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DISCOURS  PRÉLIMINAIRE. 

L a connoiflTance  des  pe/àntcurs  fjîéciffqucs  des 
différens  corps  de  la  Nature  en  eft  une  toujours  tuile, 
& fouvent  néceflaire  aux  pliyficiens.  C’eft  ce  qui  a 
déterminé  plufieurs  fàvans  à former  des  tables  de  ces 
pefànteurs , afin  qu’on  pût  y avoir  recours  au  befoin. 
La  fcience  dont  je  m’occupe  exige  cette  connoilTance 
plus  que  toute  autre  : j’ai  donc  fouvent  confulté  ces 
tables,  & fur-tout  celle  de  MulTclienbroëlc,  qui  eft 
une  des  plus  amples.  Mais  dans  plufieurs  circonftanccs . 
n’ayant  pas  eu  des  réfultats  conformes  aux  pefanteurs 
indiquées  par  ces  tables , j’y  ai  foupconné  quelques 
erreurs  ; cela  m’a  engagé  à les  examiner  plus  ferupu- 
leufemeni  : cet  examen  m’y  a fait  découvrir  plus 
d’erreurs  que  je  n’en  avois  foupçonne,  & dès -lors 
j’ai  cefte  de  les  attribuer,  comme  je  l’avois  fait  d’abord, 
à des  fautes  d’imprcfllon  ; elles  font  trop  nombreufes 
pour  cela.  Mais  connoiftànt  d’ailleurs  l’exaélitude  de 
Muftclienbrock , cela  m’a  fait  croire  qu’il  n’a  pas 
travaillé  foui  à fes  tables,  & qu’il  s’en  eft  rapporté  à 
d’autres  fur  beaucoup  d’objets , ou  du  moins  qu’il  a 
opéré  fur  de  trop  petits  volumes.  Cette  juftice,  que 
je  crois  lui  devoir , ne  rend  pas  /es  tables  plus  exaéles  ; 
& comme  j’éprouve  tous  les  jours  l’utilité  dont  elles 
peuvent  être  , je  me  fuis  déterminé  à en  former  une , 
à laquelle  j’ai  donné  le  plus  d’exaélitude  & le  plus 
d’étendue  qu’il  m’a  été  po/fible. 

Il  y a déjà  long-temps  que  j’ai  commencé  à y tra- 
vailler: j’avois  bien  penfé  que  c’étoit  un  ouvrage  de 
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longue  Iialcine  ; mais  j’avoue  que  je  ne  l’avois  pas 
cru  auflj  pc'niblc  , & exigeant  autant  de  précautions 
pour  obtenir  de  l’exaclitude.  Ces  difficultés , bien  loin* 
de  me  rebuter,  m’ont  donné  plus  d’ardeur,  «St  m’ont 
fait  prendre  tous  les  foins  que  j’ai  cru  nécefTaires  pour 
réufTir.  Le  leéleur  va  juger  des  précautions  dont  j’ai 
fait  ufage  : je  ne  crois  pas  avoir  manqué  à aucune. 
Aufli  y ai-je  employé  un  temps  confidérable  ; & cela 
ctoit  néceflâire.  Cet  ouvrage  n’avoit  jamais  été  qu’ébau- 
ché ; encore  ce  qui  en  a été  fait,  l’a-t-il  été  fi  im- 
parfaitement , qu’il  s’y  trouve  fouvent  des  erreurs 
grofTicres.  De  plus , il  efl  fouvent  diflicile  de  fàvoir 
au  jufle  quel  ell  le  corps  dont  on  parle.  Le  même 
nom  que  les  Naturaliftes  ont  donné  à diHerentes  fubf- 
tanccs , laiffe  dans  l’incertitude , lorfquc  celle  dont 
on  parle,  n’cff  défignée  que  par  ce  nom.  Dans  ce 
cas-là  j’ai  eu  foin  de  décrire  exaélement  toutes  les  fubf- 
tances  dont  j'ai  fait  ufage  ; de  manière  qu’on  fera  ffir 
de  la  nature  des  corps  dont  je  détermine  la  pefànteur. 
De  plus,  j’indique  le  lieu  où  l’on  peut  les  retrouver. 
Je  me  flatte  qu’on  trouvera  dans  l’ouvrage  que  je 
préfente  au  public , non-feulement  toutes  les  fübflanccs 
fufceptibics  d’en  faire  partie , mais  encore  une  grande 
exaélitude  dans  les  jéfultats.  Le  temps  qu'exige  un 
ouvrage  de  cette  nature , les  foins  qu’il  faut  fè  donner 
pour  fe  procurer  toutes  les  fübflanccs , <ît  i’exaélitude 
que  je  me  flatte  d’avoir  obtenue , me  font  croire  que 
cet  ouvrage  ne  fera  jamais  recommencé. 

Mon  intention  efl  de  ne  faire  entrer  dans  ces  tables 
que  les  matières  que  j’ai  éprouvées  moi-même;  mais 
toutes  celles  qui  fontfufceptibles  d’être  mifès  à l’épreuve, 
& que  j’ai  pu  me  pr<x;urer.  Toutes  mes  e.\périences 
font  faites  fiir  les  plus  gros  volumes  pofllbles,  afin  que. 
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s’il  s’y  giifle  quelques  petites  erreurs,  prefque  intvitahics 
en  pareil  cas , elles  foient  moins  /ènfibies.  Elles  font 
auflî  toutes  faites  à la  même  température,  qui  eft  marquée 
))ar  iq.  degrés  au-defTus  de  la  congélation  du  thermo- 
mètre de  Réaumur;  & j’ai  fait  en  (brte  que  la  tempé- 
rature du  lieu  où  j'opérois  ne  düicrât  pas  beaucoup  de 
celle-ct,  afin  que  celle  dont  j’avois  befoiii,  pût  de- 
meurer plus  long -temps  la  même.  J’ai  pefé  tous  les 
corps  folides  hydroftatiquement,  c’eft-à-dire,  t.^dans 
l’air  ; 2."  dans  l’eau  dillillée  ou  dans  l’eau  de  pluie , 
que  j’ai  condamment  trouvées  de  même  nature.  On 
/ait  qu’un  corps  plongé  dans  l’eau  déplace  un  volume 
d’eau  parfaitement  égal  âu  ficn  ; & qu’alors  il  perd 
une  portion  de  fon  poids  parfaitement  égale  au  poids 
du  volume  d’eau  qu’il  déplace.  On  a donc  par-là, 
i.°  le  poids  de  ce  corps;  2.*  le  poids  d’un  volume 
d’eau  parfaitement  égal  au  volume  de  ce  corps  : ces 
deux  poids  comparés  l’un  à l’autre , donnent  le  rap- 
port qu'il  y a entre  la  pe/ànteur  fpécifique  de  ce  corps 
& celle  de  l’eau,  en  failànt  cette  proportion  , dans 
laquelle  1 0000  repré/entent  la  pefantcur  fpécifique  de 
l’eau:  & l’on  dit:  le  poids- du  volume  d’eau  déplace 
par  un  corps  eft  au  poids  de  ce  corps,  comme  toooo 
e(l  à un  quatrième  terme , qui  repréfentc  la  pefanteur 
fpécifique  de  ce  corps.  Suppofons , par  exemple , un 
morceau  d’acier  pelant  73917  grains,  ou  de 

grain  : & que  ce  morceau  déplace  un  volume  d’eau 
pelant  9.^3  j grains,  ou  de  grain  : je  fais  cette  pro- 
portion: 7549  ellà  59132  comme  toooo  eft  à uti 
quatrième  terme,  que  je  trouve  être  78330  i°.  Pour 

éviter  les  fraélions  dans  l’énoncé  des  pe/anteurs  fpéci- 
fiques , je  donne  à la  fraélion  la  valeur  de  l'unité , 
lorfque , comme  dans  cet  exemple , fon  numérateur 
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furpaiïe  la  moitié  de  fbn  dénominateur  : ce  qui  donne 
pour  la  pefànteur  fpécilîque  de  cet  acier  78331.  Mais 
je  néglige  la  fraélion  & la  regarde  comme  nulle , lorf- 

3ue  Ton  numérateur  eA  moindre  que  la  moitié  de  Ton 
énominateur. 

Pour  avoir  dans  mes  ré/ultais  Pexaélitude  conve- 
nable , je  me  fuis  procuré  deux  balances  hydroflatiques 
très-exaéles , dont  les  fléaux  font  füfpendus  par  leur 
centre  de  gravité , & dans  Icfqucllcs  les  points  de  liil- 
penfion  des  balTins  font  invariables.  Le  fléau  de  la  plus 
grande  a 1 6 pouces  de  long , & trébuche  bien  fenfi- 
blcment  à j de  grain  , lor/qu’elle  eft  chargée.  Avec 
cette  balance  je  pèfe  jufqu’à  une  livre  dans  chaque 
baflln.  Je  ne  me  permets  pas  de  la  charger  davan- 
tage , de  peur  de  6ire  plier  le  fléau , ou  d’occafionner 
trop  de  frottement  à l'axe  ; ce  qui  diminueroit  fà  mo- 
bilité. Le  fléau  de  la  plus  petite  u'a  que  6 7 pouces 
de  long  ; malgré  cela  il  trébuche  fenfiblement  à 7^  de 
grain.  Je  ne  le  charge  jamais  de  plus  de  deux  onces  dans 
chaque  baflln  ; ainu  cette  balance  cfl  deflinée  à pefer 
les  matières  qu’on  ne  peut  fe  procurer  qu’en  petit 
volume  ; & la  grande  fcrt  à pefer  toutes  celles  qu’on 
peut  avoir  en  plus  gros  volume.  Je  me  fuis  auflj  fervr 
d’une  troifième  balance , appartenant  à l’Académie , 
qui,  quoiqu’elle  puiffe  être  chargée  de  fix  livres  en 
chaque  baflln,  trébuche  cependant  à des  portions  de 
grain. 

Pour  pe/êr  les  liqueurs , je  me  fers  d’aréomètres  de 
verre  de  la  même  forme  que  celui  de  Fahrenheit  , 
c’eft-à-dire,  dont  la  tige  , qui  eft  fort  courte,  eft  fur- 
montée  d’un  petit  baflln  propre  à recevoir  des  poids 
étalonnés  avec  la  plus  grande  exaéliiude.  Je  me  fuis 
afluré  du  poids  de  chaque  inflrument;  & en  le  chargeant 
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tic  nouveaux  poids , je  le  fais  enfoncer  toujours  de  la 
meme  quantité  dans  toutes  les  liqueurs , c’ell-à-dire , 
jufqu’à  un  petit  grain  d’émail  placé  fur  la  tige.  De 
cette  manière  j’opère  toujours  fur  des  volumes  égaux  ; 
& la  différence  des  poids  me  donne  celle  des  pefàn- 
teurs  fpécifiques:  car  l’on  fait  que  la  pefanteur  fjïé- 
cilîque  d’un  corps  eft  le  poids  qu’il  pè/è  fous  un 
volume  déterminé  ; & que  les  pefanceurs  ij)écilîques  de 
différens  corps , comparées  cntr’elles  , font  toujours 
proportionnelles  aux  poids  que  pèfent  des  volumes 
égaux  de  ces  fubllances. 

On  courroit  rifque  de  iàire  £iire  la  bafcule  à un 
aréomètre  qui  foroit  trop  chargé  par  le  haut  : par 
exemple,  un  aréomètre  affez  léger  pour  n’étre  pas 
fubmergé  dans  une  liqueur  peu  denfe , comme  l’efpric- 
de-vin , exigeroit  une  très  - grande  addition  de  poids 
pour  s’enfoncer  de  la  meme  quantité  dans  une  liqueur 
très-denfe , comme  les  acides  concentrés  ; ce  qui  feroit 
remonter  de  beaucoup  fon  centre  de  gravité,  & lui 
feroit  faire  la  bafcule.  Le  même  inllrument  ne  peut 
donc  pas  fervir  pour  éprouver  toutes  les  liqueurs.  C’eft 
pourquoi  je  m’en  fuis  procuré  plufieurs , dont  deux  ^ 
de  dirtërens  volumes,  me  fervent  à éprouver,  depuis 
l’eau  inclufivement , ju/qu’aux  liqueurs  les  plus  légères 
exclufivement  ; un  autre  qui,  fans  addition  de  poids, 
s’enfonce  dans  l’eau  prefque  jufqu’à  fà  tige,  fort  à 
éprouver  les  liqueurs  plus  pefantes  que  l'eau  , excepté 
quelques  - unes  , qui  , comme , par  exemple  , l’acide 
vitriolique  concentré , ont  une  pefanteur  fpécihque  à 
peu-près  double  de  celle  de  l’eau.  Pour  celles-ci,  ainlî 

3ue  pour  les  plus  légères , j’ai  d’autres  aréomètres , 
ont  la  tige  & le  centre  du  baffin  font  percés.  Moyen- 
nant cela,  les  poids  dont  je  les  charge  paffent  ^ns 
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leur  partie  inferieure , & ils  demeurent  toujours  droits. 
Cela  exige  feulement  une  opération  de  plus , fàvoir , 
de  repefèr  à chaque  fois  l’inflrument , avec  tout  ce 
que  je  lui  ai  ajouté  , pour  le  faire  enfoncer  de  la 
quantité  requifc. 

Je  ne  fais  entrer  dans  cet  ouvrage  que  les  fubftances’ 
minérales  & les  fluides , parce  qu’il  n’y  a que  ces  ma- 
tières dont  la  pelàntcur  foit  conftante , comme  l’expé- 
rience me  l’a  appris.  Celles  du  règne  végétal  varient 
confidérablement  de  pefàiueur.  Il  y a de  la  différence 
entre  celle  du  bois  vert  & du  bois  fêc , du  bois  jeune. 
& du  bois  vieux,  du  cœur  & de  l’obier,  &c.  J’excepte 
même  dans  le  règne  minéral  les  terres  & les  fèls  ; les’ 
premières  parce  que , fitôt  qu’on  les  plonge  dans  l’eau , 
elles  s'y  divifent  ; &l  les  derniers  parce  qu’ils  s’y  dif- 
folvent. 

Je  divife  le  règne  minéral  en  trois  claffes  ; la  première 
comprend  les  Suh/Ianccs  métalliques  : la  féconde  , les 
Pierres  : & la  troifième , les  Matières  injiammables. 

La  première  clafle,  celle  qui  comprend  les  Snhjlances 
métalliques , fe  divifè  en  deux  ordres  : le  premier  con- 
tient les  métaux  ; & le  fécond  les  demi  - métaux.  Le 
premier  ordre  cfl:  compofé  de  deux  chapitres , dont  le 
premier  traite  des  métaux  parfaits  ; &.  le  fécond , des 
méuux  imparfaits.  Le  fécond  ordre  efl  auffi  compofé 
de  deux  chapitres , dont  l’un  comprend  les  demi-mé-! 
taux  folides  ; & l’autre , les  demi-métaux  fluides. 

La  fécondé  claflè , celle  qui  comprend  les  Pierres , 
efl  divifée  fuivant  la  méthode  de  M.  Daubenton  , 
comme  je  le  dirai  ci -après  , c’eft-à-dire,  en  quatre 
ordres.  Le  premier  comprend  les  pierres  qui  ont  le 
degré  de  dureté  néceffaire  pour  étinceler  par  le  choc 
du  briquet:  le  fécond,  les  pierres  tendres  qui  ne^fonc 
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point  (J’effcrvefcence  avec  les  acides  ; le  troifième , 
les  pierres  qui  font  efrervcfcence  avec  les  acides  : & le 
quatrième  , les  matières  produites  par  le  feu.  Le  pre- 
mier ordre  eft  compofé  de  cinq  cliapitres,  dont  le 
premier  traite  <les  pierres  précieufes  : le  fécond  , des 
quartz  : le  troifième , des  pierres  chatoyantes  : le  qua- 
trième , des  pierres  dures  demi  - tranfparentes  : &.  le 
cinqiiième,  des  pierres  dures  opaques.  Le  fécond  & le 
troifième  ordres  ne  font  compofés  que  de  chacun  un 
chapitre.  Et  le  quatrième  ordre  en  contient  deux,  dont 
l’un  traite  des  matières  produites  par  le  feu  naturel  ; & 
l’autre , des  matières  produites  par  le  feu  des  four- 
neaux. 

La  troifième  clafTe,  celle  qui  comprend  les  Matières 
injlammahles , ne  fè  divife  qu’en  deux  chapitres,  dont 
le.  premier  traite  des  foufres  ; & le  fécond  des  bitumes. 

Je  divife  les  Fluides  en  deux  ordres.  Le  premier 
comprend  les  ik|tteur&  ; & le  fécond  , les  fluides  aéri- 
formes.  Les  liqueurs  font  elles -mêmes  divifëes  en  fix 
chapitres , dont  le  premier  traite  des  liqueurs  aqueufès  : 
le  fécond,  des  liqueurs  fpiritueufes : le  troifième,  des 
liqueurs  acides  : le  quatrième , des  liqueurs  aikalines  : 
le  cinquième , des  liqueurs  huileufès  : & le  fixième , 
des  liqueurs  animales.  On  trouvera  ci-après  des  tables, 
qui  préfenteront  aux  yeux  du  ledeur  ces  ordres  mé- 
tliodiques. 

. J’ai  dit  ci-defTus  que  j’ai  comparé  les  pefânteurs 
fbétifiques  de  toutes  ces  fubflances  à celle  de  l’eau 
de  pluie  ou  de  l’eau  difliilée,  de  laquelle  je  fuppofe 
que  le  pied  cube  pèfê  70  livres  : & je  fuppofe  tou- 
jours que  le  volume  d’eau  qui  fert  de  terme  de  com- 
paraifon,  pèfè  10000. 

L’eau  de  pluie  dont  il  faut  fe  fèrvir  en  pareil  cas , 


n'eft  pas  celle  qui  a pafle  par-cIeiTus  les  toits;  cllé 
n'eft  pas  pure  à beaucoup  près.  Pour  l’avoir  dans  l’état 
de  puretc  convenable . il  faut  la  recevoir  immédiate- 
ment du  nuage,  dans  de  grands  valcs  ifblés,  de  fayence 
ou  de  verre;  & la  lailTer  enluite  pendant  quelque  temps 
expoféc  à l’air,  afin  qu’elle  perde  les  matières  volatiles 
(qu’elle  peut  contenir.  Il  faut  même  , pour  plus  grande 
lureté , ne  pas  faire  u/àge  de  celle  de  la  première 
ondée  qui  tombe  : après  un  certain  temps  de  féche- 
refle , elle  eft  fûrement  moins  pure  que  celle  des 
ondées  fuivantes.  A l’égard  de  l’eau  difiillée , il  fiiut 
faire  ufage,  de  préférence  , de  l’eau  de  rivière,  que 
l’on  didille  au  bain-marie  : s’il  palTc  dans  la  didillation 
quelques  matières  étrangères  , elles  feront  volatiles  , & 
fè  difijperont  aifément , en  lailTant  pendant  quelque 
temps  l’eau  didillée  expofée  à l'air:  ce  qui  demeurera 
fera  de  l’eau  pure. 

Je  crois  devoir  avertir  que  je  n’ai  déterminé  la 

f»e/ânteur  /pécifique  de  ces  dilférens  corps , qu’après 
’avoir  éprouvée  plufieurs  fois  fur  le  même  morceau , 
& même  fiir  plufieurs  morceaux  dificrens  , lorfque 
j’ai  pu  m’en  procurer.  Et  je  n’ai  regardé  le  réfultat 
comme  exaéb , que  lorfque  ces  différentes  épreuves  ou 
ne  m’ont  point  donné  de  différences,  ou  m’en  ont 
donné  de  fi  petites,  que  j’ai  cru  pouvoir  les  négliger. 

Pour  connoître  la  pefanteur  fpécifique  des  diffé- 
rentes fubflances , d’après  le  poids  trouvé  de  ces  corps, 
comparé  au  poids  d'un  volume  d’eau  égal  au  volume 
de  CCS  corps , il  faut  réduire  ces  poids  en  grains , & 
même  en  fradion  de  grain.  Pour  abréger  ce  travail 
au  leéleur , je  joins  ici  une  table , qui  le  rend  très- 
facile  & peu  fufc^tible  d’erreur  ; puifqu’il  n’y  a 
qu’une  addition  à faire.  Cette  table  donne  le  nombre 

de 
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de  grains  qui  fe  trouvent  en  chaque  poids  de  mai*c, 
jufqua  lo  livres. 


encci*  gros 
O.  1 
O.  2 
O.  3 
O.  4 
O.  J 
O.  6 
O,  7 
I . O 
2.  O 

3*‘ 

4.. .. 

5 

(S.... 

7  

8  

51.. . . 


griini. 

7i- 


144. 

2 I 6. 

288. 

360. 

432. 


504. 

576. 

1152, 

1728. 

2304. 

2880. 

34j<î. 

4032. 

4608. 

5184. 


lÎTiw.  «acn.  gio».  pilai, 

0.  10.  O.  . . . 5760. 

11  ^33^- 

12  6912. 

>3 7+88' 

14 8o<>4. 

I ; 8640. 

1 . O ^216. 

2  18432. 

3  2764S. 

4  36864. 

4#o8o. 

^ îîi9<J. 

7  <Î4Î'2. 

8  73728. 

C2944. 

■° 92160. 


La  pelânteur  fpécifique  d’un  corps  étant  une  fois 
connue , on  cil  bien  aife  de  /avoir  quel  e/l , en  con- 
féquencc  , le  poids  du  pied  cube,  ainfi  que  du  pouce 
cube  de  ce  corps.  Le  calcul  ne  lai/Tc  pas  que  d'en  éire 
long.  Je  donne  ici  un  moyen  de  l’abréger  conCdé- 
rablement , en  fai/ànt  ufage  des  deux  tables  fuivantes.  . 


Table  pour  le  pied  cube. 


lirm. 

gros. 

gnÎM. 

700. 

2. 

70. 

2. 

7- 

2. 

0. 

1 1. 

I . 

43,2000. 

2. 

0. 

1 • 

0. 

69, 1 200. 

2. 

0. 

0. 

0. 

^4»î  < 10. 

2. 

livre*. 

1400. 

140. 

>4* 

eocei. 

gro*. 

gruau 

1 . 

6, 

3- 

I 4,4000, 

0. 

2. 

1. 

66,24001 

0. 

0. 

1 • 

b 

J7,0J40. 
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Table  pour  le  pied  cube. 


iivrtSf 

cfKes. 

{rot. 

(raini. 

lÎTres. 

ooce*. 

po*. 

(nîM. 

3 • 

Z 1 0. 

7- 

490. 

3- 

21. 

7- 

49. 

3- 

2. 

I. 

4- 

57,^000. 

7- 

4- 

>4- 

3- 

14,4000. 

3- 

0. 

3- 

2. 

6), 1600. 

7- 

0. 

7- 

6, 

5 1 ,8400. 

3- 

0. 

0. 

2. 

49,  J 3 60. 

7- 

0. 

0. 

6. 

19.5840. 

4- 

280. 

8. 

560. 

4- 

28. 

8. 

56. 

4- 

2. 

I 2. 

6. 

28,8000. 

8. 

5- 

9- 

4- 

57,6000. 

4- 

O. 

4- 

3- 

60,4800. 

8. 

0. 

8. 

7- 

48,9600. 

4- 

0. 

0. 

3- 

42,0480. 

8. 

0, 

0. 

7- 

12,0960. 

5- 

3 50- 

9- 

630. 

5- 

9- 

63. 

• 

î- 

3- 

8. 

9- 

6. 

4- 

6. 

28,8000. 

5- 

0. 

5- 

4- 

57,6000. 

y- 

0. 

I 0. 

0. 

46,0800. 

5- 

0. 

0. 

4- 

34,5600. 

9- 

0. 

. 

0. 

4,6080. 

6. 

420. 

6. 

42. 

6. 

4- 

3- 

. 

43,2000. 

6. 

0. 

■6. 

î- 

54,7200. 

6. 

0. 

O. 

5- 

27,0720. 

Alanîère  de  faire  ufage  de  la  table  précédente. 

L A pefànteur  fjjécifique  de  l’eau  eft  défignée  par 
loooo:  & le  poids  du  pied  cube  d’eau  eft  70  livres. 
D’où  il  fuit  que  le  cinquième  chiffre,  en  allant  de 
droite  à gauche,  vaut  70  livres,  s’il  n’eft  que  l’unité; 
& qu’il  vaut  autant  de  fois  70  livres  qu’il  défigne 
d’unités.  Il  eft  clair  que  le  quatrième  chiffre,  s’il  défigne 
le  meme  nombre  d’unités  , ou  le  même  chiffre  placé 
au  quatrième  rang , ne  vaut  que  la  dixième  partie  de  ce 
que  vaut  le  cinquième  ; & ainfi  des  autres.  La  valeur 


Digitized  by  Google 


PRÉLIMINÀtRE.  xj 

de  chacun  de  ces  chiffres , quels  qu’ils  fbient , & à 
quelque  rang  qu’ils  foient  fitués , cft  donnée  par  cette 
table.  Suppofons  donc  que  la  pe/ànteur  fpécifîque  d’un 
corps  foit  exprimée  par  279 1 3 ; pour  avoir  le  poids 
du  pied  cube  de  ce  corps  , on  prendra  dans  la  table 
la  valeur  de  chacun  de  ces  chiffres,  & l’on  en  fera 
l’addition,  de  la  manière  fuivante. 


livre*. 

once*. 

grw. 

gtÜM, 

a. 

1 40. 

7- 

49- 

9- 

6. 

4- 

6. 

28,8000. 

I. 

0. 

1. 

0. 

6p,I20O. 

3- 

0. 

0. 

2. 

49,53^0, 

*95- 

6. 

2. 

3,4560. 

Cette  fomme  eft  le  poids  du  pied  cube  de  ce  corps. 
Lorfque  les  décimales  valent,  comme  dans  cet  exemple, 
moins  que  la  moitié  de  1 0000,  je  les  néglige  : & fi  elles 
valent  plus  que  cette  moitié,  je  les  prends  pour  i grain. 
Par-là  j’évite  les  fraélions;  & je  donne  le  poids  du 
pied  cube  à moins  de  7 grain  près. 

Si  la  pelànteur  fpécifîque  d’un  corps  cft  exprimée 
par  fix  chiffres,  comme  dans  cet  exemple,  210417, 
celui  du  fixième  rang,  allant  de  droite  à gauche,  vaut 
dix  fois  autant  qu’il  vaudroit  s’il  n’étoit  qu’au  cinquième 
rang  ; c’eft-à-dire , qu’il  vaut  autant  de  fois  700  livres 
qu’il  défigne  d’unités  ; le  2 vaut  donc  ici  1 400  livres , 
& les  autres  comme  ci-deffus. 


xi; 
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0 V R 

J 

Table  pour  le  pouce 

cube. 

p«i. 

Ifriifi». 

oac  gro». 

grtrn*. 



6. 

3- 

^'.3  3 3 J- 

1 

O. 

5- 

' 3.3  3 3 3- 

6 

■ 3-  7. 

8,0000. 

!•••.. 

O. 

O. 

37.3  3 3 3- 

6 

0.  3. 

8,0000. 

2 

0. 

0. 

3.7333- 

6 

0.  0. 

21,4000. 

1 

0. 

0. 

0.3733- 

6 

0.  0. 

2,2400. 

1 

O. 

0. 

0.037J. 

6 

0.  0. 

0,2240. 

2 

1 2. 

7- 

^o,666y. 

2 

1. 

2. 

a.6,666y. 

7 

4-  4- 

«'.3  33  3- 



O. 

1. 

1,6667, 

7 

0.  3. 

45.3  333- 

2 

0. 

O. 

7,4667. 

7 

0.  0. 

16,1 533. 

** 

0. 

0. 

0,7467. 

7 

0.  Cl 

2,6133, 

2 • . . • • 

O. 

O. 

0,0747. 

7 

0.  0. 

0,26 1 3. 

3 

I, 

7* 

40,0000, 

S 

5.  I. 

34,6667. 

3 

0. 

I. 

40,0000. 

8 

0.  4. 

1 0,6667. 

3 

O. 

O. 

1 1,2000. 

8 

0.  0: 

29,8667. 

•y  . 

J • • • • • 

O. 

0. 

1,1  200. 

8 

0.  0. 

2,9867. 

3 

O. 

O. 

0,1  1 20. 

8 • . • • « 

0.  0. 

0,2987. 

4 

2. 

4- 

53.3333- 

9 

5.  6. 

48,0000. 

4 

O. 

2. 

5.33  33- 

9 

0.  4, 

48,0000, 

4 

0. 

O. 

•4.9333- 

9 

0.  0. 

33,6000. 

4 

O. 

O.- 

'.4933- 

^ « . . • • 

0.  0. 

3,3600. 

4 

O. 

0. 

0,1493. 

9 

0.  0. 

0,3360. 

5 

3- 

] , 

66,6667, 

5 

O. 

2. 

42,6667. 

î 

0. 

0, 

1 8,6667. 

5 

O. 

0^ 

1,8667, 

5 

0. 

O. 

0,1  867. 
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Manière  de  faire  ufage  de  la  table  précédente. 

La  pefantcur  fpécifique  de  l'eau  cfl  défignée  par 
I oooo  : & le  poids  du  pouce  cube  d’eau  elî  5 gros 
13  j grains,  ou  5 gros  13.33 3 J grains.  D’où  il  fuit 
que  le  cinquième  chiffre , en  allant  de  droite  à gau- 
che, vaut  y gros  13,3333  grains,  s’il  n’ell  que 
l’unité;  & qu’il  vaut  autant  de  fois  y gros  13,3333 
grains,  qu’il  défigne  d’unités.  11  efl  clair  que  le  même 
chiffre  place  au  quatrième  rang,  ou  le  quatrième 
chiffre , s'il  défigne  le  même  nombre  d’unités,  ne  vaut 
que  la  dixième  partie  de  ce  que  vaut  le  cinquième  ; & 
ainfi  des  autres.  La  valeur  de  chacun  de  ces  chiffres,  quels 

3u’ils  foient,  & à quelque  rtng  qu’ils  foient  fitués,  eft 
onnée  par  cette  table.  Suppofons  donc  que  la  pelànteur 
fpécifique  d’un  corps  foit  exprimée  par  72914:  pour 
avoir  le  poids  du  pouce  cube  de  ce  corps , on  prendra 
dans  la  table  la  valeur  de  chacun  de  ces  chiffres , & 
l'on  en  fera  l’addition  de  la  manière  fuivante. 


«ne. 

gros. 

gnim. 

7 

4- 



0. 

1 . 

2,66^7. 

9. . — 

0. 

0. 

3 3,6000. 

I • « • • • . 

0. 

0* 

°>3733- 

+ 

0, 

0. 

0,1493. 

4- 

5- 

58,1  226. 

Cette  fomme  eft  le  poids  du  pouce  cube  de  ce 
corps.  Lorfque  les  décimales  valent,  comme  dans  cet 
exemple,  moins  que  la  moitié  de  1 0000,  je  les  néglige  : 
& fi  elles  valent  plus  que  cette  moitié,  je  les  prends  pour 
I grain.  Par-là  j’évite  les  fraélions  ; & je  donne  le  poids 
du  pouce  cube , à moins  de  f grain  près. 

Si  la  pelànteur  fpécifique  d’un  corps  eft  exprimée 
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par  fix  chifTrcs,  comme  dans  cet  exemple,  174865, 
celui  du  fixième  rang , allant  de  droite  à gauche , vaut 
dix  fois  autant  qu’il  vaudroit , s’il  n’ctoit  qu’au  cin- 
quième rang , comme  cela  cft  indiqué  par  la  table. 
Il  n’y  aura  jamais  que  le  i ou  le  2 qui  pourront  fe 
trouver  au  fixième  rang. 

La  plupart  des  fubftances  du  règne  minéral  que  j’ai 
inifcs  à l’épreuve , font  partie  du  Cabinet  du  Roi , & 
m’ont  été  fournies  par  M.  Daubenton,  de  l’Académie 
royale  des  Sciences,  Garde  & Démonftrateur  de  ce 
Cabinet.  J’en  donne  la  defeription,  afin  qu’on  puifTc 
aifement  les  retrouver,  & répéter  mes  expériences, 
fi  on  le  juge  à propos.  J’ai  auïïi  indiqué  les  autres 
cabinets , & les  perfonnes  qui  m’ont  procuré  ou  fait 
procurer  les  autres  objets. 

Il  eft  à propos  d’obferver  ici  que , pour  obtenir 
l’cxaélitude  requife,  il  faut  nécelTairemcnt , i.°  s’afiurer 
<ju’il  n’y  a aucune  cavité  intérieure  dans  les  corps  que 
r on  éj)rouve  ; s’il  y en  avoit , cela  les  feroit  paroître 
plus  légers  qu’ils  ne  le  font  réellement  ; car  dans  ce 
cas  ils  perdroiçnt  dans  l’eau  une  plus  grande  portion 
de  leur  poids.  2.”  Il  faut  faire  en  forte  que  leur  furface 
foit  bien  propre , & que  les  particules  d’air  qui  y 
adhèrent  naturellement,  s’en  détachent  aifément  en 
les  plongeant  dans  l’eau  ; fans  quoi  ils  dcplaceroient 
un  volume  d’eau  plus  grand  que  le  leur.  Pour  cela  il 
faut,  avant  de  les  pefer  dans  l’eau,  enduire  leurfurlàce 
de  la  même  eau  ; & avec  une  ]>etite  broffe  en  déta- 
cher toutes  les  bulles  d’air.  3.“  Il  faut  que,  lorfqu’on 
les  pefe  dans  l’eau,  ils  pendent  bien  librement  au  milieu 
de  l’eau,  & qu’ils  ne  touchent  en  aucune  façon  les 
parois  intérieures  du  vafè  ; ce  qui  occafionneroit  des 
frottemens  qui  nuiroient  au  parfait  équilibre. 


Digitized  by  Google 


préliminaire.  XV 

Il  faut  apporter  les  mêmes  attentions  pour  l 'aréo- 
mètre , lorfqu’on  s’en  fert  pour  pefer  les  liqueurs  ; il 
faut  donc  qu’il  foit  bien  propre  ; que  la  liqueur  y 
adhère  par-tout;  qu’il  foit  plongé  bien  perpendiculai- 
rement ; & qu’il  ne  touche  le  vafe  en  aucun  endroit  ; 
& il  ne  faut  jamais  manquer  de  le  bien  elTuyer , lorf- 
qu’on le  fait  palTcr  d’une  liqueur  dans  une  autre. 

Parmi  les  corps  folides,  il  y en  a qui  font  plus 
légers  que  l’eau , & qui  par  conféquem  y fumagent. 
Mais  pour  les  peler  hydroftatiquement , il  eft  nccelTaire 
de  les  6ire  plonger  en  entier  dans  l’eau,  afin  qu’ils 
déplacent  un  volume  d’eau  parfaitement  égal  au  leur  ; 
on  y parvient  en  leur  joignant  des  corps  alTez  pelàns 
pour  les  obliger  à s’y  plonger.  Cette  addition  de 
poids  ne  change  rien  au  réfultat,  pourvu  qu’on  con- 
noilTe  la  valeur  de  ces  poids , & de  plus  les  poids  des 
volumes  de  liqueur  déplacés  par  ces  poids  ; & qu’on 
ne  tienne  pas  compte  de  ces  quantités , en  les  retran- 
chant avant  de  calculer  la  pefanteur  Ipccifique  des 
corps  qu’on  éprouve. 

J’ai  dit,  page  tfo , qu’ayant  confulté  M.  le  comte 
de  Buffon  fur  le  pouvoir  réfringent  des  pierres  , il 
m’a  dit  n’en  avoir  trouvé  que  neuf;  lavoir,  le  diamant, 
le  rubis  oriental , le  rubis  fpinclle , le  rubis  balais , la 
vermeille  , le  girafol , la  topaze  orientale  , le  làphir 
oriental  & le  Ijiath  pelant,  qui  ne  caulâlTent  aux  rayons 
de  lumière  qu’une  feule  réfraélion  ; & que  toutes  les 
autres  pierres  leur  en  caulbient  une  double.  Depuis 
ce  temps  - là  j’ai  obfervé  toutes  les  pierres  fous  cet 
afpefl;  & j’ai  trouvé  que  l’obfcrvation  de  M.  de  Buffon 
étoit  exaéte,  fi  l’on  en  excepte  une  feule  efpècc , qui 
cil  le  fpath  pefant , auquel  j’ai  trouvé  une  double 
réfraélion  bien  marquée , & à la  place  duquel  il  faut 
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mettre  le  fpath  fluor , qui  n’en  caufè  certainement 

qu’une. 

Ce  caradlère , joint  à la  pelànteur , à la  dureté  & à 
la  couleur,  donne  un  moyen  fur  & commode  de  con- 
noîirc  promptement  fi  une  pierre  eft  orientale  ou  non. 
Qu’on  regarde  un  objet  un  peu  éloigne  au  travers  dè 
l’angle  d’une  pierre;  fi  par  une  feule  face  de  cette 
pierre  on  voit  une  double  image  de  cet  objet,  elle 
n’efl:  ïïirement  pas  orientale.  Mais  fi  par  cette  feule 
face  ou  ne  voit  qu’une  feule  image  de  cet  objet, 
cette  pierre  eft  certainement  orientale  , à moins  que 
ce  ne  foit  un  fpatli  fluor  ou  un  verre  fadice  ; mais  fon 
defaut  de  dureté  le  fera  reconnoître  fur  le  champ  ; car 
on  pourra  le  rayer  avec  la  pointe  d’un  couteau , ce 
qu’on  ne  pourroit  faire  à une  pierre  orientale  ; enfuite 
fà  couleur  déterminera  fon  efpèce.  Il  eft  bien  vrai  qu’il 
y a des  diamans  colorés  ; mais  la  diffcrencc  de  leur 
pe/ânteur  fjaécifique  avec  celle  des  autres  pierres  orien- 
tales eft  fi  marquée , qu’on  ne  peut  pas  s’y  méprendre. 
La  plus  légère  de  toutes  les  pierres  orientales  eft  le 
diamant:  & la  refradion  le  fera  diftinguer  des  autres 
pierres  qui  auroient  la  même  couleur  que  lui , & qui 
ne  feroient  pas  orientales.  La  pcfânteur  fpécifique  ne 
fufliroit  pas  pour  cela,  car  il  y a des  pierres  colorées  qui 
ont  une  pefanteur , à peu  de  chofè  près  , égale  à celle 
des  diamans  colorés.  Tels  font  le  diamant  couleur  de 
rofe  & le  rubis  du  Brefil;  le  diamant  jaune  & la  topaze 
du  Brefil  ; le  diamant  bleu  & le  béryl.  Mais  tous  ces 
diamans  ne  caufent  à la  lumière  qu’une  foule  réfrac- 
tion ; & ces  autres  pierres  lui  en  caufent  deux.  Il  fora 
donc , par-là , bien'  aifé  de  les  connoître. 

Pour  rendre  cette  connoiffance  encore  plus  aifée 
au  ledeur  , je  joins  ici  'la  lifle  des  pierres  colorées, 

avec 
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avec  Jeur  pefanteur  fpéci*fique  & leur  réfradion  fimple 
ou  double.  On  verra  qu’il  n’y  en  a pas  deux,  dont 
l’une  /bit  orientale  & l’autre  non  - orientale , qui  aient 
la  même  couleur , la  meme  pe/ànteur  & la  meme 
rcfraêlion. 


Pierres  rouges  if  violettes. 


Diamant  couleur  de  rote 

Rubis  orienial 

Rubis  (pinelle 

Rubis  balais 

Rubis  du  Brefil ^ 

Vermeille 

Giralbl 

Jargon  de  Ceylan 

Jlyacinibe 

Grenat  de  Bohème 

Grenat  Sirien 

Aine'ihyde 

Améthyfle  de  Cartagène . . . 

Faux  Rubis 

FauBè  Amcthylle 

Fau/Iè  Amcthy/le  de  Cartagène. . 

Pierres  jaunes. 


1 Pesanteur 

RiPRACTlOM. 

3J3>o- 

Simp'e. 

+1833. 

Simple. 

37600. 

Simple. 

36458. 

Simple. 

3 53  «'- 

Double. 

42299. 

Simple. 

40000. 

Simple. 

44161. 

Double. 

36873. 

Double. 

41888. 

Double. 

40000. 

Double. 

2^33  5- 

Double. 

26570. 

Double. 

31511. 

Simple. 

J’757- 

Simple. 

3 '837. 

Simple. 

Diamant  orangé 

Diamant  jaune ' 

Topaze  orientale 

Topaze  du  Brefil 

Topaze  de  Saxe 

ChryfoUie  des  Joailliers 
Chryfoliie  du  Brefil. . . 
Topaze  de  Bohème...  . 
Faullè  Topaze 


35500. 

Simple. 

35185. 

Simple. 

4O106. 

Simple. 

35365. 

Double. 

35640. 

Double. 

27821. 

Double. 

26p23. 

Double. 

26542, 

Double. 

30^67. 

Simple. 

c 
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Pierres  bleues. 
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Diamant  bleu 

Saphir  oriental 

Saphir  du  Puy 

Saphir  du  Brefil 

Aigue-marine  orientale  ou  Béryl 

Aigue-marine  occidentale 

Saphir  d’eau 

Faux  Saphir 

Fauflc  Aigue-marine 


PESASTEoa. 

RifBACTtort. 

35*54- 

Simple. 

3994'- 

Simple. 

40769. 

Simple. 

3!3°7- 

Double. 

3548p. 

Double. 

27227. 

Double. 

25813. 

Double. 

31688. 

Simple. 

3 1 820. 

Simple. 

'Pierres  vertes. 


15218. 

Simple. 

Simple. 

Double. 

40615. 
277  Ç 

3'  5 5 5- 
33548. 

345*9- 

31817. 

Double. 

Double. 

Double. 

Simple. 

Pierres  qui  ne  caufent  à la  lumière  qu’une 
feule  réfraâion. 


Diamant. 

Rubw  oriental. 
Rubis  balais. 
Rubis  fpinelle. 
V ermeille. 


Girafol. 

Topaze  orientale. 
Saphir,  oriental. 
Spath  fluor. 


Il  faut  joindre  à ces  neuf  pierres  tous  les  verres 
lâdices  ou  ceux  qui  font  le  produit  de  l’art , qui , de 
meme  que  ces  neuf  pierres,  ne  caufent  à la  lumière 
qu’une  feule  refrailion. 
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PRÉLIMINAIRE.  xix 

Quelques  Pliyficiens  ont  cru  que  je  m’etois  trompé , 
en  attribuant  à la  platine  purilïcc  un^  pefanteur  fpéci- 
fique  plus  grande  que  celle  de  l’or.  Bien  loin  d’avoir 
donne  dans  cette  erreur , j’ai  peut-être  donné  dans 
l’erreur  contraire,  c’ell-à-dire,  que  j’ai  peut-être  attribué 
à la  platine  purifiée  une  pefanteur  fpécifique  moindre 

3ue  celle  qu  elle  a réellement.  Car,  depuis  l’impreffion 
e cet  article,  M.  Tillet,  de  l’Académie  des  Sciences, 
m’a  fourni  une  petite  lame  de  la  platine  purifiée  avec 
laquelle  on  a fait  à Paris  des  vafes  pour  le  Roi  d’Efpagne. 
Cette  lame,  que  M.  Tillet  conferve  précieufèmcnt , 
a été  pafTée  au  laminoir;  ce  qui  lui  a fait  éprouver 
une  très-forte  compreffion.  Elle  pèfe  8o  grains  : elle 
a perdu  dans  l’eau  difiiiice  3 | grains  ; ce  qui  donne  pour 
fa  pefanteur  fpécifique  220690,  plus  grande,  comme 
on  peut  le  voir,  que  celle  de  la  platine  pafTée  par  la 
filière,  que  je  n’ai  trouvée  que  de  210^.17.  Le  lami- 
noir a-t-il  plus  fortement  comprimé  la  platine , que 
ne  l'a  fait  la  filière  \ Le  pouce  cube  de  la  platine  auffi 
fortement  comprimée  que  celle  .qui  a fervi  à mon 
épreuve  , peferoit  donc  i q.  onces  2 gros  3 i grains  ; & 
le  pied  cube  1 livres  i 3 onces  2 gros  17  grains. 

La  pefanteur  fpécifique  de  différens  morceaux  de 
platine,  différemment  comprimes,  doit  varier  comme 
la  compreffion  qu’ils  ont  éprouvée  : mais  cela  ne  doit 
pas  faire  croire  que  la  pefanteur  fpécifique  crue  j’ai  attri- 
buée à la  platine  purifiée  fimplcment  fondue , ne  foit 
pas  exaéle.  Je  fuis  feulement  ficlié  de  n'en  avoir  eu 
qu’une  fi  petite  quantité  : le  morceau  qui  m’a  fervi  ne 
pcfoit  que  grains.  Une  plus  groffe  maffe  donne- 
roit  plus  de  confiance  dans  l’exaditude  du  réfultat. 
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PESANTEUR  SPÉCIFIQUE 
DES  C O R P S/  S 


RÈGNE  MINÉRAL. 

Le  règne  minéral  comprend  touj  les  corp  qui  (ê 
trouvent  dans  le  fein  de  la  Terre  ou  à fa  furface.  Je 
ne  puis  pas  parler  de  tous  dans  cet  Ouvrage,  parce  qu’il  y 
en  a plulieurs  qui  ne  font  pas  fulceptibles  d’étre  pefes  hydroF 
tatiquement;  foit  parce  qu'ils  font  folubles  dans  i’eau , tels 
que  les  JeU  ; Ibit  parce  qu’ils  s’y  divifent  auflitôt  qu’on  les 
y plonge,  comme  les  terres.  Je  divife  donc  en  trois  ClalTes 
les  matières  qui  peuvent  le  prêter  i mes  expériences.  Dans 
la  première , je  comprends  les  Subflances  métalliques  ; dans 
la  fécondé,  les  Pierres;  & datts  la  troifième , les  Matières 
inilammables, 


a 


Pesanteur  spécifique 


PREMIERE  CLASSE. 

Suhjlances  Métalliques. 

Les  (ùbdances  métalliques  en  général  lônt  des  corps  pelàns 
qui  ont  la  propriété  d'entrer  en  fulion  au  feu , où  ils  acquièrent 
de  l'éclat.  Ils  le  durcidènt  enfuite  à l’air  & prennent  à la 
partie  fupérieure  une  furface  convexe. 

Je  divife  ces  fubüance/en  deux  ordres;  dans  le  premier 
font  compris  les  métaux , & dans  le  fécond  les  demi-métaux. 

Dans  toutes  les  épreuves  que  j’ai  faites  fur  ces  fubilancas, 
j’ai  poulie  l'exaéliiude  jufqu'à  de  grain  : ainfi  les  poids 
que  j’ai  indiqués  dans  mes  expériences,  font  à moins  de 
rî  de  grain  près. 

ORDRE  I.*' 

Métaux. 

Les  métaux  forment  un  ordre  de  fùbllances  dont  il  paroit 
qu’il  e(l  le  plus  important  de  connoître  les  pefanteurs  fpéci- 
nques.  Ib  lônt  d’un  fi  fréquent  ufâge  dans  le  Commerce,  & 
font  employés  dans  les  Arts  de  tant  de  manières  didé. entes, 
qu’il  ed  très-intérellant  pour  nous  de  connoîne  leur  état  & 
leur  valeur  réelle  : or,  cet  état  & cette  valeur  peuvent  le 
connoitre  par  leur  pefanteur  lj)écilîque.  L’or  & l'argent,  par 
exemple,  lorfqu’ils  font  alliés  avec  quelques  autres  métaux 
d’une  moindre  valeur,  n’ont  jamais  une  peLnleur  (pécilique 
li  gratide  que  lorfqu’ils  font  purs,  fi  l’on  en  excepte  le  cas 
où  l’argent  feroit  allié  avec  le  plomb  ou  le  mercure;  & leur 
pelànteur  Ipécilique  varie  fuivant  les  didérentes  fubdances  & 
les  didérenles  quantités  qui  leur  font  alliées.  L’écroui  fait  aufli 
varier  leur  denfité , ainfi  que  celle  de  prefque  tous  les  autres 
métaux.  J’ai  donc  éprouvé  ces  métaux  dans  tous  les  états 
de  pureté  & d’alliage  permis  dans  le  Commerce,  d’où  je 


/ 
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crou  pouvoir  conclure  que  toute  autre  pefànteur  Ipéclfique, 
fènfiblement  différente  de  celles  que  j’ai  indiquées  dans  ces 
différens  états,  fera  une  marque  certaine  d'erreur,  ou  d’une 
proportion  differente  dans  les  fubflances  alliées. 

J’ai  confideré  fous  les  mêmes  points  de  vue  tous  les 
autres  métaux. 

■ De  plus , je  ferai  voir  dans  la  fuite  de  cet  Ouvrage , que 
la  connoiffance  de  la  pefànteur  fp^ifique  des 
en  procurer  beaucoup  d autres , très-iméreflàntes 
& pour  les  Arts. 

Les  métaux  font  des  minéraux  qui  font  de  tous  les  corps 
les  plus  pefans;  qui  entrent  en  fidîon  dans  le  feu  & y acquiè- 
rent de  l’éclat;  qui  fè  durciflênt  enfuite  à l’air  en  prenant  à 
la  partie  fupérieure  une  furface  convexe;  & qui  ont  la 
propriété  d'être  malléables  & duéliles,  c’eft-à-dire,  de  s’étendre 
fous  le  marteau  ; propriété  qui  les  diflingue  des  demi-métaux. 
Tous  les  métaux  réliflent  à l’aélion  du  feu , mais  les  uns 
plus  que  les  autres. 

On  connoît  fept  efpèces  de  métaux , fàvoir,  l’or,  l’argent, 
la  platine,  le  cuivre,  le  fer,  l’étain  & le  plomb.  Les  trois 
premiers  font  appelés  métaux  parfaits , & les  quatre  autres , 
me'taux  imparfaits.  Ils  vont  faire  le  fujet  des  deux  Chapitres 
fuivans. 

CHAPITRE  I." 

Métaux  parfaits. 

On  appelle  métaux  parfaits , ceux  qui  ont  la  propriété  de 
s’étendre,  s’alonger  & s’aplatir,  fans  le  brilêr  oufê  déchirer 
lorfqu’ils  font  frappés  à coups  de  marteau  , ou  fortement 
comprimés;  propriété  qui  s’appelle  duâi/ité  ou  malléabilité: 
& qui  de  plus  relient  fixes  au  feu  le  plus  long  & le  plus 
violent  fans  éprouver  aucun  changement  dans  leur  poids , 
ni  aucune  autre  altéraüou  feiiüble.  Tels  font  l’or,  l’argent 
& la  plaûiw.  . . , - . . , , 


corps  peut 
n Phyfique 
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ARTICLE  I." 

) 

Or. 

..  'L’or  eft  nn  métal  jaune  qui  n’a  que  peu  d’éclat,  qui  eft 
peu  éladique  & peu  funore  ; c'ed  de  tous  les  métaux  le  plus 
duélile,  le  plus  lixe  au  feu,  & celui  dont  les  parties  ont 
entr  elles  le  plus  de  ténacité. 

J'ai  éprouvé  l’or,  i.°  trés-pur  & Isins  aucun  alliage;  2.° 
allié  au  litre  de  l’OiTévrerie  de  Paris;  3.°  allié  au  titre  delà 
Moniioié  de  France;  4.° allié  au  titre  de  laMonnoie  d'An- 
gleterre ou  des  guinées  ; 3 au  titre  de  la  Monnoie  d’Elpagne; 
6.°  au  titre  de  la  Monnoie  de  Portugal;  7.°  au  titre  de  la 
Monnoie  de  Hollande  ou  des  ducats;  8.'’ allié  au  titre  des 
bijoux  ; & j’ai  éprouvé  prelque  toutes  ces  différentes  fortes , 
i."  n’étant  que  limplement  fondues;  2.“  étant  bien  écrouies. 
. Or  pur  ou  à karats , fondu.  Cet  or  m’a  été  pro- 
curé par  M.  Tillet,  de  l’Académie  Royale  des  Sciences, 
Commiffaire  du  Roi  pour  les  Eflàis  & Affinages  du  Royaume, 
& Chevalier  de  l’Ordre  du  Roi , qui  a engagé  Al."  du  bureau 
des  Affinages  de  la  Monnoie  de  Paris  à m'en  fournir  autant 
que  j’en  aurois  befoin.  Ces  M."  l’ont  fait  de  la  meilleure 
grâce  du  monde,  & ne  m’en  ont  pas  laiffe  manquer.  J’avois 
defiré,  pour  en  avoir  un  morceau  bien  plein  & fans  lûufflures, 

3u’on  le  fit  fondre  dans  un  petit  creufet  neuf,  & qu'au  lieu 
e le  couler  en  lingot,  on  le  laifsât  refroidir  lentement  dans 
le  creufet,  pour  en  former  un  culot;  mais  cette  opération 
b’a  pas  pu  réuffir  : on  l’a  fondu  jufqu’à  fêpt  fois , & toutes 
les  fois  le  culot  s’efl  trouvé  rempli  de  fôufflures.  J'ai  donc 
pris  le  parti  d’en  choifir  des  morceaux  qui  ont  paru  les  plus 
pleins  dans  les  grands  lingots  que  l’on  coule  au  Bureau  des 
Affinages,  & (jui  pèlent  quelquefois  jufqu’à  40  marcs.  J’en 
ai  éprouvé  plulieurs,  entre  lefquels  j’ai  trouvé  des  différences 
Il  petites  qu’elles  peuvent  être  réputées  zéro.  Je  vais  donner 
les  réfultats  de  deux  de  ces  épreuves , entre  lefquels  il  ne  le 
trouve  qu’enyiron  de  difiérence, 
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Un  des  morceaux  pe(bh  i marc  i once  5 gros  y 
grains,  ou  5613  ^ grains;  il  a perdu  dans  l’eau  diltillée 

4 3 7 ou  2p  I J grains  ; ce  qui  donne  fa  pelàn- 

teur  fpécifique  comparée  à celle  de  l’eau  diflillée  : : ip2  3 B 1 
: 10000.  Un  autre  morceau  pelbit  1 marc  5 onces  ; gros 

5 5 f . ou  7903  I grains  ; il  a perdu  dans  l’eau  diftillée 
ij  gros  50  grains,  ou  410  grains;  ce  qui  donne  lit 
peianteur  Ipécilique  à celle  de  l'eau  diflillée  ::  1^2372 

. : 10000.  De  ces  expériences  il  fuit  que  le  pouce  cube  d’or 
pur  pèle  12  onces  3 gros  6x  grains,  & que  le  pied  cube 
pèle  1348  livres  i once  o gros  41  grains. 

La  pépite  ou  mine  d’or  natif,  provenant  du  cabinet  de 
M.  d’Onz-en'Bray,  & qui  appartient  à l’Académie  des 
Sciences,  e(l  d’un  or  parfaitement  pur.  J’en  ai  éprouvé  un 
morceau  auquel  j’ai  trouvé  la  même  peianteur  Ipécilique  qu’à 
l’or  à 24  karats. 

♦ Or  à 2^  karats,  forgé.  Pour  avoir  de  l’or  autant  écroui 
qu’il  peut  l’étre , après  l’avoir  écroui  & pelé , pour  connoître 
la  peianteur  fpécilique,' je  l’ai  écroui  & pelé  de  nouveau;  & 
je  n’ai  cédé  cette  opération  que  lorlque  fa  denflté  a cédé 
d’augmenter  par  ce  procédé.  J'ai  fait  la  même  choie  à l’égard 
des  autres  métaux,  Ibit  limples,  Ibit  alliés. 

Un  morceau  de  ce  même  or  pur,  écroui  autant  qu’il  étoit 
podible  à coups  de  marteau , & qui  pelbit  i marc  o once 
4 gros  2 7 grains,  ou  4898  7 grains,  a perdu  dans  l’eau 
diflillée  3 gros  37  grains,  ou  2^3  grains;  ce  qui  donne 
pour  là  pefanteur  ipécilique  1 9 3 o 1 7 ; fa  denfité  a donc  été 
augmentée  par  l’écroui  d’environ  TTT*  Ainfi  le  pouce  cube 
de  l’or  pur  ainfi  écroui,  pèfe  12  onces  4 gros  28  grains ^ 

6 le  pied  cube  pèle  1355  livres  3 onces  o gros  60  grains. 

X.  Or  au  titre  de  l'Orfèvrerie  de  Paris  , ou  à 22  karats  de 

fin , fondu , ce  qui  lignifie  qu’il  doit  y avoir  2 2 parties 
d'or  pur  & 2 parties  d’alliage.  Un  morceau  de  cet  or,  fim-^ 
plement  fondu  & coulé  fans  aucun  écroui , qui  m’a  été  fourni 
par  M.  Gaveiles,  Horloger  & fabricant  de  boîtes  de  montres, 
qui  pefoit  8_  onces  o gros  3 o ÿ grains  ; ou  46  j 8 ÿ grain^ 
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a perJu  dans  l’eau  dillillde  3 gros  4.9  ^ grains,  ou  ^ 
grains;  ce  qui  donne  pour  la  pefanleur  Ipécifique  174863. 
Ainfi  le  pouce  cube  d’or  allié  au  titre  de  l'Orfèvrerie  de 
Paris,  pèle  1 1 onces  2 gros  48  grains,  & le  pied  cube 
pèfe  i224livres  o once  5 gros  18  grains. 

Nous  avons  dit  que  l’or  allié  au  titre  de  i’Orfévrerie  de 
Paris,  eft  compolé  de  22  parties  d’or  pur  & 2 parties  d’al- 
liage ou  de  cuivre  rouge,  mefurant  par  le  poids.  Nous  avons 
dit  auin  que  la  pelànteur  Ipécifique  de  l’or  pur  eft  a celle  de 
l’eau  diftillée  : : ipasSi  : 10000.  Nous  verrons  ci-après 
que  la  pefanteur  rpécinque  du  cuivre  rouge  eft  à celle  de  l'eau 
diftillée  : : 77880  : 10000.  5i  donc  nous  fuppofbns  une 
mafte  d’or  pur  pelant  192581  grains,  laquelle  répondra  par 
conléquent  i un  volume  d’eau  diftillée  pelant  loooo  grains, 
les  fi  de  cette  mallè  d’or  pèferont  176532  grains  fi;  & 
les  ^ de  cuivre  rouge  que  l’on  y mêle  pour  l’allier,  pèleront 
16048  grains  Si  nous  lùppoibns  de  même  une  malle 
de  cuivre  rouge,  égale  en  volume  à une  malle  d’eau  diftillée 
pelant  10000  grains,  cette  mallê  de  cuivre  pèfera  77880 
grains,  qui  divilés  par  24,  donnent  3245;  chaque  vingt- 
quatrième  de  cette  maftè  de  cuivre  pèlera  donc  3245  grains. 
Âinfi  les  16048  grains  ff  de  cuivre,  ajoutésà  la  mal^  d’or 
ci-delTus , feront , à très-peu  de  chofe  près  , un  volume  de 
par  conlequent  le  volume  de  la  malfe  du  mélange  devroit 
être  augmenté  de  en  fus  ; au  lieu  de  vingt-quatre  parties 
eri  volume , il  devroit  donc  y en  avoir  vingt-lept.  Si  nous 
diviibns  192581  grains,  poids  du  total,  par  27,  le  poids 
de  chaque  petit  volume  fera  7132  grains  ff.  Si  nous  retran- 
chons maintenant  les  poids  de  trois  de  ces  volumes , qui  font 
21397  grains  ff,  il  ne  reliera  pour  le  poids  d’un  volume 
de  mélange  égal  à un  volume  d’eau  diftillée  pelant  10000 
grains,  que  171183  grains  C’eft  eflêélivement  ce  que 
devroit  pefer  un  pareil  volume  d’or  allié  au  titre  de  l’Orfè- 
vrerie de  Paris,  fi  la  denfité  du  mélange  demeuroit  propor- 
tionnelle aux  denfités  particulières  des  métaux  qui  le  confti- 
luent.  Mais  Suivant  nos  expériences , un  pareil  volume  d’or,' 
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ainfi  allie,  pèferoit  1748^3  grains;  donc  il  j a une  péné- 
tration mutuelle  de  ces  deux  métaux  dans  les  pores  l’un  de 
l’autre , puifque  la  denüté  du  mélange  ell  augmentée  d’en- 
viron 

.•  Or  au  titre  de  lOrféererie  de  Paris,  forge".  Le  même 
morceau  d’or  éprouvé  ci-de(lùs,  après  avoir  été  bien  écroui, 
& après  en  avoir  retranché  quelques  petites  inégalités  qui 
auroient  pu  retenir  quelques  bulles , d’air  lorfque  je  l’ai  de 
nouveau  pelé  dans  l’eau , s’eQ  trouvé  peler  8 onces  o gros 
grains,  ou  4637  grains;  il  a perdu  dans  l’eau  didillée 
3 gros  47  ^ grains,  ou  263  ^ grains;  ce  qui  donne  pour  là 
peunteur  Ip^tique  1758^4:  donc  fa  denlité  ell  augmentée 
par  l’écroui  d’environ  rys’  Le  pouce  cube  de  cet  or  ainlî 
écroui,  pèle  donc  1 1 onces  3 gros  15  grains,  & le  pied 
cube  pèle  1231  livres  4 onces  i gros  2 grains. 

3*  Or  au  titre  de  la  Aionnoie  de  France,  ou  à ai  karats 
^ de  fia , fondu.  Cet  or  doit  être  i 22  karats  de  ün;  mais 
on  permet  de  karat  de  remède,  que  l’on  ne  manque 
jamais  d’y  mettre;  ce  qui  rend  ce  titre  tel  que  nous  venons 
de  le  dire.  Cet  or  m’a  encore  été  fourni  par  M.'*  du  Bureau 
des  Affinages  de  la  Monnoie.  J’en  ai  pris  un  morceau  üm- 
plement  fondu  & coulé , làns  aucun  écroui , qui  pelbit  4 onces 
6 gros  1 1 I grains  ; il  a perdu  dans  l’eau  diAillée  2 gros 
Il 3 I grains;  ce  qui  donne  pour  là  pelànteur  Ipécffique 
1174022.  Ainfi  le  pouce  cube  de  cet  or,  ainli  allié,  pèle 
Il  1 onces  2 gros  1 7 grains , & le  pied  cube  pèle  1218 
livres  2 onces  3 gros  5 1 grains. 

La  pefanteur  (péciAque  de  cet  or  conArme  ce  que  nous 
avons  dit  ci-deltus,  lavoir,  qu’il  y a pénétration  mutuelle 
de  l’or  & du  cuivre  dans  les  pores  l’un  de  l’autre;  car  dans 
ce  mélange  il  y a d’or  pur,  & ^^de  cuivre  rouge. 
Or,  dans  la  fuppofition  que  nous  avons  laite  plus  haut,  les 
^P4  parties  d’or  pèferoient  174025  grains  les  74 

parties  de  cuivre  pèferoient  donc  18555  grains  Si, 
comme  nous  l'avons  dit  ci-delTus , une  malle  de  cuivre  rouge^ 
^ale  en  volume  à une  maÛê  d’eau  dilUdée,  pelant  loooa 
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grains,  pciê  77880  grains,  chaque  7^8'  de  cette  maflè, 
pèfera  donc  i o i grains  Alnü  les  18555  grains  de 
cuivre  rouge , ajoutés  à la  nialiè  d’or  ci  - deilùs,  feront , à 
très-peu  de  chofé  près,  un  volume  de  par  conféquent 
le  volume  de  la  mafTe  du  mélange  devroit  être  augmenté 
en  fus:  au  lieu  de  768  parties  en  volume,  il  devroit 
donc  y en  avoir  877.  Si  nous  divifbns  192581  grains, 
poids  du  total,  par  877,  le  poids  de  chaque  petit  volume 
lèra  2 19  grains  Si  nous  retranchons  maintenant  les  poids 
de  109  de  ces  volumes,  qui  font  23935 
reliera  pour  le  poids  d’un  volume  du  mélange,  égal  à un 
volume  d’eau  diiUllée  pefant  10000  grains,  que  1686451 
grains  C’eft  en  effet  ce  que  devroit  peler  un  pareil 
volume  d’or  allié  au  titre  de  la  Monnoie  de  France , fi  la 
denfité  du  mélange  demeuroit  proportionnelle  aux  denfités 
particulières  des  deux  métaux.  Mais  fuivant  nos  expériences, 
ce  volunte  d’or  pèfe  174022  grains  : donc  la  denfKé  eil 
augmentée  d’environ  : donc  il  y a pénétration. 

* Or  de  la  Monnoie  de  France,  Le  degré  d’écroui  qu’il 
ell  important  d’éprouver  pour  favoir , en  la  pefant  hydrolla- 
tiquement,  li  une  pièce  de  monnoie  ell  de  bon  ou  de  mauvais 
aloi , ell  celui  que  cette  pièce  reçoit  fous  le  balancier.  Je  me 
fuis  donc  lêrvi  pour  cela  d’or  ou  d’argent  monnoyé  ; en 
conféquence  j’ai  mis  à l’épreuve  un  double  louis  qui  pelbit. 
4 gros  18  J grains,  ou  306  y grains;  il  a perdu  dans  l'eau 
diliillée  17  ^ grains;  ce  qui  donne  pour  fa  pelanteur  Ipéci- 
hque  176474;  d’où  il  fuit  que  la  denfité  de  cet  or  a été 
augmentée,  par  la  forte  preffion  qu’il  a éprouvée  fous  le 
balancier,  d’environ  Âinfi  le  pouce  cube  de  cet  or  aulli 
fortement  comprimé  pèferoit  1 1 onces  3 gros  3 6 grains  « 
& le  pied  cube  pèlèroit  1235  livres  5 onces  o gros  51 
grains. 

4*  Or  de  la  Monnoie  de  France,  du  règne  de  Louis  XIII, 
Pour  connoitre  la  pefanteur  fpécilique  de  cette  monnoie  , 
je  me  fuis  lêrvi  d’une  grande  pièce  d’or,  connue  tous  le  nom 
dt;  Varia , qui  m’a  été  prêtée  pai-  M,  le  Chevalier  de  Marfiily, 

Exempt 
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Exempt  dei  Cent-Suiflês  de  la  Garde  du  Roi.  EHe  peToit 
1 once  6 gror  3 7 grains  ; elle  a perdu  dans  l’eau  dUtillée 
57  i grains  ; ce  qui  donne  pour  fa  pelânteur  rpécHique 
>175  53  1.  Le  pouce  cube  de  cet  or  ainfi  comprimé,  péferoit 
donc  1 1 onces  3 gros  1 grain  ; & le  pied  cube  piferoit 
12x8  livres  1 1 onces  3 ^os  jd  grains. 

3.  Or  de  la  Motmoie  d' Angleterre.  Je  me  fuis  fervi  d’une 
guinée  qui  pefoit  % gros  13-1^  grains;  elle  a perdu  dans 
l’eau  dillillée  8 grains  ; ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur 
Ipccibque  1762P4.  Le  pouce  cube  de  cet  or  ainfi  com- 
primé, pèlèroit  donc  1 1 onces  3 gros  30  grains;  & le  pied 
cube  pèlèroit  1234  livres  o once  / gros  3 i grains.  Ce  qui 
prouve , contre  le  préjugé  reçu,  que  la  pelânteur  Ipécitique 
de  l’or  de  la  Monnoie  de  France  ell  plus  grande  que  celle 
de  l’or  de  la  Monnoie  d’Angleterre,  d’environ 

d.  Or  de  la  Monnoie  d'Efpagne.  Je  me  fuis  lèrvi  d’un 
quadruple  d’Efpagne,  qui  m’a  été  prêté  par  M.  de  Pons, 
habitant  de  Saint-Domingue.  Ce  quadruple  peloit  7 gros 
4 grains;  il  a perdu  dans  l’eau  dillillée  a8  -{^  grains;  ce 
qui  donne  pour  fa  pelânteur  fpécilîque  i/dj  5 i.  Le  pouce 
cube  de  cet  or  ainfi  comprimé , pèlèroit  donc  1 1 onces 
3 gros  3 P grains;  & le  pied  cube  pèlèroit  123  j livres 
13  onces  J gros  30  grains.  Il  fuit  de-là  oue  le  titre  de  l’or 
de  la  Monnoie  d’Eipiq^ue,  eli  un  peu  au-uelfus  de  celui  de 
l'or  de  la  Monnoie  de  France;  car  fa  pefanteur  fpécilîque 
ell  plus  grande  d'«niron  3-î'ÿj. 

7.  Or  de  ta . Monnoie  de  Portugal.  Je  me  fuis  fi-rvi  d’un 
quadruple  de  Portugal , qui  m’a  encore  été  prêté  par  M.  de 
Pons.  Ce  quadruple  pelbil  7 gros  3 o 7 grains  ; il  a perdu 
dans  l’eau  ddiillr^  2p  ^ graine  ; ce  qui  doiuie  pour  là  pefan- 
teur Ipécilîque  <7p6d4.  Le  pouce  cube  de  cet  or,  ainü 
comprimé,  pèlèroit  doue  11  oiwes  3 gros  1 1 grains;  &le 
pied  cube  pèlèroit  1237  livres  10  ouces  2 ffoi  68  grains. 
Le  titre  de  cet  or  ell,  coniine  l'on  voit,  bien  au-delIÛ2 
de  celui  de  la  NLunuoie  de  France;  car  fa  pelânteur  Ipéci» 
llque  cÜ  plus  graïuie  «l’euKiron  Tô' 
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8.  Or  de  la  Alonnoie  de  Hollande.  Je  me  fuis  fèrvi  d’un 
ducat  de  Hollande,  qui  m’a  été  prêté  par  M.  le  Chevalier 
de  Marfdly , Exempt  des  Cent-Suilîês  de  la  Garde  du  Roi. 
Ce  ducat  pefoit  65  gr^his;  il  a perdu  dans  l’eau  diRillée 

3 J grains  ; ce  qui  donne  pour  fa  pefànteur  fpécifique  1 p 3 j 1 
Le  pouce  cube  de  cet  or,  ainfi  comprimé,  |iè(èroii  donc 
12  onces  4 gros  2 j grains;  & le  pied  cube  pèfèroit  1354 
livres  i o onces  i gros  2 grains,  11  paroît  par-là  que  l’or  de 
ducat  tll  à un  très  haut  titre  ; c’ell  prelqiie  de  l’or  pur.  Sa 
pefànteur  (pécifique  e(l  fupérieure  à celle  de  l’or  de  la  Mon- 
noie  de  France  d’environ 

p.  Or  au  titre  des  Bijoux,  ou  à 20  karats  de  fn , fondu , 
ce  qui  lignifie  qu'il  doit  y avoir  20  parties  d’or  pur  & 

4 p.'.rties  d’alliage.  M.  Gavelles , Horloger  & Fabricant  de 
boîtes  de  montres,  m’a  fourni  un  morceau  de  cet  or  fim- 
plement  fondu  & coulé,  fans  aucun  écroui , qui  |>efôit  8 onces 
O gros  20  ^ grains;  il  a perdu  dans  l’eau  difliilée  4 gros 
6 I grains;  ce  qui  donne  pour  fa  pelânteur  fpécifique  i 570^0. 
.Ainli  le  pouce  cube  d’or  allié  au  titre  des  bijoux  , pèle  1 o 
onces  I gros  3 3 grains  ; & le  pied  cube  pèle  i opp  livres 
;lo  onces  o gros  46  grains. 

Voici  encore  une  confirmation  de  la  pénétration  dont 
nous  avons  parlé  ci  - devant  ; car  dans  le  mélange  de  for 
allié  au  titre  des  bijoux,  il  y a 20  parties  d’or  pur  & 4 parties 
de  cuivre  rouge.  Ur,  dans  la  fuppolition  que  nous  avons 
faite,  en  parlant  de  l’or  allié  au  titre  de  l’ÜrIcvrerie  de  Paris, 
les  20  parties  d’or  pèléroient  i 60484  ^ grains,  ,6c  les  4 par- 
ties de  cuivre  pèferoient  3 2op6  ^grains.  Si,  comme  nous 
l’avons  déjà  dit  plus  haut,  une  matie  de  cuivre  rouge,  égale 
en  volume  à une  mallê  d’eau  Jillillée  pelant  10000  grains, 
pèle  77680  grains;  chaque  24*  de  cette  mallé  pèlera  donc 
324J  grains.  Ainli  les  32op6  '|  grains  de  cuivre  rouge, 
ajoutés  à la  malfe  d'or  ci-de(Ius , feront , à peu  de  choie  près , 
\in  volume  de  4^;  par  conlequcnt  le  volume  de  la  malle  du 
mélange  devroit  être  augmenté  de  en  lits.  Au  lieu  de  24 
parties  en  volume , il  devroit  donc  y en  avoir  3 o,  Si  nous 
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«Uvifoiu  19158  I grains,  poids  du  toiai,  par  30,  le  poids 
de  chaque  petit  volume  Ara  6419  jd’  grains.  Si  nous 
retranchons  maintenant  les  poids  de  6 de  ces  volumes,  qui 
font  38516  grains,  il  ne  reliera  pour  le  poids  d’un 
volume  du  mélange , égal  à un  volume  d’eau  diÜillée  pelant 
10000  grains,  que  154064  jd  grains.  C’eft  en  effet  ce  que 
devroit  peler  un  pareil  volume  d’or  allié  au  titre  des  bijoux, 
A la  denfité  du  mélange  demeuroit  proportionnelle  aux  den* 
fités  particulières  des  deux  métaux.  Mais,  fuivant  nos  expé- 
. riences , ce  volume  d’or  pcfe  i 57090  grains;  donc  il  y a 
une  pénétration  mutuelle  de  ces  deux  métaux  dans  les  pures 
l’un  de  l’autre,  puilque  la  denfité  du  mélange e(l  augmentée 
d’environ  yy, 

* Or  au  titre  des  Bijoux,  forge.  Le  même  morceau  d’or  , 
éprouvé,  ci-deffus,  après  avoir  été  bien  écroui  , s’cll  trouvé 
peler  8 onces  o gros  1 9 j grains  ; il  a perdu  dans  l’eau 
diltillée  4 gros  5 v grains  ; ce  qui  donne  pour  fa  pelânteiir 
fpécifique  i 57746;  donc  là  denfité  eff  augmentée  par  l’é- 
croui d'environ  Le  pouce  cube  de  cet  or  ainfi  écroui , 
pèlèroit  10  onces  i gros  57  grains;  & le  pied  cube  pèlèt 
roit  1104  livres  3 onces  4 gros  3 o grains. 

ARTICLE  II. 

Argent. 

L’argent  efl  un  métal , d’une  couleur  blanche,  pure  8c 
brillante:  il  ell,  après  l’or,  de  tous  les  métaux  le  plus  ellimé, 
le  plus  duélile  & le  plus  Axe  au  feu.  11  ell  auffi , après  le  cuivre , 
le  plus  fonore  de  tous,  h'on  élallicité  ne  le  cède  qu’à  celle  d^u 
fer  & du  cuivre,  & là  ténacité  qu’à  celle  de  l’or  & du  fer. 

. J'ai  éprouvé  l’argent,  i.°  très-pur  & làns  aucun  .alliage; 
2.”  allié  au  titre  de  l'Orfèvrerie  de  Paris;  3.°  allié  au  titre 
de  la  Monnoie  de  France  : & j’ai  éprouvé  ces  différentes 
fortes,  1°  n’étant  que  Amplement  fondues;  2.“  étant  bien 
écrouies.  J’ai  joint  à cela  la  pefanleur  de  quelques  mines 
d’argent, 

■ B i]  ' ' ■ 
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O.  Argent  pur  , ou  à 12  deniers,  fondu.  Cet  argent  nu’* 
^té  fourni , de  même  que  l'or  , par  M."  du  Bureau  des 
Affimges  de  la  Monnoie  de  Paris.  J'en  ai  d'abord  eiïayé 
plufieurs  morceaux  choifis  dans  de  très-grands  lingots  ; enfuiie 
j'ai  demande  qu’on  en  formât  un  culot , en  en  failànt  fondre 
une  certaine  quantité  dans  un  petit  creufet  neuf,  & t'y  iailfant 
refroidir  lentement  au  lieu  de  4e  couler  en  lingot , pour 
ne  point  avoir  de  foufflures;  ce  qui  a,  cette  fois -ci , très- 
bien  réufTi. 

Le  culot  qui  m’a  été  fourni,  pefoit  1 1 onces  4 gros  i grain;  • 
il  a perdu  dans  l'eau  diiliiiée  i once  o gros  ^6  ^ grains;  ce  qui 
donne  pour  fa  pefanteur  Ipécibque  1 04743  > ^ 
le  pouce  cube  d'argent  pur  pèle  6 onces  6 gros  2 a grains  ; 

& le  pied  cube  pèle  733  livres  3 onces  i gros  5a  grains. 

.*  Argent  à 12  deniers,  forge'.  Un  morceau  du  même 
argent  écroui  autant  qu’il  a été  polfible  , & qui  pefoit  6 
onces  6 gros  jjÿ  grains , a perdu  dans  l’eau  diiliiiée  5 gros 
I J grains;  ce  qui  donne  pour  la  pefanteur  fpécibque  1 o 5 1 07; 
fa  denlité  a donc  été  augmentée  par  l’écroui  d’environ 
Le  pouce  cube  d’argent  pur  ainfi  écroui , pclèroit  donc 
6 onces  6 gros  3 6 grains  ; & le  pied  cube  pèferok  7 3 j 
livres  1 1 onces  7 gros  43  grains.  ^ 

Argent  au  titre  de  Paris,  ou  à ti  deniers  10  grains 
de  fn,  fondu.  L’argent  au  titre  de  l’Orfèvrerie  de  Paris 
doit  être  à i 1 j deniers,  c’ell-à-dire,  qu’il  doit  y avoir 
23  parties  d’argent  fk.  une  partie  de  cuivre  ; mais  on  per- 
met 2 grains,  c’ell-à-dire  de  denier  de  remède.  Âinli 
il  peut  y avoir  & il  y a ordinairement  137  parties  d'argent 
& 7 parties  de  cuivre.  L’argent  ainfi  allié  m’a  été  fourni  par 
M.  Durand,  Orfèvre  de  Paris.  Ce  morceau  d’ai^ent,  après 
avoir  été  fondu,  coulé  dans  une  lingotière  & ébarbé,  mais 
fans  être  aucunement  écroui , pefoit  8 onces  i gros  34  grains; 
il  a perdu  dans  l’eau  diiliiiée  6 gros  337  grains;  ce  qui 
donne  pour  fa  pelànteur  Ipécilîque  101732.  Ainfi  le  pouce 
cube  de  cet  argent  pèfe  6 onces  4 gros  35  grains;  & le 
pied  cube  pèfe  712  livres  4 ouces  1 gros  37  grains, 
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Il  n’en  ell  pas  de  l'argent  & du  cuivre,  comme  de  l’or  & 
'du  cuivre  ; il  ii’y  a point  de  pénétration  mutuelle  de  ce* 
deux  métaux  dans  les  pores  l’un  de  l’autre.  Car  nous  avons 
dit  ci-delTus  que  l’argent  allié  au  titre  de  l’Orfèvrerie  de 
Paris,  e(l  composé  de  144  parties,  lavoir,  137  parties 
d'argent  pur  & 7 parties  de  cuivre , meHirant  par  le  poids. 
Nous  avons  dit  aulll  que  la  pefanteur  Ipéciüque  de  l'argent 
pur  eft  à oelie  de  l'eau  dillillée  : : 104743  : 10000  ; & 
que  la  pefanteur  fpécifîque  du  cuivre  rouge  e(l  à celle  de 
l'eau  ddliliée  : : 77880  : loooo.  3i  donc  nous  fuppofons 
une  malle  d'argent  pur  pelàm  104743  grains  , dont  le 
volume  égalera  par  conKquent  un  volume  d'eau  dillillée 
pelant  10000  grains,  les  de  cette  malTe  d’argent  pèfc- 
rom  grains;  & les  de  cuivre  rouge  que 

l'on  y mêle  pour  l'allier , pcferont  5091  grains.  Si  nous 
fuppolôns  de  même  une  madê  de  cuivre  rouge,  égale  en 
volume  à une  malfe  d’eau  dillillée  pefant  10000  grains, 
cette  malle  de  cuivre  pèlera  77880  grains,  qui,  diviléspar 
144,  donnem  J40  -rff  ; chaque  144'  de  cette  maflê  de 
cuivre  pèlera  donc  j4o4^gfsins;  ainliles  5091  -/;^gr*ins 
de  cuivre , ajoutés  à la  malle  d’argent  ci-delTus , feront , i peu 
de  choie  près,  un  volume  de  par  conléquent  le  volume 
de  la  maâe  du  mélange  devroit  être  augmenté  de  en  fus. 
Au  lieu  de  144  parties  en  volume,  il  devroit  donc  y en 
avoir  146  ÿ.  Si  nous  divHbns  104743  gtains,  poids  du 
total,  par  146  7,  le  poids  de  chaque  petit  volume  fera 
714  grains.  Si  nous  retranchons  m.iintenant  les  poid* 
de  Z 7 de  ces  volumes,  qui  font  1787  7^  grains,  U reliera 
pour  le  poids  d'un  volume  du  mélange,  égal  à un  volume 
d'eau  dillillée  pelant  10000  grains,*  1029;; 

C'eQ  eflèélivement  ce  que  devroit  peler  un  pareil  volume 
d’argent  allié  au  titre  de  l’Orfèvrerie  de  Paris , ft  la  denfité 
du  mélange  demeuroit  proportionnelle  aux  denlités  particu- 
lières des  métaux  qui  le  conlUtuent  ; mais , fnivant  nos  expé- 
riences, un  pareil  volume  d'argent , ainfi  allié  , ne  pèlëroit 
que  10 17; a grains:  donc,  au lieq  d’jr  avoir  pénétration 
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ces  Jeux  métaux  dans  les- pores  i’un  de  l'autre,  il  paroît  atf 
contraire  que  leurs  parties  ne  font  pas  autant  rapprochées 
qu’elles  pourroient  i’étie,  puiH|ue  la  denfité  du  mélange  e(l 
moindre  d’environ  -rfr*  » 

* Argent  au  titre  Je  Paris , forg/.  Un  morceau  du  même 
argent  allié  au  titre  de  i'Orfévrerie  de  Paris  , après  avoir 
été  bien  écroui  & ébarbé,  comme  je  l’ai  fait  pour  l’or,  & 
pour  les  memes  raifons,  pefoit  8 onces  d gros  3 i jgrains; 
il  a perdu  dans  l’eau  diftillée  6 gros  56  ^ grains;  ce  qui 
donne  pour  fa  pefanteur  fpécilîque  103765  ; (à  denfité  a 
donc  été  augmentée  par  l’écroui  d’environ  -ij.  Le  pouce 
cube  de  cet  argent  ainfi  écroui , pèle  donc  6 onces  5 gros 
58  grains;  & le  pied  cube  pète  726  livres  5 onces  5 gros 
32  grains. 

2.  Argent  au  titre  Je  la  Monnaie  Je  France  , ou  à / 0 
Jeniers  2 i grains  Je  fn , fonJu,  L'argent  allié  au  titre  de  la 
Monnoie  de  France  doit  être  à i i deniers,  c’efl-à-dire , qu’il 
doit  y avoir  1 1 parties  d’argent  & i partie  de  cuivre;  mais 
on  permet  3 grains,  c’eft-à- dire,  3^  de  denier  de  remède; 
ainli  il  peut  y avoir  & il  y a en  effet  2p  parties  d’argent 
& 3 parties  de  cuivre.  L’argent  ainfi  allié  m’a  encore  été 
fourni  par  M.”  du  Bureau  des  Affinages  de  la  Monnoie  de 
Paris,  j'en  ai  pris  ün  morceau  fimplement  fondu  & coulé, 
fans  aucun  écroui,  qui  pefôit  p onces  o gros  39  ÿ grains; 
il  a perdu  dans  l'eau  diffillée  7 gros  i 5 j grains  ; ce  qui 
donne  pour  fa  pefanteur  fpécifique  100476.  H fuit  de-là 
que  le  pouce  cube  de  cet  argent  pèle  6 onces  4 gros  7 grains; 
ëc  le  pied  cube  pèle  703  livres  5 onces  2 gros  3 6 grains. 

La  pelânteur  fpécifique  de  cet  argent , ainfi  allié , ett  encore 
«ne  preuve  qu’il  n’y  a point  de  pénétration  mutuelle  de  l’ar- 
gent & du  cuivre  dans  les  pores  l’un  de  l’autre  ; car  dans  ce 
mélange  il  y a d’argent  pur  & de  cuivre  rouge.  Or , 
dans  la  fuppofition  que  nous  avons  faite  plus  haut,  les  2p 
- parties  d’argent  pèferoient  P49i3  ÿj  gt"«>ins;  les  3 parties  de 
cuivre  pèferoient  donc  p8ip  |4  grains.  Si,  comme  nous 
‘ ('avons  dit  ci-ileffiis,  ^Mte  maffê  de  cuivre  rouge,  égale’ 
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. volume  il  une  ma(Te  d’efiu  diüillce  pelant  loooo  grains, 
pèle  77880  grains,  chaque  32*  de  cette  mafle  pèferadonc 
24.33  grains;  ainli  les  p8 19  grsitw  cuivre  rouge, 
ajoutes  à la  malTe  d'argent  ci-delfus , feront  un  volume  d'un 
peu  plus  de  ; par  conlcquent  le  volume  de  la  malle  du 
mélange  devroit  être  augmenté  de  en  fus;  au  lieu  de  3 2 
parties  en  volume,  il  devroit  donc  y en  avoir  33.  Si  nous 
divilôns  1 04,743  grains , poids  du  total , par  3 3 , le  poids 
de  chaque  petit  volume  (èra3  174-jj  grains.  Si  nous  retran- 
chons maintenant  le  poids  d'un  de  ces  volumes,  il  reliera 
pour  le  poids  d'un  volume  du  mélange , égal  à un  volume 
d'eau  diilillée  pelant  10000  grains,  101568  -|4 
C’eft  en  effet  ce  que  devroit  peler  un  pareil  volume  d'argent 
allié  au  titre  de  la  Monnoie  de  France,  fi  la  denfité  du 
mélange  demeuroit  proportionnelle  aux  denfités  particulières 
des  deux  métaux  ; mais,  fui  vaut  nos  e.xpériences,  ce  volume 
d'argent  ne  pèlêroit  que.  100476  grains.  Donc  la  denlité  elt 
diminuée  d’environ  ^ ; donc  il  n’y  a pas  de  pénétration. 

* Argent  de  la  Monnaie  de  tranee.  11  en  ell  de  la  mon- 
noie d’argent  comme  de  la  momioie  d’or  ; le  degré  d'écroui 
qu'il  efl  important  d’éprouver,  pour  favoir,  en  la  pefant 
hydroHatiquement , (i  une  pièce  de  cette  monnoie  ell  de  bon 
ou  mauvais  aloi , ell  celui  que  .cette  pièce  reçoit  lôus , le. 
balancier.  Je  me  luis  donc  fervi  pour  cela  d’un  écu  .de  lire 
livres  frappé  à la  Monnoie  de  Paris  , qui  peloit  7 gros 
. 52  47- grains;  il  a perdu  dans  l’eau  diilillée  53  4 grains; 
ce  qui  donne  pour  fa  pelànteur  fpécifîque  1 04077  : ce  que 
fait  voir  que  fa  denfité  a été  augmentée  par  la  forte  preffion 
qu'il  a éprouvée  fous  le  balancier,  d’enyiron  Ainfi  le 
pouce. cube  de  cet  argent > auffi  fpitement  comprimé,  pèle-  . 
roit,6  onces  5 gros  70  grains;  & le  pied  .cube  pèleroil 
728  livres  8 onces  4 gros  71  grains. 

Le  poids  abfolu  de  l’écu  dont  je  me  liiis  fêrvi  pour  cette 
épreuve,  pourroil  faire  lôupçonner  de  l’inexaélitude  dans  ma 
balance  ou  daiu  mon  opération  ; car  j’ai  ifrouvé  qu’il  pelbil 
7,  Ti  grains;  & cependant  chaque  écu  defix  tivreq 
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ne  doit  peièr  que  j gros  5 i |-f  grains , pui/que  1 66  écul 
defu  livres  pefem  10  livres.  Or,  on  n'imaginera  pas  qu’on 
^llë  i la  Monnaie  tes  écos  plus  pefans  qu'ils  ne  doivent  l’étre; 
on  aimera  mieux  croire  que  ^ me  fuis  trompé  ; cependant 
il  n’en  elt  rien.  Je  fis  voir  dans  ie  temps  ce  même  écu  à 
M.  Tiliet , qui  le  pela  de  nouveau  lui-même , & le  trouva 
en  ellèt  d’euviron  i ^ grain  plus  pelant  qu'il  ne  devoit 
l’être. 

13.  Aline  A’ argent  threttfe.  Du  cabinet  de  M.  Sage.  Cet 
Académicien  m'a  fourni  un  lup>erbe  morceau  de  cette  mine , 
qui  eü  comme  ramifié , très  • (>ur , & le  coupe  au  couteau. 

Il  a 3 pouces  3 lignes  de  long , fur  environ  1 pouces  de 
large,  & 4 lignes  d’épiflèur  moyenne.  11  pèfe  6 onces 
4 gros  4^  J grains,  ou  37po  4 grains  ; il  a perdu  dans  l'eau 
diltillée  548  grains  ; ce  qui  donne  pour  la  pelanteur  Ipé- 
cifiqiie  6po^p.  Le  pouce  cube  de  cette  mine  pèleroit  4 onces 
3 gros  60  grains;  & le  pied  cube  483  livres  it  onces 
O gros  J I grains. 

14.  Mine  A' argent  cornée.  Du  cabinet  de  M.  Sage.  C’eft 
encore  M.  Sage  qui  m’a  fourni  un  fort  beau  morceau  de 
eette  mine;  il  a i ^ pouces  de  long,  fur  13  lignes  de 
large , & 3 à 4 lignes  d'épsillêur  moyenne.  Il  efl  allez  pur 
& dégagé  de  là  gangue  ; il  le  coupe  très-aifément  au  couteau. 

Sa  couleur  efl  <fun  brun  de  chocolat  dair.  Il  pèfe  i once 
3 gros  ao  grains,  ou  p3<$  grains;  il  a perdu  dans  l'eau 
diffillée  20  1 iV  grains;  ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  . 
Ipécrfique  474S8.  Le  pouce  cube  de  cette  mine  pèleroit 

3 onces  O gros  4^  grains;  Sc  le  pied  cube  333  livres 
e onces  3 gros  1 8 grains,  - 

13*  'Mine  A'argerft  rouge  demi  - tranfparente.  Du  cabinet  de 
M,  Sage.  Dans  cette  mine,  l’argent  efl , firivant  les  Chi- 
mifles,  mincralifé  avec  i'itflênic  & le  foufre,  M,  Sage  m’en 
a fourni  Un  très-beau  monceau  de  forme  irrégulière,  patfai- 
lemeot  por,  & dcmt  la  couleur  elf  d’un  rouge  de  grenat 
demt-tranTpaeent.  11  a environ  1 5 lignes  de  long  fur  6 lignes 
de  Itrge , & ^ à d lignes  4’^poiàéur  Rioyeime.  il  pcfê  4 gros 

35 
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33  îg''3ins>  ou  465  i grains;  il  a perdu  dans  l’eau  diftill(?e 
*^3  i grains  ; ce  qui  donne  pour  là  pelànteur  fpdcitîque 
55886.  Le  pouce  cube  de  celte  mine  pèlèroit  3 onces 
4 gros  70  grains;  & le  pied  cube  351  livres  3 onces 

I gros  62  grains. 

16.  ATme  d’<trgent  rouge  opaque.  Du  Cabinet  du  Roi.  Sui- 
vant les  Chimifles,  cette  mine  eft  de  l’argent  minéralifé 
avec  le  fer  ôt  l’arlènic.  Le  morceau  dont  je  me  fuis  fervi 
efl  prefque  rond , & a environ  1 3 à 1 4 lignes  de  diamètre. 

II  eil  d’un  rouge  de  grenat,  mais  opaque;  il  paroît que c’eft 
un  alTemblage  de  plulieurs  crillaux  confondus  les  uns  avec  les 
autres , auxquels  font  unis  quelques  petits  crillaux  de  quartz. 
Ce  morceau  pèle  3 onces  2 gros  53  grains,  ou  1925  ^ 
grains:  il  a perdu  dans  l’eau  diRillée  34^  ^ grains:  ce  qui 
donne  pour  là  pelànteur  fpèciUque  55^37.  Le  pouce  cube 
de  cette  mine  pèferoit  3 onces  4 gros  6 1 grains  : & le 
pied  cube  38^  livres  7 onces  2 gros  54  grains. 

fj,  Aline  eT argent  noire.  Du  Cabinet  de  M.  Sage.  Suivant  les 

Chimilles,  dans  cette  mine  l’argent  ell  minéraliltî  avec  le  fer 
& le  cuivre.  Cette  mine  ell  très-fpongieulè  & rellemble  à une 
Icorie  légère.  Le  morceau  dont  je  me  fuis  fervi  ell  de  forme 
irrégulière , & a environ  1 6 lignes  de  longueur , fur  13  lignes 
de  largeur  moyenne , & 8 à 9 lignes  d’épailfeur.  Il  pèle  7 gros 
63  J grains , ou  5 67  f grains  : il  a perdu  dans  l’eau  dillillée 
260  grains  : ce  qui  donne  pour  là  pelànteur  Ipécilîque 
21780.  Le  pouce  cube  de  celte  mine  pèlèroit  i once  3 gros 
21  grains  : & le  pied  cube  152  livres  7 onces  2 gros 
63  grains. 

♦ Mine  J argent  noire,  pe'nétre'e  d'eau.  Ce  même  morceau 
de  mine  d’argent  a admis  dans  fes  pores  42  ^ grains  d’eau; 
un  peu  plus  de  ^ de Ibn  poids.  11  pelbit  donc,  ainfi  pénétre 
d’eau,  6op  i grains:  il  a perdu  dans  l’eau  dillillée  260 
grains:  ce  qui  donne  pour  là  pefanteur  fpéciBque  23401. 
Le  pouce  cube  pèferoit  1 once  4 gros  i o grains  : & le  pied 
cube  163  livres  12  onces  7 gros  21  grains.  Un  pied  cube 
de  cette  mine  pourroit  donc  retenir  1 1 livres  5 onces  4 gros 
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30  grains  d’eau.  Voyez  à i’ Article  des  grès,  les  procédés  que 
j’ai  employés  pour  connoîire  la  pclànteur  Ipccitique  de  celle 
mine,  élant  sèche,  ou  pénélrée  d’eau. 

ARTICLE  III. 

Platine, 

La  platine  efl  un  métal  blanc  comme  l’argent,  très- 
fixe  au  leu,  & plus  pelant  que  l’or.  Elle  n’éprouve  aucune 
altération  ni  à l'air  ni  à l’eau.  Elle  eli  peu  duéiile,  à moins 
qu’elle  ne  lôii  parfaitement  purifiée  de  toute  fubllancc 
étrangère;  mais  (i  elle  t(l  très-pure,  elle  eft  alTez  duclile 
pour  être  palîée  à la  filière,  même  en  fil  très-délié,  fans  fe 
rompre.  Au  feu  ordinaire  elle  eft  abfolument  infufiblc  : 
mais  M.  La  voilier,  de  l’Académie  des  Sciences,  eft  parvenu 
à la  fonilre  aifémenl , en  fouftlant  le  feu  avec  de  l’air  pur , 
improprement  appelé  air  de’phlogifiijue', 

1 8.  Platine  en  grenaille  brute.  Cette  platine  m’a  été  fournie 
par  M.  Tillet,  telle  qu’on  la  trouve  dans  la  mine,  où  elle 
eft  mêlée  de  beaucoup  de  fer,  outre  celui  avec  lequel  elle  le 
trouve  elle-même  combinée.  J’en  ai  retiré  , le  mieux  que 
j’ai  pu,  par  le  moyen  d’un  barreau  aimanté,  les  grains  de  fer 
ifolés.  Pour  la  peler  liydroflaliquement,  je  me  fuis  fervi,  pour 
la  foutenir  dans  l’eau  , d'un  petit  vaiè  de  verre , foutenu  lui- 
même  par  un  petit  fil  d’argent,  def<]uels  j’ai  cherché  à con- 
noître  Je  poitls  & la  perte  dans  l’eau  , pour  ne  pas  faire  entrer 
ces  quantités  dans  le  réfultat.  C’eft  un  moyen  très-limple  & 
très-commode  qui  m’a  été  indiqué  par  M.  Tillet. 

La  quantité  de  platiné  que  j’ai  employée , pefôit  3 onces 
7 gf®*  59  T gfaiiw.  ou  2291^  grains  ; elle  a perdu  dans 
l’eau  diftillée  2 gros  2 | grains,  ou  146  f grains;  ce  qui 
donne  fâ  pefànieur  fpécifique,  comparée  à celle  de  l’eau 
diftillée,  : : 156017  fioooo.  Doit  il  fuit  que  le  pouce 
cube  de  celte  platine  pèfê  10  onces  o gros  65  grains;  &le 
pied  cube  pèle  1092  livres  1 once  7 gros  17  grains. 
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• Platine  en  grenaille,  décapée  par  l'efprit  - de -fel.  Cette 
platine  efl  lu  meme  que  la  précédente,  mais  qui  a été  pafTâ- 
biemeiit  bien  dépouillée  de  lôn  fer  par  l’efprit-de-fel.  C’ell 
encore  M.  Tillei  qui  me  l’a  fournie,  après  l’avoir  lui-même 
décapée.  La  quaniité  que  j’en  ai  employée  pefoit  3 gros 
grains,  ou  24}  grains:  elle. a perdu  dans  l’eau  difliilée 
14  f grains:  ce  qui  donne  pour  là  pefànteur  Ipécilîque 
167521  : d’où  il  fuit  que  le  pouce  cube  de  la  platine , ainfi 
décapée,  pèle  10  onces  6 gros  62  grains;  & le  pied  cube 
pèfe  I 172  livres  10  onces  2 gros  55)  grains, 
ip.  Platine  brute , fondue.  Cette  platine  m’a  été  fournie  par 
M.  Lavoifier,  qui  l’a  fait  fondre  dans  le  creux  d’un  charbon, 
en  lôufHant  le  lèu  avec  de  l’air  pur.  Elle  étoit  mê-lée  de  tout 
le  fer  avec  lequel  elle  fe  trouve  dans  la  mine.  La  quantité 
que  j’ai  employée,  pelbit  i gros  1 8 f grains,  ou  po  7 grains; 
elle  a perdu  dans  l’eau  dillillée  6 7V  grains;  ce  qui  donne 
pour  la  pefànteur  fpécilique  146263.  Le  pouce  cube  de 
cette  platine  peferoit  donc  p onces  3 gros  60  grains;  & le 
pied  cube  1023  livres  i 3 onces  3 gros  47  grains. 

30.  Platine  purifiée , fondue.  Celte  platine  m’a  encore  été  fournie 

par  M.  Lavoifier,  qui  l’a  fait  fondre  , de  même  que  la  précé- 
dente , dans  le  creux  d’un  charbon , en  Iburtlant  le  feu  avec 
de  l’air  pur.  Elle  a fondu  bien  plus  aifément  & plus  parfai- 
tement que  celle  qui  étoit  mêlée  & combinée  avec  le  fer, 
La  quantité  que  j’en  ai  employée , pelbit  14  ÿ grains  : elle 
a perdu  dans  l’eau  diltiliée  -J-  de  grain  ; ce  qui  donne  pour 
fa  pelanteur  Ipécifique  ipyooo.  Ainfi  le  pouce  cube  de 
• cette  platine  pèle  1 2 onces  5 gros  8 grains  ; & le  pied  cube 
1365  livres. 

^ Platine  purifiée , forgée.  Cette  platine  m’a  été  fournie  par 
M.  le  Comte  de  Sickingen,  Miniltre  plénipotentiaire  de 
l'Éleéleur  Palatin  près  la  Cour  de  France,  qui  l’a  féparée 
lui-même  du  fer  qui  lui  ell  ordinairement  mêlé,  8c  l’a  fait 
forger  en  barreau.  Celui  qu’il  m’a  fourni  pefoit  3 gros  40  -J- 
grains,  ou  256  7 grains:  il  a perdu  dans  l’eau  dillillée 
1 2 ÿ grains  ; ce  qui  donne  pour  fa  pefànteur  Ipccifiquç 
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203366.  D'où  il  fuit  que  le  pouce  cube  de  celte  plalliie 
ainfi  forgée  pciêroit  13  onces  1 gros  32  grains;  & ie  pied 
cube  pèleroit  1423  livres  Ü onces  7 gros  67  graiiu. 

Platine  putifiéc , pajfée  par  la  filière.  Cette  platine  m’aauHî 
été  fournie  par  M.  le  Comte  de  Sickingen.  Le  (il  que  j'ai 
employé  pelbit  63  | grains  : il  a perdu  dans  l’eau  diüillée 
3 grains;  ce  qui  donne  pour  fa  pelanteur  fpécilique  210417, 
d’environ  f - plus  grande  <)ue  celle  de  la  précédente;  parce 
que  h prellion  que  le  métal  éprouve  en  pareil  cas,  ell  tres- 
conlidérable.  Un  pouce  cubo  de  platine,  aulli  fortement 
comprimée,  pèleroit  donc  13  onces  j gros  8 grains;  & un 
pied  cube  pèleroit  1472  livres  14  onces  y gros  46  grains. 

Julqu’ici  l’orétoit,  de  tous  les  corps  que  nous  connoif. 
fions,  le  pies  denfe  & le  plus  pefant  : depuis  ces  nouvelles 
connoi  fiances,  l’or  n’a  plus,  dans  ce  genre-là,  que  le  fécond 
rang;  le  premier  elt  dû  à la  platine. 

CHAPITRE.  I I.  • 

Métaux  imparfaits. 

O N appelle  métaux  imparfaits , ceux  qui  , comme  les 
précédens,  ont  la  duélilité,  mais  qui  ne  (ont  fixes  au  feu 
que  jufqu’à  un  certain  point  , qui  , pafle  ce  point  , s’y 
détruilêm  par  fbn  aélion  continuée  & aidée  du  concours 
de  l’air,  & qui  s’y  changent  en  uneelpèce  de  terre,  appelée 
chaux  métallique.  Tels  lont  le  cuivre,  le  fer,  l’étain  & le 
plomb. 

ARTICLE  I. 

Cuivre, 

Le  cuivre  eft  un  métal  rouge , ou  d’une  belle  pouleur 
orangée,  5c  brillant  dans  l’endroit  de  la  fraélure.  Il  ell  le 
plus  fonore  de  tous  les  métaux:  après  le  fer,  il  ell  le  plus 
dur,  le  plus  éiaflique  5c  le  plus  difficile  à fondre.  Sa  duéli- 
lité approche  de  celle  de  l’argent  : 5c  fa  ténacité  efl  moindre 
que  celle  de  l’or,  du  fer  5c  de  l’argent." 
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Il  y a deux  lôries  de  cuivre  employées  dans  les  Arts  ; 
favoir,  le  cuivre  rouge,  qui  eft  le  cuivre  pur;  &.  le  cuivre 
jaune  ou  laiton,  qui  eft  un  alliage  compolé  d'environ  trois 
parties  de  cuivre  rouge  très -pur,  & une  partie  de  zinc, 
qui  change  fa  couleur  en  un  beau  jaune  approchant  de  celui 
de  l’or.  J’ai  éprouvé  ces  deux  f;rtes,  i l'unplen.ent  fondues; 
z.°  fortement  comprimées  ou  écrouies.  J’ai  joint  à cela  la 
pelànteur  de  quelques  mines  de  cuivre,  ÔC  de  quelques  lubf- 
tances  cuivreufês. 

Cuivre  rouge , fondu , fans  écroui.  Pour  avoir  le  cuivre 
fondu  le  plus  plein  poffible , & dans  lequel  il  ne  fe  trouvât 
aucune  foufflure , j’ai  penfé  qu’il  vaudroit  mieux , après  l'avoir 
fondu , le  laifTer  refroidir  lentement  dans  le  creufèt , plutôt 
que  de  le  jeter  en  moule.  J’ai  donc  pris  du  cuivre  de  rolette: 
je  l’ai  fait  fondre  dans  un  petit  creufet  neuf  : je  l’ai  laiflé 
long-temps  en  fufion;  après  quoi  je  l’ai  laific  refroidir  lente- 
ment dans  le  fourneau  : cela  m’a  donné  un  petit  culot  que 
j’ai  bien  limé  tout  autour,  pour  en  ôter  toutes  les  inégalités. 
Ce  culot  pefoit  4 onces  1 gros  67  grains  : il  a perdu  dans 
l’eau  diflillée4gros  2 5 grains;  ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur 
fpécifïque  77880.  Ainli  le  pouce  cube  de  cuivre  rouge  pèle 

5 onces  O gros  28  grains;  & le  pied  cube  pèfe  545  livres 
2 onces  4 gros  3 j grains. 

Cuivre  rouge  pajfé  à la  filière.  Pour  avoir  du  cuivre  rouge 
qui  fût  fortement  comprimé , j’ai  pris  de  ces  cylindres  de 
cuivre  qu’on  a paffés  à la  filière.  Le  cylindre  de  cuivre  rouge 
dont  j’ai  fait  ufage,  pefoit  i once  7 gros  16  ^grains:  il  a 
perdu  dans  l’eau  diflillce  i gros  5 i 7 grains;  ce  qui  donne 
pour  la  pefanteur  fpécibque  88785.  Ainfi  le  pouce  cube  de 
cuivre  rouge  aulTi  fortement  comprimé  pèferoit  5 onces 

6 gros  3 grains;  & le  pied  cube  pèlèroit  62 1 livres  7 onces 

7 gros  26  grains. 

Cuivre  jaune  fondu , fans  e'croui.  J’ai  pris  du  cuivre  jaune 
en  planche  tout  neuf,  & l’ai  fait  fondre  & refroidir  de 
môme  que  le  cuivre  rouge  : cela  m’a  donné  un  culot  que 
j’ai  bien  limé  pour  en  ôter  les  inégalités  & la  partie  du 
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cuivre  qui  avoit  perdu  fou  zinc.  Ce  culot  pelbit  j onces 
4 gros  1 4 grains  : il  a perdu  dans  i’eau  dillillce  5 gros 

1 P grains  ; ce  qui  donne  pour  fa  pelanteur  fpécifique  8 3 9 5 S. 
D’où  il  fuit  que  iepouçe  cube  de  cuivre  jaune  pèiê  5 onces 
3 gros  38  grains;  & le  pied  cube  pèle  587  livres  11  onces 

2 gros  26  grains. 

Cuivre  jaune  pajfe'  à la  filière.  Pour  avoir  du  cuivre  jaune 
comprimé  par  une  force  fenfiblement  égale  à celle  qui  avoit 
comprimé  le  cuivre  rouge  dont  je  me  luis  lervi,  j’ai  pris  de 
incine  un  cylindre  pallé  par  la  filière.  Il  peloit  2 onces 
2 gros  3 4 -^grains:  il  a perdu  dans  l’eau  diflillé'e  2 gros 
I I ^grains;  ce  qui  donne  pour  là  pefanteur  fpécifique  83441. 
Le  pouce  cube  de  ce  cuivre  aufli  fortement  comprimé  pclè- 
soit  donc  5 onccs4gros2  2 grains;  & le  pied  cube  pèlèroit 
5p3  livres  i once  3 gros  10  grains. 

On  Ic-ra  fans  doute  étonné  de  trouver  le  cuivre  rouge  qui 
n’a  été  que  fimplement  fondu  & non  comprimé , moins  pefant 
que  le  cuivre  jaune , qui  n’a  pas  non  plus  été  comprimé  ; 
tandis  que,  lorfque  ces  deux  métaux  ont  été  battus,  ou 
autrement  comprimés,  c’efl  le  cuivre  rouge  qui  elt  fpécifi- 
quement  plus  pelant.  Je  crois  en  apercevoir  la  railbn. 

Le  cuivre  rouge  ell  un  métal  (impie;  au  lieu  que  le  cuivre 
jaune  eft  un  alliage  du  cuivre  rouge  avec  environ  un  quart, 
du  poids  total , de  zinc.  Mais  dans  ce  mélange  il  y a une  péné- 
tration réelle  des  deux  métaux  dans  les  pores  l’un  de  l’autre, 
telle  que  celle  qui  a lieu  dans  le  mélange  de  certaines  liqueurs  ; 
ce  (jui  en  augmente  la  denfité;  car  en  effet,  la  denfuc  ou 
pelanteur  fpécifique  de  ce  mélange  efl  plus  grande  que  ne 
l’exigent  les  denfités  particulières  des  deux  matières  qui  le 
compolcnt.  Ainfi,  quoique  le  zinc  que  l’on  mêle  au  cuivre, 
ait  moins  de  denlilé  que  ce  dernier  métal , cependant  ce 
mélange  ell  Ipécifiqitemeni  plus  pelant  que  le  cuivre  rotige 
lui-incme,  lorfque  l’un  & l’autre  de  ces  métaux  n’ont  été 
que  fondiis;  parce  que  les  pores  du  cuivre  font  en  partie 
remplis  par  le  zinc,  de  meme  que  ceux  ilu  zinc  le  font 
probablement  par  le  cuivre,  Mais  lorfque’  ces  métaux  font 
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comprimés  par  une  grande  force,  le  cuivre  rouge,  qui  n’a 
rien  admis  d’ciranger  dans  lès  porcs,  cède  davantage  à la 
comprelTion , & acquiert  par-là  plus  de  denfité  : au  lieu  que 
le  cuivre  jaune,  qui  a déjà  été  pénétré  par  le  zinc  qui  eft 
moins  pelant  que  lui , cède  moins  à la  force  qui  le  comprime: 
c’eft  pourquoi , dans  ce  dernier  cas , le  cuivre  rouge  Ce  trouve 
Ijiéciiiquement  plus  pcfant  que  le  cuivre  jaune  , quoique  dans 
le  premier  cas  ce  lôit  le  cuivre  jaune  qui  Ibit  le  plus  pefant 
des  deux  ; de  forte  que  la  comprelTion  augmente  la  denfitc 
du  cuivre  rouge  d’environ  |,  tandis  qu’elle  n’augmente  celle 
du  cuivre  jaune  que  d’environ 

On  a pu  remarquer,  dans  ce  que  nous  avons  dit  de  l’argent, 
que  là  denfité  ou  pelànteur  fpécilique  augmente  d’autant  plus 
par  Técroui,  que  le  métal  contient  plus  d’alliage.  Ici,  c’ell  le 
contraire:  la  denfité  du  métal  fimple  augmente  beaucoup  plus 
par  l’écroui  que  ne  le  fait  celle  du  métal  allié.  La  railbn  en 
eft  bien  fimple:  dans  l’argent  allié  avec  le  cuivre,  non-feu- 
lement il  n’y  a pas  de  pénétration  des  deux  métaux  dans  les 
pores  l’un  de  l’autre  , mais  les  parties  ne  paroiftènt  pas  même 
autant  rapprochées  quelles  pourroient  l’être.  La  comprelTion 
N qui  furvient  occaflonne  ce  rapprochement  ; ce  qui  augmente 
beaucoup  la  denfité  : au  lieu  que  dans  le  cuivre  allié  avec 
le  zinc  il  y a une  pénétration  réelle  des  deux  métaux:  leurs 
pores  font  en  partie  remplis  par  une  matière  étrangère  ; ce 
qui  empêche  que  la  comprelTion  produile  un  aulTi  grand 
ellèt.  Le  calcul  fuivant  en  va  donner  la  preuve. 

Nous  avons  dit  que  le  cuivre  jaune  eft  un  alliage  com- 
pofé  de  trois  parties  de  cuivre  rouge  & d’une  partie  de  zinc, 
mefurant  par  le  poids.  Nous  avons  dit  aulli  que  la  pefanteur 
fpécilique  du  cuivre  rouge  eft  à celle  de  l’eau  diftillée 
: : 77880  : loooo.  Nous  verrons  ci-après  que  la  pefanteur 
fpécilique  du  zinc  eft  à celle  de  Teau  diftillée  : : yipoS 
: 1 0000.  Si  donc  nous  fuppoibns  une  malle  de  cuivre  rouge 
pelîmt  77880  grains,  laquelle  répondra  à un  volume  d’eau 
diftillée  pefant  loooo  grains,  les  -J  de  cette  mallé  de  cuivre 
rouge pèferont  58410  grains:  &le  quart  de  zinc,  que  l’on 
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y mêle  pour  l’allier,  pèfera  19470  grains.  Si  nous  fuppofons 
tie  mênie  une  mafiê  de  zinc  t'gale  en  volume  à une  maïïè 
d'eau  diilillée  pefant  10000  grains,  cette  maire  de  zinc 
pèlera  71908  grains,  qui,  divilès  par  4,  ne  donnent  que 
17977  gfai'is;  & I on  en  met  19470.  Par  confcquent  le 
volume  de  la  malîè  du  mélange  devroit  être  augmenté  d’en- 
viron Ÿt  • lieu  de  J 2 parties  en  volume,  favoir  39  parties 
de  cuivre  rouge  & 13  parties  de  zinc,  il  devroit  donc  y 
en  avoir  53.  Si  nous  divifons  77880  grains,  poids  du 
total,  par  5 3 ; le  poids  de  chaque  petit  volume  lèra  1469  j-*- 
grains,  qui  retranchés  de  77880  grains,  il  ne  reliera , pour 
le  poids  d'un  volume  du  mélange  égal  à un  volume  d’eau 
diilillée  pefant  10000  grains,  que  76410  grains.  C’ell 
en  elfet  ce  que  devroit  peler  un  pareil  volume  de  cuivre 
jaune,  fi  la  ilenfité  du  mélange  demeuroit  proportionnelle 
aux  denfités  particulières  des  fiibllances  qui  le  conllituent. 
Mais  fuivant  nos  expériences,  un  pareil  volume  de  cuivre 
jaune  pèlèroit  83938  grains:  donc  il  y a une  piénétration 
imitueile  de  ces  deux  fiibllances  dans  les  porcs  l’une  de 
l’autie , puifque  la  denfitc  du  mélange  ell  augmentée  de  près 
de  -7^. 

*3,  Mine  €Ü  cuivre  jaune.  Du  Cabinet  du  Roi.  C’ell  un  très- 
beau  morceau,  dégagé  de  toute  gangue,  qui  a 2 7 pouces, 
fur  environ  2 pouces,  & autant  d’e'paillèur.  Il  pèle  i livre 
7 onces  I gros  42  7 grains,  ou  1 3 362  7 grains  : il  a perdu, 
dans  l'eau  diilillée  3096  7 grains  : ce  qui  donne  pour  là 
pefanteur  Ijjécifique  43134.  Le  pouce  cube  de  cette  mine 
pèle  2 onces  6 gros  27  grains  : & le  pied  cube  302  livres 

I once  t gros  7 1 grains. 

24.  Mine  de  cuivre  foyeufe , ou  vert-de- gris  naturel.  Du  Cabinet 
du  Roi  (marquée  n."  12).  C’ell  un  morceau  très -pur, 
compolc  de  rayons  très-déliés , partant  d’un  centre  & allant 
en  diveigence,  Sç.  dont  la  couleur  ell  d'un  beau  vert  lâtiné. 

II  a I 7 pouce  de  long  fur  13  on  14  lignes  de  large.  II 
pèle  I once  3 gros  3 2 7 grains,  ou  988  7 grains  : il  a perdu 
dan;  l’eau  difiilL’e  276;^  grains  : ce  qui  donne  pour  là  pefanteur 

Ipccifiqiie 
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' . (î'écifique  35718.  Le  pouce  cube  pèle  a onces  i gros 
37  grains  : & le  pied  cube  250  livres  o once  3 gros 
24  grains. 

25,  Bleu  Ae  montagne.  Du  Cabinet  du  Roi.  C’eft  un  morceau 
très-pur, ayant  la  figure  d’un  hemilphère, d’environ  1 1 lignes 
de  diamètre.  11  efl  compofë  de  (Iries  déliées,  dont  la  couleur 
eft  d’un  très-beau  bleu  de  lapis.  Il  pèle  4 gros  1 8 grains, 
ou  306  grains:  il  a perdu  dans  l’eau  dilliilée  84  f grains: 
ce  qui  donne  pour  la  pefanteur  (pécifique  3(1082.  Le  pouce 
cube  pèle  2 onces  2 gros  5 i grains  : & le  pied  cube  252 
livres  ^ onces  i gros  34  grains. 

2(>.  Malachite.  Du  Cabinet  du  Roi.  C’tll  un  morceau  bien 
pur,  de  18  lignes  de  long  fur  \ 6 lignes  de  large  ,&  environ 
3 lignes  d’épailTeur.  11  eft  veiné  de  vert-clair  & de  vert- 
loncé , & reçoit  un  aflèz  beau  poli.  Il  pèfe  i once  o gros 
3 I X grains,  ou  6oy  grains  : il  a perdu  dans  l’eau  diAillée 
i66  f grains;  ce  qui  donne  pour  fu  pefanteur  (pécifique 
3^412.  Le  pouce  cube  pèfe  2 onces  2 gros  63  grains;  Sç. 
le  pied  cube  254  livres  14  onces  1 gros  1 1 grains. 

A R T 1 C L E I I. 

Fer  & Acier. 

Le  fer  eA  un  métal  d’un  grîs  ibmbre,  mais  brillant  dans 
l’endroit  de  la  fraélure.  Il  eA  le  plus  dur  & le  plus  claAique 
de  tous  les  métaux,  & en  même  temps  le  moins  duélile 
& le  plus  difficile  à fondre.  Il  eA  prefque  auffi  fonore  que 
l’aigent;  & fa  ténacité  ne  le  cède  qu’à  celle  de  l’or. 

J'ai  éprouvé  le  fer,  i .“  Amplement  fondu  ; z.°  forgé  & mis 
en  barres  ; 3 fortement  écroui  ou  battu  à froid  ; 4.®  battu 
à chaud. 

2-,,  Fer  fondu,  M,  le  Comte  de  Buflbn  m’a  donné  un  petit 
' morceau  de  fonte  de  fer , qui  m’a  paru  très-pure  & dégagée 
de  matières  étrangères:  il  pefoit  i once  4 gros  58  4 grains, 
çu  022  T gtaius  : il  a perdu  dans  l’fcau  diAillée  1 gros 

- D 


Digitized  by  Google 


26  P ES  ANTEV  R S P ÉC 1 F IQU  E 
J 6 grains,  on  128  grains  : ce  qui  donne  fa  pefanteur  fpéci- 
nque  à celle  de  l’eau  diüilice  : : 72070  : 10000.  Ainfi 
le  pouce  cube  de  cette  fonte  pèfe  4 onces  t gros  27  grains; 
& le  pied  cube  pèle  j 04  livres  7 onces  6 gros  j 2 grains. 
a8.  Fer  forgé,  en  barre,  écroai  ou  non  écroui.  J’ai  pris  enfuite 
mi  morceau  d'une  barre  d’excellent  fer  de  Berry,  fort  doux, 
que  j'ai  fait  bien  limer  par-tout , pour  ôter  toute  la  rouille, 
& afin  que  l’eau  s’y  appliquât  exa^emenU  II  pe(bit7  onces 
2 gros  3 P grains , ou  42 1 5 grains  ; il  a perdu  dans  l’eau 
dillillée  7 gms  37  7 grains,  ou  541  ^grains:  ce  qui  donne 
fa  pefanteur  rpecifique  à celle  de  l’eau  difliilce  : : 77880 

10000.  D’où  il  luit  que  le  pouce  cube  d’un  tel  fer  pèle 
5 onces  o gros  28  grains;  & le  pied  cube  pclêroit  54 j 
livres  2 onces  4 gros  3 5 grains. 

il  faut  remarquer  que  la  pefanteur  Ijsccifique  varie,  non- 
feulement  dans  les  differentes  cfpèces  de  fer,  mais  encore 
dans  dificrens  morceaux  du  même  fer.  Cette  variété  n’efl 
pas  très-confidcrabie  ; la  plus  forte  que  m’aient  fournie  mes 
épreuves  a été  d’environ  7^-.  Cela  vient  fans  doute  de  ce 
que  les  lames  qui  compofènt  le  fer  , ne  fe  touchent  pas 
parfaitement , & que  les  vides  qu’elles  laiffent  entr’elles  font 
plus  ou  moins  grands.  . 

Le  fer  qui  a été  mis  en  barre  augmente  rarement  de 
denfité  par  l’écroui , fans  doute  parce  qu’il  l’a  déjà  été  forte- 
ment en  le  mettant  en  barre  ; & quand  il  en  augmente, 
c’eft  d'une  très-petite  quantité  : la  plus  forte  augmentation 
que  j’en  aie  trouvée  dans  mes  épreuves  a été  de  — ,V,-.  H 
arrive  beaucoup  plus  lôuveiit  qu’il  diminue  de  denlité  par 
cette  voie,  & cela  arrive  fùremeiU  s’il  a été  écroui  dans  les 
deux  lèns  oppôlés,  comme,  par  exemple,  lorfqu’une  barre 
quarrée  a été  battue  à froid  fur  lès  quatre  côtés.  J’ai  cru  en 
apercevoir  la  raifon  ; voici  celle  que  j’ai  Ibupçonnée.  £n 
Iwttant  à frpid  une  Barre  de  fer  dans  un  lèns  feulement,  on 
peur  quelquefois  rapprocher  fes  lames  les  unes  des  autres , 
de  farjOii  à diminuer,  lôn  volume,  & augmenter  par  confe- 
quem  fa  denCté.  Cêft  ce  qui  m’efl  arrivé;  mais  une  fois 
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lèulement,  comme  je  l'ai  difjj  dit,  Sl  cela  n'a  été  que  d’une 
très-petite  quaiiti.é.  Si  enlûite  on  bat  à froid  cette  barre  dans 
l’autre  lèns,  (ès  latnes,  déjà  rellèrrces  fur  elles -mêmes,  & 
devenues  plus  dures  par  l'écroui , ne  pouvant  plus  le  relferrer 
davantage , la  pecculiloii  les  écarte  les  unes  des  autres  en 
les  courbant;  elles  laiilênt  entr'elles  des  vides  plus  ou  moins 
grands;  ce  qui  en  augmente  le  volume,  & en  diminue  la 
denfité.  J’ai  voulu  voir  li  mon  Ibupçon  cloi.t  fondé  ; j'ai  donc 
pris  un  morceau  de  fer  qui , n’ayant  été  battu  à froid  que 
dans  un  lèns , avoit  un  peu  augmenté  de  pefanteur  Ipéci- 
frque;  je  l'ai  fait  battre  à froid  dans  l'outre  feus  ; fa  pelanteur 
Ipécifiqne  a été  beaucoup  plus  diminuée  par  ce  lecond  écroui , 
qu’elle  n’avoit  été  augmentée  par  !e  premier;  car  fon  aug- 
mentation dans  le  premier  cas  n'a  été  que  d'environ  7^5-7; 
& là  diminution  dans  le  fécond  a été  d’environ  7^7. 

Cela  prouve  qu’en  battant  une  barre  de  fer  à ifoiJ,  on 
court  les  rifques  il’y  produire  des  gerçures,  & de  l’affuiblir, 
G’eft  une  remarque  alTez  importante  pour  les  Arts, 

J’ai  enfin  fait  rougir  ces  morceaux  de  fer,  qui  avoient 
été  écrouis , & les  ai  fait  battre  fortement  à chaud  : par  ce 
procédé,  letir  denlité  a regagné  ce  qu’elle  avoit  perdu  par 
l’écroui;  de  forte  qu’elle  s’ell  trouvée,  à très-peu  de  choie 
près , la  même  qu’elle  étoit  dans  leur  état  primitif,  étant  un 
peu  moindre  dans  quelques  morceaux , & un  peu  plus  grande 
dans  d’autres;  mais  la  diflerence  n’a  été  que  d’environ 

U Acier. 

L’acier  n’étant  autre  choie  que  du  fer  préparé  & converti 
en  acier  par  le  moyen  d’un  cément,  je  le  fais  entrer  dans 
cet  article , comme  celui  auquel  il  appartient. 

J’ai  éprouvé  l’acier,  \°  fans  être  ni  écroui  ni  trempé; 
étant  écroui  & non  trempé;  3.“  étant  écroui  & enfuite 
trempé;  4°  étant  trempé  & non  écroui.  J’ai  joint  à cela  la 
pefanteur  de  quelques  mines  de  fer , Sc  de  quelques  fubt 
tances  ferrugineufes. 

Dij 
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p.  Acier  ni  trempe' ni  e'eroui.  J'ai  pris  un  morceau  du  meilleur 
acier  d'Angleicrre  en  barreau,  tout  neuf,  tel  cju’on  le  trouve 
chez  les  Alarchands;  je  l'ai  fait  bien  limer  par  tout,  pour 
ôter  toutes  les  inégalités  de  fa  furface.  Il  s'ed  trouvé  peler 
1 2 onces  6 gros  47  -J-  grains  , ou  739  i -j-  grains  ; il  a perdu 
dans  l’eau  diÜillée  i once  5 gros  7 grains,  ou  p43  grains: 
ce  ejui  donne  pour  fa  pefinteur  Ijjécirique  7833  i.  D'où  il 
fuit  qu'un  j)ouce  cube  Je  cet  acier  pèlèroit  3 onces  o gros 
44  grains;  & le  pied  cube  pèferoit  548  livres  3 onces 

0 gros  41  grains. 

* Acier  e'eroui  & non  trempé.  Un  morceau  du  même  acier, 
après  avoir  été  bien  écroui , s’ell  trouvé  peler  1 1 onces 

1 gros  3 ÿ grains,  ou  641  i f grains;  il  a perdu  dans  l'eau 
diftillce  I once  3 gros  2 j a grains,  ou  8 17  ^grains  : ce  qui 
donne  pour  la  pefanteur  Ipécifique  78404.  Sa  denfité  n'aug- 
mente donc  par  l’écroui  que  d’environ  Ainfi  le  pouce 
cube  de  cet  acier  jsèlêroit  j onces  o gros  47  grains  ; & le 
pied  cube  pèlèroit  348  livres  13  onces  i gros  71  grains. 

* Acier  écroui  & enfuite  trempé.  Le  même  morceau  d’acier 
écroui,  après  avoir  été  trempé  de  tout  Ibn  dur,  s'ell  trouvé 
peler  i i onces  o gros  6 3 grains , ou  640 1 grains  ; il  a 
perdu  dans  l'eau  dillillée  i once  3 gros  26  ^ grains,  ou 
8 1 8 i grains  : ce  qui  donne  pour  là  pefanteur  Ipécifique 
78180.  Cela  prouve  que  la  denfité  de  l’acier  diminue  plus 
par  la  trempe,  qu’elle  n'augmente  par  l’ccroui  : car  elle  eft 
diminuée  par  la  trempe  de  & elle  n’étoit  augmentée 
par  l’écroui  que  d’environ  -,  Le  pouce  cube  de  cet  acier 
ne  pèlèroit  donc  que  3 onces  o gros  jp  grains;  & le  pied 
cube  ne  pèferoit  que  347  livres  4 onces  i gros  20  grains. 

f Acier  trempé  & non  écroui.  Un  autre  morceau  du  même 
acier,  qui  a été  trempé  de  tout  Ton  dur,  làns  avoir  aupa- 
ravant été  écroui , s’eft  trouvé  peler  i 1 onces4gros  i4grains, 
ou  6638  grains;  il  a perdu  dans  l’eau  dillillée  1 once 
3 gros  37  grains,  ou  84^  j grains;  ce  qui  donne  pour 
la  pefanteur  Ipécifique  7 8 163.  Ü’oii  l’on  voit  que  là  pefanteur 
Ipécifique  eft  à peu-près  la  même  que  celle  de  l’acier  précédent, 
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qu!  avoît  été  fortement  écroui  avant  d’être  trempé;  fa  denfité 
étant  diminuée  de  fon  état  primitif  d’environ  & la 

denliié  de  l’acier  qui  avoit  été  écroui  avant  la  trempe,  étant 
diminuée  auflî  de  Ibn  état  primitif  d'enviroti  Ce  qui 
prouve  que  l’aéiion  du  feu,  avant  de  le  tremper,  avoit  ôté 
à l’acier  écroui  à peu  - près  l’augmentation  de  denfité  qu’il 
avoit  acquilê  par  l’écroui.  Le  pouce  cube  de  cet  acier  ne 
pèferoit  donc  que  j onces  o gros  3 8 grains  ; & le  pied  cube 
ne  pèferoit  que  547  livres  a onces  a gros  3 grains. 

Ccsréfultats  nous  apprennent,  i.°  que  l’acier  par  la  trempe 
aitgmente  toujours  de  volume,  & par  coniéquent  diminue 
de  denfité  : a.°  que  l’acier,  dans  tous  les  cas , a une  pefanteur 
ipécilîque  plus  grande  que  celle  du  fer,  même  celle  qui  ell 
augmentée  par  l’écroui  ; ce  qui  paroîiroit  d’abord  confirmer 
l’opinion  qu’ont  aujourd'hui  les  Chimilles,  que  l’acier  e(l 
plus  fer  que  le  fer  qui  l’a  forme;  puifque  les  matières  étran- 
gères, qui  pourroient  lui  être  unies  en  pareil  cas,  ayant  une 
denfiié  moindre  que  la  Tienne,  devroient  alors  faire  diminuer 
cette  denfité  ; ce  qui  n’arrive  pas , comme  le  prouvent  mes 
expériences.  Mais  l'exemple  du  cuivre,  qui  au  moyen  du 
zinc,  moins  pefant  que  lui,  acquiert  une  pefanteur  fpécifique 
plus  grande  , doit  nous  faire  fufpendre  notre  jugement.  Il  fê 
pourroit  donc  faire  que  des  matières  étrangères,  moins  pelantes 
que  le  fer , en  remplilfant  en  grande  partie  fes  pores , pour 
en  faire  de  l'acier , lui  donnallênt  plus  de  denlité  , & par 
coniéquent  une  pefanteur  fpécifique  plus  grande.  Ce  qui  me 
donne  ce  foupçon,  c’ell  que  je  trouve  dans  l’acier  les  deux 
propriétés  les  plus  remarquables  des  métaux  alliés,  lavoir,  la 
plus  grande  uilibilité , & la  plus  grande  dureté  & roideur 
dans  fes  parties. 

Mine  de  fer  prifmati^ue.  M.  DefmareA , de  l’Académie 
des  Sciences,  m’en  a fourni  un  prifme  tétraèdre,  d’environ 
14  lignes  de  long,  &.  de  j lignes  de  coté  dans  un  léns, 
& de  J lignes  feulement  dans  l’autre  léns.  11  eA  coupé  obli- 
quement aux  deux  extrémités  , & eA  mêlé  d’un  peu  de 
quartz.  11  pèfe  7 gros  37  f grains,  ou  541  ^ grains  : il  a 
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perdu  dans  l’eau  diftilltîe  73  •{■  grains  : ce  qui  donne  pour  /â 
pefanteur  fpécifique  7354.8.  Le  pouce  cube  de  cette  mine 
pèfèroit  4 onces  6 gros  10  grains:  & le  pied  cube  514 
livres  13  onces  3 gros  i grain. 

, Mine  de  fer , dite  Wolfram.  Du  cabinet  de  M.  Rome  de 
rille.  C’ed  un  morceau  défiguré  irrégulière,  qui  pèle  6 gros 
37  grains,  ou  ^6^  grains  : il  a perdu  dans  l’eau  diftillèe 
65  f grains  : ce  qui  donne  pour  la  pefanteur  Ijsccifique 
71 J.  Le  pouce  cube  de  cette  mine  pcleroit  4 onces 
4 gros  66  grains  : & le  pied  cube  4p8  livres  5 onces  6 gros 
52  grains.  Je  ne  fais  11  cette  mine  ell  le  vrai  Volfram  des 
Suédois. 

Mine  de  fer  fpe'cnlaire.  Du  cabinet  de  M.  Sage.  C’ell  un 
beau  morceau , très-pur , d’environ  2 pouces  de  long , fur 
14  lignes  de  large,  & j lignes  d’épailfeur.  Il  relTemble  à 
de  l’acier  poli.  Il  elt  un  peu  attirable  à l’aimant.  Il  pèle 

3 onces  O gros  7 grains,  ou  1735  grains:  il  a perdu 
dans  l'eau  dillillée  33*8-  grains  ; ce  qui  donne  pour  là 
pefmteur  Ipécifique  52180.  Le  pouce  cube  de  cette  mine 
pèfèroit  3 onces  3 gros  4 grains:  Ücle  pied  cube  365  livres 

4 onces  I gros  20  grains. 

Mine  de  fer  lenticulaire.  Du  Cabinet  du  Roi.  C’ell  un  beau 
groupe  de  crillaux  lenticulaires , d’environ  3 -j-  pouces  de 
long,  fur  I f pouce  de  largeur  moyenne  & 2 pouces  de 
haut.  11  ed  très -pur;  & chaque  crillal  ell  brillant  comme 
l’acier  poli.  Il  agit  un  peu  lur  l’aimant.  11  pèle  13  onces 
3 gros  44  grains , ou  7748  grains  : il  a perdu  dans  l'eau 
dilÜllée  1546  grains  : ce  qui  donne  pour  fa  pelânteur  Ipéci- 
fique  50 1 1 6.  Le  pouce  cube  de  cette  mine,  en  le  fuppofant 
plein,  pèlèroit  3 onces  i gros  71  grains:  & le  pied  cube 
350  livres  12  onces  7 gros  6j  grains. 

Mine  de  fer  oOaidre,  Du  Cabinet  du  Roi.  Cette  mine, 
qui  vient  de  Corfe,  ell  complice  de  petits  crillaux  oèlaèdres 
noirâtres,  tous  féparcs  les  uns  des  autres.  Ils  n’ont  aucnita 
aélion  fur  l’aimant.  J’en  ai  pelé  piulieurs  enlèmble,  & j’ai 
employé  pour  fnpport  un  petit  vafe  de  verre , comme  je  l’ai 


Digitized  by  Google 


DES  Corps.  31 

fût  pour  pefer  la  pialine  en  grenaille.  (Voyez  V article  Je  la 
platine.)  Ils  pefoient  tous  enfemble  40  -J  grains  : ils  ont  perdu 
dans  l’eau  didiliée  8 ^ grains  : ce  qui  donne  pour  leur 
pelanteur  Tpecifique  49394.  Le  pouce  cube  de  cette  mine 
uèferoit  3 onces  i gros  44  grains:  & le  pied  cube  345 
livres  12  onces  1 gros  3 grains. 

JJ,  Mine  de  fer  noire  de  Suède.  Du  Cabinet  du  Roi.  C’cft 
un  morceau  très-pur,  de  figure  irrégulière,  qui  a environ 
a 7 pouces  de  long  fur  i 7 pouce  de  largeur  moyenne, 
ik  1 4 â I y lignes  d'épaillèur.  La  couleur  de  cette  mine  efl 
noirâtre.  Elle  pallê  pour  la  plus  riche  de  toutes  les  mines  de 
fer , & efl  attirable  à l’aimant.  Ce  morceau  pèfe  1 o onces 
I gros  42  -^grains,  ou  5874'^  grains  ; il  a perdu  dans  l'eau 
difUllée  1155  -J  grains  : ce  qui  donne  pour  (a  pelanteur 
Ipécifique  46783.  Le  pouce  cube  de  cette  mine  pèfe  3 onces 
1 gros  1 7 grains  : & le  pied  cube  3 4 1 livres  7 onces  5 gros 
41  grains. 

3 6.  Aline  de  fer  Heue  de  Suède.  Du  Cabinet  du  Roi , mar- 
quée/■p.  C’efl  un  gros  morceau  de  ligure  irrégulière,  qui  a 
environ  3 polices  de  long , fur  i 7 pouce  de  largeur  moyenne, 
& 25  lignes  de  hauteur  inoy'emie.  Cette  mine  efl  d'un  gris 
tirant  fur  le  gros  bleu  : elle  efl  pure,  excepte  qu’il  y a fur 
un  bout  une  légère  couche  de  quartz.  Ce  morceau  agit  fur 
l’aimant.  Il  pèfe  2 livres  1 once  5 gros  5 3 f grains , ou 
J 9421  grains  : il  a perdu  dans  l'eau  diflillée  3990  7 grains: 
ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  fpécifique  48  670.  Le  pouce 
cube  de  cette  mine  pèfe  3 onces  i gros  1 7 grains  : & le 
pied  cube  340  livres  1 1 onces  o gros  23  grains. 

3^.  Aline  de  fer  grife  de  Suède.  Du  Cabinet  du  Roi.  C’efl  un 
morceau  défiguré  irrégulière , qui  a environ  2 pouces  7 lignes 
de  long,  fur  18  lignés  de  largeur  moyenne,  & 18  lignes 
d'épaiffeur.  Sa  couleur  efl  un  gris  fonce  : il  efl  très  - pur , 
£c  n’agit  point  fur  l’aimant.  Il  pèfe  1 livre  o otice  3 y 
gros,  ou  9432  7 grains  : il  a perdu  dans  l'eau  diflillée 
20 1 6 -J  grains  ; ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  fj^écifique 
4,677p.  lie  pouce  cube  sje  cette  mine  pèfe  3 onces  o gros 

' I 
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I 8 grains  : & le  pied  cube  3 27  livres  6 onces  i gros 
66  grains. 

3 8.  Mme  de  fer  fpalhique.  Du  Cabinet  du  Roi.  C’eü  un  très-beau 
morceau , d’une  ligure  irrégulière , & très-pur,  qui  a environ 
3 -7  pouces  de  long , fur  2 -7  pouces  de  large , & 2 pouces 
d'épailFeur.  H efl  d’un  blanc-laie  & jaunâtre  , & a le  brillant 
du  Ipaih  étincelant.  Il  n’agit  point  fur  l’aimant.  Il  pèfe  1 livre 

5 onces  3 gros  éq.  -7  grains,  ou  12376  7 grains  : il  a perdu 
dans  l’eau  dilliliée  3370  7 grains  : ce  qui  donne  pour  là 
pefanteur  Ipécilique  36720.  Le  pouce  cube  de- cette  mine 
pèle  2 onces  3 gros  3 grains  : & le  pied  cube  237  livres 
O once  5 gros  9 grains.  Suivant  les  Chimiiles,  dans  cette 
mine  le  1er  ell  roinéralilé  avec  le  zinc. 

jp.  Mine  de  fer  cubique.  Du  Cabinet  du  Roi.  C’ell  un  cube 
de  1 1 lignes  de  côté , & 1 4.  lignes  de  hauteur.  Il  ed  drié 
fur  touies  lès  faces;  & il  n’y  a pas  deux  faces  de  fuite  qui 
aient  les  dries  dans  le  même  fens.  Il  y a fur  une  des  faces 
quelques  petits  morceaux  de  quartz  qui  y font  adhérens.  Il 
n’agit  point  fur  l’aimant.  Il  pèle  2 onces  2 gros  7 grains , 
ou  1303  grains:  il  a perdu  dans  l’eau  dillilléê  372  grains: 
ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  fpécifique  3 5027.  Le  pouce 
cube  de  cette  mine  pèle  a onces  2 gros  i z grains  : & le 
pied  cube  24.3  livres  3 onces  o gros  14  grains.  Suivant  les 
Chimides,  dans  cette  mine  le  fer  ed  minéralifé  avec  le 
zinc. 

40.  Mine  de  fer  hépatique.  Du  Cabinet  du  Roi.  C'ed  un 
morceau  de  ligure  irrégulière,  qui  a environ  3 pouces  de 
long  , fur  2 pouces  de  large  & 1 pouce  d’épailleur  moyenne. 
Il  pèle  10  onces  ^ gros  28  grains^  ou  3932  grains:  il  a 
perdu  dans  l’eau  dilliliée  1 706  grains  : ce  qui  donne  pour 
fa  pefanteur  fpécifique  34771.  Le  pouce  cube  de  celte  mine 
pèle  2 onces  2 gros  2 grains:  & le  pied  cube  243  livres 

6 onces  2 gros  39  grains.  Suivant  les  Chimides,  dans  cette 
mine  le  fer  ed  minéralifé  avec  le  zinc. 

* Mine  de  fer  hépatique  pénétrée  d'eau.  Ce  même  morceau 
Je  ptine  a admis  dans  les  pores  i gros  i 3 grains  d’eau  , 

un 
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lin  peu  moins  de  ^ de  foii  poids.  11  pefbit  donc,  ainfi 
pninétré  d’eau,  6oip  grains:  il  a perdu  dans  l’eau  dilliilée 
1706  grains  : ce  qui  donne  pour  la  pelânteur  fp<!cifique 
35281.  Le  pouce  cube  pèferoit  2 onces  2 gros  2 1 grains: 
& le  pied  cube  24.7  livres  7 onces  3 gros  56  grains.  Un 
pied  cube  de  celte  mine  pourroit  donc  retenir  4.  livres  1 once 
O gros  69  grains  d’eau.  Voyez  à WtrtkU  des  Grès  , les 
procédés  que  j’ai  employés  pour  connoître  la  pelânteur  Ipé- 
cilîque  de  cette  mine , Ibit  sèche , Ibit  pénétrée  d’eau. 

41.  He'mathite  flrie'e.  Du  Cabinet  du  Roi.  C’efl  itn  beau  mor- 
ceau, bien  pur,  rouge  du  côté  extérieur,  & couleur  de  fer 
dans  la  fraélure.  Il  a environ  2 pouces  7 lignes  de  long, 
fur  ib  lignes  de  large  & 8 lignes  d’épaillêur.  11  agit  (iir 
l’aimant.  11  pèfe  3 onces  4 gros  7 grains,  ou  2023  grains: 
il  a perdu  dans  l’eau  diftillée  413  grains  : ce  qui  donne  pour 
la  pefanteur  Ij)écifique48983.  Le  pouce  cube  de  cette  mine 
pèle  3 onces  i gros  29  grains:  & le  pied  cube  34a  livres 
1 4 onces  o gros  5 5 grains. 

42.  He'mathhe  terreufe.  Du  Cabinet  du  Roi  , marquée  / j. 

C’ell  un  gros  morceau , bien  pur , d’environ  3 j pouces  de 
long , fur  2 7 pouces  de  largeur  moyenne , & i pouce  d’épail- 
feur.  Cette  mine  ell  d’un  adêz/beau  rouge,  & n’a  aucune 
aélion  fur  l’aimant.  Ce  morceau  pèfe  1 livre  i once  3 gros 
5 5 ou  100^3  grains  : il  a perdu  dans  l’eau 

dillitlée  281b  -J-  grains  ;<ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur 
fpécifique  3 573  i.  Le  pouce  cube  de  cette  mine  pèfe  2 onces 
2 gros  3 8 grains  : & le  pied  cube  250  livres  i once  6 gros 
70  grains. 

* He'mathite  terreufe  pe'nétre'e  efeau.  Ce  meme  morceau  de 
mine  a admis  dans  fes  pores  6 gros  66  ^ grains  d’eau,  un 
peu  moins  de  ~ de  fon  poids.  Il  pelbit  donc,  ainfi  pénétré 
d’eau,  10562  grains:  il  a perdu  dans  l’eau  dillillée  28i6{- 
grains:  ce  qui  donne  pour  là  pefanteur  Ipécifique  37502. 
Le  pouce'  cube  pèferoit  2 onces  3 gros  3 2 grains  : & le  pied 
cube  262  livres  8 onces  i gros  57  grains.  Un  pied  cube 
de  cette  mine  poqrroit  donc  retenir  1 2 livres  6 onces  2 gros 
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5 P grains  d’eau.  Voyez  à \ article  des  grès  , ies  procédés  que 
l'ai  employés  pour  connoître  la  pefanteur  Ipécifîque  de  celle 
mine,  ainii  que  celle  des  deux  crayons  rouges  qui  vont 
fuivre , lôit  éiani  fecs , Ibil  ciant  pénéircs  d'eau. 

Êmeril.  Du  Cabinet  du  Roi.  Un  morceau  de  2 pouces 
8 lignes  de  long,  fur  i8  lignes  de  large  & p à lo  lignes 
d’cpaiOêur  moyenne,  pelbit  6 onces  i gros  ai  grains,  ou 
3 549  grains:  il  a perdu  dans  l’eau  dilliiice  po^.  \ grains: 
ce  qui  donne  pour  là  pelànteur  fpécifique  jpzzi.  Le  pouce 
cube  pèle  2 onces  q.  gros  24  grains  : & le  pied  cube  274 
livres  8 onces  6 gros  i grain. 

Crayon  rouge  fin.  Du  Cabinet  du  Roi , marqué  i 3.  C’ell 
un  morceau  d’environ  2 -j  pouces  de  long,  fur  7 lignes  de 
largeur  moyenne,  &.  7 à 8 lignes  d’cpaifieur.  Il  pèfej  once 
J gros  26  T grains,  ou  pé2  j grains  : il  a perdu  dans  l'eau 
dilliiice  306  f grains;  ce  qui  donne  pour  (à pefanteur  fpéci- 
lique  3 I 3p  i.  Le  pouce  cube  pèle  2 onces  o gros 20  grains:  ' 

&.  le  pied  cube  2 ip  livres  i i onces  6 gros  24  grains. 

Crayon  ronge  fin  , pe'nelre'  d'eau.  Ce  même  morceau  de 
crayon  rouge  a admis  dans  lès  pores  éo  grains  d'eau,  prelque 

de  fon  poids.  Il  pefoit  donc,  ainli  pcnélré  d’eau,  1022  ^ 
grains:  il  a perdu  dans  l'eau  dilUllée  30^  ÿ grains:  ce  qui 
donne  pour  In  pelànteur  rpécitique  33348.  Le  pouce  cube 
pèferoit  2 onces  i gros  2 1 grains  : & le  pied  cube  233  livres 

6 onces  7 gros  58  grains.  Un  piçd  cube  de  ce  crayon  pour- 
roit  donc  retenir  13  livres  1 1 onces  i gros  34  grains  d’eau. 

Crayon  rouge  grofiier.  Du  Cabinet  du  Roi.  C’eft  un  mor- 
ceau de  3 pouces  de  long,  fur  environ  1 1 lignes  de  large, 

& autant  d'cpaiHéur.  Le  grain  de  celui-ci  eR  un  peu  moins 
fin  que  celui  du  précédent.  Il  pcfe  4 onces  4 gros  62  grains, 
ou  26j4grains:  iiaperJu  dans  l’eau  dilliliée  887  ^grains: 
ce  qui  donne  pour  la  pelànteur  fpécilique  2ppo4.  Le  pouce 
cube  pèle  1 once  7 gros  3 6 grains  : & le  pied  cube  20p 
livres  5 onces  i gros  7 1 grains. 

Crayon  rouge  grofiier , pénétré  d'eau.  Ce  même  morceau  a 
admis  dans  ies  pores  2 gros  j i ~ grains  d’eau , un  peu  plus 
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de  de  fbn  poids.  Il  pefoit  donc,  ainfi  pénétré  d’eau, 
284P  Ÿ grains  il  a perdu  dans  l'eau  dilUllée  S 87  ~ grains  : 
ce  qui  donne  pour  l'a  pelànleur  (jiécifique  3 2 1 07.  Le  |>ouce 
cube  pèlèroit  2 onces  o gros  47  grains  : & le  pied  cube 
224  livres  1 i onces  7 gros  63  grains.  Un  pied  cube  de  ce 
crayon  pourroit  donc  retenir  1 5 livres  6 onces  j gros 
64  grains  d'eau. 

4^*  Aimant  des  Indes.  J’ai  fait  ulàge  d’un  très-bon  aimant  des 
Indes  qui  m’appartient  & qui  n'efl  pas  monté.  Il  elt  d’un 
grain  très-fin , très-compaéle  & noirâtre.  Il  a 2 pouces  de 
long,  20  lignes  de  large,  & 13  lignes  d’épailfeur  moyenne. 
Il  pèle  8 onces  5 gros  6 3 grains , ou  3033  grains  : il  a perdu 
dans  l’eau  difiillée  1180  grains  : ce  qui  donne  pour  fa  pefaii- 
teur  fpécifique  42437.  Le  pouce  cube  de  cet  aimant  pèle 
2 onces  6 gros  : & le  pied  cube  2^7  livres  o once  7 gros 
40  grains.  Je  mets  l'aimant  au  rang  des  mines  de  1er,  parce 
qu’il  en  ell  réellement  une,  & qu’il  contient  une  certaine 
quantité  de  ce  métal. 

A R T I C L E 1 1 I. 

Étain. 

L’Étain  efi  un  métal  d’une  couleur  blanche  qui  approche 
de  celle  de  d'argent,  mais  qui  eü  un  peu  plus  fombre.  Il  ell 
peu  duiflile.  Il  elt , après  le  plomb,  le  moins  dur  & le  moins 
élallique  de  tous  les  métaux.  ténacité  ne  lurpaflèaulFi  que 
celle  du  plomb  : & il  n’y  a que  l’or  &.  le  plomb  qui  lôietit 
moins  fonores  que  lui.  11  elt  celui  de  tous  les  métaux  qui 
lond  le  plus  aifément.  , 

J’ai  éprouvé  llx  fortes  d’étain,  1."  fimplement  fondu; 
2.“  bien  écroui;  lavoir,  l’étain  pur  de  Cornouailles,  l’étain 
de  Mélac , & les  quatre  (brtes  d’étain  qu’on  trouve  chez  les 
Potiers,  qui  font  l'étain  neuf,  i’ét«in  fin,  l'étain  commun  St 
l’étain  appelé  claire-éioffe.  J’ai  joint  à cela  la  pelanteur  de 
quelques  mines  d’étain. 

J'ai  lait  fondre  çes  métaux,  l’un  aptes  l’autre,  dans  une 

Eij 
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cuiller  de  fer,  & j’en  ai  formé  de  petits  plateaux  que  j’ai 
lailTé  refroidir  lentement , & dont  j’ai  ôté  avec  foin  toutes 
les  inégalités  de  la  furface , afin  qu’il  n’y  demeurât  aucune 
bulle  d’air  adhérente  lorique  je  les  ai  pelés  dans  l’eau. 

^7,  Étain  pur  de  Cornouailles , fondu.  Cet  étain  m’a  été  donné 
par  M.  du  Hamel , de  l’Académie  des  Sciences , qui  l'a 
rapporté  d'Angleterre,  & qu’il  m’a  dit  lui  avoir  été  procuré 
dans  toute  fa  pureté  par  le  moyen  de  Milord  Duc  de  Riche- 
mont.  Le  petit  plateau  de  cet  etatn  pefoit  3 onces  4 gros 
1 1 grains,  ou  2027  grains  : il  a perdu  dans  l’eau  diftiilée 
3 gros  Ô2  grains,  ou  278  grains;  ce  qui  donne  pour  là 
pelanteur  fpécifique  72^14.  Ainfi  le  pouce  cube  de  cet  étain 
pèfe  4 onces  j gros  5 8 grains  ; & le  pied  cube  pèle  5 i o 
livres  6 onces  2 gros  68  grains. 

* Étain  pur  de  Cornouailles , fondu  & écroui.  Ce  même 
plateau  , après  avoir  été  bien  écroui , a été  pelé  de  nouveau  ; 
il  pefbit  3 onces  4 gros  10  ÿ grains , ou  2026  7 grains: 
il  a {>erdu  dans  l’eau  diltillée  3 gros  61  grains,  ou  277 
grains;  ce  qui  donne  pour  fa  pelanteur  fpécifique  72PP4. 
Sa  denfité  e(l  donc  augmentée  par  l’écroui  d’environ  -777! 
d’où  il  fuit  que  le  pouce  cube  de  cet  étain,  ainfi  écroui, 
pèlêroit  4 onces  5 gros  6 1 grains  ; & le  pied  cube  pèlêroit 
510  livres  i 5 onces  2 gros  43  grains. 

Étain  de  Melac  fondu.  Cet  étain  m’a  été  procuré  par 
M.  Macquer,  de  l’Académie  des  Sciences , qui  m’en  a fourni 
piufieurs  échantillons , entre  lelquels  j’ai  trouvé  de  fi  petites 
dificrences  qu’on  peut  les  compter  pour  rien.  Le  plateau 
d’après  lequel  j’ai  conclu  (à  pefanteur  Ipécifique,  pelbit  10 
onces  I gros  58  ^grains,  ou  5870  -J  grains:  il  a perdu 
dans  l’eau  dillillée  1 once  3 gros  12  grains,  ou  804  |- 
grains  ; ce  qui  donne  p>our  fa  pefanteur  Ipécifique  725)63. 
Le  pouce  cube  de  cet  étain  pèle  donc  4 onces  5 gros  60 
grains  ; & le  pied  cube  pèfe  j 1 o livres  1 1 onces  6 gros 
6 1 grains. 

ff  Étain  de  Melac  fondu  & écroui.  Ce  même  plateau , après 
ttvoir  été  bien  écroui , pefoit  i o onces  i gros  38-^  grains  ; 
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car  il  s’en  eft  un  peu  détache  en  récrouiffant  : il  a perdu  dans 
l’eau  diÜillce  i once  3 gros  1 1 -f  grains,  ou  803  ^grains; 
ce  qui  donne  pour  là  pefanteur  Tpecifique  73063.83  denfité 
eft  donc  augmentée  par  l’écroui  d’environ  Le  pouce  cube 
de  cet  étain , ainfi  écroui , pèferoit  donc  4 onces  5 gros 
64  grains  ; & le  pied  cube  pèlèroh  3 1 1 livres  7 onces 
a gros  17  grains. 

A l’égard  des  diâerentes  fortes  d’étain  qu’on  trouve  chez 
les  Potiers,  j’en  ai  acheté  des  quatre  efpcces  chez  plufîeurs 
Marchands,  & les  ai  éprouvées.  J’y  ai  trouvé  des  différences 
qui  fè  réduilènt  à peu  de  chofê  dans  les  étains  qui  doivent 
avoir  peu  d’alliage,  tels  que  l’étain  neuf  & l’étain  fin;  mais 
qui  le  font  trouvées  plus  confîdérabies  dans  les  autres  efpèces. 
Pour  déterminer  leur  pefanteur  fjK'cifique  j’ai  choifi , dans 
chaque  efpèce,  celle  qui  avoit  le  moins  d’alliage,  c’efl-à-dire, 
celle  qui  étoit  fpécifiquement  la  moins  pelante  ; parce  que  je 
fuis  perfuadé  que  tous  les  Marchands  ne  manquent  p>as  de 
mettre , pour  le  moins , la  quantité  d'alliage  qu’on  leur  permet 

fiour  chaque  efpèce,  & dont  la  plus  forte  portion  efl  du  plomb. 
I ne  m’a  pas  été  pofTible  de  favoir  d’eux  quelle  efï  cette 
quantité  d’alliage  permife  pour  chaque  efpèce;  il  m’a  paru 
qu’ils  en  faifbient  un  fecret. 

J’ai  donc  déterminé  les  pefànteurs  fpécifiques  de  ces  quatre 
fortes  d’étain  , de  la  manière  fuivante. 

Étain  neuj  fondu.  Le  plateau  d’étain  neuf  pefbit  7 onces 
7 gros  33  V grains,  ou  435)1  f grains  : il  a perdu  dans 
l'eau  diflillée  i once  o gros  327  grains,'  ou  628  v grains; 
ce  qui  donne  pour  fâ  pefanteur  fpécifique  73013.  Ainfi  le 
pouce  cube  de  cet  étain  pcfe  4 onces  3 gros  62  grains; 
ie  pied  cube  pèfe  3 1 1 livres  i once  3 gros  47  grains. 

Étain  neuf  fondu  & écroui.  Ce  môme  plateau , après 
avoir  été  bien  éc(oui , pefbit , comme  ci-devant , 7 onces 
7 3 S Ÿ graine  > il  a perdu  dans  l’eau  diflillée  i once 

O gros  32  grains,  ou  628  grains;  ce  qui  donne  pour  fâ 
pefanteur  fj^cifique  731 13.  Sa  denfité  eft  donc  augmentée 
par  l’écroui  d’environ  de  même  que  celle  de  l’étain  de 
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Ak'lac , de  la  pureté  duquel  i’étain  neuf  approche  beaucoup. 
Le  pouce  cube  de  cet  élaiu,  aiiifi  écroui,  pèléroit  4 onces 
5 gros  66  grains;  & le  pied  cube  pèléroit  5 1 1 livres  12 
onces  7 gros  3 grains. 

Pttiinjin  fomJu.  Le  plateau  d’étain  fin  pelôit  7 onces  6 gros 

39  ■;  gfalns.  ou  4303  ^ grains:  il  a perdu  dans  l’eau  dillillée 

I once  O gros  16  ^ grains,  ou  602  j grains;  ce  qui  donne 
pour  làpeliinteur  Ipécihque  747dp.  D’où  il  fuit  que  le  pouce 
cube  de  cet  étain  pèle  4 onces  6 gros  56  grains;  & le  pied 
cube  pelé  523  livres  8 onces  2 gros  68  grains. 

Ptain  fin  fondu  & éiroui.  Ce  même  plateau  , après  avoir 
été  bien  écroui , pelôit  7 onces  6 gros  3 8 grains , ou 
4302  grains:  il  a perdu  dans  l’eau  dillillée  1 once  o gros 
22 grains,  ou  jp8  -J  grains  ; ce  qui  donne  pour  fa  pelanteur 
IjrécilKjue  7 3 154.  Sa  denfité  eft  donc  augmentée  par  l’écroui 
d’environ  7J— . Le  pouce  cube  de  cet  étain,  ainli  écroui, 
pèléroit  donc  4 onces  6 gros  71  grains;  & le  pied  cube 
pè-feroit  326  livres  5 onces  3 gros  3p  grains. 

Ehün  commun  fondu.  Le  plateau  d’étain  commun  pefoit 
8 onces  o gros  20  ^ grains,  ou  4628  ^grains:  il  a perdu 
dans  l’eau  dillillée  i once  o gros  8 fgrains,  ou  384  j:  grains; 
ce  qui  donne  pour  fa  pelânteur  Ipécifique  79200.  Le  pouce 
cube  de  cet  étain  pèTe  donc  3 onces  1 gros  3 grains;  & 
le  pied  cube  pèfe  534  livres  6 onces  3 gros  14  grains. 

Euiin  tù'/ claire-étülie,  Le  plateau  de  cette  efpcce 

d’étain  pefoit  8 onces  i gros  26  grains,  ou  4706  grains: 
ji  a perdu  dans  l’e;iu  dillillée  7 gros  30  7 grains,  ou  3 54  7 
grains;  ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  Ipécifique  84869. 
Ainli  le  pouce  cube  de  cet  étain  pèle  3 onces  4 gros  ; 2c  le 
pied  cube  pèfe  394  livres  i once  2 gros  43  grains. 

Ces  deux  dernières  efpèces  ne  changent  point  ou  prefque 
point  de  denfilé  par  l’écroui;  ce  qui  vient  lans  doute  de  ce 
qu’elles  font  alliées  avec  beaucoup  de  plomb,  que  nous  verrons 
ci-après  ne  guère  jdi.inger  lui-mème  de  denlité  par  cette  voie. 

II  paroîi  meme , par  les  réfuliats  ci-delTus,  qu’en  général  l’étain, 
Je  mtmequeleploinb,  aiigmeatç  peu  de  denlité  par  récroui, 
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Aufli  remarque-t-on  que  l’écroui  n’augmente  que  peu,  ou 
même  point , i’cladicité  de  ces  métaux. 

;5  j.  Aline  d'éuiin  rouge.  Suivant  les  Chimines , dans  cette  mine, 
ainli  que  dans  les  deux  fuivantes , l’ctain  ell  minéralifé  avec 
le  fer.  Celte  mine  efl  compofee  de  criÜaux  d’un  rouge  de 
grenat , & ayant  une  Zone  de  tranfparence.  Celui  dont  j’ai 
lait  ulâge,  & qui  m’avoit  été  donné,  pefoit  2 gros  5 5 grains, 
ou  ipp'j’  grains:  il  a perdu  dans  l'eau  dillilice  28  -^grains; 
ce  qui  donne  pour  (à  pefanteiir  fpécilique  ^9348.  Le  pouce 
cube  de  cette  mine  peferoit  4 onces  3 gros  6p  grains  ; & le 
pied  cube  q8  j.  livres  6 onces  7 gros  58  grains. 

J4.  Aline  Jétain  noire.  Du  Cabinet  du  Roi.  Ce  morceau  dl 
un  criflal  d’un  beau  noir  & tout-à-fait  opaque.  11  a environ 

I pouce  de  long  fur  1 o lignes  de  large  , & 8 lignes  d'epaif- 
Zèur.  11  pcfe  1 once  i gros  48  j- grains,  ou  6p6  jr  grains: 
il  a perdu  dans  l'eau  didillce  100  f grains  : ce  qui  donne 
pour  fa  pefanteur  fpécifique  6poop.  Le  pouce  cube  pèferoit 
4 onces  } gros  36  grains;  &le  pied  cube  48  3 livres  i once 
o gros  5 grains. 

J J,  Aline  d'étain  blanche.  Du  Cabinet  de  M.  Romé  de  l’Ide, 
marquée  X A f.  Ce  morceau,  qui  aune  figure  irrégulière, 
pèle  I once  o gros  137  grains , ou  5897  grains  : il  a perdu  . 
dans  l'eau  diüillée  987  grains  : ce  qui  donne  pour  fit  pefan- 
teur  Ipécifique  60076.  Le  pouce  cube  pèferoit  3 onces7gros 

I I grains  ; & le  pied  cube  420  livres  8 onces  4 gros  7 grains. 

ARTICLE  IV. 

Plomb. 

Le  PLO.MB  efl  un  métal  d’une  couleur  blanche  encoreplus 
fombre  que  celle  de  l’étain,  & tirant  un  peu  fur  le  gris-bleu. 

Il  eft  peu  duéliie.  Il  ell  le  moins  dur,  le  moins  élaltique  & le 
moins  fonore  de  tous  les  métaux.  C’eft  auHi  celui  qui  a le  moins 
de  ténacité.  Après  l’étain,  c’elt  celui  de  tous  les  métaux  qui 
fond  le  plus  aiféinent , ou  à une  moindre  chaleur. 

J’ai  éprouvé  le  plomb,  1°  funplement  fondu,  fans  être 
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battu,  ni  même  coulé;  z.°  après  avoir  été  fortement  battu  i 
froid  à coups  de  marteau.  J’ai  joint  à ceia  ia  pefanteur  de 
quelques  mines  de  plomb. 

56.  Plomb  fondu.  J’ai  pris  une  maflè  de  plomb , que  j’ai  fait 
fondre  dans  une  cuiller  de  fer,  & l’y  ai  enfuite  laiile refroidir 
lentement.  Après  quoi  j’ai  bien  limé  toute  1a  furface,  pour 
ôter  toutes  les  inégalités  & pour  emporter  la  portion  du  métal 
qui  s’étoit  décompoiee.  Cela  m’a  donné  une  elpèce  de  pla- 
teau qui  pefoit  7 onces  7 gros  56  grains,  ou  4592  grains: 
il  a perdu  dans  l’eau  diftillée  5 gros  44  7 grains , ou  404  7 
grains;  ce  qui  donne  pour  la  pelânteur  fpécilîqne  1 13523. 
Le  pouce  cube  de  plomb  pèle  donc  7 onces  2 gros  62  grains; 

,&  le  pied  cube  pèle  794  livres  10  onces  4 gros  44  grains. 

J’ai  enfuite  battu  ce  plomb  à coups  de  marteaii  : par  - li 
le  plateau  s’ell  aminci  ; mais  il  s’eft  étendu  en  proportion  ; 
de  lôrte  qu'en  le  peliint  de  nouveau,  j’ai  trouvé  qu’il  ne 
change  point,  ou  prefque  point  de  denlité  par  l’écroui.  J’y 
ai  cependant  trouvé , une  fois  feulement , une  différence  de 
7!^,  dont  le  plomb  battu  pelôit  plus  que  le  plomb  non  battu. 
Mais  cela  venoit  peut-être  de  ce  que,  dans  ce  morceau,  il 
y avoit  quelques  petites  foufflures;  puilque  c’efl  la  feule  de 
. mes  expériences  où  j’en  ai  trouvé  la  denfité  augmentée. 

57.  Mine  de  plomb  cubujue , ou  galene  cubujue.  Du  Cabinet 
du  Roi.  Ce  morceau  eft  dégagé  de  toute  gangue  & bien  pur. 
11  a environ  i -i  pouce  de  long  fur  1 6 lignes  de  large , & 
i pouce  d'épaillêur.  Il  ell  d’une  vraie  couleur  de  plomb. 
Il  pèle  I I onces  7 gros  46  grains,  ou  (5886  grains:  il  a perdu 
dans  l’eau  dillillée  907  7 grains  ; ce  qui  donne  pour  là 
pefanleur  fpécifique  75873.  Le  pouce  cube  pcfe  4 onces 
7 gros  25  grains:  & le  pied  cube  53  1 livres  i once  6 gros 
I 5 grains.  Ces  fortes  de  mines  tiennent  de  l’argent  , & 
quelquelois  en  affez  grande  quantité  pour  valoir  la  peine 
d’en  être  féparé.  Suivant  les  Cliimiftes , dans  cette  mine  le 
plomb  ell  minéralifé  avec  l’argent. 

58.  Aline  de  plomb  cornée.  Du  Cabinet  du  Roi.  C'ell  un  beau 
groupe  de  criltaux  , de  3 pouces  de  long , fur  2 pouces  de 

large 
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large  & i6  lignes  d’t'paîiîêur.  Il  pèfê  r 2 ouces  5 gros  5p  ^ 
grains,  ou  7331  ^ grains  : il  a perdu  dans  l’eau  didilléc 
1207  7 grains  : ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  fpccifique 
60717.  Le  pouce  cube  pèle  3 onces  7 gros  3 j grains;  & 
le  pied  cube  42  j livres  o “bnce  2 gros  3 i grains. 

5p.  //e  plomb  verte.  Du  Cabinet  du  Roi.  Suivant  les 

Chimilles  , dans  cette  mine  le  plomb  eft  mineralile  avec  du 
fer.  Le  morceau  dont  j’ai  fait  ufage,  efl  un  beau  groupe  de 
' criftaux  d’un  vert  tirant  un  peu  lur  le  jaune.  Ce  groupe  a 
environ  2 pouces  4 lignes  de  long,  fur  20  lignes  delar^e  , 
& 8 à 10  lignes  d’épailfeur.  Il  ell  mêlé  de  quelques  petits 
grains  de  quartz.  Il  pèfe  6 onces  3 gros  1 1 grains , ou 
3683  grains:  il  a perdu  dans  l’eau  diïlillée  6287  grains; 
ce  qui  donne  pour  la  pelànteur  (pécilique  j86oo.  Le  pouce 
cube  pèle  3 onces  6 gros  2 8 grains;  & le  pied  cube  4 1 o livres 
3 onces  I gros  43  grains. 

60.  Afi/ie  de  plomb  noire.  Du  cabinet  du  Roi,  marquée 
C’eft  un  beau  groupe  de  criflaux  npirs , qui  a environ  3 
pouces  de  long  fur  i 7 pouce  de  large,  & 2 pouces  d’épaiP- 
leur.  Il  pelé  1 2 onces  6 gros  1 i i grains  , ou  73  50  -J- grains  : 
il  a perdu  dans  l’eau  diïlillée  i 27^  grains  : ce  qui  donne 
pour  la  pelànteur  Ipécifique  57443.  Le  pouce  cube  pèle 
3 onces  5 gros  57  grains;  &le  pied  cube  402  livres  i once 
6 gros  J 2 grains. 

6 1.  Mine  de  plomb  blanche.  Du  cabinet  du  Roi.  C’ell  un  beau 
groupe  de  criHaux  blancs  & opaques , qui  a environ  3 4 
pouces  de  long  fur  2 7 pouces  de  large  , & 2 poucès  d'épaif- 

' leur  moyenne.  Il  pèfe  13  onces  4 gros  45  7 grains,  ou 
' 782  I 7 gr.ûiis  : il  a perdu  dans  l'eau  diïlillée  1 527  -j  grains; 
ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  fpécilique  40586.  Le  pouce 
cube  pèle  2 onces  5 gros  3 grains;  & le  pied  cube  284 
livres  i once  5 gros  4 grains. 

62.  Mine  de  plomb  blanche,  vitreufe.  Du  cabinet  de  M.  Sage. 

, Beau  morceau  bien  pur  & dégagé  de  toute  gangue,  qui  a 

environ  i -J  pouce  de  long  fur  1 5 lignes  de  large , & p lignes 
de  plus  grande  épaiû'tur.  Il  ell  prelque  parfaitement  tranljiarent. 
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& adêz  reireinblant  à du  fiint-glafs.  li  pèfè  3 onces  2 gros 
40  J grains , eu  1 p i 2 -{■  grains  : il  a perdu  dans  l'eau  dillillée 
291  X grains:  ce  tjui  donne  pour  fa  pefanteur  Ipccifique 
65585.  Le  pouce  cube  pèfe  4 onces  2 gros  i grain  ; & le 
pied  cube  459  livres  i once  4 gros  1 2 grains.  Celte  mine 
vient  de  Sibérie. 

63.  Aîine  Je  plomb  rouge.  Du  cabinet  de  M.  Rome  de  rifle. 
M.  Romé  de  I I Ile  m’a  prêle'  cinq  petits  crillaux  de  cette 
mine,  bien  purs,  & marejut's  /.  Ces  criflaux  font  des 
prifmes  cjuadrangul.iires,  dont  chaque  faceeft  un  rhomboïde, 
de  dont  chaejue  exlreanilc  eft  terminée  par  un  rhombe  ou  un 
rhomboïde.  Ces  crillaux  font  d’un  afléz  beau  rouge.  Ils  pefent 
tous  cinq  enlémble  70  7V  grains  : ils  ont  perdu  dans  l’eau 
dillille'e  1 1 j-  grains  : ce  qui  donne  pour  leur  pefanteur 
fpéeïfique  60269.  Le  pouce  cube  pelé  3 onces  7 gros 
18  grains;  & le  pievi  cube  421  livres  14  onces  i gros 
2 grains.  Pour  les  peler  enfemble , je  me  luis  forvi , pour 
fiipport,  d’un  petit  vafe  de  verre,  comme  je  l’ai  fait  pour 
peler  la  platine  en  grenaille.  (Voyez  ['article  platine.) 

A 63.  Satuniite.  La  fiiturnite  eft  une  elpèce  de  matle  qui  coule 
de  la  fonte  de  plomb,  que  l’on  foumet  au  grillage  dans  les 
mines  de  Bretagne,  tlle  m’a  été  fournie  p.ir  M.  Halfenfralz  , 
Sous-inipecleur  des  Mines  de  France.  Par  l’analyfo  qu’il  en 
a laite,  il  a trouvé  que  100  livres  de  cette  faturnite  conte- 
noient  40  livres  13  onces  6 gros  6 grains  de  plomb:  3 i 
livres  4 onces  de  cuivre:  4 livres  1 once  2 gros  48  grains 
de  fer:  2*  onces  i gros  66  grains  d’argent  : & 23  livres 
10  onces  5 gros  24  grains  de  loufre.  Le  morceau  que  j’ai  mis 
à l’épreuve,  pefoit  6 onces  5 gros  27  f grains,  ou  3843^ 
grains  : il  a perdu  dans  l’eau  dillillée  i once  1 gros  J-  de  grain, 
ou  648  î grains  ; ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  fpécilique 
59250.  Le  pouce  cubepêfo  donc  3 onces  6 gros  52  grains  ; 
ik  le  pied  cube  414  livres  12  onces.  Si  la  dcniité  de  ce 
mélange  étoit  proportionnellè  aux  denlités  particulières  des 
lubllances  qui  le  conflituent,  elleferoit  beaucoup  plus  grande 
qu’elle  n’ell.  .Mais  ce  qui  la  diminue , c’t-ft  la  grande  quantité 
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Je  fi)u (Hures  qui  fe  trouve  dans  la  itiailê  : quand  on  la  regarde 
avec  une  loupe,  on  la  voit  criblée  d'une  quantité  prodigieulë 
de  petits  trous.  Ce  qui  doit  faire  penlêr  que  la  pefanteur 
fpécifique  des  différentes  faturnites  doit  bt.aucoup  varier; 
parce  que  ces  vides  ne  fe  trouveront  pas  toujours  en  toutes , 
ni  en  incine  quantité,  ni  de  même  capacité. 

ORDRE  II. 

Demi  - Métaux. 

On  appelle  demi  • métaux , les  fubft.inces  métalliques  qui 
n’ont  point  ou  prefque  point  de  duélilité,  & i|ui  , comme 
les  métaux  imparfaits,  manquent  de  llxité  au  feu.  De  meme 

Î[ue  les  métaux  , ils  ont  une  grande  pelanteur  ; ils  entrent  en 
ufion  dans  le  feu  & y acquièrent  de  l’éclat  : ils  (ê  durcillent 
enfuite  ü l’air , en  prenant  à la  partie  fupérieure  une  furlace 
convexe.  Mais,  ce  qui  les  diftingue  des  métaux,  ils  fe  fubli- 
ment  ou  fe  réduifent  en  vapeurs,  lorfqu’on  les  expofe  à 
l’aélion  du  feu  ; & ils  ne  (ont  que  peu  ou  point  du  tout 
malléables. 

Nous  venons  de  dire  que  les  demi-métaux,  après  s’être 
fondus  par  l’aélion  du  feu , fe  durcilfent  enfuite  à l’air  : il 
faut  cependant  en  excepter  le  mercure,  qui  ell  toujours  en 
fulion,  parce  qu’il  ne  lui  faut  pour  cela  que  le  petit  degré 
de  chaleur  que  nous  appelions  froid.  Malgré  cela  il  paroît 
naturel  de  le  ranger  parmi  les  demi -métaux,  puilque,  de 
même  qu’eux , il  (è  lublime  & fe  réduit  très  - aifement  en 
v.apeurs , lorfqu’on  l’expofè  au  feu.  Nous  diviferons  donc  les 
demi-métaux  en  folides  & fluides.  Ils  vont  faire  le  fujetdes 
deux  Chapitres  fuivans. 

CHAPITRE  III. 

Demi-Métaux  /oFiJes. 

On  connoh  lèpt  efpèces  de  demi-métaux  Iblides , lavoir , 
le  zinc,  lebifmutb,  le  cobalt,  l’antimoine,  i’arlênrc,  lenikel 

Fij 
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& ia  molybdène.  Nous  en  allons  traiter  en  autant  d'articles 
particuliers  ; & j’y  joindrai  la  pelânteur  fpccifique  de  quel- 
ques-unes des  mines  qui  les  fournillènt. 

ARTICLE  I." 

Zinc. 

L E zinc  efl  un  demi-mètai  d’un  blanc  tirant  un  peu  fur 
le  bleu , ou  d’une  couleur  à peu-près  (emblable  i celle  du 
plomb.  Il  efl,  de  tous  les  demi-métaux,  le  moins  aigre  8c 
le  moins  cairant  : il  a même  un  certain  degré  de  duclilité  ; 
on  pourroit  prefquc  le  travailler  au  marteau,  fur -tout  lorl- 
(ju’il  a été  refroidi  dans  l’eau.  Il  entre  alTez  promptement  en 
fulion  au  ftu  ; il  en  exige  cependant  un  degré  plus  violent 
que  celui  qu’exige  l’étain  ou  l’antimoine.  Il  produit  , en 
s’allumant,  une  Hamme  jaunâtre  ou  verdâtre,  & fe  fublime 
Ibiis  la  forme  d’une  fumée  blanche , que  l’on  appelle  _feurs 
de  line. 

6^.  Régule  de  linc.  M.  Sage  , de  l’Académie  des  Sciences , 
m’en  a fourni  un  petit  culot,  qu’il  a parfaitement  bien 
purifié  & purgé  de  toute  fubftance  étrangère.  Ce  culot  avoit 
la  figure  d’un  cône  tronqué,  de  6 lignes  de  hauteur  , & dont 
le  grand  diamètre  étoit  de  i 3 -j-  lignes , & le  petit  diamètre 
de  J o lignes.  Il  pefoit  i once  6 gros  a8  ÿ grains , ou  1 03  6 y 
grains  : il  a perdu  dans  l’eau  dilUllée  1 44 1 grains  : ce  qui 
donne  pour  là  pefanteur  fpécifitjue  71^08.  Le  pouce  tube 
pèle  4 onces  5 gros  2 i grains;  & le  pied  cube  303  livres 
J onces  J gros  4 1 grains. 

Cy  Aline  de  ifnc , ou  blende.  Du  cabinet  du  Roi,  marquée  x • 
C’ell  un  morceau  d’une  figure  à peu-près  rhomboïdale,  qui 
a environ  2 pouces  de  long,  fur  13  3 14  lignes  de  large, 
& I o lignes  d’épaiHèur.  Il  ell  noir  & d’un  brillant  fpatheux. 
Il  pèle  4 onces  4 gros  44  \ grains , ou  2636  f grains  : il 
a perdu  dans  l’eau  diftillée  63  2 f grains  : ce  qui  donne  pour 
fa  pefanteur  Ipécifiqiie  41663.  Le  pouce  cube  pèle  2 onces 
5 gros  43  grains;  Ôc  le  pied  cube  2p  1 livres  1 0 onces  3 gros 
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'6o  grains*  Suivant  les  Chimides,  dans  cette  mine  le  ziiK; 
cft  mincralifé  avec  le  fer  & le  cobalt. 

66.  Calamine.  Du  cabinet  de  M.  Rome  de  l'ille.  Groupe  de 
crillaux , d’un  gris-blanc-làle,  & tirant  ui^  peu  fur  le  verdâire. 
Chaque  cridal  a la  figure  d’une  pyramide  à deux  jwintes. 
Ce  groupe , marque  2,7,.  D.  ^ , pèle  6 gros  6 ^ grains , ou 
* 438  grains:  il  a perdu  dans  l’eau  dillilice  124  grains: 
ce  qui  donne  pour  là  pelànteur  fpécifique  35236.  Le  pouce 
cube  pèlèroit  2 onces  2 gros  1^  grains;  & le  pied  cube 
246, livres  10  onces  3 gros  33  grains.  Suivant  les  Chimilles, 
dans  cette  mine  le  zinc  efl  mincralifé  avec  le  fer. 

ARTICLE  II. 

B'ifmuth. 

Le  bifmuth  eft  un  demi -métal  d’une  couleur  un  peu 
jaunâtre.  11  eft  aigre  & caflànt , & le  brife  aifément  Ibus  le 
marteau.  11  entre  en  fufion  à un  feu  modéré,  & long-temps 
avant  de  rougir  : en  fe  fondant , il  répand  de  la  fumée  ; il  ne 
fè  volatililè  cependant  point  au  feu.  Sa  contexture  intérieure 
paroît  compolée  de  cubes  formés  par  un  alTemblage  de  feuillets 
ou  de  lames. 

167.  Régule  de  bifmuth.  C ed  encore  M.  Sage  qui  m’en  a 
fourni  un  petit  culot  bien  purifié  & bien  purgé  de  toute 
fubdance  étrangère.  Ce  culot  avoit  la  meme  figure  & les 
mêmes  dimenlions  que  le  culot  de  régule  de  zinc.  Il  pelôit 
2 onces  3 gros  58  ^grains,  ou  1426  | grains:  il  a perdu 
dans  l’eau  didillée  145  grains:  ce  qui  donne  pour  fa  pefan- 
teur  fpécifique  ^8227.  Le  pouce  cube  pèle  6 onces  2 gros 
67  grains;  & le  pied  cube  687  livres  p onces  3 gros 
28  grains. 

'68.  Bifmuth  natif.  Du  cabinet  du  Roi.  J’en  ai  employé  p 
petits  morceaux  défiguré  irrégulière,  que  j’ai  pelés  enfemble, 
en  leur  donnant  pour  fupport  un  petit  valè  de  verre , comme 
je  l’ai  fait  pour  peler  la  platine  en  grenaille  ( Voyez  article 
de  la  platine  J.  Us  pefoient  tous  eafemblc  3 gros  63  | grains, 
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ou  27P  -i-grains  : ils  ont  perdu  dans  l’eau  dillilice  3 1 grains; 
ce  c]ui  donne  pour  leur  pefanteur  rpéciiîque  pozoz.  Le 
pouce  cube  pèle  3 onces  6 gros  ^6  grains;  & le  pied  cube 
63  I livres  6 onces»^.  gros  7 1 grains. 

Mine  de  bifmuth  en  plumes.  Du  cabinet  du  Roi,  marquée 
J/.  C’eft  un  gros  morceau  d’environ  5 pouces  de  long  fur 
3 pouces  de  large , & z jsouces  d’cpailleur  à un  bout,  & 

I pouce  à l’auire.  Sa  couleur  un  gris  brillant,  mêlé  de 
rougeâtre.  Il  pèle  z livres  p onces  o gros  66  grains,  ou 
23682  grains:  il  a perdu  dans  l’eau  dillillée  3417  grains: 
ce  qui  donne  pour  là  pefanteur  fpécifiq‘.ie437  1 i.  Le  pouce 
cube  de  cette  mine  pèfe  z onces  6 gros  48  grains;  & le 
pied  cube  303  livres  1 3 onces  3 gros  4 grains.  Suivant  les 
Chimilles,  dans  cette  mine  le  biiinutli  elt  minéralifé  avec 
l’arfenic. 

7°‘  Aline  de  bifmuth fulfurcufe  de  Suède.  Du  cabinet  de  M. 
Sage.  Morceau  à peu-pres  triangulaire,  d’environ  2 pouces 
7 lignes  de  bafe,  fur  1 f pouce  de  hauteur,  & 13  lignes 
de  plus  grande  épaillêur.  11  eft  compofe  de  lames  minces 
placées  les  unes  lur  les  autres , & a à peu-près  la  couleur  du 
plomi),  & falit  les  doigts  comme  lui.  Ce  morceau  tient  un 
peu  de  pyrite  cuivreufe.  Il  pèfe  7 onces  3 gros  3p-j grains, 
ou  4287  ^grains:  il  a perdu  dans  l’eau  dillillée  663  grains: 
ce  qui  donne  pour  là  "pefanteur  Iju'cifique  64672.  Le  pouce 
cube  pèle  4 onces  1 gros  38  grains;  & le  pied  cube  452 
livres  1 1 onces  2 gros  8 grains. 

ARTICLE  III. 

Cobalt, 

Le  cobalt  eft  un  demi -métal  d’une  couleur  pâle.  Il  eft 
dur,  mais  friable  & d’une  nature  prelque  terreufe.  Il  eft  allez 
fixe  dans  le  feu  : il  ne  s’y  enflamme  point  & n’y  donne 
point  de  fumée;  mais  il  entre  en  fulioii,  lorfjue  le  feu  eft 
violent.  Üi , apres  avoir  été  bien  calciné  & bien  pulvérifc , 
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on  le  fait  fonJre  avec  du  fei  alkali  & des  cailloux , il  donne  * 
un  verre  bleu,  qui,  étant  pulvérifc,  forme  le" bleu  dont  on 
fe  lêrt  pour  colorer  l’empois. 

Régulé  Je  cobalt.  M.  Sage  m’en  a encore  fourni  un  petit 
culot  bien  pur  & bien  purgé  de  tome  fubllance  étrangère. 
Ce  culot  avüit  i j lignes  de  diamètre  & 5 7 lignes  de  Iiau- 
leur.  11  pelôit  i once  j gros  6 j J grains,  ou  1001  grains: 
il  a perdu  dans  l’eau  dillillée  128  7 grains  : ce  qui  donne 
pour  fa  pelànteur  fpécilique  78119.  Le  pouce  cube  pèle 

5 onces  O gros  36  grains;  6c  le  pied  cube  546  livres  13 
onces  2 gros  45  grains. 

Les  manganaifes  font  des  mines  de  cobalt  ; c’eft  pourquoi 
je  les  mets  dans  cet  article.  Suivant  les  Cliimilles,  dans  ces 
mines  le  cobalt  ell  minéralifé  avec  le  zinc. 

Manganaife  flrie'e.  Du  Cabinet  du  Roi , marquée  1 6.  li.  y 2, 
C’eft  un  fuperbe  morceau,  compofé  d’aiguilles  très-déliées, 
qui  forment  des  faifeeaux  de  rayons  divergens.  Tous  ces 
laifeeaux  forment  un  groupe  d’environ  2 pouces  de  long 
fur  I 7 poucé  de  large , & i -J  pouce  de  haut , qui  pèle 

6 onces  5 gros  7 7 grains,  ou  3823  7 grains:  il  a perdu 
dans  l’eau  diftillée  803  7 grains:  ce  qui  donne  pour  là 
pefanteur  Ipécifique  47563.  Le  pouce  cube  pèle  3 onces 
O gros  48  grains  ; & le  pied  cube  332  livres  1 5 onces 
O gros  32  grains. 

Aianganaife  à petites  aiguilles.  Du  Cabinet  du  Roi  , 
marquée  20.  Morceau  de  figure  irrégulière  , compole 
d’aiguilles  courtes  6c  déliées,  qui  vont  aulii  en  divergence. 
Ce  morceau , qui  a environ  2 7 pouces  de  long  fur  2 pouces 
de  large  6c  1 -j  pouce  d’épailTeur  moyenne , pèle  1 4 onces 
3 8’’°*  3 9 i , ou  8 3 1 9 7 grains  : il  a perdu  dans  l’eau 
dillillée  1826  7 grains  : ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur 
fpécilique  45  347.  Le  pouce  cube  pèle  2 onces  7 gros  44 
grains  ; 6c  le  pied  cube  3 1 8 livres  i 3 onces  a gros  8 grains. 
Cette  mine,  en  fortant  de  l’eau,  fe  trouve  avoir,  à quelques 
parties  do  fa  furface , des  taches  jaunes  qui  dilparoillent  par 
le  frottement. 


4^  Pesanteur  s p éc  i f iqu e 

74.  Manganaife  à grandes  aiguilles.  Du  Cabinet  du  Roî  , 
tnarquce  //.  H,  yz.  Superbe  morceau  compofc  de  grandes 
aiguilles,  qui  ne  paroillênt  pas  aulli  divergentes  que  le  font 
celles  des  deux  manganailes  précédentes.  Ce  morceau,  qui 
eft  d’une  figure  irrégidière , a environ  4 pouces  de  long 
fur  3 pouces  de  large,  & 20  lignes  d’épailfeur  moyenne.  H 
pcfea  livres  3 onces  4 gros  66  -j- grains,  ou  205  147  grains: 
il  a perdu  dans  l'eau  dillilléc  4828  grains  : ce  qui  donne 
pour  là  pelanteur  fpécifique  42491.  Le  pouce  cube  pèle  « 

2 onces  6 gros  2 grains  ; & le  pied  cube  297  livres  6 onces 
7 gros  67  grains. 

jVIangewaiJe  éiailleufe.  Du  Cabinet  du  Roi.  Morceau 
d’environ  2 pouces  de  long  fur  i ^ pouce  de  large  & i 7 
j)ouce  d’épaideur.  Cette  manganaife  n’eft  pas  comjwfée  d’ai- 
guilles comme  les  précédenter*,  mais  de  grains,  dont  quel- 
ques-uns font  brillans  comme ''autant  de  petites  écailles.  Le 
morceau  dont  je  viens  de  parler , pèle  8 onces  7 gros  1 6 f 
grains  , ou  5 128  7 grains:  il  a perdu  dans  l'eau  diliillée 
1245  -^grains:  ce  qui- donne  pour  là  pefanteur  Ijic'cifique 
41 165.  Le  pouce  cube  pèle  2 onces  j gros  25  grains;  & 
le  pied  cube  :j88  livres  2 onces  3 gros  60  grains. 
y6.  Alanganaife  noire.  Du  Cabinet  du  Roi.  Petit  morceau 
d’environ  14  lignes  de  long,  fur  9 lignes  de  large&-4  à y 
lignes  d’épaiilêur.  Il  eft  d’un  noirâtre  mat  & fans  brillant, 

&L  paroîi  un  peu  terreux.  Il  pèfe  4 gros  42  grains,  ou 
330  grains:  il  a perdu  dans  l’eau  diliillée  89  7 grains: 
ce  qui  donne  pour  là  pelanteur  fpécifique  37076.  Le  pouce 
cube  pèle  2 onces  3 gros  16  grains;  & le  pied  cube  259 
livres  8 onces  4 gros  7 grains, 

* Manganaife  noire , pe'ne'trée  J eau.  Ce  même  morceau  a 
admis  dans  les  pores  17  7 grains  d’eau,  un  peu  plus  de 
de  fon  poids.  Il  pelbit  donc,  ainfi  pénétré  d’eau,  347  rJ- 
grains  : il  a perdu  dans  l’eau  diliillée  89  j grains  : ce  qui  i- 

donne  pour  là  pelanteur  Ipécifique  39039.  pouce  cube 
pèferoit  2 onces  4 gros  17  grains;  & le  pied  cube  273 
jjvres  4 onces  2 gros  68  grains.  Un  pied  cube  de  cette 

inanganaile 
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manganalfè  pourroit  Jonc  retenir  13  livres  1 1 onces  6 gros 
61  grains  d'eau.  Voyez  à \' article  des  grès  les  procédés  que 
j’ai  employés  pour  connoîlre  la  pefanteur  Ipécilique  de  celle 
mine,  foit  sèche,  lôit  pénétrée  d'eau. 

77.  Safre  lave',  ou  chaux  de  cobalt.  Du  Cabinet  du  Roi.  Il 
refléniblc  adéz  à un  fable  noirâtre.  Pour  le  peler  hydrofkti- 
quement,  je  me  fuis  lèrvi  pour  fupport  d’un  petit  vafe  de 
verre,  comme  je  l’ai  fait  pour  pefêr  la  platine  en  grenaille. 
( Voyez  l’article  platine ).  La  quantité  que  j’en  ai  employée 
pefoit  2 gros  i 7 grains,  ou  1457  grains  : elle  a perdu  dans 
l’eau  difliilée  41  7 grains  : ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur 
fpécifique  3 jocjo.  Le  pouce  cube  pèle  2 onces  2 gros  14 
grains;  & le  pied  cube  245  livres  10  onces  o gros  46 
grains. 

78.  Smalt , ou  verre  bleu  du  cobalt.  Du  Cabinet  du  Roi,  mar- 
qué iS.  Ce  verre,  qui  efl  fait  avec  le  fàfre,  la  potaflê  & 
des  cailloux,  efl  d’un  beau  bleu  de  lapis;  & lorfqu’il  efl 
pulvérilé  , il  forme  le  bleu  dont  on  fè  fert  pour  colorer  l’em- 
pois. Le  morceau  dont  j’ai  fait  ufage,  a environ  14  lignes 
de  long,  fur  12  lignes  de  large,  ik  6 lignes  d’épail leur 
moyenne,  il  pèfè  5 gros  68  grains,  ou  428  grains:  il  a 
perdu  dans  l'eau  difliilée  175  7 grains:  ce  qui  donne  pour 
là  pefanteur  fpécifique  24405.  Le  pouce  cube  pèfe  i once 
4 gros  47  grains  ; & le  pied  cube  170  livres  13  onces 
2 gros  63  grains. 

ARTICLE  IV. 

Antimoine. 

L’Antimoine  efl  un  demi-métal  d’une  couleur  blanchâtre. 
11  efl  li  aigre  & fi  caffant  qu'il  fè  brife  auffilût  qu’on  le  frappe 
avec  le  marteau.  C’efl  de  tous  les  demi  - métaux  celui  qui 
• approche  le  plus  du  cobalt.  Son  tiffu  ou  fa  compofilion  inté- 
rieure e(l  par  filets  & par  flries.  Il  fe  volalilife  entièrement 
au  feu , & il  communique  cette  propriété  aux  autres  métaux 
avec  lelquels  on  le  mêle.  Quand  il  efl  entré  en  fufion , il 
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devient  d’un  rouge -foncé.  Lorfqu’il  a clé  préalablement 
calciné,  il  devient  fufceptiblc  de  viirilication , le  verre 
en  lequel  il  le  change , eÜ  d’un  rouge-brun. 

7p.  Réjouie  tl'tunimoinc.  M.  Sage  m’en  a fourni  un  petit  culot 
bien  purgé  de  toute  lubftance  étrangère.  Ce  culot  avoit  la 
figure  d’un  cône  tronqué  de  6 lignes  de  hauteur  & dont 
le  grand  diamètre  étoit  de  i pouce  & le  petit  de  i o lignes. 
Il  pefoit  1 once  4 gros  2 grains,  ou  866  grains  : il  a 
perdu  dans  l’eau  diliülée  i ap  grains:  ce  qui  donne  pour 
fa  |Xr/ànteur  fpécifique  6yozi.  Le  pouce  cube  pèle  4 onces 

2 gros  5 4 grains;  &.  le  pied  cube  46^  livres  2 onces  2 gios 
5 P grains. 

80.  yl7/w  d antimoine  e'toik'e.  Du  Cabinet  du  Roi  , marquée 
L L,  Art,  i ly,  n.°  i.  Cette  mine,  qui  eft  d’un  noirâtre 
brillant,  ell  compofée  d'aiguilles  qui  partent  d’un  centre 
commun  & forment  des  elpèces  d’étoiles.  Le  morceau  dont 
j’ai  fait  ufage,  a environ  2 i lignes  de  long , lùr  i o lignes 
de  largeur  moyenne  & 6 lignes  d'épailfeur.  Il  pelé  i once 

3 gros  4 grains,  ou  7p6  ^ grains  : il  a perdu  dans  l’eau 
dillillée  177  grains  : ce  qui  donne  pour  là  pefanteur 
IpcciHque  44854.  Le  pouce  cube  pèle  2 onces  7 gros  ip 
grains  ; & le  pied  cube  3 1 3 livres  1 5 onces  7 gros 
13  grains. 

Si.  Mine  ef antimoine  tejfnlaire.  D14  Cabinet  du  Roi.  Morceau 

à pcu-près  triangulaire,  d'environ  2 ^ pouces  de  baie,  fur 
20  lignes  de  hauteur  & 14  lignes  d'épaiHêur.  Ce  morceau 
eft  très-pur,  & compolc  d’aiguilles  traverlees  par  d’autres 
aiguilles  ; ce  qui  donne  à chaque  partie  à peu-près  la  ligure 
d’un  dez.  11  pèle  7 onces  5 gros 4 grains,  ou  43p6  ^ grains  : 
H a perdu  dans  l’eau  dillillée  P73  -f  grains  ; ce  qui  donne 
pour  fa  pelàiiteur  Ipécifique  45165.  Le  pouce  cube  pèle 
2 onces  7 gros  30  grains;  & le  pied  cube  316  livres 
2 onces  3 gros  60  grains. 

82.  Mine  <ï antimoine Jféculaire,  Du  Cabinet  du  Roi.  Morceau 

d environ  3 -j-  pouces  de  long , fur  2 i lignes  de  large  & 

1 o lignes  d’épaifleur  moyenne.  Ce  morceau  ell  très-pur,  6c 
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compofc  d’aiguilles  larges  & brillantes  comme  un  miroir  à 
Ja  fraélure.  Il  pcib  6 onces  4 gros  27  ~ grains,  ou  3771  7V 
grains:  il  a perdu  dans  l’eau  dillillbe  pi2  7 grains  : ce  qui 
donne  pour  là  pefanteur  rpécilique  41  3 27.  Le  pouce  cube 
pèfe  2 onces  5 gros  3 i grains;  & le  pied  cube  zSp  livres 
4 onces  4 gros  7 1 grains. 

Aïiae  Jantimoine  cellulaire.  Du  Cabinet  du  Roi , marquée 
p.  Morceau  d’environ  18  lignes  de  long,  fur  17  lignes  de 
large  & 9 lignes  d’épailfeur.  Ce  morceau  ell  bien  pur,  & 
compolé  d’aiguilles  brillantes  & qui  laillènt  des  vides 
entr’elles.  Il  pèle  i once  4 gros  58  77  grains,  ou  922 
grains:  il  a perdu  dans  l'eau  dillillée  217  grains:  ce  qui 
donne  pour  fa  pefanteur  rpécifique  42532.  Le  pouce  cube 
pèle  2 onces  6 gros  4 grains;  & le  pied  cube  297  livres 
I I onces  4 gros  48  grains.  Ces  derniers  poids  font  énoncés 
tels  qu’ils  leroientfi  toutes  les  aiguilles  fe  touchoient,  & qu’il 
ne  reliât  aucun  vide  entr'eilcs. 

Antimoine  crud.  Du  Cabinet  du  -Roi.  Beau  morceau  de 
3 pouces  8 lignes  de  long,  fur  i 7 pouce  de  largeur  moyenne, 
& environ  i pouce  de  hauteur.  Ce  morceau  ell  compofé 
d’aiguilles  très-brillantes.  Il  pcfe  8 onces  i gros  1 5 -j  grains, 
ou  469  5 grains  : il  a perdu  dans  l’eau  dillillée  1155^ 
grains:  ce  qui  donne  pour  la  pefanteur  fjxcilique  40643. 
Le  pouce  cube  pèfe  2 onces  5 gros  5 grains  ; & le  pied 
cube  284  livres  8 onces  o gros  9 grains. 

Verre  ef  antimoine.  Ce  verre  ell  d’un  rouge-bnin  : M.  Cadet, 
de  l’Académie  des  Sciences , m’en  a fourni  un  morceau  qui 
pefoit  I gros  60  7 grains , ou  1387  grains  : il  a perdu  dans 
l’eau  dilliilée  28  grains  : ce  qui  donne  pour  là  pelànteur 
fpécifique  49464.  Le  pouce  cube  pèfe  3 onces  i gros  47 
grains  ; & le  pied  cube  346  livres  3 onces  7 gros  64 
grains. 


)Z  Pesanteur  spécifique 

ARTICLE 

A rfenic. 

L’Arsenic  efl  un  flemi- nicia!  aigre,  cafîimt  & tl'une 
nature  preitjue  faillie.  Il  efl:  ou  opaque  & d’une  couleur 
blanche  ; ou  Uaniparent , & alors  il  relfemble  aflez  à du  verre. 

H entre  en  fufion  au  feu  , & s’y  volatilife  entièrement  fous 
la  forme  d’une  fumée  blanche,  accompagnée  d’une  odeur 
d'ail  irès-dangereule.  Lorfque  cette  fumt’e  efl  refroidie,  elle 
fe  condenlê,  & furme  une  fubllance  blanche,  pelante  & 
demi-lranfparente.  C’efl  celle-ci  que  l’on  vend  ordinairement 
dans  les  boutiques,  ün  le  trouve  aufft  naturellement  pur  & 
dégage  de  toute  fubflance  terreufe,  pierreufe  ou  minérale, 
ün  le  nomme  alors  arfenic  vUrgc.  On  le  reconnoît  à fa  cou- 
leur, à fa  fumée  & à l’odeur  d'ail  qu'il  donne  dans  le  feu. 

S  C.  Régule  J’arfemc  naturel.  Du  cabinet  de  M.  Sage.  Le  régule 
d’arlènic  faciice  efl  très-fouvent  rempli  de  fôufliures  ; c'eft 
pourquoi  Al.  Sage  m’a  fourni  un  morceau  du  régule  naturel , 
qui  e(l  ordinairement  plus  plein.  Ce  morceau , qui  efl  de 
bgure  irrégulière , a environ  2 pouces  de  long,  lur  i ^ pouce 
de  large  & p à i o lignes  d’épaillêur  moyenne,  il  pcfe  6 onces 

6 gros  137  grains,  ou  3901  -J- grains:  il  a perdu  dans  l’eau 
diflillée  6jj  grains  : ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  fpécifique* 
57633.  pouce  cube  pèle  3 onces  5 gros  64  grains;  & 
le  pied  cube  403  livres  6 onces  7 gros  12  grains. 

Ç7.  Afme  tl’ arfenic  écailleufe.  Du  Cabinet  du  Roi.  Morceau  . 
de  figure  irrégulière,  d’environ  2 -j- poutes  de  long,  fur 
20  lignes  de  large  8c  13  lignes  d’épaiflêur.  Sa  couleur  efl 
un  gris-noirâtre,  mêlé  de  petits  points  brillans.  Il  pèle  1 livre 
O once  3 gros  6 grains , ou  943  8 ^ grains  : il  a perdu 
dans  l’eau  diflillée  1648  \ grains  : ce  qui  donne  pour  fit 
pefanteur  fpécifique  57249.  Le  pouce  cube  pèfe  3 onces 
3 gros  49  grains  : & le  pied  cube  400  livres  1 1 onces 

7 gros  7 grains. 

8  8 . Mine  (f  arfenic  tulercukufe.  Du  Cabinet  du  Roi.  Ce  morceau 

efl  un  groupe  de  tubercules  noirâtres , qui  a environ  22  lignes 
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de  long , fur  1 5 lignes  de  large  & 7 à 8 lignes  d’dpaiflèur. 
Il  pcfe  I once  7 gros  357  grains,  ou  1 1 1 5 •;  grains  : il  a 
perdu  dans  l’eau  diflillée  36 j grains  : ce  qui  donne  pour 
la  pelànteur  Ipécifique  30534.  pouce  cube  pèle  i once 
7 gros  60  grains;  & le  pied  cube  213  livres  1 i onces  6 
gros  33  grains. 

8p.  Chaux  d ar/enic  naturelle  & criflalUfée.  Pu  Cabinet  du  Roi. 

Ce  morceau , qui  a environ  2 7 pouces  de  long,  fur  20  lignes 
de  large  &L  7 lignes  d’èpailfeur,  elld’un  beau  blanc,  &coni- 
pofc  de  filets  délies  partant  d’un  point  commun  & allant  en 
divergence  : ces  allêmbiages  de  filets  forment  autant  de  ma- 
melons femblables  à ceux  des  üalaélites.  Ce  morceau  pèle 

1 once  6 gros  44  grains,  ou  1052  grains:  il  a perdu  dans 
l’eau  diflillée  424  ^ grains  : ce  qui  donne  pour  fa  pelanteur 
Ipécifique  24775.  pouce  cube  pèfe  i once  4 gros  6l 
grains;  & le  pied  cube  173  livres  6 onces  6 gros  2p  grains. 

po.  Verre  ftarjenic , ou  arfenic  des  bouti/jues.  Du  Cabinet  du 
Roi,  marqué  /05.  Morceau  d’environ  16  lignes  de 

long,  fur  I pouce  de  large  & i 5 lignes  d'épailleur.  11  e(l 
d’un  blanc  opaque  & mat , mais  brillant  à la  fraéfure.  Il  pèfè 
3 onces  O gios  537  graifis,  ou  1781  f grains  : il  a perdu 
dans  l’eau  diflillée  495^  grains  : ce  qui  donne  pour  fà  pelân- 
teur  fpécifique  3 5942.  Le  pouce  cube  pcfe  2 onces  2 gras 
55  grains;  fk  le  pied  cube  251  livres  9 onces  4 gros 

2 grains. 

9 I.  Orpiment  natif  feuiUete'.  Du  Cabinet  tlu  Roi.  Morceau  de 
I i pouce  de  long  , fiir  i 5 lignes  de  largeur  moyenne , & 
environ  6 lignes  d’épaiffeur.  Il  eft  compofé  de  lames  d’un 
jaune  d’or  & brillant.  Il  pelé  i once  3 gros  i 6 7 grains  , 
ou  808  7grains  : il  a perdu  dans  l’eau  diflillée  234  7 grains: 
ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  fpécifique  34522.  Le  pouce 
cube  pèfe  2 onces  i gros  65  grains  ; & le  pied  cube  241 
livres  1 o onces  3 gros  5 1 grains. 

92.  Re'atgar.  Du  Cabinet  du  Roi.  Morceau  d’environ  i 7 
pouce  de  long , fur  i pouce  de  large  & i 9 à 10  lignes 
d’épailTeur  moyenne.  11  elt  d’un  jaune-orangé , & ta  quelque 
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endroits  d’un  beau  rouge.  H pè(è  i once  2 gros  50  -^grains, 
ou  770  grains  : il  a perdu  dans  l'eau  diltillce  2 j o grains  : 
ce  cjui  donne  pour  fa  pelanleur  (pécibijue  33  384.  Le  jwuce 
cube  pelé  2 onces  i gros  22  grains;  & le  pied  cube  233 
livres  1 i onces  o gros  3 grains. 

3 . Alifpickel,  ou  mine  d'arjenic  blanche , ou  pyrite  arÇenkale. 
Du  Cabinet  du  Roi.  Beau  morceau  d’environ  2 ~ pouces  de 
long , fur  2 ponces  de  large  Sc  autant  d cpaillèur  moyenne. 
11  eit  d’un  gris  clair  & brillant.  Il  pèfe  2 livres  5 onces 
3 gros  19  7 grains,  ou  21  347  grains  : il  a perdu  dans 
l’eau  di(lillc-e  3296  grains:  ce  qui  donne  ^lour  la  pelànteur 
fpccHîque  63223.  Le  pouce  cube  pèle  4 onces  i gros  39 
grains  ; Sc  le  pied  cube  436  livres  8 onces  7 gros  38  grains, 
b'uivant  les  ChimiOes,  dans  cette  mine  l'arlênlc  e(l  minC' 
ralifc  avec  le  fer;  c’ell  fans  doute  ce  qui  lui  donne  une  fi 
grande  pefanteur  Ipccifique.  C’elt  aulfi  ce  que  l’on  appelle 
pyrite  arfenica/e. 

ARTICLE  VI. 

Nickel. 

Le  nickel  eft  une  fiibllance  métallique  que  les  ChimiHes 
regardent  comme  un  nouveau  demi -métal.  M.  Cronfled , 
MinéralogKle  Suédois,  en  a publié  la  découverte  dans  deux 
Mémoires  inférés  dans  les  Ades  de  l’Académie  des  Sciences 
de  StocLolm , pour  les*  années  1731  Sc  1734:  danslefquels 
il  établit,  d’après  l’examen  particulier  qu’il  en  a fait,  que  ce 
minéral  contient  une  matière  métallique  particulière  , & 
différente  de  toutes  celles  qui  font  connues.  D’autres  avoient 
prétendu  qu’il  contenoit  du  cuivre  , fans  cependant  que 
perlunne  en  ait  jamais  pu  tirer  : mais  il  paroit  qu’il  contient 
du  fer , du  cobalt  Sc  de  l’arfenic. 

94.  Régulé  de  Nickel,  M.  Sage  m’a  fourni  un  petit  culot  de 
ce  régule,  qu’il  a purifié  le  mieux  qu’il  lui  a été  polfible. 
Ce  culot  avoit  1 1 lignes  de  diamètre  Sc  8 lignes  dehaiKeur. 
Il  pefoit  I once  2 gros  38  ^ grains,  ou  778  -J grains  : il  a 
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perilu  dans  i’eau  dillillée  99  ^ grains  : ce  qui  donne  pour  iâ 
peianleur  Ipécifique  78070.  Le  pouce  cube  pciê  j onces 

0 gros  3 J grains;  & le  pied  cube  54.6  livres  7 onces 
6 gros  J 2 grains. 

95.  Aline  de  nickel , àhç  kupfer-nicke! , de  Saxe.  Du  cabinet 
de  M.  Sage.  Morceau  d’environ  i ^ p>ouce  de  long,  lur 

1 7 pouce  de  large  & i 7 pouce  de  plus  grande  épaiHeur. 
Il  elt  dégagé  de  toute  gangue.  Sa  couleur  e(l  d’un  jaune- 
rougeâtre.  11  pèle  12  onces  o gros  27  grains,  ou  6939 
grains  : il  a perdu  dans  l’eau  diüillée  1 043  grains  : ce  qui 
donne  pour  là  peiànteur  Ipécilique  66^8  1.  Le  pouce  cube 
pèfe  4 onces  2 gros  34  grains;  &.  le  pied  cube  465  livres 
5 onces  6 gros  70  grains. 

* Mine  de  nickel , dite  kupfer- nickel , de  Bohème.  Du  cabinet 

de  M.  Sage.  Gros  morceau  d’environ  2 7 pouces  de  long , 
fur  2 J lignes  de  large  & 20  lignes  d’épaillêur  moyenne. 
Sa  couleur  e(l , de  meme  que  celle  de  la  précédente  , d’un 
jaune  • rougeâtre.  II  e(I  aufîi  bien  dégagé  de  toute  gangue. 
Il  pèle  2 livres  o once  2 gros  9 grains,  ou  18585  grains: 
il  a perdu  dans  l’eau  diflilice  2812  7 grains:  ce  qui  donne 
]K)ur  là  peiàiileur  /pcciHque  66086.  Le  pouce  cube  pèle 

4 onces  2 gros  1 9 grains;  5c  le  pied  cube  462  livres  9 onces 

5 gros  4 grains. 

ARTICLE  VII. 

Molybdène. 

Jusqu’à  présent  la  molybdène  avoit  été  regardée 
comme  une  pierre  de  la  nature  de  celles  qui  font  compofées 
de  lames,  quoiqu’elle  en  dillcrât  beaucoup  par  la  peiànteur 
rpéciilque.  Mais  M.  Pelletier,  habile  Chimille,  a découvert 
que  c’ell  un  demi  - métal  ; puilqu’il  en  a obtenu  un  régule. 
Ce  régule  elt  en  grains  li  petits , qu’il  ne  m’a  pas  été  polCble 
de  le  peler  hydrollatiquement. 

Aîolybdène.  Du  Cabinet  du  Roi.  Comme  il  ell  très -rare 
de  la  trouver  pure,  j’ai  été  obligé  d’en  arracher  plulîeurs 
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jnorceaux  d’un  quartz  auquel  ils  étoient  adhcrens.  Pour  les 
pcfer,  je  leur  ai  donné  pour  Aipport  un  petit  vafe  de  verre, 
comme  je  l’ai  fait  pour  pefer  la  platine  en  grenailles.  ( Voyez 
Yarlicle  platine).  Tous  ces  morceaux  peiôient  enfemble  y 
gfos  6j  ÿ grains,  ou  283  ÿ grains  : ils  ont  perdu  dans  l’eau 
didilice  59  -J  grains  : ce  qui  donne  pour  leur  pelânteur 
fjsécilique  473  8 5.  Le  pouce  cube  peferoit  3 onces  o gros 
41 ‘grains;  & le  pied  cube  331  livres  ii  onces  i gros 
69  grains. 

CHAPITRE  IV. 
Demi-Alétaux  jhiides. 

On  ne  connoit  qu’une  eljscce  de  demi- métal  fluide,  qui 
efl  le  rnercure.  Il  perd  cependant  fa  fluidité  lorfqu’il  eit 
minéralilc  avec  le  loufre;  on  le  nomme  alors  cinabre.  Il  peut 
encore  perdre  fa  fluidité  par  le  Iroid  ; mais  il  en  faut  un 
très-grand.  En  1760,  au  mois  de  Janvier,  on  éprouva  à 
Péterlbourg , qu’il  falloit,  pour  le  geler,  un  froid  marqué  par 
500  degrés  du  thermomètre  de  Delifle,  qui  répondent  à 
1867  degrés  au-deflbus  de  la  congélation  du  thermomètre 
de  mercure  de  De  Luc.  Cependant  plufieurs  Phyficiens  pré- 
tendent qu’un  froid  beaucoup  moindre  fuliit. 

Mercure, 

Le  mercure  efl  un  demi-métal  entièrement  fluide  & 
coulant,  & qui  lê  divilê,  par  le  moindre  effort,  en  un 
nombre  infini  de  particules  qui  prennent  toujours  une  forme 
IjshcTique.  Il  efl  entièrement  opaque,  & d’une  couleur  écla- 
tante, comme  celle  de  l’argent  poli.  Il  ne  le  calcine  ni  ne 
lè  vitrifie  au  feu:  car,  quoiqu’il  prenne  une  couleur  noirâtre 
à un  feu  modéré,  quoiqu’il  devienne  rougeâtre  à un  feu  plus 
fort . & que  dans  la  dillillation  il  paroiile  lùus  la  forme  d’une 
vapeur  ou  fumée  blanchâtre , on  peut  cependant  irès-aifément, 
par  le  moyen  du  feu,  & fans  le  fecours  d’aucune  addition, 
lui  rendre  fa  première  forme  & là  couleur  argeiyine. 

Mercure 
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Mercare  coulant.  Pour  pefer  hydroftaliquement  le  mercure, 
je  me  fuis  fervi  pour  fupport , d’un  pelit  vafe  de  verre  , 
comme  je  l’ai  fait  pour  peler  la  platine  en  grenailles.  ( Voyez 
\ article  platine,  ) J’ai  donc  mis  dans  ce  valê  une  quantité  de 
mercure  qui  peloit  8 onces  i gros  i grain,  0114681  grains; 
ce  mercure  a perdu  dans  l’eau  dillillée  345  grains  : ce  qui 
donne  pour  fa  pefanteur  Ipécifique  1 3 368  1.  Le  ]x>ucecul)e 


pèle  8 onces  6 gros  z 5 grains  ; & le  pied  cube  p4p  livres 
1 2 onces^  2 gros  1 3 grains.  Le  mercure  que  j’ai  employé 
avoit  été  revivilîc  du  cinabre. 


98.  Chaux  naturelle  de  mercure.  Du  cabinèt  de  M.  Sage. 
Morceau  d’environ  2 pouces  de  long , fur  i -i  pouce  de  large 
& I pouce  d’épailTeur  moyenne.  Il  eft  d’un  brun-rougeâtre 
à la  calfure.  Il  pèle  1 5 onces  5 gros  70  y grains , ou  9070  f 
grains  : il  a perdu  dans  l’eau  dillillée  982  grains:  ce  qui 
donne  pour  la  pefanteur  (pécifique  92301.  Le  pouce  cube 
pèle  5 onces  7 gros  62  grains;  8cle  pied  cube  646  livres 
I once  5 gros  30  grains.  Cette  fubUance  ell  de  la  nature 
du  mercure  précipité  per  fe , & fournit  les  mêmes  produits. 
Ce  morceau , qui  vient  à' Idria  dans  le  Frioul , étant  échauffé 
dans  la  main , il  en  fort  de  p>etits  globules  de  mercure  cou- 
lant, qui  rentrent  quand  le  morceau  le  refroidit. 

99.  Afercure  précipite'  per  fe.  M.  Cadet,  de  l’Académie  des 
Sciences , m’en  a fourni  une  certaine  quantité  de  petits  crif 
taux,  que  j’ai  pefés,  en  me  fervant  du  petit  valê  de  verre, 
comme  je  l’ai  fait  pour  peler  la  platine  en  grenailles.  ( Voyez 
rrtr//t7ep/a//fle.J  Ils  pelôienttous  enlemble  j gros  1 2 grains, 
ou  84  grains  ; ils  ont  perdu  dans  l’eau  dillillée 7 ^grains: 
ce  qui  donne  pour  leur  pelànteur  Ipécifique  108710.  Le 
pouce  cube  pèle  7 onces  o gros  27  grains;  & le  pied  cube 
760  livres  i j onces  4 gros  1 2 grains. 

!i  00.  Afercure  précipité  rouge.  C’ell  encore  M.  Cadet  qui  m’a 
fourni  celui-ci  ; & je  l’ai  pefé,  comme  le  précédent,  au 
moyen  du  petit  vafe  de  verre.  Il  peloit  1 once  5 gros  637 
grains,  ou  999  7 grains:  il  a perdu  dans  l’eau  dillillée  i 1 9 
grains;  ce  qui  donne  pour  fa  pelànteur  fpécifique  83992.  Le 


Digitized  by  Google 


58  Pesanteur  spécifique 

pouce  cube  pèfê  j onces  3 gros  40  grains;  & le  pied  cube 
587  livres  i 5 onces  o gros  60  grains, 
loi.  Cinabre  brun  J Almaden,  Du  Cabinet  du  Roi.  Morceau 
à peu  près  triangulaire , de  i p lignes  de  bafe , fur  14  lignes 
de  hauteur  & p à 10  lignes  depailfeur.  H e(l  d'un  brun- 
rougeâtre.  Il  pèle  6 onces  a gros  2 J -J  grains,  ou  3613  -J 
grains:  il  a perdu  dans  l'eau  diftillée  354  ^grains: ce  qui 
donne  pour  fa  pefaittetir  fpécitique  102183.  Le  ponce  cube 
pèfe  6 onces  4 gros  71  grains;  & le  pied  cube  71  3 livres 

4 onces  3 gros  ^ 3 grains. 

* Cinabre  rouge  J‘ Almaden.  Du  Cabinet  du  Roi.  Beau 
morceau  bien  pur,  d’environ  2 pouces  de  long,  fur  1 pouce 
de  large  & i 3 lignes  de  plus  grande  hauteur:  du  rede  alTez 
irrégulier  dans  la  (iirface.  Il  elt  d’un  beau  rouge.  Il  pèle 

5 onces  4 gros  2 1 -75  grains  , ou  3 1 8p  grains  : il  a perdu 
dans  l’eau  didillée462  j-  grains:  ce  qui  donne  pourfapefan- 
leur  Ipécifique  69022.  Le  pouce  cube  pèle  4 onces  3 gros 
57  grains;  & le  pied  cube  483  livres  2 onces  3 gros  31 
grains.  Celui-ci  ell  le  même  que  le  précédent;  mais  il  tient 
beaucoup  plus  de  foufre. 
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CLASSE  II. 

Pierres. 

Les  pierres  font  des  corps  plus  ou  moins  durs,  & 
dont  les  parties  font  c^troitement  liées  les  unes  aux  autres. 
Toutes  les  pierres  font  aigres  & cafTanles  ; & au  contraire 
des  métaux,  elles  ne  font  ni  duéliles  ni  malléables.  Elles 
ne  Vamollillent  ni  ne  fo  didôlvent  ni  dans  l'eau  ni  dans 
l'huile. 

Je  les  range , dans  cet  Ouvrage , foivant  la  méthode  de 
M.  Daubenton,  de  l’Académie  Royale  des  Sciences.  Ce 
grand  Naturaiille  e(l  bien  fait  pour  forvir  de  guide  en  pareille 
matière.  Je  les  divife  donc  en  quatre  ordres. 

Dans  le  premier  ordre,  font  comprifes  les  pierres  qui  ont 
le  degré  de  dureté  nécelTaire  pour  produire  des  étincelles  par 
le  choc  du  briquet. 

Dans  le  fécond  ordre,  je  place  les  pierres  qui  ne  pro- 
duifent  point  d'étincelles  par  le  choc  du  briquet , & qui  ne 
font  point  effervefcence  avec  les  acides. 

Dans  le  troifième  ordre  , je  comprends  les  pierres  qui 
font  effervefcence  avec  les  acides. 

Enfin  , le  quatrième  ordre  contient  les  matières  produites 
par  le  feu. 

Parmi  celles  de  toutes  ces  pierres  qui  ont  aflez  de  tranf- 
pàrcnce  pour  larflér  paffer  la  lumière , j’en  ai  oblérvé  un 
grand  nombre  qui  ont,  comme  tous  les  criffaux  de  roche, 
la  propriété  de  caulér  aux  rayons  de  lumière  une  double 
réfraélion;  de  forte  que,  fi  l’on  regarde  un  objet  au  travers 
de  l’angle  de  l’une  .de  ces  pierres , on  voit  de  cet  objet  deux 
images , qui  ordinairement  anticipent  plus  ou  moins  l’une 
fur  l’autre:  & chacune  de  ces  images  prèle ntc  les  couleurs 
de  lliis.  Tels  foin  le  rubis  du  Brilil , la  top'.ze  du  Brefil, 
le  grenat , l’émeraude  du  Pérou , 1 aigue-  marine , le  péri  Jet 
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& les  Ichorls  a(Tez  tranlparcns  pour  cela  ; mais  “je  n’aî  pas 
été  à portée  île  mettre  toutes  les  pierres  à la  même  épreuve. 
J’ai  confultê  ià-dellus  M.le  Comte  Je  Bufron,  <]ui  a éprouvé 
toutes  les  pierres  (ous  cet  alpiél.  Il  m’a  Jit  que,  fi  l'on  en 
excepte  les  neuf  pierres  fui  vantes,  (avoir,  le  diamant,  le  rubis 
oriental,  le  rubis  fpinelle,  le  rubis  balais,  la  vermeille,  la 
topaze  orientale , le  laphir  oriental , le  giralol  & le  fpatli 
pelant,  toutes  les  autre;  ont  la  propiiétéde  cauler  aux  rayons 
de  lumière  une  double  réfraclion. 

Dans  les  épreuves  que  j’ai  faites  fur  les  pierres  , j’ai  poulie 
l’exaclitude  jufqu’à  de  grain  ; ainfi  les  poids  que  j’ai  ifidU 
qués  dans  mes  expériences,  Ibnt  à moins  de  -pV  de  grain  près. 
Cependant  pour  les  pierres  précieules,  qu’on  ne  peut  avoir 
qu’en  petit  volume,  j’ai  porté  l’exaèlitude  julqu'à  de  grain. 
£t  au  contraire  (X)ur  les  grès  & les  pierres  à bâtir , que  j’ai 
employés  en  gros  volumes,  je  n’ai  porté ’l’exaélitude  que  juC- 
qu'à  J de  grain. 

ORDRE  I." 

Pierres  qui  étincellent  par  le  choc  du  briquet. 

Ces  pierres  n’ont  pas  toutes  le  même  degré  Je  dureté; 
îl  y en  a de  beaucoup  plus  dures  les  unes  que  les  autres. 
Toutes  ont  cependant  le  degré  de  dureté  néceflaire  pour 
produire  des  étincelles  par  le  choc  du  briquet.  Je  les  divile 
en  cinq  Chapitres.  Le  premier  contient  les  pierres  précieules. 
Le  fécond,  lescriHaux.  Letroifième,  les  pierres  chatoyantes. 
Le  quatrième , les  pierres  dures  demi  - tranlparentes.  Et  -le 
cinquième , les  pierres  dures  opaques. 

CHAPITRE  I. 

• Pierres  précieufes. 

On  appelle  pierres  preaeufes  ou  gemmes  , des  pierres 
tranfparentes  qui  font  compofées  de  lames  ; de  forte  que, 
ioriqu'on  les  calfe  fuivam  le  pian  de  ces  lames,  elles  font 


Digitized  by  Googli 


DES  Corps.  6i 

.voir,  dans  leur  cafliire,  le  plus  beau  poli.  Toutes  ces  pierres 
ont  beaucoup  de  dureté.  Quand  elles  font  taillées  & polies , 
elles  ont  un  merveilleux  éclat.  Toutes  criflallilent  fous  une 
forme  particulière , qui  , loriqu’eile  (è  trouve  jointe  à l.i 
pdânteur  rpccifique,  e(l  un  moyen  fùr  de  les  recoiuioîire. 

Je  compte  douze  efpèces  de  pierres  précieufes;  fàvoir , le 
'diamant,  le  rubis,  la  topaze,  le  faphir,  legiraJol,  le  jargon 
de Ceylan , l’hyacinthe , la  vermeille,  le  grenat,  l'émeraude, 
la  chryfolite  & l’aigue-marine  ou  le  béryl. 

Je  vais  parler  de  chacune  de  ces  eljjcces  de  pierres,  & de 
(es  variétés  en  autant  d’articles  particuliers.  Pour  toutes  ces 
pierres  , j’ai  porté  l’exaélitude  des  poids  jufqu’à  de  grain  : 
de  forte  que  les  poids  que  j’ai  indiqués  , lont  à moins  de 
^ de  grain  près. 

ARTICLE  I." 

Diamans. 

Le  diamant  eft  une  pierre  d’une  tranfparence  extra- 
ordinaire: c'ell  la  plus  belle,  lu  plus  brillante  & la  plus  dure 
de  toutes  : c’eft  même  le  plus  dur  de  tous  les  corps.  Les 
ügures  qui  lui  font  naturelles , font  de  deux  fortes  : on  le 
trouve  en  cridaux  oélaèdres  ou  à huit  faces  ; & en  crilktu.x  * ^t?-  '• 

'dodécaèdres  ou  à douze  faces  **.  Les  premiers  font  ce  qu’on  **  4* 

appelle  ordinairement  diamans  d Orient  ; & les  derniers  font 
nommés  diamans  du  Brefd.  Les  cridaux  oélaèdres  font 
compofés  de  deux  pyramides  à quatre  faces  triangulaires 
équilatérales  un  peu  convexes , oppofées  l’une  à l’autre  par 
leur  bafe.  Cette  forme  fê  modifie  quelquefois  en  figures  de 
24  faces  t,  quelquefois  hiême  de  48  *,  toutes  triangulaires  J Fig.  à, 
& un  peu  convexes.  Les  cridaiix  dodécaèdres  ont  leurs  1 2 
faces  en  rhombes  uti  peu  cotivexes  *.  On  trouve  audi  des  * F>g'  4< 
diamans  bruts  qui  ont  différentes  formes  irrégulières , & que 
diftérens  accidens  ont  empêché  de  prendre  la  figure  qui 
leur  ed  naturelle.  Le  diamant  ne  réfifle  point  à l’aélion  du 
feu  ; il  y brûle.  Le  feu  de  coupelle  fudit  pour  le  brûler  & le 
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difTiper  entièrement,  (ans  qu’il  en  relie  aucun  vertige,  lî 
l’opération  le  fait  à l’air  libre.  Mais  fi  on  le  brûle  dans  des 
vaillcaux  fermés,  on  en  peut  conlèrver  le  charbon.  Tous 
les  diamans  ne  caulênt  aux  rayons  de  lumière  qu’une  lèule 
réfraètion. 

102.  Diamant  Oriental  ou  oélaèdre  blanc.  Celui  dont  j’ai  fait 

ufage,  ell  le  fameux  diamant  appartenant  à la  Couronne, 
connu  Ibus  le  nom  du  Régent  ou  du  Pitt,  C’ert  un  brillant 
de  14  lignes  de  long,  fur  i 3 lignes  de  large,  & p -J-  lignes 
d’épailleur.  Sa  grofleur,  fa  beauté,  Ibn  éclat  & la  régularité 
de  fa  forme  le  rendent  peut  - être  unique  dans  fon  efpèce. 
11  eft  ertimé  fix  millions  de  livres , & pourroit  erteéHvement 
en  valoir  davantage  ; car  on  ne  peut  pas  fixer  le  prix  d’un 
morceau  unique.  Ce  diamant , qui  m’a  été  procuré  par 
M.  Aubert , Joaillier  de  la  Couronne,  pèfey  gros  2 5 -j^grai ns, 
ou  j2p  poids  de  marc.  La  portion  de  Ibn  poids 

qu'il  a perdu  dans  l’eau  diftiliée,  ert  de  1 50  grains  : ce 
qui  donne  fa  pelànteur  fpécifique  à celle  de  l’eau  diÜillée, 
comme  JJI12  ert  à 10000.  De  forte  qu’un  diamant  de 
cette  efpèce,  d’un  pouce  cube,  s’il  s’en  trouvoit,  peferoît 
a onces  2 gros  i p grains  ; & le  pied  cube  de  cette  fubrtance 
peferoît  246  livres  7 onces  j gros  dp  grains. 

Outre  les  diamans  blancs,  qui  font  les  plus  ordinaires, 
on  en  trouve  aurti  de  différentes  couleurs.  J'en  connois  de 
rouges,  de  couleur  de  rofe ,' d’orangés  ou  feuille-morte,  de 
jaunes,  de  verts  & de  bleus.  Je  n’en  ai  vu  de  rouge  qu’un 
trop  petit  morceau  pour  pouvoir  le  mettre  à'  l’épreuve. 

La  pcfanieur  des  diamans  colorés  ert , comme  on  va  le 
voir,  plus  grande  que  celle  du  diamant  blanc  : ce  qui  eft 
conforme  à ce  qui  fc  trouve  dans  toutes  les  pierres  colorées, 
qui  ont  une  pelànteur  IpécHîque  plus  grande  que  celle  des 
pierres  de  même  efpèce  , qui  ne  font  pas  colorées  ; parce 
qu’elles  tiennent  leur  couleur  de  quelque  fobrtance  métallique. 

103.  'Diamant  Oriental ,>  couleur  de  rofe.  Celui  dont  je  me  fuis 
fervi  eft  un  diamant  brillant,  d’une  légère  couleur  de  rofe 
gu  fleur  de  pêcher,  appartenant  à la  Couronne.  Il- m’a  été 
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. procuré  par  feu  M.  Jacquemin,  Joaillier  de  la  Couronne. 
C’efl  un  quarré  de  8 lignes  de  côté , ayant  un  de  les  angles 
abattu.  Il  pèle  86f^ grains,  poids  de  marc:  il  a perdu  dans 
l’eau  diflillée  grains:  ce  qui  donne  pour  fa  pelànteur 

Ij^écifique  3^310.  Un  diamant  de  cette  elpèce  d’un  p.>uce 
cube,  s’il  s’en  trouvoit,  peleroit  a onces  2 gros  a 2 grains; 
& le  pied  cube  peleroit  247  livres  2 onces  5 gros  j 5 grains. 

104-  Diamant  Oriental  orangé  oü  feuille  - morte.  Ce  diamant 
m’a  été  procuré  par  M.  Aubert , Joaillier  de  la  Couronne. 
C’eft  un  brillant  quarré  de  3 -J  lignes  de  côté , fur  2 7 lignes 
d’épaillêur.  Sa  couleur  eft  d’un  orangé  tirant  fur  le  roux  ; 
ce  qui  lui  a fait  donner  le  nom  de  feuille-morte.  Il  pèfe  8 f 
grains  : il  a perdu  dans  l’eau  diflillée  2 7 grains  : ce  qui 
donne  pour  (à  pelànteur  fpécilîque  3 5 500.  Un  diamant  d’un 
pouce  cube  de  cette  efpèce , peleroit  2 onces  a gros  2 p grains; 
& fe  pied  cube  peferoit  248  livres  8 onces. 

2054  Diamawt  Oriental  vert.  M.  Aubert  m’a  encore  procuré 
cette  efpèce  de  diamant.  Il  m’a  fourni  fept  petits  brillans 
quarrés,  d’un  vert  léger,  dont  un  a 2 7 lignes  de  côté  ; & 
les  autres  font  plus  petits.  Ils  pefoient  enfemble  4 ^ grains  : 
iis  ont  perdu  dans  l’eau  diflillée  i grain  : ce  qui  donne 
pour  le«r  pefanteur  fpécilîque  35238.  Le  ix)uce  cube  de  ce 
diamant  peferoit  2 onces  2 gros  20  grains;  & le  pied  cube 
246  livres  10  onces  5 gros  18  grains.  Pour  ptfer  hydro- 
flaiiquement  ces  fept  diamans  à la  fois , j’ai  employé , pour 
fupport , un  petit  vafe  de  verre , comme  je  l’ai  lait  pour  peler 
la  platine  en  grenailles.  (Voyez  ï article  Je  la  Platine),  J’ai 
ufé  du  môme  procédé  pour  pefer  les  deux  dernières  efpèces 
de  cet  Article. 

■JOÔ.  Diamant  Oriental  bleu.  Cette  efpèce  de  diamant  m’a  été 
procurée  par  M."  les  Ducs  d’Efliflàc  & de  Liancour,  Grands- 
Maîtres  de  la  Garde-robe  du  Roi.  C’efl  un  fuperbe  diamant, 
appartenant  à la  Couronne,  & faifantle  milieu  de  la  flamme 
de  l'Ordre  de  laToifon  d’or  du  Roi.  Sa  couleur  efl  un  beau 
bleu  de  làphir  , mais  qui  a tout  l’éclat  & le  brillant  du 
diamant,  il  efl  formé  en  cœur  & brillanté.  U a 1 1 lignes 
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de  haut,  fur  i j ^ de  large,  & J 7 lignes  dtpailîêur;  & eft 
ellimé  un  million.  Il  pèle  3 gros  44  grains , ou  260  grains, 
poids  de  marc:  il  a perdu  dans  l'eau  didillce  73  -J-  grains: 
ce  qui  donne  pour  la  pefanteur  rpccilîque  352J4.  Un  dia^ 
mant  d’un  pouce  cube  de  cette  efpcce  peleroit  2 onces  2 gros 
20  grains;  & le  pied  cube  246  lignes  12  onces  3 gros 
42  grains. 

il  07.  Diamant  Au  Breftl , ou  dodécaèdre.  Pour  avoir  d’une 
manière  certaine  la  dillcrence  de  la  pefanteur  fpécilique  du 
diamant  du  Brefii,  avec  celle  du  diamant  d’Orient,  j’ai 
' Fig.  cherché  à me  procurer  le  premier  fous  la  forme  dodécaèiire  *: 
je  n’ai  pu  en  trouver  cjue  de  fort  petits.  St , par  la  fuite 
je  puis  m’en  procurer  dun  plus  gros  volume,  je  recommen- 
cerai l’expérience  , afin  de  m’allürer  d’un  réfiiltat  mieux 
déterminé.  M.  panier , Joaillier,  ruç  du  Hailay,  m'en  a 
procuré  cinq  qui  appartiennent  à M.  Defrefne.  ils  ptfoi'ent 
enfemble  7 -J  grains  : ils  ont  perdu  dans  l’eau  diliillée  2 ^ 
grains:  ce  qui  donne  pour  leur  pefanteur fpécifique  34444. 
Un  diamant  de  cette  efpèce  d’un  pouce  cube  peferoit  2 onces 
1 gros  5 t grains;  & le  pied  cube  241  livres  | once  3 gros 
55}  grains. 

|o8.  Diamant  jaune.  M.  Aubert,  Joaillier  de  la  Couronne, 
m’a  encore  procuré  cette  efpèce  de  diamant.  Il  m’a  fourni 
quatre  petits  brillans  quarrés  d’un  fort  beau  jaune , qui  avoient 
environ  2 7 lignes  de  côté,  & t ^ lignes  d’épailfeur.  Ils 
pefoient  enfemble  1 1 f grains  : ils  ont  perdu  dans  l’eau 
difliliée  3 f grains  : ce  qui  donne  pour  leur  pefanteur  fpé- 
cifique 3 5lfl5.  Le  pouce  cube  de  ce  diamant  peleroit  2 
onces  2 gros  18  grains;  & le  pied  cube  livres  4 onces 
J gros  5 J grains.  Il  ell  probable  que  ces  diamans  font  des 
dodécaèdres  : car , malgré  leur  copieur , ils  pèfent  moins  que 
le  diamant  blanc  oéfaèdre, 
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Les  Rubis  font  des  pierres  tranfparentes,  & dont  fa 
couleur  eft  plus  ou  moins  rouge.  On  en  didinguede  cjuatre 
fortes;  lavoir,  le  rubis  Oriental,  le  rubis  fpinelle,  le  rubis 
balais  & le  rubis  du  Brefil.  Chacun  a une  forme  cridalline 
particulière,  dont  nous  allons  parler  en  traitant  de  chacune 
de  ces  elpèces. 

lop.  Rubis  Oriental.  Ce  rubis  ne  le  cède  en  dureté  qu’au 
diamant , & peut-être  au  fâphir.  Sa  couleur  eft  un  rouge  de 
cochenille  011  purpurin.  Il  paroît  inaltérable  : il  réfille  à la 
violence  du  feu  fans  s’y  fomlre,  & y conferve  la  couleur, 
ion  poli  & tout  lôn  poids.  On  le  trouve  en  criüaux  formés 
de  deux  pyramides  hexaèdres  fort  alongées , oppoltes  l’une 
à l’autre  par  leurs  bafes , & ayant  chacune  fix  faces  qui  font 
des  triangles  ilôlcèles  *.  Pour  connoître  la  pefanteur  fpécifique  ’ Fig. 
de  cette  pierre,  je  me  fuis  fervi  d’un  rubis  haut  en  couleur, 
qui  m’a  été  fourni  par  M.  Bretet,  Joaillier  à Paris , quai  des 
Orfèvres,  au  coin  de  la  rue  de  Hirlay.  Ce  rubis  peloit  8 -pj 
grains  : il  a perdu  dans  l’eau  diflillée  1 f grain  : ce  qui  donne 
pour  fa  pefanteur  fjjécifîque  4283  3.  Un  rubis  de  cette  efpèce 
d’un  pouce  cube,  s’il  s’en  trouvoit , peferoil  donc  2 onces 
6 gros  1 5 grains  ; & le  pied  cube  de  ce  rubis  peferoit  ipp 
livres  13  onces  2 gros  26  grains.  Le  rubis  Oriental  ell  la 
plus  pdiinte  de  toutes  les  pierres  précieules,  fi  l’on  en  excepte 
le  jargon  de  Ceylan.  11  ne  caufe,  ainfi  que  les  deux  fuivans, 
aux  rayons  de  lumière  qu’une  feule  réfraélion. 

'Il  O,  Rubis  Jpinelle,  Ce  rubis  diffère  beaucoup  du  précédent 
par  fa  couleur,  fa  forme -&  fa  pefanteur.  ba. couleur  ell  un 
rouge,  qui,  vu  dans  un  certain  fens,  paroît  mêlé  d’une  légère 
nuance  d’orangé.  Sa  forme  criflalline  reffemble  i celle  du 
diamant  Oriental  ; on  le  trouve  .ordinairement  en  crillaux 
oclaèdres  *,  dont  les  8 faces  font  des  triangles  équilatéraux;  • Fig. 
Joutes  ces  faces  font  pUnes;  au  lieu  que  dans  le  diamant 
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Oriental  elles  font  un  peu  convexes.  P6ur  en  connoître  h 
, pefanteur  Ipccifique , je  me  fuis  lervi  de  vingt  - un  rubis  en 
criliaiix  oïl-laèJres , tirés  du  cabinet  de  Uomé  de  l’ille, 
qui  a eu  la  bonté  de  me  les  prêter.  Ils  peluient  enfemble 
47  grains  : ils  ont  perdu  dans  leau  didillée  i 2 7 grains  : ce 
qui  donne  pour  leur  pelànteur  fpécifîque  37600.  Le  pouce 
cube  de  ci  tte  elpèce  de  rubis  pelêroit  donc  2 onces  3 gros 
36  grains;  & le  pied  cube  peferoit  263  livres  3 onces  1 gros 
43  grain;.  Pour  peler  hydronatiquenient  ces  vingt-une  pierres 
à la  lois , j’ai  employé,  pour  lupport,  un  petit  vale  de  verre, 
comme  je  l’ai  tait  pour  peler  la  platine  en  grenaille.  (Voyez 
VariUie  de  la  Plati  e).  J'ai  employé  le  même  procédé  pour 
l’efpèce  fui  van  te. 

|t  1 1.  Pvbis  balais.  M.  Aubert,  Joaillier  de  la  Couronne,  m’a 
procuré  trois  de  ces  rubis,  dont  deux  éloiem  en  parallélo- 
grammes, les  angles  étant  abattus,  & un  truifième  taillé  en 
cœur  ; & tous  trois  brillantés  des  deux  côtés.  Leur  couleur 
ell  un  rouge-clair.  Ils  pefoieiu  enfemble  32  -î—  grains:  iis 
ont  perdu  dans  l’eau  dUlillée  p grains  : ce  qui  donne  pour 
leur  j^fànteur  fpécitîque  36458.  Le  pouce  cube  de  cette 
efj’èce  de  rubis  pelêroit  2 onces  2 gros  65  grains;  & le  pied 
cube  255  livres  3 onces  2 gros  26  grains.  Ce  rubis  paroît 
être  du  même  genre  que  le  précédent  : on  le  trouve  aufli  en 
f Fig.  I.  crillaux  oélaèdres  *.  ba  pefanteur  eft  un  peu  moindre:  c'eft, 
lâns  doute , parce  que  (à  couleur  e(l  beaucoup  moins  foncée. 
Il  12.  Rubis  du  Brefd.  Ce  rubis  a une  forme  bien  différente  de 
celle  des  précédens  : c’ed  un  prifme  tétraèdre  ou  â quatre 
pans,  fornunt  enfemble  deux  angles  aigus  & deux  obtus, 
terminé  par  un  fbmmet  à quatre  faces , qui  (ont  des  triangles 
r Fig.».  Icalènes  Il  arrive  quelquefois  que,  vers  chaque  angle  aigu, 
il  y a deux  petits  pans  de  plus;  ce  qui  en  fait  un  prilme 
oéiaèdre  : & alors  les  quatre  faces  du  fômmet  font  des  tra- 
9*  pézoïdes  *.  Sa  dureté  eft  à peu-près  lêmblable  à celle  du  rubis 
Jpinelle.  Sa  couleur  eft  d'un  rouge  tiram  liir  le  jaune;  ce  qui 
porte  à croire  que  ce  rubis  n’eft  autre  choie  qu’une  topaze 
du  Brefd  qui  a pris  une  teinte  de  rouge.  £ii  eftet,  cette  dernier^ 
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pierre,  qui  eft  naturellement  jaune , prend  dans  le  feu  une 
couleur  rouge.  Je  crois  pourtant  qu'il  e(l  polfible  d’en  trouver 
. qui  aient  naturellement  cette  couleur.  Ce  qui  prou  veroit  encore 
l'identité  de  ces  deux  pierres  , c’ed  qu’elles  ont  la  même  ligure 
criAaliiiie,  & une  pelànteur  Ipécilique,  à très-peu  de  choie 

J très,  lèmblable.  Pour  coiinoître  cette  pefanteur,  je  me  fuis 
ervi  d’un  rubis  du  Brelil,  criftallile  en  prifine  tétraèdre,  du 
cabinet  de  M.  Romé  de  l'ifie.  Il  pèfe  pp  'grain^  : il  a 
perdu  dans  l'eau  diHiliée  28  f grains:  ce  qui  donne  pour  là 
pelànteur  Ipécilique  35311.  Une  pierre  de  cette  eljjèce 
d'un  pouce  cube  pelêroit  2 onces  2 gros  22  grains;  & le 
pied  cube  peferoit  24.7  livres  2 onces  6 gros  47  grains. 

Cette  elpéce  de  rubis  caufe  aux  rayons  de  lumière  une 
double  réfraélion. 

ARTICLE  III. 

To/fû^es. 

Les  Topazes  Ibnt  des  pierres  tranrparentes , dont  la 
couleur  elt  d'un  jaune  d’or  plus  ou  moins  vif  & plus  ou 
moins  foncé.  On  ne  met  au  rang  des  pierres  précieulès  que 
trois  efpèces  de  topazes;  lavoir,  la  topaze  Orientale, la  topaze 
du  Brelil  & la  topaze  de  Saxe  {aj. 

U 1 3 . Topait  Orientale.  La  dureté  de  cette  topaze  approche  de 
celle  du  faphir  & du  rubis.  Sa  couleur  ell  un  très-beau  jaune 
d’or  très-vif.  Cette  pierre  réfifte  à la  violence  du  feu  làns  s’y 
fondre,  & y conferve  fa  couleui.  Ses  criüaux  reHèinblept 
à ceux  du  rubis  oriental:  ils  font  formés  de  deux  pyramides 
hexaèdres  fort  alongées , oppolces  l'une  à l’autre  par  leurs 
baies,  toutes  leurs  faces  étant  des  triangles  ilôlcèles  *.  La  ’Fig.^; 
topaze  dont  je  me  fuis  fervi , m’a  été  fournie  par  M.  Aubert, 
Joaillier  de  la  Couronne,  à qui  elle  appartenoit.  C’eB  une 
fort  belle  pierre , ayant  la  forme  d’un  quarré-long , & d’tin 
jaune  très-vif.  Elle  pèfe  47  grains  : elle  a perdu  dans  l’eau 
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(a)  La  topaze  de  Bobèasc  efi  ua  criAd  de  roche. 
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difiillte  1 1 ^ grains  : ce  qui  donne  pour  fa  pefinteur  (jjécî- 
li()ue  40100,  Le  pouce  cube  de  cette  efpcce  de  topaze 
pelêroit  donc  2 onces  4 gros  57  grains;  & le  pied  cube 
pclèroit  280  livres  i i onces  6 grc’s  70  grains.  Celle  tepaze 
ne  caiifc  aux  rayons  de  lumière  qu’une  Iciile  réfraèlion. 

114.  Topait  piflarhe  oricnta'e.  Celte  pierre,  qui  m'a  clé  pro- 
curée par  M.Denncry,  & qui  ell  tiilke  en  brillant,  elluh 
quarré-ioiig  de  3 ÿ lignes  de  long,  fur  3 lignes  de  large, 

6 pre'que  2 lignes  de  plus  grande  épailfeur.  Sa  couleur  ell 
d’un  jaune  tirant  fur  le  vert.  Elle  pèle  8 ^ grains:  elle  a 
perdu  dans  l’eau  diftillée  2 ~ grains  : ce  qui  donne  pour 
là  pefanteur  fpécifique  40613.  Le  pouce  cube  peferoit  2 
onces  3 gros  4 grains;  & le  pied  cube  284  livres 4 onces 

7 gros  3 grains. 

Il  I 3.  Topait  ilu  Brefil.  Celte  topaze  criflallile  (bus  la  forme 
d’un  prit  me  tétraèdre  ou  à quatre  pans,  lormant  enfenible  deux 
angles  aigus  & deux  obtus,  terminé  par  un  fommet  à quatre 
•fig.  ».  faces  qui  ibnt  des  triangles  fealènes  *.  11  arrive  quelquefois  que 
vers  chaque  angle  aigu  il  y a deux  petits  pans  de  plus  ; ce  qui 
en  fait  un  prilme  oélaèdre;  & alors  les  quatre  faces  du  fommet 
* F'g  p lbnt  des  trapézoïdes  *.  Sa  couleur  ell  d’un  beau  jaune  d’or 
allez  brillant.  C’ell  cette  efpcce  de  topaze  qui,  éunt  mile 
dans  le  feu , prend  une  couleur  rouge , & devient  par-là  ce 
qu’on  appelle  allez  ordinairement  rubis  du  Brtfil.  Celle  dont 
je  me  fuis  fervi  ell  du  Cabinet  du  Roi.  C’ell  un  priline 
tétraèdre  de  12  lignes  de  long  & 3 lignes  de  côtés,  & 
terminé  par  un  Ibmmet  à quatre  faces  triangulaires.  Elle  pelé 
I gros  4P  Ÿ grains  ,011  1 2 i grains  : elle  a perdu  dans 
l’eau  dillillée  34-j  gr.ains  : ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur 
Ipécifique  3 3 3 6 3.  Le  pouce  cube  de  cette  cfpèce  de  topaze 
peleroit  2 onces  2 gros  24  grains  ; & le  pied  cube  peleroit 
247  livres  8 onces  7 gros  3 grains.  Cette  topaze  caule  aux 
rayons  de  lumière  une  double  réfraélion. 

1 1 6.  Topait  de  Saxt.  Cette  topaze  diffère  beaucoup  de  la  pré- 
cédente par  fa  forme.  Elle  crillullife  en  prifme  oélaèdre , dont 
le  fommet  ell  compofé  de  douze  faces  latérales  inclinées-,  de 
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cliffcrenles  figures , & d’une  treizième  face  horizontale  qui  etl 
hexagone.  Sa  couleur  elt  d’un  jaune  qui  a peu  de  vivacité. 
Celle  dont  j’ai  fait  ufage  eft  du  Cabinet  du  Roi.  C’eft  un 
prifme  incomplet  à huit  pans.  Elle  pèle  i gros  3 5 r»  grains 
ou  107  fj  grains  : elle  a perdu  dans  l’eau  dillillée  30 -j- grains: 
ce  qui  donne  pour  la  pelanieur  fpécifique  3 ; 640.  Le  pouce 
cube  de  celte  efpèce  de  topaze  peieroii  3.  Onces  2 gros 
3 5 grains  ; & le  pied  cube  pefctcit  24^  livres  7 onces 
2 gros  32  grains. 

Ij  Topaze  hianche  Je  Setxe,  Celle-ci  n’cll  qu’une  variété  de 

la  précédente:  elle  appartient  au  Cabinet  du  Roi.  C’ell  une 
portion  Iciée  d’un  prilme  octaèdre  ou  .à  huit  pans,  quatre  grands 
& quatre  petits , 6c  qui  a 14  lignes  fur  1 2 , 6c  4 lignes  d'épaif- 
feur.  Elle  eR  bien  tranlparente , fans  couleur,  excepté  un  petit 
coin  qui  e(l  d’un  gros  jaune  8c  prefque  opaque.  Elle  pèle 
J gros  42  f grains,  ou  402  ^ grains  : elle  a perdu  dans  l’eau 
dilTiilée  1 13  -{■  grains  : ce  qui  donne  pour  la  pelànteur  Ijic- 
cifique  35535.  Le  pouce  cube  de  cette  efpèce  de  topaze 
pelêroit  2 onces  2 gros  3 1 grains;  6c  le  pied  cube  248  livres 
1 1 onces  7 gros  2 6 grains. 

ARTICLE  IV, 

Saphirs. 

Les  Saphirs  font  des  pierres  tranfparentes , dont  la 
couleur  ell  d’un  bleu  plus  ou  moins  foncé.  On  ne  compte 
parmi  les  pierres  précieufes  ou  gemmes,  que  deux  lcrtesde 
faphirs;  favoir,  le  faphir  oriental  6c  le  faphir  du  Brelil  (a). 
!l  1 8.  Saphir  oriental.  Celte  pierre  ell,  après  le  diamant , lui  vaut 
les  Lapidaires,  la  plus  dure  des  pierres  précieufes  : là  dureté 
n’ell  cependaut  guère  au  - delTus  de  celle  du  rubis  oriental 
& de  la  topaze  orientale.  Sa  couleur  ell  un  lùperbe  bleu> 
célelle.  11  réfiRe  à la  violence  du  feu  lâns  s'y  fondre;  mais 
il  y perd  la  couleur.  On  le  trouve  en  crlRaux  femblables  a 

(a)  Le  faphir  d’eau  eh  un  ciidal  de  rosbe. 
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ceux  Jii  rubis  oriental  & de  la  topaze  orientale.  Ce  (ont  deiut 
pyramides  hexaèdres  fort  aloiigces,  oppofces  l’une  à l’autre 
» Fig.  7.  par  leurs  baies  *,  toutes  leurs  faces  étant  des  triangles  Uolcèles. 
Celui  dont  j’ai  lait  ufage , ed  un  fuperbe  faphir , laifant  partie 
du  chapitre  premier  de  l’inventaire  des  pierreries  de  la  Cou- 
ronne. 11  m'a  été  procuré  par  feu  M.  Jac<]uemin,  Joaillier  de  la 
Couronne,  tjui  m’a  dit  qu’il ell  cllimé de  40  34.5000  livres. 
C’eft  un  priline  tétraèdre  , d’environ  7 -j-  lignes  de  face, 
dont  les  deux  baies  Ibnt  parallèles  entr’elles,  & inclinées  à 
l’axe.  J’ignore  fi  cette  forme  lui  ell  naturelle  ; il  eü  probable 
qu’il  a été  taillé.  Ce  faphir  pèle  7 gros  7 grains , ou  5 1 1 f 
grains:  il  a perdu  dans  l’eau  diflillée  128  grains:  ce  qui 
donne  pour  la  pelânteur  (pécilique  3pp4.i.  Le  pouce  cube 
de  cette  e^èce  de  laphir  pelèroit  2 onces  4.  gros  5 i grains  ; 
& le  pied  cube  pelêroit  27^  livres  p onces  3 gros  i o grains. 
Ce  làphir  ne  caulè  aux  rayons  de  lumière  qu’une  ièule 
réfraéUon. 

1 1 p.  Saphir  oriental  hlanc.  Feu  M.  Jacquemin  m’a  auffi  procure 
un  làphir  oriental  blanc,  qui  lui  appartenoic:  c’ell  un  ovale 
dont  les  bords  (ont  arrondis , & qui  n’a  qu’un  peu  de  couleur 
bleue  à une  des  extrémités  ; le  relie  ell  tranlparent  & fans 
couleur.  Ce  faphir  pèfe  6 gros  70  t grains,  ou  502  f grains: 
il  a perdu  dans  l’eau  dilliiiée  126  grains:  ce  qui  donne  pour 
la  pefanteur  Ipécifique  3ppii,  un  peu  moindre  que  celle 
du  faphir  entièrement  bleu , à caulè  du  defaut  de  couleur. 
Le  pouce  cube  de  cette  elpèce  de  laphir,  pelêroit  2 onces 
4 gros  50  grains;  & le  pied  cube  pelêroit  27P  livres  6 
onces  O gros  1 8 grains. 

:i20.  Saphir  tltt  Puy.  On  trouve  aux  environs  du  Puy  en 
Vélay , de  petites  pierres  tranlparentes  , d’un  beau  bleu- 
célelie,  qui  font  de  vrais  faphirs  Orientaux  : du  moins  ils 
•Fig. 7.  en  ont  la  couleur,  la  forme  ♦,  la  dureté  & la  pelânteur. 
M.  Romé  de  l’ille  m’en  a fourni , de  lôn  cabinet , un  petit 
morceau  de  forme  irrégulière,  qui  pèfe  137  grains  : il  a 
perdu  dans  l’eau  diflillée  3 7 grains  : ce  qui  donne  pour  là 
pefanteur  Ipécifique  4076p.  Le  pouce  cube  de  cette  elj)èce 
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«Je  faphîr  peferoit  2 onces  j gros  1 o grains  ; & le  pied  cube 
pe/èroit  285  livres  6 onces  1 gros  2 grains. 

On  a formé  quelques  doutes  fur  le  lieu  où  l’on  dit  que 
le  trouvent  ces  pierres.  Voici  de  quoi  les  éclaircir.  J’ai  appris 
de  M.  Romé  de  fille,  que  le  faphir,  dont  je  viens  de  donner 
la  pelanteur,  lui  a été  donné  pur  M.  Faujas  de  Saint-Fond, 
qui  lui  a dit  l’avoir  pris  dans  le  ruilfeau  d’Expaiily  près  du 
Puy  en  Vélay  ; faphir  dont  il  a donné  la  delcripiion  dans  fon 
Ouvrage  fur  les  volcans  éteints  du  Vivarais  & du  Vélay, 
page  1 8y.  De  plus , M.  de  Joubert , Tréforier  général  des 
États  de  Languedoc,  & Correfpondant  de  l'Académie  des 
Sciences , m’en  a prête  fix  petits , qu’il  m’a  dit  avoir  achetés  lui- 
même  , en  pafTant  à Expailly , des  Paylàns  qui  les  ramalloient , 
en  lavant  le  fable  du  ruilfeau.  Je  lésai  pefés  hydroÜatiquement, 

& leur  ai  trouvé  la  même  pefanteur  qu’à  celui  de  M.  Romé 
de  fille;  & pour  m’alTurer  de  leur  degré  de  dureté,  j’en  ai 
fait  effayer  un  fur  la  meule  de  M.  de  la  Croix,  Lapidaire, 
lequel  l’a  trouvé  tout  auffi  dur  que  le  làphir  Oriental  : ce  qui  ' 
prouve  clairement  une  choie  qu’on  ne  croyoit  pas;  favoir, 
qu’il  le  trouve  en  France  quelques  pierres  précieulès  aullà 
pelantes  & aulft  dures  que  celles  de  l’Orient. 

R21.  Saphir  du  Brefd,  Ce  lâphir  n’ellpas,  à beaucoup  près, 
aulfi  dur  que  les  précédens.  Sa  couleur  ell  d’un  bleu-foncé 
ou  bleu-de-roi.  Il  criliallilê  en  prifme  à huit  ou  neuf  pans, 
un  peu  flriés,  & dilhciles  à déterminer.  Il  me  paroit  très- 
probable  que  la  vraie  forme  crillalline  eA  lèmblable  à celle 
de  la  plupart  des  pierres  du  Brefil,  c’ell-à-dire,  en  prilme 
ennéaèdre,  ou  à neufpans,  dont  trois  grands  pentagones  & fix 
petits  en  parallélogrammes  obliquaugles , terminé  à chacune  de 
lès  extrémités  par  un  Ibmmet  à trois  faces , pentagonales  à une 
des  extrémités , & hexagones  à l’autre  ; les  arêtes  d’un  des  lôm- 
mets  répondant  aux  faces  de  l’autre  *.  Celui  dont  j’ai  fait*Fîg.a»i 
ulâge  appartient  au  Cabinet  du  Roi.  C’eft  une  portion  d’un 
prifme  Icié , qui  a p à i o lignes  de  diamètre  & é lignes 
de  hauteur.  Il  pèle  3 gros  iq.  7 grains,  ou  230  7 grains: 
il  a perdu  dans  l’eau  diftillée  73  J-  grains  : ce  qui  donne 
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pour  fl  pefânteur  fpccifique  313  07.  Le  pouce  cube  Je  cette 
cfpèce  Je  faphir  pcfèroit  2 onces  o gros  17  grains;  & le 
pied  cube  2ip  livres  2 onces  3 gros  5 grains.  Suivant  l’ob- 
lervation  de  M.  le  Comte  de  Budon , ce  faphir  caufe  aux 
rayons  de  lumière  une  double  réfradioiu 

A R T I C L E V. 

Girafol. 

Le  Girasol  eft  une  pierre  tranfparente,  blanche,  qui 
a une  légère  teinte  de  rouge , & une  de  bleu  encore  plus 
légère.  Sa  grande  pefanteur  m’engage  à le  placer  au  rang  des 
pierres  précieufcs  ou  gemmes.  On  n’en  connoit  qu’une  djicce. 
il*  Girafol,  Cette  pierre  eft  peu  connue.  On  ignore  quelle 
ed  la  forme  de  lés  criflaux.  Celle  dont  j’ai  fait  ufige  , 
appartient  au  Cabinet  du  Roi.  C’ed  un  quarré-long  de  3 2 
lignes,  fur  4.^  lignes,  J lignes  d’épailfeur,  & brillante.  Il 
pèle  ip2grains:  il  a perdu  dans  l’eau  diftillée  4 grains  : 
ce  qui  donne  pour  là  pefuiteur  Ipécifique  40000.  Le  pouce 
cube  du  girafol  peferoit  2 onces  4 gros  5 3 grains  ; & le  pied 
cube  peferoit  280  livres. 

Je  viens  d’apprendre  que  ce  que  les  Joailliers  appellent 
girafol,  n’ell  autre  choie  qu’une  calcédoine.  Maïs  la  pierre, 
dont  je  viens  de  donner  la  pefinteur  fpécifique , n’ell  lïïre- 
mcnt  point  une  calcédoine  : là  pelimteur  ed  trop  grande. 
M.  Daubenton  penlê  que  c’ell  un  làphir  ; mais  je  ne  connois 
point  de  faphirs  qui  aient  une  teinte  de  rouge.  Cette  pierre 
paroit  tenir  le  milieu  entre  le  rubis  & le  faphir  Orientaux. 
En  effet , elle  ne  caufe  aux  rayons  de  lumière  qu’une  feule 
rélr.iél!on. 


Article 
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Jargon  de  Ceylan. 

Li  Jargon  de  Ceïlan  eft  ime  pierre  nouvellement 
connue.  Sa  couleur  approche  de  celle  de  i'hyacinilie;  mais 
elle  diffère  beaucoup  de  celte  pierre  par  là  pelàineur,  parla 
dureté , par  la  rélillance  à l’aélion  du  feu , & un  peu  par  la 
forme  de  fes  crillaux.  Il  eft  raiibnnable  de  penler  quelle 
conftitue  une  efpèce  particulière. 

123.  Jargon  Je  Ceylan.  Du  cabinet  de  M.  Rome  de  l’ille. 

La  forme  des  crillaux  de  cette  pierre  eft  un  prifme  tétraèdre 
reélangle,  terminé , à chacune  de  fes  extrémités  , par  un  Ibm- 
met  à quatre  faces  qui  font  des  triangles  ifofcèles  *.  Ce  prifme  • Fij;.  n, 
cil  quelquefois  très-court,  &.  quelquefois  affez  long:  on  en 
trouve  qui  ont  cinq  ou  fix  fois  la  hauteur  d’une  des  pyramides. 

Une  de  ces  pierres,  foumife  à l’aélion  d’un  feu  violent  d’un 
four  à porcelaine,  ne  s’eft  point  déformée  : elle  s’eft  tout 
au  plus  légèrement  vitrifiée  à là  furface,  & a ainli  adhéré  à 
la  caplule  de  porcelaine  qui  lui  fervoit  de  llipport  : encore 
le  peut-il  faire  que  cette  adhérence  'vienne  de  la  fufion  de 
la  couverte  de  porcelaine.  M.  Romé  de  l’IHe  m’a  prcKuré 
fept  de  ces  pierres  bien  criftallifées , dont  une  eft  opaque  : 
les  fix  autres  font  prefque  traniparenles , & d’une  couleur 
tirant  fur  le  rouge  d’hyacinthe.  Pour  les  pefer  enlemble,  je 
me  fuis  fervi , pour  fupport,  d’un  petit  vale  de  verre,  comme 
Je  l’ai  fait  pour  peler  la  platine  en  grenailles.  ( Voyez  Yarticle 
platine.  ) Elles  pèfeiit  toutes  enlemble  i gros  j grains  , ou 
75  î"  gfains  • perdu  dans  l'eau  diftillée  17  | grains  : 

ce  qui  donne  pour  leur  pelànteur  Ipccilique  44 1 6 1 . Le  pouce 
cube  peferoit  2 onces  6 gros  65  grains;  &c  le  pied  cube 
309  livres  2 onces  o gros  t8  grains. 

Celle  pierre  que  j’ai  fait  ellàyer  par  M.  de  la  Croix,  ^ 

excellent  lapidaire , n’eft  pas  fi  dure  que  le  rubis  orientai  ; 
mais  elle  i'eft  plus  que  le  rubis  Ipinelie.  Malgré  fa  grande 
dureté  & fa  grande  pefanteur  fpécifîque,  elle  caulè  aux 
rayons  de  lumière  une. double  réliraélion. 
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ARTICLE  VII. 

Hyacinthe. 

L’Hyacinthe  eO  une  pierre  plus  ou  moins  tranfpa- 
reiue , d'un  rouge  tirant  liir  le  jaune;  ce  qui  lui  donne  une 
couleur  orangée.  On  n’en  connoît  qu’une  efpcce;  elle  caufe 
aux  rayons  de  lumière  une  double  réfraélion. 

124.  Hyuànthi’.  La  forme  des  crillaux  de  celte  pierre  eft  un 
priime  tétraèdre  reiflangle,  ou  à quatre  pans  hexagones  , ter- 
miné à chacune  de  les  extrémités  par  un  fûmmet  à quatre  faces 

•f  ig.  13.  rhomhes  qui  réjx>ndent  aux  arêtes  du  prifme  Sa  dureté  eft 
à peu-près  égale  à celle  du  criÜal  de  roche  : une  bonne  lime  a 
allez  de  pille  fur  elle.  Elle  entre  en  fulion  au  feu,&  y perd 
fl  couleur.  Celle  dont  je  me  fuis  fervi , m’a  été  fournie  pra 
M.  Renault , Lapidaire  - Joaillier , place  Dauphine  à Paris  : 
c’ell  un.quarré-long  de  7 lignes,  fur  6 7 lignes,  & 2 -J 
lignes  d’épaillèur;  mais  dont  les  quatre  angles  (ônl  abattus. 
Elle  eft  brillanlée  des  deux  côtés,  & aune  belle  table  par- 
delhis.  Elle  pefolt  yp  7^  grains  telle  a perdu  dans  l’eau  diflillée 

1 6 tV  grains  : ce  qui  lui  donne  pour  fa  pel'anteur  Ipécifique 
36S73.  Le  pouce  cube  de  l'hyacinthe  peferoit  2 onces  3 
gros  P grains;  & le  pied  cube  258  livres  i once  5 gros 

2 2 grains. 

ARTICLE  VIII. 

Vermeille. 

La  Vermeille,  fuivant  M.  le  Comte  de  Buffon,  eft 
une  forte  de  rubis  oriental , 6c  qui  ne  cnule  aux  rayons  de 
lumière  qu'une  feule  réfraélion.  Sa  couleur  eft  un  rouge 
cramoili , approchant  beaucoup  de  celui  du  grenat.  On  n'en 
connoît  qu’une  efpèce. 

125.  Vermeille,  J'ignore  quelle  eft  la  forme  des  crillaux  de 
cette  pierre.  M.  Panier,  Joaillier,  rue  du  Harlay,  m’en  a 

' fourni  une  qui  eft  un  quarré-long  de  7 7 lignes,  fur  6 lignes, 
8c  I 7 ligne  d'épailTeur.  Elle  pèfe  46  grains  : elle  a perdu 
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dam  l'eau  diAillée  i o J graim  : ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur 
^dcifique  422pp.  Sa  pelanieur  ell  donc,  comme  on  le  peut 
voir , prefque  égale  i celle  du  rubis  oriental.  Le  pouce  cube 
de  vermeille  ptlêroit  2 onces  5 gros  67  grains;  & le  pied 
cube  pelèroit  2p6  livres  1 once  3 gros  65  grains. 


ARTICLE  IX. 

Grenats. 


26, 


i7- 


Le  Grenat  ell  une  pierre  qui  a peu  de  traniparcnce , 
fur-tout  qu.ind  elle  a une  certaine  épailfeur  : aufli  efl  - on 
fouvent  obligé  de  le  chever  en  delfoiis.  Sa  couleur  ell  un 
rouge  très-foncé.  Ses  criflaux  ont  douze  faces  rhomboïdales  *,  * F'g' 
ou  vingt-quatre  faces  qui  font  des  trapézoules  t , ou  trente-f'X  t F'g-  5- 
faces,  dont  douze  font  des  rhombes,  & les  vingt -quatre  t 
autres,  des  hexagones  alongés,  interpoles  entre  ces  rhombes  S-  S Fig.s. 
Sa  dureté  tient  le  milieu  entre  celle  des  autres  pierres  pré- 
cieufes  : il  ne  le  cède , à cet  égard , qu’au  diamant , au  rubis , 
au  faphir,  i la  topaze  & au  jargon  de  Ceylan  : une  lime 
bien  trempée  a à peine  prilè  lur  lui.  11  entre  en  fufion  au 
feu  ; mais  il  y conlërve  ordinairement  fa  couleur.  Les  grenats 
caufent  aux  rayons  de  lumière  une  double  réfraélion. 

Grenat  Je  Bohème.  M.  Renault,  Lapidaire-Joaillier,  place 
Daliphine,  m’a  fourni  un  beau  grenat  de  cette  efpèce,  d'une 
matière  très-pure.  C’efl  un  cabochon  ovale , dont  le  grand 
diamètre  ell  de  p f lignes,  & le  petit  de  7 lignes,  & qui 
ell  chevé  en  delTous.  il  pèle  '64  grains  : il  a perdu  dans 
l’eau  dillillée  1 5 | j grains  : ce  qui  donne  pour  là  pelânteur 
fpécilique  41888.  Le  pouce  cube  de  ce  grenat  peferoit 
2 onces  y gros  52  grains;  & le  pied  cube  peferoit  2p3 
livres  3 onces  3 gros  47  grains. 

Grenat  en  gros  crijial  dodécaèdre.  Les  grenats  qui  font 
en  gros  crillaux , n’étant  pas  communément  d’une  matière 
aulfi  pure  que  celle  des  petits,  ont  une  pefanteur  un  peu 
moindre  J’en' ai  éprouvé  un  dodécaèdre*,  de  2 o* lignes  «Fig. ^ 

K.  il 
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de  diamètre,  que  m’a  fourni  M.  Romè  de  l’Ifle.  II  pèle 
la  onces  i gros  67 -J- grains,  0117051  grains  : il  a perdu 
dans  l’eau  diÜiiice  1735  grains  : ce  qui  donne  pour  (a 
pelânteur  fpéciHque  40627.  Le  pouce  cube  de  ce  grenat 
pèfe  2 onces  5 gros  5 grains;  & le  pied  cube  peferoit  284- 
livres  6 onces  i gros  57  grains. 

128.  CreniU  en  criflnl  à vingt-quatre  fnces , volcanifé.  M.  Rome 
de  rifle , m’a  aufli  fourni  un  grenat  criflallilè  à vingt-quatre 
•'■g-5.  faces  * 8c  volcanifé;  ce  qui  lui  a tait  perdre  beaucoup  de  Ion 
poids.  II  pèfe  2 gros  26  grains,  ou  170  \ grains:  il  a perdu 
dans  l’eau  dillilice  6p  -j- grains:  ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur 
fpccifique  24684.  Le  pouce  cube  d’un  pareil  grenat  ne  pelèroit 
donc  que  1 once  4 gros  5 8 grains  ; & le  pied  cube  ne  pelèroit 
que  172  livres  12  onces  4 gros  62  grains. 

12  p.  Grenat  Syrien.  Cette  pierre  ell  d’un  rouge  fort  éclatant. 
M.  Fanier,  Joaillier,  rue  du  Harlay,  m'en  a fourni  trois 
brillantes  deflus  & delfous , & dont  la  couleur  tire  un  peu 
lür  le  violet.  Ils  pèlent enfemble  27  ^ grains:  ils  ont  perdu 
dans  feau  diflilléed  ^grainsreequi  donne  pour  leur  pefanteur 
fpcciflque  40000.  Le  pouce  cube  de  cette  eljrèce  de  grenat 
petèroit  2 onces  4 gros  5 3 grains  ; & le  pied  cube  pelèroit 
280  livres.  Pour  peler  ces  trois  pierres  enlèmble,  je  me  fuis 
fervi,  pour  fupport,  d’un  petit  valê  de  verre  , comme  je  l’ai 
fait  pour  peler  la  platine  en  grenailles.  ( Voyez  Kart,  Platine  J. 

ARTICLE  X. 

Émeraude. 

L’Émeraude  eft  une  pierre  tranfparente,  dont  la  couleur 
ell  d’un  vert  plus  ou  moins  foncé.  Celles  qui  font  d’un  vert 
clair,  Ibnt  les  plus  eflimées.  Je  n’en  connois  qu’une  efpèce 
qui  doive  être  mile  au  rang  des  pierres  précieulès  : c’eft  celle 
que  l’on  nomme  émeraude  du  Pérou  (a).  Elle  caulê  aux  rayons 
de  lumière  une  double  réfraélion. 

■~~~  r'  ' ' " ^ - 

(a)  Celle  que  l’on  appelle  émtraude  du  Brefil,  doit  être  rangée  parmi 
les  fchorls.  . - - 
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Il  3 O.  ÉmcrauAe  Au  Pérou.  Cette  pierre  criflalliie  en  priime 
hexaèdre  régulier , terminé  -i  chacune  de  les  extrémités  par 
un  plan  hexagone  *.  Sa  dureté  ell  alFcz  grande  ; cependant  * Fig.  ■ i. 
elle  ell  un  peu  moindre  que  celle  du  grenat  : une  lime 
bien  trempée  a un  j>cii  de  prilè  fur  elle.  Elle  réfdle  à 
la  violence  du  feu  , lans  s’y  fondre  , & y conlcrve  fr 
couleur.  Cependant  quand  elle  ell  fortement  chaulfée , 
elle  paroît  bleue , & garde  cette  couleur  tant  qu’elle  ell 
pénétrée  par  le  feu  : mais  elle  reprend  , en  fe  refroidilTant , 
ia  couleur  verte  qui  lui  ell  naturelle  ; & elle  a alors  la  pro- 
priété phofphorique.  L’émeraude  dont  j'ai  fait  ufage,  m’a 
été  procurée  par  M.  Renault,  Lapidaire- Joaillier , place 
Dauphine.  C’ell  un  quarré  "de  4 4-  lignes  de  côté,  2 4 hgi'W 
d’épailfeur , brillanté  des  deux  côtés , avec  une  belle  table 
en  delTus.  Elle  pèle  17  grains:  elle  a perdu  dans  i’eau  dif- 
tillée  6 4 grains  ; ce  qui  donne  pour  fu  pefantçur  fpécifique 
27755.  pouce  cube  de  cette  elpèce  d’émeraude  peferoit 
'I  once  6 gros  28  grains;  & le  pied  cube  pelêroit  ip4 
livres  4 onces  4 gros  3 5 grains. 

ARTICLE  XI. 

Chryfolïtes. 

Les  Chrysolites  font  des  pierres  tran/parentes  d’un 
jaune  tirant  fur  le  vert.  Leur  dureté  ell  un  peu  moindre  que 
celle  de  l’émeraude  du  Pérou  : une  lime  bien  trempée  a alîèz 
de  prilè  fur  elles.  Elles  réfillentàla  violence  du  feu,  fans  s’y 
fondre  ; mais  elles  y perdent  leur  couleur.  On  connoît  deux 
fortes  de  chrylôlites  ; favoir , la  chryfolite  des  Joailliers  & 
la  chrylolite  du  Brefil  : toutes  deux  caulènt  aux  rayons  de 
lumière  une  double  réfraélion. 

■;i3  I.  ChtyfoHte  Aes  Joailliers.  Cette  pierre  ell  d’un  jaune  clair, 
mêlé  de  vert.  Elle  crillallilè  en  prifme  hexaèdre,  dont  les 
arêtes  font  abattues  plus  ou  moins  profondément,  terminé 
à chacune  de  lès  extrémités  par  un  fommet  il  fix  faces  *,  * Hg. 

AL  Renault , Lapidaire-Joaillier , place  Dauphine , in’en  4 
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• fourni  une  qui  eft  un  quarré-long  Je  5 -j  lignes,  fur  lignes, 
& 2 7 lignes  Jepaidêur,  & brillanté  des  deux  côtés.  Elle 
pèfe  I 3 grains  ; elle  a perdu  dans  l’eau  diüillée  4 f grains  : 
ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  fpécifiqiie  27821.  Le  pouce 
cube  de  cette  efpèce  de  chryfolite  peferoil  i once  6 gros 
31  grains;  & le  pied  cube  1^4  livres  11  onces  7 gros 
44  grains. 

132.  Chryjohte  du  Bref!.  Cette  pierre  eft  d’une  belle  couleur 
d’or,  tirant  tant  lôit  peu  lur  le  vert.  Elle  cridallife  en  prilme 
hexaèdre  régulier , termine  à chacune  de  fes  extrémités  par 
t‘g.  II.  un  plan  hexagone  *.  M.  Rome  de  l’ifle  m’en  a fourni  une 
ainfi  crilhdlilce  ; & dont  le  prifme  a environ  8 7 lignes  de 
diamètre,  & cp  lignes  de  hauteur.  Elle  pèfe  3 gros  557  grains, 
ou  271  7 grains  : elle  a perdu  dans  l’eau  diftillée  100  7 grains: 
ce  qui  donne  pour  fa  pelânteur  fpécifîque  26^23.  Le  pouce 
cube  de  celte  elpèce  de  chrj'folite  peferoit  t once  5 gros 
dp  grains;  & le  pied  cube  188  livres  7 onces  3 gros 
1 grain. 

ARTICLEXII. 

A igues  - marines. 

Les  Aigues-marines  ou  bérils,  lônt  des  pierres 
tranfparentes  d’un  bleu  tirant  fur  le  vert.  On  en  connoit 
de  deux  efpèces , l’une  orientale  & l’autre  occidentale , qui 
diffèrent  beaucoup  entr’elles  par  la  pefanteur,  la  dureté  & 
l'éclat.  Toutes  deux  caufent  aux  rayons  de  lumière  une  double 
réfraélion. 

*33*  Aigue-nuirine  orieatale  ou  béril.  Cette  efpèce  a beaucoup 
d’éclat,  une  grande  dureté  & une  pefanteur  un  peu  fupé- 
rieure  à celle  du  diamant.  Elle  criftallife  en  prifine  oélaèdre, 
dont  le  fbmmet  efl  compofé  de  douze  faces  latérales  inclinées , 
Fig.  10.  & d’une  treizième  horizontale,  qui  eft  hexagone  Il  yen  a 
une  fuperbe  de  cette  efjièce  au  Cabinet  du  Roi , & dont 
j’ai  fait  ufige.  C’cfl  une  grande  portion  d’un  prifne,  qui 
a 16  lignes  de  diamètre  & 1 j lignes  de  hauteur.  Elle  pelé 
•4  onces  I gros  5 6 | .grains , ou  243  2 7 grains  : elle  a 
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perdu  dans  i’eau  di{lillée  682  grains:  ce  qui  donne  pour 
f»  pefanteur  Ipccifique  3548^.  Le  pouce  cube  de  cette 
efpèce  d’aigue-marine , pèle  2 onces  2 gros  2p  grains  ; & le 
pied  cube  pefcroit  248  livres  6 onces  6 gros  10  grains. 

134.  ' Aigue  - Wtiiine  ocâJentüle,  Ceüe-ci  a moins  d’cclat  que 
la  précédente.  Elle  crillallife  comme  l’émeraude  du  Pérou, 
c’ell-à-dire , en  prifme  hexaèdre  régulier,  tanniné  à chacune 
de  fes  extrémités  par  un  plan  hexagone  Sa  dureté  e'gale  * F!g.  i 
à peu-près  celle  du  criftal  de  roclie  : elle  entre  en  fulion 
au  feu  & y perd  lîi  couleur.  Celle  dont  j’ai  fait  ufage  ell  du 
cabinet  de  M.  Rome  de  fille , qui  a eu  la  bonté  de  me 
la  prêter.  Son  prifme  a i 5 lignes  de  long  & 3 lignes  de 
diamètre.  Elle  pèle  76  -J  grains  : elle  a perdu  dans  l'eau  diP- 
tiliée2  8 ^grains:  ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  Iju'cifique 
a7a2/.  Le  pouce  cube  de  cette  eljièce  d’aigue-marine  pèle 
I once  6 gros  8 grains;  & le  pied  cube  pelèroit  ipo  livrei 
ÿ onces  3 gros  28  grains. 

On  voit  par  le  détail  que  je  viens  de  faire,  que  le  diamant, 
qui,  étant  la  plus  dure  des  pierres  précieufes,  avoit  aulTi  été 
regardé  pendant  long-temps  comme  la  plus  pelante,  le  cède 
cependant  _ à cet  égard  à un  grand  nombre  de  pierres. 

Telles  Ibnt  les  rubis,,  la  vermeille,  les  grenats,  les  toptazes, 
les  laphirs,  fi  l’on  en  excepte  celui  du  Brefil,  le  giralôl,  le 
jargon  de  Ceylan  , l’hyacinthe  & même  l’aigue-marine 
orientale.  De  forte  que , parmi  les  pierres  précieulês , il  n’y 
a que  le  lâphir  du  Brelil , les  chrylolites , l’émeraude  du 
Pérou  & faigue-marine  occidentale  qui  foient  moins  pelantes 
que  le  diamant. 

On  a pu  remarquer  aufli  que  ce  font  communément  les 
pierres  rouges  qui  ont  le  plus  de  pefanteur.  Cela  ell  très- 
conforme  a ce  que  j’ai  oblervé  dans  les  crillaux  colorés  Si. 
dans  les  fpaths  Huors. 

Je  ne  mets  point  au  rang  des  pierres  précieulês  l’émeraude 
du  Hrelil , non  plus  que  le  péridot , ni  l’améthille , ni  le 
lïqshir  d’eau.  Les  deux  premiers  doivent  être  rangés  parmi 
les  fchorls  : ils  en  ont  la  forme  criAalline  & la  pefanteur  ; 
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& , Je  meme  que  les  fchorls , ifs  lônt  fufibles  fans  aJJitloni 
A 1 egard  de  l’amcthifle  & du  làphir  d'eau , ce  ne  font  que 
des  criflaux  de  roche , qui  ont  reçu , l’un  une  couleur 
violetle,  & l’autre  une  couleur  bleue.  Ils  en  ont  la  pefanteur; 
ils  font  criÜallilés  , comme  eux , en  prifme  & pyramide 
hexaèdres,  & comme  tous  les  criflaux  de  roche,  ils  caillent 
aux  rayons  de  lumière  une  double  réfraèlion. 

CHAPITRE  II. 

Les  Quartz  font  des  pierres  dures,  qui  ont  ])Ius  ou 
moins  de  traniparence , & qui  ont  la  propriété  de  caufer  aux 
rayons  de  lumière  une  double  réfraclion.  Je  regarde  ce 
caractère  comme  appartenant  à toutes  les  efjsèces  qui  com- 
polênt  ce  chapitre  : car , quoiqu’on  ne  l’aperçoive  point 
dans  les  grès,  qui  en  font  partie,  & cela  parce  qu’ils  font 
opaques  ; comme  les  particules  qui  les  compofent  font  la 
plupart  demi-tranljsarentes , s’il  s’en  trouvoit  d’alfez  grofîès 
pour  pouvoir , par  la  taille , recevoir  des  furfaces  anguleufes 
d’une  afl’ez  grande  étendue.  Je  fuis  perfuadé  qu’on  y aper- 
cevroit  la  double  réfraélion  : car  chacune  de  ces  particules 
efl  un  petit  grain  de  quartz. 

Je  compte  donc  trois  fortes  de  quartz;  fàvoir,  le  criflal 
de  roche,  les  quartz  & les  grès. 

Dans  toutes  les  épreuves  que  j’ai  faites  fur  les  criflaux 
de  roche  & les  quartz,  j’ai  pouffé  l’exaélitude  jufqu’à  de 
grain  ; ainfi  les  poids  que  j’ai  indiqués  dans  mes  expériences, 
font  à moins  de  75-  de  grain  près.  A l’égard  des  grès,  comme 
j’ai  pu  me  les  procurer  en  plus  gros  volume,  je  n’ai  porté 
l’exaélituJe  que  julqu’à  ÿ de  grain. 
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ARTICLEL 
Crijfaux  de  roche. 

Les  cristaux  de  roche  font  des  pierres  dures , tranf 
parentes , dont  la  cafTure  e(l  vitreufo , & dont  la  figure 
naturelle  cfl  en  prifme  hexaèdre  terminé  à une  de  Tes  extré- 
mités & quelquefois  aux  deux  par  un  fommet  à fix  faces 
triangulaires  *.  Tous  les  criftaux  de  roche  caufent  aux  rayons  * rig.  ij. 
de  lumière  une  double  réfraélion  ; de  forte  que  fi  l'on 
regarde  un  objet  au  travers  de  l’angle  d’un  criflal  de  roche , 
on  voit  de  cet  objet  deux  images  qui  anticipent  plus  ou 
moins  l'une  fur  l'autre;  ât  chacune  de  ces  images  fait  voir 
les  couleurs  de  l'iris. 

'*3  5*  Criftal  de  roche  limpide  ou  de  Aladagafcar.  Un  beau 
morceau  de  ce  criflal , formé  en  poire  aplatie , & poli  des^ 
deux  côtés,  m’a  été  fourni  par  M.  Renault,  Lapidaire-Joail- 
lier ; il  a 4 7 pouces  de  long , forai  pouces  de  large , & 

7 lignes  d'épaUlêur.  Il  pcfe  6 onces  i gros  ypl-  grains  ou 
3 5 ^7  T grains  : il  a perdu  dans  l’eau  dillillée  1 3 j a grains  : 
ce  qui  donne  pour  la  pefanteitr  fpécifique  a65jo.  Le  pouce 
cube  de  cette  efpèce  de  criflal  pèle  i once  5 gros  34  grains; 

Sc  le  pied  cube  18  3 livres  1 1 onces  a gros  Ô4  grains. 

il  3 6.  Cripal  de  rothe  du  Brefd^  M.  Renault  m’a  encore  fourni 
un  morceau  de  ce  criflal , poli , formé  en  poire , plat  d’un  côté 

6 convexe  de  l’autre.  11  a 3 i pouces  de  long  fur  a pouces 

7 lignes  de  large  & 7 lignes  d’épaiflèur.  Il  pèfo  7 onces 
6 gros  37  T grains:  il  a perdu  dans  l’eau  diflillée  i6ç)6^ 
grains:  ce  qui  donne  pour  (k  pefanteur  fpécihque  aôjaô. 

Le  pouce  cube  de  cette  efpèce  de  criflal  pèle  i once  j gros 
54  grains  ; & le  pied  cube  1 8 5 livres  1 o onces  7 gros  a 1 
grains. 

ijj.  Cripal  de  roche  gélatineux  ou  d Europe.  Le  morceau  de  ce 
criflal  dont  j'ai  fait  ufage , efl  une  pyramide  hexagone  polie , 
appartenant  au  Cabinet  di{  Roi.  I|  pèle  3 onces  5 gros  8 
grains , ou  xo^6  grains  : il  a perdu  dans  l’eau  diflillée  78^ 
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grains:  ce  qui  donne  pour  (à  peiânteur  fpccifique 
Le  pouce  cube  de  cette  efpèce  de  crilbil  pèfe  i once  5 gros 

5 5 grains  ; & le  pied  cube  1 8 j livres  1 3 onccs  3 gros 
I grain. 

IJ 8,  Criflai  de  roche  irifé.  Je  me  fuis  fervi  d’un  crillal  de  cette 
efpèce.  appartenant  au  Cabinet  du  Hoi.  C’ed  un  ovale  de 
lignes  fur  13  , & de  4 lignes  dcpailfc-ur.  Il  pèfe  5 gros 
grains,  ou  427  -,V  grains:  il  a jierJu  dans  l’eau  diC- 
tillée  t 61  tV  grains:  ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  fpéci- 
üque  264^7.  Le  pouce  cube  de  cette  efpèce  de  cridal  pèle 
I once  J gros  5 3 grains  ; & le  pied  cube  1 8 j livres 
7 'O.ices  J gros  22  grains. 

13p.  Crifial  de  roche  couleur  de  rofe.  Le  morceau  de  cette 
efpèce  de  crid.d  dont  je  me  luis  fervi,  ctoit  taille  en  brillant, 

6 m’a  été  procuré  par  M.  Daubentun , de  l'Académie  des 
Sciences,  à qui  on  l’avoit  propolc  à acheter  comme  étant 
un  rubis.  Il  peioit  4p  7^  grains  : il  a perdu  dans  l'eau  dif> 
tillée  18  ^ grains:  ce  qui  donne  pour  là  pefanteur  (péci- 
dque  i6yoi.  Le  pouce  cube  de  cette  efpèce  de  crillal  pèfe 
1 once  5 gros  di  grains;  & le  pied  cube  186  livres 
14  oitrés  4 gros  7 grains. 

1 40.  Cripal  jaune,  ou  topaie  d' Occident  ou  de  Bohème.  Ce  criflai 
appartient  au  Cabinet  du  Roi.  11  efl  taillé  en  brillant  avec 
une  belle  table  en  delfus.  Il  a 1 8 lignes  fur  1 6 f , & 1 i lignes 
d’épailfeur.  Il  pèfe  i once  4 gros  33  7’j  grains.,  00  ^17-^ 
grains  : il  a perdu  dans  l’eau  diflillée  ^4  J grains  : ce  qui 
donne  pour  fà  pefanteur  fpccifique  ^6542.  Le  pouce  cube 
de  cette  efpèce  de  crillal  pèle  i once  5 gros  55  grains;  & 
le  pied  cube  peferoit  1 8 3 Hvrec  1 2 onces  3 gros  40  grains. 

141.  Criflai  bleu  ou  faphir  d'eau.  Un  morceau  de  ce  crillal, 

de  forme  irrégulière , appartenant  au  Cabinet  du  Roi , pefoit 
3 ^7  grains,  ou  224  ^ grains  : il  a perd.i  dans  l'eau 

diflillée  86  grains:  ce  qui  donne  pour  là  pefanteur  fpéci> 
fique  23813.  Le  pouce  cube  de  ce  crillal  pcfe  i once 
5 gros  28  graitis;  & le  pied  cube  180  livres  11  onces 
O gros  24  grains. 
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• Criflal  violet  ou  amc'iiyfie.  Le  criftal  de  celle  elpèce,  dont 
j’ai  fait  ufage,  appartenoit  à feu  M.  Jacquemin  , Joaillier 
de  la  Couronne , qui  me  l’a  prêté.  C’efl  un  quarré-long , de 
I J -f  lignes  fur  1 1 lignes,  & 8 lignes  d’épailîêur,  & dont 
lus  quatre  angles  font  abattus  : fur  une  de  fes  faces  e(l  gravé 
en  relief  un  Saint  Charles-Boromée;  & l'autre  eft  brillantée. 
Cette  afnéthylle  pèfe  5 gros  f de  grain,  ou  360  J-  grains: 
elle  a perdu  dans  l’eau  diftiilée  136  grains  : ce  qui  donne 
pour  la  pelanteur  Ipécifique  26535.  pouce  cube  de  cette 
efpèce  d’améthylle  pèfe  i once  5 gros  5 5 grains  ; & le  pied 
cube  185'livres  1 1 onces  7 gros  26  grains. 

Crijlal  violet  peu  coloré , ou  améthyfle  blanche.  C’eft  encore 
feu  M.  Jacquemii^  qui  m’a  fourni  cette  elpèce.  C’eft  un 
ovale  de  16  lignes  lur  14,  & d’environ  5 lignes  d’épaif- 
leur , fur  une  des  faces  duquel  font  graves  en  relief  une 
Vierge  & l’enfent  Jéfus;  & l’autre  ell  brillantée.  Celte  pierre 
pèfe 4 gros,  ou  288  grains  : elle  a perdu  dans  l’eau  dillilice 
108  f grains:  ce  qui  donne  pour  là  pelanteur  lï^écifique 
26513.  Le  pouce  cube  pèfe  i once  5 gros  54  grains;  & 
le  pied  cube  185  livres  p onces  3 gros  47  grains. 

Criflal  violet- pourpré , ou  amétkyjle  de  Vie  ou  de  Cartha- 
gène.  Celui  dont  j’ai  fait  ulàge,  appartient  au  Cabinet  du 
Roi.  C'eft  un  morceau  irrégulier,  qui  pèfe  3 gros  35  ^ 
grains , ou  251  grains  : il  a perdu  dans  l’eau  dillitlée 
p4  ^ grains  : ce  qui  donne  pour  la  pelanteur  Ipécifique 
26570.  Le  pouce  cube  pèfe  i once  5 gros  56  grains;  & 
le  pied  cube  185  livres  15  onces  6 gros  52  grains. 

Criflal  brun  ou  topaie  enfumée  de  Bohème.  Celui-ci 
appartient  encore  au  Cabinet  du  Roi.  Il  ell  en  forme  de 
coeur,  brillanté  d’un  côté , ôc  a 17  lignes  for  i 5 , & 8 lignes 
d’épailfeur.  11  pèfe  1 once  o gros  46  -;îj-  grains , ou  622  -pj 
grains  : il  a perdu  dans  l'eau  dillillée  234  grains  : ce 
qui  donne  pour  fa  pefanieur  Ipécifique  26534.  Le  pouce 
cube  pèfe  I once  5 gros  55  grains;  & le  pied  cube  185 
livres  1 1 onces  6 gros  3 3 grains. 

Criflal  noir.  C’ell  encore  le  Cabinet  du  Roi  qui  me  l’% 

■ Lij 
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fourni.  C’en  une  aiguille  d’environ  2 7 poncer  fur  lé  lignes: 
elle  pèle  j onces  o gros  i i grains,  ou  28^1  -jJ grains: 
elle  a perdu  dans  l’eau  diHillée  io8p  grains;  ce  qui 
donne  pour  fa  pelàmeur  fpècifique  26336.  Le  pouce  cube 
pcfe  I once  3 gros  33  grains;  & le  pied  cube  183  livres’ 

12  onces  O gros  18  grains. 

I • ■ . 

. A R T I C L E I I. 

Quariij.  ■ • . ■ 

Les  quartz  font  des  pierres  dures  qui  approcTien< 
beaucoup  de  la  nature  du  cridal  de  roche.  Quand  ils  cri(lai~ 
*Fig.  IJ.  lilènti  ils  prennent  la  même  forme but , de  même  que 
lui , une  catfure  vitreulê  : & lorfqu'ils  font  alîéz  tranlparens^ 
pK>ur  lailfcr  palier  la  lumière,  on  voit  que,  de  même  que 
les  criflaiix  de  roche,  ils  caufent  à fes  rayons  une  double 
rcfradion.  Les  quartz  entrent  dans  la  com|>ofiiion  des  granits. 

Quart^  criflüUifé.  Du  Cabinet  Roi,  C’eft  un  groupe  de 
pyramides  hexagones  & tranfparenies.  Il  pcfe  2 onces  o ^ros 
64  grains  , ou  i 2 1 6 grains  : il  a perdu  dans  I eau 
dillillce  438  grains:  ce  qui  donne  pour, fa  pefanteur 
fpécilique  26346.  Le  pouce  cube  pèle  i once  3 gros  33,  % 

grains;  & le  pied  cube  i 8 3 livres  i 3 onces  i gros  1 6 grains. 

148.  Quaiti  en  ma£e.  Du  Cabinet  du  Roi.  C’eft  un  morceau 
d’un  tranfparent  louche,  qui  a environ  3 pouces  de  long 
& 3 7 pouces  de  large.  Il  pèfe  i livre  1 once  5 gros  52 
grains,  ou  10204  graim:  il  a perdu  dans  l’eau  diftilide 
38  34  -J  grains  : ce  qui  donne  pour  là  pefanteur  Ipccifrque 
26471.  Le  pouce  cube  pèle  i once  3 gros  32  grains;  & 

Je  pied  cube  1 8 3 livres  4 onces  6 gros  i grain. 

14p.  Quarti  eriflallifé  rouge- brun  , dit,  -jargon  des  Portugais 
ou  hyacinthe  de  Compopelle,  Du  cabinet  de  M.  Rome  de 
l’ille.  C’eft  un  groupe  de  criftaux  opaques  en  pyramides 
hexagones.  Il  pèle  i gros  337  grains  ,011  103  7 grains: 
il  a perdu  dans  l’eau  diftilice  39  -fi  grains  : ce  qui  donne 
pour  fa  pefanteur  Ipécilîque  26468.  Le  pouce  cube  pèle 
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1 once  5 gros  5 2 grains  ; & le  pied  cube  1 8 ; livres  4 onces 
3 gros  24  grains. 

l 30.  Qoarti  laiteux.  Du  Cabinet  du  Roi.  C’eft  un  ovale  demi- 
tranlparent  t qui  a 2 pouces  7 lignes  fur  i pouce  7 lignes, 
’6t  environ  i 7 ligne  d’t'paiflêur.  On  y remarque  très-bien 
. la  double  rcfraélion  de  la  lumière.  Il  pèle  3 gros  13-^  grains, 
ou  373  •-  grains:  il  a perdu  dans  l’eau  diltillée  141  7 grains: 
ce  qui  donne  jx>ur  là  pefanteur  fpècitique  26319.  Le  pouce 
cube  pèle  i once  3 gros  3 4 grains  ; & le  pied  cube  1 8 3 
. livres  10  onces  1 gros  2 grains, 
fl  3 1 . Quarii  gras.  Du . Cabinet  du  Roi.  C’eft  un  morceau  de 
3 pouces  3 lignes  de  long  fur  2 pouces  de  large , & 1 1 
ügiies  d’èpaiflèur;  & tout- à -fait  opaque.  11  pèle  8 onces 

0 gros  I -t  grain,  ou  4609-^  grains  : il  a perdu  dans  l’eau 
dillillée  1 742  ^ grains  : ce  qui  donne  pour  fi.  pelànteur 
Ipecilîque  26439.  Le  pouce  cube  pèfe  1 once  5 gros  32 
grains);  & le  pied  cube  183  livres  3 onces  3 gros  1 9 grains. 

fl  3 2.  Quartz  fragile.  Du  Cabinet  du  Roi.  C’ell  un  morceau 
de  I pouce  9 lignes  de  long  fur  1 3 lignes  de  large , & 
13  lignes  d’èpaillêur,  & tout-à-fait  opaque.  11  pèfe  3 onces 

1 gros  27  7 grains,  ou  1 827  7 grains  : il  a perdu  dans  l’eau 
dillillée  692  7 grains  : ce  qui  donne  pour  la  pelànteur  fpé- 
citique  26404.  Le  pouce  cube  pèfe  i once  3 gros  30  grains; 
& le  pied  cube  184  livres  13  onces  1 gros  71  grains. 

A R T 1 C L E I 1 I. 

• Grès. 

Les  Grès  font  des  pierres  dures , compofées  de  petits 
grains  de  c^uartz , lefquels , pris  féparément , font  la  plupart 
demi-tranlparens  ; mais  l’enfemble  elt  opaque.  La  calibre 
des  grès  ell  grenue.  Tous,  excepté  celui  du  Levant  ou  de 
Turquie,  iont  pénétrables  à l’eau:  ils  en  admettent  dans 
leurs  pores  une  quantité  plus  ou  moins  grande , fuivant  que 
leurs  grains  font  plus  ou  moins  lêrrés.  L'eau  qui  les  pénètre, 
leur  ajoute  du  poids  : étant  pénétrés  d’eau , iis  font  donc  plus 
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pefaiis  que  lorfqu’ils  (ont  fecs.  J’ai  cherche  à connoîire  fetir 
pefanteiir  rpccifîqiie  dans  ces  deux  états  ; & j'y  fuis  parvenu 
de  la  manière  fuivante.  i.**  J’ai  fait  bien  (echer  chacune  de 
ces  pierres  : 2°  je  l’ai  pe(?e  dans  l’air;  3."  je  l’ai  plongée 
dans  l’eau,  & l’y  ai  laiflce  tout  le  temps  nécelîaire  pour 
qu’elle  en  lût  pénétrée  jufqu’au  centre  : 4."  je  l’ai  pefée  dans 
l’eau , en  ne  lui  oppofairt  que  le  poids  qu’elle  pefoit  étant 
sèche  : 5“  enfin , à (a  (ortie  de  l'eau , je  l’ai  pelée  une  (èconde 
fois  dans  l’air.  Le  poids  que  m’a  donné  la  fécondé  oj>ération, 
e(l  le  poids  de  la  pierre  sèche.  Le  poids  que  m’a  donné  la 
cinquième  opération  , elLcelui  de  la  pierre  pénétrée  d’eau  , 
plus  grand  que  celui  de  la  pierre  sèche  de  la  quantité  du 
poids  de  l’eau  qui  l’a  pénétrée.  Le  poids  qu’il  m’a  fâlhi  mettre 
du  côté  de  la  pierre  pour  la  laire  plonger , dans  la  quatrième 
opération,  eft  celui  du  volume  d’eau  déplacé  par  la  pierre, 
moins  celui  de  l’eau  qui  l’a  pénétrée  : pour  avoir  le  poids 
réel  de  ce  volume  d’eau  déplacé,  il  faut  donc  gjoufer  an 
poids  nécelîaire  pour  faire  plonger  la  pierre,  le  poids  de 
î’eau  qui  l’a  pénétrée,  La  différence  du  poids  de  la  pierre 
sèche , dans  la  fécondé  opération , avec  celui  de  la  pierre 

iténétrée  d’eau , dans  la  cinquième  ( laquelle  difiérence  eff 
e poids  de  l’eau  qui  a pénétré  la  pierre  ) donne  la  diflcrence 
des  pefantenrs  fpéciliques  dans  ces  deux  cas;  car  dans  l’un 
& l’autre  le  poids  du  volume  d’eau  déplacé  par  la  pierre 
doit  être  le  même,  puifque  le  volume  de  la  pierre  rie  varie 
pas.  Suppolbns  un  morceau  de  grès  d’un  pouce  cube  qui 
pèle  I once  4 gros  • 3 8 grains  : ce  pouce  cube  de  grès , 
plongé  dans  l’eau,  en  déplaceroit  un  pouce  cube;  il  faudroit 
donc  pour  le  faire  plonger,  fi  rien  ne  le  pénétroit,  mettre 
de  Ion  côté  un  poids  de  373  j grains,  qui  ell  celui  d’un 
pouce  cube  d’eau  : mais  s’il  a été  pénétré  de  1 3 grains  d’eau , 
il  ne  faut , pour  le  faire  plonger , que  3 ôo  -j-  grains.  Pour  avoir 
le  poids  du  volume  d’eau  déplacé,  il  faut  donc  ajouter  au 
poids  mis  du  côté  de  la  pierre , celui  de  l’eau  qui  l'a  pénét 
trée.  La  cinquième  opération  fait  connoitre  ce  dernier  poids. 
Par  exemple,  le  grès  des  paveurs  dont  j’ai  fait  ufiige,  pefoit,' 
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«étant  fec , 4^35  7 grains  : étant  pénétré  d'eau , il  a fallu , 
pour  le  faire  plonger,  lÿdp  7 grains  : mais  j’ai  trouvé , par 
la  cinquième  opération  , qu’il  avoit  clé  pénétré  de  73  ^ grains 
d’eau , qui  ajoutés  aux  1 9 dp  7 grains  nécellaires  pour  le  faire 
plonger,  font  a 043  grains;  ce  qui  fait  le  poids  du  volume 
d'eau  qu'il  a déplacé , volume  par  coitTéqucnt  égal  au  lien. 

J’ai  fait  les  mêmes  opérations  pour  tous  les  corps  péné- 
trables  à l’eau.  Je  dois  avertir  qu'il  faut  que  la  cinquième 
opération  foit  exécutée  le  plus  vite  que  l'on  peut  ; parce 
qu’une  portion  de  l’eau  qui  a pénétré  les  corps,  s’en  évapore 
alfez  promptement  lorlqu’ii  en  font  dehors. 

Cres  des  Paveurs.  Du  Cabinet  du  Roi.  C’ell  un  morceau 
de  forme  irrégulière,  qui  pèfe,  étant  fec,  8 onces  4 gros 
39  7 grains,  ou  4935  7 grains:  il  a perdu  dans  l’eau  dif- 
lillée  ao43  grains  : ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  Ipéci- 
lique  241  }8.  Le  pouce  cube  pèle  i once  4 gros  38  grains; 
&.  le  pied  cube  169  livres  i once  j gros  41  grains. 

Grès  des  Paveurs  pénétre'  d’eau.  Ce  même  morceau  de 
grès  a admis  dans  les  pores  737  grains  d'eau  ; un  peu  plus 
de  ^ de  fon  poids.  11  peloit  donc,  ainfi  pénétré  d'eau, 
50097  grains:  il  a perdu  dans  l’eau  dillillée  2043  grains: 
ce  qui  donne  pour  A pefanteur  Ipécilîque  245 19.  Le  pouce 
cube  pèle  1 once  q.  gros  5 i grains;  & le  pied  cube  171 
Hvres  1 0 onces  i gros  2 grains.  Un  pied  cube  de  ce  grès 
peut  donc  retenir  2 livres  8 onces  3 gros  3 3 grains  d’eau. 

Grès  des  Tailleurs  de  pierre.  Du  Cabinet  du  RoL  C’ell 
un  dez  de  24,7  lignes  fur  24  7 lignes  & de  1 pouce  d'épaif- 
leur.  Il  pèle,  étant  fec,  5 onces  5 gros  537  grains,  ou 
3293  7 grains:  il  a perdu  dans  l’eau  dillillée  1 5797  grains: 
ce  qui  donne  pour  (a  pefanteur  Ipécilîque  208  5 5.  Le  pouce 
cube  pèle  1 once  2 gros  59  grains;  & le  pied  cube  14.5 
livres  1 5 onces  6 gros  6 grains. 

Grès  des  Tailleurs  de  / terre  pénétré  d’eau.  Ce  même  dez 
de  grès  a admis  dans  les  pores  219-^  giains  d’eau;  un  peu 
plus  de  TY  de  fon  poids.  11  peloit  donc,  ainû pénétré  d’eau, 
3 5*3  igr**ns  ; il  a perdu  dans  l’eau  dillillée  1 579  7 grains; 
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ce  qui  Jonnepour  fa  pelàiiteur  (pcciüque  22246.  Le  pouce 
cube  pèfe  i once  j gros  39  grains;  & iepied  cube  1 5 3 livres 
I I onces  4 gros  30  grains.  Un  pied  cube  de  ce  grès  peut 
donc  retenir  9 livres  1 1 onces  0 gros  24  grains  d'eau.  . 

3 3,  Grès  des  Taillandiers.  Du  Cabinet  du  Roi.  C’eft  un 
morceau  de  forme  irrégulière , qui  pèle,  étant  lêc,  6 onces 
3 gros  34  grains,  ou  3726  grains:  il  a perdu  dans  l'eau 
dillillée  1733  grains:  ce  qui  donne  pour  la  pelânteur  fpé- 
cilîquea  1476.  Le  pouce  cube  pèfe  1 once  3 gros  10  grains; 

& le  pied  cube  130  livres  3 onces  2 gros  36  grains. 

* Grès  des  TaillanSers  pe'/ie'tre  d'eau.  Ce  même  morceau 
de  grès  a admis  dans  Tes  pores  224  grains  d'eau;  un  peu 
plus  de  7^  de  fou  poids.  11  pelbit  donc,  ainfi  pénétre  d'eau, 

3930  grains:  il  a perdu  dans  l'eau  dillillée  1733  grains: 
ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  fpécifique  22767.  Le  pouce 
cube  pèfe  i once  3 gros  3 8 grains  ; & le  pied  cube  i 3 9 
livres  3 onces  7 gros  17  grains.  Un  pied  cube  de  ce  grès 
peut  donc  retenir  9 livres  o once  4 gros  3 3 gmins  d'eau. 

36,  Grès  des  Rémouleurs.  Du  Cabinet  du  Roi.  C'elt  un  mor- 
ceau de  forme  irrégulière,  qui  pèle,  étant  fec,  2 onces  i gros 
36  grains,  ou  1260  grains:  il  a perdu  dans  l'eau  dillillée 
387  7 grains:  ce  qui  donne  pour  lit  pelânteur  fpécilique 
21429.  Le  pouce  cube  pèle  i once  3 gros  8 grains; 
le.  pied  cube  i 30  livres  o once  o gros  28  grains. 

♦ Grès  des  Rémouleurs  pénétré  d eau.  Ce  même  morceau  de 
grès  a admis  dans  fes  pores  667  grains  d'eau;  un  peu  moins 
de  7^  de  Ibn  poids.  Il  pelbit  donc,  ainfi  pénétré  d'eau, 

13267  grains:  il  a perdu  dans  l’eau  dillillée  3 87  7 grains: 

■ ce  qui  donne  pour  là  pelânteur  Ipécifique  22360.  Le  pouce 
cube  pèle  i once  3 gros  30  grains;  & le  pied  cube  137^ 
livres  14  onces  3 gros  3 3 grains.  Un  pied  cube  de  ce  grès 
peut  donc  retenir  7 livres  14  onces  3 gros  27  grains  d’eau. 

37.  Grès  des  Couteliers.  Du  Cabinet  du  Roi.  C’elt  un  morceau 
de  meule  de  Coutelier , qui  pèfe , étant  fec , 6 oiKes  3 gros 
6 '■  grains,  ou  3678  7 grains  : il  a perdu  dans  l’eau  dit 
lilltc  1789  7 grains  : ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  fpécifique 

ainj» 

I 

I 


Digitized  by  Google 


DES  Corps,  89 

ai  I IJ.  Le  pouce  cube  pèfe  i once  a gros  68  grains;  & 
ie  pieil  cube  147  livres  la  onces  5 gros  18  grains. 

^ Grès  des  Couteliers  pe'ne'rre'  d'eau.  Ce  même  morceau  tle 
meule  a admis  dans  fes  pores  a44-^  grains  d’eau;  un  peu 
moins  de  de  fou  poids.  Il  peloit  donc , aififi  pcnc(rc 
d’eau,  3paa7grains:  il  a perdu  dans  l’eau  diQillée  1789  ^ 
grains:  ce  cjui  donne  pour  fa  pefânteur  fpécilique  aipao. 
Le  pouce  cube  pèle  1 once  3 gros  a 6 grains;  & ie  pied  cube 
153  livres  7 onces  o gros  a 3 grains.  Un  pied  cube  de  ce 
grès  peut  donc  retenir  3 livres  1 o onces  3 gros  3 grains 
d’eau.  , 

J 8,  Grès  du  Levant  ou  de  Turquie.  Du  Cabinet  du  Roi. 
C'efl  un  prifme  quadrangulaire , d’environ  3 -j-  pouces  de 
long , 1 1 lignes  de  large  & 8 lignes  d’i'paillêur , & qui  e(t 
un  peu  calîe  aux  deux  bouts.  Il  pelé  3 onces  3 gros  '^6  — 
grains , ou  ipSo^  grains:  il  a perdu  dans  l'eau  difUllée 
761  -j  grains:  ce  qui  donne  pour  la  pelanteur  Ipecilîque 
a6oi6.  Le  pouce  cube  pèle  i once  3 gros  33  grains;  & 
le  pied  cube  i8a  livres  1 once  6 gros  a4  grains. 

3p.  Grès  à filtrer.  Du  Cabinet  du  Roi.  C’ell  un  très -petit 
morceau  d’une  fontaine  à filtrer,  qui  pèle,  étant  fec,  46 
grains:  il  a perdu  dans  l’eau  dillillée  a4  t grains:  ce  qui 
donne  pour  la  pefânteur  fpécilique  1^3  ad.  Le  |touce  cube 
pèle  I once  a gros  a grains  ; & le  pied  cube  133  livres 
4 onces  4 gros  7 grains. 

♦ Grès  à filtrer  pe'iif'tr^  d'eau.  Ce  même  morceau  de  grès  a 
admis  dans  lès  pores  4-J-  grains  d’eau;  prelque  de  fon 
poids.  Il  pelbit  donc,  ainfi  pénétré  d’eau,  3 i ^ grains  : il  a 
perdu  dans  [l’eau  dillillée  a4  x grains  : ce  qui  donne  pour 
l'a  pefânteur  fpécilique  a 1 244.  Le  pouce  cube  pèle  i once 
3 gros  I grain  ; & le  pied  cube  1 48  livres  1 1 onces 
Z gros  4 3 grains.  Un  pied  cube  de  ce  grès  peut  donc  retenir 
1 3 livres  d onces  d gros  3 8 grains  d’eau, 
do.  Crès  à bâtir , appelé  brqfter  près  de  Bri ves  en  bas  Limofin , 
fie  molafie  à Genève.  Du  C^inet  du  Roi  : marqué  B L 
^ D.  C’eft  un  cube  de  3 pouces  3 lignes  fur  3 pquees 
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5 lignes,  & environ  2 pouces  10  lignes  clcpaiireor.  II  e(l 
roiis'e.iire  compolc  de  grains  très-Hns , & mêlés  ll’un  peu 
de  mica  blanc.  Il  pèle,  étant  fec,  2 livres  7 onces  5 gros 
29  grains,  on  22853^  grains  : il  a perdu  dans  l’eau  dis- 
tillée i 1 &2  I 7 grains  : ce  tpii  donne  pour  fa  pelanteur  fpé- 
cilique  19332.  Le  pouce  cube  pèfe  i once  2 gros  2 grains; 

6 le  pied  cube  135  livres  5 onces  i gros  34  grains. 

Urès  (7  ùtl'ir  penctré  <fcau.  Ce  même  cube  de  grès  a admis 

dans  (es  porcs  2334  grains  d’eau;  un  peu  plus  de-;^defon 
poids.  Il  peloit  donc,  ainli  pénétre  d’eau,  2 5 1 87 -j- grains  ; 
il  a perdu  dans  l’eau  diitillée  118217  grains:  ce  tjui  donne 
pour  la  pelanteur  Ipécifique  21306.  Le  pouce  cube  jsèfe 

1 once  3 gros  3 grains;  & le  pied  cube  149  livres  2 onces 

2 gros  1 3 grains.  Un  pied  cube  de  ce  grès  peut  donc 
retenir  i 3 livres  i 3 onces  o gros  5 i grains  d’eau. 

Grès  ferrugineux.  Du  Caldnet  du  Roi.  C’eft  un  morceau 
de  forme  irrégulière,  qui  pèle,  étant  fec,  4 onces  3 gros 

3 ' T gtains , ou  25  5 I 7 grains  : il  a perdu  dans  l’eau  dif- 
tillée  1090  grains:  ce  qui  donne  pour  (a  pelanteur  fpéci- 
fique  23408.  Le  pouce  cube  pèle  i once  4 gros  10  grains; 
&.  le  pied  cube  163  livres  13  onces  3 gros  41  grains. 

Grès  ferrugineux  pénétré  d'cetu.  Ce  même  morceau  de  grès 
a admis  dans  (es  pores  j 1 J-  grains  d’eau  ; un  peu  plus  de 
77  de  lôn  poids.  Il  pefoit  donc  , ainfi  pénétré  d’eau,  26027 
grains  : il  a perdu  dans  l’eau  diflillée  1090  grains  : ce 
qui  donne  pour  (à  peCaiiteur  fpécifitfUe  23880.  Le  pouce 
cube  pèle  i once  4 gros  28  grains;  & le  pied  cube  167, 
livres  2 onces  4 gros  33  grains.  Un  pied  cube  de  ce  grès 
peut  donc  retenir  3 livres  4 onces  6 gros  66  grains  d’eau. 

Grès  dur  ou  Grifard.  Du  Cabinet  du  Roi.  C e(l  un  mor- 
ceau à peu-près  cubique  , qui  pèle  , étant  jee  , 1 2 onces  3 
gros  32  grains,  ou  7304  grains:  il  a perdu  dans  l’eau  Uii- 
tillée  29297  grains:  ce  qui  donne  pour  la  pelanteur  Ijsé- 
cirique  24928.  Le  pouce  cube  pèfe  i once  4 gros  67 
grains;  & le  pied  cube  174  livres  7 onces  7 gros  33 
grains..  • • . . ■ • 
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♦ Grès  ilur  ou  Grifard pénétré  d'eau.  Ce-  meme  morceau  Je 
grès  a admis  dans  lès  |x>res  68  grains  d'eau;  un  peu  moins 
de  7-jj  de  Ion  poids.  Il  pefoit  donc,  ainli  pénétré  d’eau  , 

7372  grains:  il  a perdu  dans  l’eau  diflillée  2927  ^ grains: 
ce  qui  donne  pour  lapel'anteur  rpécifique  23  160.  Le  pouce 
cube  pèfe  i once  5 gros  3 grains;  de  le  pied  cube  176  . , 

livres  i once  7 gros  26  grains.  Un  pied  cube  de  ce  grès 
peut  donc  retenir  i livre  9 onces  7 gros  63  grains  d’eau. 

J g ^ ^ Grès  luijant  de  Fontainehleau.  Du  Cabinet  du  Roi.  C’eft 
^ un  morceau  de  forme  irrégulière,  qui  pèle,  étant  ièc,  7 onces 
5 gros  .69  grains , ou  446 1 grains  : il  a perdu  dans  l’eau 
dillillée  1741  7 grains;  ce  qui  donne  pour  fa  pelânteur 
Ipécitique  23616.  Le  pouce  cube  pèle  1 once  j gros  20 
grains  ; & le  pied  cube  179  livres  4 onces  7 gros  67  grains. 

♦ Grès  lu'ifant  de  Fonumeldeau  pénétre  deau.  Ce  même 
morceau  de  grès  a admis  dans  lès  pores  2 1 7 grains  d’eau  ; un  , 
peu  moins  de7j7  delbn  poids.  Il  pefoit  donc,  ainfi  pénétré 
d’eau  , 4482  -i-  grains:  il  a perdu  dans  l’eau  dillillée  1741  7 
grains  : ce  qui  donne  pour  fa  pelânteur  Ipécilîque  25739. 

Le  pouce  pèlè  i once  j gros  2 5 grains  ; & le  pied  cube 
180  livres  2 onces  6 gros  10. grains.  Un  pied  cube  de  ce 
grès  peut  donc  retenir  i 3 onces  6 gros  i 5 grains  d’eau. 

1 64.  Grès  crijlaUifé  de  Fontainebleau.  Du  Cabinet  tlu  Roi.  C’ell 
un  groupe  de  cridaux  rhomboïdaux  ou  à lix  faces  rhom- 
bo'idales  * , très-bien  déterminées,  qui  ont  1 i à 12  lignes  * Fig.  i<. 
de  côté.  Il  pèfe,  étant  lèc , 2 onces  5 gros  71  grains,  ou 
1583  grains:  il  a perdu  Jtuis  l’eau  dillillée  606  grains: 
ce  qui  donne  pour  là  pelânteur  Ipécifique  261  i i.  Le  pouce 
•cube  pèlè  1 once  3 gros  39  grains;  & le  pied  cube  182 
livres  1 2 onces  3 gros  3 3 grains.  Ce  qui  détermine  la 
ligure  crillalline  de  ce  grès,  c’ell  qu’il  ell  mêlé  de -5-  de 
matière  calcaire. 

' Grès  criflaliifé  de  Fonta'inebleau  pénétré  ff  eau.  Ce  même 
groupe  de  crillaux  a admis  dans  lès  pores  6 7 grains  d’eau  ; 
un  peu  plus  de  de  Ion  poids,  11  peloit  donc,  ainfi  pé* 
nétié  d’eau,  t 389  rj-- grains  : il  a perdu  dans  l’eau  dillillée 
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606^  grains  : ce  <]ui  donne  pour  fii  pefànteur  fp(icifi(]ue 
26214.  pouce  cube  pèfe  i once  5 gros  43  grains;  & 
le  pied  cube  183  livres  7 onces  7 gros  54  grains.  Un  pied 
cube  de  ce  grès  peut  donc  retenir  i i onces  4 gros  2 1 grain* 
d’eau. 

Grès  fin  des  environs  rf  Ettinipes.  Du  cabinet  de  Monfel- 
gneurle  duc  d’Orléans.  Il  m’a  été  procuré  par  M.  Guettard, 
de  l’Académie  des  Sciences.  C’eft  un  cube  de  i pouce  10 
lignes  fiir  i pouce  8 7 lignes,  & i pouce  7 lignes  d’épaif- 
leur:  Ion  grain  elt  très -fin,  & reçoit  un  beau  poli.  Ce 
cube  efl  poli  fur  toutes  fes  faces.  Il  pèle  7 onces- 6 gros 
49  7 gf^ifs  >0“  45  *37  gtai»*  : H a perdu  dans  l’eau  dif- 
tillée  1793  f gtaitis:  ce  qui  donne  pour  là  pefanteur  Ipéci- 
fique  25 1 59.  Le  pouce  cube  pèle  i once  5 gros  3 grains; 
& le  pied  cube  176  livres  i once  6 gros  33  grains. 

Grès  fin  des  environs  ef  Étampes  pe'ne'tre'  d'eau.  Ce  même 
cube  de  grès  a admis  dans  fes  pores  3 2 grains  d’eau  ; 
777  de  lôn  poids.  Il  pelbit  donc , ainfi  pénétré  d’eau  , 43457 
grains;  il  a perdu  ilans  l’eau  diflillée  1793  f grains:  ce  qui 
donne  pour  là  pclànteur  fpécifiqtie  25  339.  Le  pouce  cube 
pèfe  I once  5 gros  10  grains;  & le  pied  cube  177  livres 
5 onces  7 gros  54  grains.  Un  pied  cube  de  ce  grès  peut 
donc  retenir  1 livre  4 onces  i gros  2 i grains  d’eau. 


CHAPITRE  III. 

Pierres  chatoyantes. 

T. ES  Pierres  chatoyantes  ont  toutes  la  propriété  de 
paroitre  changer  de  couleur , fuivant  les  dilférentes  expe- 
fitions  au  jour,  fous  lelquelles  on  les  regarde.  On  en  connoit 
de  cinq  fortes;  favoir,  le  Ipath  étincelant,  l'aventurine,  l’œil- 
de-chat,  l’reil-de-jwilfon , & l’opale,  auxquels  je  joindrai 
la  perle.  Quoiqu’elle  n’appartienne  pas  au  règne  minéral  , 
elle  tient  cependant  un  rang  diÜingué  dans  les  parures;  dc 
elle  a éminemment  la  propriété  de  chatoyer. 
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Dans  ies  tpreuves  que  j’ai  faites  fur  ces  pierres , j’ai  porte 
l’exaflitude  jufqu’à  -7^  de  grain  : ainii  les  poids  que  j’ai  in- 
diquées dans  mes  expériences , font  à moins  de  eie  grain 
près 

article  I. 

Spaths  ét'mcelans. 

Les  Spaths  étincelans  ou  feld-/j)aihs , lorique  rien 
ne  s’oppolè  à leur  crillallifatiun , prennent  la  forme  d’un 
prifme  tétraèdre  iii^iné,  dont  la  iurface  cfl  compoféc  de 
fix  pans , dont  quatre  reélangulaires  fie  deux  rhomboïdaux  *.  * ’7i 

Ils  criflallifent  aufTi  en  prifme  hexaèdre  ou  à (ix  pans , dont 
deux  hexagones  fie  quatre  quadrilatères,  terminé  à chacune 
de  lès  extrémités  par  un  fommet  à deux  faces  pentago- 
nales *,  il  s’en  trouve  aufTi  en  crillaux  d’une  fortne  plus  , p|^ 
compoice:  c’cfl  un  prifme  décaèdre  ou  à dix  pans,  dont 
deux  grands  oélogones  fie  huit  petits  en  trapèzes,  terminé 
à chacune  de  fes  extrémités  par  un  fommet  compoie  d’une 
grande  face  ennéagoiæ  ou  à neuf  côtés  , d’une  grande  epta- 
gone  ou  à fept  côtés  , fie  de  quatre  petites  faces  trapézoïdes  *.  * '?-• 

La  cafTure  de  ces  pierres  ell  fpathique  ; fie  toujes  les  parties 
paroilTênt  comme  polies  dans  l’endroit  de  la  fraélure.  On 
en  diftingue  de  fix  eljjèces;  l'avoir,  le  blanc,  le  rougeâtre, 
le  vert , le  vert  fie  blanc , le  bleu , fie  le  tranfparent. 

Les  f|>aths  étincelans  entrent  dans  la  compofition  des 
porphyres,  des  lèrpeniins,  des  ophites,  des granitelles  fie  des  . 
granits.  Dans  celles  de  ces  pierres  qui  ont  afiêz  de  tranfpa- 
rence,  on  oblèrve  qu’elles  caulènt  aux  rayons  de  lumière 
une  double  réfraélion. 

Il  66.  Spath  étincelant  blanc.  Du  Cabinet  du  Roi.  C’eft  un  gros 
morceau  de  forme  rhomboïdaie , qui  a a 7 pouces  de  long 
fur  2 pouces  de  large  fie  1 j lignes  d’épailleur.  Il  efl  très- 
pur.  Il  pèle  7 onces  6 gros  46  ^ grains,  ou  45  lO-J^  grains  : 
il  a perdu  dans  l’e„u  dillillée  1738  7 grains;  ce  qui  donne 
pour  là  pelânteur  Ipécifique  25^46.  Le  pouce  cube  pèfe 
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1 once  5 gros  3 3 grains  ; & le  pied  cube  1 8 i livres  9 onces 

7 gros  44.  grains. 

Ji]p/7r//  etiiicehmi  rougeiiire.  Du  cabinet  de  M.  Sage , Je 
i’Acadcmie  des  Sciences,  qui  a eu  la  bonté  de  me  le  prêter. 
C’efl  un  morceau  de  forme  irrégulière  qui  pcfe  2 gros  30 
grains,  ou  174  grains  : il  a perdu  dans  l’eau  dillillée 
7 1 I grains  ; ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  fpécihquc 
24378.  Le  pouce  cube  pèfe  i once  4 gros  46  grains;  Sc 
le  pied  cube  170  livres  10  onces  2 gros  50  grains. 

Sp.if/i  ethicelitnt  vert.  Du  Cabinet  du  Roi.  Je  n’en  ai  pu 
avoir  de  bien  pur  qu’un  très-petit  morceau  de  forme  irrégu- 
lière, qui  pèfe  22  -V  grains  : il  a perdu  dans  l’eau  dillillée 

8 grains  ; ce  qui  donne  pour  là  pefanteur  fpécifique  27045. 
Le  pouce  cube  pèle  i once  6 gros  2 grains  ; & le  pied 
cube  189  livres  5 onces  a gros  23  grains. 

Spath  étincelant  vert  & hlitnc , appelé  i Rome  venle  di 
Corjsca  dura.  Du  Cabinet  du  Roi.  Tablette  ronde,  en  forme 
de  dame  de  triclrac,  qui  a 23  lignes  de  diamètre  & 6 lignes 
d'épailleur.  Ce  Ijrath  étincelant  efl  d’un  blanchâtre  mat  , 
avec  de  grandes  taches  d’un  beau  vert.  Il  paroit  être  un 
mélange  de  fpath  étincelant  blanc  & deljratli  étincelant  vert: 
il  ell  d’une  grande  dureté.  Cette  tablette  pèfe  3 onces  3 gros 
20  grains,  ou  1964  grains:  elle  a perdu  dans  l’eau  dillillée 
^3*  T gfains  : ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  fpécifique 
3 1 o 5 I . Le  pouce  cube  pèfe  2 onces  o gros  7 grains  ; & le 
pied  cube  217  livres  5 onces  5 gros  50  grains. 

Spath  éiincelant  bleu , dit  pierre  de  Labrador,  Du  cabinet 
de  M.  Sage,  de  l’Académie  des  Sciences.  C’ell  une  petite 
plaque  d'environ  i 3 lignes  de  long  liir  1 pouce  de  large , 
& I 7 ligne  d’épailleur.  Elle  pèfe  1 gros  497  grains,  ou 
I 2 I 7 grains  : elle  a perdu  dans  l’eau  dillillée  457  grains  : 
ce  qui  donne  p>our  la  pelanteur  Ipécilîque  2^925.  Le  pouce 
cube  pèle  i once  5 gros  69  grains;  & le  pied  cube  188 
livres  7 onces  4 gros  5 8 grains. 

Spath  étincelant  tranfparent.  Du  cabinet  de  M.  Sage.  Petite 
tablette  en  ionne  de  trapèze,  qui  a 1 pouce  de  long  entrÿ 
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fes  deux  côlcs  parallèles  , & 2 ■-  lignes  dVpaifttur  : & de  les 
deux  côtés  parallèles , l'un  a 1 j lignes  &.  l'autre  7 lignes. 
Ce  Ipath  étincelant,  qui  vient  de  iiiillé,  eft  tranipaient 
comme  le  crillal , & cependant  chatoyant  fuivant  certains 
alpetSs.  Cette  tablette  pèle  2 gros  aô-J-  grains,  ou  lyo^ 
grains:  elle  a perdu  dans  l'eau  diflillée  6 6 -^grains:  cê  qui 
donne  pour  fa  jiefanieiir  Ipécifique  25644.  Le  pouce  cube 
pelèroit  1 once  5 gros  2 i grains;  & le  pied  cube  179  livres 
tJ  onces  I gros  2- grains. 

Je  joins  ici  une  pierre  qui  approche  des  précédentes  par 
iôu  coup-d'ccil  & là  call'ure  fpathiques  : mais  ejui  en  dilière 
beaucoup  par  fa  grande  dureté,  par  là  forme  & là  peianteur. 
Il  le  puurroit  bien  faire  que  ce  lût  une  eipcee  à part  ; & 
cela  efl  allez  probable. 

Spath  étincelant  de  la  Chine , dit  fpath  Adamantin.  Cette 
pierre  m'a  été  procurée  par  M.  Faujas  de  Saint-Fond , à qui 
elle  appartient.  Elle  eft  d’une  grande  dureté:  aiiHi  prétend- 
on  qu'avec  de  la  poudre  de  cette  pierre  on  peut  tailler  le 
diamant  ; ce  qui  ell  difficile  à croire  : au  relie , c'eft  ce  qui 
lui  a fait  donner  le  nom  Adamantin.  La  forme  de  lôn  crillal 
cil  un  prifme  hexaèdre  , ou  à fix  pans,  deux  grands  & quatre 
petits  : Ion  grand  diamètre  eft  de  i 6 lignes  : fon  petit  dia- 
mètre de  I 3 -j  lignes  ; & la  hauteur  d’environ  i 3 lignes. 
Sa  couleur  ell  verdâtre.  Il  pèfe  3 onces  2 gros  17F  grains , 
ou  1 88p  ‘ ^ perdu  dans  l’eau  dillillée  487  f grains  : 

ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  fpécifique  38732,  Le  pouce 
cube  pèfe  2 onces  4 gros  6 grains;  & le  pied  cube  27 1 livres 
,i  once  7 gros  63  grains. 

article  II. 

Aventitrines. 

Les  Aventurines  paroillènt  compofe^sde  petites  parti-- 
cides  brillantes  comme  de  l’or,  & réunies  par  une  lubllance  rou- 
geâtre, Les  unes  font  demi-tranlparentes,  & les  autres  opaques. 

. Aventurine  demi-tranfparente,  D’ai  fait  ulàge  de  quatre  de 
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ces  pierres;  favoir,  une  ovale  de  5 ^ lignes  fur  4.  lignes, 
& de  I ligne  dcpailFeur,  du  Cabinet  du  Roi;  & trois 
autres  petites,  du  cabinet  de  M.  Fanier,  Joaillier,  rue  de 
Harlay.  Pour  peler  hydroflatiquement  ces  quatre  pierres  à la 
fois , j’ai  employé  pour  fupport , un  petit  vafe  de  verre , 
comme  je  l’ai  fait  pour  pefer  la  platine  en  grenaille.  ( Koycj 
l’article  de  la  platine  ).  Ces  quatre  pierres  pefoient  enfemblç 
20  grains:  elles  ont  perdu  dans  l’eau  diilillée  7 7 grains: 
ce  qui  donne  pour  leur  pefanteur  fpécifique  26667. 
pouce  cube  pèfe  i once  5 gros  60  grains;  & le  pied  cube 
186  livres  10  onces  4.  gros  4.6  grains. 

Aventurine  opatjue.  Du  Cabinet  du  Roi.  C’efl  un  gros 
morceau  irrégulièrement  arrondi,  qui  pèle  2 onces  4 gros 
427  grains,  ou  14827  grains:  il  a perdu  dans  l’eau  dil^ 
tillçe  561  grains  : ce  qui  donne  pour  fa  pelànteur  fpécifique 
26426.  Le  pouce  cube  pèle  i once  j gros  5 1 grains;  Sx, 
le  pied  cube  184  livres  ij  onces  5 gros  50  grains. 

ARTICLE  III. 

Yeux  -de-  Chat. 

Les  y Eux-de-chat  font  des  pierres  dont  il  paroît  partir 
des  traits  de  lumière  lêmbiables  à ceux  qu’on  voit  partir  des 
yegx  des  chats.  On  en  trouve  de  différentes  couleurs  : il  y en 
a de  gris , de  jaunes , de  more-dorés  & de  noirâtres. 

17  J.  (lEil-elc-chat  gris.  Du  Cabinet  du  Roi.  J’ai  fait  ulîige  de 
trois  de  ces  pierres , toutes  trois  ovales , dont  deux  font 
plan-convexes , & une  convexo-concave.  Pour  les  peler  en- 
. lèmble,  je  me  fuis  fervi  du  petit  vafc  de  verre  pour  fupport, 
comme  je  l’ai  fiiit  pour  la  platine  en  grenaille.  ( l^opei  l’ar- 
ticle de  la  platine ).  Ces  trois  pierres  pèlent  enlèmble  40  -pj 
grains:  elles  ont  perdu  dans  l’eau  diilillée  i s 7 grains:  ce 
qui  donne  pour  leur  pefanteur  Ijiécîfique  25675.  Le  pouce 
cubepeferoit  i once  5 gros  23  grains  ;&  le  pied  cpbe  17^ 
livres  i i onces  4 gros  58  grains. 

>76,  (Zil  de.chat  jaune.  Du  Cabinet  du  Roi.  C’eft  un  ovale 

convejtg» 
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convexe-concave,  de  14  lignes  fur  p , & 4 lignes  dVpr.iflènr. 

Il  pèfe  2 gros  28 -7^  grains,  ou  172  7^  grains  : il  a perdu  • 

dans  l’eau  diflillée  64 grains:  ce  qui  donne  pour  fa  pelan- 
teur  Ipccifique  26  57  j.  Le  pouce  cube  pelèroit  i once  5 gros 
56  grains;  & le  pied  cube  186  livres,  o once  1 gros 
2p  grains. 

'177.  Œil-eié-c/mt  more-doré.  Du  Cabinet  du  Roi.  C’cfl  un 
ovale  convexo-coiicave,  de  8 lignes  fur  5 7 , & 3 -j-  lignes 
d’dpailTeur.  Il  pelé  41  grains:  il  a perdu  dans  l’eau  diililice 
• 5 î grains  : ce  qui  donne  pour  fa  pelantcurfpccifique  266(57. 

Le  pouce  cube  peferoit  i once  j gros  60  grains;  & le  pied 
cube  186  livres  10  onces  4 gros  46  grains. 

478.  Œil-de-chat  noirâtre.  Du  Cabinet  du  Roi.  J’ai  fait  ufàge 
de  fix  de  ces  pierres , dont  trois  font  ovales , & trois  de 
forme  irrégulière.  Pour  les  pefer  enlëmble,  je  me  fuis  fervi, 
pour  fupport,  du  petit  vafe  de  verre,  comme  je  l’ai  fait  pour 
la  platine  en  grenaille.  ( Voye^  l’article  platine  ).  Ces  fnc 
pierres  pèfent  enlèmble  44  grains  : elles  ont  perdu  dans 
l’eau  diUillée  137  grains  : ce  qui  donne  pour  leur  pelùntcur 
fpécilique*32jp3.  Le  pouce  cube  peferoit  2 onces  o gros 
6 J grains;  & le  pied  cube  228  livres  2 onces  3 gros 
24  grain.'. 

Cette  efpèce  a une  pefânteur  Ipccifique  bien  fuperieure 
à celle  des  autres  efpèces  de  ce  genre  : efl-ce  qu’elle  (ëroit 
mêlée  de  quelque  fubdance  étrangère  ? c’efl  ce  que  j’ignore. 

Au  relie  cette  pierre  paroît  bien  avoir  le  caraélère  dillinélif 
des  yeux-de-chat. 

• ^ (ÉLil  de-loup,  Du  Cabinet  du  Roi.  Cette  pierre  eft  un  ovale 
'''  plan-convexe  de  i i 7 lignes  fur  p , & 3 lignes  d’épailfeur. 

Elle  e(l  très-belle,  6c.  repréfente  parfaitement  bien  un  evil , 
fur-tout  lorfqu’elle  ell  plongée  dans  l’eau.  Mais  je  n’ofêrois  . 
l’affurer  naturelle.  Elle  pèle  t gros  1 8 ■;  grains , ou  po  7 
grains  : elle  a perdu  dans  l’eau  diflillée  387  grains  : ce  qui 
donne  pour  fa  pefânteur  fpéciiique  23  507.  Le  pouce  cube 
• de  cette  fubflance  peferok  i once  4 gros  14  grains;  & le 
pied  cube  ^64  livres  8 onces  6 gros  20  grains. 
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ARTICLE  IV. 

Œil -de- poijfbn. 

Les  Pii'rhes  J’  celle  efpèce  font  blanches  & comme 
feuilletcfes  ; leur  fobdance  rdlemble  allez  bien  à celle  du 
crillallin  des  poiifons. 

80.  (Æil-ile-poijfoii  Du  Cabinet  du  Roi.  C’efl  un  très-beau 
morceau  , à peu-piès  ovale  d’environ  1 8 lignes  fur  i 3 , & 
7 lignes  d’épaiflêur  II  pèfe  i once  4 gros  5 j -j-  grains , ou 
9>9  f grains:  il  a perdu  dans  l'eau  dilUlice  3567  grains: 
ce  qui  donne  pour  la  pefanteur  fpécilîque  25782.  Le  pouce 
cube  pèle  1 once  5 gros  27  grains;  & le  pied  cube  180 
livres  7 onces  4 gros  48  grains. 

ARTICLE  .V. 

Opale, 

Toutes  lesOpalis  font  des  pierres  chatoyantes^ 
qui  ont  la  .propriété  de  faire  paroître  les  couleurs* de  l’iris, 
plus  ou  moins  vives,  plus  ou  moins  brillante:. 

8 I.  Optile,  Je  me  luis  lervi  d’une  opale,  d’une  très-belle  iris  , 
appartenante  à feu  M.Jacquemin  , Joaillier  de  la  Couronne. 
Elle  pèfe  I gros  2 grains  , ou  74  L grains  : elle  a perdu 
dans  1 eau  diltillée  3 5 -t-  grains  : ce  qui  donne  pour  fa  pelan- 
teur  fpécifique  2 1 1 40.  Le  pouce  cube  .jselèruit  i once  2 
gros  6 P grains;  & le  pied  cube  147  livres  1 5 onces  5 gros. 
3 2 grains. 

ARTICLE  VI. 

Perle. 

Les  Perles  n’appartiennent  point  au  règne  minéral, 
mais  au  règne  animal.  Ce  font  des  maladies  de  certaines 
coquilles,  analogues  aux  béznards  des  quadrupèdes.  Mais  leur 
grand  éclat,  leur  iris,  le  grand  prix  qu’on  y met  & le  fré- 
quent ulage  qû'en  font  les  femmes  dans  leurs  parures  ^ 
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in'engagent  à les  mettre  au  rang  des  pierres  cfiatoyantes. 

Per/e  vierge  Orientale.  Celle  dont  je  me  luis  fcrvi  pour 
en  connoître  la  pefanteur  fpccifique , m’a  été  procurée  par 
feu  M.  Jacquemin,  Joaillier  de  la  Couronne.  C’ell  une 
perle  vierge  fphérique,  de  7 lignes  de  diamètre,  & du  plus 
bel  orient,  faifant  le  quinzième  chapitre  de  l’inventaire  des 
pierreries  de  la  Couronne.  Elle  eft  eftimée  quatre  - vingt  - dix 
mille  livres.  Elle  pèfe  i gros  33  grains , ou  103  ^ grains  : 
elle  a perdu  dansl’eau  diftillée  39  jÿ  grains:  ce  qui  donne  pour 
fa  pelânteur  fpécifique  26836.  Une  pêrle  de  cette  efpèce, 
d’un  pouce  cube,  s’il  s’en  trou  voit,  peferoit  i once  5 gros 
66  grains;  & le  pied  cube  de  cette  fubüance  pelêroit  187 
livres  13  onces  5 gros  4.  grains. 

CHAPITRE  IV. 

Pierres  dures  demi  - trmjparentes. 

Ces  Pierres  ont  une  grande  dureté,  & occafionnent 
beaucoup  d’éliiKelle.s , lorl'qu’on  les  frappe  avec  le  briquet. 
Elles  font  ornées  de  couleurs  plus  ou  moins  vives.  Leur 
cafF'ure  ell  le  plus  fouvent  vitreulc , & quelquefois  écailleulë. 
On  en  connoît  de  huit  fortes;  lavoir,  l’agate,  la  calcédoine , 
la  cornaline  , la  fardoine , la  pralê , le  jade , le  pétrofilex  & 
la  pierre  à fufil. 

Dans  les  épreuves  que  j’ai  faites  fur  toutes  ces  pierres, 
j’ai  porté  l’exaéliiude  julqu’à  de  grain  : ainfi  les  poids 
que  j’ai  indiqués  dans  mes  expériences  font  à moins  de^» 
grain  près. 

Parmi  les  pierres  qui  compofent  ce  chapitre,  on  obferve, 
dans  toutes  celles  qui  ont  allez  de  tranfparence , quelles 
caufent  aux  rayons  de  lumière  une  double  rélîaélion. 
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article  I. 

Agates. 

Les  Agates  font  des  pierres  tjiii  reçoivent  un  tenu 
poli , & qui  font  varices  de  toutes  lortes  de  couleurs , fi 
l’on  en  excepte  fe  rouge  vif,  l’orange  & le  vert.  Elles 
paroiliént  unres  & luifantes  dans  l’endroit  de  la  fradure. 

Agate  Orientale.  Du  Cabinet  du  Roi.  C’efl  un  ovale  de 
i I lignes  fur  i 5 ,^qui  paroît  d’une  belle  matière  bien  fine 
& bien  pure , d’un  blanc  demi-tranljjarent.  Elle  pèfe  3 g^cs 

1 3 T grains,  ou  aap  t grains  telle  a perdu  dans  l’eau  dillillée 
.88 grains  : ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  Ipécifique 

2 5 pot.  Le  pouce  cube  pèle  i once  5 gros  3 i grains;  & 
le  pied  cube  18  i livres  4.  onces  7 gros  21  grains. 

Il  84..  ■ Agate  iiife'e.  Du  Cabinet  du  Roi.  C’efl  une  agate  blanche, 
qui,  par  certains  reflets  de  lumière,  fait  paroître  les  couleurs 
de  l’iris.  Celle  dont  je  me  fuis  fêrvi  ell  un  oèlogone,ou  quarré- 
long , dont  les  angles  font  abattus , & qui  a 2 pouces  1 o 
lignes  de  long  fur  23  lignes  de  large.  Elle  pèle  7 gros 
67  ÿ grains , ou  4.27  -J-  grains  : elle  a perdu  dans  l’eau  dif- 
tillce  162 -J  grains  : ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  Ipéci* 
fiqiie  25535.  pouce  cube  pèfe  i once  5 gros  1 7 grains  ; 
& le  pied  cube  178  livres  i i onces  7 gros  26  grainî. 

185.  Agate  nuée.  Du  Cabinet  du  Roi.  DelTus  de  boîte  de 
2 7 pouces  de  long  fur  2 i f ligne  de  large,  nue  de  rouge, 
de  blanchâtre  & de  roux.  11  pèfe  4 gros  i 3 grains , ou 
joi  ■j-  grains:  il  a perdu  dans  l’eau  dillilice  1 14 -J-  grains: 
ce  qui  donne  pour  la  pciânteur  Ipécifique  26253.  Le  pouce 
cube  pèfe  i once  5 gros  44  grains;  & le  pied  cube  183^ 
livres  12  onces  2 gros  60  grains.  , 

■|86.  Agate  ponéluée.  Du  Cabinet  du  Roi.  Ovale  dont  le  grand 
diamètre  eft  de  deux  pouces  4 lignes  , 6w  le  petit  de  20-7 
lignes.  Cette  agate  efl  d’une  couleur  vineule  & ponéluée  de 
rouge.  Elle  pèle  4 gros  8 .J  grains,  ou  ap6  J grains:  elle 
a perdu  dans  l’eau  dillillée  113?-  grains:  ce  qui  donne  pour 
fa  pefanleur  Ijx'cifique  26070.  Le  pouce  cube  pèle  1 once 
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5 37  grains  ; & le  pied  cube  1 8 a livres  7 onces  6 gros 

52  grains. 

187.  Agate  vciiie'e.  Du  Cabinet  du  R<ji.  O<5logone  ou  quarrc- 

long  dont  les  angles  Ibnt  abattus,  & qui  a 2 pouces  8 7 lignes 
de  long  Tur  227  lignes  de  large.  Cette  agate  eft  veinée  de 
blanc,  de  gris- Je-lin , de  gris  5t  de  jaunâtre.  Elle  pèle  6 gros 
49  T , ou  48  I 7 grains  : elle  a perdu  dans  l’eau  dil^ 

tillée  1877  grains:  ce  qui  donne  pour  fa  pelànteur  fpcci- 
fique’ 26^67.  Le  pquce  cube  pelé  1 once  5 gros  60  grains; 
6c  le  pied  cube  186  livres  10  onces  4 gros  46  grains. 

188.  Agate  tache'e.  Du  Cabinet  du  Roi.  Delius  de  boite  qui 
a 2 pouces  7 lignes  de  long  lur  22  lignes  de  large,  6c  qui  e(l 
marque  T.  art.  2^8  n°  6,  Le  fond  de  celte  agate  eft  gris, 
taché  de  noirâtre  6c  de  jaunâtre.  Elle  tient  un  peu  de  pyrite. 
Elle  ptfe  4 gros  327  grains , 00  3 20  7 grains  : elle  a perdu 
dans  l'eau  diftilice  121-^  grains  : ce  qui  donne  pour  la 
pelknleur  fpécifique  26324.  Le  pouce  cube  pèle  i once 
5 gros  47  grains;  6c  le  pied  cube  184  livres  4 onces  2 
gros  22  grains. 

,l8<j.  Agate  oHix.  Du  Cabinet  du  Roi.  Quarré-long,  qui  a 
2 pouces  47  lignes  de  long  fur  20  lignes  de  large.  CgUe 

• agate  eft  d’une  couleur  vineulê  , avec  de^  raies  blanches 
féparées  par  des  raies  tranfparentes.  Elle  pèle  7 gros  60  7 
grains,  ou  5647  grains:  elle  a perdu  dans  l’eau  diftillée 
214  7 grains:  ce  qui  donne  pour  là  pefanteur  fpécifique 
26375.  Le  pouce  aibe  pèfe  i once  5 gros  4p  grtins  ; 6c 
le  pied  cube  184  livres  to  onces. 

:ic)0.  Agate  herborijee.  Du  Cabinet  du  Roi.  Ag.ate  ronde,  de 
1 3 lignes  de  diainètrec  Elle  eft  blanchâtre  6c  herborifv'e  de 
noirâtre.  Elle  pèfe  i gros  i i 7 grains,  ou  837  grains :e|le 
a perdu  dans  l'e.iu  dillillée  327  grains:  ce  qui  donne  pour 
fa  pellinteur  fpécilique  258PI.  Le  pouce  cube  pèfe  i once 
5 gros  3 I grains  ; 6c  le  pied  cube  1 8 i livres  3 onces  6 
gros  24  grains. 

ip  I • Agate  mouffeufe.  Du  Cabinet  du  Roi.  Ovale  taille  â facettes 
d’un  côté  6c  plan  de  l’autre,  6c  dont  le  grand  diamètre  eft 
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de  2 pouces  4 7 ligues , & le  petit  de  22  lignes.  La  couleur 
de  celte  agate  ell  incice  de  vineux  & de  bleuâtre , avec  de 
petites  taches  blancliàtres  : 6c  tout  l’intérieur  pnroit  comme 
rempli  de  moud’e.  Elle  pèle  6 gros  2 i J grains,  ou  453  {• 
grains  ; elle  a pe»du  dans  l'eau  diÜiiice  1747  grains;  ce 
t]ui  donne  pour  la  ptlanteur  Ipécilique  25991.  Le  pouce 
cube  pèle  i once  5 gros  3 4 grains  ; & le  pied  cube  1 8 i 
livres  14  onces  6 gros  67  grains. 

192.  Agdte  jttfpee.  Du  Cabinet  du  Roi.JDefllis  de  boîte,  de 
2 pouces  7 7 lignes  de  long  fur  20  7 lignes  de  large  & 

1 ligne  d’épailleur,  marqué  T.  art,  2^8  //.'  Cette  pierre 
ell  compolée  en  partie  d’agate  & en  partie  de  jafpe.  La 
première  ell  blanchâtre  & demi  - tranfparente;  & l’autre  ell 
roulfeâtre  & opaque.  Elle  pèle  3 gros  3 i ^ grains  , ou 
247  ^ grains  : elle  a perdu  dans  l’euu  dillillce  94  grains: 

ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  fpéciüque  26356.  Le  pouce  * 
cube  pèle  i once  5 gros  48  grains;  & le  pied  cube  1S4 
livres  7 onces  6 gros  70  grains. 

193.  Agate  des  gallets  dit  Havre.  Du  cabinet  de  M.  le  duc  d’Or-. 
léans.  Tablette  ovale,  polie  d’un  côté,  brute  & roulée  de 
l’aaiire,  & dont  le  grand  diamètre  ell  de  4 pouces  3 lignes, 

& le  petit  de  3 pouces  2 lignes.  Cette  agate  ell  d’un  blan-  • 
châtre  demi-tranfparent,  avec  une  légère  teinte  de  violet. 

Elle  pèle  i 2 onces  2 gros  43  grains , ou  70997  grains; 
elle  a perdu  dans  l'eau  dilliilée  2743  <1*^^  donne 

pour  11  pefanteur  lj>écifique  25881. -Le  pouce  cube  pèle 
I once  5 gros  3 o grains  ; & le  pied  cube  1 8 i livres  2 onçes 
5 gros  27  grains. 

A R T I C L E * I I. 

Calcédoines. 

Les  Calcédoines  font  des  pierres  qui  reçoivent  un 
beau  poli , & qui  oqt  toutes  une  demi-tranlparence  laiteulê 
, ou  nébuleulê. 

194»  Calcédoine.  Du  Cabinet  du  Roi.  C’eR  un  ovale  de  2 pouces 
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6 J lignes,  fur  2 pouces  5 'lignes,  & 2 lignes  cicpaidéur. 
La  matière  en  eil  très-belle,  très  - fine  & très -pure.  Elle 
pèfe  I once  3 gros  2 1 grains , ou  8 1 3 -/j  grains  : elle 
a perdu  dans  l’eau  diilillce  3127  grains  : ce  (|ui  donne 
jsour  la  pelànteur  Ipécifiqw  261  56.  Le  pouce  cube  pderoit 
1 once  3 gros  40  grains;  & le  pied  cube  183  livres  1 once 
3 gros  3 b grains. 

,1^5,  Cakéihine  Hmpuic.  Du  Cabinet  du  Roi.  C’eft  une  pierre 
prefque  tout-à-fait  tranlparente,  & qui  n’a  qu’un  léger  laiteux. 
Elle  a I pouce  de  longueur,  lur  10  lignes  de  largeur  & 6 
lignes  d'épaiireur,  & eÜ  taillée  en  brillant.  Elle  pelé  2 gros 
21  7 grains,  ou  1637  grains;  elle  a perdu  dans  l'eau  dif- 
tillée  62  7 gr.ains  : ce  qui  donne  pour  fit  pelànteur  Ipéci- 
fique  26640.  Le  pouce  cube  pèle  1 once  3 gros  39  grains; 
& le  pied  cube  186  livres  7 onces  3 gros  32  gr.iins. 

. Jp6.  CaLédoine  veinée.  Du  Cabinet  du  Roi.  Tablette  d’en- 
viron 2 pouces  de  long  fur  i 6 lignes  de  large  & 3 lignes 
d’épaill'eur.  Cette  calcédoine,  qui  ell  arrottdie  d'un  côté,  ell 
d’une  demi-tranlparence  laiie-ule , & veinée  de  blanc  opaque. 
Elle  pèle  6 gros  47  grains , ou  479  grains  : elle  a perdit 
datis  l’eau  dillillée  183 -J-J  grains:  ce  qui  donne  pour  fa 
peliinleur  Ipécifique  26039.  potice  cube  pèle  1 once 
3 gros  37  grains;  6c  le  pied  cube  182  livres  6 onces4  gros 
00  grains. 

;i  (fj.  Calcédoine  onix.  Du  Cabinet  du  Roi.  Ovale  dont  le  grand 
diamètre  elt  de  i pouce  8 lignes,  6c  le  petit  de  16  lignes, 
6c  qui  a 2 lignes  d’épailfeur.  Cette  calcédoine  elt  compofée 
de  deux  couches , l’une  d’un  blanc  demi-traniparent , 8c  l’autre 
d’un  blanc  opaque.  Elle  pèfe  3 gros  48  7 grains,  ou  2647 
grains  :.elle  a perdu  dans  l’eau  dillillée  i o 1 grains  : ce  qui 
donne  pour  fa  pefaitteur  fpécifique  26131.  Le  pouce  cube 
pèfe  I once  3 gros  40  grains  ; 6c  le  pied  cube  183  livres 
o once  7 gros  2 i grains. 

[198  Calcédoine  rougeâtre.  Du  Cabinet  du  Roi.  Pyramide  ofto- 
goiie  de  9 lignes  de  hauteur , 6c  dont  la  baie  ell  de  6 7 lignes 
dans  un  feus  6c  de  3 lignes  dans  l’autre.  Cette  calcédoine 
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eft  d’un  demi-tranfparent  blanc*,  qui  a une  légère  teinte  de 
rouge.  Elle  pè(ê  i gros  j grains , ou  77  grains  : elle  a 
perdu  dans  l'eau  diÜillée  zp  j grains  : ce  qui  donne  pour 
l'a.  pefanteur  (pccilîque  26645.  pouce  cube  pèle  i once 
5 gros  5p  grains;  & le  pied  otibe  1S6  livres  8 onces 

1 gros  66  grains. 

CalieJoitie  bleuiître.  Du  Cabinet  du  Roi.  Alîêz  gros  mor- 
ceau de  figure  irrégulière , qui  pèfe  3 onces  o gros  1 2 ^ 
grains,  ou  1740  f grains:  il  a .perdu  dans  l’eau  dillitlée 
673  grains  : ce  qui  donne  j>our  (à  pefanteur  .Spécifique  2 5 867. 
Le  pouce  cube  pèle  1 once  5 gros  30  grains;  & le  pied 
cube  I 8 1 livres  i once  o gros  60  grains. 

Calcétlo'ine  hyJrophane , dite  œil.  du  monde.  Du  Cabinet 
du  Roi.  Tablette  mince,  de  p lignes  de  long  fur  8 7 lignes 
de  large.  Cette  calcédoine  e(l  d’un  blanc  de  lait  & opaque  ; 
mais  elle  devient  demi  - traufparente  loriqu’on  la  met  dans 
l’eau.  Ella  pèfe  i p -j-f  grains  : elle  a perdu  dans  l’eau  diP- 
tillée  8 fï  grains  : ce  qui  donne  pour  là  pefinleur  rpécillque 

2 2p5o.  Le  pouce  cube  peferoit  i once  3 gros  65  grains; 
&.  le  pied  cube  160  livres  10  onces  3 gros  t4  grains. 

Cctlce'duine  enhydre.  Du  Cabinet  dy  Roi.  Petite  lame  à 
peu  près  ronde , d’environ  6 lignes  de  diamètre.  Cette  cal- 
cédoine ell  d’un  blanc  laiteux,  mais  qui  a un  petit  com- 
mencement de  tranfparence.  Lorfqu’on  la  place  entre  la 
lumière  & l’œil,  elle  paroît  percée  de  petits  trous,  comme 
le  paroillênt  les  feuilles  de  mille-pertuis.  Elle  pèle  28  -V  grains  : 
elle  a perdu  dans  l’eau  dilUllée  2 5 f grains  : ce  qui  donne 
pour  fa  pelânteur  Ipécifique  i op42.  Le  pouce  cube  pelcroit 
5 gros  4P  grains;  & le  pied  cube  76  livres  p onces  4 gros 
2 grains. 

A R T I C L E I I I. 

Cornalines, 

• 

Les  Cornalines  Ibnt  des  pierres  qui  reçoivent  un 
très-beau  poli;  & qui  font  toutes,  ou  entièrement  ou  eu 
partie , d’un  très-beau  rouge, 

Çornalinet 
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2oa.  Cornaline.  Du  Cabinet  du  Roi.  Elle  eft  d’un  très -beau 
rou^e.  Sa  iorme  eft  un  ovale  de  17  lignes  fur  i 2,  & 2 lignes 
d’cpailîeur.  Elle  pèfe  3 gros  1 8 -j-  grains,  ou  234^  grains: 
elle  a perdu  dans  l’eau  diftillée  grains:  ce  qui  donne 
pour  là  pelànteur  fpécifique  26137.  Le  pouce  cube  pelèroit 
l'once  5 gros  40  grains;  & le  pied  cube  182  livres  i j 
onces  2 gros  54  grains. 

203.  Cornaline  pâle.  Du  Cabinet  du  Roi.  Celle-ci  eft  d’un 
rouge-pâle.£lle  eft  taillée  en  goutte  de  fuif,  & a 1 2 j lignes 
fur  107  lignes.  Elle  pèfe  i gros  24  grains,  ou  grains: 
elle  a perdu  dans  l’eau  diftillée  367  grains  ; ce  qui  donne  pour 
fa  pefanteur  fpécifique  2630 1.  Le  pouce  cube  pelèroit  1 once 

5 gros  46  grains;  & le  pied  cube  184  livres  i once  5 
gros  grains. 

204.  Cornaline  ponüuée.  Du  Cabinet  du  Roi.  Cette  piene  eft 

d’un  blanc -rougeâtre  & laiteux,  & pointillée  de  rouge.  Elle 
eft  taillée  en  goutte  de  fuif  ovale,  & a 22  lignes  fur  18.  ' 
Elle  pèle  5 gros  44  grains,  ou  404 1 grains  : elle  a jserdu 
dans  l’eau  diftillée  i 54  77  grains  : ce  qui  donne  pour  fa  pefan- 
teur  Ipé’cifique  261 20.  Le  pouce  cube  peferoit  i once  5 gros 
39  grains;  & le  pied  cube  182  livres  13  onces  3 gros 
37  grains,  , , . 

aoj.  Cornaline  veine'e.  Du  Cabinet  du  Roi.  Cette  pierre  eft, 
de  même  que  la  précédente,  d'un  blanc- rougeâtre  laiteux, 

6 veinée  de  rouge.  Elle  eft  taillée  en  octogone,  ou  quarré- 
long  dont  les  angles  lônt  abattus  ; & la  partie  fupérieure  eft 
en  goutte  de  fuit.  Elle  a 197  lignes  fur  i 5 7.  Elle  pèfe 
3 gros  8 f grains , ou  2244  grains  ; elle  a perdu  dans  l'eau 
diftillée  8 J 4 grains:  ce  qui  donne  pour  fa  pelànteur  fpéci- 
fique 2 62  3 4.  Le  pouce  cube  pelèroit  i once  j gros  43  grains; 
& le  pied  cube  1 8 3 livres  i o onces  i gros 48  grains. 

206.  Cornaline  onix.  Du  Cabinet  du  Roi.  Cette  pierre  eft 
compofée  de  deux  couches  ; l’une  d’un  blanc-rougeâtre , & 
l’autre  entièrement  rouge.  Elle  eft  taillée  en  ovale  de  1 1 
lignes  fur  9 i.  Elle  pèfe  i gros  177  grains,  ou  89  7 grains  : 
elle  a perdu  dans  l’eau  diftillée  347  grains:  ce  qui  donne 

O 
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pour  fa  pefanteur  fpccifiqiie  2^227.  Le  pouce  cube  jwfèroît 
1 once  5 gros  43  grains  ; & ie  pied  cube  1 8 3 livres  p 
onces  3 gros  28  grains. 

207.  Coriui/inf  herborifée.  Du  Cabinet  du  Roi.  Celle  pierre, 

qui  e(l  d’une  forme  ronde  Sc  en  goutle  de  fuif,  & qui  a 
* 3 T lignes  de  diamètre  , eft  d’un  blanc-rougeâtre , & lierbo- 
riiee  de  rouge.  Elle  pèfe  i gros  38  grains,  ou  1 lo-j- grains: 
elle  a perdu  dans  l’eau  diiUllée  42  : ce  qui  donne  pour 

la  pelîinteur  fpe'ciijque  26  i 3 3.  Le  pouce  cube  peferoit  i once 
J gros  40  grains  ; &l  ie  pied  cube  i 8 3 livres  o once  7 gros 
I 2 grains. 

208.  Cor/Mline  en  (lalaélite.  Du  Cabinet  du  Roi.  C’eft  une 
plaque  d’une  figure  irrt'gulière  , d’un  rouge  foncé,  & prefque 
entièrement  opaque.  Elle  pèle  2 onces  5 gros  64 4 grains, 
ou  I 576  J grains  : elle  a perdu  dans  l'eau  difiillée  606 
grains:  ce  qui  donne  pour  la  pefiinleur  fjjécifique  2 5^77.  Le  , 
pouce  cube  pèle  i once  5 gros  34  grains  ; & le  pied  cube 

1 8 1 livres  i 3 onces  3 gros  2 8 grains. 

ARTICLE  IV. 

Sardoines. 

Les  Sardoines  font  des  pierres  qui  reçoivent  un 
beau  poli  ; & qui  font , en  tout  ou  en  partie , d’une  couleur 
orangée. 

2 0p.  Sardoine  pure.  Du  Cainnct  du  Roi.  Celte  pierre  efl  un 
ovale  en  forme  de  goutte  de  fuif,  qui  a 2 pouces  4 lignes 
fur  2 jiouces , & 5 à 6 lignes  d'épaillêur.  Elle  elf  d’un  bel 
orangé,  & prelque  tranfparente.  Elle  pèfe  3 onces  2 gros 
I f grains,  ou  1873  -g-  grains:  elle  a perdu  dans  l’eau  dif- 
tillée  7tpf  grains:  ce  qui  donne  pour  fa  pelânteur  fpéci- 
fique  2602  5.  Le  pouce  cube  pèfe  i once  3 gros  36  grains  ; 

& le  pied  cube  182  livres  2 onces  6 gros  39  grains. 

210.  Stmanne  p dc,  ou  blonde.  Du  Cabinet  du  Roi.  Cette 
firdoine  ell  ronde , & a i 8 lignes  de  diamètre,  & i 7 ligne 
d’épailR  ur.  Elle  eft  d’un  orangé-clair , varié  d’une  raie  blanche 
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& eft  prefque  Irar.fparcnte.  Elk  pifè  2 gros  14  -’j  grains, 
ou  I 58  grains  : elle  a perdu  dans  l’eau  dillillce  do -j  grains: 
ce  qui  donne  pour  fa  pelânteur  Ipccitique  zdodo.  Le  pouce 
cube  peferoit  i once  5 gros  37  grains;  &.  le  pied  cube  182 
livres  6 onces  5 gros  5 5 grains. 

• I*  StirJoine  ponduée.Dü  Cabinet  du  Roi.  Plaque  façonnée, 
de  20  lignes  de  long  fur  187  lignes  de  large  & i ligne 
d’épaiflêur.  Cette  fardoine  efi  d’une  couleur  orangee , ponc- 
tuée de  très-petits  poiiçts  bruns.  Elle  pèle  3 gros  23  Ÿ grains, 
ou  2 3 9 7 grains  : elie  a perdu  dans  l’eau  diÜillée  9 i grains  : 
ce  qui  donne  pour  là  pefanteur  Ipccitique  1621  5.  Le  pouce 
cube  petè  I once  5 gros  43  grains;  & le  pied  cube  183 
livres  8 onces  o gros  46  grains. 

12.  Sardoiiie  veinée.  Du  Cabinet  du  Roi.  Ovoïde  applati  d’un 
côte  , & dont  Je  grand  diamètre  etl  de  2 pouces  j lignes,  & 
le  petit  de  22  lignes,  & qui  a p ou  10  lignes  d’épaitlêur. 
Cette  fardoine  etl  d’un  orangé  veiné  de  gris  & de  blan- 
châtre , qui  paroit  pretque  opaque  à cautè  de  ton  épailleur. 

Elle  pefe  4 onces  i gros  2 -^grains,  ou  2378 grains  : elle 
a perdu  dans  l’eau  ditlillée  p 1 6 {-  grains  : ce  qui  donne  pour 
fa  pefanteur  fpécilique  25951.  Le  pouce  cube  pète  i once 
5 gros  3 3 grains  ; & le  pied  cube  181  livres  i o onces 

4 gros  7 grains. 

I 3,  SeirJoiiie  onix.  Du  Cabinet  du  Roi.  Ovale,  dont  le  grand 
diamètre  eft  de  157  lignes,  & le  petit  de  i 3 7 lignes , & 
qui  327  lignes  d’ép.llllèur.  Cette  fardoine  ett  compolce  de 
deux  couches , l’une  blanche , & l’autre  d’un  oraitgé  foncé. 

Elle  pèle  5 gros  27  7 grains,  ou  387  J-  grains:  elle  a perdu 
dans  l’eau  ditlillée  149717  grains:  ce  qui  donne  pour  là 
pefanteur  fpécilique  25949.  Le  pouce  cube  pèfe  1 once 

5 gros  33  grains;  & le  pied  cube  18 1 livres  10  onces 
2 gros  22  grains. 

14.  Sartioine  herhorifée.  Du  Cabinet  du  Roi.  Ovale,  dont  le 
grand  diamètre  ell  de  16  lignes,  & le  jtetit  de  i i lignes, 

6 qui  a environ  2 lignes  d’épaiflêur.  Cette  pierre  paroit  , , 
èlrecampotée  d’une  pâte  d’agate  orientale,  berborifée d’orangé 

Oij 
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fonce.  Elle  pèfe  i gros  65  ^ grains  ,011  137-“  grains  : elfe 
a perdu  dans  l’eau  diftillte  527V  grains:  ce  cjui  donne 
pour  fa  pellinteur  fpécifique  25588.  Le  pouce  cube  pelé 
I once  5 gros  34.  grains;  & le  pied  cube  181  livres  14 
onces  5 gros  1 8 grains. 

215.  Sardoine  noirâtre.  Du  Cabinet  du  Roi.  Quarré  de  i 5 
lignes  d«  long  fur  1 1 lignes  de  large  & i ligne  d’épailTeur. 
Sa  couleur  e(l  varice  de  roux  & de  noirâtre.  Cette  lardoine 

!)cfe  I gros  3 -J-  grains , ou  i 08  -J-  grains  : elle  a perdu  dans 
'eau  didillcc  4 1 grains  : ce  qui  donné  pour  fa  pefanleur 
fpécifique  26284.  Le  pouce  culte  jtèfe  i once  5 gros  45 
grains  ; & le  pied  cube  183  livres  i 5 onces  6 gros  3 3 grains^ 

ARTICLE  V. 

Prafe, 

La  Pra.se  ed  une  pierre  qui  reçoit  un  beau  poli,  & 
dont  la  couleur  ed  d'un  vert  de  ]>oireau. 
il 6.  Prafe.  Du  Cabinet  du  Roi.  Cette  pierre  eft  taillée  en 
cuvette,  en  forme  de  coquille  prefque  ronde  ; car  elle  a d’un 
fens  2 pouces  4 7 lignes  fur  2 pouces  3 lignes  de  l’autre. 
Elle  e(l  d’un  beau  vert  de  poireau  demi  - tranfparent.  Elle 
pefe  2 onces  i gros  46 grains,  ou  i27o|-  grains;  elle  a 
perdu  dans  l’eau  diâillée  4527  grains:  ce  qui  donne  pour 
là  pefinteur  Ipécifique  25805.  Le  pouce  cube  pèle  1 once 
5 gros  27  grains;  & le  pied  cube  *180  livres  10  onces 
1 gros  20  grains. 

ARTICLE  VL 

Jades. 

Les  Jades  font  des  pierres  dont  le  caraélère  dilliiudif 
ed  de  recevoir  un  poli  gras  : en  edèt , au  toucher , ii 
(êmble  que  les  jades  aient  été  foottés  d’huile. 

2 17.  Jade  blanc.  Du  Cabinet  du  Roi.  C’ed  un  morceau  tra» 
yailié,  qui  a 2 pouces  87  lignes  de  long  fur  18  lignes  de 
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l.irge.  H pcfè  6 gros  30  grains,  ou  462  ’ grains: 

. il  a perdu  dans  l'eau  dilUilée  J 56  v grains  : ce  »jui  donne 
pour  fa  peninleur  rpccifique  2^502.  Le  pouce  cube  pelcroit 

I once  7 gros '2  I grains;  & le  pied  cube  206  livres  8 
onces  I gros  57  grains. 

'21  S.  JdJe  vert.  Du  Cabinet  du  Roi.  C’ell  encore  im  morceau 
travaillé,  tjui  a 3 pouces  de  long  fur  2 pouces  3 lignes  de 
large.  Il  tll  d’un  aifez  beau  vert.  Il  pelé  3 onces  2 gros 
60  V grains,  ou  15)3  2 ^ grains:  il  a perdu  dans  l’eau  dif- 
tiliée  65 1 7 grains  : ce  qui  donne  pour  là  pelàmeur  Ipcci- 
lique  2p66o.  Le  pouce  cube  peferoit  i once  7 gros  27 
grains  ;&  le  pied  cube  207  livres  p onces  7 gros  26  grains. 

21p.  olivâtre.  Du  Cabinet  du  Roi.  C’elt  un  oélogone, 

ou  un  quarré-long  dont  les  angles  lônt  abattus . qui  a 2 
pouces  3 lignes  de  long  fur  1 8 lignes  de  large . & -j-  ligné 
d’épailTeur.  11  efl  d’un  vert  il’olive,  & a un  poli  très-gras. 

II  pcfe  2 gros  5 I -î  grains , ou  1 9 J -)•  grains  : il  a perdu 
dans  l'eau  diHillée  6 j ^ grains  : ce  qui  donne  pour  fa  pefan- 
teur  fpéiifique  29829.  Le  pouce  cube  pelèroit  i once  7 
gros  34  grains  ; £c  le  pied  cube  208  livres  1 2 onces  6 gros 
jé  grains. 

A I C L E VII. 

( I 

Pétrofilex. 

Les  Péïrüsilex  font  des  pierres  dont  le  caraélère 
diflinélif  eft  d'avoir  une  demi-tranlparence  (émblable  à celle 
de  la  cire.  ' 

220.  Pétrofilex  blanc.  Du  Cabinet  du  Roi.  C’ell  un  morceau 
de  figure  irrégulière,  qui  a environ  2 pouces  de  long  fur 
I pouce  d’épailTeur.  Au  premier  coup-d’œil  il  relTemble  allez 
à un  morceau  de  cire  brute.  11  pèle  j onces  2 gros  3^^ 
grains,  ou  3 odo^  grains  : il  a perdu  dans  l’eau  dillillée  1 1 j 3 4 
grains:  ce  qui  donne  pour  fa  pefanteitr  fpécihque  26527.  Le 
pouce  cube  pèle  1 once  5 gros  54  grains;  & le  pied  cube 
185  livres  ii  onces  o gros  14  grains. 
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211.  l'éirofilex  rougeâtre.  Du  Cabinet  du  Roi.  Morceau  de 
figure  irrcgulièie , de  i 8 lignes  fur  i 6,  & i o lignes  dep.iif^ 
ftur  moyenne.  Il  pèle  i onces  i gros  6o  f grains  , ou  i 284.1- 
grains:  il  a perdu  dans  l’eau  dilUllée  4804^  grains:  ce  qui 
donne  pour  fa  pelànteur  (pécifique  26733.  Le  pouce  cube 
pèfe  I once  j gros  62  grains;  & le  pied  cube  187  livres 
2 onces  O gros  5 5 grains. 

222.  Pétrofilcs  veiné.  Du  Cabinet  du  Roi.  C’eft  un  morceau 
de  figure  irrégulière,  qui  ell  veiné  de  blanchâtre  & de  noi- 
râtre. Il  pèle  5 onces  5 gros  46 ÿ grains,  ou  3286I  grains: 
il  a perdu  dans  l’eau  dillilfée  i 1^6-7  grains:  ce  qui  donne 
pour  fa  pefaiiteur  fpécilique  27467.  Le  pouce  cube  pèle  i 
once  6 gros  17  grains;  & le  pied  cube  ipi  livres  4 onces 
2 gros  3 1 grains. 

ARTICLE  VIII. 
Pierres-à-fufil. 

Les  Pierres-À-fusil  n’ont  que  très-peu  de  demi- 
tranfparence  : toutes  ont  une  couleur  lômbre,  6c  font  con- 

' vexes  ou  concaves  à la  fraélure. 

223.  Pierre-à-fufd  blonde.  J’ai  pris  une  de^  plus  groflës  pierres 
de  cette  cfpèce,  taillée  peur  un  fufil  : elle  avoit  17  lignes 
fur  17,  & 3 .â  4 lignes  d’épailfeur,  dans  fâ  partie  la  plus 
forte.  Elle  pefoit  6 gros  -j.de  grain,  ou  432  -j-  grains  : 
elfe  a perdu  dans  l’eau  diflillée  i66|-  grains:  ce  qui  donne 
pour  fa  pefanteur  fpécihque  25941.  Le  pouce  cube  pdèroit 
I once  5 gros  3 2 grains  ; & le  pied  cube  1 8 1 livres  9 
onces  3 gros  1 o grains. 

224.  Pierre-à-jujd  noirâtre.  J’ai  pris  un  affez  gros  morceau  de 
cette  efpèce  de  pierre , de  figure  irrégulière , &.  bien  pur.  Il 
pelôit  2 onces  7 gros  54  ^grains,  ou  1710  ^ grains:  il  a 
perdu  dans  l’eau  dillillée  662 -j  grains  : ce  qui  donne  pour  fa 
pelànteur  fpécilique  25817.  Le  pouce  cube  pèle  1 once 
5 gros  28  grains;  & le  pied  cube  180  livres  11  onces 
4 gros  2 grains. 
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CHAPITRE  ' 

Pierres  dures  opaques. 

\ 

Ces  Pierres  ont  un  degré  de  dureié  à peu-près  égal 
à celui  des  pierres  tlures  demi  tranfparentes.  Elles  occalion- 
ncnt , comme  elles  , beaucoup  d eiincelles , lorfqu’on  les 
Irappe  avec  le  bri([uei.  ün  en  coiinoit  de  douze  Ibiler;  favoir> 
la  pierre  meulièie,  le  crdil>>u,  le  jalpe , le  IchorI , le  por- 
phyre, le  ferpentin , l’ophile , le  granitelle,  le  granit,  la 
pierre  de  corne , la  pierre  d'azur  &.  la  zéoiite  ciinctlanle. 

Dans  les  épreuves  que  j’ai  faites  fur  toutes  ces  pierres , 
j’ai  poulie  l’exaélilude  julqu’à  de  grain  : ainfi  les  poids 
que  j’ai  indiqués  dans  mes  expériences,  font  à moins  de 
de  grain  près. 

ARTICLEL 

Pierre  meulière. 

La  Pierre  meulière  efl  une  pierre  très-dure,  & qui 
cil  plus  ou  moins  poreufe.  C’ell  celle  dont  on  fait  les  meules 
de  moulin. 

. Pierre  meulière.  Du  Cabinet  du  Roi.  Petit  morceau  de 
figure  irrégulière,  poli  d’un  côté  & raboteux  de  l'autre, 
mais  bien  plein.  Il  pèle  5 gros  5 p-j  grains,  ou  4 icj-j grains: 
il  U perdu  dans  l’eau  didillée  168  grains:  ce  qui  donne 
pour  fapefanteur  fpécifique  2483  3.  Le  pouce  cube  de  cette 
pierre,  en  fuppolànt  qu’elle  lut  aulli  pleine  que  celle  dont 
j’ai  fait  ufâge , pelèroit  i once  4 gros  grains;  & le  pied 
cube  173  livres  13  onces  4 gros  ta  grains.  Le  poids  du 
pied  cube  de  cette  pierre  doit  varier  comme  les  vides  qui 
s’y  trouvent. 


Digitized  by  Google 


226. 


227 . 


228. 


22p. 


Jli  P ES  A N T EU  R S P ÉC  I F lav  E 
ARTICLE  II. 

Cailloux, 

Les  Cailloux  lônt  des  pierres  dures  & opaques, 
qui  reçoivent  tin  beau  poli , qui  paroilTent  compolÜes  de 
couches  concentriques,  & qui  font  a(Tez  brillantes  à l’eiulroit 
de  la  fradure.  Les  cailloux  ne  fe  trouvent  point  en  carrières 
fui  vies , mais  détachas  & répandus  dans  la  campagne;  & ils 
(ê  décoinpofent  à l'air. 

Ciiilloii  olivâtre.  Du  Cabinet  du  Roi.  Caillou  taillé  en 
coeur , de  z pouces  z lignes  de  haut , fur  2 i lignes  de 
large.  Sa  couleur  e(I  d’un  olive -brun  très -foncé.  Il  pèfe  i 
once  2 gros  4.7  grains,  ou  724.7  grains:  il  a perdu  dans 
Teau  diflillée  277  fÿ  grains  : ce  qui  donne  pour  la  pefanteur 
fpécirique  26067.  pouce  cube  pèle  i once  5 gros  37 
grains;  & le  pied  cube  i 82  livres  7 onces  4 gros  2 grains. 

Caillou  tacheté.  Du  Cabinet  du  Roi.  Defî'us  de  boîte,  de 
2 pouces  I I 7 lignes  de  long  fur  2 pouces  de  large,  & 

1 7 ligne  d’épailfeur.  Ce  caillou  e(l  rouge  & taché  de  jau- 
nâtre. 11  pèfe  6 gros  25  -[t-  grains,  ou  457^  grains:  il  a 
perdu  dans  l'eau  diflillée  1 76 -fv  grains  : ce  qui  donne  pour 
fa  pefanteur  fpécifique  258  67.  Le  pouce  cube  pèfe  i once 
5 gros  30  grains;  & le  pied  cube  18  i livres  1 once  o 
gros  60  grains. 

Caillou  veiné.  Du  Cabinet  du  Roi.  Tablette  quarrée  de 

2 pouces  2 lignes  de  long,  fur  20  lignes  de  large  & 1 ligne 
d’épaifTeur. Ce  caillou  efl  d’un  gris-blanc,  veiné  de  gris  plus 
foncé.  Il  pèfe  2 gros  40 grains,  ou  18477  grains  : il  a 
perdu  dans  l’eau  diflillée  70  7 grains  : ce  qui  donne  pour 
là  pefanteur  fpécihque  26122.  Le  pouce  cube  pèfe  i once 
J gros  3 P grains;  & le  pied  cube  182  livres  13  onces 

3 gros  22  gains. 

Caillou  0/ii.y.  Du  Cabinet  du  Roi , marqué  C.  Sili.  Mor- 
ceau de  2 7 pouces  de  long  fur  2 pouces  de  large  & 4 à 5 
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lignes  dVpaiiTeur.  Ce  caillou  eü  compole  d’ovales  concen- 
triques, aliernaiivcmenl  rouges  & jaune -rougeâtres.  11  pèle 
2 onces  O gros  50  ^ grains  , ou  i 202  | grains  : il  a perdu 
dans  l’eau  didillce  45  It  grains;  ce  qui  donne  pour  là 
pelânteur  fpdeifique  26644.  pouce  cube  pefe  i once 
J gros  5 P grains  ; & le  pied  cube  1 8 6 livres  8 onces  1 gros 
2 grains. 

230.  Caillou  oolithe  gris  de  la  Selle.  Du  cabinet  de  M.  le  duc 
d’Orléans.  Tablette  à peu -près  quairée,  ayant  les  angles 
arrondis , & qui  a 3 pouces  i o lignes  de  long  fur  3 pouces 
4 7 lignes  de  large.  Ce  caillou , qui  efl  poli  d’un  côté , brut 
& roulé  de  l’autre,  eft  d’un  gris-brun , piqueté  de  petits  points 
jaunâtres , qui  lêmblent  être  autant  de  petits  œufs  de  lima- 
çon. 11  pefe  I livre  2 onces 7 gros  34  ^ grains , ou  i opo6 7 
grains;  il  a perdu  dans  l’eau  diftillée  41  pi  grains:  ce  qui 
donne  pour  fa  pelânteur  fjK-cilique  26023.  Le  pouce  cube 
pèle  I once  j gros  36  grains;  & le  pied  cube  182  livres 
2 onces  4 gros  44  grains. 

^31.  Caillou  oolithe  jaunâtre  de  la  Selle.  Du  cabinet  de  M.  le 
duc  d’Orléans.  Tablette  triangulaire,  de  4 pouces  2 lignes 
de  balê  & 3 pouces  1 7 ligne  de  hauteur.  Ce  caillou,  qui 
ell  poli  d’un  côté,  brut  & roulé  de  l’autre,  ell d’un  jaunâtre 
tirant  fur  le  roux , & paroit  compofé  de  petits  œufs  de  lima- 
çon. Il  pèfe  P onces  i gros  8 7 grains,  ou  52647  grains: 
il  a perdu  dans  l’eau  diflillée  20  10  7 grains;  ce  qui  donne 
pour  la  pelânteur  Ipécifique  26187.  pouce  cube  pèle 
I once  5 gros  42  grains;  & le  pied  cube  183  livres 
4 onces  7 gros  40  grains, 

a J 2.  Caillou  de  Rennes,  Du  Cabinet  du  Roi.  Morceau  d’u.n 
caillou  rond  , qui  a été  fcié  & pK>li , & qui  237  pouces  de 
diamètre.  11  paroit  compolc  de  petits  cailloux  d un  jaune 
d’ocre,  & quelques-uns  blanchâtres  , le  tout  rcani^  par  une 
matière  d’un  gros  rouge.  Ce  caillou  pèfe  7 onces  o gros 
4P 7 grains,  ou  4081  7 grains:  il  a perdu  dans  l’eau  dif- 
tillée  1538  grains  ; ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  fpéci- 
li  que  2653  8.  Le  pouce  cube  pèle  i once  5 gros  55  grains; 
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Si  le  pied  cube  185  livres  1 2 onces  2 gros  3 grainsr 

333,  Caillou  panaché  du  Limofm.  Morceau  à peu-près  triangu- 
laire , d'environ  3 pouces  de  ba(è  fur  25  lignes  de  hauteur 
& I pouce  d’cpailleur.  Ce  caillou,  <jut  m'a  iHc  prête  par  M. 
Bouley  Arciiilcêle , efl  varié  de  beaucoup  de  jaune  & de  rouP 
litre , d'un  peu  de  gris-blanc  & de  gris , avec  quelques  taches 
de  deux  rouges  difTcrens , dont  l’un  tll  vif,  & l’autre  beaucoup 
plus  (ombre  & plus  foncé.  Il  pèle  5 onces  6 gros  14  grains, 
ou  3 3 26  grains  : il  a perdu  dans  l’eau  diflilice  1482^  grains  : 
ce  qui  donne  pour  (à  pelânteur  (pécihque  2243  1.  Le  pouce 
cube  pcfe  i once  3 gros  45  grains;  & le  pied  cube  157 
livres  o once  2 gros  i 3 grains. 

234.  Caillou  ài  Angleterre , nommé  poudding.  Du  Cabinet  du 
Roi.  Tablette  ronde  d’environ  2 pouces  4 lignes  de  dia- 
mètre & 4 7 lignes  d’épailTeur.  Ce  caillou  efl  compofé  d'une 
grande  quantité  de  cailloux  ronds , gros  ou  petits , les  uns 
bruns  & les  autres  jaunâtres  , tous  réunis  par  une  matière 
très-dure.  Il  pèfe  2 onces  6 gros  3 o j grains  ,011  i (•  1 4 j 
grains:  il  a perdu  dans  l'eau  diflilice  éi8  grains:  ce  qui 
donne  pour  là  pefanteur  Ipécilique  26087.  Le  pouce  cube 
pcfe  1 once  5 gros  38  grains;  & le  pied  cube  182  livres 
^ onces  J gros  grains. 

233.  Caillou  herborifé  ou  tf Égypte.  Du  Cabinet  du  Roi.  Ta- 
blette hexagone  de  23  lignes  de  diamètre  & 13  lignes  de 
côté.  Ce  caillou  ell  d’un  brun  taché  de  jaunâtre;  & fon 
herborifation  efl  noire.  Il  pèfê3  gros  487  grains,  ou  2647 
grains:  il  a perdu  dans  l’eau  dillillée  103  | grains:  ce  qui 
donne  pour  fa  pefanteur  Ipécifique  25648.  Le  pouce  cube 
pcfe  i once  5 gros  22  grains;  & le  pied  cube  175J  livres 
8 onces  4 gros  44  grains. 
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ARTICLE  III. 

Jafpes. 

Les  Jaspes  font  des  pierres  dures,  qui  reçoivent  !e 
poli , & qui  ne  font  prefque  jamais  luifaïUes  à l’endroit  de 
la  fracture.  Les  jafjses  fe  trouvent  en  carrières  & par  filons, 
& jamais  ilblés  ni  répandus  dans  la  campagne,  comme  le 
font  les  cailloux  : & au  contraire  de  ces  derniers , ils  ne  le 
dccompolent  point  à l’air,  mais  ils  y conlèrvent  leurs  cou- 
leurs & leur  poli. 

216.  Jofpe  vert  clair.  Yi\x  Cabinet  du  Roi.  Tablette  quarrée, 
dont  les  angles  font  arrondis . & qui  a 2 1 lignes  de  long 
fiir  17  lijrnes  de  large  & 2 lignes  d’épaiflêur.  Cette  tablette, 
qui  elt  marquée  132.40,  ell  d’un  joli  vert  clair.  Elle 
pèle  5 gros  647V  grains,  ou  4247^  grains:  elle  a perdu 
dans  l’eau  dilliliée  1 63  -j-J-  grains  : ce  qui  donne  pour  (à 
pelânteur  fpécifique  23387.  Le  pouce  cube  pèle  i once 
4 gros  17  grains;  & le  pied  cube  163  livres  i once  3 gros 
grains. 

2Î7.  Jrtfpt  yftt fonce'.  Du  Cabinet  du  Roi.  Tablette  quarrée, 
''  marquée  122  .j6,  qui  3 21  j lignes  de  long  fur  i t lignes 
de  large  & 2 lignes  d’épailfeur.  Ce  jafpe  ell  d’un  beau 
vert  foncé.  11  pèle  3 gros  18  7^  grains,  ou  378 -^grains: 

11  a perdu  dans  l’eau  dilliliée  144T  grains  : ce  qui  donne 
pour  là  pelânteur  Ipécifique  26238.  Le  pouce  cube  pèle 
I once  3 gros  44  grains;  & le  pied  cube  183  livres 

1 2 onces  7 gros  1 2 grains. 

2 5 8.  vert-brun.  Du  Cabinet  du  Roi.  Tablette  quarrée, 

^ marquée  127.38,  qui  a 21  lignes  de  long  fiir  13  lignes 
de  large,  & environ  2 f lignes  d’épaifiêur.  Ce  jafpe  elt  d’un 
vert  très -foncé  & varié  de  quelques  bandes  brunes.  Il  pèle 
6 gros  36  grains,  ou  4^8-^  grains  : il  a perdu  dans 
l’eau  dilüllée  174 fi-  grains: ce  qui  donne  pour  là  pefanteur 
Ipécifique  26814.  Le  pouce  cube  pèle  1 once  3 gros  6 3 
-grains;  & le  pied  cube  187  livres  1 1 onces  i gros  23  grains. 

F ij 
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lyp.  Jitfpe  vert , dit  pierre  à lancette.  Du  Cabinet  du  Roi.  Mor-  . 
ceau  d’environ  3 pouces  de  long , fur  1 3 lignes  de  plus 
grande  largeur,  & 6 lignes  de  plus  grande  cpaillèiir.  Il  c(t 
il'un  beau  vert,  mais  très-loncé.  Il  pile  i once  4 gros  44-^^ 
grains,  ou  po8  grains:  il  a perdu  dans  l’eau  dillilli-e  343  -J-i- 
grains:  ce  qui  donne  pour  là  pefanieur  fp^cifique  26274. 
Le  pouce  cube  pèle  i once  5 gros  45  grains  ; & le  pied  cube 
183  livres  14  onces  5 gros  36  grains.  C’efl  cejafpe  dont 
on  le  lèrt  pour  donner  aux  lancettes  le  tranchant  fin  qu’elles 
doivent  avoir.  11  y a appareixe  que  tous  les  jafpes  verts  font 
propres  aux  mêmes  ufages. 

240.  Jafpe  rouge.  Du  C.al)inet  du  Roi.  Tablette  quarice,  dont 
les  angles  Ibnt  arrondis,  marquée  57 .28,  & quia  i pouce 
1 0 X lignes  de  long  fur  187  lignes  de  large  & 2 1 3 lignes 
d’épailîèur.  Ce  jafpe  ell  entièrement  rouge.  Il  pèle  i once 
O gros  Cpx  grains,  ou  643  7 grains:  il  a perdu  dans  l’eau 
dillillée  2 3 8 grains  : ce  qui  donne  i>our  fa  pefanteur  f|>éci- 
fique  26612.  Le  pouce  cube  pèle  i once  5 gros  58  grains; 

& le  pied  cube  186  livres  4 onces  4 gros  25  grains. 

241.  Jajpe  rouge -de -fanguine.  Du  Cabinet  du  Roi.  Tablette 
ovale  dont  le  grand  diamètre  ell  de  i pouce  10  7 lignes, 
le  petit  de  14  lignes,  & l’épaill'eur  de  3 lignes.  Cet  ovale, 
qui  ell  en  entier  d’un  rouge-de-fanguine , ell  gravé  fur  les 
deux  faces , & fes  bords  lont  taillés  en  bifeau.  Il  pèle  5 
gros  P ^ grains  , ou  3 6p  grains  : il  a perdu  dans  l’eau 
dillillée  141  7V  grains  : ce  qui  donne  pour  fa  pelànteur  fpé- 
cilique  2618p.  Le  pouce  cube  pèle  i once  5 gros  42  grains; 

& le  pied  cube  183  livres  3 oiKes  1 gros  25  grains. 

242.  Jafpe  Lrun.  Du  Cabinet  du  Roi.  Tablette  quarrée , dont 
les  angles  Ibnt  arrondis,  marquée  27  .4,  & qui  a 17  lignes 
de  long  fur  i pouce  de  large  & 3 lignes  d'épaillèur.  Ce 
jafpe  ell  d'un  brun  vineux.  iLpèlè  4 gros  46 grains,  ou 
3 34 -J- grains  : il  a perdu  dans  l’eau  dillillée  I24ÿgrainsr 
ce  qui  donne  pour  la  pelànteur  Ipécifique  2 6p  1 1 . Le  pouce 
cube  pèle  i once  5 gros  6p  grains  ; & le  pied  cube  188 
livres  6 onces  o gros  1 8 grains. 
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2^  jy  Jafpe  jaune.  Du  Cabinet  du  Roi.  Tablette  (jiîairt'e,  dont 
les  angles  font  arrondis  , marqik'e  5 . 3 6 , qui  a 1 6 7 lignes 
de  long  fur  un  pouce  de  large  & 2 7 lignes  d cpairteur.  Ce  jafpe 
e(l  d'une  couleur  à peu-près  ventre-de-biche.  Il  pèfe  4 gros 
I 1 7 grains,  ou  grains  : il  a perdu  dans  l’eau  difliilée 

I lOvgrains:  ce  qui  donne  pour  là  pelaïuAirfpécifique  27 1 o i. 
Le  pouce  cube  pèle  1 once  6 gros  4 graius  ; & le  pied  cube 
189  livres  i 1 onces  2 gros  36  grains. 

244*  Jtifpe  vio/et.  Du  Cabinet  du  Roi.  Tablette  quarn^e,  dont 
le,s  angles  font  arrondis,  marquée  73.8,  & qui  a i pouce 
87  lignes  de  long  fur  16  lignes  de  large  & 3 lignes  d'épaif- 
leur.  Ce  jafpe  eft  d’un  beau  violet,  veiné  de  blanchâtre.  Il 
pèfe  7 gros  377  grains,  ou  5417  grains  : il  a perdu  dans 
l'eau  diliiliée  1 99 1- grains;  ce  qui  donne  pour  là  pefanlcur 
fpécilîque  27111.  Le  pouce  cube  pèfe  i once  6 gros  4 
grains  1 & le  pied  cube  189  livres  12  onces  3 gros  33 
grains. 

245.  Jafpe  gris.  Du  Cabinet  du  Roi.  Tablette  qitarrée,  mar- 
quée 20.3,  &.  qui  a 18  lignes  de  long  fur  147  lignes  de 
large  oc  2 lignes  d’cpaitreur.  Ce  jafpe  ell  d’un  gris -blan- 
châtre, & tient  un  peu  de  pyrite.  11  pèfe  3 gros  60^  grains, 
ou  276-^  grains  : il  a perdu  dans  l’eau  diliiliée  1 00  j grains  : 
ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  Ipécifique  27^40.  Le  pouce 
cube  pèfe  i once  6 gros  2q  grains;  & le  pied  cube  193 
livres  7 onces  3 gros  ^ 2 grains. 

24<).  Jafpe  noirâtre.  Du  Cabinet  du  Roi.  Ovale  dont  le  grand 
diamètre  ell  de  2 7 pouces  & le  petit  de  i pouce  lolignes^ 
&;  qui  a près  de  3 lignes  d’épailTeur.  Sur  une  des  faces  de 
cet  ovale  ell  gravée  une  Diane.  Ce  jalpe  pèle  1 once  2 gros 
174  grains , ou  7374  grains  : il  a perdu  dans  l’eau  diliiliée 
276  77  grains:  ce  qui  donne  pour  là  pefanteur  Ipéciiique 
26719.  Le  pouce  cube  pèle  i once  5 gros  62  grains;  & 
le  pied  cube  187  livres  o once  4 gros  16  grains. 

247.  Jafpe  fanguin.  Du  Cabinet  du  Roi.  Tablette  ronde  de 
1 6 lignes  de  diamètre  & i 7 ligne  d’épaillèur.  Ce  jafpe  eft 
d’un  beau  vert,  un  peu  foncé,  & taché  d’un  beau  rouge 
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vif.  Il  pcfe  2 gros  ^ grains,  ou  grains:  il  a perdu  dans 
l’eau  dilUllce  55  grains:  ce  qui  donne  pour  là  pefanteur 
Ipdcilique  26277.  Le  pouce  cube  pèle  i once  5 gros  4j 
grains  ; & le  pied  cube  i 8 j livres  i 5 onces  o gros  1 4 grains. 

248.  J afpe  héliotrope.  Du  Cabinet  du  Roi.  Tablette  ovale,  dont 
le  grand  diamètre  eltfle  267  lignes  & le  petit  de  1 8 7 lignes, 
&.  qui  a I ^ ligne  d'épaiHeur.  Ce  jaf)»e  ell  d’un  vert  tache 
de  vilain  rouge.  Il  pèle  4 gros  1 1 grains,  ou  289  | grains: 
Jl  a jserdu  dans  l’eau  diltillée  i i o grains  : ce  qui  donne 
pour  fa  pefanteur  fpccifique  26330.  Le  pouce  cube  pelé  i 
once  5 gros  47  grains;  & le  pied  cube  184  livres 4 onces 
7 gros  49  grains. 

249.  Jii/pe  nué.  Du  Cabinet  du  Roi.  Tablette  quarrèe,  dont 
les  angles  font  arrondis,  marciuce  18 . 3,  & qui  a 19  lignes 
de  long  fur  17  lignes  de  large  & 2 lignes  d’épaitfeur.  Ce 
jafpe  ell  d’un  rouge  nue  d’un  rouge  plus  clair.  Il  pèfe  5 
gros  39^  grains,  ou  399  î grains:  il  a perdu  dans  l’eau 
dillilléee  146  7V  grains:  ce  qui  donne  pour  fa  pefmteur 
fpécifique  27334.  Le  pouce  cube  pèle  i once  6 gros  13 
grains  ; & le  pied  cube  19 1 livres  7 onces  5 gros  1 3 grains. 

250.  Jeifpe  veillé.  Du  Cabinet  du  Roi.  Tablette  quarrée,  dont 
les  angles  font  arrondis,  marquée  29.4,  & qui  a 21  lignes 
de  long  fur  i 3 7 lignes  de  large,  & 2 lignes  d’épailTëur.  Ce 
jafpe  ell  veiné  de  brun , de  rougeâtre  & de  gris.  Il  pèle  4 
gros  50  grains,  ou  338  | grains:  il  a perdu  dans  l’eau 
dilliliée  I 25  i-  grains:  ce  qui  donne  pour  la  pelànteur  fpéci- 
fique 269  3 3.  Le  pouce  cube  pèle  i once  3 gros  70  grains; 
&lepiedcube  188  livres  10  onces  7 gros  49  grains. 

23  t.  Jafpe  oiiix  ou  ruLané.  Du  Cabinet  du  Roi.  Tablette 
quarrée , marquée  113.33,  & qui  a lignes  de  long 
lur  I 3 lignes  de  large,  & 2 à 3 lignes  d’épaiHeur.  Ce  jafpe 
ell  rayé  alternativement  de  brun  & de  vert  clair.  Ce  font  des 
couches  de  différentes  couleurs,  placées  les  unes  fur  les  autres, 
qui  lui  font  donner  le  nom  à’onix.  Il  pèfe  6 gros  - de  grain , 
ou  43  2 7 grains  : il  a perdu  dans  l’eau  dilliliée  1337  grains: 
ce  qui  donne  pour  fa  pefanteiu-  fpécifique  28160.  Le  pouce 
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cube  pè(ê  i once  6 gros  43  grains;  & le  pied  cube  157 
livres  i once  7 gros  26  grains. 

252.  Jafpe  Jleuri , rouge  & Liane,  Du  Cabinet  du  Roi.  Tablette 
ejuarree  d’environ  4-j  pouces  de  long  fur  1 ^ pouce  de  lar- 
geur moyenne  & 1 7 ligne  d’tîpaillèur.  Ce  jafpe  eft  varie  de 
fjuge  & de  blanc.  Il  [^efe  a onces  o gros  68  ^ grains,  ou 
12  20  7 grains:  il  a perdu  dans  l’eau  dilUllée  465  7 grains: 
ce  qui  donne  pour  la  pelànieur  fpécifique  26228.  Le  pouce 
cube  pèle  1 once  5 gros  43  grains  ; & le  pied  cube  1 8 3 livres 
P onces  4 gros  2 i grains. 

2^  J.  Jafpe  Jleitri , rouge  & jaune.  Du  Cabinet  du  Roi.  Ta- 
blette quarrée,  de  2 7 pouces  de  long  fur  187  lignes  de  large 
& 7 ligne  d’epaitreur.  Ce  jafpe  e/l  varié  de  rouge  & de  jaune. 
Il  pèfe  I gros  7 1 grains , ou  1 43  fj-  grains  : il  a perd)  dans 
l'eau  dillillée  52-7  grains  : ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur 
fpécilique  27500.  Le  pouce  cube  pèle  i once  6 gros 
grains;  & le  pied  cube  ip2  livres  8 onces. 

25^,  Jafpe  jleuri,  vert  & jaune.  Du  Cabinet  du  Roi.  Tablette 
quarrée,  dont  les  angles  Ibnt  arrondis,  & qui  a ip  7 lignes 
de  long  fur  i 5 lignés  de  large  & 2 lignes  d’cpailleur.  Ce 
jafpe  ell  varié  de  vert  & de  jaune.  Il  pèle  3 gios  5 7 grains, 
ou  22  i 7 grains  : il  a perdu  dans  l’eau  dillillée  82-^  grains  : 
ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  fpécifique  2683p.  Le  pouce 
cube  pèfe  i once  5 gros  66  grains;  & le  pied  cube  187 
livres  13  onces  7 gros  54  grains. 

255.  Jafpe  feuri,  rouge , vert  & gris.  Du  Cabinet  du  Roi. 
Tablette  quarrée,  de  3 pouces  de  long  fur  i 7 pouce  de 
large  & i ligne  d’épaillèur.  Ce  jafpe  ell  varié  de  rouge , de 
vert  & de  gris.  Il  pèfe 4 gros  357  grains,  ou  343  7 grains: 
il  a perdu  dans  l’eau  dillillée  1 2 5 grains  : ce  qui  donne 
pou»  fa  pelàmeur  fpécifique  27323.  Le  pouce  cube  pèle  t 
once  6 gros  i 2 grains  ; & le  pied  cube  ip  i livres  4 onces 
I gros  2p  giains. 

2 «6  Je>fpt  fleuri,  rouge,  vert  & jaune.  Du  Cabinet  du  Roi. 

^ Tablette  quarrée  de  257  lignes  de  long  fur  18  lignes  de 
large  & i ligne  d’épailfeur.  Ce  jafpe  ell  varié  de  rouge , de 
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vert  & de  jaune.  11  pcfe  3 gros  42  -j-  grains , on  2 5 8 grains  : 
il  a perdu  dans  l’eau  diÜillée  «jj  76  grains:  ce  qui  donne 
pour  fa  pefanieur  fpécifique  27492.  Le  pouce  cube  pèle  t 
once  6 gros  18  grains;  & le  pied  cube  192  livres  7 onces 

0 gros  60  grains. 

^57’  Jafpe  univerfel.  Du  Cabinet  du  Roi.  Tablette  de  figure 
irrégulière,  qui  a environ  3 5 lignes  de  long  fur  18  lignes 
de  large  6c  i ligne  d’cpaifleur.  Ce  jafpe  eft  varié  de  toutes 
les  couleurs  des  précédens.  11  pèfê  4 gros  8 7V  grains , ou 
296  tV grains  : il  a perdu  dans  l’eau  dilUllée  i i 5 grains: 
ce  qui  donire  pour  fa  pefanteur  fpécifique  23630.  Le  pouce 
cube  pèfe  i once  5 gros  21  grains;  & le  pied  cube  179 
livres  6 onces  4 gros  2 3 grains. 

258.  Jnfpe  agtué.  Du  Cabinet  du  Roi.  DelTus  de  boîte  de 
2 pouces  4 lignes  de  long  fur  20  7 lignes  de  large  6c  i 7 
ligne  d’cpaidèur.  Cette  pierre  eft  compose  en  partie  de 
jafpe  6c  en  partie  d’agate.  La  partie  dejalpe  eft  rouge,  jaune 
6c  opaque;  8c  la  partie  d’agate  eft  blanche  8c  demi-tranf- 
parente.  Ce  jafpe  pèle  4 gros  7 1 7 grains , ou  3 5p  i grains  : 
il  a perdu  dans  l’eau  dillillée  i 3 5 7V  grains  : ce  qui  donne 
pour  la  pefanteur  fpécifique  26608.  Le  pouce  cube  pèfe 

1 once  5 gros  57  grains;  6c  le  pied  cube  186  livres  4 onces 
O gros  5 5 grains. 

259.  Jüfpe  grojfier , ou  fynopfe.  Du  Cabinet  du  Roi.  Morceau 
de  figure  tout-à-fait  irrégulière.  Ce  jaljie  eft  d’une  couleur  de 
chocolat.  11  pèle  2 gros  i 5 7 grains , ou  1597  grains  : il  a 
perdu  dans  l’eau  diftillée  39  7grains:  ce  qui  donne  pour  là 
pefanteur  fpécifique  2 69  1 3.  Le  pouce  cube  pèle  i once  3 gros 
69  grains;  8c  le  pied  cube  188  liv.  6 onces  2 gros  3 grains. 

ARTICLE  IV, 

Schorls. 

Les  Schorcs  lônt  des  pierres  dures,  qui,  lelon  les 
Chiiniftes,  ont  la  propriété  d’être  fufibles  fans  addition,  6c 
dont  les  criftaux  prélèntent  un  fi  grand  nombre  de  variétés, 

quant 
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quant  à leur  forme , leur  afped , leur  tifTu , leur  ftruc- 
^ ture,  &c.  que  l'on  peut  préfumer  avec  quelque  fondement 
qu'on  a rangé  fous  la  même  dénomination  des  pierres  de 
natures  dificrentes. 

Quoiqu'on  ait  placé  ces  pierres  parmi  les  pierres  dures 
opaques , il  y a cependant  quelques  elpèces  de  ce  genre  qui 
font  iranfparentes  ou  demi-tranl|)arentes.  Les  fchorls  entrent 
dans  la  compofition  des  porphyres  , des  lèrpentins , des 
ophites , des  granitelles  & des  granits.  Dans  celles  de  ces 
pierres* qui  ont  aflèz  de  traufparcuce , on  obferve  quelles 
caulênt  aux  rayons  de  lumière  une  double  rcfraclion. 
ado.  Schorl  noir prïfmat'ujue  hexaèdre.  Du  cabinet  de  M.  Rome 
de  l’IHe.  Crillal  prifmatique  à fix  pans  en  parallélogrammes 
obliquangles , terminé  à chacune  de  fes  extrémités  par  un 
Ibmmet  à trois  faces  rhomboïdales  Ce  cridal,  qui  e(l  un  • Fig.  •«. 
peu  mutilé  d'un  côté,  e(l  noir  & opaque.  & a p à lo  lignes 
de  long  fur  8 lignes  de  diamètre.  11  pèfe  a gros  50^  grains, 
ou  1^47  grains:  il  a perdu  dans  l'eau  dillillée  jy grains: 
ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  fpécifique  33^36.  Le  pouce 
cube  pèle  a onces  1 gros  32  grains;  & le  pied  cube  233 
livres  7 onces  1 gros  6x  grains, 
adi.  Sckorl  noir  prifmatiaue  oflaèdre.  Du  cabinet  de  M.  Romé 

. de  rille.  Petit  crillai  prifmatique  à huit  pans , dont  deux 
grands  hexagones , quatre  petits  en  trapèzes , & deux  plus 
petits  en  parallélogrammes , termwié  à chacune  de  lès  extré- 
mités par  un  fommet  i deux  faces  hexagones  Ce  cridal  * FTg.  >■. 

ell  noir  & opaque.  11  pèfe  i gros  17 -fi  grains,  ou  8p-J-» 
grains  : il  a perdu  dans  l'eau  didillée  27  j grains  : ce  qui 
donne  pour  là  pefanteur  Ipécilique  32265.  Le  pouce  cube 
pèle  2 onces  o gros  53  grains;  8c  le  pied  cube  225  livres 
1 3 onces  5 gros  3 2 grains. 

262.  Schorl  noir prifmatirfue  etme'aèdre.  Du  cabinet  de  M.  Romé 
de  ride.  Beau  crillai  prifinatique  à neuf  pans , dont  trois 
, grands  pentagones  & fix  petits  en  parallélogrammes  obli- 
quangtes,  terminé  à chacune  de  lès  extrémités  par  un  fbm- 
met  à trois  laces , pentagonales  à une  des  extrémités , 6c 
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hexagones  à l’autre  ; les  arêtes  ti’uii  des  lômmets  répondant 

» Fig.  11.  aux  tiices  de  l’autre  *.  Ce  crifbl  e(l  noir  & opaque.  Il  peCe  ^ 
7 gros  637  grains , ou  567  7 grains:  il  a perdu  dans  l’eau 
dillillée  18  j 7 grains:  ce  qui  donne  pour  fii  pei'anteur  Ipé- 
cifique  30^26.  Le  pouce  cube  pèle  2 onces  o gros  3 grains; 

&.  le  pied  cube  216  livres  7 onces  5 gros  50  grains. 

2 <>3.  Schorl  noir  prijmüùque  emiéacilre , transparent  ; ou  Tourma- 
line de  Ctylan.  Du  cabitiet  de  M.  Rumé  de  i'iile.  Crillal 

* Fig.  ai.  prifmatique  à neuf  pans  , l'emblable  au  précédent  *.  Ce  crillal 

eit  d’un  brun  très -foncé  ou  noirâtre;  & il  elt  trar  (parent , 
lorsqu'il  n’a  pas  trop  d’épailfeur.  11  pèle  287  grains:  il  a 
perdu  dans  l’eau  dillillée  grains:  ce  qui  donne  pour  fa 
pelânteur  fpéciiique  30341.  Le  pouce  cube  peleruit  i once 
7 gros  60  grains  ; & le  pied  cube  2 1 3 livres  1 2 onces 
4 gros  5 3 grains.  C’ell  cette  pierre  qui  s’éleélrilb , Jorlqu'ou 
la  plonge  dans  l'eau  chaude. 

264.  Si/iorl  noir  prifinatiqiie  ennéaèdre , tranfparent  ; ou  Tour- 
maline (t Lfpa^ne  & du  Tyrol.  Du  cabinet  de  M.  Ronié  de 
fille.  Crillal  prilmatique  à neuf  pans  llriés , encore  leinbia- 

• Fig.  11.  ble  aux  précédens  *.  Ce  crillal , qui  ell  noiràü'e , ell  tranf- 

parent , lorqu’il  n’a  p.is  trop  d’épaillèur.  11  pèle  i gros  3 o 77 
grains,  ou  1 o 2 fî  grains  : il  a perdu  dans  l’eau  dillillée  3 3 77 
grain.s:  ce  qui  donne  pour  là  pefanteur  fpéciiique  30863. 
Le  pouce  cube  peferoit  2 onces  ; & le  pied  cube  216  livres 

• o once  J gros  1 8 grains., 

Sihorl  noir  fpathiijue.  Du  Cabinet  du  Roi.  Gros  morceau 
de  ligure  irrégulière,  iSc  qui  a environ  j pouce»  de  long  èic 
2 7 pouces  de  l.vge.  Il  pèle  i 5 onces  4 gros  377  grains , 
ou  8p6j  7 grains:  il  a perdu  daiis  feau  diîiiiléc  2651  7 
grains:  ce  qui  donne  pour  là  pefanteur  (péciliqiie  33852. 
Le  pouce  cube  pèle  2 onces  i gros  40  grains;  Si.  le  pied 
cube  236  livres  15  onces  3 gros  28  grains.  Ce  Ichorl  ell 
noir  & opaque. 

266.  dt //£)/•/  noir  en  tnajfe . rlit  pâte  de  fcAorl  ou  Baiplte  etoir 
antique,  Du  Cabinet, du  Roi.  Grand  morceau  lormant  une 
portion  de  cercle  ou  à peu-pres,  qui  a 8 pouces  de  long  . 
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5 pouces  dans  fa  plus  grande  largeur , & i o lignes  d’cpail* 
leur.  Il  ell  noir  & opacjiie.  il  pèle  3 livres  p onces  5 gros 
40 7 grains,  ou  33232-7  grains  : il  a perdu  dans  l'eau  dil- 
tillée  I 1371'-;  grains  : ce  ijui  donne  pour  la  pehntiur  (péci- 
fique  2^225.  Le  pouce  cube  pelé  i once  7 gros  1 1 grains; 

6 le  pied  cube  204  livres  p onces  i gros  43  grains.  Ce 
fchorl  eli,  lélon  M.  Delin ,:rell  de  l’Académie  des  Sciences, 
ia  pierre  noire  rie  Strnbon , la  pierre  ries  mortiers  rie  Pline. 

67.  Si/tnrI  violet  r!u  Dauphiné.  Du  cabinet  de  M.  Rorné  de 
l’Ilie.  AL  Romé  de  l'ilie  m’a  prêté  - un  crilhil  de  ce  fchorl  qui 
ell  un  parallelipipède  rhomboïdal  très-com|Hi:tié,  dont  deux 
arêtes  oppolces  Ibnt  remplacées  par  des  laccites  *.  Ce  crillal  ’ F'J- 
ell  d’un  fauve  tirant  fur  le  violet , & tranlpirenl.  pèle 

I gros  17  grains,  ou  897^  grains:  il  a perdu  danS’I’eau 
dilliliée  27  75-  grains:  ce  qui  donne  pour  lit  pelantcur  Ipéci- 
■fique  32956.  Le  pouce  cube  peferoit  2 onces  1 gros  6 
gr.-.ins  ; & le  pied  cube  230  livres  t i onces  o gros  41 
grains.  • 

68.  Schor!  vert  rlu  Dauphiné.  Du  cabinet  de  Af.  Rome  de 
fille.  C’ell  un  faifeeau  île  criflaux  très-minces,  ou  aiguilles, 
dont  chacune  ell  un  prilme  rhomboïdal  à quatre  pans , ter- 
miné à chacune  de  fes  extrémités  par  un  Ibmmel  court  à 
quatre  faces.  Ces  criflaioé  lônt  d’un  vert-oiivdtre  & opaques. 

Ils  pèlent  I gros  67  grainS , 'ou  1391- grains:  ils  ont 
perdu  dans  l'eau  dilliilée  40  grains  : ce  qui  donne  pour 
leur  pefanteiir  Ipécilique  34529.  Le  pouce  cube  peferoit  2 
onces  1 gros  65  grains;  le  pied  cube  241  livres  1 1 onces 
I gros  7 I grains. 

69.  Schor!  vert,  dit  Êmentude  tia  Brtfil.  Du  cabinet  de  M. 

Rome  de  l’dle.  Les  crillaux  de  cette  elpèce  de  fchorl  font  , 
des  prifmes  à neuf  pans  llriés , mal  prononcés  & dilhciles  à 
déterminer,  terminés  par  des  fommeis  très-courts  à trois  faces 

lülés  *.  Ces  criflaux  font  d’un  vert  foncé  & traniparensi  «Fig. i«. 
M.  Romé  de  fille  m’en  a prêté  cinq  morceaux  'qui  pelbient 
enlemble  647-7 grains:  ils  ont  perdu  dans  l’eau  dilliliée  20 7 
grains  : ce  rjui  uonne  pour  leur  pelantcur  fpéeifique  3 1 3 J 5.  “ ' 

Qij 
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Le  pouce  cube  pefêroit  % onces  o gros  i6  grains:  & {« 
pied  cube  220  livres  14  onces  i gros  20  grains.  Pour 
peler  enlemble  ces  cinq  morceaux,  je  me  fuis  lètvi , pour 
liipport,  d’un  petit  vaTe  de  verre,  comme  je  i'ai  fait  pour 
peler  la  platine  en  grenaille.  ( Voyez  {'article  platine  ). 

270.  Schorl  vert-jaunâtre,  dit  périâot.  Du  Cabinet  du  Roi.  Les 
crillaux  de  cette  efpèce  de  Ichorl  lônt  lëmblables  à ceux  de 

* Rg.  11.  l'cmeraude  du  Brefil  *.  Ce  (chori  e(l  d’un  vert-jaunâtre  plus 

ou  moins  foncé  & bien  tranfparent.  Celui  dont  j’ai  fait  ulâge 
appartient  au  Cabinet  du  Roi.  Il  elt  d’une  ligure  irrégulière, 
& pcfe  2 gros  35>7i-  grains,  ou  tS3  grains:  il  a perdu 
dans  l’eau  diltillée  547V  grains:  ce  qui  donne  pour  là  pelàn- 
teur  Spécifique  33548.  Le  pouce  cube  peferoit  2 onces- 
1 gros  28  grains;  & le  pied  cube  234  livres  13  onces 
5 gi'o*  57  gf»'"»- 

. Sciori  cruciforme  ou  pierre  de  croix.  Du  cabinet  de  M. 
Romé  de  l’Ilie.  Les  criftaux  de  ce  fchorl  font  compolcs  de 

* Fig.  14.  deux  prifines  hexaèdres  qui  le  croilênt , tantôt  â angles  droits 

*’  Hg.  >5,  tantôt  â angles  aigus  **.  Celui  dont  je  me  fuis  lêrvi  eR  un 

gros  crillal , mutité  d’un  côté,  imitant  à peu-près  une  croix, 
de  malte  : il  a 16  lignes  de  long  fur  i 5 lignes  de  large , & 
9 lignes  d’épaiflèur.  Il  pèle  i once  5 gros  A de  grain , ou 
936-^  grains:  il  a perdu  dans  l’eau  diRiilée  285-77  graii;s: 
ce  qui  donne  (sour  fa  pelànteur  Ipécifique  328Ô1.  Le  pouce 
cube  peferoit  2 oiKes  i gros  3 graiiu;  & le  pied  cube  230 
livres  o once  3 gros  33  grains. 

ARTICLE  V. 

Porphyres, 

Les  PoRPHYRi-S  font  des  pierres  compôfées  de  feld- 
^alh  ou  fpath  étincelant  en  petits  fragmens  de  fchorl , & 
d’une  efpèce  de  ciment  qui  lie  tontes  les  parties  & qui  fait 
en  quelque  façon  la  balè  des  porphyres.  Ce  ciment  paroit 
être  du  jalpe. 

272.  Porphyre  rouge.  Du  CaLinet  du  Roi.  Morceau  de  figure 
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irrégulière,  qui  a environ  3 pouces  d«  long  fur  a pouces 
3 lignes  de  largeur  moyenne,  & 7 lignes  d’épaidêur.  Ce 
porphyre  eft  d’un  rouge  oblcur,  tout  parlêmé  de  petites 
taches  blanches , & de  quelques  taches  noires.  Le  blanc  eft 
du  feld-fpath  ; le  noir  ell  du  fchorl  ; & le  rouge  e(l  le  jalpe 
ou  le  ciment  qui  lêrt  de  liailôn  aux  autres  fubllances.  Ce 
morceau  pèfe  7 onces  a gros  67  graifll,  ou  4243  grains: 
il  a perdu  dans  l’eau  difiillce  15347  grains:  ce  qui  donne 
pour  fa  pefanteur  fpccifîque  27631.  Le  pouce  cube  pèle 

. I once  6 gros  24  grains  ; & le  pied  cube  1^3  livres 
8 onces  7 gros  2 i grains. 

Porphyre  vert.  Du  Cabinet  du  Roi.  Morceau  de  figure 
irrégulière,  qui  a environ  3 pouces  de  long  fur  25  lignes 
de  large  & 6 bgnes  d’épailléur.  Il  eû  d’un  vert  foncé  Sc 
très-lombre , parlemé  de  petites  taches  blanches , & quelques 
taches  noires,  maif  peu  apparentes  à caulè  de  la  couleur 
•bfcure  du  fond.  Le  blanc  ell  iêld-rpath;  le  noir  eûlchorl; 

& le  vert  ell  jalpe.  Ce  morceau  pèle  3 onces  7 gros  40 
graius,  ou  3424  grains:  il  a perdu  dans  l'eau  dillillée  127^7 
graiiu  : ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  fpécilique  26760.  . 
Le  pouce  cube  pèle  i once  j gros  63  grains;  & le  pied 
cube  187  livres  5 onces  o gros  6p  grains. 

274.  Porphyre  rouge  des  carrières  du  veifinage  de  Cordout.  Du 
cabinet  de  M.  le  duc  de  b Rocheloucault , étiqueté:  Fiedra 
porfido  Colorado  en  las  coûteras  de  las  cercanias  de  Cordova, 
A."  7 /.Tablette  de  3 pouces  2-^  lignes  de  long,  fur  2 2^  lignes 
de  large  & 4 lignes  d'épailfeur.  Ce  porphyre  ell  d’un  rouge- 
brun,  tacheté  de  noir  & d’un  peu  de  Uanchûue.  Le  blan- 
châtre ell  leid-fpath  ; le  noir  ell  fchorl  ; & le  rouge  ell  jafpe. 

H pèfe  3 onces  6 gros  t 3 ^ grains , ou  2 173-5:  grains:  il  a 
perdu  dans  l’eau  dillillée  ySp-  gr:iins  : ce  qui  donne  pour 
fa  pefanteur  Ipéciâque  27542.  Le  pouce  cube  pèfe  i once 
6 gros  20  grains;  & le  pied  cube  192  livres  12  onces 
5 gros  46  grains. 

275.  Poiphyre  vert  des  carrières  du  voifinage  de  Cordoue.  Du 
cabinet  de  M.  le  duc  de  la  Rocheloucault , étiqueté  : Piedra 
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porjiilo  vertit  tn  !at  cutUtrus  Je  tels  cercanitis  de  Cordgvn. 
AV  y 2,  'l'ubleiie  Je  3 pciiices  2 i lignes  Je  long , fur  2 3 j 
lignes  Je  large  & lignes  dep.Jilêur.  Le  fonJ  Jela  couleur 
4»e  ce  pnrplijreelt  J’un  rougeàire  tacheté  Je  vert  & de  noir, 
le  vert  ell  telJ  Ipailij  le  noir  ell  Icliori;  & le  rougeâtre  elt 
jaîpt.  Il  pile  3 onces  7 gros  387  grains,  ou  22707  grains; 
il  a perdu  dans  reJ6*diÜillce  8327  grains:  ce  qui  donne 
pour  la  pelaïUeur  Ipécilique  27278.  Le  pouce  cube  pèle 
1 once  6 gros  10  grains;  & le  pied  cube  ipo  livres  1 j 
Ances  1 gros  6 grains. 

276.  Poip/iyre  rouge  du  Dauphiné.  Du  cabinet  de  M.  le  duc 
d’Orléans.  Quarré-long  poli  d’un  côté  & biut  de  l’autre,  & 
qui  a 3 pouces  3 lignes  de  long  fur  17  lignes  de  large  & 
6 lignes  dépailleur  moyenne.  Le  porphyre  efl  d’un  rouge 
fomure,  parkméde  taches  vertes  & de  quelques  petits  points 
hoiis.  Le  \ert  « Il  tcld-lpaih  ; le  noir  efl  iciiori  ; & le  rouge 
ell  jafpe.  Il  |>cle  4 onces  o gros  jpj  grains,  ou  2363  J- 
grains:  il  a perdu  dans  l’eau  dilbllée  846  7*^  grains:  ce  qui 
donne  |M)ur  la  pelaiiieur  Ipécilique  27^33.  Le  pouce  cube 
• pèle  I once  6 ‘gros  33  grains;  &.  le  pied  cube  ipj  livres 
8 onces  3 gros  70  grains.  • • ; 

• A R T 1 C L E V I. 

. • Serpentins. 

Les  Serpentins* dlfTèrent  des  porphyres  en  ce qu’i's 
contiennent  le  fpaih  étincelant  en  gros  (ragmenis.  Ils  lont  doné 
conipolés  de  gros  criltaux  de  teld  Ipalh  ou  lj>ath  élincdant', 
& d un  peu  de  fehori  liés  enfemble  par  cette  elpcct  de  ciment , 
que  l’on  penle  avec  railôn , je  crois , être  du  jafpe. 

àerpentin  vert.  Du  Cabinet  du  Hoi.  Petite  cuvette  ronde, 
percée  à Ion  centre,  tpii  323  lignes  de  diamètre,  & environ 
2 lignes  d’épailllur.  Ce  lerpentiii  ell  d’un  vert  foncé  ÔC 
pirlemé  Je  taches  d’un  vert  clair,  avec  quelques  petits  points 
noirs.  Le  vert  clair  ell  feld-fpath;  le  noir  ell  IchorI  ; & le 
vert  foncé  ell  jalpe.  11  pèle  1 once  5 gros  1 o f grains , ou 
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94^  f grains  r il  a perdu  daiis  l’eau  dillillée  3 a 6 f grains  ; 
ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  fpécilique  28960.  Le  pouce 
cube  pèli*  1 once  7 gros  i grain;  & le  pied  cube  202  livres 

I I onces  4 gros  i 2 grains. 

278.  Serpentin  Jtiune,  Du  Cabinet  du  Roi.  Tablette  de  figure 
irrégulière,  qui  a environ  3 pouces  de  long  fur  2 pouces 
de  large,  lignes  d’épailieur.  Ce  ferpentin  ell  d'un  jaune- 
rouge.'itre  , parlemé  de  taches  longues  blanchâtres , dont 
quelques-unes  tirent  fur  le  vert.  Ce  qui  forme  les  taches,  ell 
ieid-lpath  ; & le  jaune  ell  jafpe  : le  Ichorl  ell  peu  apparent. 

II  pèle  5 onces  3 gros  40  grains,  ou  3136  grains  : il  a 
perdu  dans  l’eau  dillillée  i 1 48  7 grains  : ce  qui  donne  pour 
la  .peluntcur  fpécifique  27305.  Le  pouce  cube  pèle  i once 
6 gros  1 1 grains;  & le  pied  cube  19  i livres  2 onces  t gros 
20  grains. 

279.  Serpentin  violet.  Du  Cabinet  du  Roi.  Tablette  de  figure 
• irrégulière,  qui  a environ  26  lignes  de  long  fur  2 pouces 

de  large  &.  6 lignes  d’épailTeur.  Ce  lerpentin  ell  d’un  violet 
foncé , parfemé  de  taches  longues  rougeâtres  & que!<|ues 
petits  points  noirs.  Ce  qui  forme  les  taches  ell  du  fehflisath; 
le  noir  ell  du  Ichorl  ; Si.  le  violet  ell  du  jafpe.  Ce  morceau 
pt-fê  3 onces  4 gros  647  grains,  ou  2080 7 grains;  il  a 
perdu  dans  l’eau  dillillée  787  7 grains  : ce  qui  donne  pour 
la  pefanteur  fpécifique  26424.  Le  pouce  cube  pèfe  i once 

3 gros  50  grains:  Si.  le  pied  cube  184  livres  15  onces 
3’  gros  6 5 grains. 

280.  Serpentin  violet  du  Dauphiné.  Du  cabinet  de  M.  le  duc 
d’Orléans.  Tablette  ovale , polie  d’un  côté , brute  & arron- 
die de  l’autre , dont  le  grattd  diamètre  ell  de  4 jxnices 

4 lignes , & le  petit  d’environ  2 pouces.  Ce  ferpentin  tll 
d’un  violet  parlemé  de  taches  blanchâtres , dont  quelques- 
unes  tirent  lur  le  jaunâtre.  Ce  qui  forme  ces  taches,  ell 
feld-lpath;  & le  violet  ell  jalpe  : le  Ichorl  ell  peu  .apparent. 
11  pèle  4 onces  6 gros  40 ÿ grains,  ou  2776  | grains  : il 
a perdu  dans  l’eau  dillillée  9947  grains  : ce  qui  donne  pour 
là  pelanleur  fpécilique  27913.  Le  pouce  cube  pèle  i once 
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6 gros  34  grains;  & le  pied  cube  ip  j livres  6 onces  i gros 
3 grains. 

281.  Serpentin  noir , dit  varioUte  du  Dauphine’.  Du  cJbinet  de 
M.  le  duc  d’Orléans.  Morceau  de  figure  irrégulière,  <]ui  a 
environ  3 pouces  de  long  fur  3 pouies  de  large  & i pouce 
d’épaifleur  moyenne.  Ce  ferpeniin  eA  noir , tout  parfemé  de 
p>etites  taches  rondes  verdâtres.  Ces  taches  font  du  fe!d-fpath; 

&.  le  noir  eA  jafpe,  mclc  d’un  peu  de  Ichorl.  Ce  morceau, 
qui  eA  poli  d’un  côté,  pèle  ta  onces  i gros  64 grains, 
ou  7048  grains;  il  a perdu  dans  l’eau  diAillée  2402  f 
grains:  ce  qui  donne  pour  fa  pelànteur  (îiécifique  29339. 

^ Le  pouce  cube  pèfe  1 once  7 gros  i y grains;  & le  pied 
cube  205  livres  j onces  7 gros  54  grains. 

282.  Serpentin  vert  du  Dauphiné.  Du  cabinet  de  M.  le  duc 
d’Orléans.  Quarté  fort  alongé,  poli  d’un  côté  & brut  de 
l’autre,  & qui  a 7 pouces  9 lignes  de  long,  fur  2 pouces 

de  large,  & 8 à 9 lignes  d’épaiAèur  moyenne.  Ce  fer-  • 
pentin  eA  verdâtre,  parlêmé  de  grandes  taches  de  noir  & 
de  gris  très -chatoyant.  Ce  gris  cA  feld-fpath;  le  noir  eA 
fchori  ; & le  verdâtre  eA  jalpe.  Il  pèle  i livre  6 onces  3 
gros  34  grains,  ou  1292a  grains:  il  a perdu  dans  l’eaa 
diAilée43  24-j  grains:  ce  qui  donne  pour  fa  pelànteur  fpéci- 
fique  29883.  Le  pouce  cube  pèle  i once  7 gros  36  grains; 

& le  pied  cube  209  livres  2 onces  7 gros  12  grains. 

AR-TICLEVII. 

• Ophite. 

L'Ophite  eA  une  pierre  compo(<5e  feulement  de  fcld- 
fpath  ou  fpath  étincelant  & delcliori  en  maflê,  appelé  com- 
munément baifthe  noir  auti/jue , ou  pâte  de  fchori. 

283.  Ophite.  Du  Cabinet  du  Roi.  Tablette  de  figure  irrégulière, 
qui  a 2 pouces  1 1 lignes  de  long  fur  2 pouces  1 1 lignes 
de  large  & 67  lignes  d’épaillêur.  Elle  eA  noire  parlèmée  de 
taches  longues  verdâtres.  Ces  taches  font  du  feld-fpath;  & 
le  noir  eAdu  fchori.  Elle  pèle  7 onces  2 gros  46  grains,  ou 

4222 
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4221  grains:  il  a perdu  dans  Tenu  diflillée  14207  grains: 
ce  c]ui  donne  pour  la  pefanteur  fpécifique  29722.  Le  pouce 
cube  pèle  i once  7 gros  30  grains;  & le  pied  cube  208 
livres  o once  6 gros  66  grains. 

ARTICLE  VIII. 

Cranitelles. 

Les  Granitelles  font  des  pierres  compofèes  de 
feld-fpath  ou  fpath  étincelant  & de  Ichorl  fpathique.  Ils 
dilfèrent  donc  de  l’ophite  en  ce  que  le  Ichorl  qui  entre 
dans  leur  compolition,  n’elt  pas  de  la  même  elpèce  que 
dans  cette  dernière  pierre. 

284.  CraniteUe.  Du  Cabinet  du  Roi.  Tablette  ovale,  dont  le 

grand  diamètre  eft  de  3 pouces  8 lignes,  & le  petit  de 
3 pouces,  & qui  a 4 lignes  depaillêur.  Ce  granitciie  ell 
taché  de  blanc  , de  vert  loncé  & de  noirâtre»  Le  blanc  & 
le  vert  Ibnt  feld-fpath  ; & le  noirâtre  elt  du  Ichorl.  Il  pèle  • 
J onces  6 gros  27  grains,  ou  33247  grains:  il  a perdu 
dans  l’eau  dillillée  10857  grains:  ce  qui  donne  pour  la 
pefanteur  IjKcifique  30626.  Le  pouce  cube  pèle  i once 
7 gros  63  grains;  & le  pied  cube  2 14  livres  6 onces  o gros 
65  grains.  ' 

285.  _ Granitelle  du  Dauphiné.  Du  cabinet  de  M.  le  duc  d’Or- 
léans. Tablette  ovale,  polie  d’un  côté,  brute  & arrondie  de 
l’autre,  dont  le  grand  diamètre  ell  de  5 pouces  8 lignes,  & 
le  petit  de  3 pouces  8 7 lignes.  Ce'  granitelle  ell  taché  de 
noir  & de  blanc  par  petites  taches.  Le  blanc  ell  du  feld- 
fpath  ; & le  noir  eÂ  du  Ichorl.  Il  pèle  i 5 onces  6 gros  57  ^ 
grains , ou  9129^  grains  ; il  a perdu  dans  l’eau  dillillée 
32074  grains:  ce  qui  donne  pour  là  pefanteur  Ipécilique 
28465.  Le  pouce  cube  pèfe  1 once  6 gros  55  grains;  de 
le  pied  cube  199  livres  4 onces  o-gros  46  grains. 
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ARTICLE  IX. 

Granits. 


3.B6. 


Les  Granits  font  des  pierres  plus  compofces  que  les 
préc<!denies  ; car  ils  contiennent  du  quariz , du  feld-lpaih  ou 
îpath  étincelant,  du  (chorl,&  dans  plufieurs  du  mica. 

Granit  rouge  ef Égypte , tiré  des  obélifques  de  Rome.  Du 
Cabinet  du  Roi.  1 ablette  quarrée , qui  a 2 pouces  p | lignes 
de  côté,  & environ  3 lignes  d’épailîèur.  Ce  granit  eft  varié 
de  rouge , de  noir  & de  blanc.  Le  rouge  eft  du  feld-lpaih  ; 
le  noir  eft  du  fchorl;  & le  blailc  eft  du  quartz.  I!  pèle  2 onces 
7 gros  6 j grains , ou  léôxÿ  grains  : il  a perdu  dans  l’eau 
diftiliée  626 grains:  ce  qui  donne  pour  là  pefanteur  Ipé- 
ciftque  26541.  Le  pouce  cube  pcfe  i once  5 gros  5 5 grains: 
& Je  pied  cube  185  livres  1 2 onces  4 gros  5 3 grains. 


287.  Granit  gris  d Égypte.  M.  Allaire,  Adminiftrateur  des  Do- 
maines du  Roi , m’en  a procuré  un  morceau  de  3 pouces 
de  long  fur  1 5 lignes  de  large , & d’environ  i pouce  d’é- 
pailîeur  moyenne,  qui  pèfe  7 onces  6 gros  37^  grains,  ou 
4501  grains  cil  a perdu  dans  l’eau  diftiliée  1650  ^grains: 
ce  qui  donne  pour  là  pefanteur  Ipécifique  2727c).  Le  pouce 
cube  pcfe  I once  6 gros  10  grains;  & le  pied  cube  ipo 

* livres  i 5 onces  i gros  7 1 grains.  Ce  granit  eft  d’un  gris- 
blanchâtre,  varié  de  noir  & de  blanc.  Læ  gris-blanc  eft  du 
feld-lpath  ; le  noir  eft  du  Ichorl  ; & le  blanc  eft  du  quartz. 

288.  Granit  dun  beau  rouge.  Du  Cabinet  du  Roi.  Tablette 
de  figure  irrégulière , qui  a environ  3 pouces  de  long  fur 
2 pouces  5 lignes  de  large,  & 5 lignes  d’épaillèur.  Ce  granit 
eft  d’un  beau  rouge,  varié  de  taches  rougeâtres,  de  taches 
noires , & de  veines  blanchâtres.  Le  rouge  & le  rougeâtre 
font  du  feld-fpath  ; le  ilbir  eft  du  Ichorl  ; & Je  blanchâtre  ell 
du  quartz-  Il  pèle  4 onces  6 gros  24  j grains,  ou  2760^ 
grains  : il  a perdu  dans  l’eau  diftiliée  ppp  grains  : ce  cjui 
donne  pour  la  pefanteur  Ipécifique  2760^.  Le  pouce  cube 
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pi-fe  I once  6 gros  ij  grains;  & le  pied  cube  ipj  livres 

4 onces  i gros  48  grains. 

a8p.  Granit  coul[ur-de-thair.  Du  Cabinet  du  Roi.  Tablette 
d’environ  3 7 pouces  de  long  fur  % -j  pouces  de  large  & 

5 lignes  d'épaiüéur.  Ce  granit  ell  d’une  jolie  couleur  de  chair, 

6 compolc  en  grande  partie  de  feld-fpath  rougeâtre,  ni^lé 
de  cjuartz  , d'un  peu  de  mica  & de  très-peu  de  fcliorl.  Il  pèle 

6 onces  4 gros  21  grains,  ou  3765  grains:  il  a perdu  dans 
l’eau  diüillèe  1457  7 grains  : ce  qui  donne  pour  la  pefanleur 
IpeVifique  25827.  Le  pouce  cube  pèfe  i once  5 gros  28 
grains  ;&  le  pied  cube  180  livres  i 2 onces 4 gros  7 1 grains. 

Granit  jaune.  Du  Cabinet  du  Roi.  Tablette  de  figure 
irre'gulicre , qui  a environ  2 pouces  8 lignes  de  long  fur 
a 7 pouces  de  large  & 6 7 lignes  d'épaifleur.  Ce  granit  ell  com- 
jK)lc  en  grande  partie  de  feld-lpath  jaunâtre , mclé  de  quartz , 
avec  des  taches  noires  qui  lônt  du  fchorl.  Il  pèfe  5 onces 

7 gros  7 I grains,  ou  3455  grains  : il  a perdu  dans  l’eau  difi 
liilc'e  11977  gtairts  : ce  qui  donne  pour  fa  pelânteur  Ipéci- 
fique  2663  j.  Le  pouce  cube  pèfe  i once  5 gros  58  grains; 
& le  pied  cube  186  livres  6 onces  7 gros  12  grains. 

291.  Granit  vert.  Du  Cabinet  du  Roi.  Petite  tablette,  à peu- 
près  ronde , d’environ  2 7 pouces  de  diamètre , & 5 lignes 
d’épailfeur.  Ce  granit  ell  varie  de  vert  & de  blanclîâtre  mêlé 
de  rouge,  avec  quelques  petits  points  noirs.  Le  rouge  & 
le  vert  Ibnt  du  feld-fpath  ; le  blanchâtre  ell  d»  quartz  ; & le 
noir  ell  du  Ichorl.  11  pèle  3 onces  4 gros  68  grains,  ou 
20847  grains:  il  a perdu  dans  l’eau  dillillée  722  grains  : 
ce  qui  donne  pour  fa  pelîmteur  Ipccifique  28875.  Le  pouce 
cube  pèfe  i once  6 gros  70  grains;  & le  pied  cube  202 
livres  2 onces. 

292.  Granit  vert  tacheté  de  rouge.  Ha  Czhinet  du  Roi.  Tablette 
de  figure  irrégulière,  qui  a environ  27  pouces  de  long  fur 
autant  de  large  & 4 lignes  d’épailTeur.  Ce  granit  ell  varié  de 
vert,  de  rougeâtre  & de  noir.  Le  vert  & le  rougeâtre  font  du 
ield-fpaih  mêlé  de  quartz;  & le  noir  eR  du  Ichorl.  II  pèle 
3 onces  5 gros  297  grains , ou  2117-7  grains  : il  a perdu  dans 

R ij 
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l’eau  diUii!ce786  graiii5:ce  qui  donne  pour  fa  pefaiKeur /pécl- 
fique  iép37.  Le  pouce  cube  pèle  i once  5 gros  70  grains; 
& le  pied  cube  188  livres  8 onces  7 gros  ^ grains. 

Granit  bleu  de  la  Carinthie.  Du  Cabinet  du  Roi.  Beau 
morceau  , de  figure  irrégulière,  qui  a environ  4 pouces  de  long 
fur  3 pouces  de  large  & 2 pouces  d’épailleur.  C’efl-là,  lins 
contredit,  le  plus  beau  de  tous  les  granits;  il  eft  varié,  par 
grandes  taches,  d’un  fuperbe  bleu  célelle  clair,  & d’un  blanc 
éclatant.  Ce  bleu  eft  du  feld-fpath;  & le  blanc  eft  du 
quartz,  auxquels  fe  Uouvent  mêlés  un  peu  de  mica  blanc  & 
brillant , & quelques  petits  points  prelque  imperceptibles  de 
Ichoil  noir.  Ce  morceau  pèle  1 livre  1 1 onces  j gros  46  ^ 
grains,  ou  i 5 ÿ 5 8 t g*’**'’®  • ® perdu  dans  l'eau  dillillée 

J 398  grains:  ce  qui  donne  pour  fa  pèfanteur  Ipécifique 
295Ô4.  Le  pouce  cube  pèfe  i once  7 gros  24  grains;  & 
le  pied  cube  206  livres  1 5 onces  i gros  25  grains. 

294*  Granit  rayé.  Du  Cabinet  du  Roi.  Tablette  d’environ  3 
pouces  de  long  fur  2 7 pouces  de  large  & j lignes  d’épailTeur. 
Ce  granit  eft  rayé  de  bandes  variées  de  rouge , de  noir  & de 
blanchâtre,  féparées  par  des  bandes  rouges;  le  tout  étant 
traverfc  obliquement  par  des  bandes  vertes.  Le  rouge  & le 
vert  font  du  feld-fpath;  le  noir  eft  du  Ichorl;  8c  le  blan- 
châtre eft  du  quartz.  11  pèfe  4 onces  6 gros  70 7 grains, 
ou  2806^  crains:  il  a perdu  dans  l’eau  diflillée  1032-1 

Îrains:  ce  qm  donne  pour  là  pelanteur  fpécifique  27173. 
,e  pouce  cube  pèfe  i once  6 gros  7 grains  ; 8c  le  pied  cube 
190  livres  3 onces  4 gros  58  grains. 

29  c.  Granit  du  Canada.  Du  cabinet  de  M.  le  duc  d’Orléans. 
Gros  morceau  brut,  de  figure  irrégulière,  qui  a environ 
4 7 pouces  de  long  fur  3 pouces  de  large  8c  2-7  pouces 
d’épaifteur.  Ce  granit  eft  varié,  par  grandes  taches,  de  blan- 
châtre , de  blanc  8t  de  noir.  Le  blanchâtre  eft  du  feld-fpath , 
« blanc  eft  du  quartz;  8c  le  noir  eft  du  Ichorl.  Ce  morceau 
paie  2 livres  10  onces  5 gros  18  grains,  ou  24570  grains: 
il  a perdu  dans  l’eau  dillillée  9087-7  grains:  ce  qui  donne 
pour  fa  pelanteur  Ipécifique  37037.  Le  pouce  cube  ptlè 
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I once  6 gros  i grain;  &le  pied  cube  i8c)  livres  4 onces 

1 gros  I I grains. 

1^6.  Granit  rouge  de  Lapponie , d’où  il  a été  apporté  par  M.  de 

Mauperiuis.  Du  Cabinet  du  Roi.  Morceau  de  figure  irrégu* 
liére,  d’environ  j pouces  de  long  fur  autant  de  large  & 

2 pouces  d’épaifieur.  Ce  granit  elt  d’un  beau  rouge , varié 
de  noirâtre , répandu  par  lames  dans  la  mafle.  Le  rouge  e(l 
du  feid-lpath  ; & le  noirâtre  eA  du  quartz.  Ce  morceau  pèle 
I livre  J onces  a gros  J57  grains,  ou  122^5  j grains; 
il  a perdu  dans  l’eau  diÜillée  4767  grains:  ce  qui  donne 
pour  fa  pelanteur  fpécilique  257P3.  Le  pouce  cube  pèle 
1 once  5 gros  27  grains;  8c  le  pied  cube  180  livres  8 oncej 
6 gros  38  grains.  Cette  efpèce  n'efl  compofce  que  de  deux 
fubAances,  favoir,  du  fpath  étincelant  & du  quartz;  c’eA 
pourquoi  M.  Daubenton  , pour  le  diAinguer  des  granits,  l’a 
nommé  granilin. 

2p7.  Granit  de  Rujfte,  Du  Cabinet  du  Roi.  Petit  morceau  de 
figure  irrégulière , tiré  du  rocher  fur  lequel  eA  portée  la 
Aatue  du  Czar  Pierre , à PéterAiourg.  Ce  granit  eA  blanchâtre, 
taché  de  rouge  & de  noir.  Le  blanchâtre  eA  du  quartz  ; 
le  rouge  eA  du  feld-fpath  ; 8c  le  noir  eA  du  fchorl.  Ce  petit 
morceau  pèfe  i once  4 gros  2 1 7 grains,  ou  8837  grains.: 
il  a perdu  dans  l’eau  dillillée  33^7  grains  : ce  qui  donne 
pour  fa  pefanteur  fpécifîque  26304.  Le  pouce  cube  pelé 
1 once  5 gros  46  grains;  8c  le  pied  cube  1 84  livres  2 onces 
o gros  28  grains. 

2^8.  Granit  de  Danemarck.  Du  Cabinet  du  Roi.  Morceau 
brut , de  Agure  irrégulière , qui  a environ  3 7 pouces  de 
long  fur  2 7 pouces  de  large , & 7 à 8 lignes  d’épaiffeur 
moyenne.  Ce  granit,  qui  eA  d’un  blanc-lâle  taché  de  noir, 
cA  compofé  prefque  en  entier  de  quartz , mélé  de  feld-fpath 
8c  d’un  peu  de  fchorl  noir,  8c  de  quelques  paillettes  de 
mica  blanc.  C’eA  la  pierre  dont  on  conAruit  les  ponts  de  la 
nouvelle  route  de  Copenhague  â bridenlbourg.  Ce  morceau 
pèle  P onces  4 gros  p grains,  ou  5481  grains:  il  a perdu 
dans  l’eau  diAillée  2032  7 grains:  ce  qui  donAe  pour  fa 
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pefanteur  /pccifique  2697Æ.  Le  pouce  cube  pè(ë  1 once 
5 gros  7 1 grains  ; & le  pied  cube  188  livres  1 2 onces  • 

5 gros  P grains. 

2pp.  Granit  rouge  de  Baden-Weiler.  Du  Cabinet  du  Roi.  Tablette 
quarrée  de  2 pouces  7 •j-  lignes  de  côté,  & environ  2 lignes 
d’cpailTeur,  marquée  n.°  Ce  granit  ell  varié  de  blanc, 
de  rouge  & de  noir.  Le  blanc  ell  du  quartz;  le  rouge,  du 
feld-fpalh;  & le  noir, du  fchorl.  Il  le  trouve  dans  la  Kleinme, 
au  pont  fupérieur  de  la  Sirniz  , dans  la  feigneurie  de  Baden- 
Weiler,  dans  le  Brifgaw,  appartenant  au  marquis  de  Dour- 
lach.  Il  pèle  i once  7 gros  5p  ÿ grains , ou  1 1 jp  ÿ grains: 
il  a perdu  dans  l’eau  diilillée  4j3  I grains:  ce  qui  donne 
pour  fa  pefanieur  fpécilîque  26270.  Le  pouce  cube  pèle  > 

I once  J gros  grains;  & le  pied  cube  183  livres  14 
onces  1 gros  66  grains. 

J 00.  Granit  gris  de  Baden-Weiler.  Du  Cabinet  du  Roi.  Tablette 
à peu -près  quarrée,  de  2 pouces  8 lignes  de  long  lur  2 
pouces  de  large  & 5 lignes  d’épaifleur,  marquée  nf  fo.  Ce 
granit  efl  d’un  gris  verdâtre , taché  de  blanc  & de  noir.  Le 
blanc  & le  gris  Ibnt  du  quartz  mêlé  de  feld-lpath;  & le  noir 
eft  du  (chorl.  Il  (è  trouve  dans  la  leigneurie  de  Baden- 
Weiler,  dont  nous  venons  de  parler,  près  le  Schweîghof, 
dans  la  Klemme  au-delTus  du  pont.  Il  pèle  4 onces  7 gros 
22  grains,  ou  2830  grains:  il  a perdu  dans  l’eau  diilillée 
1062  grains:  ce  qui  donne  pour  là  pefanteur  Ipécilîque 
26648.  Le  pouce  cube  pèle  1 once  j gros  59  grains;  & 
le  pied  cube  186  livres  8 onces  4 gros  44  grains. 

301,  Granit  cendré  de  Baden-Weiler.  Du  Cabinet  du  Roi.  Ta- 
blette quarrée  de  2 pouces  8 lignes  de  côté , & environ 
5 I lignes  d’épaiHëur  , marquée  ».*  Ce  granit  ell  d’un 
gris-cendré  tirant  fur  le  verdâtre,  taché  de  noir  & de  blanc. 

Le  gris  & le  blanc  Ibnt  du  quartz  mêlé  de  feld-fpath;  & 
le  noir  ell  du  Ichorl.  Il  le  trouve  encore  dans  la  feigneurie 
de  Baden-Weiler,  dont  nous  avons  parlé  ci-delTus,  dans  le 
vieux  Vogelbach,  près  la  fonderie  d’argent.  Il  pèle  j onces 
O gros  5jf  grains,  ou  293 5 j-  grain;:  il  a perdu  dans 
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feau  diAilk'e  1114.  grains  : c«  qui  donne  pour  fa  pe/ânteur 
Ipécifique  2635  t.  Le  pouce  cube  pèle  i once  5 gros 
48  grains:  & le  pied  cube  184  livres  7 onces  2 gros 
3 6.  grains. 

Granit  violet  d Hochbtrg.  Du  Cabinet  du  RoL  Tablette 

^ de  2 pouces  8 lignes  de  long  fur  2 pouces  7 lignes  de 
large  & 4 lignes  depailTeur,  marquée  Ce  granit 

paroit  violet,  par  le  mélange  du  quartz  & du  feld-lpath 
rouge,  dont  il  e(l  compofé:  il  eR  de  plus  parfemé  de  taches 
noires,  qui  font  du  fchorl.  Il  lêtrouveàNiederthal,  dans  la 
vallée  balle , au  pied  de  la  montagne  de  Segenberg , dans 
le  Margraviat  d’Hochberg,  du  domaine  de  la  mailbn  de 
Bade,  & qui  appartient  à la  branche  de  Dourlach.  Cette 
Tablette  pèiè  4 onces  o gros  5 8 1- grains , ou  2362  | grains  : 
elle  a perdu  dans  l’eau  dillillée  882  7 grains:  ce  qui  donne 
pour  fa  pelânteur  fpécifique  26772.  Le  pouce  cube  pèle 
I once  5 gros  63  grains;  & le  pied  cube  187  livres  6 onces 

3 gros  5 I grains. 

303.  Granit  violet  tacheté  dHochberg.  Du  Cabinet  du  Roi. 
Tablette  de  2 pouces  7 7 lignes  de  long  fur  2 pouces  7 lignes 
de  large  & environ  4 lignes  d’cpaifleur,  marquée  «.*  61, 
Ce  granit  eR  violet , tacheté  de  blanchâtre , de  rougeâtre , 
de  jaunâtre  & d’un  peu  de  noir.  Le  rougeâtre  & le  jaunâtre 
(ont  du  feld-fpath;  le  blanchâtre  eR  du  quartz;  & le  noir, 
du  (chorl.  11  fe  trouve  â Niederthal , à la  montagne  de 
Henberg,  dans  le  Margraviat  d’Hochberg.  U péfe  3 onces 

4 gros  647  grains,  ou  2080  7 grains:  il  a perdu  dans 
l’eau  dillillée  8 ip  f grains:  ce  qui  donne  pour  la  pefanteur 
fpécifique  2^388.  Le  pouce  cube  pèfe  1 once  5 gros  12 
grains;  & le  pied  cube  177  livres  1 1 onces  3 gros 47  grains. 

'3  04.  Granit  de  Saufemberg.  Du  Cabinet  du  Roi.  Tablette  quarrée 
de  2 pouces  77  lignes  de  côté,  & 5 à 6 lignes  d’épaiflêur, 
marquée  7/.  Ce  granit  a un  coup -d’œil  gris,  & efl 
taché  de  violet  & de  noir.  Le  violet  eR  du  feld-fpath;  l« 
noir,  du  Ichori  & le  reRe  ell  du  quartz,  11  lé  trouve  près 
.de  Marzell,  au  grand  Hülichberg,  au'KcUerbacb,  dans  la 
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feigneurîe  de  Rôtelii,  au  Langraviat  de  Saufemb  rg.  H pè(è 
J onces  O gros  57 1 grains,  ou  2937  y grains:  il  a perdu 
dans  l'eau  dillillée  11137  grains  : ce  qui  donne  pour  fà 
peüinteur  (pccihque  26382.  Le  pouce  cube  pèle  i once 

5 gros  49  grains;  & le  pied  cube  184  livres  10  onces 

6 gros  20  grains. 

30  J.  Granit  de  la  nouvelle  Caflille.  Du  cabinet  de  M.  le  duc 
de  la  Rochefoucauld.  Tablette  de  3 pouces  2 7 lignes  de 
long  fur  23  lignes  de  large  &4  lignes  d'épailTeur,  étiquetée 
Piedra  haroqueha  de  las  cantaras  en  Caflilla  la  nueba,  «.* 
^4.  Ce  granit  ell  varié  de  blanc,  de  blanchâtre  & de  noie* 
Le  blanc  ed  du  quartz  ; le  blanchâtre , du  feld-fpath  ; & le 
noir,  du  Ichorl.  11  pèfe  3 onces  3 gros  287  grains,  ou 
21167  grains  : il  a perdu  dans  l’eau  dillillée  796  7 grains  : 
ce  qui  donne  pour  fa  pelânteur  fpécilîque  26378.  Le  pouce 
cube  pèfe  i otice  3 gros  3 6 grains  ; & le  pied  cube  186 
livres  o once  3 gros  64  grains. 

306.  Granit  des  Pyrénées,  Du  cabinet  de  M.  le  duc  d’Orléans. 
• Morceau  brut,  de  figure  irrégulière , qui  a environ  3 pouces 
de  long  fur  47  pouces  de  large.  Ce  granit  ell  varié  de  gris, 
de  blanchâtre  & de  noir.  Le  gris  ell  du  quartz;  le  Üan* 
châtre , du  feld-lpath  ; & le  noir , du  Ichorl.  Il  pèle  i livre 
3 onces  3 gros  z 3 grains , ou  12333  grains  : il  a pei<du  dans 
l’eau  dillillée  4614  7grains:  ce  qui  donne  pour  fa  pelânteur 
Q>écifique  26731.  Le  pouce  cube  pèle  i once  3 gros  62 
grains;  & le  pied  cube  187  livres  i once  6 gros  70  grains. 
*07.  Granit  rouge  des  Vôges.  Du  Cabinet  du  Roi.  Morceau  de 
figure  irrégulière,  qui  a environ  3 pouces  de  long  fur  22 
lignes  de  largeur  moyenne  & i pouce  d’épaiflêur.  Ce  granit 
ell  d’un  gros  rouge , taché  de  noir  & de  blanchâtre.  Le  rouge 
ell  du  feld'fpath  ; le  noir,  du  Ichorl;  & le  blancliâtre,  du 
quartz.  Il  pèle  8 onces  3 gros  i grain,  ou  4823  grains: 

11  a perdu  dans  l’eau  dillillée  18387  grains:  ce  qui  donne 
pour  là  pefanteur  fpécilique  23963.  Le  pouce  cube  pèfe 
I once  3 gros  33  grains;  & le  pied  cube  181  livres 

1 2 onces  O gros  46  grains. 

Granit 
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U O 8.  Granît  rouge  à grains  fins  des  Vôges.  Du  cabinet  de  M. 
le  duc  d’Orléans.  Morceau  brut,  de  figure  irrégulière,  qui 
a 3 pouces  4 lignes  de  long,  fijr  environ  3 pouces  de  large 
& I pouce  ^lignes  d’épailîëur.  Ce  granit  efl  varié  de  gris  & 
de  rougeâtre , & parlemé  de  quelques  petits  points  noirs , 
mais  rares.  Le  gris  eft  du  quartz  ; le  rougeâtre , du  feld- 
fpath  ; fit  le  noir,  du  fchorl.  Il  pèfe  i une  livre  3 onces 
6 gros  10 T grtins,  ou  1 i 38(5  J grains  : il  a perdu  dans 
l’eau  dillillée  44.14.-j-  grains;  ce  qui  donne  pour  fa  pefan- 
leur  fpécifique  25794.  Le  pouce  cube  pèfe  i once  j gros 
27  grains;  fit  le  pied  cube  180  livres  8 onces  7 gros 

3 1 grains. 

309.  Granit  gris  des  Vôges,  Du  cabinet  de  M.  le  duc  d’Or- 
léans. Morceau  brut,  de  figure  irrégulière,  qui  a environ 

4 pouces  de  long  fur  2 pouces  8 lignes  de  largeur  moyenne, 
fit  1 pouce  d’épaillêur  moyenne.  Ce  granit  ell  varié  de 
gris,  de  blanc  fit  de  noir.  Le  gris,  qui  eft  demi-traniparent, 
eft  du  quartz  ; le  blanc , du  feld-fpath  ; fit  le  noir , du  fchorl. 
Le  fchorl  eft  très-abondant  dans  ce  granit.  Ce  morceau  pèfe 

1 livre  O once  5 gros  30 7 grains,  ou  96067  grains:  H 
a perdu  dans  l’eau  diftillé-e  3 5 3 7 -j- grains  : ce  qui  donne 
pour  fa  pefanteur  Ipécifique  27 1 5 6.  Le  pouce  cube  pèle 
J once  6 gros  6 grains  : fit  le  pied  cube  1 90  livres  1 once 
3 gros  56  grains. 

310.  Granit  à grains  fins  de  pris  la  mine  de  Saint-Brijfon , dans 
les  Vôges.  Du  cabinet  de  M.  le  duc  d’Orléans.  Morceau 
brut , de  figure  irrégulière , qui  23-^  pouces  de  long  fur 

2 7 pouces  de  largeur  moyenne  fit  2 pouces  de  hauteur. 
Ce  granit  eft  varié  de  gris  fit  de  rouge,  fit  parlèmé  de  petits 
points  noirs.  Le  gris,  qui  eft  demi-tranfparcnt,  eft  du  quartz; 
le  rouge,  du  feld-ljsath;  fit  le  noir,  du  fchorl.  Il  pèfe  i livre 
O once  O gros  14^  grains,  ou  9230 -j-  grains:  il  a perdu 
dans  l’eau  diftillée  3493  7 grains:  ce  qui  donne  pour  là 
pelanteur  fpécifique  2642  r.  Le  pouce  cube  pèle  t once 
.5  gros  50  grains;  fit  le  pied  cube  184  livres  t5  onces 
J gros  i6  grains. 
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311.  Granit  de  la  valle'e  de  Girard-mer,  dans  les  Vôges.  Du 
cabinet  üe  M.  le  duc  d’Orléans.  Tablette  polie  d’un  côté  & 
brute  de  l’autre,  tjui  a 4 -J  pouces  de  long  fur  3 pouces 
a 7 lignes  de  large.  Ce  granit  elt  d’un  gris  parfemé  de  taches 
blanches  allez  grandes,  & de  tacites  rouges  & de  noires  fort 
petites.  Le  gris  eft  du  quartz;  le  blanc  & le  rouge  font  du 
feld-fpaih  i & le  noir  elt  du  fohori , qui , dans  ce  granit , elb 
alTez  abondant.  Cette  tablette  pelé  14  oncAs  o gros  67 -j- 
grains,  ou  81317  grains:  elle  a perdu  dans  l’eau  dilliliée 
29513  7 grains  : ce  qui  donne  pour  là  pelanteur  Ipccilique 
27163.  Le  pouce  cube  pèle  i once  6 gros  6 grains;  & le 
pied  cube  190  livres  2 onces  2 gros  3 grains. 

312,  Granit  violet  de  Giromagny , dans  les  y âges.  Du  cabinet 
de  M.  le  duc  d’Orléans.  Tablette  polie  fur  une  face  & brute 
fur  l’autre , qui  a 4 pouces  7 lignes  de  long  fur  4 pouces 

1 ligne  de  large.  Ce  granit  elt  varié  de  blanchâtre,  de  violet 
clair , du  verdâtre  & de  noir.  Le  blanchâtre  e(l  du  quartz  ; 
le  violet  & le  verdâtre  font  du  fcld-lpath  ; Sc  le  noir  eA  du 
fchorl.  11  pèfe  I livre  7 onces  5 gros  5 1 7 grains , ou 
j J 3 6 5 9 7 grains  : il  a perdu  dans  l’eau  dilliliée  5087  grains; 
ce  qui  donne  pour  fa  pefanleur  fpéciüque  268  5 2.  Le  pouce 
cube  pc.'e  i once  5 gros  66  grains;  & le  pied  cube  187 
livres  1 j onces  3 gros  28  grains. 

3 13.  Granit  rouge  du  Dauphiné.  Du  cabinet  de  M.  le  duc  d’Or- 
léans. Tablette  à peu-près  ronde,  qui  a 4 pouces  47  lignes 
de  grand  diameue,  & 3 pouces  10  lignes  de  petit.  Elle 
cA  polie  d’un  côté  & arrondie  de  l’autre,  à peu -près  en 
portion  de  Ijihère.  Ce  granit,  qui  eA  très-agréable,  eA  varié 
de  blanchâtre , de  rouge  clair  ou  couleur  de  rolè , de  ver- 
dâtre & de  noir.  Le  blanchâtre  eA  du  quartz;  le  rouge  & 
le  verdâtre  font  du  feld-fpath;  & le  noir  eA  du  fohori.  Il 
pèfe  I 5 onces  3 gros  i j -j-  grains , ou  8 87 1 f grains  : il  a 
perdu  dans  l’eau  diAillée  33567  grains:  ce  qui  donne  pour 
iâ  pefanteur  Ipécilique  2643  pouce  culfe  pèfe  i once 
5 gros  5 1 grains  ; & le  pied  cube  185  Avres  o once 

2 gros  13  grains. 
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'3  14.  Granit  vtrt  du  Dauphiné,  Du  cabinet  de  M.  le  duc  d’Or- 
léaiis.  Tablette  ovale,  polie  d'un  côté  & arrondie  de  l’autre, 
i peu-près  en  portion  d’ellipfoïde , dont  le  grand  diamètre 
ell  de  5 -j-  pouces , & le  petit  de  3 pouces  4 lignes.  Ce  granit , 
qui  e(i  allez  agréable,  ell  varié  de  blanc,  de  gris,  de  ver- 
d.iire  & de  noir.  Le  gris  ell  du  quartz;  le  blanc  & le  verdâtre 
lônt  du  feld-lpath;&  le  noir  ell  dulchorl.il  pèle  i livre  oonce 
} gros  J P ^ grains  , ou  5 f grains  : il  a perdu  dans  l’eau 
dillillée  3 5po  7 grains  : ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  Ipéci- 
fique  26836. Le  pouce  cube  pèle  i once  3 gros  66 grains; 
& le  pied  cube  187  livres  13  onces  5 gros  4 grains. 

3*5*  Granit  rayé  du  Dauphiné,  Du  cabinet  de  M.  le  duc  d’Or- 
léans. Morceau  qui  a à peu-près  la  figure  d’un  lègment  d’ellip- 
,lôïde,  le  plan  du  fegment  étant  poli,  & le  relie  brut,  & 
dont  le  grand  diamètre  ell  de  4 pouces  i ligne,  & le  petit  de 
3 pouces  7 -J-  lignes.  Ce  granit  eA  d’un  gris  mêlé  de  blanc, 
& rayé  de  noirâtre.  Le  gris , qui  eA  demi  - tranfpaj  ent , eA 
du  quartz  ; le  blanc  eA  du  feld-lpath  ; & le  noirâtre  eA  du 
fchorl.  il  pèfe  i livre  2 onces  2 gros  43  grains,  ou  10335^ 
grains:  il  a perdu  dans  l’eau  diAillée  3^367  grains:  ce  qui 
donne  pour  là  pelànteur  fpécifique  26678.  Le  pouce  cube 
pèle  I once  3 gros  60  grains;  & le  pied  cube  186  livres 
1 1 onces  7 gros  3 3 grains. 

1316.  Granit  rouge  de  Semur,  en  Bourgogne.  Du  cabinet  de 
M.  le  duc  d’Orléans.  Tablette  polie  d’un  côté  & brute  de 
l’autre , ayant  3 pouces  7 7 lignes  de  long , fur  4 pouces 
i ligne  de  large  & environ  1 pouce  7 lignes  d’épaillêur.  Ce 
granit  ell  varié  de  gris,  de  rougeâtre  & de  noir,  & n’eA 
pas  fulceptible  d’un  beau  poli.  Le  gris  eA  du  quartz;  le 
rougeâtre,  du  feld-fpath;  & le  noir,  du  Ichorl.  Il  pèle  3 livres 
9 onces  O gros  43  grains  , ou  32873  grains;  il  a perdu 
dans  l'eau  diAillée  12460  grains  : ce  qui  donne  pour  là 
pefanteur  fpécifique  26384.  pouce  cube  pèfe  1 once 
3 gros  49  grains;  & le  pied  cube  1S4  livres  11  onces 
O gros  3 grains. 

3 17.  Granit  gris  de  Bretagne.  C’eA  de  ce  granit  que  font  faites 

Sij 
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Jei  bornes  qui  entourent  la  ftatue  de  Louis  XV  à la  place 
de  ce  nom,  à Paris.  M.  Leprince,  Marbrier,  m’en  a donné 
un  morceau  brui . de  figure  irrégulière,  qui  avoit  environ  2 ^ 
pouces  de  long  fur  autant  de  large.  Il  efi  varié  de  gris,  de 
blanchâtre  & de  noir.  Le  gris  eü  du  quartz  ; le  blanchâtre 
du  fcld-lpcth;  & le  noir,  du  Ichorl.  Il  lient  aulTi  des  pail- 
lettes de  mica  noir  crifiallifé  en  hexagone.  Ce  morceau 
pelôit  4 onces  2 gros  63  grains , ou  2511-^  grains  : il  a 
perdu  dans  l’eau  dilUlIce  9177  grains:  ce  qui  donne  pour 
là  pelànicur  fpécifique  27378.  Le  pouce  cube  pèle  i once 
6 gros  14  grains;  & le  pied  cube  ipi  livres  10  onces 
2 gros  50  grains.  < 

3 I 8.  Gramt  jaunâtre  de  Bretagne.  Du  cabinet  de  M.  le  duc 
d’Orléans.  Tablette  de  6 pouces  2 lignes  de  long  fur  4 
pouces  I ligne  de  large  & 10  lignes  d’épaifieur,  polie  fur 
toutes  les  faces.  Ce  granit  e(l  varié  de  gris,  de  blanc- jaunâtre 
& de  noir,  & mêlé  de  quelques  paillettes  de  mica  jaune. 
Le  gris  ell  du  quailz;  le  blanc- jaunâtre , du  feld-lpath;  & 
le  noir,  du  Ichorl.  Cette  tablette  pèle  2 livres  2 onces  j gros 
46  grains,  ou  ipppo  grains  ; elle  a perdu  dans  l'eau  diltillée 
7648  f grains:  ce  qui  donne  pour  là  pefanteur  fpécifique 
26136.  Le  pouce  cube  pèle  i once  j gros  40  grains:  & 
le  pied  cube  182  livres  15  onces  i gros  62  grains. 

ARTICLE  X. 

Pierres-de-corrte. 

Les  Pierres-de-corne  Ibnt  des  pierres  dures-, 
dont  la  calTure  relfemble  â celle  de  l’argile  sèche.  Aufii  les 
regarde-t-on  comme  des  pierres  argileutes , mêlées  de  quartz. 

3 I p.  Pierre-de-come,  Du  Cabinet  du  Roi.  Allez  gros  morceau  , 
défiguré  irrégulière,  qui  pèfe  j onces  7 gros  6p  j grains, 
ou  345  3 J grains  : il  a perdu  dans  l’eau  didillée  12757 
grains:  ce  qui  donne  pour  fa  pelànteur  Ipécifique  27084. 
Le  pouce  cube  pèfe  i once  6 gros  3 grains;  & le  pied  cube- 
,j8p  livres  p onces  3 gros  ip  grains. 
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,20.  Trapp.  Du  Cabinet  du  Roi.  Morceau  de  figure  irrégulière , 
qui  a 2 pouces  de  long  fur  i pouce  de  large , & environ 

I pouce  d’épaifieur.  Il  pèfe  5 onces  3 gros  i j -j  grains,  ou 
3 I t ■ 4 grains  : il  a perdu  dans  I eau  diilillée  11337  grains  : 

ce  qui  donne  pour  la  pefanteur  Ipécifique  27433.  Le  pouce  » 
cube  pèfe  i once  6 gros  17  grains;  & le  pied  cube  lÿX 
• livres  2 «ices  3 gros  64  grains.  . 

ARTICLEXI.  J 

) 

Pierres  d’azur. 

Les  Pierres  d’azur  font  des  pierres  dures,  opaques, 

& d’un  bleu-céleüe  admirable,  quelquefois  mêlées  de  blanc. 

II  s’y  trouve  aufii  quelquefois  des  pyrites  : ce  qui  a fait  croire 
à quek]ues-uns  qu’elles  contenoient  de  l’or.  Ces  pierres  ont 
la  propriété  d’être  Iblubles  en  gelée  par  les  acides. 

321.  Pierre  Jaiur.  Du  Cabinet  du  Roi.  Aflez  gros  morceau, 
de  figure  irrégulière , d’un  bleu  fuperbe  & un  peu  mêlé  de 
pyrke.  H pèle  2 onces  7 gros  1 6 7 grains , ou  1^727  grains  ; ’ 
il  a perdu  dans  l’eau  dilliliée  ^04 7 grains:  ce  qui  donne 
pour  fa  pelanteur  Tpccifique  27673.  Le  pouc|  cube  pèle 

I once  6 gros  23  grains;  & le  pied  cube  13)3  livres  11, 
onces  4 gros  3 8 grains. 

322.  Pierre  Jaïur  Orientale.  Du  Cabinet  du  Roi.  Tablette  à 
peu-près  quarrée,  de  2 pouces  de  long  fur  167  lignes  de  large, 

& environ  1 7 ligne  d’épailîèur.  Sa  couleur  eu  un  fuperbe  '■ 
bleu  tirant  taiK  foit  peu  fur  le  pourpre.  Il  s’y  trouve  quelques 
pyrites.  Cette  pierre  pèfe  4 gros  39  f grains,  ou  3 27  .J 
grains:  elle  a perdu  dans  l’eau  diilillée  1187  grains:  ce  qui 
donne  pour  là  pelànteur  fpécifique  27714.  Le  pouce  cube 
pèfe  I once  6 gros  27  grains;  & le  pied  cube  193  livres 

1 3 onces  7 gros  34  grains. 

323.  Pierre  efaïur  Je  Sibérie,  Du  Cabinet  du  Roi.  Gros  mor- 
ceau, de  figure  irrégulière,  & d’un  bleu-célelle  tout  parfemé 
de  taches  blanches.  11  pèfe  7 onces  6 gros  2 grains,  ou 
4466  grains:  il  a perdu  dans  l’eau  difiiliée  131^7  grains  : 


« 
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ce  qui  donne  pour  fa  peianteur  fpccifique  25)454.  Le  pouce 
cuj)e  pèle  1 once  7 gros  20  graim;  & le  pied  cube  206 
livre*  2 once*  6 gros  54  grains. 

ARTICLE  XII. 

Zéolïtes  étincelâmes. 

0 

• .* 

Les  Zéolïtes  , lorfqu’elles  font  pures  & homogènes , & 
quelles  crillallilent  leniement , alTcdem  la  figure  cubique  * ou 
celle  d'un  paraliclipipède  reèlangle;  fans  cela  elles  paroilTcnt 
compofées  d’aiguilles  prifinaiiques  ou  pyramidales,  qui  for- 
ment des  tailceaux  compolès  de  rayons  divergens.  La  plu- 
part ont  la  propriété*  d'être  loluble  en  gelée  par  les  acides. 
Celles  de  cet  article  ont  allez  de  dureté  pour  produire 
des  étincelles,  lorfqu’on  les  Irappe  avec  le  briquet.  Cette 
propriété  eft  dite , dit-on , à ce  quelles  Ibnt  mêlée*  de  quartz. 
Toutes  font  pénétrables  à l’eau. 

Tjéolite  étincelante  rouge  d' Æddfors , en  Suède.  Du  cabinet 
de  M.  Romé  de  l'ilie.  Morceau  de  figure  irrégtilière, *d’un 
rouge  de  briqite,  & traveric  par  une  veine  blanchâtre.  Il 
pèfe  I onc»2  gros  3 3 i grains  , ou  7537  grains  :il  a perdu 
dans  l’eau  dillillée  303  grains  : ce  qui  donne  pour  là  pefan- 
teur  fpécifique  248^8,  Le  pouce  cube  pèfe  i once  4 gros  64 
grains;  & le  pied  cube  174  livres  i once  i gros  5 2 grains. 

Zéolite  étincelante  rouge  eTÆJelfors’,  pénétrée  tfeau.  Ce 
même  morceau  de  zéolite  a admis  dans  lès  pores  8^  grains 
d’eau , prefquef^  de  Ibn  poids.  Il  pelbit  donc,  ainfi  pénétré 
d’eau,  762  .7  grains  : il  a perdu  dans  l’eau  dillillée  303 
grains  : ce  qui  <lonne  pour  fa  pefanteur  fpéciliqtte  2 5 1 57.  Le 
pouce  cube  pelèroit  i once  5 gros  3 grains  ; & le  pied  cube 
176  livres  1 once  4 gros  48  grains.  Un  pied  cube  de  cette 
zéolite  poMrroit  donc  retenir  2 livres  o once  2 gros  grains 
d’eau.  Voyez,  â X article  des  grès,  les  procédés  que  j’ai 
employés  pour  connoitre  la  pelànieur  fpécifique  de  ces  pierres, 
Ibii  étant  sèches . (bit  pénéuées  d’eau. 
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Cette  zéoUte  eft  plus  pefante  que  les  fuivantes,  i caiilb 
'du  fer  qui  la  colore. 

J 2 J,  TJoUte  étincelante  blanche.  Du  Cabinet  du  Roi.  Beau 
morceau  crHlallifè,  d’environ  4 pouces  de  long,  autant  de 
large,  Si.  2 ^ pouces  d’épailfeur.  Dans  ce  morceau , la  fubflance 
de  la  zéoliteeli  blanche  & brillante,  criüaliilée  en  faifeeaux 
coinpofés  de  rayons  divtrgens:  mais  elle  eft  mêlée  d’une 
fubÜance  étrangère,  qui  rellenible  alTezi  uneefpèce  d’ocre, 
& qui  n’i  cependant  pas  coloré  l'eau  dans  laquelle  j’ai  lailîe  ce 
morceau  plonge  pendant  vingt-quatre  heures.  En  conlequence 
de  ce  mtlange , je  n’oIe  pas  garantir  l’exaélitude  du  rélultat 
liiivaiit  : cependant  je  le  crois  allez  approchant  du  vrai  : i,* 
parce  que  celte  lubllance  étrangère  a une  pelânteur  à peu- 
près  égale  à celle  de  la  zculiie , comme  je  m’en  fuis  afliiré , 
en  en  pelant  léparément:  paice  que  le  réfultat  m’a  donné 

line  pelânteur  qui  ell  allez  conlorme  a celle  des  autres  zéolites. 
Je  n’ai  pas  pu  me  procurer  un  morceau  de  cette  elpèce  qui 
fût  bien  pur.  Celui  dont  j’ai  fait  ulage , pèfe  x livres  i once 
3 gros  J 6 grains,  ou  1^260  grains:  il  a perdu  dans  l'eau 
dillillée  pao/  grains  : ce  qui  donne  pour  la  pelânteur  Ipéci- 
fique  2073p.  pouce  cube  pèle  i once  2 gros  34  grains; 
& le  pied  eube  143  livres  2 onces  6 gros  10  grains. 

* ZéoUte  étincelante  blanche , pénétrée  et  eau.  Ce  même  mor- 
ceau de  zéoiite  a admis  dans  les  pores  648  grains  d’eau , 
un  peu  plus  de  de  lôn  poids.  Il  pelbit  donc , ainfi  pénétré 
d’eau,  ippo8  grains:  il  a perdu  dans  l’eau  dillillée  9287 

frains:  ce  qui  donne  pour  fa  pelânteur  Ipécifique  21436. 

.e  pouce  cube  peleroit  i once  3 gros  8 grains  ; & le  pied 
cube  130  livres  o once  6 gros  47  grains  Un  pied  cube 
de  cette  zéoiite  pourroit  donc  retenir  4 livres  14  onces 
O gros  37  grains  d’eau. 
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ORDRE  II. 

Pierres  qut  n étincellent  point  par  le  choc  du  briquet  f 
Ù"  qui  ne  font  pas  d’ efféryefcence  avec  les  acides. 

Toutes  ces  Pierres  font  bien  moins  dures  que 
celles  de  l’ordre  précédent  : quoiqu’on  les  frappe  avec  le 
briquet,  elles  ne  produilênt  aucunes  étincelles.  £b quoique 
quelques-unes  d’entr’elles  reçoivent  un  beau  poli,  elles  fe 
rayent  fort  ailcment.  Aucune  d’elles  ne  fait  effervelcence  avec 
les  acides^  ce  qui  aide  à les  diftinguer  de  celles  de  l’ordre 
(ùivant.  On  en  connoît  de  neuf  fortes;  lavoir,  les  zéolites 
non-étinceiantes,  les  ferpeiitines , les  lléatiies,  les  amiantes, 
les  talcs , les  fchiües , les  gyplês , les  ipaths  pefans  & les 
^aths  iluors. 

Dans  les  épreuves  que  j’ai  faites  fur  toutes  ces  pierres, 
j’ai  poulîe  l’exaélitude  julqu’à  de  grain:  ainfi  les  poids 
que  j’ai  indiqués  dans  mes  expériences , font  à moins  de  ^ 
de  grain  près. 

CHAPITRE  VI. 

ARTICLE  I. 

Zéolites  non  - étincelantes. 

Ces  Zéolites  diffèrent  de  celles  de  l’article  précédent, 
«n  ce  quelles  n’ont  pas  allez  de  dureté  pour  produire  des 
étincelles,  lorlqu’on  les  frappe  avec  le  briquet.  Elles  font 
ordinairement  composes  d’aiguilles  qui  forment  des  failceaux 
de  rayons  divergens  ; elles  font  foiubles  en  gelée  par  les 
acides,  &font  pénétrabies  à l’eau.  Voyez  à Y article  ties  grès 
les  procédés  que  j’ai  employés  pour  connoître  la  pelànteur 
Ipécibque  de  ces  pierres,  foit  étant  sèches, foit  étant  pénétrées 
d’eau. 

léolite  criflaJliJe’e.  Du  Cabinet  du  Roi.  Morceau  compofc 

de 
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ide  plulieurs  groupes  de  crirtaux  en  rayons  divergens , mar- 
qué 126.  Ce  morceau  a environ  4 7 pouces  de  long  fur 
3 pouces  de  large  & 2 pouces  depaiireur.  Il  ell  blanc  & 
demi-iraniparent.  Il  pèle  1 livre  i once  3 gros  67  grains, 
ou  100 14  7 grains  : il  a perdu  dans  l'eau  didilice  4807 
grains  : ce  qui  donne  pour  fa  pelâiiteur  fpéciüque  20833.  Le 
pouce  cube  pèfe  i once  2 gros  3 8 grains  ; & le  pied  cube 
143  livres  13  onces  2 gros  26  grains. 

* Zéolhe  cripallifée , peaeiree  deaa.  Ce  meme  morceau  de 
zéolite  a admis  dans  lès  |x>res  14^  grains  d’eau;  un  peu 
moins  de  -77  de  fon  poids.  Il  peloit  donc,  ainfi  pénétré 
d’eau,  ioi6o7grains:  il  a perdu  dans  l’eau  diÜillée48o7 
grains:  ce  qui  donne  pour  là  pefinteur  fpécifique  21  137. 
Le  pouce  cube  peferoit  1 once  2 gros  grains  ; & le  pied 
cube  147  livres  i 3 onces  2 gros  34  grains.  Un  pied  cube 
de  cette  zéolite  pourrgit  donc  retenir  2 livres  2 onces  o gros 
28  grains  d’eau. 

3 27.  'Leolite  compaéle.  Du  Cabinet  du  Roi.  Gros  morceau , 
marqué  176,  qui  a 3 [touccs  2 lignes  de  long  fur  23  lignes 
de  large,  & environ  20  à 22  lignes  d’épailLur.  Cette  zéolite 
cfl  blanche  & demi-tranljjarente.  Elle  pèle  14  onces  o gros 
2 I grains,  ou  808  3 grains  : elle  a i^rdu  dans  l’eau  didillée 
3788  grains:  ce  qui  donne  pour  là  pelanleuripécifique  2 1344. 
Le  pouce  cube  pèle  i once  3 gros  3 grains  ; & le  pied 
cube  149  livres  6 onces  4 gros  26  grains. 

* Zéolite  compaâe , pénétrée  fléau.  Ce  même  morceau  de 
zéolite  a admis  dans  lès  pores  46  7 grains  d’eau  ; un  peu 
plus  de  777  de  fon  poids.  11  pefoit  donc,  ainfi  pénétré  d’eau  , 
8 13  1 7 grains:  il  a perdu  dans  l’eau  diftillée  3788  grains: 
ce  qui  donne  pour  lapelanteur  Ipécirïque  21466.  Le  pouce 
cube  pelèroit  i once  3 gros  9 grains;  & le  pied  cube  1 30 
livres  4 onces  i gros  39  grains.  Un  pied  cube  < de  cette 
zéolite  pourroit  donç  retenir  13  onces  3 gros  13  graiqs 
d’eau. 
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article  II. 


Serpentines. 


Les  Ser^’ENTINEs  foui  Jcs  pierres  tendres,  qui  ont 
les  couleurs  de  reçoivent  le  heju  poli  du  marbre.  Quel- 
ques mus  de  leurs  elpèces  font  pénéiraLles  à l'eau.  Voyez  à 
\artule  ihs  grès  le>  procédés  que  j’ai  employés  pour  connoiire 
la  pelai. leur  l'pécifique  de  eps  pierres,  foit  étant  sèches,  loit 
étant  pencirées  d’eau. 


g Serpentine  opnque  verte  eflttilie,  dite  Gahro  Jes  Florentins. 

^ ' Du  Cabinet  du  Roi.  Morceau  de  ligure  irrtgul  ère , qui  a 

a .j-  pouces  de  long  , fur  a pouces  de  large  & i pouce  d’epaif- 
leur.  Cette  ferpentine  ell  d’un  verdâtre  parlemé  de  taches 
d’un  violet-brun,  6c  de  taches  noirâtres.  Elle  reçoit  un  beau 
jx)li.  Elle  pèle  6 onces  4 gros  1 grain  ,. ou  3745  grains  : elle 
a perdu  dans  l’eau  diüillée  1341  7 grains:  ce  qui  donne 
pour  (a  pefanteur  (pécilique  2479  j.  Le  pouce  cube  pèle 
I once  4 gros  43  grains;  & le  pied  cube  170  livres  i once 
O gros  23  grain» 

ift  Serpentine  opaque  yerte  efltalie , pénétrée  J' eau.  Ce  même 
morceau  de  ferpentine*  admis  dans  les  pores  67  grains  d’eau  ; 
un  peu  plus  de  ^ de  Ion  poids.  11  peloit  donc , ainfi  péné- 
tré d’eau,  38  12  grains:  i(  a perdu  dans  l’eau  diitillée  13417 

frai  ns  : ce  qui  donne  pour  la  pefanteur  fpécilique  24729. 

,e  pouce  cube  peferoit  1 once  4 gros  59  grains;  & le 
pied  cube  173  H\'res  i once  j gros  13  grains.  Un  pied  cube 
de  cette  ferpentine  pourroit  donc  retenir  3 livres  o once 
4 gros  62  grains  d’eau. 

2 29.  Serpentine  opaque  tachée  de  noir  & de  blanc.  Du  Cabinet 
du  Roi.  Tablçtteà  ptu-près  quarrée,  qui  a 2 3 ligne;  de  long, 
fur  20  lignes  de  large  & 2 lignes  d’épailleur.  Celte  ferpen- 
• tine  efl  d’un  noirâtre  taché  de  blanc.  Elle  pèle  7 gros  41! 
grains,  ou  343  grains;  elle  a perdu  dans  l’eau  dillillée  229  -jV 
grains  : ce  qui  donne  pour  là  pefanteur  l^cihque  23767.  Le 
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pouce  cube  pèfc  i once  4 gros  1 3 grains  ; & le  pied  cube 
166  livres  5 onces  7 gros  17  grains. 

» Serpentine  opaque  tachée  de  noir  à"  de  blanc , pénétrée  ^ eau. 

, Ce  mi^me  morcçau  de  lêrpentine  a admis  dans  Tes  pores 
17 -J-  grains  d’eau;  un  peu  plusde-jY  delôn  poids.  Il  pefoit 
donc,  ainfi  pénétré  d’eau,  5^2-^  grains:.!!  a perdu  dans 
l’eau  diHillée  zzp  7^  grains  : ce  qui  donne  pour  là  pefanteur 
Ipécilique  24541.  Le  pouce  cube  pelèroiui  once  4 gros 
32  grains;  & le  pied  cube  17 1 livres  12  onces  4 gros  53 
grains.  Un  pied  cube  de  cette  lèrpentine  pourroit  donc 
retenir  5 livres  ($  onces  5 gros  36  grains  d’eau. 

330.  Serpentine  opaque  tachée  de  noir  & de  gris.  Du  Cabinet 
du  Roi.  Tablette  à peu -près  quàrrée,  qui  a 25  lignes  de 
long , fur  21  lignes  de  large  A 2 7 lignes  d’épaillêur.  Cette 
lèrpentine  eft  d’un  gris,  taché  & veiné  de  noir.  Elle  pèle 

I once  o gros  277  grains,  ou  ^03  7 grains  : elle  a perdu 
dans  l'eau  dillillée  2 66 7 grains:  cequidénne  pour  fa  pelàn- 
teur  Ipécifique  22645.  pouce  cube  pèle  I once  3 gros 
53  grains;  & le  pied  cube  158  livres  8 onces  1 gros 
66  grains. 

* Serpentine  opaque  tachée  de  noir  & de  gris , pénétrée  d" eau. 
Ce  même  morceau  de  ferpentine'  a admis  dans  lès  pores 
3 3 * gtains  d'eau  ; un  peu  moins  de  de  Ton  poids.  11  pelbit 
donc,  ainli  pénétré  d’eau,  636-^  grains:  il  a perdu  daii^ 
l’eau  dillillée  2667  grains:  ce  qui  donne  pour  là  pelànteur 
Ipécifique  238^3.  Le  pouce  cube  peferoit  1 once  4 gros 
28  grains  ; Sc  le  pied  cube  1 67  livres  4 unces  o gros  p grains. 
Un  pied  cube  de  cette  ferpentine  pourroit  donc  retenir  8 livres 

I I onces  6 gros  i 5 grains  d’eau. 

331.  Serpentine  opaque , veinée  de  noir  à"  d olivâtre.  Du  Cabinet 
du  Roi.  Tablette  à peu-près  quarrée,  qui  427  pouces  dç 
long  fur  2 I lignes  de  large  & 2 7 lignes  d’épailfeur.  Celte 
lèrpentine  efl  veinée  de  noir  & de  vert -d’olive.  Elle 
pèle  I once  2 gros  677  grains,  ou  787  7 grains:  elle  a 
perdu  dans  l’eau  dillillée  303  - grains  : ce  qui  donne  pour 
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5 gros  3 2 grains  ; & le  pied  cube  1 8 i livres  <>  onces  i gros 
25  grains. 

* Serpentine  opaque  veine'e  Je  noir  & J' olivâtre , pène'trée  J eau. 
Ce  même  morceau  de  ler|)entine  a admis  dans  Tes  pores 

4 T g***»!'”  d’eau  ; un  tant  foit  peu  plus  de  de  fon  poids. 

11  peloit  donc,  «infi  pénétré  d’eau,  79  i ^ grains  : il  a perdu 
dans  l’eau  diftillée  3037  grains  r ce  qui  donne  pour  (a  pelan- 
teur  fpécifique  «0.6087.  pouce  cube  peferoit  i once  j 
gros  38  grains;  & le  pied  cube  182  livres  9 onces  5 gros 
69  grains.  Un  pied  cube  de  cette  ferpentine  pourroit  donc 
retenir  i livre  o once  4 gros  44  grains  d’eau. 

332.  Serpentine  opaque , veine'e  Je  rouge  & Je  noirâtre.  Du  Ca- 
binet du  Roi.  Tablette  â peu-près  quarrée,  qui  a 2-J^  pouces 
de  long  fur  i -j  pouce  de  iarg®c  27  lignes  d'épaiffeur.  Cette 
ferpentine  elt  veinée  d’un  rouge  de  fing  de  bœuf  & de 
noirâtre.  Elle  pèle  i once  3 gros  i 5 grains,  ou  807  ^ 
grains;  elle  a perdit  dans  l’eau  Jillillée  307'j  grains:  ce  qui 
donne  pour  fa  pelapteur  fpécirique  26273.  Le  pouce  cube 
pèfe  1 once  5 gros  43  grains;  & le  pied  cube  183  livres 
14  onces  4 gros  44  grains. 

233.  Serpentine  opaque  tachée  Je  rouge  & Je  jaunâtre.  Du  Ca-  ’ 
binct,.  du  Roi.  Tablette  de  7 pouces  i ligne  de  long  fur 

5 pouces  de  large  & 4 lignes  d’cpaiflêur,  marquée  269. 
Cette  ferpentine  ell  d’un  gros  rouge , parlemé  d’allez  graiules 
taches  de  gris-jaunâtre,  6c  de  petites  taches  noirâtres.  Elle 
pèfe  I livre  6 onces  o gros  67  j grains , ou  127397  grains  : 
elle  a perdu  dans  l’eau  diltiilée  47387  grains  : ce  qui  donne 
pour  la  pefanteur  fpécifique  26885.  Le  pouce  cube  pèle 
I once  5 gros  68  grains;  & le  pied  cube  188  livres  3 
onces  o gros  69  grains. 

334.  Seipentine  opaque  verte  Jes, carrières  Je  GrenaJe.  Du  ca- 
binet de  M.  le  duc  de  la  Rocheloucault.  Tablette  de  3 pouces 
3 lignes  de  long  fur  23  lignes  de  large  & 47  lignes  d’épaif 
leur,  étiquetée.  PieJra  ver  Je  en  las  caméras  Je  CrenaJa  j 
n.°  Jj.  Cette  lêrpentine  ell  d’un  vert  clair,  taché  de  noir. 
Elle  pèfe  4 onces  o gros  257  grains,  ou  23297  grains: 
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«lie  a perdu  dans  l’eau  diflillée  867  f grains  : ce  qui  donne 
pour  (à  pefanteur  fpétifique  2684p.  pouce  cube  pèle 
I once  5 gros  66  grains;  & le  pied  cube  187  livres  15 
onces  O gros  j i grains. 

J J J.  Serpentine  opaque  vertjoncé  des  carrières  de  Grenade.  Du 
cabinet  de  M.  le  duc  de  la  Rocheloucault.  l'ablette  de  j 
pouces  de  long  fur  23  lignes  de  large,  & 47  lignes  d’e'pail- 
leur,  étiquetée,  Piedra  entas  conteras  de  Grenada  ; n,"  toS. 
Cette  lêrpentine  tll  d’un  vert  foncé,  taché  de  noir.  Elle  pèle 

3 onces  7 gros  37  grains,  ou  2269  grains:  elle  a perdu 
dans  l’eau  dillillée  8377  grains  : ce  qui  donne  pour  fa  pefan- 
teur  fpécifique  27097.  Le  pouce  cube  pèfe  i once  6 gros 

4 grains;  & le  pied  cube  189  livres  10  onces  6 gros 
66  grains. 

336.  Serpentine  demi-lranfparcnte  grenue.  Du  Cabinet  du  Roi. 
Tablette  en  quarrc  - long  , qui  a 4 j pouces  de  long  fur  3 7 
pouces  de  large  & 3 lignes  d’épailleur.  Cette  lêrpentine  ell 
variée  de  vert-d’oiive  & de  blanc.  Le  vert  ell  demi-tranfpa- 
rent;  & le  blanc  ell  opaque.  Elle  reçoit  un  alTez  beau  poli.  , 
Elle  pèle  7 onces  5 gros  4^  grains  , ou  4396  ^ grains  : elle 
a perdu  dans  l'eau  dillillée  1 700  7 grains  : ce  qui  lionne  pour 
fa  pelânteur  fpécifique  23859.  Le  pouce  cube  pèfe  i once 

5 gros* 29  grains;  de.  le  pied  cube  1 8 i livres  o once  i gros 
48  grains. 

337*  Serpentine  deini-traiijparente  jîbreufe.  Du  Cabinet  du  Roi. 
Morceau  à peii-près  quarré-iong , qui  a 3 i pouces  de  long, 
fur  2 7 pouces  de  large,  de  environ  5 lignes  d’épaillêur.  Cette 
ferpeniine  ell  d’un  alfez  beau  vert  demi  - tranfparent.  Elle 
reçoit  un  allez  beau.poli.  Elle  pèle  6 onces  2 gros  197 
grains  , ou  3 6 19  7 grains  : eile  a perdu  dans  l’eau  dilliilée 
1206-^  grains:  ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  fpécifique 
^9997'  pouie  cube  pèle  1 once  7 gros  40  grains;  & 
le  pied  cube  209  livres  i 5 onces  5 gros  22  grains. 

Serpentine  demi  tranfparente , du  Dnyphine'.' Ù»  cabinet  de 
M.  le  duc  d’OrUans.  1 ablette  uvale  polie  d'un  côté,  brute  & 
arrondie  de  l’autre , dont  le  grand  diamètre  ell  de  5 pouces 
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6 lignes , & le  petit  de  5 pouces.  Cette  lèrpentine  eft  d’ui* 
vert  très-foncé,  duni-tranlparent  & mêlé  de  cjiitlejiies  pail- 
lettes de  mica  jaunâtre.  Elle  pèfe  a livres  i once  5 gros 
63  grains,  ou  ip43  i grains:  elle  a perdu  dans  l’e.iU  ddlilice 
727^  4 gfains:  ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  fpécitique 
z66pj.  Le  pouce  cube  pèle  i once  j gros  61  grains;  & 
le  pied  cube  186  livres  13  onces  4 gros  67  grains. 

ARTICLE  III. 

Stéatites. 

Les  Stéatites  (ont  des  pierres  tendres,  qui  (ont  douces 
au  toucher,  & paroidêiu  grades  comme  du  fuif.  Toutes  les 
efpèces  de  cet  article , (i  l'on  en  excepte  une  (èule , qui  eft 
. la  pierre  de  corne,  font  pénétrables  à l’eau.  Voyez  à Y article 
des  grès , les  procédés  que  j’ai  employés  pour  connoîire  la 
pefanteur  fpécinque  de  ces  pierres , (oit  étant  sèches,  foit  étant 
pénétrées  d’eau. 

3 3p,  Stéatite  de  Bareiih.  Du  cabinet  de  M.  Sage.  Morceau  d’en- 
viron 3 pouces  de  long,  fur  i ^ pouce  de  large,  & i f 
pouce  de  plus  grande  épaillèur.  Cette  (léatite  e(l  d’un  gris- 
blanc  tirant  fur  le  rougeâtre;  elle  e(l  très  - compade  ; & le 
grain  en  eft  très-fin.  Ce  morceau  pèle  i 2 onces  2 gros  24!^ 
grains,  ou  70S07  grains  : il  a perdu  dans  l’eau  diüillée 
3.707  \ grains:  ce  qui  donne  pour  (à  pelânteur  fpécifique 
.2614^.  pouce  cube  pèfe  i once  j gros  40  grains;  & 
le  pied  cube  1 8 3 livres  o once  j gros  3 6 grains, 
ar  Stéatite  de  Bareith,  pénétrée  d’eau.  Ce  même  morceau  de 
(léatite  a admis  dans  fes  pores  1377  grains  d’eau;  un  tant 
(oit  peu  plus  de  t—  de  (on  poids.  Il  pelbit  donc,  ainfi  péné- 
tré d’eau  ,7218  grains  : il  a perdu  dans  l’eau  dillilléc  2707  ^ 
grains:  ce  qui  donne  pour  la  pefanteur  (pécifique  26657. 
Le  pouce  cube  pelêroit  1 once  5 gros  59  grains;  & le  pied 
cube  186  livres  9 onces  4 gros  48  grains.  Un  pied  cube 
de  cette  (léatite  pourroit  donc  retenir  3 livres  8 onces  7 gros 
12  grains  d’eau.  * 
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340.  Craie  Je  Briançon  groffière.  Du  Cabinet  du  Roi.  Morceau 
triangulaire  d’environ  a -J  pouce»  de  côté,  & i o lignes  d’épaii^ 
fêur.  Cette  craie  eft  d’un  gris-blanc  d’ardoile,  ou  tirant  fur 
le  bleu.  Elle  pèle  4 onces  3 gros  27  ^ grains  , ou  2 547  -i 
grains:  elle  a perdu  dans  l’eau  dillilice  9347  grains:  ce  qui 
donne  pour  la  pdanteur  fpécifique  27274.  Le  pouce  cube 
pèle  I once  6 gros  10  grains;  & le  pied  c^ulae  i<jo  livres 
14  onces  J gros  56  grains. 

4>  Craie  Je  Briançon  grojftère , pénétrée  J’eau.  Ce  même  mor- 
ceau de  craie  a admis  dans  les  pores  i 1 grains  d’eau  ; un 
peu  plus  de  de  Ibn  poids.  Il  pelbit  donc , ainlî  pénétré 
d’eau,  2j  j8  i grains:  il  a perdu  dans  l’eau  dillillée  9347 
grains:  ce  qui  donne  pour  la  pelànteur  Ipécilique  27387. 
Le  pouce  cube  peferoit  i once  6 gros  14  grains;  & le  pied 
cube  ipi  livres  i i onces  2 gros  54  grains..  Un  pied  cube 
de  cette  craie  pourroit  donc  retenir  12  onces  4 gros  70 
grajns  d’eau. 

341.  Craie  Je  Briançon  fine.  Du  Cabinet  du  Roi.  Morceau  d’en- 
viton  3 4 pouces  de  long  &.  2 4 pouces  de  large.'Ceife  craie, 
qui  elt  luperbe,  eli  d’un  vert  argenté  & demi-traniparente. 
Elle  pèle  4 onces  o gros  414^  grains,  ou  2345  | grains  : 
elle  a perdu  dans  l’eau  dillillée  878  f grains:  ce  qui  donne 
pour  la  peianteur  Ipécilique  z668p.  Le  pouce  cube  pèle 
I once  3 gros  60  grains;  & le  pied  cube  i8d  livres  13 
onces  I gros  2 5 grains. 

ÿ Craie  Je  Briançon  fine , pénétrée  J' eau.  Ce  même  morceau 
de  craie  a admis  dans* lès  pores  20  grains  d’eau;  un  peu  moins 
de  7'—  de  fon  poids.  Il  pelbit  donc,  ainlî  pénétré  d’eau, 
2366  I graiils  : il  a perdu  dans  l’eau  dillillée  878  4 grains  ; 
ce  qui  donne  pour  fa  peianteur  fpécifique  adp 2 5.  Le  pouce 
cube  peferoit  i once  j gros  bp  grains.;  & le  pied  cube  i83 
livres  7 onces  4 gros  j 8 grains.  Un  pied  cube  de  cette  craie 
pourroit  donc  retenir  i livre  1 o onces  3 gros  3 3 grains 
d’eau  . 

'342.  Craie  J'Efpagne.  Du  Cabinet  du  Roi.  Morceau  de  figure 
irrégulière , d’environ  2 7 pouces  de  long  fur  2 pouces  de 
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large  & marque  P.aâ.  i6y,  n."  fi.  Celle  craie  eft  d’un  vert- 
d’olive.  Elle  pelé  i once  7 gros  f-’  de  grain,  ou  1080 
graiiis:  elle  a perdu  dans  l’eau  dillillée  3 87  grains  : ce  qui 
donne  pour  là  pefanleur  fpécifique  27902.  Le  pouce  cube 
pèfe  I once. 6 gros. 34  grains;  & le  pied  cube  195  livres 
J onces  o gros  14  grains. 

* Craie  <f  tjpagne , pénétre'e  tT eau.  Cette  craie  ell  très  - peu 
pcnctrable  à l’eau  : ce  même  morce.iu  n’en  a admis  dans  fes 
porcs  que  i ^ grain  ; un  peu  plus  de  ^ de  fon  poids,  il 
pelbit  donc,  ainli  pénétre  d'eau  , 1082  grains:  il  a perdu 
dans  l’eau  dillillée  387-;V  grains  : ce  qui  donne  pour  fa 
p*Tanteur  fpécitique  27943.  Le  peuce  cube  peferoit  1 once 
6 gros  3 J grains  ; & le  pied  cube  19  j livres  9 onces  4 gros 
67  grains.  Un  pied  cube  de  celte  craie  pouroit  donc  retenir 
4 onces  4 gros  3 3 grains  d'eau. 

343.  Pierre-de-lard.  Du  Cabinet  du  Roi.  Morceau  de  2 j pouces 
de  long,  fur  14  lignes  de  large,  & 7 lignes  d’cpailltur.  Cflle 
pierre  efl  d’une  légère  couleur  de  chair,  & rellemble  beau- 
coup à du  favon.  Elle  pèle  2 onces  i gros  597  grains, 
ou  128 3 T grains:  elle  a perdu  dans  l'eau  dillilice  496^ 
grains  : ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  fpécilique  2^834. 
Le  pouce  cube  pèfe  i once  5 gros  28  grains;  & le  pied 
cube  lip  livres  13  onces  3 gros  19  grains. 

* Pierre-de-lard .pe'ne'tre'e  d'eau.  Ce  même  morceau  de  pierre- 
de-lard  a admis  dans  fes  pores  24-^  grains  d’e:iu^  un  peu 
plus  de  de  lôn  poids..ll  pelbit  donc,  ainfi  pénétré  d’eau  , 
I 307  f grains  : il  a perdu  dans  l’eau  dillillée  496  ■}  grains: 
ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  Ipécilique  26^1.2.  Le  pouce 
cube  peferoit  i once  j gros  47  grains;  & le  p’icd  cube  1 84 
livres  4 onces  o gros  37  grains.  Un  pied  cube  de  cette 
pierre  pourroit  donc  retenir  3 livres  6 onces  j gros  1 8 
grains  d’eau. 

44.  Pierre  ollaire  feu'dlete'e  du  Dauphine'.  Du  Cabinet  du  Roi. 
Morceau  irrégulier,  d’environ  3 pouces  de  long  fur  2 pouces 
de  large.  Cette  pierre  ell  d’un  gris-blanc  tirant  lur  le  ver- 
dâtre. Elle  pèfe  4 onces  3 gros  1 1 ^ grains,  ou  2 j 3 i 4 grains  : 

elle 
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elle  a perdu  dans  l’eau  diftÜlcep grains:  ce  qui  donne 
pour  la  pefanteur  IpJcifique  27687.  Le  pouce  cube  pclë 
I once  6 gros  26  graiiu;  & le  pied  cube  ipj  livres  12 
onces  7 gros  40  grains. 

* Pierre  oUtiire  feuilletée  ei  t Dduphiné , pénétrée  tîeau.  Ce 
mcnie  morceau  de  pierre  oll.iire  a admis  dans  fes  pores  48  7 
grains  d’eau  ; un  tant  Ibit  peu  plus  de  7^  de  Ibii  poids.  U 
pefoit  donc,  ainfi  pénétré  d’eau,  2579-7  grains:  il  a perdu 
dans  l’eau  diftillée  p 14-^  grains  : ce  qui  donne  pour  lit  pefan- 
teur (péciiîque  28214.  Le  pouce  cube  peferoit  i once  6 
gros  45  grains  : & le  pied  cube  197  livres  7 onces  7 gros 
54  grains.  Un  pied  cube  de  cette  pierre  pourroit  don<^ 
retenir  3 livres  1 1 onces  ogros  14  grains  d’eau. 

345.  Pierre  oHaire  feuilletée  Je  Siièfle.  Du  Cabinet  du  Roi.  Ta- 
blette quarré-long , de  5 pouces  4 lignes  de  long  fur  3 pou- 
ces 4 lignes  de  large  & 6 lignes  d’épaiireur,  marquée  iii. 
Cette  pierre  ollaire  eft  d’un  gris-blanc  tacheté  de  roux  & de 
noirâtre.  Elle  pcfe  i livre  o ©nce.  2 gros  2 1 grains , ou 
938  I grains:  elle  a perdu  dans  l’eau  diltiliéc  3288  grains: 
ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  fpécifique  28  5 3 i.  Le  pouce 
cube  pèle  i once  6 gros  37  giains  ; & le  pied  cube  199 
livres  1 1 onces  3 gros  5 6 grains. 

* Pierre  ollaire  feuilletée  de  Suède  .pénétrée  d" eau.  Cette  même 
tablette  de  pierre  ollaire  a admis  dans  fes  pores  32-7  grains 
d’eau;  un  peu  plus  de  -—7  de  fon  poids.  Elle  pefoit  donc, 
ainfi  pénétrée  d’e^,  9413-7  grains:  elle  a perdu  dans  l’eau 
difliliée  3288  grains:  ce  qui  donne  pour  fa  pelânteur  fpé- 
cifique 28629.  Le  pouce  cube  peferoit  i once  6 gros  611 
grains  : & le  pied  cube  200  livres  6 onces  3 gros  42  grains. 
Un  pied  cube  de  cette  pierre  pourroit  donc  retenir  1 1 onces 
I gros  43  grains  d’eau. 

346.  Pierre  de  corne.  Du  Cabinet  du  Roi.  Morceau  d’écuelle,  , 
d’environ  3 pouces  de  long  fur  i -j-  pouce  de  large.  Cette 
pierre  ell  d’un  gris  d’ardoife.  Elle  pèfe  5 gros  7 ^ grains , 
ou  3 67  -J-  grains  : elle  a perdu  dans  l’eau  difliliée  127!-  grains  : 
ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  Ipécifique  28729.  Le  poucs 
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cube  pc(ê  I once  6 gros  dj  grains;  & le  pied  cube  20 1 
livres  i once  5 gros  i 3 grains. 


article 

Amiantes. 


I V. 


Les  Amiantes  & leurs  analogues  font  des  pierres 
compofees  de  lilamens  tlclics , fouveni  flexibles , & non-calci- 
nables.  Q ielques-unes  de  leurs  efpcces  font  plus  légères  que 
l’eau.  Toutes  Ibnt  pénétrables  à l’eau.  Voyez  à l’article  des 
grès  les  procédés  que  j’ai  employés  pour  connoître  la  pefan- 
teur  fpécifique  de  ces  pierres,  foit  étant  sèches,  foit  étant 
pénétrées  d’eau. 

Amiante  longue.  Du  Cabinet  du  Roi.  Cette  amiante  efl 
compofee  de  lilamens  déliés , allez  longs  & adèz  flexibles 
pour  être  travaillés.  Leur  couleur  efl  d’un  blanc- argenté  & 
brillant.  Je  me  fuis  fervi  d’une  bourle  tricotée  de  ces  lilamens. 
Elle  pèfe  4 gros  j 3 -j-  grains  , ou  3 4. 1 4 grains  : elle  a perdu 
dans  l’eau  dillillée  3757  grains  : ce  qui  donne  pour  fâ  pefan- 
teur  fpécifique  po8  8.  Le  pouce  cube  peferoit  4 gros  j i grains  ; 
& le  pied  cube  63  livres  p onces  6 gros  61  grains. 

Amiante  longue,  pe'ne'tre'e  d'eau.  Cette  même  bourfè  d’a- 
miante a admis  dans  fes  pores  3 gros  3 i grains  d’eau  ; prêt 
que  les  4 de  Ion  poids.  Elle  pefôit  donc,  aitifi  pénétrée  d’eau , 
588  7 grains:  elle  a perdu  dans  l’eau  diflillée  375 -J- grains  ; 
ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  Ipécifiquem  3662.  Le  pouce 
cube  peferoit  i once  o gros  9 grains;  & le  pied  cube  10^ 
livres  10  onces  i gros  11  grains.  Un  pied  cube  de  cette 
amiante  pourroit  donc  retenir  46  livres  o once  2 gros 
22  grains  d’eau. 

Amiante  courte.  Du  Cabinet  du  Roi.  Morceau  d’environ 
2 4 pouces  de  long  fur  17  lignes  de  large  & 8 lignes  d’épaif- 
feur.  Cette  amiante  efl , comme  la  précédente , compofée  de 
füamens  déliés,  mais  plus  courts,  moins  flexibles,  & plus 
adhérens  les  uns  aux  autres.  Elle  efl  aufli  d’un  blanc  argenté 
& brillant , mais  ayant  une  légère  teinte  de  vert.  Ce  morceau 
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pè(ç  3 oncej  4 gros  34-j  grains,  ou  2050^  grains:  il  a 
perdu  dans  l’eau  diflillée  886  grains  : ce  cjui  donne  pour  la 
pelanteur  fpecifique  23134.  Le  pouce  cube  peferoit  1 once 
4 gros;  & le  pied  cube  16 1 livres  i 5 onces  o gros  5 grains. 

* Amiante  courte , pénétrée  <Teau. Ce  mcmçmoxcemà’imiinXt 
a admis  dans  Tes  pores  grains  d’eau;  un  peu  plus  de 
•jÿ  de  Ibn  poids.  Il  pefoit  donc.ainli  pénétré  d’eau,  21097 
grains:  il  a perdu  dans  l’eau  didillée  8867  grains:  ce  qui 
donne  pour  fa  pefanteur  Ipécifique  23803.  Le  pouce  cube 
pelèroit  i once  4 gros  2 5 grains;  & le  pied  cube  1 66  livres 

*9  onces  7 gros  3 5 grains.  Un  pied  cube  de  cette  amiante 
pourroit  donc  retenir  4 livres  10  onces  7 gros  30  grains  » 

d’eau. 

349.  AJbcfle  mûr.  Du  cabinet  de  JVl.  le  duc  de  la  Rocliefoucault. 

Morceau  d’environ  7 7 pouces  de  long  fur  26  lignes  de  large, 

& 3 à 4 lignes  d’épailfeur.  Cet  albefte  eft  d’un  gris -blanc 
aflez  brillant.  Il  pèfe  3 onces  i gros  457  grains , ou  i 84  j ^ 
grains  : il  a perdu  dans  l’eau  didillée  J 16  grains  : ce  qui  donne 
pour  fa  pelanteur  fpécifique  2 Ÿ779'  pouce  cube  peferoit 

1 once  3 gros  26  grains;  & le  pied  cube  180  livres  7^ 
onces  I gros  71  grains. 

♦ Afiefle  mûr,  pénétré  d'eau.  Ce  même  morceau  d’albelle  a 
admis  dans  fes  |>ores  1 gros  i 3 grains  d’eau  ; un  peu  moins  de 
^ de  fon  poids.  11  pelbit  donc,  ainli  pénétré  d’eau,  1932-1 
grains  ; il  a perdu  dans  l’eau  dillillée  7 1 6 grains  : ce  qui 
donne  pour  fa  pefanteur  fpécifique  26994.  pouce  cube 
peferoit  I once  6 gros;  & le  pied  cube  188  livres  i 3 onces 

2 gros  43  grains.  Un  pied  cube  de  cet  albelle  pourroit  donc 

retenir  8 livres  8 onces  o gros  46  grains  d’eau.  * 

30.  AJbefle  non -mûr.  Du  Cabinet  du  Roi.  Morceau  de  8 7 
pouces  de  long  fur  1 1 à 1 2 lignes  de  large , & environ  2 
lignes  d’épailfeur.  Cet  albelle  ell  de  la  même  couleur  & du 
même  brillant  que  le  précédent.  11  pèfe  2 onces  o gros  177 
grains , ou  1 1 69  7 grains  : il  % perdu  dans  l’eau  dillillée 
390  7 grains  : ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  fpécilîquç 
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2p9j8.  Le  pouce  cube  peferoit  i once  7 gros  38  grauis; 
& le  pied  cube  209  livres  1 i onces  2 gros  26  grains. 

* Afie^e  non-mûr,  jpénctré  tfeau.  Ce  même  morcer.u  d’aL- 
belle  a admis  dans  fts  pores  i 5 grains  tl’eau;  un  tant  foit 
peu  plus  de  de  Ion  poids.  Il  jselbit  donc , ainfi  pénètre 
d'eau,  I 184X  gr<<ins  : il  a perdu  dans  l'eau  dillillée  390-7 
grains:  ce  qui  donne  pour  fa  pelanteur  Ipécitique  30343. 
Le  pouce  cube  peferoit  1 once  7 gros  53  grains;  & le  pie  J 
cube  212  livres  6 onces  3 gros  24  grains.  Un  pied  cube 
de  cet  afltefte  pourroit  donc  retenir  2 livres  1 1 onces  o gros 
70  grains  d’eau. 

3 5,1.  AJbcfle  étoilé.  Du  Cabinet  du  Roi.  Morceau  de  figure 
irrégulière , qui  a environ  4 pouces  de  long  fur  i -J-  pouce 
de  large  & 1 7 pouce  d'épaillêur.  Les  lilamens  qui  compo- 
fent  cet  albefle , paroillént  partir  d'un  point  commun , & 
former  des  efpèces  d'éioiles.  Ce  morceau  pèle  8 onces  4 gros 

9 grains , ou  4905  grains  : il  a perdu  dans  l'eau  dillillée  1 5 9 
grains:  ce  qui  donne  pour  fa  pelanteur  Ipécifique  3073  3.  Le 
pouce  cube  peleroit  i once. 7 gros  67  grains  ; &.  le  pied 
cube  21^  livres  2 onces  o gros  3 3 grains. 

* AJbcjle  étoilé , pénétré  tfeau.  Ce  même  morceau  d’afbede 
a admis  dans  fes  pores  12  grains  d’eau;  un  peu  plus  de 
•7^  de  l'on  poids.  Il  pefoit  donc,  ainfi  pénétré  d’eau  4917 
grains:  il  a perdu  dans  l’eau  didillée  1 39b  grains:  ce  qui 
donne  pour  là  pefanlcur  fpécibque  30808.  Le  pouce  cube 
peferoit  1 once  7 gros  70  grains;  & le  pied  cube  2 1 3 livres 

10  onces  3 gros  70  grains.  Un  pied  cube  de  cet  aflrefle 
pourroit  donc  retenir  8 onces  3 gros  1 3 grains  d’eau. 

332.  Cuir  fojfile,  ou  de  montagne.  Du  Cabinet  du  Roi.  Mor- 
ceau de  ligure  tout -à- fait  irrégulière,  & qui  a 3 pouces 
8 lignes  de  long.  Cette  efpèce  de  pierre  réllèmble  à du 
carton  moifi.  Ce  morceau  pèle  3 gros  41  grains,  ou  2 37-j: 
grains:  il  a perdu  dans  l’eau  dillillée  378  grains:  ce  qui 
donne  pour  fa  pelanteur’ Ipécifique  d8o(5.  Le  pouce  cube 
peferoit  3 gros  3 8 grains  ; ôt  le  pied  cube  47  livres  i o onces 
2 gros  I 3 grains.  • 
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^ Cmrfoffile , pénétré  J eau.  Ce  même  morceau  de  cuir  foflile 
a admis  dans  fès  pores  3 gros  36  ^ grains. d’eau , quantité 
prefque  égale  à Ion  poids.  Il  pefoit  donc,«infi  pénétré  d’eau  , 

3 10  grains  : il  a perdu  dans  l’eau  diflillée  378  grains  : ce 
qui  donne  pour  fa  pefanteur  fpécifique  134^2.  Le  pouce 
cube  peleroit  7 gros  ; & le  pied  cube  94  livres  7 onces 

0 gros  60  grains.  Un  pied  cube  de  ce  cuir  iulble  pour- 
roit  donc  retenir  46  livres  12  onces  6 gros  47  grain» 
d’eau. 

Liège  fojftie  ou  de  montagne.  Du  Cabinet  du  Roi.  Mor- 
ceau de  hgure  irrégulière,  de  couleur  d’ocre,  & maïqué 
n."  IJ02.  E.  1 J.  11  pelé  5 gros  28  ÿ grains,  ou  3 88  j grains: 
il  a perdu  dans  l’eau  diüillée  3po  grains:  ce  qui  donne  pour 
fa  pefanteur  fpécifique  9933.  Le  pouce  cube  peferoit  5 gros 

1 I grains  ; &.  le  pied  cube  6^  livres  8 onces  3 gros  70 
grains. 

^ Liège  foffile , pénétré  eT eau.  Ce  même  morceau  de  liège 
folTile  a admis  dans  fes  pores  i gros  28  grains  d'eau;  un 
peu  plus  de  de  lôn  poids.  Il  pefoit  donc,  ainfi  pénétré 
d’eau,  488  i-  grains  : il  a perdu  dans  l’eau  diftillée  390-^ 
grains:  ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  Ipécibque  12492. 
Le  J îouce  cube  peleroit  6 gros  34  grains;  & le  pied  cube 
87  livres  7 onces  o gros  60  grains.  Un  pied  cube  de  ce 
liège  folTile  pourroit  donc  retenir  17  livres  14  onces  4 gros 
6x  grains  d’eau. 

ARTICLE  V. 

Talcs. 

Les  Talcs  & leurs  analogues  font  des  pierres  compofée» 
'de  lames  minces,  polies,  brillantes  & qui  le  féparent  aifé- 
ment  fuivant  leur  plan.  Prefque  toutes  les  efpèces  de  cel 
article  font  pénétrables  à l’eau.  Voyez  à Y article  des  grès  les 
procédés  que  j’ai  employés  pour  connoître  la  pelànteur  fpé- 
citique  de  ces  pierres , Ibit  étant  sèches , foit  étant  pénétrée» 
d’eau. 
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3 Ta/c  de  Mojcovïe.  Du  Cabinet  du  Roi.  Morceau  d’en- 

viron 5 pouces  de  long  fur  2 7 pouces  de  large  & t ligue 
d'epainèur.  Ce  talc  ell  compofc  de  lames  traiirparentes,  très- 
minces,  & flexibles  jufqu’à  un  certain  point.  Il  pèfe  i once 
3 gros  30  7 grains , ou  8 22  7 grains  : il  a perdu  dans  l’eau 
dillillce  2^4 T grains:  ce  qui  donne  pour  là  pefanteur  l'pc- 
ciflque  27917.  Le  pouce  cube  peferoit  i once  6 gros  34 
grains;  & le  pied  cube  195  livres  6 onces  5 gros  46  grains. 

3 5 J.  Talcite.  Du  Cabinet  du  Roi.  Tablette  d’environ  6 pouces 
de  long  lûr  5 7 pouces  de  large,  & 4 lignes  d’cpaiflêur.  Ce 
talcite  ell  compote  de  mica  blanc  agglutiné  par  couches.  Cette 
tablette,  qui  vient  de  Madagalcar,  pèle  i livre  3 onces  i gros 
64  grains , ou  1 1 080  grains  : elle  a perdu  dans  l’eau  diflillée 
4209  grains  : ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  Ipéciflque 
26325.  Le  pouce  cube  pèle  i once  5 gros  47  grains;  &. 
le  pied  cube  184  livres  4 onces  3 gros  14  grains. 

* Talcite , pénétré  tl eau.  Cette  même  tablette  de  talcite  a 
admis  dans  les  pores  72  grains  d’eau;  un  peu  plus  de  7^ 
de  Ion  poids.  Elle  pefoit  donc , ainfi  pénétré  d'eau  , 1 1 1 5 2 
grains:  elle  a perdu  dans  l’eau  dilliilée  4209  grains:  ce 
qui  donne  pour  fa  pefanteur  Ipécilique  26496.  Le  pouce 
cube  peferoit  i once  5 gros  5 3 grains  ; & le  pied  cube  1 8 5 
livres  7 onces  4 gros  30  grains.  Un  pied  cube  de  ce  talcite 
pourroit  donc  retenir  i livre  3 onces  i gros  16  grains  d’eau. 

336.  Mica  blanc.  Morceau,  qui  m’a  été  procuré  par  M.  l’abbé 
Haüy,  de  l’Académie  des  Sciences,  & qui  a 21  lignes  de 
long  fur  10  lignes  de  large,  & environ 4 lignes  d’épailîèur. 
il  pèle  3 gros  3 6 77  grains , ou  3 96 7V  gr**ns : il  a perdu  dans 
l’eau  dilliilée  146  7 grains  : ce  qui  donne  pour  là  pefinteur 
Ipéciflque  27044.  pouce  cube  peferoit  t once  6 gros 
2 grains  ; &.  le  pied  cube  1 89  livres  4 onces  7 gros  3 i grains. 

♦ Aiica  blanc,  pénétré  d'eau.  Ce  meme  morceau  de  mica 
a admis  dans  lès  pores  6 \ grains  d’eau  ; un  peu  plus  de  ~ de 
Ibii  poids.  Il  pelbit  donc , ainfl  pénétré  d'eau  , 402  ~ grains  : 
il  a perdu  dans  l’eau  dilliilée  146  7 grains:  ce  qui  donne 
pour  fa  pefanteur  l^cifique  27496.  Le  pouce  cube  peferoit 
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I once  6^05  19  grains:  & le  pied  cube  19a  livres  / onces 
4 gros  30  grains.  Un  pied  cube  de  ce  mica  pourroit  donc 
retenir  3 livres  2 onces  4 gros  7 1 grains  d’eau. 

Alica  jaune.  Du  Cabinet  du  Roi.  Morceau  de  figure  toul- 
à-fait  irrégulière,  & qui  efi  mêlé  de  quelques  petits  grains 
de  quartz.  Il  pèle  1 once  6 gros  45  t grains,  ou  10J3  f 
grains  : il  a perdu  dans  l’eau  diÜillée  397  grains:  ce  qui 
donne  pour  là  pelànteur  fpécifique  26546.  Le  pouce  cube 
pèle  I once  5 gros  5 5 grains  ; & le  pied  cube  1 8 5 livres 
13  onces  1 gros  16  grains. 

Mica  jaune , péne'tre'  d’eau.  Ce  même  moireau  de  mica 
a admis  dans  lès  pores  19 f grains  d’eau;  un  peu  moins 
de  ^ de  Ibn  poids.  11  |>elbit  donc , ainli  pénétré  d’eau , 
1073I  grains:  il  a perdu  dans  l’eau  dillillée  397  grains: 
ce  qui  donne  pour  là  pelànteur  Ipécifique  27037.  Le  pouce' 
cube  pelëroit  i once  6 gros  i grain  ; & le  pied  cube  1 89 
livres  4 onces  i gros  1 1 grains.  Un  pied  cube  de  ce  mica 
pourroit  donc  retenir  3 livres  6 onces  7 gros  67  grains  d’eau. 

• Mica  noir.  Du  Cabinet  du  Roi.  Morceau  de  figure  tout- 
à-fait  irrégulière , & alTez  pur.  11  jièlè  3 onces  1 gros  i i -J- 
grains,  ou  2963  7 grains  : il  a perdu  dans  l’eau  dillillée 
1 02  I ■J  grains  : ce  qui  donne  pour  là  pelànteur  fpécifique 
29004.  Le  pouce  cube  pèle  i once  7 gros  3 grains;  & 
le  pied  cube  203  livres  o once  3 gros  42  grains. 

Mica  noir , pénétré  d eau.  Ce  morceau  de  mica  a admis 
dans  Tes  pores  3 9 grains  d’eau  ; un  tant  Ibit  peu  plus  de 

de  fon  poids.  Il  pefoit  donc , ainfi  pénétré  d’eau,  3002  j- 
grains  : il  a perdu  dans  l’eau  dilHllce  1021  grains:  ce  qui 
donne  pour  fa  pefanteur  Ipécifique  29386.  Le  pouce  cube 
pelèroit  1 once  7 gros  17  grains  ; & le  pied  cube  205  livres 

I I onces  I gros  62  grains.  Un  pied  cube  de  ce  mica  pourroit 
donc  retenir  2 livres  to  onces  6 gros  20  grains  d’eau. 

Mica  noir  aiflallifé.  Du  cabinet  de  M.  Romé  de  l’Ilîe. 
Lame  hexagone  * qui  a 1 1 à 12  lignes  de  diamètre , & ’ 
près  de  2 lignes  d’épailTeur.  Elle  ell  compolee  de  lames  minces 
toutes  placées  les  unes  lûr  les  autres.  Elle  pèfe  1 gros  ijx 
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grains,  ou  Sp-J-  grains:  elle  a perdu  dans  l’ea*  diflillce 
30  J grains:  ce  qui  donne  pour  fa  pelanteur  fpécifique  25342. 

Le  pouce  cube  peferoit  i once  7 gros  i j grains;  & le  pied 
cube  205  livres  6 onces  2 gros  3 1 grains, 
jéo.  Crayon  noir,  ou  plomhagine  d Angleterre.  M.  le  comte  de 
. Buôôn  m’en  a prête  un  luperbe  morceau  , venant  du  comte 
de  Cumberland.  Ce  morceau  , qui  a environ  7 pouces  de 
long,  eft  parfaitement  pur.  Il  pcfe  i livre  i once  2 gros 
71  grains,  ou  10007  grains  : “ p«rdii  dans  l’eau  dit 

tillée  47po  grains  : ce  qui  donne  pour  Ci  pelanteur  fpé-  ( 

cifîque  2085 1.  Le  pouce  cube  pelé  i once  2 gros  60  grains; 

& le  pied  cube  146  livres  3 onces  6 gros  24  grains.  Ce 
crayon  e(l  de  la  couleur  du  plomb , & , comme  lui , falit 
les  doigts. 

^ Crayon  noir  d Angleterre , péne'trê  d eau.  Ce  même  morceau 

de  crayon  noir  a admis  dans  lès  pores  2547  grains  d’eau  ; un 
peu  plus  de  de  (bn  poids.  Il  pelôit  donc , ainfi  pénétré  d'eau , 

103 01  7 grains:  il  a perdu  dans  l'eau  dillillée  4750  grains; 
ce  qui  donne  pour  fa  pelanteur  fpécifique  2 1 506.  Le  pouce 
. cube  peferoit  i once  3 gros  1 1 grains  ; & le  pied  cube 
Il  50  livres  8 onces  j gros  27  grains.  Un  pied  cube  de  ce 
crayon  noir  pourrolt  donc  retenir  4 livres  4 onces  7 gros 
3 grains  d’eau. 

Crayon  noir  d Angleterre , ^ui  a fubi  l'aâion  du  feu.  M.  le 
comte  de  Buffon  m’a  encore  prêté  un  morceau  de  ce  même 
crayon  noir  qui  avoit  fubi  l’avion  du  feu , & qui  étoit  par- 
faitement pur.  Il  pelôit  i gros  27  7 grains,  ou  557  grains; 
il  a perdu  dans  l’eau  dillillée  43  j grains  : ce  qui  donne  pour 
la  pefanteur  fpéciUque  23006.  Le  pouce  tube  pelèroit  1 once 
3 gros  67  grains;  & le  pied  cube  161  livres  o once  j gros 
27  grains. 

^ Crayon  noir  d Angleterre , qui  a fubi  ïaüion  du  feu , &, 
pénétré  deau.  Ce  même  morceau  de  crayon  noir  a admis 
dans  lès  pores  4 grains  d’eau  ; un  tant  lôit  peu  plus  de  ^ 
de  Ion  poids.  Il  pelôit  donc , ainfi  pénétré  d’eau , 1 04  7 grains; 

Ü 3 perdu  dans  l’eau  dillilice  43  7 grains  ; ce  qui  donne  pour 
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(à  pefanteur  fpccifique  24 1 04.  Le  pouce  cube  pefèroit  i once 

4 gros  46  grains;  & le  pied  cube  168  livres  ii  onces 

5 gros  IJ  grains.  Un  pied  cube  de  ce  crayon  noir,  après 
avoir  lubi  l’aèlion  du  feu  , pourroit  donc  retenir  7 livres 
10  onces  7 gros  58  grains  d'eau. 

î.  Cuiyon  noir , ou  plombagine  rf  Allemagne.  M.  le  comte  d? 
Buflon  m’en  a prêté  un  morceau  d'environ  4 pouces  de  long, 
fur  2 7ipouces  de  large,  & i. pouce  d’épallfeur  moyenne. 
Celui-ci  n’ell  pas  fi  pur  que  le  précédent,  & paroît  tenir 
un  peu  de  terre  ferrugineufe.  Il  pèle  1 i onces  7 gros  jd-j 
grains,  ou  68p6j  grains  : il  a perdu  dans  l’eau  dillillée 
3071  grains:  ce  qui  donne  pour  la  pelanteur  fpécifique 
22456.  Le  pouce  cube  pèle  i once  3 gros  46  grains;  & 
le  pied  cube  i 57  livres  3 onces  o gros  41  grains. 

* Crayon  noir  d Allemagne , pénétré'  deau.  Ce  même  morceau 

de  crayon  noir  a admis  dans  fes  pores  937  grains  d’eau  ; 
un  peu  plus  de  ^ de  Ibn  poids.  Il  pelbit  donc , ainfi  péné- 
tré d’eau  ,6989^  grains  : il  a perdu  dans  l’eau  diftillée  3071 
grains:  ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  fpéciAque  22761. 
Le  pouce  cube  pelèroit  i once  3 gros  j8  grains;  & le 
pied  cube  i 59  livres  j onces  i gros  62  grains.  Un  pied 
cube  de  ce  crayon  noir  pourroit  donc  retenir  2 livres  2 oncef 
1 gros  2 1 grains  d’eau. 

ARTICLE  VI. 

Schijles. 

Les  Schistes  font  des  pierres  compofces  de  feuillets, 
ou  très-apparens  & qui  felépaient  très-facilement  fui  vant  leur 
plan , comme  dans  les  ardoifes  , ou  peu  appareils  & qui  le 
Irparent  dilHcilement,  comme  dans  les  pierres  à rafoir.  Toutes 
les  elpèces  de  cet  article,  fi  l’on  en  excepte  une  feule,  qui 
eft  la  pierre  à polir  verte,  font  pénéirables  à l’eau.  Voyez  i 
l'article  des  Cris , les  procédés  que  j'ai  employés  pour  con- 
ncître  la  pefanteur  fpécifique  de  ces  pierres,  folt  étant  sèches  « 
foit  étant  pénétrées  d’eau. 
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362.  Schijie  commun.  Du  Cabinet  du  Roi.  Tablette  à peu-près 
quarrce  de  2-^  pouces  de  long,  fur  23  lignes  de  large,  & 
7 lignes  d’dpailléur.  Ce  fchifte  ell  d’un  gris-cendré.  11  pèle 

3 onces  3 gros  j j 7 grains,  ou  ipp7  7 grains  : il  a perdu 
dans  l'eau  dirtillte  747  | grains  : ce  qui  donne  pour  fa  pefan- 
teur  fpécitiqiie  26718.  Le  pouce  cube  pèfe  i once  5 gros  6 1 
grains :&  le  pied  cube  187  livres  o once  3 gros  24  grains. 

* Sc/iijle  commun , pénétré  d'eau.  Cette  même  tablette  de 
/chide  a admis  dans  Tes  pores  14  grains  d’eau;  un  peu  plus 
de  7^  de  Ton  poids.  Elle  pefoit  donc , ainfi  pénctrée  d’eau., 
201  I 7 grains  : elle  a perdu  dans  l’eau  diftillée  747 1 grains; 
ce  qui  donne  pour  fa  pelânteur  (pécifique  26^05.  Le  pouce 
cube  pelêroit  1 once  5 gros  68  grains;  & le  pied  cube  188 
livres  5 onces  2 gros  63  grains.  Un  pied  cube  de  ce  fchifte 
pourroit  donc  retenir  « livre  4 onces  7 gros  39  grains  d’eau. 

363.  Schifle  fupérieur  aux  bancs  d'ardo'tfe.  Du  Cabinet  du  Roi. 
Morceau  de  figure  toui-à-fait  irrégulière.  Ce  fchille  eft  de 
la  même  couleur  que  les  ardoifes.  On  en  fait  des  tables , 
qui  ont  affez  d’épailfeur.  Ses  feuillets  ne  fe  féparent  pas  aulli 
ailcment  que  ceux  des  ardoilés.  Ce  morceau  pèle  2 onces 

4 9 T grains , ou  1449  7 grains  : il  a perdu  dans  l’eau 
dillillée  j 1 2 V grains  : ce  qui  donne  pour  (à  |;elânleur  fp>éci- 
fique  28276.  Le  pouce  cube  pelé  i once  6 gros  48  grains; 
& le  pied  cube  157  livres  14  onces  7 gros  2 1 grains. 

1'  Schifle  fupérieur  aux  bancs  tfardoife , pénétré  d eau.  Ce 
même  morceau  de  Icliifte  n’a  admis  dans  lés  pores  que  2 \ 
grains  d’eau  ; un  peu  moins  de  —*7  de  fon  poids.  Il  pefoit 
donc,  ainfi  pénétré  d’eau,  14527  grains:  il  a perdu  dans 
l’eau  dillillée  512-^  grains:  ce  qui  (.lonne  pour  là  pelânteur 
Ipécilique  28327.  Le  pouce  cube  peleroii  i once  6 gros 
50  grains;  & le  pied  cube  198  livres  4 onces  4 gros.  71 
grains.  Un  pied  cube  de^  ce  Ichille  pourroit  donc  retenir 
3 onces  5 gros  50  grains  d’eau.  • 

3 64.  Ardoife  neuve.  Je  me  luis  lérvi  d’une  fetiille  d’ardoilê  qui 
n’avoit  jamais  été  employée,  & qui  .ivoit  8 pouces  5 lignes 
de  long  lur  5 pouces  de  large , & environ  i 7 ligne  d'épaif- 
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fcur.  Elle  pefoit  lo  onces  6 gros  17 ÿ grains,  ou  éiop  J- 
graiiis:  elle  a perJii  dans  l’eau  dillillce-a  176  grains:  ce  qui 
donne  pour  fa  pelanteur  rpccitique  28535.  Le  pouce  cube 
pciè  I once  6 gros  57  grains:  & le  pied  cube  1^9  livres 
1 1 onces  7 gros  26  grains. 

* ArJoife  neuve , pénétrée  rfeau.  La  même  feuille  d’ardoile  a 
admis  dans  fes  pores  127  grains  d'eau;  un  peu  plus  de 
77,  de  ion  poids.  Elle  peloit  donc,  ainli  pe'nélrt%  d’eau, 
622  I grains:  elle  a perdu  dans  l'eau  dllliilée  2 176  grains: 
ce  qui  donne  pour  fa  pefinieiir  Tpe-cifique  28  592.  Le  pouce 
cube  peleroit  i once  6 gros  59  grains  ; & le  pied  cube  200 
livres  2 onces  2 gros  3 i grains.  Un  pied  cube  de  celte 
ardoile  pourroit  donc  retenir  6 onces  3 gros  5 grains  d’eau. 

365.  Arrioife  ejui  a feryi  fur  Ifs  toits.  J’ai  fait  ufage  d’une  ardoife 
qui  avoil  long  temps  lêrvi  fur  un  toit , & qui  avoit  6 pouces  de 
long  fur  5 pouces  de  large,  & environ  2 lignes  d'cpaiflêur. 
Elle  pelbit  8 onces  2 gros  29  f-  grains,  ou  478  1 f grains: 
elle  a perdu  dans  l’eau  diüiliée  1700  7 grains  : ce  qui  donne 
pour  là  pelanteur  fpécitique  28118.  Le  pouce  cube  pèle 
J once  6 gros  42  grains;  & le  pied  cube  196  livres  13 
onces  1 gros  5 2 grains.  L’ardoilê  perd  fans  doute,  par  l’ufage, 
une  petite  portion  de  là  propre  fubUance,  puilqu’elle  pèfe 
moins  que  celle  qui  n’a  pas  lervi.  Aulli  cil -elle  beaucoup 
plus  pcnétrable  à l'eau , comme  on  va  le  voir. 

4r  Ardoife  qui  a fervi  fur  les  toits,  pénétrée  d'eau.  Cette 
meme  ardoilè  a admis  dans  les  pores  37  grains  d’eau;  un 
peu  moins  de  poids.  Elle  pelbit  donc , aiiifi  péné- 

trée d’eau , 48  1 8 grains  ; elle  a perdu  dans  l’eau  dillillée 
1700  I grains:  ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  fpécifîquc 
28336.  Le  jx)uce  cube  peferoit  i once  6 gros  50  grains; 
& fi;  pied  cube  198  livres  5 onces  5 gros  4 grains.  Un 
pied  cube  de  cette  ardoife  pourroit  donc  retenir  i livre 
8 onces  3 gros  24  grains  d’eau. 

366.  Pierre  noire.  C’ed  cette  pierre  dont  les  Menuiliers  (ê 
fervent  pour  tirer  des  traits  fur  le  bois.  J’en  ai  pris  un  mor- 
ceau de  figure  irrégulière,  qui  avoit  4 pouces  de  longueur 
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moyenne,  fur  2 -^pouces  Je  largeur,  & p lignes  d’tpaiflêiir. 
Il  pefoit  P onces  7 gros  62  grains,  ou  5750  grains;  il  a 
perdu  dans  l'eau  diOillée  2630-^  grains:  ce  qui  donne  pour 
là  pelànteur  Tpccitique  21861.  Le  pouce  cube  pcfè  i once 

3 gros  24  grains;  & le  pied  cube  153  livres  o once  3 gros 
33  grains. 

Pierre  noire,  pcne'tre'e  d'eau.  Celte  meme  pierre  noire  a 
admis  dans  fes  pores  240  grains  d’eau  ; un  peu  plus  de 
de  fon  poids.  Elle  pefoit  donc,  ainfi  pénétrée  d’eau,  5ppo 
grains  ; elle  a perdu  dans  l’eau  didillée  2630 grains:  ce 
qui  donne  pour  fa  pefmteur  Ipécifique  22774.  Le  pouce 
cube  peferoit  i once  3 gros  3 8 grains  ; & le  pied  cube 
I JP  livres  6 onces  j gros  36  grains.  Un  pied  cube  de 
cette  pierre  noire  pourroit  donc  retenir  6 livres  6 onces  2 
gros  3 grains  d’eau. 

Pierre  à r/ifoir  ù/.-wehe.  Du  Cabinet  du  Roi.  Morceau  de 
figure  irrégulière  , qui  a 27  à 28  lignes  de  long,  fur  environ 
8 lignes  de  large  & 7 lignes  d’épailfeur.  Cette  pierre  tft 
d’un  blanc-fale.  Elle  pcfe  1 once  j gros  267  grains,  ou 
pÔ2  f grains  : elle  a perdu  dans  l’eau  dilHlIée  3347  grains: 
ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  Ipécifique  28763.  Le  pouce 
cube  pèfe  i once  6 gros  66  grains  ; & le  pied  cube  20 1 livres 
J onces  3 gros  47  grains. 

Pierre  à mfoir  blanchi , pénétrée  d’eau.  Cette  meme  pierre 
à rafoir  a admis  dans  fes  pores  2 -j  grains  d’eau  ; un  peu 
moins  de  -^7  de  fon  poids.  Elle  peloit  donc , ainfi  péné- 
trée d’eau,  p64j  grains;  elle  a perdu  dans  l’eau  diÜillée 
3 34 7 grains:  ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  fpécifique 
28830.  Ee  pouce  cube  peferoit  1 once  6 gros  68  grains; 
& le  pied  cube  201  livres  12  onces  7 gros  4p  grains. 
Un  pied  cube  de  cette  pierre  pourroit  donc  retenir  7 onces 

4 gros  2 grains  d’eau. 

Pierre  et  rafoir  noire  & blanche.  Du  Cabinet  du  Roi. 
Morceau  qui  a 3 pouces  1 ligne  de  long,  fur  1 pouce  de  large 
& environ  6 lignes  d'épaifleur.  Cette  pierre,  qui  ell  écornée 
par  un  bout , eit  en  partie  noirâtre  ou  d’un  cendré  foncé , 
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& en  parlie  d’un  blanc  fàle.  Elle  pè/ê  2 onces  3 gros  26  -j- 
grains,  ou  13^47  grains:  elle  a perdu  dans  l’eau  diflilice 
445 -f  grains:  ce  qui  donne  pour  fa  pefinteur  fpécifique 
3 I 3 1 1 . Le  pouce  cube  pèle  2 onces  o gros  1 7 grains  ; 
& le  pied  cube  2ip  livres  2 onces  6 gros  47  grains. 

* Pierre  à rafoir  noire  & blanche , peiie'/rée  d’eau.  Celle  même 
pierre  à raloir  a admis  dans  les  pores  3 f grains  d’eau;  un 
peu  plus  de  de  lôn  poids.  Elle  peloil  donc , ainfi  péné- 
trée d’eau  , I jp8  ^ grains  : elle  a perdu  dans  l’eau  diliillée 
445  ■»  gfsifis  qui  donne  pour  fa  pelknteur  fpécifique 

3 1398.  Le  ponce  cube  peferoit  2 onces  o gros  20  grains; 
& le  pied  cube  219  livres  12  onces  3 gros  43  grains. 
Un  pied  cube  de  cetie  pierre  pourroit  donc  retenir  9 onces 

4 gros  68  grains  d’eau. 

36p.  Pierre  à polir  rude  ou  fableufe.  Du  Cabinet  du  Roi.  Lame 
de  2 pouces  8 lignes  de  long , fur  j lignes  de  large , & 
• 2 lignes  d’cpailTeur,  étiquetée  Pierre  rude  d' Allemagne , à polir 

for,  ou  pierre  fableufe.  i.  Cette  pierre  eü  grife.  Elle  pèfè 
2 gros  17  grains,  ou,  i6i  grains;  elle  a perdu  dans  l'eau 
diliillée  60-5-  grains  ; ce  qui  donne  pour  fa  jrefanteur  (péci- 
fique  26667.  Le  pouce  cube  pèfè  1 once  j gros  60  grains; 
& le  pied  cube  186  livres  10  onces  5 gros  46  grains. 

* Pierre  à polir  rude , pénétrée  d' eau.  Cette  même  pierre  à 
. polir  a admis  dans  fès  pores  2.\  grains  d’eau;  un  ]>eu  plus 

de  de  fbn  poids.  Elle  pefoit  donc , ainfi  pénétrée  d’eau  , 
[163  ÿ grains:  elle  a perdu  dans  l’eau  diliillée  60  ^ grains  : 
ce  qui  donne  pour  là  pelànteur  fpécifique  27019.  Le  pouce 
cube  peferoit  i once  6 gros  1 grain;  & le  pied  cube  1 89 
livres  2 onces  1 gros  2 grains.  Un  pied  cube  de  cette 
pierre  pourroit  donc  retenir  2 livres  7 onces  3 gros  28 
grains  d’eau. 

'370.  Pierre  à polir  demi -douce.  Du  Cabinet  du  Roi.  Prifme 
quadrangulaire  de  2 pouces  8 lignes  de  long,  fur  j lignes 
de  face  dans  un  lèns  &4  lignes  dans  l’autre,  étiqueté  Pierre 
rude  ou  demi-douce  d’Allemagne,  à polir  l'or  & forgent,  p. 
Cette  pierre  eft  à peu-près  du  gris  de  la  précédente.  Elle 
pèfe  5 gros  5 i 7 grains , ou  4 1 1 7 grains  : elle  a perdu  dans 
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l’eau  dinilice  i grains;  ce  qui  donne  pour  fa  pelànteur 
fpccifujue  26570.  Le  pouce  cube  pèle  i once  5 gros  56 
grains  ; & le  pied  cube  1 8 5 livres  i 5 onces  6 gros  5 2 grains. 

» Pierre  à polir  demi  - douce , pénétrée  d'enu.  Celte  meme 
pierre  à polir  a admis  dans  lès  pores  3 ^ grains  d’eau  ; un 
peu  moins  de  7^  de  Ton  poids.  Elle  peloit  donc , ainli 
pénétrée  d’eau  ,415’-  grains  : elle  a perdu  dans  l'eau  dil^ 
lillée  1 54^  grains:  ce  qui  donne  pour  lîi  pefanteur  fpécilique 
26820.  Le  pouce  cube  peferoit  i once  5 gros  65  grains; 
ik  le  pied  cube  187  livres  1 i onces  6 gros  *5  2 grains.  Un 
pied  cube  de  cette  pierre  pourroit  donc  retenir  1 livre 

1 2 onces  d'eau. 

37:.  Pierre  à polir  douce.  Du  Cabinet  du  Roi.  Lame  de  2 7 
pouces  de  long,  fur  5 lignes  de  large,  & 1 ^ ligne  d’épaiU 
lèur,  étiquetée,-  Pierre  douce  d' Allemagne , à polir  le  cuivre, 
l'or  & I argent.  6.  Cette  pierre  ell  d'un  gris  un  peu  plus 
foncé , & d’un  grain  plus  hn  que  les  deux  précédentes.  Elle 
pcfe  2 gros  4 grains,  ou  148  grains:  elle  a perdu  dans 
l'eau  diliillée  537  grains  : ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur 
Ipécifique  27664.  Le  pouce  cube  pèle  i once  6 gros  25 
grains  ; & le  pied  cube  i p 3 livres  i o onces  2 gros  68  grains. 

* Pierre  à polir  douce , pénétrée  cf tou.  Celte  ntème  pierre 
à polir  a admis  dans  fes  pores  i -7  grain  d’eau  ; un  peu  moins 
de  TTî  de  fon  poids.  Elle  pefoit  donc , ^nli  pénétrée  d’eau , 
1 4P  7 grains  : elle  a perdu  dans  l’eau  diliillée  537  grains  : 
ce  qui  donne  pour  fa  pelànteur  fpccifique  278P7.  Le  pouce 
cube  peferoit  i once  6 gros  33  grains;  & le  pied  cube  ip5 
livres  4 onces  3 gros  5 r grains.  Un  pied  cube  de  cette 
pierre  pourroit  donc  retenir  i livre  i o onces  o gros  5 5 
grains  d’eau. 

.72.  Pierre  à polir  verte.  Du  Cabinet  du  Roi.  Lame  de  2 -f 
pouces  de  long,  fur  13  lignes  de  large,  & 5 lignes  d’épail- 
Icur,  étiquetée,  Pierre  d'Auvergne  verte.  Cette  pierre  ell 
d’un  vert-d’olive.  Elle  pèle  2 onces  3 gros  12  ^ grains,  ou 

1 3 80  grains  : elle  a perdu  dans  l’eau  diflillée  4p7  7 grains; 
ce  qui  donne  pour  fa  pelànteur  fpécilique  27733.  Le  pouce 
cube  pèle  i once  6 gros  27  grains;  & le  pied  cube  ip4 
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livres  ,2  onces  o gros  5 5 grains.  Cette  pierre  n'eft  point 
pcfnctrable  à l’eau. 

Les  cinq  pierres  fui  vantes , & qui  font  des  pierres  à faulx, 
font  compolées  de  pierre  argileule , de  mica  5c  de  quartz  en 
grains  très-petits. 

373.  Pierre  à faulx  à gros  grain  d Auvergne.  Cette  pierre  & les 
deux  fuivantes  m’ont  été  procurées  par  M.  Perret , habÜc 
Coutelier,  rue  de  la  Tilferanderie.  Celle-ci  a 8 pouces 
de  long,  fur  14  lignes  de  plus  grande  largeur,  5c  10  lignes 
d’épaiileur.  Elle  eft  d’un  gris-clair.  Elle  pèle  1 1 onces  7 gros 
26^  grains,  ou  6S66^  grains;  elle  a perdu  dans  l’eau  dif’ 
tillé-e  2673  grains:  ce  qui  donne  pour  (à  pefanteur  fpéci- 
fique  2 J d 8 6.  Le  pouce  cube  pèfe  i once  5 gros  2 3 grains; 
5c  le  pied  cube  175  livres  12  onces  6 gros  47  grains. 

^ Pierre  à faulx  à gros  grain  d’Auvergne  , pénétrée  d'eau. 
Cette  môme  pierre  à faulx  a admis  dans  lés  pores  737  grains 
d’eau  ; un  peu  plus  de  7^  de  fon  poids.  Elle  peloit  donc, 
ainfi  pé'iié-trée  d'eau , 6940  grains  : elle  a perdu  dans  l’eau 
dillillée  2673  grains  : ce  qui  donne  pour  là  pefanteur  fpé- 
cifique  259(31.  Le  pouce  cube  peleroit  1 once  5 gros  33 
grains  ; 5c  te  pied  cube  181  livres  11  onces  5 gros  4 grains. 
Un  pied  cnbe  de  cette  pierre  pourroit  donc  retenir  i livre 
14  onces  6 gros  29  grains  d’eau. 

J Pierre  à faulx  à grain  moyen  dé  Auvergne.  Cette  pierre  a 
7 pouces  de  long , fur  1 3 à 14  lignes  de  plus  grande 
largeur , 5c  9 lignes  d’épailTeur.  Elle  c-il  d’un  gris  un  peu 
moins  clair  que  la  précédente.  Elle  pèle  8 onces  5 gros 
2 7 grains , ou  4970  7 grains:  elle  a perdu  dans  l’eau  dillillée 
1938  grains:  ce  qui  donne  pour  fa  pefinteur  fpécifique 
25638.  Le  pouce  cube  pèfe  i once  5 gros  21  graiirs  ; 5c 
le  pied  cube  179  livres  7 onces  3 gros  47  grains. 

^ Pierre  à faulx  à grain  moyen  d’Auvergne , pénétrée  d’ eau. 

' Celte  môme  pierre  à taulx  a admis  dans  les  pores  64  7 grains 
d’eau  ; un  tant  foit  peu  moins  de  de  Ibii  poids.  Elle 
pefoit  donc,  aiuli  pénétrée  d'eau  >5035  grains:  elle  a perdu 
dans  l’eau  dillillée  1938  ^ grains:  ce  qui  donne  pour  fa 
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peftnteiir  fptcifique  2 jp/o.  Le  pouce  cube  peleroit  i once 
J gros  jij.  grains;  & le  pied  cube  18 1 livres  12  onces 

5 9 grains.  Un  pied  cube  de  cette  pierre  pourroit  donc 
retenir  2 livres  j onces  i gros  34  grains  d’eau. 

375.  Pierre  à faulx  à grain  fin  tf  Auvergne.  Cette  pierre  a 8 
pouces  4 lignes  de  long , lur  15  lignes  de  plus  grande  largeur, 

6 J lignes  d’épaiireur.  Elle  eft  d’un  gris  un  peu  plus  foncé , 

& a le  grain  bien  plus  fin  quê  les  deux  précédentes.  Elle  pèfe 
J onces  3 gros  50  ^ grains,  ou  3 146  A grains:  elle  a perdu 
dans  l’eau  dillillée  1 206  ^ gi'ains  •'  çe  qui  donne  pour  Ta 
pefantcur  fpécifique  260^0.  Le  pouce  cube  pcfe  i once 
5 gros  38  grains;  & le  pied  cube  182  livres  10  onces 
o gros  46  grains. 

«t  Pierre  à fauJx  à grain  fin  <f  Auvergne , pe'ne'tre'e  J' eau.  Cette 
même  pierre  à faulx  a admis  dans  les  pores  27  grains  d'eau  ; 
un  tant  (bit  peu  moins  de-^j  defbn  poids.  Elle  pefoit  donc, 
ainfi  pénétrée  d’eau,  3 173  -J-  grains  : elle  a perdu  dans  l’eau 
diftillée  1 206  ÿ grains  ; ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  fpé- 
eilique  26314.  pouce  cube  peferoit  i once  5 gros  46 
grains;  & le  pied  cube  1 84  livres  3 onces  1 gros  2 j grains. 
Un  pied  cube  de  cette  pierre  pourroit  donc  retenir  1 livre 
9 onces  o gros  j i grains  d’eau. 

376.  Pierre  à faulx  Je  Lorraine.  Du  Cabinet  du  Roi.  Morceau 
de  figure  irrégulière,  d’environ  2 -j-  pouces  de  long,  fiir  13 
lignes  de  large  & 4 à 5 lignes  d’épaillêur  Cette  pierre  ell 
d’un  gris-cendré , mêlé  d’un  peu  de  couleur  d’ochre.  Elle 
pelé  I once  2 gros  i grain,  ou  721  grains:  elle  a perdu 
dans  l’eau  dillillée  285  grains  : ce  qui  donne  pour  fa  pe/àn- 
;eur  Ijx-cifique  23298»  Le  pouce  cube  pèle  i once  5 gros 
8 grains;  & le  pied  cube  177  livres  i once  3 gros  1 grain. 

* Pierre  à faulx  Je  Lorraine,  pe'ne'tre'e  J" eau.  Cette  même 
pierre  à faulx  a admis  dans  les  |X)re$  1 o grains  d’eau  r un  ^ 
peu  moins  de  ^ de  Ibn  poids.  Elle  pefoit  donc,  ainfi  péné- 
trée d’eau,  73  I 7 grains:  elle  a perdu  dans  l’eau  dillillée 
28  5 grains:  ce  qui  donne  pour  la  pelanteur  fpécifique  23658. 
Lepogee  cube  pelêroit  i once  3 gros  22  grains;  & le  pied 

cube 
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cube  179  livres  9 onces  5 gros  41  grains.  Un  pieJ  cube 
de  celle  pierre  pourroit  donc  retenir  2 livres  8 onces  2 gros 
40  grains  d’eau. 

377*  Pierre  à faulx  de  Liège.  Du  Cabinet  du  Roi.  Morceau 
de  figure  irrégulière , qui  a environ  2 pouces  de  long , fur 
16  lignes  de  large;  & 12  à 13  lignes  d’épaiffeur.  Cette 
pierre  ell  d’un  gris-cendré.  Elle  pèfe  4 onces  7 gros  23 
grains , ou  2831^  grains  : elle  a perdu  dans  l’eau  diflillée 
1074  ^grains:  ce  qui  donne  pour  la  pefanteur  Ipécifique 
263  56.  Le  pouce  cube  pèfe  i once  5 gros  48  grains;  & 
le  pied  cube  184  livres  7 onces  6 gros  70  grains. 

.♦  I Pierre  àfitulx  de  Liege,  pénétrée  d'eau.  Cette  même  pierre 
à faulx  a admis  dans  fes  pores  24  j grains  d’eau;  un  tant 
Ibit  peu  moins  de  7^  de  fôn  poids.  Elle  pefoit  donc , ainft 
pénétrée  d’eau  ,2853-^  grains  : elle  a perdu  dans  l’eau  diflillée 
.1 074  -j  grains  : ce  qui  donne  pour  fa  pelànteur  fisécifique 
26584.  Le  pouce  cube  peferoit  i once  5 gros  50  grains; 
& le  pied  cube  186  livres  i once  3 gros  19  grains.  Un 
pied  cube  de  celte  pierre  pourroit  donc  retenir  i livre  9 onces 
4 gros  XI  grains  d’eau. 


ARTICLE  VII.  • 

Gypfes. 

Les  Gipses,  lorlqu’ils  (ont  purs,  & qu’ils  criflallifent 
lentement,  prennent  une  figure  à dix  faces  *,  dont  la  fur-’»  Fig. 
face  e(l  compofée  de  deux  parallélogrammes  obliquangles , 
oppofés  enir’eux , à chacun  des  côtés  defquels  répond  un  ' . 
trapèze  placé  en  bifeau.  Parmi  les  efpèces  de  cet  article , il 
n’y  en  a qu’une  qui  Ibit  pénétrable  à l’eau  : c’eft  le  gypfe 
•groflier  & opaque,  connu  fous  le  nom  de  pierre  à plâtre. 
Voyez  à Varticle  Grès  les  procédés  que  j’ai  employés  pour 
connoître  la  pefanteur  fpécifique  de  cette  pierre,  foit  étant 
sèche , lôit  étant  pénétrée  d’eau.  On  obferve  dans  tous  les 
gypfes , qui  ont  affez  de  trajj/p.irence , qu’ils  caulènt  aux 
. layons  de  lumière  une  double  lé&aéliou, ....  . ^ J * • . - ^ 
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37s-  Cvpfe  grojfier  opnqut , ou  Pierre  rt  plâtre.  Du  Cabinet  da 
Roi.  Morceau  »le  figure  irrégulière,  qui  a environ  3 f pouces 
tie  long,  fur  2 pouces  de  large.  Il  pèi'e  p onces  i gros  41  \ 
grains,  ou  5 25)7  ^ grains:  il  a perdu  dans  l’eau  diüillée 
2443  7 grains  : ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  fpécifique 
21679.  Le  pouce  cube  pèle  i once  3 'gros  17  grains;  & 
le  pied  cube  i j 1 livres  12  onces  o gros  28  grains.  Cette 
pierre  paroi t , à la  caffure,  cuinirofée  de  parties  brillantes, 
auxquelles  on  remarque  les  faces  rhomboïdales  dont  nous 
avons  parlé  ci-deflus.  * 

♦ Gypje  grojjîer  opaque,  pénétré  tteau.  Ce  même  morceau 
de  gyple  a admis  dans  fes  pores  9 1 grains  d'eau  ; un  peu 
moins  de  ^ de  fon  poids.  Il  pelbit  donc,  ainfi  pénétré  d’eau, 
,5  3 88  X grains  : il  a perdu  dans  l’eau  diflillée  ^443  -f  grains  : 
ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  fpécifique  22052.  Le  pouce 
cube  peferoit  1 once  3 gros  3 i grains  ; & le  pied  cube  *154 
livres  5 onces  6 gros  43  grains.  Un  pied  cube  de  pierre 
à plâtre  pourroit  donc  retenir  2 livres  9 onces  6 gros  1 5 
grains  d’eau. 

Cyjpe  grojper  âemi -tranjparent.  Du  Cabinet  du  Roi.  Mor- 
ceau à peu-près  pyramidal,  dont  la  baie  223  lignes  de  long 
fur  1 8 lignes  de  large  ; & la  hauteur  de  la  pyramide  efl  de 
3 pouces.  Ce  morceau  pèfe  6 onces  5 gros  3 8 grains , ou 
3854  grains  : il  a perdu  dans  l’eau  difliiïée  1 67 1 x grains  : 
ce  qui  donne  pour  fii  pefanteur  fpécifique  23062.  Le  pouce 
cube  pèfe  i once  3 gros  69  grains  ; & le  pied  cube  161. 
livres  6 onces  7 gros  40  grains. 

■380.  ^ypfi  opaque.  Du  Cabinet  du  Roi.  Tablette  de  7, 
pouces  de  long  fur  5 pouces  de  large,  & environ  7 lignes 
d’épaifïèur , étiquetée  Gypfe  de  Salins  en  Franthe-comté.  Elle 
pèfe  i livre  14  onces  i gros  19  grains,  ou  17371  grains: 
elle  a perdu  dans  l’eau  diAillée  7672  grains  : ce  qui  donne 
pour  là  pefanteur  fpécifique  22642.  Le  pouce  cube  pèfe 
Il  once  3 gros  53  grains;  & le  pied  cube  158  livres  7 onces 
7 gros  17  grains. 

381,  * Gypfe  demi  r tranjparent.  Morceau  en  forme  de  dez, 
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qui  a I pouce  p lignes  de  long  lîir  autant  de  large , & à peu- 
près  autant  de  haut.  Ce  gyple,  qui  m’a  donné  par  M. 
Allaire , Adminillrateur  des  domaines  du  Roi , & qui  vient 
d’une  carrière  appartenant  à Mad.'  la  marquilè  de  Poulpry, 
lîtuée  en  Languedoc,  diocèlè  de  Béziers,  eft  d’un  blanc 
ftiperbefic  d’un  grain  très-fin.  11  pèfe  7 onces  7 gros  62^ 
grains,  ou  ^ grains  : il  a perdu  dans  l'eau  difiiilée 

2022  grains  : ce  qui  donne  pour  là  pelânteur  Ipécifique  22741. 
Le  pouce  cube  pè/è  i once  3 gros  3 7 grains  ; & le  pied 
cube  159  livres  2 onces  7 gros  6j  grains. 

382.  fpathiqut  opaque.  Du  Cabinet  du  Roi.  Tablette 

de  26  lignes  de  long  iur  21  lignes  de  large,  & 4 lignes 
d’épai (leur,  ayant  un  de  les  angles cade,  & étiquetée,  L.art, 
1^2.  Garfdorf.  /;.'  2,  Ce  gyplê,  qui  ell  de  couleur  de  chair, 
pèle  t once  4 gros  5 ^ grains , ou  8 69  ^ grains  : il  a perdu 
dans  l’eau  dillillée  3 82  | grains  : ce  qui  donne  pour  là  pelàn- 
teur  Ipécifique  2 2746.’ Le  pouce  cube  pèle  1 once  3 gros 
57  grains;  & le  pied  <ube  139  livres  3 onces  4 gros 
3 O grains.  “ 

383.  Cypfe  fpathique  demi  - tranfparent.  Du  Cabinet  du  Roi. 
Morceau  de  figure  irrégulière , qui  a 2 ^ pouces  de  long  fur 
20  lignes  de  large  & 15  lignes  d’épailfeur,  & étiqueté 
de  Lagny.  Il  pèfe  6 onces  6 gros  3 8 grains , ou  3 9 2 6 grains  : 
il  a perdu  dans  l’eau  dillillée  1 699  grains  : ce  qui  donne 
pour  la  pelânteur  Ipécifique  23108.  Le  pouce  cube  pèfi 
1 once  3 gros  7 1 grains  ; & le  pied  cube  i d i divres  1 2 


onces  O gros  5 5 grains. 

Gypfe  ftrié  de  France.  Du  Cabinet  du  Roi.  Morceau  de 

2 -i  pouces  de  lon^  fur  2 i pouces  de  large , & étiqueté , L, 
art.  i.q.1.  n°  d.  Ce  gypfe,  ç|ui  paroit  compofé  de  filamens 
très-déliés , pofés  les  uns  à coté  des  autres , ell  d’un  blanc 
brillant  comme  de  la  foie,  & demi-tranlparent.  Il  pèle  3 onces 

3 gros  70  grains,  ou  2014  grains:  il  a perdu  dans  l’eau 
diüillée  873*^  grains  : ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  Ipéci* 
fique  23057.  Le  pouce  cube  pèfe  i once  3 gros  69  grains; 
&L  le  pied  cube  16 1 livres  6 onces  3 gros  5 grains. 

Y i; 
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385.  Chine,  Du  Cabinet  du  Roi.  Morceau  de 

2 pouces  de  long  fur  1 5 lignes  de  large.  Ce  gyplê  eft  demi* 
tranfparent.&paroît  coinpolë  de  lilamens  très-déliés , comme 
le  précédent  ; mais  il  ell  beaucoup  moins  brillant.  11  pèle 

2 onces  7 gros  3 i -J  grains,  ou  1687-^  grains:  il  a perdu 
dans  l’eau  dilUllée  73  1 grains  : ce  t|Tii  donne  pour  là  pefanteur 
fpécifique  23088.  Le  pouce  ciib%pèfe  i once  3 gros- 70 
grains  ; & le  pied  cube  1 6 1 livres  p onces  6 gros  6 1 grains. 

C)'fpe  rhomhoiJal , dit  Miroir  d'âne.  Du  Cabinet  du  Roi. 
Tablette  rhomboïdaie  de  3 pouces  10  lignes  de  long  lur 
4^  pouces  de  large,  & environ  6^  lignes  d’épaillèur.  Ce 
gjple  eR  tout-à-fait  traniparent.  Il  pèle  1 livre  2 onces  6 
gros  3 P grains,  ou  1083P  grains:  il  a perdu  dans  l’eau 
diOillée  ^dpS  grains:  ce  qui  donne  pour  là  pelànteur  IjK-- 
cifique  23  i 14.  Le  pouce  cube  pèfe  1 once  3 gros 7 1 grains; 
& le  pied  cube  1 6 1 livres  1 2 onces  6 gros  1 o grains. 

387.  G)'pfe  rhombdidcil  à dix  faces.  Du’Cabinet  du  Roi.  Beau 
criHal  de  3 pouces  de  long  fur  t6  lignes  de  large  , & 

fig.  »8.  I pouce  d’épailTeur  étiquette,  L.  art.  i jy.  n,"  r.  Ce 
gyplê  ell  tranfparent , comme  le  précédent  ; mais  il  ne  lêfend 
pas  aulTi  aifément.  11  pèfe  3 onces  6 gros  64  7 grains , ou 

3 3 7 ^ T grains  : il  a perdu  dans  l'eau  dilUilée  1460  ||-  grains  : 
ce  qui  donne  pour  la  pefanteur  Ipécifique  23  i 17.  Le  pouce 
cube  pèfe  i once  3 gros  7 1 grains  : & le  pied  cube  161 
livres  13  onces  o gros  60  grains. 

388.  Gypfe  crifialhfé  en  forme  fie  lentille.  Du  Cabinet  du  Roi. 
Moitié  d’un  crillal  en  forme  de  lentille,  d’environ  2 7 pouces 
de  diamètre,  & 4à  3 lignes  d’épailfeur.  Ce  gyplê  elt  demi- 
tranfparent.  11  pèlê  6 gros  23  7 grains,  ou  433  7 grains: 
il  a perdu  dans  l’eau  dillillée  i p7  j grains  : ce  qui  donne 
pour  la  pelànteur  Ipécifique  23063.  Le  pouce  cube  pelêroit 
I once  3 gros  6p  grains;  & le  pied  cube  161  livres  7 
onces  2 gros  17  grains. 

'3  8p.  Cypfe  criflallifé  cunéiforme.  Du  Cabinet  du»  Roi.  Deux 
crillaux  lenticulaires  accoilés , & Ibrmant  le  coin , chacun 
ayant  47  pouces  de  long  fur  environ  3 pouces  de  large.  Ce, 
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gypic  eft  demi  - tranfparent , de  même  que  le  précédent.  Il 
pèle  1 1 onces  7 gros  4c  grains,  ou  688  j grains:  il  a perdu 
dans  i'eau  didillée  2^05  grains:  ce  qui  donne  pour  là 
pefanteur  rpéciftque  23060.  Le  pouce  cube  peferoit  1 once 

3 gros  6p  grains  ; & le  pied  cube  1 6 1 livres  6 onces 
5 g*'Os  5 5 

Gypfe  jieuri , ou  Fleurs  Je  gypfe.  Du  Cabinet  du  Roi. 
Morceau  de  figure  irrégulière , qui  a 3 pouces  de  long  fur 
J i pouce  de  large,  & environ  i pouce  7 lignes  d’épailfeur. 
Ce  gypfe  pèfe  7 onces  7 gros  60  grains , ou  4 j p6  grains  : 
11  a perdu  dans  l’eau  dilUllce  ipp3  7 grains:  ce  qui  donne 
pour  là  pefanteur  fpécilique  2305p.  Le  pouce  cube  pèle 
il  once  3 gros  6p  grains;  & le  pied  cube  161  livres  6 onces 

4 gros  02  grains. 

Gypfe  en  flalaâite.  Du  cabinet  de  M.  Romé  de  l’Ifle, 
Morceau  de  figure  irrégulière,  qui  34  j pouces  de  long  fur 
,16  lignes  de  largeur  moyenne,  & 6 à 7 lignes  d'épailiêur. 
Ce  gypfe  pèle  3 onces  1 gros  687  grains , ou  18687  grains  : 
il  a perdu  dans  l'eau  dillillée  817^  grains:  ce  qui  donne 
pour  fa  pelànteur  fpccifique  2284p.  pouce  cube  pelé 
il  once  3 gros  61  grains;  & le  pied  cube  1 5p  livres  15 
pnees  O gros  5 i grains. 

ARTICLE  VIII. 

1 

Pierre  pefante. 

Cette  pierre  relTemble  beaucoup  au  Ipath  fluor,  par  le 
èoup-d’œil  & par  la  forme  de  fes  criflaux  *,qui  font  oéiaédres: 
mais  elle  en  diflere  conlidcrablement  par  fa  pelànteur  fpécifi- 
que.qui  ell  prelque  double  de  celle  du  Ipath  fluor.  Cette  pierre 
eft  très-bien  nommée  ; c'eft  en  effet  la  plus  pefante  de  toutes 
ks  pierres.  Et  même  la  plupart  des  mines,  quoiqu’elles  tien* 
nent  beaucoup  de  métal,  ne  lônt  pas  pas  fi  pelâmes  qu’elle. 

Pierre  pefante , appelée  par  les  Suédois’,  Tungfien.  Du 
Cabinet  du  Roi.  Cette  pierre  criflallilê  en  oélaèdre , compofé 
4e  deux  pyramides  à quatre  faces  triangulaires,^  oppolces 
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• Fig.  I.  l’une  à l'autre  par  leur  balê  *.  C’eft  d’un  criAal  de  cette  e/pèce' 
dont  je  me  fuis  fervi;  mais  il  n’étoit  pas  entier:  il  avoir  été 
mutilé.  Il  étoit  aflez  gros  ; car  chaque  côté  de  la  baie  des 
pyramides  avoit  au  moins  i pouce  de  long.  Il  pelbit  i once 
3 gros  grains,  ou  8zi  4 grains:  il  a perdu  dans  l'eau 
dillillée  135-1  grains:  ce  qui  donne  pour  (à  pelânteur  Ipé- 
cifique  Ô0065.  Le  pouce  cube  pèle  3 onces  7 gros  3 3 grains; 

& le  pied  cube  4.2.^  livres  10  onces  3 gros  60  grains. 

« 

A R T I C L E I X. 

Spaths  pefans. 

Les  Spaths  pefans  Ibnt  des  pierres  dont  la  forme 
•Fig.jj.  criftalline  primitive  cft  une  lame  rhomboïdale On  les 
trouve  aufli  en  criftaux  oclaèdres  cunéiformes,  dont  les  fom- 
+ Fig.  }o.  mets  font  aigus  dans  les  uns  t & obtns  dans  les  autres  5.  Ces 
sï'g-j'-  criftaux  font  compofos  de  deux  pyramides  quadrangulaires 
reélangles,  oppofées  l’une  à l’autre  par  leur  bafe;  mais  dont 
deux  des  côtés  oppofés  font  plus  longs  que  les  deux  autres  : 
les  deux  faces  qui  répondent  aux  côtés  longs , font  des  tra> 
fFig.)o&5i.  pèzes;  & les  deux  autres  font  des  triangles  S.  Tel  eA  le 
îpath  pefant  oélacdre.  Si  les  deux  fommets  des  deux  pyra-i 
mides  manquent,  ce  qui  arrive  fouvent,  cela  fournit  deux 
nouvelles  faces  reélangles , d’autant  plus  grandes  qu’elles  man- 
quent plus  près  de  la  bafe  : & alors  les  huit  petites  faces 
f fig.  J,,  font  des  trapèzes  *.  On  l’appelle  alors  Ipath  pelant  en  table. 

Les  (paths  pelàns,  lorlqu’on  les  a calcinés  pendant  quel- 
que temps  à feu  ouvert,  & avec  le  contaél  immédiat  des 
charbons , acquièrent  la  propriété  de  luire  dans  l’obfourité ,; 
après  les  avoir  expolcs  une  minute  ou  deux  à la  lumière  du 
jour.  Le  fpath  pelant  gris,  appelé  Pierre  de  Bologne , a émi- 
nemment cette  propriété.  On  oblèrve  dans  tous  les  Ipaihs 
pefans , qui  ont  alfez  de  traniparence , qu'ils  caufent  aux 
rayons  de  lumière  une  double  réfraéljon. 

Spath  pefant  blanc.  Du  Cabinet  du  Roi.  Morceau  prefque 
cubique,  qui  a 20  lignes  de  long  fur  l 5 lignes  de  large  ^ Sç 
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,16  lignes  dcpaifleur.  Ce  fpath  eft  demi-tranfparent.  11  pèfe 
7 onces  5 gros  3 r grains,  ou  4395  | grains  : il  a perdu 
dans  l’eau  diÜillée  9927  grains  : ce  qui  donne  pour  fa  pefan-. 
leur  fpécifique  44300.  Le  pouce  cube  pèfe  1 onces  6 gros 
70  grains;  & le  pied  cube  310  livres  1 once  4 gros 
38  grains. 

Spaih  pefant  gris , dit  Pierre  de  Bologne.  Du  Cabinet  du 
Roi.  Petit  morceau  bien  pur  & demi  - tranlparent.  Il  pèfe 
'I  once  I gros  60  \ grains,  ou  708  grains:  il  a perdu 
dans  l’eau  dillillée  159  t grains;  ce  qui  donne  pour  fa 
pcfanteur  fpccifique  44409.  Le  pouce  cube  pèle  ^ onces  -M. 

7 gros  2 grains  ; & le  pied  cube  3 1 o livres  1 3 onces 
6 gros  33  grains. 

Spath  pefant  rhomldidal  *.  Du  cabinet  de  M.  Rome  de  ♦ Fig.  19. 
l’Ille.  Morceau  de  t 6 lignes  de  long  fur  1 i lignes  de  large 
& 6 lignes  d’epailTcur.  Ce  fpath  a une  tacite  rouge  & ell 
‘demi-tranfparent.  11  pèfe  1 once  3 gros  37  7 grains , ou 
829^  grain»:  il  a perdu  dans  l’eau  diitiiice  i86|  grains; 
ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  fpécifique  44434.  Le  ponce 
cube  pelêroit  2 onces  7 gros  3 grains;  & le  pied  cube  3 1 1 
livres  o once  4 gros  62  grains. 

Spath  pefant  oâaèdre*.  Du  Cabinet  du  Roi.  Beau  criflal  •rig.jo&ji. 
Je  3 pouces  de  long  fur  i i pouce  de  large.  Ce  fpath  ell 
jaunâtre  & demi-tranlparent.  Il  pèfe  i livre  2 onces  4 gros 
6 Z grains,  ou  10718  grains:  il  a perdu  dans  l’eau  diflillce 
*397  T grains:  ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  fpécifique 
44712.  Le  pouce  cube  pèfe  2 onces  7 gros  13  grains; 

&.  le  pied  cube  3 1 2 livres  1 5 onces  5 gros  dp  graitts. 

Spath  pefant  en  table*.  Du  cabinet  de  M.  Rome  de  l’ifle.  • ng.  j»; 
Très -beau  morceau  d’environ  3 pouces  de  long  fur  16 
lignes  de  large,  toul-à-fait  tranfparent,  & compofé  de  plu- 
fieurs  lames  réunies , formant  deux  efpcccs  de  pyramide.  Ce 
morceau  pèfe  8 onces  7 gros  43  grains  ,011  51  37  grains; 
il  a perdu  dans  l’eau  diüillée  i 166  grains:  ce  qui  donne 
pour  fa  pefanteur  fpécifique  44228.  Le  pouce  tube  pèle 
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2 onces  G gros  Gy  grains;  & le  pied  cube  30^  livres  p' 
onces  ^ gros  2 i grains. 

SftitA  peftwt  tn  fialaâite  , dit  Albâtre  pefrmt.  Du  cabinet 
lie  M.  Rome  de  l’Ifle.  Petit  tborceau  d'environ  19  lignes 
de  long  fur  1 G lignes  de  large , & 3 -j-  lignes  d'épaillêur 
moyenne.  Ce  Ipaih  ell  varié  de  différentes  nuances  de  roux- 
brun  plus  ou  moins  foncées.  Il  pelé  i once  j gros  GG  r 
grelins,  ou  1002  ^ grains:  il  a perdu  dans  l'eau  didillée 
233  -;V  grains;  ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  fpécifique 
429 S4.  Le  pouce  cube  pèle  2 onces  6 gros  21  grains;  5c 
yt  le  pied  cube  300  livres  14  onces  i gros  48  grains. 

• A R T I C L E X. 

Spaths  fluors. 

• Fig.iS.  Ces  Spaths  fluors  criflallifent  en  cubes  *,  ou  en 
oélaèdres , coinpolcs  de  deux  pyramides  à quatre  faces  , 
oppofées  l’une  à l’autre  par  leur  bafe,  chacune  des  faces  de 
• Fig.  I.  ces  pyramides  étant  des  triangles*.  Il  arrive  lôuventque  le 
nombre  des  faces  augmente,  5c  que  ces  faces  changent  de 
figure  par  le  défaut  de  quelques  angles  ou  de  quelques 
arêtes. 

Tous  les  Ipaths  fluors  ont  la  propriété  de  devenir  phof- 
phoriques  ou  de  luire  dans  l’oblcurité , lorfqu’on  les  a broyés, 
ils  ont  aufft  celle  de  ne  cauler  aux  rayons  de  lumière  qu’une 
lêule  réfraction. 

399. , Spath  fluor  blanc.  Du  Cabinet  du  Roi.  Très-beau  morceau, 

•Fig.  itf.  compofé  de  plufieiirs  criftaux  cubiques  * blancs  & tranfpa- 
rens , groupés  enfemble.  Un  de  ces  criftaux  a i 8 lignes  de 
long  fur  I G - lignes  de  large,  5c  1 3 ^ d’épaillêur.  Ce  groupe 
de  criftaux,  qui  ell  étiqueté,  n."  2.  Mathieu,  phk  y onces 

3 gros  40  i grains,  ou  443  2 ^ grains:  il  aperilu  dans  l’eau 
diftillée  1404  | grains:  ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur 
Ipécifique  31555.  Ce  pouce  cube  pèle  2 onces  o gros  26 
grains;  Sc  le  pied  cube  220  livres  14  onces  i gros  20  grains. 

400.  Spath  fluor  rouge , ou  Pau.\  rubis.  Du  Cabinet  du  Roi.  • 

Criftal 
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Criftal  imparfait  & tranfpareni , étiqueté , /,  tirt.  yi.  ri."  j j . 

Il  pèle  7 gros  46  ^ grains  ,011  5 50  grains  : il  a perdu 
dans  l’eau  didillée  17a  j grains  : ce  qui  donne  pour  fit  peliin- 
teur  fpécifique  3 i 9 i i . Le  pouce  cube  pefe  2 onces  o gros 
39  grains;  & le  pied  cube  223  livres  6 onces  o gros- 1 8 grains. 

401.  Spath  fluor  rouge  oüaè/lre.  Du  cabinet  de  M.  Rome  de 
l’Ifle.  Grillai  * tranfparent,  qui  a environ  10  lignes  de  long.  * Fig.  ■« 
Il  pèle  2 gros  3 6 -J  grains , ou  1 80  -J  grains  : il  a perdu  dans 

l'eau  dillillée  J 6 -|-î  grains  : ce  qui  donne  pour  la  penuiteur 
Ipécifique  31815.  Le  pouce  cube  pèfe  2 onces  o gros  ^6 
grains;  5e le  pied  cube  222  livres  1 1 oncesa  gros  17  grains. 

402.  Spath  fluor  jaune,  ou  Faufle  topaze.  Du  cabinet  de  M. 

Sage.  Beau  groupe  de  criRaux  cubiques  * 5c  Iranfparens.  Ce  ’Fig- 
groupe  a 3 -j  pouces  de  long  & 2 7 pouces  de  large  dans 

les  plus  grandes  dinienfions.  Il  pelé  5 onces  4 gros  68  grains, 
ou  3*23  6 grains  : il  a perdu  dans  l'eau  dillillée  1 045  grains  : 
ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  fpécifique  30967.  Le  pouce 
cube  pèfe  2 onces  o gros  4 grains;  5c  le  pied  cube  216 
livres  1 2 onces  2 gros  3 i grains. 

403.  Spath  fluor  vert , ou  Faujfe  émeraude.  Du  cabinet  de  M. 
Fanier,  Joaillier.  Grillai  imparfait  5c  tranfparent,  qui  pc/è 

1 once  7 gros  28  | grains,  ou  1 108  \ grains:  il  a perdu 
dans  l’eau  dillillée  348  grains  :.ce  qui  donne  pour  là  pelàn- 
teur  Ipécifique  31817.  Le  pouce  cube  pèle  2 onces  o gros 
3 6 grains  ; 5c  le  pied  cube  222  livres  1 1 onces  4 gros 

2 grains. 

404.  -Spath  fluor  vert  oâaèAre,  Du  Cabinet  du  Roi.  Beau  crif’ 

tal  * tranfparent  , venant  du  pays  des  Tartares  Contays.  11  »f!j.  ,4 
pèle  I once  7 gros  65  grains,  oui  145  grains  : il  a 
perdu  dans  l’eau  dillillée  3597  grains  : ce  qui  donne  pour  là 
pefanteur  Ipécifique  31838.  Le  pouce  cube  pèfe  2 onces 
o gros  37  grains;  5c  le  pied  cube  222  livres  13  onces 
6 gros  6 1 grains. 

405.  Spath  fluor  bleu  ,oü  Faux  faphir.  Du  cabinet  de  M.  Fanier, 
Joaillier.  Morceau  de  figure  irrégulière  5c  tranljjarent , qui 
pèfe  7 gros  1 6 grains , ou  5 2 0 f grains  : il  a perdu  dans 
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J'eau  Jinillée  1647  grains:  ce  qui  donne  pour  (a  pefanttur  I 

fpecifique  3 i688.  Le  pouce  cube  pèle  2 onces  o gros  3 t 
grains;  & le  pied  cube  221  livres  13  onces  o gros  32 
grains. 

406.  Sp/jt/i  fttor  bli'ii-vetth'ître , on  Faujfc  aigue-marine.  Du  Ca- 
binet du  Roi.  Crillal  imparfait  & tranipareiit , étiquete,  /. 
art.  yt.  tt."  p.  Il  pèfe  4 onces  j gros  30-^  grains,  ou 
2<)p4  -J-  grains  : il  a perdu  dans  l’eau  didilice  840  J grains  : 
ce  qui  donne  pour  fa  pelanteur  fpécifique  3 1820.  Le  pouce 
• cube  pèle  2 onces  o gros  36  grains;  &.  le  pied  cube  222 
livres  i i onces  6 gros  5 2 grains. 

■407.  Spath  fttor  violet,  ou  Faufe  ame’thyfle.  Du  cabinet  de  M. 

.*  Fig.  Rome  de  l’ilje.  Groupe  de  beaux  criilaux  cubiques  * & tranfpa-' 
rens,  qui  pèle 4 onces  1 gros  2 3 ^ grains  , ou  2 399 grains: 
il  a perdu  dans  l'eau  diltiliée  7357  grains:  ce  qui  donne 
pour  fa  pefanteur  Ipccilique  3 1757.  Le  pcuce  cube  pèfe  2 
onces  o gros  34  grains;  & le  pied  cube  222  livres 4 onces 

6 gros  20  grains.  ' 

408.  Spath  fluor  violet-pourpre' , ou  Faujfe  amétyfle  <le  Vie  ou  Je  f 

Carthagène.  Du  Cabinet  du  Roi,  Crillal  imparfait  & tranP  ; 

parent,  qui  pèle  7 gros  87  grains,  ou  5127  graiiis:  il  a , 

peidu  dans  l’eau  dillilice  160  J-  grains:  ce  qui  donne  pour 

la  pefanteur  Ipccilique  3 1857.  Le  pouce  cube  pèle  2 onces 

0 gros  37  grains  ;&  le  pied  cube  222  livres  15  onces 

7 gros  63  grains. 

409.  Spath  fluor  J" Angleterre.  Du  Cabinet  du  Roi.  Beau  mor-  | 

ceau  quarré-long,  dont  les  angles  font  arrondis.  Il  a 4 pouces 

1 o lignes  de  long  fur  2 7 pouces  de  large  , & 8 lignes 
d'cpailfcur.  Il  ell  demi-lranl]>arent , blanc  & veiné  de  violet. 

Il  pèle  14  onces  7 gros  667  grains,  ou  86347  grains:  il 
a perdu  dans  l’eau  diHillée  27137  grains:  ce  qui  donne 
pour  fa  jjelânteur  Ijitcifique  3 t7p6.  Le  pouce  cube  pèle  2 
onces  o gros  3 5 grains;  & le  pied  cube  222  livres  9 onces 
1 gros  I 6 grains. 

410.  ipath  fluor  ti' Auvergne.  Du  Cabinet  du  Roi.  Gros  mor- 
ceau de  bgure  irrégulière , demi-üanl^iarent , blanc , vert  & 
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violet.  ÎI  cft  mêlé  de  veines  de  cjuariz  fragile,  qui  font  que 
(es  parties  (ont  peu  adliérenies  eiur'elles.  Ce  morceau  pèle 
1 livre  8 onces  5 gros  3 7 grains , ou  1 4. 1 87  7 grains  : il  a 
j>erdu  dans  l’eau  dirtilice  4585  grains:  ce  qui  donne  pour 
fa  pefanteur  Ipécilique  30945.  Le  pouce  cuise  pèle  2 onces 
O gros  3 grains  ; &.  le  pied  cube  2 1 6 livres  p onces  4 gros 
67  grains. 

I,  Spath  jluar  en  ^ al  a {Vite , dit  Alh.Ure  vitreux.  Du  cabinet  de 
M.  Romé  de  lHle.  Tablette  de  3 pouces  6 7 lignes  de  long 
fur  2 pouces  de  largeur  moycntie  & 4 lignes  d’cpaillèur, 
marquée,/».'’  77'.  Ce  fpaih  e(l  d’un  blanc-jaunâtre,  raye  d’un 
beau  violet.  Il  pèle  j onces  i gros  53  -j  grains,  ou  30057 
grains  : il  a perdu  dans  l’eau  dillillée  p4p  graitis  : ce  qui 
donne  pour  là  pefanteur  fpécifique  3 1668.  Le  pouce  cube 
pèfe  2 onces  o gros  30  grains;  & le  pied  cube  221  livres 
10  onces  6 gros  38  grains. 

ORDRE  III. 

Pierres  qui  font  effervefcence  avec  les  acides. 

Les  Pierres  de  cet  ordre  font  aift^s  à dillinguer  Je 
toutes  les  autres,  par  l’effervefcence  qu’elles  font,  lorfqu’on 
verlê  quelqu’acide  fur  elles,  ou  qu’on  les  y plonge.  On  en 
connoit  de  fix  lôrtes;  lavoir,  le  Ipath  perlé,  les  fpaths 
calcaires,  les llalaéUtes , les  albâtres,  les  marbres  & les  pierres 
à bâtir.  , • 

Dans  les  épreuves  que  j’ai  faites  fur  toutes  ces  pierres , li 
l'on  en  excepte  les  pierres  à bâtir,  j’ai  porté  l’exaélitude 
jufqu’à  de  grain  : ainfi  les  poids  que  j’ai  indiqués  dans 
mes  expériences,  font  à moins  de  -pj  de  grain  près.  A l’égard 
des  pierres  à bâtir,  comme  j’ai  pu  me  les  procurer  en  beau- 
coup plus  gros  volumes,  je  n’ai  porté  l’exaélitude  que  juf-. 
qu’à  7 de  grain. 


?Fi{.  33. 
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CHAPITRE  VII. 
article  I. 

Spath  perlé. 

Le  Spath  perlé  criftallilê  en  parallélipipèdes  rhomboî- 
(laiix  * , fêmblables  à ceux  du  fpatli  calcaire  rhomboïdal , 
cunnu  fous  le  nom  de  Crifltil  d' Iflatule.  Souvent  le  fpaih 
perlé  criüallilé  en  petites  écailles , dans  lelquelles  on  décou- 
vre cependant  les  parallélipipèdes  rbomboïJaux  dont  nous 
venons  de  parler.  Ce  Ipath  lait,  avec  les  acides,  une  eflêr- 
vefcence  lente. 

Syath  perlé.  Du  Cabinet  du  Roi.  Beau  morceau  d’envi- 
ron 3 pouces  de  long  , fur  2 pouces  de  large.  Il  pèfe  8 onces 
2 gros  7 grains,  ou  4821  f grains  : il  a perdu  dans  l’eau 
didillée  I 6pp  grains  : ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  fpé- 
cilîque  28378.  Le  pouce  cube  pèfe  1 once  6 gros  j i grains  ; 
& le  pied  cube  ip8  livres  10  onces  2 gros  jo  grains. 

ARTICLE  IL 

Spaths  calcaires. 

Les  Spaths  calcaires  criflallifent  en  parallélipipèJe 
.rhomboïdal,  dont  le  grand  angle  efl  de  loi'^  32'  13” 
le  parallélipipède  étant  plus  ou  moins  alongé  : tel  ed  le 
Spath  calcaire rhamhdidal , dit  Crijlal  d' JJIande.  Il  arrive  quel- 
. quefüts  que  les  fommets  de  ces  cridaux  font  fort  obtus  * : 
on  l’appelle  alors  Spath  calcaire  lenticulaire.  Le  fpath  calcaire 
cridallile  audi  en  prifme  hexaèdre,  ou  à fix  pans,  terminé  à 
, chacune  de  fës  extrémités  par  un  plan  hexagone  * : tel  ed  le 
Spath  calcaire  prifmatique.  Il  prend  encore  la  forme  d’un 
cridal  dodécaèdre,  dont  la  furface  ed  compoice  de  douze 
. triangles  Icalènes , di/pofes  fix  è fix  autour  des  fbmmets  * : 
tel  ed  le  Spath  calcaire  pyramidal , appelé  Dent  de  cochon. 
Enfin  il  É trouve  fous  la  forme  d’un  prifme  hexaèdre,  ou 
à fix  pans  hexagones , terminé  à chacune  de  les  extrémités 
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piT  un  {bmmet  alongé,  à fix  faces  tctragones,  ou  à quatre 
côtés  * : & on  le  nomme  alors  Sp/ith  calcaire  prifmati^ue  & * 
pyramidal.  Le  défaut  des  angles  & des  arêtes  multiplie  les 
faces  & en  fait  changer  les  heures. 

On  obferve  dans  tous  les  Ipaths  calcaires,  qui  ont  afièz 
de  traniparence,  qu’ils  caufent  aux  rayons  de  iumicre  une 
double  réfraélion. 

4*3'  Spath  calcaire  rliombdidal , dit  Criflal d’JjlaHje.  Du  Cabinet 
du  Roi.  Superbe  rhomboïde  * de  2 pouces  i o lignes  de  * 
long,  fur  2 pouces  2 lignes  de  large,  & 20  lignes  d’épaif- 
lèur.  Il  pèfe  1 livre  i once  2 gros  65^  grains  , ou  1 000  1 ^ 
grains:  il  a perdu  dans  l’eau  dillillée  3683  7 grains:  ce  qui 
donne  pour  là  pef'mteurrpécihque27i  5 1 . Le  pouce  cube  pèle 
I once  6 grtîs  6 grains;  & le  pied  cube  190  livres  o once 
7 gros  2 I grains.  Ce  Ipath  & le  fuivant  ont  la  propriété  de 
faire  voir  deux  images  d’un  même  objet , vu  au  travers  de 
deux  de  fes  faces  parallèles. 

4*4’  Spath  calcaire  rhombdidal  de  France.  Du  Cabinet  du  Roi. 
Beau  morceau  brut,  trouve  auprès  d’Alais  en  bas  Langue- 
doc. Il  pèle  1 1 onces  2 gros  3 6 grains , eu  6 5 1 6 grains  : 
il  a perdu  dans  l’eau  dillillée  2400  -7  grains:  ce  qui  donne 
pour  là  pelànteur  (jjccilique  27146.  Le  pouce  cube  pèfe 

1 once  6 gros  5 grains;  & le  pied  cube  190  livres  o once 

2 gros  59  grains. 

4*5*  Spath  calcaire  prifmatitjue.  Du  cabinet  de  M.  Rome  de 
l’ille.  Beau  groupe  de  criilaux  prifmaiiques  hexaèdres*.  Un 
de  ces  criilaux  a 9 7 lignes  de  grand  diamètre,  & environ 
20  lignes  de  longueur.  Ce  groupe  pèle  i once  4 gios  3 3 
grains, -ou  897  grains  : il  a jserdu  dans  l’eau  dillillée  330 
grains;  ce  qui  donne  pour  fa  |>efanlcur  fpécltique  27182. 
Le  pouce  cube  pèle  1 once  6 gros  7 grains;  & le  pied 
cube  190  livres  4 onces  3 gros  5 grains. 

416.  Spath  calcaire  prifmatiipie  & pyramidal.  Du  cabinet  de 
Al.  Romé  de  ride,  beau  prilme  hexaèdre*  de  14  lignes  de 
long,  terminé  par  une  pyramide  hexaèdre  de  4 lignes  de 
hauteur.  Ce  crillal  ell  tranlparent.  11  pèle  i gros  13-  grains , 
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ou  8 5 -J-  j'rains  : il  a perdu  dans  l’eau  dilüllée  3 i ÿ grains  ; 
ce  qui  donne  pour  Hi  pelanteur  fpcci(i<]ue  27115.  Le  pouce 
cube  pèle  1 once  6 gros  4 grain.';  6i  Icpicd  cube  189  livres 
1 2 onces  7 gros  3 grains.  Celui-ci  n’cü  qu'une  inodiiication 
du  liiivant. 

Spüth  allante pjmmuliil , dit  Dent  Ac  tochon.  Du  cabinet 
de  Al.  Honié  de  1 llle.  Beau  groupe  de  crillaux  pyramidaux,  ' 
chaque  |iyramiJe  ayant  lix  laces , qui  lonl  autant  de  trlan- 
» Fij.  JJ.  gles  Icalènes  *.  Ce  groupe  pèle  3 onces  5 gros  63  grains,  j 

ou  2 I 5 I grains  : il  a perdu  dans  l'tau  diÜillèe  7^2  -fj-  ’ ! 

gr.iins  : ce  qui  donne  pour  fa  pelanteur  Ipccilique  27141.  | 

Le  pouce  cube  pefe  1 once  6 gros  5 grains;  & le  pied  cube  ! 

i8f)  livres  i 5 onces  G gros  24  grains.  i 

418.  Spath  calaiire  puant , gris , dit  Picne-porc  gmfe.  Du  Cabi- 
net du  Koi.  Morceau  de  ligure  irrégulière  d’environ  3 pouces 
de  long,  & I pouce  d'épailléur.  Ce  fpaib  eü  toul-à-fait  opa- 
que. Ce  morceau  pèfe  3 onces  6 gros  5 | grains , ou  2 1 6 5 4 
grains  : il  a perdu  dans  l’eau  diltillée  75)8  7 grains  : ce  qui 
donne  pour  la  pelanteur  Ipccilique  27121.  Le 'pouce  cube 
pèfe  I once  6 gros  5 grains;  & le  pied  cube  189  livres 
1 3 onces  4 gros  3 o grains. 

410.  Spath  calcaire  puant,  noir,  iii  Pierre-porc  noire.  Du  Cabi- 
net du  Roi.  Morceau  de  ligure  irrégulière , d'environ  2 ^ 
pouces  de  long,  lur  autant  de  large,  & 1 y d’épailléur, 
cliqueté,  /.  art.  6y.  n°  y.  Ce  fpaih  ell  lout-a-fait  opaque, 

& a une  calibre  très -brillante.  Ce  morceau  pèfe  10  onces 
4 gros  54  ÿ grains,  ou  6ioz  grains:  il  a perdu  dans 
l eau  dilliliée  2328  7 grains  : ce  qui  donne  pour  (à  jsefan- 
teur  fpéciiique  26207.  pouce  cube  pèle  i once  5 gros 
42  grains;  &*le  pied  cube  183  livres  7 onces  i gros 
34  grains. 

Spath  calcaire , connu  fous  le  nom  de  Flosferri.  Du  cabi- 
^ net  de  M.  Rome  de  l’Ille.  Très-beau  morceau  , allez  com-  [ 

pacle,  d’un  très-beau  blanc  & opaque.  Il  pèfe  6 onces  4 gros  ^ 

30  grains,  ou  3774  grains:  il  a perdu  dans  l’eau  diltillée 
} 4 1 1 grains  : ce  qui  donne  pour  la  pefanteur  fpéciliquct 
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'2^747.  Le  pouce  cube  pcfe  i once  5 gros  (îj  grains;  & 
Je  pied  cube  187  livres  3 onces  5 gros  22  grains. 

'ARTICLE  III. 

Sialaâîtes, 

Les  Stalactites  font  formées  de  la  fubftance  des 
fpaths  calcaires,  mais  dont  les  molécules  fe  font  fi  prompte» 
ment  rapprochées  qu’elles  n’ont  pas  eu  le  temps  de  prendre 
la  figure  régulitre  qui  leur  efi  propre.  On  y voit  feulement 
affez  fouvent  de.s  aiguilles  très-déliées,  parallèles  ou  diver- 
gentes, dont  quelques-unes  paroilfent  prilmatiques  ou  pyra- 
miilales.  Lorfque  les  ilalaéiites  ont  allez  de  tranlparence,  on 
oblêrve  qu’elles  caufent  aux  rayons  de  lumière  une  double 
réfraélion. 

Stftlaâile  tranfparente.  Du  Cabinet  du  Roi.  Beau  morceau 
demi-tranfparent , de  2 7 pouces  de  long , l'ur  1 f |x>uce  de 
large,  & environ  6 lignes  d’épaillêur.  Ce  morceau  efi  perce 
naturellement,  d’un  bout  à l’autre,  de  deux  trous  cylindri- 
ques d’environ  i ligne  de  diamètre.  Il  pèle  2 onces  6 gros 

5 3 7 grains,  ou  i6j7^grains:  il  a perdu  dans  l’eau  difo 
tilice  704  2 grains  : ce  qui  donne  pour  fit  pelânteur  fpéci- 
fique  2323p.  poi'cc  cube  pcfe  i once  4 gros  4 grains; 

6 le  pied  cube  162  livres  10  onces  6 gros  10  grains. 

Suiliiâite  op<i<jtie.  Du  Cabinet  du  Roi.  Morceau  qui  a 

à peu-près  la  lorme  de  la  partie  fupérieure  d’une  borne.  Ce 
morceau  eÜ  opaque  dans  fon  milieu  ; & fa  furface  a une 
forte  de  demi  tranfparence.  Cette  (lalaélite  eü  aulTi  ce  qu’on 
appelle  alTez  ordinairement  Stulü^mite.  Ce  morceau  pèle  10 
onces  O gros  7 grains,  ou  5767  grains:  il  a perdu  dans 
J’eau  dillillee  2327  grains:  ce  qui  donne  pour  la  pelânteur 
fpécilique  24783.  Le  pouce  cube  pèle  i once  4 gros  61 
grains  ;&  le  pied  cube  173  livres  7 onces  5 gros  41  grains. 

Siiiliifhte  optujue,  pénétrée  rfeau.  Ce  même  morceau  île 
flilaélite  a admis  dans  les  pores  158  grains  d’eau  ; ^ de 
fon  poids.  11  pefoildonc,  ainli  pénétré  d’eau,  5^25  grains; 
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ü a perJu  dans  i'eau  diOillde  2327  grains:  ce  qui  donne 
pour  /a  pefanteur  Ipccifique  23462.  Le  pouce  cube  pef^ 
roit  I once  5 gros  1 5 grains;  & le  pied  cube  178  livres 
3 onces  5 gros  69  grains.  Un  pied  cube  de  cette  ftalaclite 
pourroit  donc  retenir  4 livres  12  onces  o gros  28  grains 
d’eau.  Voyez , à Kartide  des  Grès , les  procédas  que  j’ai  em- 
ployés pour  connoître  la  pefanteur  fpccibque  de  cette  flalac* 
titc,  luit  étant  sèche,  fuit  étant  pcnéüée  d'eau. 

ARTICLE  IV. 

9 

Albâtres. 

Lés  Albâtres  ne  font  autre  chofe  que  des  flalaéKtesa 
mais  en  grandes  malfes,  & qui  doivent  les  couleurs  plus  ou 
moins  vives,  dont  elles  font  décorées,  à une  terre  martiale, 
qui  s’y  trouve  fouvent  jointe,  & qui  s’ell  précipitée  conjoin- 
tement avec  les  molécules  fpatbiques.  On  oblêrve  dans  les 
albâtres  qui  ont  aflêz  de  tranlparence , qu’ils  caufont  aux 
rayons  de  lumière  une  double'  réfraélion. 

■423.  Albâtre  oriental  blanc , antique.  Du  cabinet  de  M.  le  duc 
de  la  Rochefoucault.  Tablette  de  3 pouces  de  long,  fur 

1 -j  pouces  de  large,  8c  8 lignes  d’épailîèur,  étiquetée,  a jj. 
Cet  albâtre  eft  compolc.d  une  très-belle  matière  trcs-luie, 
demi -tranfparente  8c  d’un  beau  blanc.  Cette  tablette  pèle 
8 onces  o gros  3 5 grains,  ou  4644  grains  : elle  a perdu  dans 
l’eau  diftillée  1701  grains:  ce  qui  donne  pour  fa  pelanteur 
Ipécifique  27302.  Le  pouce  cube  pèle  i>once  6 gros 
grains;  8c  le  pied  cube  19 1 livres  2 onces  6 gros  42  grains. 

J,  J.  Albâtre  oriental  blanc , demi-tranjparent.  Du  Cabinet  du 
Roi.  Tablette  ronde  de  2 pouces  4 lignes  de  diamètre,  8c 

2 lignes  d’épailTeur.  Cet  albâtre  ell  compofé  d’une  fubllance 
très-belle  8c  très-blanche,  reflèmblante  à de  l’agate,  8c  variée 
de  deux  grandes  taches  rouges.  Cette  tablette  pèfo  1 once 
'1  gros  57 1 grains,  ou  705-1-  grains:  elle  a perdu  dans 
i’eau  dilUliée  2557  grains  : ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur 

Ipécifique; 
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ipécifiqiie  2^621.  Le  pouce  cube  pèfe  i once  6 gros  2j 
grains;  & le  pied  cube  1^3  livres  5 onces  4 gros  30  grains» 

^2  J.  Albâtre  oriental  blanc , aillé.  Du  Cabinet  du  Roi.  Ta- 
blette ovale  en  goutte  de  fuif,  dont  le  grand  diamètre  eA 
de  2 pouces  8 lignes,  & le  petit  de  1 pouce  10  lignes, 
marquée  / Cet  albâtre  eft  d’une  aufli  belle  matière  que 
le  précédent , mais  il  e(l  taché  de  roux.  Cette  tablette  pèfe 
I once  O gros  2 grains,  ou  578  grains:  elle  a perdu  dans 
l’eau  diftillée  207  ÿ grains:  ce  qui  donne  pour  fa  pelànteur 
Ipécifique  27^06.  Le  pouce  cube  pelé  i once  6 gros  34 
grains;  & le  pied  cube  ipj  livres  j onces  3 gros  3 6 grains. 

4a 5.  Albâtre  oriental  blanc,  taché  âe  brun.  Du  Cabinet  du 
Roi.  Tablette  ovale  en  goutte  de  fuif,  dont  le  grand  diamètre 
eft  de  2 pouces  3 lignes , & le  petit  de  20  7 lignes,  mar- 
quée / j.  Cet  albâtre  eft  d’une  matière  fembiable  à celle  des 
deux  précédens  ; & il  eft  varié  de  taches  d’un  brun  de  café. 
Cette  tablette  pèle  4 gros  10  | grains  , ou  258  t grains: 
elle  a perdu  dans  l’eau  diftillée  108  ^ grains  : ce  qui  donne 
pour  la  pefanteur  fpécitnjue  27437.  Ce  pouce  cube  pèle 
I once  6 gros  16  grains;  & le  pied  cube  ip2  livres  o once 
7 gros  40  grains. 

417.  Albâtre  oriental  brun , taché  de  blanc.  Du  Cabinet  du  Roi. 
Tablette  ovale  en  goutte  de  fuif,  dont  le  grand  diamètre 
eft  de  2 pouces  6 7 lignes,  & le  petit  de  22  lignes,  mar- 
quée t j.  Cet  albâtre  eft  compofé  des  mêmes  matières  que 
le  précédent , & a les  mêmes  couleurs  : il  n’en  diffère 
qu’en  ce  que  fon  fond  eft  brun , & fes  taches  font  blanches. 
Cette  tablette  pèfe  5 gros  62  \ grains,  ou  422  f grains: 
elle  a perdu  dans  l’eau  diftillée  160  ^ grains:  ce  qui  donne 
pour  là  pefanteur  fpécihque  262(96.  Le  pouce  cube  pèle 
I once  5 gros  46  grains  ; & le  pied  cube  184  livres  i once 
1 gros  1 6 grains. 

418.  Albâtre  oriental  abricot , veiné  de  blanc.  Du  cabinet  de 
M.  le  duc  de  ly  Rochefoucault.  Tablette  de  4-j  pouces  de 
long , fur  3 -2  pouces  de  large , & 8 lignes  d’épaiifeur , éti- 
quetée, Alabaflro  cotognino  orientale  a occhi.  n."  74.  Cet 
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albâtre  eft  d'un  jaune  d’abricot,  varié  de  veines  blanches, 

6 demi-tranfparent.  Celte  tablette  pèfe  i livre  2 oncej  4 
jçros  41  7 grains,  ou  106977  grains  : elle  a perdu  dans 
i’eau  dillillée  39632  grains  ; ce  qui  donne  pour  fa  pelanteur 
fpécifique  26988.  Le  pouce  cube  pèle  i once  6 gros;  & 
te  pied  cube  188  livres  14  onces  j gtos  18  grains. 

Albâtre  oriental  rougeâtre.  Du  Cabinet  du  Roi.  Tablette 
ovale  en  goutte  de  fuif,  dont  le  grand  diamètre  ell  de  2 
pouces  97  lignes,  & le  petit  de  2 pouces,  marquée  /j. 
Cet  albâtre  e(l  demi-tranljaarent.  Cette  tablette  pèfe  i once 

0 gros  13  ~ grains , ou  589-27  grains:  elle  a perdu  dans 
l’eau  dillillée  208  grains  : ce  qui  donne  pour  la  pelanteur 
Ipécifique  28332.  Le  pouce  cube  pèfe  i once  6 gros  50 
grains;  & le  pied  cube  198  livres  5 onces  i gros  34  grains. 

Albâtre  falin  oriental.  Du  cabinet  de  M.  le  duc  de  la 
Rocliefoucault.  Tablette.de  4-2  pouces  de  long,  fur  3 2 
pouces  de  large,  & 7 lignes  d’épailfeur,  étiquetée, 
faligno  orientale,  n."  jo.  Cet  albâtre  ell  d’un  blanc  fale , 
tirant  un  peu  fur  le  jaune,  & demi-tranfparent.  Cette  tablette 
pèfe  I livre  o once  4 gros  70  grains,  ou  9574  grains: 
elle  a perdu  dans  l’eau  dillillée  3518  grains  : ce  qui  donne 
pour  là  pelanteur  fpécihque  27214.  Le  pouce  cube  pèle 

1 once  6 gros  8 grains';  & le  pied  cube  190  livres  7 onces 

7 gros  ^4  pains. 

Albâtre  jaune.  Du  Cabinet  du  Roi.  Tablette  ovale  en 
goutte  de  fuif,  dont  le  grand  diamètre  ell  de  2 pouces  9 7 
lignes,  & le  petit  de  2 pouces,  marquée  74.  Cet  albâtre 
ell  d’une  fort  belle  matière , & demi  - traniparent  Cette 
tablette  pèfe  i once  i gros  20  -2  grains,  ou  668  2 grains: 
elle  a perdu  dans  l’eau  dillillée  247  2 grains  : ce  qui  donne 
pour  là  pefanleur  fpccilîque  26993.  Le  pouce  cube  pèle 
I once  6 gros;  & le  pied  cube  188  livres  15  onces  i gros 
52  grains. 

Albâtre  rayé  Je  jaune  & Je  hlane.  Du  cabinet  de  M; 
le  duc  de  la  Rochefoucault.  Tablette  de  2 pouces  1 1 
lignes  de  long,  fur  2 2 de  large,  & 9 lignes  d’épailTeur. 
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Cet  albâtre  eft  rayé  de  jaune  & de  blanc  : le  jaune  eft 
demi  - tranlparent  ; & le  blanc  e(l  opaque.  Cette  tablette 
pèle  8 onces  j gros  i8f  grains,  ou  4^867  grains:  elle 
a perdu  dans  l’eau  didillée  1841  grains:  ce  qui  donne  pour 
fa  pefanteur  Ipécifique  27086.  he  pouce  cube  pèle  i once 
6 gros  3 grains;  & le  pied  cube  i8^  livres  p onces  j 
gros  4 grains. 

43  3 . Aibâtre  roux  opaque.  Du  Cabinet  du  Roi.  Tablette  quarree 
de  2 pouces  6 7 lignes  de  côtés,  & environ  3 lignes  d’épaiC- 
feur.  Cette  tablette  pèle  2 onces  6 gros  37^  grains,  ou 
1621 1 grains  : elle  a perdu  dans  l'eau  didillée  603  grains: 
ce  qui  donne  pour  là  pelànteur  Ipécifique  26888.  Le  pouce 
cube  pèle  1 once  j gros  68  grains;  & le  pied  cube  188, 
livres  3 onces  3 gros  47  grains. 

434.  Albâtre  veine'.  Du  Cabinet  du  Roi.  Tablette  de  2 pouces 
738  lignes  de  long,  lùr  i8  lignes  de  large,  & 4 lignes 
d’épailîêur.  Cet  albâtre  efl  roux,  veiné  de  blanchâtre,  & 
opaque  dans  toutes  fes  parties.  Cette  tablette  pèle  2 onces  r 
gros  53  grains,  ou  1 277  grains  : elle  a perdu  dans  l’eau  dil^ 
tilice  474  7 grains  : ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  fpécifiquo 
26^13.  Le  pouce  cube  pèle  i once  j gros  6p  grains; 
& le  pied  cube  188  livres  6 onces  2 gros  3 grains. 

43  5.  Albâtre  rougeâtre  âcmi-tranfparent  du  Piémont.  Du  Cabinet 
du  Roi;  Tablette  quarrée  d’environ  3 7 pouces  de  côtés, 
& 5 lignes  d’épailTeur,  étiquetée,  Alabtijlro  di  bufea  chiaro. 
Cet  albâtre  a été  apporté  de  Piémont,  par  M.  l’abbé  Nollet, 
en  1750.  Il  pèle  p onces  i gros  2 t 7 grains,  00*^,277  7 
grains:  il  a perdu  dans  l’eau  dillillée  tpj8  grains:  ce  qui 
donne  pour  la  pefanteur  fpécifique  aôpj  5.  Le  pouce  cube 
pèle  1 once  3 gros  70  grains;  & le  pied  cube  188  livres 

10  onces  7 gros  4p  grains. 

43  6.  Albâtre  rougeâtre  opaque  du  Piémont.  Du  Cabinet  du  Roi. 
Tablette  quarrée  de  3 pouces  7 7 lignes  de  côtés,  & 5 lignes 
d'épailîêtir  , étiquetée,  Alabajlro  di  bufea  oscuro.  Cet  albàtte 
a été  apporté  de  Piémont  par  M.  l’abbé  Nollet,  eilMyjo. 

11  pèfe  P onces  3 gros  18  grains,  ou  3418  grains:  il  a 
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perdu  dans  l'eau  dîAillée  2012  j grains:  ce  qui  donne  pour 
fap«ranteur  fpécifique  26^25.  Le  pouce  cube  pèfe  1 once 
5 gros  69  grains;  & le  pied  cube  i88  livres  7 onces  4 gros 
J 8 grains. 

AUiâtre  jaune  4e  Malthe.  Du  cabinet  de  M.  le  duc  de 
la  Rochefoucault.  Tablette  de  4 pouces  7 lignes  de  long , 
fur  3 pouces  de  large , & 8 lignes  d cpailfeur , marquée 
2.  Elle  eft  demi-tranfparente.  Elle  pèle  i livre  i once 

0 gros  60  grains,  ou  9852  grains:  elle  a perdu  dans  l’eau 
dillillée  3 660  ^ grains  : ce  qui  donne  pour  fa  pclânteiir 
^cciliquc  26998.  Le  pouce  cube  pèfe  1 once  6 gros;  &t 
le  pied  cube  188  livres  1 5 onces  6 gros  i 3 grabts. 

Albâtre  panaché  4e  Malthe,  Du  cabinet  de  M.  le  duc  de  la 
Rochefoucault.  Tablette  de 4 -J  pouces  de  long,  fur  3 pouces 
4 lignes  de  large,  & 7 lignes  d'épailTeur,  marquée  n.t  /. 
Cet  albâtre  cfl  rayé  de  roux,  de  brun  & de  jaunâtre.  Cette 
tablette  pèle  i livre  o once  t gros  55-^  grains,  ou  9343 
grains  : elle  a jrerdu  dans  l’eau  diftillce  3500-7  grains:  ce 
qui  donne  pour  (a  pefanteur  (pécifîque  26693.  pouce 
cube  pèfe  1 once  3 gros  61  grains;  & le  pied  cube  186 
livres  I 3 onces  4 gros  67  grains. 

439.  Albâtre  jaune  du  royaume  4e  Léon.  Du  cabinet  de  M.  le 
duc  de  la  Rochefoucault.  Tablette  de  3 pouces  3 ^ lignes  de 
long,  fur  23  lignes  de  large,  & 47  lignes  d’épaifleur, 
étiquetée,  Pïe4ra  4e  las  caméras  en  el  reyiio  4e  Leon,  n,* 

Cet  albâtre  e(l  d’un  jaune  lêmblable  à celui  de  la  marme- 
lade d'abricot  ancienne,  & demi-traniparent.  Cette  tablette 
pèfe  4 onces  i gros  26  -7  grains , ou  2402  -7  grains  : elle 
a perdu  dans  l’eau  diHillée  893  -7  grains:  ce  qui  donne 
pour  fa  pefanteur  Ipécifique  26896.  Le  pouce  cube  pèfe 

1 once  3 gros  68  grains;  & le  pied  cube  188  livres  4 
onces  2 gros  39  grains. 

440.  Albâtre  falin  d Efpagne.  Du  cabinet  de  M.  le  duc  de  la 
Rochefoucault.  Tablette  de  3 pouces  2 ^ lignes  de  long, 
fur  2 3fligne  de  large,  & 47  lignes  d’épaiHèur,  étiquetée, 
Alahajlro  que  produce  la  piedra  de  fan  Agupin.  n.°  if.  Cet 
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albâtre  e(l  d’un  jaune  feniblable  à celui  de  la  marmelade 
d’abricot  nouvelle  ou  claire,  & demi-tranfparent.  Cette 
tibleile  pèfe  3 onces  7 gros  60  grains , ou  a 29  2 | grains  : 
elle  a perdu  dans  l’eau  diÜillée  843  \ grains:  ce  qui  donne 
pour  la  pelânteur  ipécibque  27128.  Le  pouce  cube  pèfe 

1 once  6 gros  j grains.;  & le  pied  cube  1 89  livres  1 4 
onces  2 gros  50  grains. 

441.  Albâtre  fatin  de  Confuegra  dans  la  nouvelle  CajUlle.  Du 
cabinet  de  M.  le  duc  de  la  Rochefoucault.  l'ablette  de  3 
pouces  2 lignes  de  long,  fur  22  ÿ lignes  de  large,  & 

2 -J-  lignes  d’épaidèur , étiquetée , Piedra  en  las  canteras  de 
Confuegra.  n,"  106.  Cet  albâtre  eft  d’un  blanchâtre  mêlé 
d’une  légère  teinte  de  couleur  de  rofe , & demi-tranl'parent. 
Cette  tablette  pèfe  2 onces  4 gros  28  | grains, ou  1468  f 
grains:  elle  a perdu  dans  l’eau  dillillée  J45  grains  : ce 

V qui  donne  pour  fa  pelânteur  fpécifàque  26910.  Le  pouce 
cube  pèle  l’once  5 gros  69  grains;  & le  pied  cube  188 
livres  5 onces  7 gros  26  grains. 

442.  Albâtre  gris  de  Confuegra.  Du  cabinet  de  M.  le  duc  de 
la  Rochefoucault.  Tablette  de  3 pouces  2 lignes  de  long , 
fur  23  lignes  de  large,  & 3 7 lignes  d’épailfeur,  étiquetée, 
Piedra  en  las  canteras  de  Confuegra.  / 0/.  Cet  albâtre  efl 
d’un  gris  alTez  foncé , varié  de  rouflâtre  & de  blancliâtre , 6c 
opaque.  Cette  tablette  pèle  3 onces  o gros  6 5 grains , ou 
1793  ^ grains  : elle  a perdu  dans  l’eau  diflillée  674  grains: 
ce  qui  donne  pour  fapefanteur  fpécifique  26612.  Le  pouce 
cube  pèfe  1 once  5 gros  58  grains;  & le  pied  cube  186 
livres  4 onces  4 gros  2 3 grains. 

44  j.  Albâtre  gris-blanc  de  Confuegra.  Du  cabinet  de  M.  le  duc 

de  la  Rochefoucault.  Tablette  de  3 pouces  2 f lignes  de 
long,  fur  22  i lignes  de  large,  &4  lignes  d’épailfeur,  éti- 
quetée, .«4/aAa/?ro  de  la  canttra  de  Confuegra  de  otro  genero.  n* 
ÿ.  Cet  albatre  eft  d’un  blanchâtre  tirant  lur  le  gris,  pointillé 
de  roullaire  & .de  rougeâtre  ; tout  cela  opaque , 6c  mêlé  de 
blanc  demi-tranfparent,  dans  lequel  font  des  taches  roullès 
opaques.  Cette  t:iblette  pèfe  3 onces  2 gros  j 3 f grains , ou 


Digitized  by  Google 


iço  P ES  ANTEU  R S PÉCIEIQUE 
I pz  5 f grains  : elle  a perdu  dans  l’eau  dilUilée  735  grains  t 
ce  qui  donne  pour  fa  pelànteur  (pécifîque  2624.7.  Le  pouce 
cube  pèfe  1 once  5 gros  44  grains;  & le  pied  cube  183] 
livres  11  onces  5 gros  22  grains. 

444.  Albâtre  aillé  de  Confuegra.  Du  cabinet  de  M.  le  duc  de 
la  Rochefoucault-  Tablette  de  3 pouces^de  long,  fur  23 
lignes  de  Imge , & 4 lignes  d’épaillèur , étiquetée , Piedra 
de  Altibafiro  con  ofos,  de  la  contera  de  Confuegra,  7. 
Cet  albâtre  ell  d’un  blanc  demi  - tranfparent , œillé  de  roux- 
brun  opaque.  Cette  tablette  pèfe  3 onces  3 gros  3 6 x grains , 
ou  1980  i grains  : elle  a perdu  dans  l’eau  didillée  746^ 
grains:  ce  qui  donne  pour  là  pelànteur  Ipécibqiie  26344. 
Le  pouce  cube  pèle  i once  5 gros  5 3 grains  ; & le  pied 
cube  183  livres  1 2 onces  7 gros  3 i grains. 

445*  Albâtre  veiné  de  Confuegra,  Du  cabinet  de  M.  le  duc  de 
la  Rochefoucault.  Tablette  de  3 pouces  2 -J  lignes  de  long, 
fur  23  lignes  de  large,  & 4f  lignes  d’épaidêur,  étiquetée, 
Alabajlro  de  la  contera  de  Confuegra , con  veto  agadadar,  n.* 
8,  Cet  albâtre  ell  d’un  blanchâtre  veiné  d’une  autre  nuance 
de  blanchâtre,  le  tout  demi-tranfparent , & varié  de  taches 
opaques  de  roux  & de  brun.  Cette  tablette  pèle  4 onces 
O gros  43  grains , ou  2349  grains  : elle  a perdu  dans 
l’eau  didillée  877-^  grains;  ce  qui  donne  pour  fa  pelànteur 
Ipécifique  26764.  Le  pouce  cube  pèfe  i once  3 gros  63^ 
grains;  & le  pied  cube  1 87  livres  3 onces  4 gros  39  grains. 

446.  Albâtre  de  Valence,  en  Efpagne.  Du  cabinet  de  M.  le 
duc  de  la  Rochefoucault.  l'ablette  de  3 pouces  2 4 lignes 
de  long,  fur  23  lignes  de  large,  & 3 r lignes  d’épaiflèur, 
étiquetée , Piedra  de  las  conteras  en  Vatenda,  n."  j 6,  Dans 
cet  albâtre  font  de  grandes  parties  d’un  roux-brun  ; & d’au- 
tres variées  de  blanchâtre,  de  rougeâtre,  de  gris-de-lln  & 
d'un  peu  de  blanc;  le  tout  ed  opaque,  excepté  le  blanc, 
qui  ed  demi-ranlparenU  Cette  tablette  pèle  2 onces  7 gros 
384  grains, ou  16944  grains:  elle  a perdu  dans  l’eau  dif- 
ijllée  642  4 grains  : ce  qui  donne  pour  la  pelànieur  Ipécifique 
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2^379. Le poucecube  pèfe  i once  j gros  49  grains;  & ie 
pied  cube  184  livres  10  onces  3 gros  42  grains. 

■447.  Albâtre  aillé  Je  Valence.  Du  cabinet  de  M.  le  duc  de  la 
Rochefoucault.  Tablette  de  3 pouces  2 -J  lignes  de  long, 
fur  23  ^ ligne  de  large,  & 2 ^ lignes  d epaiflèur,  étiquetée, 
Fiedra  en  las  canteras  de  Valencia.  u,‘  ÿy.  Cet  albâtre  e(l 
d’un  blanc  demi  - tranfparent , oeillé  de  rougeâtre  opaque. 
Cette  tablette  pèfe  2 onces  3 gros  29  4-  gtains,  ou  1469I 
grains:  elle  a perdu  dans  l’eau  diûillée  534  grains:  ce  qui 
donne  pour  fa  pefanteur  (pécifique  273  12.  Le  pouce  cube 
pèfe  I once  6 gros  19  grains;  & le  pied  cube  192  livres 
9 onces  2 gros  54  grains. 

448.  Albâtre  de  Laniaron , près  de  Grenade.  Du  cabinet  de 
M.  le  duc  de  la  Rochefoucault.  Tablette  de  3 pouces  2 f 
lignes  de  long,  fur  23  lignes  de  large,  & 4 -i- lignes  d’épail- 
feur , étiquetée , Fiedra  en  las  canteras  Je  Laniaron  en  Cra- 
nada.  n."  jy.  Cet  albâtre  eft  d’un  blanchâtre  varié  de  raies 
brunes  en  zigzags , reprélèntant  des  montagnes , du  Ibmmet 
defquelles  partent  des  traits  de  même  couleur.  Le  blanchâtre 
eft  demi-trenfparent  ; le  refle  eft  opaque.  Cette  tablette  pèfe 
4 onces  O gros  ^6  grains,  ou  2350  grains;  elle  a perdu 
dans  l’eau  diftillée  836  grains:  ce  qui  donne  pour  là  pelàn- 
teur  fpécifique  28110.  Le  pouce  cube  pèle  1 once  6 gros 
41  grains;  & le  pied  cobe  196  livres  12  onces  2 gros 
40  grains. 

449.  Albâtre  tacheté  de  Laniaron.  Du  cabinet  de  M.  le  duc 
de  la  Rochefoucault.  Tablette  de  3 pouces  2 -j-  lignes  de 
long,  fur  23  lignes  de  large,  & 3 -j-  lignes  d’épailfeur,  étf- 
quetée,  Fiedra  en  las  canteras  de  Laniaron  en  Granada. 
n."  J S.  Cet  albâtre  eft  tacheté  de  blanc  demi-traniparent , 

6 de  roux  opaque.  Cette  tablette  pèfe  3 onces  2 gros  8 j 
grains,  ou  i88oî-  grains  : elle  a perdu  dans  l’eau  diftillée 

7 1 1 grains  : ce  qei  donne  pour  là  pelànteur  Ipécilîque  26443. 
Le  pouce  cube  pèfe  1 once  5 gros  j i grains  ; & le  pied 
cube  1 8 J livres  i once  4 gros  67  grains. 

4jo.  Albâtre  de  Dallas , dans  le  voilinage  de  Grenade.  Du 
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cabinet  de  M.  le  duc  de  la  Rochefoucault."  Tablette  de  j -j 
pouces  de  long,  fur  2 3 lignes  de  large,  & 4^  lignes  depaif- 
lêur , éliquelée , PieJra  en  la  caméra  de  Dalias  en  las  cer- 
canias  de  Cranada.  n"  86„  Cet  albâtre  etl  rayé  & tacheté 
de  roux-clair  & de  blanchâtre.  Cette  tablette  pcfe  j onces 
7 gros  48  grains,  ou  2280  J-  grains  ; elle  a perdu  dans 
l’eau  diüilice  873  7 grains:  ce  qui  donne  pour  là  pefanteur 
Ipécifique  26110.  Le  pouce  cube  pèle  i once  j gros  39 
grains;  & le  pied  cube  182  livres  12  onces  2 gros  40 
grains 

Albâtre  rayé  demi  - transparent  de  Malaga.  Du  cabinet  de 
M.  le  duc  de  la  Rocheloucault.  Tablette  de  3 7 pouces  de 
long,  fur  23  lignes  de  large  , & 4 lignes  d’cpaiifeur,  éti- 
quetée, Piedra  en  las  caméras  de  Malaga.  n."  60.  Cet  albâtre 
eR  rayé  de  jaunâtre  , de  roux-brun  & de  gris.  Cette  tablette 
pèle  3 onces  5 gros  71  grains,  ou  2159  grains:  elle  a 
perdu  dans  l'eau  diRitlée  804}-  grains:  ce  qui  donne  pour 
(à  pelànteur  fpécihque  26841,  Le  pouce  cube  pèfe  i once 
J gros  66  grains;  & le  pied  cube  187  livres  14  onces 
I gros  39  grains.  * 

Albâtre  rayé  opaque  de  Malaga.  Du  cabinet  de  M.  le 
duc  de  la  Rocheloucault.  Tablette  de  3 pouces  2 7 lignes 
de  long,  fur  23  7 lignes  de  large,  & 4 lignes  d’épaifleur, 
étiquetée,  Piedra  en  las  canteras'de  Aialaga,  n."  61.  Cet 
albâtre  efl  rayé  de  brun  & de  blanchâtre.  Cette  tablette 
pèle  3 onces  3 gros  13  grains,  ou  2101  grains  : elle  a 
perdu  dans  l'eau  diRillée  800  7 grains:  ce  qui  donne  pour 
fa  pefanteur  fpécifique  26254.  ^ pouce  cube  pèfe  1 once 
5 gros  44  grains;  & le  pied  cube  183  livres  12  onces 
3 gros  42  grains. 

Albâtre  panaché  de  Malaga.  Du  cabinet  de  M.  le  duc 
de  la  Rochefoucault.  Tablette  de  3 pouces  2 7 lignes  de 
long,  fur  23  7 lignes  de  large,  & 4 7 lignes  d'épailTeur, 
étiquetée,  Piedra  en  las  canteras  de  Malaga.  n."  62.  Cet 
albâtre  eft  d'un  roux-brun , panaché  de  jaunâtre  & de  blan- 
châtre. Le  roux  ell  demi-tranfparent , & le  relie  eft  dpaque. 

Cette 


Digitized  by  Google 


DES  Corps.  195 

Cette  tablette  pèfè  3 onces  6 gros  41  grains,  ou  2201 
grains:  elle  a perdu  dans  l’eau  diHillife  833  grains:  ce  qui 
donne  pour  fa  pelânteur  (pdeifique  26423.  Le  pouce  cube 
pèle  I once  5 gros  50  grains;  & le  pied  cube  184  livres 
1 J onces  3 gros  i grain. 

454.  Albâtre  aillé  de  Malaga.  Du  cabinet  ile  M.  le  duc  de 
la  Rochefoucault.  Tablette  de  3 ^ pouces  de  long , fur  23 
lignes  de  large , & 4 lignes  d’épailicur,  étiquetée , Piedra  en 
las  can feras  de  Malaga.  10 j.  Cet  albâtre,  qui  eft  en 
entier  opaque,  e(l  d’un  roux-brun,  avec  des  taches  rondes, 
reprclentant  des  yeux  de  même  couleur,  mais  entourés  de 
blanchâtre.  Cette  tablette  pèle  3 onces  3 gros  6 5 f grains , 
ou  2oop  f grains  : elle  a perdu  dans  l’eau  diüillé  785^ 
grains:  qui  donne  pour  la  pelânteur  Ipécilîque  28701. 

Le  pouce  cube  pèle  i once  6 gros  66  grains  : & le  pied 
cube  201  livres  j onces  i gros  62  grains. 

45  5*  Albâtre  roux  de  Malaga.  Du  Cabinet  du  Roi.  Tablette 
de  4 pouces  j lignes  de  long,  fur  3 pouces  5 lignes  de 
large,  & environ  3 lignes  d’épailfeur,  marquée  L.  Cet 
albâtre  ell  compole  d’une  matière  belle  & pure , d’un  roux 
demi-tranlpareiu.  Cette  Tablette  pèle  7 onces  5 gros  377 
grains , ou  442^  x grains  : elle  a perdu  dans  l'eau  dillillée 
1 640  grains  : ce  qui  donne  pour  la  pelânteur  Ipccilrque 
2700p.  Le  pouce  cube  pèle  i once  6 gros  ; & le  pied  cube 
i8p  livres  i once  o gros  5 grains. 

4 J 6.  Albâtre  de  Montmartre.  Du  cabinet  de  M.  le  duc  d’Or- 

léans. Échantillon  en  forme  de  dé , de  2 pouces  8 lignes 
de  long,  fur  2 pouces  7 lignes  de  large,  & i pouce  8 lignes 
d'épaillèur,  poli  fur  toutes  fes  faces.  Cet  albâtre,  qui  rellèm- 
ble  alfez  au  précédent , eR  d’un  jaunâtre , mêlé  de  fauve 
foncé,  & reçoit  un  fort  beau  poli.  Cet  échantillon  pèle  t 
livre  4 onces  j gros  17  7 grains,  ou  i i8p7  -f  grains  : 
il  a perdu  dans  l’eau  dillillée  443  3 grains  : ce  qyi  donne 
pour  fa  pefanteur  fpécifique  26838.  Le  pouce  cube  pèle  i 
once  5 gros  66  grains;  & le  pied  cube  187  livres  13 
onces  6 gros  61  grains. 

> Bb 
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ARTICLE.  V. 

Marbres. 

Les  Marbres  font  des  pierres  calcaires,  auxquelles  fe 
trouvent  fouvent  joints  des  corps  marins  de  differentes  efpè- 
ces,  qui  fe  font  pétrifiés.  AufTi  leur  caffure  ell- elle  grenue 
& brillante.  Ils  ont  fouvent  de  belles  couleurs,  & reçoivent 
un  beau  poli. 

• S.  I. 

’Marlres  de  France. 

AfAltBRE  de  Bourbon-  Lancy , en  Bourgogne.  Du  Ca- 
binet du  Roi.  Tablette  de  3 pouces  8 lignes  de  IBng,  fur 
a -J-  pouces  de  large , & 4 à j lignes  d’épaiffeur , marquée 
du  n."  60.  Ce  marbre  eft  varié  de  blanc  & de  noir,  mélé 
, d'un  peu  de  gris.  Cette  tablette  pèfè  j onces  7 gros  57  grains, 
ou  3441  grains  : elle  a perdu  dans  l’eau  diflillée  12767- 
grains  : ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  fpécifique  26957. 
Le  pouce  cube  pcfe  1 once  5 gros  70  grains  ; & le  pied 
cube  188  livres  1 1 onces  i gros  3 4 grains. 

Marbre,  dit  Lumachclle  de  Chaffenay.  Donné  par  M. 
Allaire , Adminiflrateur  générai  des  domaines  du  Roi.  Ce 
marbre  vient  des  montagnes  de  Chaffenay  à trois  lieues  de 
Bar-fur-Seine,  en  Bourgr^ne.  Il  fè  trouve  en  un  fèul  lit  hori- 
zontal de  9 pouces  d'épaif^ur,  affis  fur  un  banc  de  glaifé  grife, 
& reiouvert  d’une  erpcce  de  glaifé  durcie  de  la  même  cou- 
leur. Tablette  de  4 pouces  2 lignes  de  long,  fur  2 pouces 
J ligne  de  large , & 7 lignes  d’epaifléur , pefant  9 onces 
4 gros  58^  grains , ou  5530-1  grains  : elle  a perdu  dans 
l’eau  diflillée  2080  grains:  ce  qui  donne  pour  là  pefanteur 
Ipécifique  26590.  Le  pouce  cube  pèfe  i once  5 gros  57 
grains  ; & le  pied  cube  1 8 6 livres  2 onces  o gros  46 
graitis.  Ce  marbre  efl  dans  certaines  parties , & d’une  allez 
grande  étendue,  d’un  gris  taché  de  noir;  & dans  d’autres 
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parties,  d’un  gris  jaunâtre  taché  de  brun.  Toutes  ces  taches 
paroiflënt  être  des  détrimens  de  coquilles.  Ces  différentes 
parties  n’ont  pas  la  même  pefanteur  fpécifique.  Après  les 
avoir  pefées  enlèmble , je  les  ai  pefées  Icparément.  partie 
tachée  de  noir  pefoit  4 onces  6 gros  34 ^ grains , ou  2770  ~ 
grains  : elle  a perdu  dans  l’eau  diitillée  1032  grains  : ce 
qui  donne  pour  la  pefanteur  fpécilîque  26846.  Le  pouce 
cube  pèfe  1 once  j gros  66  grains;  & le  pied  cube  18^^ 
livres  14  onces  6 gros  i grain.  La  partie  tachée  de  brun 
pefoit  4 onces  6 gros  24  -j  grains , ou  1760^  grains: 
elle  a perdu  dans  l’eau  dillillée  1 048  grains  : ce  qui  donne 
pour  fa  pefanteur  fpécihque  26338.  Le  pouce  cube  pèle 
1 once  5 gros  47  grains  ; & le  pied  cube  1 84  livres  5 
onces  6 gros  6 1 grains. 

459.  Marbre,  dit  Bourbonnais  antique.  Du  Cabinet  du  Roi. 
Tablette  de- 7 pouces  i ligne  de  long,  fur  c pouces  de 
large,  & i pouce  d’épaidèur,  étiquetée,  Bouibonnois  anti- 
que, Ce  marbre  eli  varié  de  jaune  d’ocre , de  noirâtre , de 
blanc  & d’un  peu  de  gris.  Cette  tablette  pèle  3 livres  13 
onces  6 gros  28  grains,  ou  3 5596  grains  : elle  a perdu 
dans  l’eau  dillillée  13279-^  grains:  ce  qui  donne  pour  là 
pefanteur  fpécifique  26805.  ^ pouce  cube  pèle  i once 
5 gros  65  grains;  & le  pied  cube  187  livres  10  onces 

I gros  20  grains. 

460.  Marbre  de  Polignj , en  Franche-comté.  Du  Cabinet  du 
Roi.  Tablette  de  2 pouces  7 ÿ lignes  de  long , fur  i ^ 
pouce  de  large  , & 3 lignes  d’épaideur,  marquée  du  ».* 
jffi.  Ce  marbre  eft  varié  de  jaune,  de  brun  & de  noir. 

II  relTemble  un  peu  à la  pierre  de  Florence  jaune,  ou  au 
caillou  d'Égypte.  Cette  tablette  pèle  2 onces  i-  gros  1 6 f|- 
grains , ou  1 240  -fl-  grains  : il  a {>erdu  dans  l’eau  dillillée 
458  7^ grains  : ce  qui  donne  poûr  là  pefanteur  Ipécilique 
27084.  Le  pouce  cube  pèle  i once  6 gros  3 grains:  & 
le  pied  cube  189  livres  9 onces  3 gros  19  grains. 

461.  Marbre  de  Virieux  , en  Bujex.  Du  Cabinet  du  Roi. 
Tablette  de  3 7 pouces  de  long,  fur  2 7 pouces  de  large, 

Bb  ij 


Digitized  by  Google 


J96  Pesanteur  spécifique 

6 4 7 lignes  d’épaiiTeur.  Ce  marbre  eft  d’un  rouge  vineux 
varié  de  blanc , de  gris  & de  jaune.  Cette  tablette  pèle  6 
onces  I gros  5 6 -j  grains,  ou  3 584 grains  ; elle  a perdu 
dans  l’eau  didillée  13567  grains  : ce  qui  donne  pour  là 
pelânteur  Ijjécifique  26428.  Le  pouce  cube  pèle  i once 
5 gros  51  grains;  & le  pied  cube  184  livres  15  onces 

7 gros  3 5 grains- 

462.  Afarùre  e/e  Saint- Afaximin  , en  Provence.  Du  Cabinet 
du  Roi.  Tablette  de  6 pouces  1 1 -7  lignes  de  long , fur 

5 pouces  I ligne  de  large,  & 1 1 lignes  d’épailTeur,  étiquetée, 
Seiiiit - Maximin.  ppt.  Ce  marbre  eft  d’un  gris  - noirâtre , 

' varié  de  blets  d’un  jaune  d’ocre  & de  quelques  petites 
taches  & filets  blancs.  Cette  tablette  pèle  3 livres  3 onces 
O gros  12  grains,  ou  29388  grains  : elle  a perdu  dans 
l’eau  didillée  108807  grains:  ce  qui  donne  pour  fa  pefân- 
teur  Ipécifique  27010.  Le  pouce  cube  pèle  1 once  6 gros; 

6 le  pied  cube  189  livres  i once  o gros  69  grains. 

463.  Marbre  de  Sainte- B eiume , en  Provence.  Du  Cabinet  du 
Roi.  Tablette  de  3 pouces  7 ligne  de  long , fur  2 pouces  7 
ligne  de  large,  & 4 lignes  d’épailTeur,  étiquetée,  H.  art. 

• to.  n."  i p.  Ce  marbre  ed  jaune,  & varié  de  rouge,  de 
blanc  & de  gris.  Cette  tablette  pèfe  3 onces  4 gros  387 
grains,  ou  20547  grains;  elle  a perdu  dans  l’eau  didillée 
759-i  grains;  ce  qui  donne  pour  fa  pe^nteur  fpécifique 
27042.  Le  pouce  cube  pèle  i once  6 gros  2 grains  ; & 
le  pied  cube  189  livres  4 onces  5 gros  46  grains. 

'464.  Marbre,  dit  Brèche  d AUp.  Du  Cabinet  du  Roi.  On  donne 
le  nom  de  Brèche , à tous  les  marbres  qiii  paroiffent  com- 
pofes  de  cailloux , liés  enlèmble  par  une  fublïance  audi  dure 
qu’eux,  & qui  prend  le  même  poli.  Tablette  de  6 pouces  1 1 7 
lignes  de  long , fur  4 pouces  1 1 7 lignes  de  large,  & i o â 11 
lignes  d'épaideur , étiquetée , Brèche  violette.  Ce  maifre,qui, 
malgré  ü.  dénomination  , fe  trouve  en  Provence , ed  vai'ié  de 
rouge,  de  jaunâiie,  de  noirâtre,  de  noir,  de  gris  & d’un 
peu  de  blanc,  le  tout  par  taches.  Cette  tablette  pèle  3 livres 
4 onces  4 gros  5 7 graûiSf  ou  30245  7 grains:  elle  a 
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perdu  dans  l’eau  didillée  112577  grains:  ce  qui  donne 
pour  fa  pefanteur  fpécifique  26867.  Le  pouce  cube  pèle 
1 once  5 gros  67  grains;  & le  pied  cube  188  livres  i once 

0 gros  60  grains. 

465.  Marbre,  dit  Verrette , ou  aAntln,  Du  Cabinet  du  Roi. 
Tablette  de  3 pouces  de  long  , fur  2 pouces  i ligne  de 
large,  & 7 lignes  d’épaiflêur.  Ce  marbre,  qui  le  trouve  en 
Languedoc,  eft  d’un  gros  rouge,  varié  de  blanc,  de  gris, 
de  jaune  & de  noir.  Cette  tablette  pèle  6 onces  3 gros  24, 
grains,  ou  3696  grains:  elle  a perdu  dans  l’eau  dillillée 
1360  7 grains  : ce  qui  donne  pour  fa  pelànteur  Ipéciftque 
27166.  Le  pouce  cube  pèfe  i once  6 gros  6 grains;  & 
Je  pied  cube  190  livres  2 onces  4 gros  53  grains. 

'466.  Marbre , dit  Verrette  nouveau.  Du  Cabinet  du  Roi.  Petit 

livret  de  3 pouces  de  long,  liir  2 pouces  de  large,  & 
6 7 lignes  d'épaillêur.  Ce  marbre , qui  le  trouve  en  Lan- 
guedoc , eR  varié  de  blanc , de  rouge , de  gris , de  noir  & 
de  vert.  Ce  petit  livret  pèle  6 onces  4 gros  41  7 grains  , 
otT378  5 7 grains  : il  a perdu  dans  l’eau  dillillée  1326  grains: 
ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  Ipécifique  28546.  Le  pouce 
cube  pèfe  1 once  6 gros  58  grains  : & le  pied  cube  199 
livres  1 3 onces  1 gros  1 6 grains 

Marbre , dit  Griotte  tF Italie.  Donné  par  M.  Boullée , de 
l’Académie  d’Architeélure.  Tablette  en  forme  de  livre , de 
pouces  t ligne  de  long,  fur  3 pouces  t ligne  de  large, 
& ^o  7 lignes  d’épailTeur.  Le  nom  qu’on  a donné  à ce  mar- 
bre, à caule  de  fa  beauté  & de  la  bnellê  de  fon  grain , lemble 
faire  croire  qu’il  vient  d’Italie  : c’eR  cependant  un  marbre 
de  France,  dont  la  carrière  eR  en  Languedoc.  11  eR  d’un 
gros  rouge  de  griottes,  mêlé  de  rouge -brun,  & varié  de 
quelques  petits  filets  & taches  blanchâtres.  Cette  tablette 
pèle  1 livre  7 onces  5 gros  8 grains , ou  1 3 6 1 6 grains  : 
elle  a perdu  dans  l’eau  dillillée  49  5 6 7 grains  : ce  qui  donne 
pour  là  pefanteur  fpécifique  2747  t.  Le  pouce  cube  pèle 

1 once  6 gros  t8  grains  a & le  pied  cube  192  livres  4 
onces  6 gros  1 grain. 
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Marbre  Campan  vert,  de  la  vallée  d’Or , dans  le  comté  de 
orre  en  baflë  Galcogne.  Du  Cabinet  du  Roi.  Tablette 
7 pouces  I ligne  de  long , fur  4 pouces  de  large , & 
13  lignes  d cpaifléur , étiqij^tée  , Campan  vert. 
marbre  eA  d’un  vert  léger , varié  de  blanc , de  blanchâtre 
& d’un  peu  de  rougeâtre.  Cette  tablette  pèle  3 livres  12 
onces  6 gros  17  7 grains,  ou  3 500P  grains  : elle  a perdu 
dans  l’eau  diftillée  1 2769  f grains  : ce  qui  donne  pour  là 
pefanteur  fpécilîque  27417.  Le  pouce  cube  pèle  i once 
6 gros  i6  grains;  & le  pied  cube  19 1 livres  14  onces 

5 gros  46  grains. 

4^9.  Marbre  Campan  rouge , de  la  vallée  d’Or,  dans  le  comté 
de  Bigorre  en  baüè  Galcogne.  Du  Cabinet  du  Roi.  Tablette 
de  3 pouces  7 lignes  de  long , fur  2 pouces  9 ~ lignes  de 
large , & 7 lignes  d’épailTeur , marquée  du  n.°  .2^/.  Ce 
marbre  cA  varié  de  gros  rouge,  de  blanc,  de  gris -clair  & 
de  verdâtre.  Cette  tablette  pèle  i o onces  1 gros  4 7 grains , 
ou  5 8 3 6 7 grains  : eUe  a perdu  dans  l’eau  diAillée  21427 
grains:  ce  qui  donne  pour  fa  pelânteur  IpéciAque  27242.  Le 
pouce  cube  pèle  1 once  6 gros  9 grains  ; & le  pied  cube 
190  livres  1 1 onces  o gros  60  grains. 

470.  Marbre,  dit  Cervelat , de  la  vallée  d’Or,  dans  le  comté 
de  Bigorre  en  baAè  Galcogne.  Du  Cabinet  du  Roi.  Tablette 
de  2 pouces  8 7 lignes  de  long,  llir  i pouce  10  lignes  de 
large , & 3 ^ lignes  d’épaiAêur , étiquetée , Cervelat  d Italie, 
H.  art.  to.  //."  18.  26p.  Ce  marbre  eA  varié  de  gris, 
de  rouge  & de  noir.  Cette  tablette  pèfe  2 onces  5 gros 
44  grains , ou  i j 5 6 7^-  grains  : elle  a perdu  dans  l’eau 
diAillée  572  7 grains:  ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  (péci- 
fique  27 19  J.  Le  pouce  cube  pèle  i once  6 gros  7 grains; 

6 le  pied  cube  190  livres  3 onces  6 gros  32  grains. 

Marbre  de  la  vicomte'  de  Turenne , en  bas  LimoAn.  Du 

Cabinet  du  Roi.  Tablette  de  2 pouces  10  lignes  de  long, 
fur  I pouce  1 1 f lignes  de  large , & 6 lignes  d’épailTeur , 
marquée  du  n.“  i Ce  marbre  eA  varié  de  gris  clair,  de 
gris  foncé,  de  rouge  de  blanchâtre.  Cette  tablette  pèle 
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^ onces  7 gros  i8  -J  grains,  ou  28 z6  ^grains:  elle  a perdu 
dans  l’eau  diflillée  104a  -j  grains:  ce  qui  donne  pour  fa 
pefanteur  fpc'cifique  2^122.  Le  pouce  cube  pèfe  i once  6 
gros  5 grains;  & le  pied  cube  185)  livres  13  onces  3 gros 
* 2a  grains. 

'4.7a.  Marbre  de  Vieax , en  Normandie.  Du  Cabinet  du  Roi. 

^ Tablette  de  a pouces  1 1 lignes  de  long , fur  a - pouces  de 
large , & 1 4 lignes  d’cpaiflèur.  Ce  marbre  eft  varié  de  rouge , 
de  blanc , de  gris  & de  jaune.  Ceye  tablette  pèle  1 3 onces 
a gros  63  grains,  ou  7697  grains  : elle  a perdu  dans  l’eau 
didiilée  2798  grains  : ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  Ipéci- 
fîque  27309.  Le  pouce  cube  pèle  i once  6 gros  19  grains  ; 
& le  pied  cube  192  livres  9 onces  o gros  3 grains. 

S.  I I. 

'Marbres  de  Flandre  & des  Prys-bas. 

Marbre  noir  & blanc  de  Namur.  Du  Cabinet  du  Roi. 
Tablette  de  3 pouces  a lignes  de  long,  fur  a pouces  3 
lignes  de  large,  & 2 à 3 lignes  d’cpailfeur,  marquée  du  »/ 
\j  8.  Ce  marbre , qui  le  trouve  auprès  de  Namur , eft  d’un 
noir  taché  de  blanc  & d’un  peu  de  gris.  Cette  tablette , qui 
a les  angles  abattus,  pèfe  3 onces  2 gros  22  ^ grains , ou 
11894 -^grains  telle  a perdu  dans  l'eau  diftillée  097^  grains: 
ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  Ipécifique  27 1 67.  Le  pouce 
cube  pèle  1 once  6 gros  6 grains;  & le  pied  cube  190 
Üvres  2 onces  3 gros  4^  grains. 

474.  * Marbre  Tigre,  de  Flandre.  Du  Cabinet  du  Roi.  Tablette 
de  3 pouces  a lignes  de  long,  fur  2 ^ pouces  de  large,  & 
4 lignes  d’épailleur.  Ce  marbre  eft  varié  de  gris,  de  blanc, 
de  jaune  & de  rougeâtre.  Cette  tablette  pèle  4 onces  i gros 
39  * gratis,  ou  2413-^  grains  : elle  a perdu  dans  l’eau 
diftillée  892  j grains  : ce  qui  donne  pour  là  pefanteur  Ipéci- 
lique  27062.  Le  pouce  cube  pèle  1 once  6 gros  2 grains; 
& le  pied  cube  189  livres  6 onces  7 gros  40  grains. 

47 5<  Marbre  d'Kjhe'e.  Du  Cabinet  du  Roi.  Tablette  de  2 pouce* 
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I O 7 lignes  de  iong , fur  2 pouces  i ligne  de  large , & 7^ 
lignes  d'épaiflêur.  Ce  marbre  efl  varié  de  rouge,  de  jaune, 
de  gris  & de  blanc.  Cette  tablette  pèle  7 onces  o gros 
grains , ou  40^5  grains  ; elle  a perdu  dans  l'eau  diAillée 
14^7  4 • ce  qui  donne  pour  la  pelânteur  Ipécifique  * 

27525.  Le  pouce  cube  pèle  i once  6 gros  20  grains; 

& le  pied  cube  ip2  livres  10  onces  6 gros  27  grains. 

476.  Marbre,  dit  Griotte  de  Fltwdre.  Du  Cabinet  du  Roi. 
Tablette  de  2 7 pouces ^e  long  , fur  i -J  pouce  de  large, 

& 7 X lignes  d’cpaiflèur,  étiquetée.  Griotte  de  Flandre.  ^ 6 r. 

Ce  marbre  ell  d’un  gros  rouge , mêlé  de  gris  & d’un  peu  de 
blanc.  Cette  tablette  pèfe  5 onces  2 gros  59  grains, ou  3083^ 
grains  : elle  a perdu  dans  l’eau  diHillée  11387  grains: 

. ce  qui  donne  pour  la  pelânteur  IpéciUque  27080.  Le  pouce 
cube  pèfe  i once  6 gros  3 grains:  & le  pied  cube  189 
livres  8 onces  7 gros  49  grains. 

S.  III. 

'Marbres  des  Pyrénées. 

4-77.  Marbre  gris-blanc , des  Pyrénées,  Du  Cabinet  du  Roi. 
Tablette  de  7 pouces  i ligne  de  long,  fur  5 pouces  de 
large , & environ  7 lignes  d’épailfeur , étiquetée , des  Pyré- 
nées. jf.0.  Ce  marbre  eli  varié  de  blanc,  & de  gris  mêlé 
de  rougeâtre,  avec  de  petites  lignes  courbes  vertes , dans 
lefqueiles  font  des  points  pyriteux.  Cette  tablette  pèle  2 livres 

4 onces  O gros  48  grains,  ou  20784  grains  : elle  a perdu» 
dans  l’eau  dillillée  7^25  7 grains  : ce  qui  donne  pour  la 
pefanteur  lj>écifique  27256.  Le  pouce  cube  pèfe  i once 
6 gros  10  grains;  & le  pied  cube  190  livres  12  onces 

5 gros  27  grains. 

Marbre  violet,  des  Pyrénées.  Du  Cabinet  du  Roi.  Ta- 
blette de  6 pouces  1 1 lignes  de  iong , for  4 pouces  6 7 
lignes  de  large,  & environ  8^9  lignes  d'épailfeur,  mar- 
quée du/;.'  Le  fond  de  ce  marbre  ell  d’un  gros  rouge, 
varié  de  beaucoup  de  taches  blanches  , qui  redèmblent  à des 
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pc^trificatlons  de  vers  à tuyaux,  li  a auflî  quelques  petites 
taches  noirâtres.  Cette  tablette  pè/ê  a livies  lo  onces  3 
gros  45*7  grains,  ou  24453  T grain*  •*  elle  a perdu  dans 
l'eau  diflillce  9003  grains  : ce  qui  donne  pour  la  pefanteur 
fpécifique  27 1 62.  Le  pouce  cube  pèle  i once  6 gros 

0 grains;  & le  pied  cube  ipo  livres  2 onces  1 gros  11 
grains. 

47ÿ.  AI  arbre , dit  Berg-op-jfiom.  Du  Cabinet  du  Roi.  Tablette 

de  7 pouces  i ligne  de  lon^ , fur  4 pouces  1 1 lignes  de 
large,  & 10  â ii  lignes  dépaidèur,  étiquetée,  Ècrg-op~ 
Ifiom,  Ce  marbre  e(l  varié  de  gros  rouge,  de  blanc , de  gris- 
verdâtre  & de  noirâtre.  Cette  tablette  pèle  3 livres  3 onces 
,5  gros  25  7 grains,  ou  29761  7 graiiu:  elle  a perdu 
dans  l’eau  difliliée  110197  grains:  ce  qui  donne  pour  là 
pelanteur  fpécrfique  27008.  Le  pouce  cube  pèfc  i once  6 
gros  ; & le  pied  cube  1 89  livres  o once  7 gros  12  grains. 

480.  . 'Marbre , dit  Brèche  violette  des  Pyréné(s.'  Du  cabinet  de 
M.  le  duc  de  la  Rochefoucâult.  Tablette  de  3 pouces  27 
lignes  de  long,  fur  i poucè  i i lignes  de  large;  & 4 7 lignes 
d’épailîèur , étiquetée , Piecira  en  la  cantera  de  ios  montes 
Pyreneos.  n.°  66.  Ce  marbre  eft  varié  de  rouge  vineux, 
de  grjs  foncé , *de  blanchâtre  & d’un  peu  de  jaunâtre , le 
tout  par  taches.  Cette  tablette  pèle  3 onces  6 gros  8 -f  grains , 
ou  2'i68  L grains:  e|le  a perdu  dans  l’eau  didiilée  800 
grains  : ce  qui  donne  pour  la  pelanteur  fpécilîque  27084.  Le 
pouce  cube  pèfe  i once  6 gros  3 grains  ; & le  pied  cube 
189  livres  9 onces  3 gros  19  grains. 

481.  Marbre,  dit  Brèche  grife  de  la  (arrière  de  Barbe  fan,  dans 
les  Pyrénées.  Du  Cabinet  du  Roi.  Tablette  de  2 pouces 

1 I lignes  de  long,  fur  2 pouces  8 lignes  de  large,  & 7 7 
lignes  d’épaiflèur , marquée  du  n.“  / 6.  Ce  marbre-  ell  varié 
de  gris  clair , de  blanc , de  noir  & de  jaune.  Cette  tablette 
pèle  8 onces  i gros  ii  grain%,  ou  4691  grains:  elle  a 
perdu  dans  l’eaü  dilUjlée  1735  grains:  ce  qui  donne  pour 
fa  pefanteur  fpécifique  27037.  Le  poUce  cube  pèfe  x once  • 

* C c 
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6 gros  I grain;  & le  pied  cube  i8p  livres  4.  onces  C 
gros  1 1 grains. 

S.  I V.  *. 

A^drhes  d Efpügne  & de  Portugal. 

482.  M An  B UE  uoW  des  cafrières  de  Pifaiye,  Du  cabinet  de 
M.  le  duc  de  la  Rochefoiicaiilt.  Tablette  de  3 pouces 
2 i lignes  de  long , fur  13  f lignes  de  large,  & 4 lignes 
d’cpailfeur,  étiquetée,  Piedrû  de  las  cailleras  en  Vifcaya.  n* 
jf2.  Ce  marbre  eft  noir , & tflché  de  blanc.  Cette  tablette 
pelé  3 onces  7 gros  22  grains,  ou  2254  grains:  elle  a 
perdu  dans  l'eau  diftillée  832-^  grains;  ce  qui  donne  pour 
là  jselànteur  fpécifique  270^7.  Le  pouce  cube  pèle  i onc* 
6 gros  3 grains;  &.  le  pied  cube  1 8p  livres  j onces  4 gros 
2 grains. 

483.  Marbre  noir,  rayé  de'  Halte  des  carrières  de  Bifcaye.  Du 

cabinet  de  M.  le,  duc  de  la  Rochefoucault.  Tablette  de*  3 
pouces  2^  lignes  de  long,  fut  23  lignes  de  large,  & 4 
lignes  d epaifleur  , étiquetée , Piedra  de  las  canteras  de  Vif- 
eaya.  11."  44.  Ce  marbre  cfl  noir,  taché  & rayé  de  blanc. 
Cette  tablette  pelé  3 onces  3 gros  49 f grains,  ou  1993  T 
grains  : elle  a perdu  dans  l’eau  diÜillée  735  grains:  ce  qui 
donne  pour  fa  pefinteur  fpécihque  27 1 09.  Le  pouce  cube 
pcfe  r once  6 gros  4 grains  : & le  pied  cube  189  fivres 
12  onces  I gros  48  grains.  ’ < 

•484.  Marbre  noir  & blanc  des  carrières  de  Bifcaye.  Du  cabi- 
net de  M.  le  duc  de  la  Rochefoucault.  Tablette  de  3 ^ poit- 
ces  de  long  , fur  2 3 lign'es  de  large , & 4 7 lignes  d'épaif' 
leur , étiquetée , Piedra  de  las  cailleras  en  Vifeaya.  n."  44. 
Ce  marbre  eft  blanc , & taché  de  noir.  Cette  tablette  pèle  3 
onces  7 gros  3 i f grains,  ou  226}  grains:  elle  a perdu 
dans  l’eau  diflillée  839  ÿ grains:  ce  qui  donne  pour  f» 
pelanteur  fpécifique  26973.  Le  pouce  cube  pèfè  i oncs 
J. gros  71  grains;  & le  pied  cube  188  livres  12  once 
• 7 gros  58  grains.  * 
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485-  . Afarire  noir  & rouge  Aes  carrières  de  Bifcaye,  Du  cabinet 
de  M.  le  duc  Je  la  Kochefoucault.  Tablette  Je  3 pouces 
de  long,  fur  22  f lignes  de  large,  & 4 7 lignes  dcpaillêur, 
étiquetée,  PieJra  de  las  canteras  en  Vifcaya.  n.°  Ca 
marbre  ell  d’un  rouge  de  brique,  avec  beaucoup  de  taches 
noires  , & quelques  petites  tacites  blanchâtres.  Cette  tablette 
pèle  3 onces  7 gros  ^6^  grains,  ou  2258  ^ grains:  elle  a 
perdu  dans  l’eau  diïlillée  838  -^grains:  ce  qui  dot^ne  pour 
h peûnteur  fpécifique  26946.  Le  pouce  cube  pèle  i once 
3 gros  70  grains;  & le  pied  cube  188  livres  9 onces 
7 gros  44  grains.  1 

'^96.  Marbre  de  la  carrière  de  la  montagne  de  Santander , en 
Bilcaye.  Du  cabinet  de  M*-le  duc  de  la  Rochefoucault. 
Tablette  de  3 pouces  2^  lignes  de  long,  fur  23  7 lignes 
de  large,  & 3 * lignes  dcpaillêur,  étiquetée,  Pkdra  ey  la 
caméra  de  la  montagna  de  Santander.  n,"  çi.  Ce  marbre  ell 
d’un  gros  rouge  , taché  de  blanchâtre  demi  - tranfparcnt. 
Çette  ublette  pèle  3 onces  i gros  70  -J  graine,  ou  1870  ^ 
grains:  elle  a perdu  dans  l’eau  diïlillée  690  7 grains:  ce 
qui  donne  pour  là  pefailteur  fpécifique  27102.  Le 'pouce 
cube  pelé  I once  6 gros  4 grains;  & le  pied  cube  189 
livres  1 1 onces  3 gros  28  grains. 

487.  Marbre  de  la  carrière  de  Loyola , en  Bifcaye.  Du  cabinet 
de  M.  le  duc  4c  la  RochefdUcault.  Tablette  de  3 pouces 
2 ^ lignes  de  long,  fur  227  lignes  de  large,  & 47  lignes 
d'épaillêur , étiquetée , Piedra  en  la  contera  de  Loyola  en 
Vifcaya.  n.°  ptf.  Ce  marbre  ell  d’un  rouge  très-pâle',  mêlé 
de  gris , & taché  de  gris-brun.  Cette  tablette  pèle  3 onces 
6 gros  I |-  grains,  ou  2161  f grains:  elle  a perdu  d..ns 
l’eau  diïlillée  7967  grains:  ce  qui  donne  pour  fa  pelan- 
teur  Ipécilique  27129.  Le  pouce  cube  pèle  i once  6 gros 
5 grains;  & le  pied  cube  189  livres  14  onces  3 gros 
42  grains.  ' • * • 

'488.  M<irbre  jaune  des  carrières  de  Loyola,  en  Bilcaye.  Du 
cabinet  de  M.  le  duc  de  la  Rochefoucault.  Tablette  de  3 
pouces  3 ^ lignes-  de  long,  fur  23  lignes  de  large,  & 4 7 

Ccii  > 


204  P £S  A'NTEU  R ' s P ÊC  JF  IQUE 
Mgreî  dcpaiflêur,  étiquette  , Pie</m  t/e  /as  ctmleias  de  Loyola 
t/l  yjit/ya.  //^.  v-e  marbre  ill  »i'uii  jaune- rouliàtre , 
tac;  é cunlufciTU-li!  ilc  rougcâire,  & Varié  de  quelques  petites 
taches  blanchâtre.'.  Cette  lanletle  pé(è  3 onces  6 gros  3 i 
gr.iins  ,011  2191  ^>r  ins  : elle  a perdu  dans  l’eau  diÜillée 

808  f grains  : ce  qui  comic  pour  là  pelànteur  l'pccifique 
27090.  Le  pruce  cube  pelé  1 once  6 gros  3 graine;  & 
le  pied  cube  189  livres  10  onces  o gros  46  grains. 

489.  yl  ftir/ire  des  carrières  de  Tortofe , en  Catalogne.  Du  cabinet 
de  M.  le  duc  de  la  Rocheloucault.  Tablette'de  3 pouces 
2 lignes  de  long,  fur  23  -j  lignes  de  large,  & 4f  lignes 
dcpailTiur,  étiquetée,  Piedra  de  lus  canteras  de  Tortofa 
en  Cata/unia.  n."  40.  Ce  marUre  ell  tacheté  de  gris  clair, 
de  jaunâtre,  de  rougeâtre  & d’un  peu  de  blanchâtre.  Cette 
tab  çite  pèle  4 onces  o gros  de  grain,  ou  2304I  grains; 
elle  a perdu  dans  l’eau  dilliHce  859^  grains  : ce  qui  donne 
pour  la  pelànteur  Iptcifique  26821.  Le  pouce  cube  ptfe 
once  5 gros«6j  grains;  &.  le  pied  cube  187  livres  14 
onces  7 gros  44  grains. 

490.  Aldrbre  violet  des  carrières  de  'Portofe , en  Catalogne.  Du 

cabinet  de  M.  le  duc  de  la  Rochefoucault.  Tablette  de  3 
pouces  2 ^ lignes  de  long,  fur  23  lignes  de  large,  & 4 
lignes  d’épailîeur,  étiquetée,  Piedra  de  las  ednteras  de  Tor~ 
tofa  en  CalaJunia.  n.“  47.  C^  marbre  eR  d’un  beau 
violet,  avec  des  taches  jaunâtres,  dont  quelques-unes  tirent 
fur  le  roux,  & d'autres  fur  le  gris-brun:  11  a auffi  quelques 
petites  taches  blanches.  Cette  tablette  pèle  3 onces  4 gros  6 Ÿ 
grains,  ou  2022  j grains:  elle  a perdu  dans  l’eau  dillillée 
749  grains  : ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  Ipécilîque  26998. 
Le  pouce  cube  pcfê  i once  6 gros  ; & le  pied  cube  188 
livres  i 3 onces  6 gros  i 3 grains.  . 

4PI*  * Alarbre , dit  Brocatelle , de  Tortolè  en  Catalogne.  Du 
Cabinet  du  Roi.  Tablette  de  3 pouces  i 7 ligne  de  long, 
fur  23  lignes  de  large,  & 67  lignes d’épaillèur.  Ce  marbre 
eR.d’un  violet  varié  de  beaucoup  de  jaunâtre  & d’un  peu 
de  gris-brun , avec  quelques  petites  taches  aioiràues.  Le  grise 
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trun  paroît  être  des  portions  de  coquille.  Cette  tabiitie  pc!ê 
6 onces  j gros  42  | grains,  ou  37  1-4  y grains  : tlie  a perdu 
dans  l'eau  dillilice  1401  } grains:  ce  qui  donne  pourra 
pefaiiteur  (pccifique  ^6498.  Le  pouce  cube  pelé  i once 
5 5 3 ^ cube'  j 85  livres  7 onces' 6 

gros  I 5 grains. 

4P 2.  Alarbre  <ii»  carrières  ef  Aragon.  Du  cabinet  de  M.  !e  duc 
de  la  Rochefoucault.  Tablette  de  3 -j  pouces  de  long , fur 
22  7 lignes  de  large,  & 4.7  lignes  d'épaiffeur , c'tiquHc'e  „ 
hiejra  de  la  cantera  del  rei/io  de  Aragon,  n,*  j 8.  Le  lond'de 
la  couleur  de  ce  marbre  ell  üàbelle,  avec  une  légère  teinte 
de  rouge,  & quelques  taches  d’un  brun  clair.  Cette  tablette 
pèfè  3 onces  7 gros  de  grain,  ou  2232  ÿ grains:  elle 
a perdu  dans  l’eau  diftillce  8 27  | grains  : ce  qui  donne  pour 
fa  pelânleur  Ipécifique  26^/2.  Le  pouce  cube  pèfe  i once  5 
gros  71  grains;  _&  le  pied  cube  188  livres  12  onçes'ô  gros 
66  grains. 

493*  Marine  jaune  des  carrières  d'Aragon.  Du  cabinet  de  M. 
le  duc  de  la  RochefoucaulL  Tablette  de  3 pouces  2 ^ lignes 
de  long,  fur  22  ÿ Jignes  de  large,  & 4-j  lignes  d’c'paiircur, 
étiquetée,  Piedra  en  las  canteras  de  Aragon.' n."  ÿj.  Ce 
marbre  ett  d'un  jaunâtre  laie,  taché  de  lilas  faîe.  Vu  à la  loupe, 
il  paroît  compofé^  de  petits  œufs  de  iirtïaçon.  Cette  tablette 
pèle  3 onces  4 gros  61  | grains,  ou  2077  > elle  a 

perdu  dans  l'eau  dillilice  775  ÿ grains:  et  qui  donné  pouffa 
pelanteur  fpéci tique  2678  8.  Le  pouce  cube  pèfe  s once  j gros 
64  grains  ; Si  le  pied  cube  1 87  livres  8 onces  s.  gros  3 grains. 

’4p^  Marbre , dit  Brèche  de  ta  tarrière  de  Rida.  Du  cabinet 
de  M.  le  duc  de  la  Rociieloucault.  Tablette  de  3 pouces 

2 y lignes  de  long,  (ue^aa.-*  lignes  de  large,  & 47  lignes 
d'épaitfeur , étiquetée , Piedra  de  la  cantera  de  Rida  en 
Aragon.  n.°  73-.  Ce  marbre  ell  d’un  rouge  d’ochre  , varié 
de  grandes  & de  petites  aaches  noires.  Cette  tablette  pèle 

3 onces  6 ^ros-  38-1^  grains,  ou  2ip8  -J- 'grains:  elle  a 
perdu  dans  leau  dillilice  830  j grains  : ce  qui  donne  pour 

' ùi  pelanteur  fpéciiique  26483.  Le  pouce  cube  pèle  I once 
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5 8’’°^  5 3 g>‘-'ir>sr&  le  pied  cube  i3j  livres  6 onces 
O gros  5 5 grains, 

'Marbre  blanc  rie  la  carrière  rie  BaAajoi,  au  royaume  de 
Leon.  Du  cabinet  de  M.  le  duc  tic  la  Rochefoucauft.  Ta- 
blette de  3 pouces  a -J  lignes  de  long , fur  lignes  de  large, 

6 4 f lignes  d’iîpaillèur,  étiquetée , PieJra  marmol  blanco  en 
la  caillera  Je  BaJajoi,  ii."  6y.  Ce  marbre  ell  blanc,  & 
varié  de  quelques  raies  roulTàtres.  Cette  tablette  pèle  3 onces 
6 gros  44  f grains,  ou  1204^  grains:  elle  a perdu  dans 
l’eau  diftillée  8 i i -J  grains  : ce  qui  donne  pour  fa  pefin;eur 
Ipécifique"  27162.  Le  pouce  cube  pèle  i once  6 gros  6 
grains  ;&  le  pied  cube  ipo  livres  2 oncej  i gros  1 1 grains. 

4P  6.  Alarbre  noirâire  ries  carrières  Ju  royaume  Je  Le%n.  Du 

cabinet  de  M.  le  duc'de  la  Rochefoucault.  Tablette  de  3 
pouces  3 i lignes  de  long,  fur  23  lignes  de  large,  & 4.7 
lignes  d’épaillêur , étiquetée , Picrlra  Je  las  Awteras  en  el 
Reyna  Je  Leon,  n."  rf.6.  Ce  marbre  e(l  noirâtre,  varié  de 
quelques  raies  blanches,  & de  cpielqucs  autres  deacouleur 
d’ochre.  Cette  tablette  pèle  4 onces  o gros  16  ^ grains, 
ou  2320  ^ grains  elle  a perdu  dans  l’eau  diftillée  8561- 
grains:  ce  qui  donne  pour  la  pefanteur  Ipécifique  270P2. 

Le  pouce  cube  pèle  i once  6 gros  3 grains;  & le  pied 

cube  189  livres  10  onces  2 gros  3 i grains.  • 

4P7*  Marbre  gris  ries  carrières  Ju  royaume  Je  Le'on.  Du  cabinet 
de*M.  le  duc  de  la  Rocheloucault.  T3l**ette  de  3 pouces 
2 7 lignes  de  long,  fur  23  7 lignes  de  large,  & 47  lignes 
d’épailfeur , étrquetée , PieJra  en  la  cantera  rlei  Reyno  Je 
Leon.'  n°  6 y.  Ce  marbre  eft  d’un  gris-brun  , varié  de  tacites  • 

& de  raies  blanches.  Cette  tablélte  pèle  3 onces  gros 
367  grains , ou  22167  g’rains  : eltê  a perdu  dans  l’eau  dif 
tillée  820 {-  grains:  ce  q .i  donne  pour  ..t  pelânteur  Ipéci- 
fique 27010.  Le  pouce  cube  pèfe  i once  6 gros;  6c  le 
pied  cube  i8p  livres  i once  o gros  6p‘ grains. 

4P 8.  Aiarhre  Jes  carrières  rie  VJla-mayor  à Sant-Iago,  en 

• Galice.  Du  cabinet  de  M.  le  duc  delà  Rochefoucault.  Ta"? 
blctfe  de '3  pouces  2 -J-  lignes  de  long,  fur  23  lignes  dç 
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large,  & 4t  lignes  dcpaiflèur,  étiquetée,  PieJra  de  las 
canteras  de  ViUa-mayor  de  Sünl-Jago.  nf  / r.  Ce  marbre 
a un  fond  grisâtre,  mêlé  de  rouge  léger,  & dej>lanc  demi- 
tranfparent.  Cette  tablette  péfê  3 onces  7 gros  7 grains, 
ou  îi73  7 grain.s  : elle  a perdu  dans  l’eau  didillée  8 5 i |- 
grains:  ce  qui  -donne  pour  là  pefanteur  Ipécifique  aé6S8. 

Le  pouce  cube  pèfe  i once  5 gro.s  60  grains  ; & le  pied 
cube  i8é  livres  13  onces  o gros  42  grains. 

4PP*  jaune  des  carrières  de  Villa- nuiyor  p Sant-lago  , • 

en  Galice.  Du  cabinet  de  M.  le  duc  de  la  Rochefoucaiilt. 
Tablette  de  3 pouces  x j-  lignes  de  long,  fur  xx^  lignes 
de  large,  & 4 7 lignes  d'épailléur,  étiquetée,  Piedra  de  las 
canteras  de  Villa -mayor  de  Sant-lago.  n."  i€.  Ce  marbre 
a un  fond  jaunâtre , varié  de  ttches  gris-blanc  & de  blets 
bruns;  il  a aulTi  du  rougeâtre  placé  dans  du  blanc  demi-tranl- 
parenl.  Cette  tablette  pèle  3 onces  6 -gros  6 7 grains , ou 
• a 1 66  7 grains  : elle  a perdu  dans  l’eau  dibillée  8 o j 7 grains  : 
ce  qui  donne  pour  là  pelànteur  fpécibque  i6889.- Le  pouce 
cube  pèfe  i once  j gros  68  grains;  & le  pied  tube  188 
livres  3 onces  4 gros  35J.  grains.  • 
fjoo.  Marbre  vineux  des  carrières  de  Villa-mayor  à Sant-Iagt),  , 
en  Calice.  Du  cabinet  de  M.  le  duc  de  la  Rochefoucault. 
Tablette  de  3 pouces  x lignes  de  long,  fur  2-3  lignes 
de  large,  & 4 7 lignes  d’épailTeur,  étiquetée,  Piedra  en  las 
canteras  de  Villa-mayor  de  Sant-lago.  n.°  pp.  Ce  màrbrç 
cR  d'un  vineux  clair,  varié  de  taches  & de  bandes,  d’un 
blanc  demi-tranfparent.  Cette  tablette  pèfe  3 onces  5 gros 
3 i grains"  ou  20pi  ^ grains:  elle  a perdu  dans  l’eau  dit 
lillée  7827  grains  : ce  qui  donne  pour  la  pelànteur  Ij^écibque 
26727.  Le  jx)uce  cube  pelé  i once  j gros  62  grains; 

& le  pied  cube  187  livres  i once  3 gros  28  grains. 

JOI.  Marbre,  dit  Brèche  des  carrières  de  Villa-mayor  à Ssnt- 
lago , en  Galice.  Du  cabinet  de  M,  le  duc  de  la  Roche- 
foucault.  Tablette  de  3 pouces  2 ^ lignes  de  long,  fur  22  ^ 
lignes  de  large,  & 4 lignes  d’épajlTeur,  étiquetée,  Piedra 
de  las  canteras  en  Villa-mayor  de  Sant-lago,  y i.  Le 
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fou  J Je  ce  marbre  efl  J'an  rouge  de  brique,  varie  de  petiter 
tacîies  blaHcIiàtres , dont  quelques-unes  tirent  fur  le  jaune, 
de  quelques^  taclîcs  grifes  & de  quelques  taches  noires.  Celte 
4ablette  pefe  3 onces  : gros  grains,  ou  ip^o-j  grains: 
elle  a perdu  dans  l’eau  dillillJe  7 34  7 grains  : ce  qui  donne 
pour  la  pelaiiteur  Ipccilique  26416.  Le  p*  uce  cube  pèle 

1 once  5 gros  50  graips  ; & le* pied  cube -184  livres  14 
onces  4 gros  53  grains. 

502.  Marlre  l>I(;nc  des  carrières  de  la  vieille  Caftille.  -Du  cabi- 
net de  M.  le  duc  de  la  Rochefoucault.- Tablette  de  3 pouces 

2 f lignes  de  long,  fur  227  lignes  de  large,  5*  47  lignes 
d’cpailleur  , éliqueltîe  , Fiedra  blatua  de  las  canteras  em 
Expeion,  w,"  2$.  Ce  marbre  efl  d’un  blanc-gris,  varié  de 
filets  noirâtres  qui  paroiflftit  comme  autant  de  gerfures. 
Cette  tablette  pèle  3 onces  ^ gros  jp  f grains,  ou  2147-5- 
grains  : elle  a perdu  dans  l’eau  dillillce  7^9  grains  : ce  qui 
donne  pour  fa  pefantcur  rpccillque  27008.  Le  pouce  cube 
pefe  I once  6 gios  ; & le  pied  cube  1 89  livres  o once 

■ 7 gros  i’2  grains. 

J 03.  Âlathre  liane  tachftè  des  carrières  de  la  vieille  Caftille. 
Du  cabinet  de  M.  le  duc  de  la  Rochefoucault.  Tablette  de 

3 ponces  2^  lignes  de  long,  fur  23  lignes  de  large,  6c 

4 f lignes  d’cpaillêur , étiquetée , Fiedra  de  las  canteras  en 
Expeifin.  n.°  nj.  Le  fond  de  ce  marbre  efl  d’un  blanc- 
grisâtre  , varié  de  taches  rouges  6c  de  taches  jaunâtres.  Cette 
tablette  pefe  3 onces  j gros  677  grains,  ou  2 i 5 j -j  grains  : 
elle  a perdu  dans  l’eau  dillillce  803  ^ grains:  ce  qui  donne 
pour  fa  pefanteur  fpécifique  26815;.  Le  pouce  cube  pèle 

1 once  3 gros  65  grains;  6c  le  pied  cube  187  livres  1 1 

onces  2 gros  17  grains.  ‘ . 

Alarltre  gris  des  carrières  de  la  vieille  Caflille,  Du  cabinet 
de»/.l.  le  duc  de  la  Rochefoucault.  Tablette  de  3 pouces 

2 Ÿ lignes  de  long,  fur  224  ligne*  de  large,  Sc  4 7 lignes 
d’epailléur  , étiquetée,  Fiedra  de  las  canteras  en  Expeion.  /;.* 
jp.  Ce  marbre  ell  d’uivgris  taché  de  jaune.  Cette  tablette 
pt.'e  3 onces  j gros- 70  ^ grains,  ou  2^1  j8  | grains:  elle 

^ a perdu 
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a perdu  dans  l’eau  didillée  799  ÿ grains  : ce  qui  donne 
pour  Ta  pefanteur  rpécilique  a/ooo.  Le. pouce  cube  pèle 

1 once  6 gros  ; & le  pied  cube  1 8 9 livres. 

JO  J.  Alarbre  jaune  des  carrières  de  la  vieille  CapHle.  Du 
cabinet  de  M.  le  duc  de  la  Rochefoucault.  Tablette  de  3 
pouces  a 7 lignes  de  Ion;,  fur  xx  jlignes  de  large,  & 3 7 
lignes  d’épailFeur,  étiquetée,  Piedra  amarilla  de  las  can- 
teras  en  Expeipn.  n,°  26.  Ce  marbre  efl  d’un  jaunâtre 
varié  de  quelques  filets  rouLâtres.  Cette  tablette  pefe  2 
onces  7 gros  ^ de  grain,  ou  i6j6  -i-J-  grains:  elle  a 
perdu  dans  l’eau  diflillée  ^ 1 j ^ grains  : ce  qui  donne  pour 
fa  pelànteur  Tpceifique  26909.  Le  pouce  cube  pèle  i once 
j gros  69  grains;  .&  le  pied  cube  188  livres  j onces 
6 gros  3 3 grains. 

;jo6.  Marbre  jaune  tacheté  des  carrières  de  la  vieille  Caflille. 
Du  cabinet  de  M.  le  duc  de  la  RochefoucaulL  Tablette  de 

3 pouces  2 7 lignes  de  long,  fur  23  lignes  de  large  , & 

4 lignes  d’épaifTeur,  étiquetée,  Piedra  en  las  conteras  de  Ejx-. 

prioH.  fl.'i  9 6,  Ce  marbre  efl  d’un  jaune  tirant  fur  le  roux , 
joliment  tacheté  de  blanchâtre.  Cette  tablette  pèfê  3 onces 
4 5 3 grains , ou  2069  grains  : elle  a perdu  dans  l’eau 

diflillée  768  grains  : ce  qui  donne  pour  fa  peunteur  fpécifique 
26940.  Le  pouce  cube  pèle  i once  j gros  70  grains;  & 
le  pied  cube  188  livres  9 onces  2 gros  17  grains. 

'J07.  Marbre  orangé  des  carrières  de  la  vieille  Caflille.  Du  cabi- 
net de  M.  le  duc  de  la  Rochefoucault.  Tablette  de  3 pouces 

2 7 lignes  de  long , fur  22  7 lignes  de  large,  & 4 7 lignes 
d’épaifleur,  étiquetée,  Piedra  color  deoro  de  las  conteras  en 
Expeion.  n°  24.  Ce  marbre  efl  d’un  jaune-roux , varié  de 
quelques  petites  raies  rougeâtres,  comme  fondues  & peu 
déterminées , & de  quelques  filets  noirâtres  en  zigzags.  Cette 
tablette  pèle  3 onces  j gros  19  j-  grains,  ou  2107  7 grains: 
elle  a perdu  dans  l’eau  diflillée  783  grains:  ce  qui  donne 
pour  la  pelànteur  fpécifique  26913.  Le  pouce  cube  pèle 
.1  once  j gros  69  grains:  & le  pied  cube  188  livres  6 
onces  2 gros  3 grains. 
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JO 8.  -Marbre  vineux  Aes  carrières  de  la  vieille  CaflilU.  Du 
cabinet  de  M.  le-  duc  de  la  Rochefoucault.  Tablette  de  3 
pouces  2 lignes  de  long,  fur  2a  ^ lignes  de  large,  & 
4 -l-  lignes  d’épaifleur,  étiquetée,  Piedra  de  otro  généra  de 
las  canteras  en  Expe^on.  n.‘  a).  Ce  marbre  cft  d'une  jolie 
couleur  vineulê , variée  de  taches  d’un  brun  clair , d'autres 
grisâtres , d’autres  jaunâtres , de  quelques  petites  taches  noi- 
res & d'un  peu  de  blanc  demi-tranfparent , qui  en  font  un 
marbre  très- agréable.  Cette  tablette  pèfe  3 onces  6 gros 
62  ^ grains,  ou  2222  ~ grains  : elle  a perdu  dans  l'eau 
diüiilée  830-^  grains  : ce  qui  donne  pour  là  pelànteur  fpé- 
cifique  26750.  Le  pouce  cube  pèle  i once  j gros  63 
grains;  & le  pied  cube  187  livres  4. onces. 

jop.  Marbre  violet  des  carrières  de  la  vieille  Caflille.  Du  cabinet 
de  M.  le  duc  de  la  Rochefoucault.  Tablette  de  3 pouces 
a ^ lignes  de  long , fur  2 3 lignes  de  large , & 4 lignes 
depaill^,  étiquetée,  Piedra  Morada  de  las  canteras  en 
Expejon.  a/.  Ce  marbre  eft  d'un  beau  violet,  varié  de 
taches  jaunes,  grandes  & petites,  il  ell  très -beau.  Cette 
tablette  pèle  3 onces  j gros  16  -Hr  grains,  ou  2104-1^ 
grains  : elle  a perdu  dans  l’eau  diilillée  775»  grains  : ce 
qui  donne  pour  fa  pefanteur  Ipécihque  a6ppj.  Le  pouce 
cube  pèle  i once  6 gros  ; & le  pied  cube  188  livres  1 5 
onces  3 gros  37  grains. 

5 I O.  Marbre  violet  pâte  des  carrières  de  la  vieille  CafliUe.  Du 
cabinet  de  M.  le  duc  de  la  Rochefoucault.  Tablette  de  3 
pouces  de  long,  fur  23  lignes  de  large,  & 4 lignes  tfépaif 
leur , étiquetée , Piedra  en  tas  canteras  de  Expeiou.  n."  roj. 
Ce  marbre  ell  d’un  violet  pâle,  varié  de  petites  taches 
jaunes.  Cette  tablette  pèfe  3 onces  4 gros  67  grains , ou 
^®^3  fi’  grains:  elle  a perdu  dans  l’eau  diftillée  771  7V 
grains:  ce  qui  donne  pour  là  pefanteur  Ipéchique  27022. 
Le  pouce  cube  pèle  i once  6 gros  i grain  ; '&  le  pied  cube 
i8p  livres  2 onces  3 gros  51  grains. 

J 1 1 . Marbre , dit  Brèche  jaune  des  carrières  de  la  vieille  Caf- 
tille.  Du  cabinet  de  M.  le  duc  de  la  Rochefoucault.  Tablette 
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de  j pouces  i ^ lignes  de  long , fur  2 2 7 lignes  de  large , 
& 3 ^ lignes  d cpaillêur , étiquetée , Piedra  en  las  cercanias 
Je  Expejpu,  n!  io2.  Ce  marbre  ell  tout  entier  par  taches 
de  jaune-roulutre  & de  blanchâtre.  Cette  tablette  pèle  3 
onces  2 gros  3 t grains,  ou  ip.23  ^ grains:  elle  a perdu 
dans  l’eau  dilHUce  717  j grains  : ce  qui  donne  pour  la  pefun* 
teui  Ipécifîque  26821.  Le  pouce  cube  pèle  1 once  3 gros 
6 3 graiiu  ; & le  pied  cube  1 87  livres  1 1 onces  7 gros 
44.  grains. 

312.  Marbre,  dit  Brèche  riolette  des  carrières  Je  la  vieille 
CafliUe.  Du  «cabinet  de  M.  le  duc  de  la  Rochefoucault.  Ta- 
blette de  3 pouces  2^  lignes  de  long,  fur  23  lignes  de 
large,  & 4 lignes  d’épailfeur,  étiquetée,  Piedra  Aimandrada 
de  las  canteras  en  Expeion,  n.*  32.  Ce  marbre  ell  varié  de 
taches  rougeâtres  St  de  taches  jaunâtres  , & mêlé  d’un  peu 
de  itoir , d’un  peu  de  blanc  & d’un  peu  de  gris.  Celle  tablette 
pèfe  3 onces  7 gros  61  ~ grains , ou  223)3  7 grains  : elle 
a perdu  dans  l'eau  ditlillée  843)  7 grains  : ce  qui  donne 
pour  là  pefanteur  Ipécibque  26998.  Le  pouce  cube  pèle 
1 once  6 gros;  & le  pied  cube  188  livres  13  onces  6 
gros  1 3 grains. 

■513.  Marbre gm  de  la  carrière  de  San  Pablo,  dans  les  mon- 
tagnes de  ’Tolède.  Du  cabinet  de  M.  le  duc  de  la  Roche- 
ibucault.  Tablette  de  3 pouces  2 7 lignes  de  long,  llir 
22  \ lignes  de  large,  & 4 7 lignes  d’cpailTeur,  étiquetée, 
Piedra  de  la  contera  de  San  Pablo  en  los  montes  de  Tolcdo. 
«.*  j.  Ce  marbre  ell  d’un  gris  taché  de  gris-noirâtre.  Cette 
Tablette  pèle  4 onces  o gros  327  grains , ou  2*3  3 6 ^ grains  : 
elle  a perdu  dans  l’eau  didillée  8347  grains  : ce  qui  donne 
pour  là  pelànteur  fpécifique  27338.  Le  ftouce  cube  pèle 
I once  6 gros  . 1 3 grains  ; & le  pied  cube  19!  livres 
3 onces  6 gros  61  grains. 

J 1 4*  Marbre  noirâtre  de  la  carrière  de  San  Pablo,  dans  les  mon- 

tagnes de  Tolède.  Du  cabinet  de  M.  le  duc  de  la  Roche- 
foucault. Tablette  de  3 pouces  2 7 lignes  de  long , fur  22^ 
lignes  de  large,  St  4 lignes  d’épailTeur , étiquetée , Piedra 

Ddij 
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Je  la  cantera  Je  San  Pablo  Je  otro  genero  en  los  montes  Je 
ToleJo.  n*  Ce  marbre  ell  d’un  gris -verdâtre,  taché  de 
beaucoup  de  noirâtre  & d’un  peu  de  bianc.  Cette  tablette 
pé(e  3 onces  4.  gros  26 f grains,  ou  2042  f grains;  elle 
a perdu  dims  l'eau  diHillée  743  grains  : ce  qui  donne 
pour  fa  pefanteur  Ipécihque  27486.  Le  pouce  cube  pèle 

1 once  6 gros  r 8 grains  ; & le  pied  cube  i^z  livres  6 onces 

3 gi'os  n g’’»'"** 

J I J,  Marbre  Je  la  carrière  JEfpirJo,  à Ségovie.  Du  cabinet 
de  Ai.  le  duc  de  la  Rochefoucault.  Tablette  de  3 pouces 

2 -J  lignes  de  long,  fur  23  lignes  de  large,  &^4  t lignes 
d’épailleur,  étiquetée,  PieJra  Je  la  contera  Je  EfpirJo  en 
Segovia.  n"  yp.  Ce  marbre  ell  d’un  rouge  de  brique,  poin- 
tillé de  jaunâtre , & varié  de  quelques  petites  taches  noires. 
Cette  tablette  pèle 4 onces  o gros  1 2 7 giains,  ou  23167 
grains:  elle  a perdu  dans  l'eau  didillée  860  grains:  ce 
qui  donne  pour  (à  pefanteur  fpécitique  26913.  Le  pouce 
cube  pèfe  1 once  j gros  69  grains  ; & le  pied  cube  188 
livres  6 onces  2 gros  3 grains. 

516,  Marbre  Jes  carrières  Je!  caflanas  a Compena  AguHera , 
dans  la  nouvelle  Caüille.  Du  cabinet  de  M.  le  duc  de  la 
Rochefoucault.  Tablette  de  3 pouces  27  lignes  de  long, 
lûr  23  -j  lignes  de  large,  & 3 fortes  lignes  d’épailTeur, éti- 
quetée, PieJra  en  las  caméras  Jel  cafianas  en  Compena 
Aguilera.  n."  pj.  Ce  marbre  eft  d’un  joli  gris,  varié  de 
bandes  d’un  gris  plus  foncé.  Cette  tablette  pèle  2 onces  7 
gros  1 6 7 grains , ou  1 672  7 grains  : elle  a jierdu  dans  l’eau 
dilliilée  611-^  grains  : ce  qui  donne  pour  fa  pelanteur  Ipéci- 
fique  27340.  Le  pouce  cube  pèle  i once  6 gros  1 3 grains; 
& le  pied  cube  *191  livres  6 onces  o gros  46  grains. 

J 17.  Marbre  blanc  Je  la  carrière  JUrJa  ',  dans  la  Manche.  Du 
cabinet  de  M.  le  duc  de  la  Rochefoucault.  Tablette  de  3 
pouces  2 -J  lignes  de  long , fur  227  lignes  de  large , & 

4 T lig'ics  d’épailTeur  , étiquetée  , PieJra  marmol  hianca  Je 
la  cantera  en  UrJa  en  la  Mancha.  n*  / 0.  Ce  marbre  eft 
d’un  blanc  taché  de  noirâtre  & d’un  peu  de  jaunâtre.  Cette 
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tablette  pèfe  3 onces  7 gros  46  grains,  ou  2278  grains: 
elle  a perdu  dans  l’eau  diliillée  8347  grains:  ce  qui  donne 
pour  U pefanteur  fpécilique  272^0.  Le  pouce  cube  pè(è 
1 once  6 gros  1 1 grains;  & le  pM  cube  ipt  livres  o once  • ' { 
3 gros  60  grains. 

518.  Marbre  noir  de  la  carrière  dUrda,  dans  la  Manche.  Du 
cabinet  de  M.  le  duc  de  la  Rochcfoucauit.  Tablette  de  3 
pouces  2 7 lignes  de  long , fur  227  lignes  de  large , & 4 
lignes  d’épaifleiir,  étiquetée,  Piedramarmol  negra  de  la  can- 
Ura  de  Urda  en  la  Mancha,  n/  j /.  Ce  marbre  eft  d’un 
noir  varié  de  petites  taches  blanchâtres.  Cette  tablette  pèfe 

3 onces  4 gros  3^  grains,  ou  2052  f grains:  elle  a 
perdu  dans  l’eau  diüilice  746  ^ grains  : ce  qui  donne  pour 
fa  pefanteur  fpécifique  27487.  Le  pouce  cube  pèfe  1 once 
6 gros  18  grains;  & le  pied  cube  ip2  livres  6 onces 

4 gros  2 J grains. 

15  ip.  Marbre  noirâtre  des  carrières  dans  U voijiuage  J Urda, 
dans  la  Manche.  Du  cabinet  de  M.  le  duc  de  la  Roche- 
foucault.  Tablette  de  3 pouces  2 \ lignes  de  long,,  fur  23 
lignes  de  large,  & environ  4 lignes  d’épaiflêur,  étiquetée, 
Piedra  de  las  canteras  en  las  cercanias  de  Urda  en  la  Man- 
cha. n,"  i J.  Ce  marbre  e(l  noirâtre.  & varié  par  taches  de 
verdâtre,  de  roufsâtre  & de  rougeâtre.  Cette  tablçtte  pèle 
■3  onces  3 gros  20  7 grains,  ou  1^64  j grains:  elle  a 
perdu  dans  l’eau  diliillée  722-^  grains:  ce  qui  donne  pour 
£1  pelànteur  Ipécifîque  27 17^.  Le  pouce  cube  pèle  i once 
6 gros  7 grains  ; & le  pied  cube  ipo  livres  3 onces  j 
gros  5 o grains. 

[520.  Marbre  panache'  des  carrières  dans  le  voiftnage  J Urda', 
dans  la  Manche.  Du  cabinet  de  M.  le  duc  de  la  Roche- 
foucaulu  Tablette  de  3 pouces  2 7 lignes  de  long,  fur  23 
lignes  de  large,  & 47  lignes  d’épailleur,  étiquetée,  Piedra  de 
las  canteras  en  las  cercanias  de  Urda  en  la  Mancha,  a."  i.if. 

Ce  marbre  ell  panaché  de  gros  rouge,  de  noirâtre  , de  blan- 
châtre & de  jaunâtre.  Cette  tablette  pèle  3 onces  7 gros  4p  7 
grains,  ou  2281  —grains:  elle'si  perdu  dans  l’eau  diliillée 

\ 
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^ 5 3 « grains  : ce  qui  donne  pour  A pefanteur  ipéci/îque 
2673 d.  ^ pouce  cube  pè(ê  i once  j gros  62  grains; 
& le  pied  cube  187  livres  2 onces  3 gros  33  grains. 

321.  Marbre  de  la  carrière  de  Cabefa-Rubia , dans  le  voifinage 
d'UrJa,  dans  la  Manche.  Du  cabinet  de  M.  le  duc  de  la 
Rochefoucault.  Tablette  de  3 pouces  2 ^ lignes  de  long, 
fur  22  r ligitcs  de  large,  & 4 lignes  d’épaillèur,  étiquetée, 
Piedra  de  la  cantera  de  Cabeça  • Rubia  en  las  cercanias  de 
Urda.  n,°  /2.  Ce  marbre  eft  d’un  rouge -brun,  varié  de 
larges  bandes  blanches  demi  - tranlparentes.  Cette  tablette 
pèle  3 onces  4 gros  3 ^ grains,  ou  20 grains:  elle  a 
perdu  dans  l'eau  diliillce  745)  grains  : ce  qui  donne  pour 
l'a  pelànteur  Ipéclfique  aépjo.  Le  pouce  cube  pèle  i once 
5 gros  70  grains;  & le  pied  cube  188  livres  10  onces 
3 gros  14  grains. 

J 2 2.  Marbre  de  la  carrière  du  Tobofo  , dans  la  Manche.  Du 
cabinet  de  M.  le  duc  de  la  Rocheloucault.  Tablette  de  3 
pouces  2 7 lignes  de  long  , fur  22  7 lignes  de  large,  & 4 j 
lignes  d’épaiireur , étiquetée , Piedra  de  la  cantera  de  Altobofi 
en  la  Mancha.  /;.*  77.  Ce  marbre  e(t  varié  par  petites  taches, 
de  vineux,  & de  la  même  couleur,  mais  plus  légère  & tirant 
fur  le  jaunâtre.  Cette  tablette  pèle  3 onces  j gros  48  7 grains, 
ou  21367  grains:  elle  a perdu  dans  l'eau  dilUllée  788^ 
grains  ; ce  qui  donne  pour  la  pelànteur  fpécilique  27087. 
Le  pouce  cube  pèfe  i once  6 gros  3 grains;  &le  pied  cube 
l8p  livres  <)  onces  j gros  6p  grains. 

523.  Marbre  jaune  des  carrières  d!?  Pedro  - MOfioz  » dans  la 
Manche.  Du  cabinet  de  M.  le  duc  de  la  Rochefoucault. 
Tablette  de  3 pouces  2 7 lignes  de  long,  fur  23  lignes  de 
large,  &4  lignes  d’épailfeur,  étiquetée,  Piedra  de  las  cath 
teras  de  PedronMünoz , en  la  Maucha.  a.’  1 ÿ.  Ce  marbre 
efl  d’un  blanchâtre  pointillé  de  jaunâtre.  11  e(l  très-lingubcr  : 
.vu  à la  loupe , il  parok  compofé  de  petits  globules  lèinbla'- 
blés  ' â de  petits  œufs  jaunâtres  de  hmaçon  , liés  par  une 
matière  blanchâtre,  qui,  en  quelques  endroiu,  tire  fur  le 
couleur  de  rofe.  Cette  tablette  pèfe  3 onces  2 gros  jo.J 
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grains,  ou  ipai  grains:  elle  a perdu  dans  l'eau  diftillée 
7 • 7 T g*'>ins  : ce  qui  donne  pour  fa  pefànteur  fpécifique 
2750p.  Le  pouce  cube  pèle  i once  6 gros  ip  grains  ; & 
le  pied  cube  ipa  livres  p onces  o gros  5 grains. 

Marbre  rouge  ries  carrières  de  Pedro  - Mûnoi , dans  la 
Alanche.  Du  cabinet  de  M.  le  duc  de  la  Rochefoucaulu 
Tablette  de  3 pouces  2^  lignes  de  long  , fur  23  lignes 
de  large,  & 3 -J  lignes  d'épaiiïëur,  étiquetée,  Piedra  de  las 
cailleras  de  Pedro-Münoi  en  la  Mancha.  n*  ip.  Ce  marbre 
c(i  d’un  joli  couleur  de  rofe , pointillé  de  jaunâtre.  De  même 
que  le  précédent , vu  à la  loupe , il  paroit  compolé  de  petits 
ceufs  de  limaçon  : il  y en  a même  qui  paroilfent  ouverts , 
& dans  lefquels  on  voit  de  petites  coquilles.  Cette  tablette 
pèle  3 onces  o gros  18  grains,  ou  1746  grains  ; elle  a 
perdu  dans  l’eau  dilUlléc  ^'54i-  grains  : ce  qui  donne  pour 
£1  pefànteur  Ipécibque  26672.  Le  pouce  cube  pèle  i once 
5 gros  60  grains;  & le  pied  cube  186  livres  11'  onces 
2 gros  8 grains. 

. Marbre  de  la  carière  de  Saint-Augufliii , dans  la  nouvelle 
Caflille.  Du  cabinet  de  M.  le  duc  de  la  Rochefoucault. 
Tablette  de  3 pouces  2 lignes  de  long,  fur  22  ^ lignes  de 
large,  & 4 lignes  d'épailTeur  , étiquetée  , Piedra  de  la  can~ 
fera  de  San  Aguflin.  y.  Ce  marbre  ell  d’un  rouge  pointillé 
de  noirâtre , & varié  de  quelques  petits  points  jaunâtres.  Il 
paroit , comme  les  deux  précédens , compolé  d’oeufs  de 
limaçon.  Cette  tablette  pèfe  3 onces  4 gros  34  grains , ou 
2050-^  grains  : elle  a perdu  dans  l’eau  dilliilée  773  ^ grains  : 
ce  qui  donne  pour  là  pefànteur  fpécibque  264P8.  Le  pouce 
cube  pêfe  1 once  5 gros  '5  3 grains  ; & le  pied  cube  185 
livres  7 onces  6 gros  i 5 grains. 

. Marbre  jaune  des  carrières  de  Cuença , dans  la  nouvelle 
Callilie.  Du  cabinet  de  M.  le  duc  de  la  Rochefoucault.  Ta- 
. blette  de  3 pouces  a ^ lignes  de  long , fur  23  lignes  de  large , 
^ ♦ l*g““  d’épailfeur , étiquetée , Piedra  amarilla  en  las 

■caméras  de  Cuença.  n*  20.  Ce  marbre  ell  pointillé  de  jau- 
nâtre , mêlé  d’un  peu  de  couleur  lilas.  11  paroit , comme  les 
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troJ5  piécéden],  compod'  de  petits  œufs  de  limaçon.  Cette, 
tablette  pèfe  3 onces  5 gros  4 1 7 grains , ou  2 1 ap  f grains  : 
elle  a perdu  dans  l’eau  diHillée  790^  grains:  ce  qui  donne 
pour  (a  pelânteur  fpécifique  26921.  Le  pouce  cube  pèle 

1 once  5 gros  69  grains;  & le  pied  cube  188  livres  7^ 
onces  I gros  16  grains. 

527.  Marbre  violet  des  carrières  de  Cuença,  dans  la  nouvelle 
Caflille.  Du  cabinet  de  M.  le  duc  de  la  Rochefoucaulu 
Tablette  de  3 pouces  2 7 lignes  de  long,  liir  23  lignes  de 
large,  & 4 lignes  d’épaillêur,  étiquetée,  Piedra  morada  eu 
las  conteras  de  Cuença.  n*  21.  Ce  marbre  eft  d’une  couleur 
de  lie  - de  - vin  , mêlée  de  violet , & variée  de  taches  roud 
sâtres  & de  quelques  petites  taches  blanches.  Cette  tablette 
pèle  3 onces  5 gros  127  grains,  ou  2 100  7 grains  : elle 
a perdu  dans  l'eau  diftillée  779  77  grains  ; ce  qui  donne 
pour  la  pednteur  Ipécifîque  26940.  Le  pouce  cube  pèfe  i 
once  5 gros  70  grains;  & le  pied  cube  188  livres  9 onces 

2 gros  17  grains. 

528.  Marbre  de  ta  carrière  de  Talavera  de  la  Reyaa,  dans  la 
nouvelle  Caflille.  Du  cabinet  de  M.  le  duc  de  la  Roche- 
foucault.  Tablette  de  3 pouces  2 7 lignes  de  long,  fur  22  ^ 
lignes  de  large , 8c  4 lignes  d’épaifTeur , étiquetée , Piedra 
de  la  contera  ett  Talavera  de  ta  Reyna.  n*  jf.  Ce  marbre 
e(l  d’un  gris-blanc  ayant  une  très -légère  teinte  de  rouge. 
& varié  de  longues  taches  verdâtres.  U ell  très -agréable. 
Cette  tablette  pèle  4 onces  1 gros  13  grains,  ou  2389 
grains:  elle  a perdu  dans  l’eau  dillillée  8697  grains:  çe, 
qui  donne  pour  fa  pefanteur  fpécifique  27487.  Le  pouce 
cube  pèfe  1 once  6 gros  18  grains;  8(  le  pied  cube  192 
livrés  6 onces  j gros  25  grains. 

J 29.  Marbre  blanc  des  carrières  de  Valence,  Du  cabinet  de  M. 
le  duc  de  la  Rochefuucault.  Tablette  de  3 . pouces  2 7 lignes 
de  long,  fur  22  7 lignes  de  large,  8c  47  lignes  d’épaifleur, 
étiquetée , Piedra  en  las  conteras  de  Valencia,  n"  Ce 
marbre  eft  d’un  vilain  blanc , taché  d’un  peu  de  roulsâtrç. 
Celte  tablette  pèfe  3 onces  6 gros  49  f grains,  ou. 2 2 09  t 

grains  : 
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grains:  elle  a perdu  dans  l'eau  diftiilde  84.J  f grains:  ce 
qui  donne  pour  fa  pelanteur  fpcciHque  26190.  Le  pouce 
cube  pèfe  i once  5 gros  42  grains;  & ie  pied  cube  183 
livres  j onces  2 gros  17  grains. 

J 3 O.  Marbre  noir  des  carrières  de  Valence.  Du  cabinet  de  M. 
le  duc  de  la  Rochefoucault.  Tablette  de  3 -j-  pouces  de  long, 
liir  23  lignes  de  large,  & environ  4 lignes  d’épailFeur, 
étiquetée  , Piedra  en  las  canleras  de  Valencia.  n.*  p 2.  Ce 
marore  eil  d’un  noir  varié  de  raies  blanches  tachées  de 
roux.  Celle  tablelte  pèfe  3 onces  i gros  j j f grains , ou 
1 8 5 3 f grains:  elle  a perdu  dans  l’eau  didillée  684  grains  : 
ce  qui  donne  pour  la  pelanteur  Ipcciiîque  27100.  Le  pouce 
cube  pèfe  i once  6 gro»4  grains;  & le  pied  cube  i8p 
livres  1 i onces  i gros  43  grains. 

J j I.  Marbre  ifabelle  des  carrières  de  Valence.  Du  cabinet  de 
M.  le  duc  de  la  Rochefoucault.  Tablette  de  3 pouces 
2-^  lignes  de  long,  fur  23  lignes  de  large,  & 47  lignes 
d’épailiêur,  étiquetée,  Piedra  en  tas  conteras  de  Valencia. 
ti.‘  s 00.  Ce  marbre  ell  d’une  couleur  ifabelle,  qui  en 
quelques  endroits  lire  fur  le  rouge.  Cette  tablette  pèle  3 
onces  5 gros  53  j- grains,  ou  2141  grains:  elle  a perdu 
dans  l’eau  diitillée  7pé  j-  grains:  ce  qui  donne  pour  là  pelàn^ 
leur  fpécihque  26889.  Ce  ^ouce  cube  pèfe  i once  3 gros 
68  grains  ;&  ie  pied  cube  188  livres  3 onces  4 gros 
39  grains. 

332.  Marbre  ifabelle  tacheté  des  carrières  de  Valence.  Du  cabi- 
net de  M.  le  duc  de  la  Rochelbucault.  Tablette  de  3 pouces 
2 I lignes  de  long,  fur  23  lignes  de  large,  & 47  lignes 
d’épaillèur , étiquetée , Piedra  de  las  conteras  en  Valencia.  /;.* 
^7.  Ce  marbre  eft  d’une  couleur  ilàbelle , variée  de  taches 
d'un  brun  clair,  & de  quelques  taches  blanches.  Cette  tablette 
pèfe  3 onces  7 gros  46  7 grains  , ou  2278  grains:  elle 
a perdu  dans  l'eau  diitillée  843  j-  grains  : ce  qui  donne 
pour  fa  pefanteur  fpécifique  26948.  Le  pouce  cube  pèle 
1 once  3 gros  70  grains;  & le  pied  cube  .188  livres  10 
onces  i gros  29  grains. 
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533’  jfiune  des  carrières  de  Valence,  Du  cabinet  de 

M.  le  duc  de  la  Rochefoucault.  Tablette  de  3 pouces  a -J 
ligues  de  long , fur  2 2 -J  lignes  de  large , & 4.  7 lignes 
dcpaidéur,  (itic]iietée , Piedra  de  las  canteras  en  Valent  ta. 
n.’  J 2.  Ce  marbre  eft  d’un  jaune  de  chamois,  tache  de 
vineux , & varié  de  petites  raies  grilès.  Celle  tablette  pèle 
3 onces  7 gros  60  -J  grains,  ou  22^2  -J  grains  ; elle  a 
perdu  dans  l’eau  dilUilée  848  ^grains:  ce  cjui  donne  pour 
là  pefanteur  Ijrécifique  2700p.  Le  pouce  cube  pèfe  1 once 
6 gros  ; Sc  le  pied  cube  1 8p  livres  i once  o gros  j grains. 

J 3 4.  Marùre  jaune  tacheté  des  carrières  de  Valence.  Du  cabinet 
de  M.  le  duc  de  la  Rochefoucault.  Tablette  de  3 pouces 
, 2 7 lignes  de  long,  fur  22  7 lignes  de  large,  & 47  lignes 

d’épaillêur,  étiquetée,  Piedra  de  las  canteras  en  l'aUncia. 
n."  JO.  Ce  marbre  ell  d’un  Jaunâtre  taché  de  rouge  de 
blanc.  Cette  tablette  pèfe  3 onces  6 gros  44 -J  grains,  eu 
2204  ^ grains  ; elle  a perdu  dans  l’eau  didillée  8 3 o | grains  : 
ce  qui  donne  pour  fa  pelànteur  fpécifique  26543.  pouce 
cube  pèfe  1 once  5 gros  5 5 grains;  & le  pied  cube  185  livres 
1 2 onces  6 gros  3 8 grains. 

J J J.  Marbre  rouge  des  carrières  de  Valence.  Du  cabinet  de  M. 
le  duc  de  la  Rochefoucault.  Tablette  de  3 pouces  2 7 lignes 
de  long,  fur  22  7 lignes  de  l.wgè,  & 4 7 lignes  d’cpailleur, 
étiquetée,  Piedra  de  las  canteras  en  Valericia.  n."  jj.  Ce  mar- 
bre ell  d’un  joli  rouge,  varié  de  taches  & de  raies  blanchâ- 
tres. Cette  tablette  pèfe  3 onces  5 gros  3p  grains,  ou  2 1 27  y 
grains:  elle  a perdu  dans  l’eau  diflillée  787  ^ grains:  ce 
qui  donne  pour  fa  pefanteur  fpécihque  27012.  Le  pouce 
cube  pèfe  i once  6 gros;  & le  pied  cube  i8p  livres  1 once 
2 gros  54  grains. 

53^’  , Marbre  rouge  tacheté  des  carrières  de  Valence.  Du  cabinet 
de  M.  le  duc  de  la  Rochefoucault.  Tablette  de  3 pouces 
2 A lignes  de  long , fur  2 3 lignes  de  large , & 4 7 lignes 
d’épailfeur , étiquetée,  Piedra  en  las  canteras  de  Valencia. 
n.°  yy.  Ce  marbre  eft  d’une  couleur  mêlée  de  rouge  & de 
jaunâue , 6c  tachée  de  blanc* demi-tranlparent.  Cette  tablette 
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pèiê  3 onces  j gros  40  { grains,  ou  2 i 28  grains  : elle  a 
perdu  dans  l’eau  dillillée  788  grains  : ce  qui  donne  pour  Ta 
pelânteur  rpécilîquc  27013.  Le  pouce  cube  pîTe  i once 
6 gros;  & le  pied  cube  1 8p  livres  i once  3 gros  47  grains. 

J 37.  Marbre  couleur  de  rofe  des  carrières  de  f^a/ence.  Du 
cabinet  de  M.  le  duc  de  la  Rochefoucault.  Tablette  de '3 
pouces  2 j lignes  de  long,  fur  23  lignes  de  large,  &4^ 
lignes  d’épaiffeur,  étiquetée  , Piedra  en  las  canteras  de  Va- 
lencia.  n"  y6.  Ce  marbre  eft  d’un  rouge  clair  ou  couleur 
de  rôle , varié  de  filets  en  zigzags  plus  foncés , & de  taches 
blanches.  Cette  tablette  pèle  3 onces  j gros  657  grains , 
ou  21537  grains  : elle  a perdu  dans  l'eau  dillillée  7P5  t 
grains:  ce  qui  donne  pour  fa  pelânteur  Ipécilique  27076. 
Le  pouce  cube  pelé  i once  6 gros  3 grains;  &.  le  pied 
cube  i8p  livres  8 onces  4 gros  7 grains. 

53^’  Marbre  gris-de-lin  des  carrières  de  Valence.  Du  cabinet 
de  M.  le  duc  de  la  Rochefoucault.  Tablette  de  3 pouces 
27  lignes  de  long,  fur  22  -j-  lignes  de  large , & 4-^  lignes 
d’épailfeurr  étiquetée,  Piedra  de  las  canteras  en  Valentia. 
. «.*  j j.  Ce  marbre  ell  d’un  joli  grij-de-lin , mêlé  de  blan- 

châtre , avec  d’allez  larges  taches  de  gris-brun , dont  quel- 
ques-unes tirent  fur  le  roufsâire , & qui  paroiHént  des  por- 
tions de  coquilles. . Cette  tablette  pèle  3 onces  5 gros  26 
grains,  ou  21  14  grains:  elle  a perdu  dans  l’eau  dillillée 
784  grains  : ce  qui  donne  pour  fa  pelânteur  Ipécilique 
26943.  pouce  cube  pèle  1 once  5 gros  70  grains;  & 
le  pied  culje  188  livres  9 onces  4 gros  67  grains. 

539.  Marbre  vineux  des  carrières  de  Valence.  Du  cabinet  de 
M.  le  duc  de  la  Rochefoucault.  Tablette  de  3 pouces  2 ^ 
lignes  de  long,  fur  2 2 -J;  lignes  de  large,  & 4 7 lignes 
d’épaiHèur,  étiquetée,  Piedra  en  las  canteras  de  Valencia, 
«.*  S /.  Ce  marbre  ell  d’une  couleur  de  lie-de-vin  pâle,  mêlée 
de  quelques' petites  taches  blanches,  & d’autres  roulsâtres. 
Cette  tablette  pèle  4 onces  o gros  16  j grains,  ou  2320  ~ 
grains:  elle  a perdu  dans  l’eau  dillillée  858  7V  grains:  ce 
qui  donne  pour  & pelânteur  fpéciâque  27040.  Le  pouce 
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cul)c  pèle  I once  6 gros  i grain;  & le  pied  cube  i8p 
livres  4 onces  3 gros  60  grains. 

. Aiarbre  vioht  des  cfirrièrcs  de  Valence,  Du  cabinet  Je 
M.  le  Juc  Je  la  Ru(.hefoucault.  Tablette  Je  3 pouces  2 '!■ 
lignes  de  long,  lur  2 2 -J  lignes  de  large,  &.  4 7 lignes 
d’épaift'eiir , ciii|uetée , Fiedra  de  las  canteras  en  Valenda, 
n."  ji.  Ce  mari)re , qui  ell  luperbe,  ell  d’un  beau  violet, 
mêle  de  raies  en  zigzags  d’un  jaune  d’oclire,  & de  quelques 
longues  raies  noirà.res.  Cette  tablette  pèle  3 onces  6 gros 
j2  -j-  grains,  ou  2212  grains  : elle  a perdu  dans  leau 
diltilléc  8 J 2 i grains:  ce  qui  donne  pour  la  pefantcur  Ipt'ci- 
fique  26  ; 66.  Le  pouce  cube  pèle  1 once  3 gros  5 6gr.iins; 
&.  le  pied  cube  183  livres  15  oncis  3 gros  10  grains. 

Marbre  violet  taJieie'  des  carrières  de  Valence.  Du  cabinet 
de  Al.  le  duc  de  la  Rocheloucault  Tablette  de  3 pouces  2 
lignes  Je  long,  fur  22  lignes  de  large,  & 4 4 lignes 
d’epailleur,  étiquetée,  Fiedra  de  las  caméras  en  Valenda. 
ti."  j^.  Ce  marbre  ell  d’un  blanchâtre  mêlé  Je  violet  clair, 
& varie  de  grandes  taches  d’un  brun  clair.  Il  prélettte  un 
enletnble  très-agrcablts.  Cette  tablette  pele  3 utices  5 gros 
27  grains,  ou  2115  grains:  elle  a peniu  dans  l’eau  dillillée 
7^9  T graiits  : ce  qui  donne  pour  la  pelànteur  Ipécilique 
26802.  Le  pouce  cube  pèie  1 once  3 gros  63  grains;  & 
le  pied  cube  187  livres  p onces  6 gros  43  grains. 

A/arbre  noir  des  carrières  de  Ahron , en  r\nJaluulie.  Du 
cabinet  Je  M.  le  Juc  de  la  Rochefoucault.  Tablette  de  3 
pouces  2 7 lignes  de  long,  lur  23  lignes  de  large,  & 4^ 
lignes  J’épailleur,  étiquetée,  Fiedra  negra  elt  las  canteras  en 
Aloron.  Ce  tnarbie  ell  d’un  beau  noir.  Cette  tablette 

pèle  3 onces  3 gros  70  grains,  ou  2138  graitis:  elle  a 
perdu  dans  l'eau  dillillée  80  j -l-  grains:  ce  c]ui  donne  pour 
la  pelitntcur  Ipécilique  26833.  Le  pouc.  cube  pèle  i once 

3 gros  67  grains;  & le  pied  cube  187  livres  13  onces 

4 gros  2|  gtains. 

Alarbre  gris  des  carrières  de  Aloron , en  AnJalnufie  Du 
cabinet  de  M.  le  Juc  de  la  Rochefoucault.  liJslette  Je 
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3 pouces  i -J  lignes  de  long,  fur  22  7 lignes  de  large,  Sc 
3 lignes  d cpaideur,  éliqueice,  Piedra  ilfinca  delas  canteras 
tn  Aioron.  n*  jf8.  Ce  marbre  eft  d'un  gris  clair,  taché  de 
gris  un  peu  plus  foncé  , &.  d’un  peu.  de  jaunâtre.  Cette 
tablette  pèle  2 onces  6 gros  457  grains , ou  1 625^  grains  : 
elle  a perdu  dans  l'e^u  diflillce  60a  grains;  ce  qui  donne  . 
pour  la  pefanteur  Ipccifique  27053.  Le  pouce  cube  pèle 

1 once  6 gros  2 grains  ; & le  pied  cube  1 8p  livres  5 
onces  7 gros  3 5 grains. 

544.  Alürbri  des  carriètes  de  Cônes , en  Andaloufie.  Pu  cabi- 
net de  M.  le  duc  de  la  Rochefoucauft.  Tablette  de  3 pouces 

2 lignes  de  long,  lùr  23  lignes  de  large,  & 3 j lignes 
d'épailieur , étiquetée , Piedra  en  Us  caiitenis  de  Canes  en 
Andaluàa.  /a  - Ce  marbre  ell  d’un  rouge  pâle,  taché 
de  jaunâtre , & varié*  de  quelques  petites  taches  blanches 
demi-tranfparentes.  Cette  tablette  pèle  3 onces  3 gros  1 5 
grains,  ou  195P  7V  grains:  elle  a perdu  dans  l’eau  dillillée 
724^  grains:  ce  qui  donne  pour  la  pefanteur  fpécilique 
27047.  po’’ce  cube  pcie  i once  6 gros  2 grains;  & 
le  pied  cube  189  livres  5 onces  2 gros  8 grains. 

Mtiriic  des  carrières  de  Cabra , en  Andaloulîe.  Du  cabi- 
net de  Al.  le  duc  de  la  Roihcloucault.  Tablette  de  3 pouces 
2 7 lignes  de  long,  lur  227  lignes  de  large,  & 47  lignes 
d’i'pailleur , étiquetée,  l'Udra  en  las  canteras  de  Cabra  en 
Anualucia,  n."  jj.  Ce  marbre  ell  d'un  rouge  clair,  varié 
de  petites  taches,  dont  les  unes  font  jaunâtres  & les  autres 
blanchâtres.  Cette  tablette  pèfe.  3 onces  5 gros  f de  grain, 
ou  2088  -J-  grains  : elle  a perdu  dans  l’eau  dillillée  774 
grains:  ce  <|ui  donne  pour  la  pelanteur  Ipécihque  26985. 
Le  pouce  cube  pèle  1 once  5 gros  7 1 grains  ; & le  pied 
cube  188  livres  14  onces  2 gros  40  grains. 

546.  Marbre,  dit  Biéche  des  carrières  de  Cabra,  en  Ailda- 
loufie.  Du  cabinet  de  Al.  le  duc  de  la  Rocheloucault.  Ta- 
blette de  3 pouces  27  lignes  de  long,  fur  23  lignes  de^ 
large,  & 47  lignes  u'cpsilfeur , étiquetée,  Piedra  en  las 
(ooteras  de  Cabra  tn  Andaliuia.  n,"  Ce  marbre  eft  d’un 
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blanc-grisâtre , taché  de  rougeâtre.  Cette  tablette  pèle  3 onces 
6 gros  60^  grains,  ou  grains:  elle  a perdu  dans 

l'eau  dilHllée  8a8  fj  grains:  ce  qui  donne  pour  fa  pefan- 
teur  fpécifique  2675(4.  Le  pouce  cube  pcfe  i once  5 gros 
64  grains  ; & le  pied  cube  187  livres  8 onces  7 gros 

3 I grains. 

547.  Alarbre  blanc  de  la  carrière  du  voifwage  de  Cordoue , en 
Andaloufie.  Du  cabinet  de  M.  le  duc  de  la  Rochefoucaulu 
Tablette  de  3 pouces  2 Ÿ lignes  de  long  , fur  23  lignes  de 
large , & 4 lignes  d’épaiflêur  , étiquetée , Piedra  marmol 
blanco  de  la  cantera  en  las  cercaniasde  Cordova.  n*  6 p.  Ce 
marbre  ell  d’un  blanc  demi  - Iran  Iparent , mais  pas  tres-pur. 
Cette  tablette  pèfe  3 onces  4 gros  64 ^ grains,  ou  2080  f 
grains  : elle  a perdu  dans  l’eau  diftillce  '767  grains  ; ce 
qui  donne  pour  là  pefanteur  fpcciliqae  27121.  Le  pouce 
cube  pèfe  i once  6 gros  5 grains;  & le  pied  cube  184 
livres  13  onces  4 gros  30  grains. 

548.  Marbre  violet  de  la  carrière  du  voifwage  de  Cordoue , en 
Andaloufie.  Du  cabinet  de  M.  le  duc  de  la  Roclieloucault. 
Tablette  de  3 pouces  2 ^ lignes  de  long,  fur  23  lignes  de 
large,  & 4^  lignes  d’cpaiflèur,  étiquetée,  Piedra  en  las 
eanleras  de  las  cercanias  de  Cordova.  n,"  yo.  Ce  marbre 
ell  d’un  rouge  tirant  fur  le  violet,  varié  de  taches  blanchâtres. 
Cette  tablette  pèle  3 onces  6 gros  544  grains,  ou  22144 
grains  : elle  a perdu  dans  l'eau  dillillée  816  grains  : ce  qui 
donne  pour  fa  pelànteur  Ipécihque  27146.  Le  pouce  cube 
pèfe  1 once  6 gros  5 grains;  & le  pied  cube  1^0  livres 
O once  2 gros  59  grains. 

549.  Marbre,  dit  Brèche  de  la  carrière  du  voifinage  de  Cordoue; 
en  Andaloufie.  Du  carnet  de  M.  le  duc  de  la  Roche- 
foucault.  Tablette  de  3 j pouces  de  long,  fur  23  lignes 
de  large,  & 47  lignes  dépaillêur,  étiquetée,  Piedra  en  las 
caméras  de  las  cercanias  de  Cordova.  n.*  68,  Ce  marbre 
fit  d’un  blanc  fale,  taché  déroulé  clair.  Cette  tablette  pèle 

4 onces  O gros  287  grains , ou  23327  grains  : elle  a perdu 
dans  l’eau  dillillée  863  4 gtiinit  ce  qui  donne  pour  là 
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pefanteur  fpccifique  27000.  Le  pouce  cube  pèfe  1 once 
6 gros;  & le  pied  cube  i8p  livres. 

J 50.  Aiarbre  de  la  carrière  dAltovira,  dans  le  voifinage  de 
Cordoue , en  Andaloulie.  Du  cabinet  de  Al.  le  duc  de  la 
Roclieloucaulf.  Tablette  de  3 pouces  2 -J  lignes  de  long, 
fur  22  lignes  de  large,  & 4 lignes  dcpailîéur,  éliqueitie , 
Piedra  en  la  cantera  de  Ahovira  en  las  cercantas  de  Cordova. 
a.*  8ÿ.  Ce  marbre  ell  d’un  rouge  clair,  taché  de  blan- 
châtre & d’un  peu  de  jaunâtre.  Cette  tablette  pèle  3 onces 
3 gros  40  grains,  ou  1984  grains:  elle  a perdu  dans  l’eau 
dillillce  737  f grains: ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  fpéci- 
lique  26888.  Le  pouce  cube  pèle  1 once  3 gros  68  grains; 
& le  pied  cube  188  livres  3 onces  3 gros  47  grains. 

551.  Marbre  blanc  des  carrières  de  Grenade.  Du  cabinet  de  M. 
le  duc  de  la  Rochefôucault.  Tablette  de  3 pouces  2 ^ lignes 
de  long,  fur  23  X lignes  de  large,  & 4-j  lignes  d’cpailîeur, 
tliquele-e , Piedra  marmol  blanco  en  las  caméras  de  Granada. 
n.“  6^  Ce  marbre  ell  d’un  blanc  qui  n’ell  pas  bien  pur. 
Cette  tablette  pèfe  3 onces  6 gros  643- grains,  ou  2224-1- 
grains  : elle  a perdu  dans  l’eau  dillillée  822  grains:  ce  qui 
donne  pour  fa  pefanteur  Ipccilique  2704^.  Le  pouce  cube 
pèfe  1 once  6 gros  2 grains  ; & le  pied  cube  1 livres 
J onces  3 gros  65  grains. 

552.  Marbre  de  la  carrière  dEhira;  au  royaume  de  Grenade.  ’ 
Du  cabinet  de  M.  le  duc  de  la  JRochefoucault.  Tablette  de 

3 pouces  2 7 lignes  de  long,  fur  23  lignes  de  large,  & 

4 lignes  d’épailfeur,  étiquetée,  Piedra  en  la  cantera  de 
Elvira  en  el  reino  de  Granada.  n.”  jp.  Ce  marbre  ell  d’un 
gris-brun , varié  de  quelques  raies  blanchâtres.  Cette  tablette 
pèfe  3 onces  3 gros  ip|  grains,  ou  1963  grains:  elle 
a perdu  dans  l’eau  dillillée  730  7 grains  : ce  qui  donne 
pour  là  pefanteur  IpéciHque  26881.  Le  pouce  cube  pèle 
I once  3 gros  68  grains;  & le  pied  cube  188  livres  a 
onces  3 gros  27  grains. 

333  . Marbre  de  la  carrière  dYexen,  dans  le  voifinage  de  Gre- 
nade. Du  cabinet  de  M.  le  duc  de  la  RochefoucauIt.  Tablette 


Digitized  by  Google 


I 


224-  Pesanteur  spécifique 

de  j j pouces  de  long  , fur  aa  7 lignes  de  large  , 8c 

4 7 lignes  depaiffeur  , étiquetée  , Piedra  en  la  cantera 
de  Yexen  en  las  cercanias  de  Cranada.  S 8,  Ce  marbre 

ell  d’un  rouge  fale  & fcuicé.  Cette  tablette  pèfe'  3 onces  * 
•J  gros  66  \ grains,  ou  2298  f grains:  elle  a perdu  dans 
l’eau  diflillée  872  j grains  : ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur 
Ipécilîque  26356.  Le  pouce  cube  pèle  i once  5 gros  48 
grains;  & le  pied  cube  184  livres  7 onces  6 gros  79 
grains. 

5^4.  Marbre  de  la  carrière  de  Loxa , dans  le  voifinage  de 
Grenade.  Du  cabinet  de  M.  le  duc  de  la  Rochefoucault. 
Tablette  de  3 pouces  de  long,  fur  2 2 -J.  lignes  de  large,  , * 
&4-J  lignes  d’cpailfeur,  étiquetée,  Piedra  en  la  cantera  de 
Loxa  en  las  cercanias  de  Cranada.  //.*  8^.  Ce  marbre  eft 
d’une  couleur  ifabelle , tachée  de  rouge  clair.  Cette  tablette 
pèle  3 onces  6 gros  25  grains,  ou  2185  grains:  elles 
perdu  dans  l’eau  dilliilée  8 1 1 grains  : ce  qui  donne  pour 
là  pefanteur  fpécifique  26934.  pouce  cube  pèle  i once 

5 gros  70  grains;  & le  pied  cube  188  livres  8 onces  4 
gros  62  grains. 

J J J,  Marbre  des  carrières  de  Beles  el  Blanco , dans  le  voifinage 
de  Grenade.  Du  cabinet  de  M.  le  duc  de  la  Rochefoucault. 
Tablette  de  3 pouces  2 -j  lignes  de  long,  fur  23  lignes  de 
large,  & 3 lignes  d’épaillêur,  étiquetée,  Piedra  en  las 
conteras  de  Beles  el  Blanco  en  las  cercanias  de  Cranada.  n* 
lot.  Ce  marbre  eft  d’une  couleur  vineulè , variée  d’alîêz 
grandes  taches  blanches  & de  petites  lignes  courbes  de  gris- 
brun  ; ces  dernières  paroilfent  être  des  portions  de  coquilles. 

Cette  tablette  pèle  2 onces  6 gros  35  grains,  ou  1619 
grains  : elle  a )>erdu  dans  l’eau  diflillée  603  grains:  ce  qui 
donne  pour  fa  pelànteur  Ipécifique  26849.  ^ pouce  cub» 
pèle  I once  5 gros  66  grains;  & le  pied  cube  187  livres 
I 5 onces  O gros  5 i grains. 

J J 5.  Marbre  violet  des  carrières  de  Beles  el  Blanco  , dans  le 
voifmage  de  Grenade.  Du  cabinet  de  M.  le  duc  de  la  Ro- 
chefoucault. ’fablette  de  3 ^ pouces  de  long,  fur  23  lignes 

de 
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de  large,  & 4 t lignes  d’épaifTeiir , cliquette,  Piedra  en  ht 
cantera  de  Beles  cl  Bhtnco  en  las  cenanias  de  Granada. 

8 La  couleur  de  ce  marbre  eA  incite  de  violet  & de 
blanchâtre,  & varice  de  petites  lignes  courbes  de  gris-brun  , 
qui  paroidenî  Être  des  portions  de  coquilles.  Cette  tablette 
pèfe  4 onces  o gros  i 3 | grains,  ou  23  17^  grains  : elle  a 
perdu  dans  l'eau  diAilice  838  f grains  : ce  qui  donne  pour  fa 
pefanteur  Tpccifique  27000.  Le  pouce  cube  pèle  i once 
6 gros;  dc'le  pied  cube  i8p  livres. 

Marbre  gris  à petites  taches  de  la  carrière  de  Rohledo  de 
Chavda.  Du  cabinet  de  M.  le  duc  de  la  Rocliefoucault.  Ta- 
blette de  3 pouces  2 7 lignes  de  long,  fur  2 3 lignes  de  large, 
^ 4t  d'épaifleur,  étiquetée,  Piedra  de  otro  genero  de 

la  mifma  cantera  de  rohledo  de  Chcÿela,  n."  2,  Ce  marbre  eA 
d’un  gris  varié  de  points  de  gris  plus  foncé.  Cette  tablette 
pèfe  4 onces  i gros  grains,  ou  243  5 grains;  elle  a perdu 
dans  l'eau  diAilice  853-^  grains  : ce  qui  donne  pour  fa  pefan- 
teur  fpéciAque  28538.  Le  pouce  cube  pèfe  i once  6 gros 
57  grains  j & le  pied  cube  ipp  livres  12  onces  2 gros 
3 grains.. 

Marbre  gris  à grandes  taChes  de  la  carrière  de  Rohledo  de 
Chavela,  Du  cabinet  de  M.  le  duc  de  la  Rochefoucault.  Ta- 
blette de  3 pouces  2^  lignes  de  long,  fur  23  lignes  de  large, 
&4  lignes  dépaillëur,  étiquetée,  Piedra  de  la  cantera  de 
Rohledo  de  Chavela,  «.*  /.  Ce  marbre  e A d’un  gris-verdâtre , 
taché  de  gris  foncé  & d’un  peu  de  blanchâtre.  Cette  tablette 
pèfe  4 onces  o gros  5 5 | grains , ou  23  5p  -f  grains':  elle  a 
perdu  dans  l’eau  diAilice  8457  grains  : ce  qui  donne  pour  là 
pelànteur  fpécifique  27po  5.  Le  pouce  cube  pelé  1 once  6 gros 
3 4 grains;  & le  pied  cube  ip5  livres  5 onces  2 gros 
63  grains. 

Marbre  des  carrières  de  Salieda , dans  T Aicaria.  Du  ca-* 
binet  de  M.  le  duc  de  la  Rochefoucault.  Tablette  de  3 pouces 
2 7 lignes  de  long,  fur  23  lignes  de  large,  & 2 â 3 lignes 
d’épaiAeur , étiquetée , Piedra  en  las  canteras  de  Salieda 
(H  la  Aifaria.  n"  Ce  marbre  çA  d’un  rouge  alfe2  vif. 
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taché  Je  jaunâtre  & de  blanchâtre.  Celte  tablette  pèle  i once 
7 gros  67  7’j  grains,  ou  1147-^  grains:  elle  a perdu 
dans  l'eau  dillillée  413-^  grains  : ce  qui  donne  pour  là  pefan- 
teur  l'pécitique  27014.  Le  pouce  cube  pèle  i once  6 gros  i 
grain  ; & le  pied  cube  i5p  livres  2 onces  j gros  36  grains. 

5 do.  AUirhre , dit  Brèthe  des  carrières  de  Salicda  dans  l'Aica- 
ria.  Du  cabinet  Je  M.  le  duc  de  la  Rochefoucault.  Tablette 
de  3 pouces  2 7 lignes  de  long,  fur  227  lignes  de  large, 
& 4 7 lignes  d'épaillêur , c'iiquetée , Piedra  £n  la  raillera  de 
Saiieda.  n°  co.  Ce  marbre  ell  d’un  rouge  de  brique,  varié 
de  taches , les  unes  de  rouge  plus  foncé , les  autres  d’un 
blanc -jaunâtre,  & mêlé  d’un  peu  de  gris  en  forme  de  den- 
drites.  Cette  tablette  pèfe  3 onces  4 gros  7 1 grains , ou 
2087-7  grains  : elle  a perdu  dans  l’eau  diftillée-  8 18  -J  grains: 
. ce  qui  donne  pour  (à  planteur  Ipécitîque  254^3.  Le  pouce 
cube  pèle  i once  5 gros  16  grains;  & le  pied  cube  178 
livres  7 onces  t gros  j 2 grains. 

J d I . Marbre , dit  SerrancoHn  d'Efpagne.  Du  Cabinet  du  Roi. 
Tablette  de  3 pouces  i ligne  de  long , fur  2 5 lignes  de 
large,  & 4 7 lignes  d’épailTeur,  marquée  H.  art.  1 0,  n.°  11. 
Ce  marbre  ell  varié  de  gros,  rouge,  de  gris , de  jaune,  de 
verdâtre  & de  blanc.  Cette  tablette  pèle  4 onces  1 gros 
28  ^ grains,  ou  2404^  grains  : elle  a perdu  dans  l'eau 
dillillée  88d  -7  grains:  ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  Ipéci- 
fique  27126.  Le  pouce  cube  pèfe  i once  d gros  j grains; 
& le  pied  cube  18^  livres  14  onces  o gros  65  grains.* 

362.  Marbre,  dit  Ravida  nouveau  d'Efpagne.  Du  Cabinet  du 
Roi.  Petit  livret  de  2 pouces  1 1 lignes  de  long , fur  2 
pouces  de  large , & 9 lignes  d’épaillêur.  Ce  marbre  ell 
varié  de  rouge , de  gris , de  jaune  Sc  de  noir.  Ce  petit  livret 
pèfe  7 onces  3 gros  66  grains,  ou  43  14-^  grains:  il  a 
perdu  dans  l’eau  dillillée  i d i 8 grains  : ce  qui  donne  pour 
là  pefanteur  fpéciltque  26667.  Le  pouce  cube  pèle  1 once  5 
gros  60  grains ;&  le  pied  cube  i8d  livres  10  onces  5 gros 
46  grains. 

563.  AUrbre  violet  de  Mafra  près  de  LiHonne.  Du  Cabinet 
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du  Roi.  Cette  carrière  ed  h deux  lieues  de  Lisbonne , fur  le 
chemin  de  Maffra.  Tablette  de 7 pouces  i 7 ligne  de  long, 
fur  5 pouces  i 7 ligne  de  large,  & 8 lignes  d’épaillêur, 
étiquetée,  «.*  p.  Pero  piii/ieiro.  Ce  marbre  ell  d’un  violet  mêlé 
de  gris  8c.  de  blaiicliâire , & varié  de  quelques  taches  noi- 
râtres. Cette  tablette  pèfe  a livres  iz  onces  i gros  21  7 
grains,  ou  2^4.377  grains  : elle  a perdu  dans  l’eau  diüillée 
P3387  grains  : ce  qui  dontte  pour  fa  pefanteur  Ipécifique 
272 3^.  Le  pouce  cube  pèfe  i once  6 gros  p grains;  & 
le  pied  cube  i^o  livres  10  onces  6 gros  10  grains, 

S.  V. 

Marbres  d Italie  , ou  que  I on  en  tire. 

5^4.  Ma  RB  K £ blanc  de  Carrare  , fiir  les  côtes  de  Gènes. 
Du  Cabinet  du  Roi.  Morceau  irrégulier , d’environ  2 pouces 
de  long , & I 7 pouce  de  large.  11  efl  d’un  beau  blanc , 
& d’un  grain  fin.  Il  pèle  3 onces  4 gros  jô  grains,  ou 
* 2072  ^ grains  : il  a perdu  dans  l’eau  diflillée  j6i  | grains: 

ce  qui  donne  pour  fa  pointeur  fpécifique  27168.  Le  pouce 
cube  pèle  1 once  6 gros  6 grains;  & le  pied  cube  ipo 
livres  2 onces  6 gros  38  grains. 

5 6 J.  Marbre  blanc  de  Paras.  Du  Cabinet  du  Roi.  Morceau 
irrégulier  d'environ  3 pouces  de  long , & 2 7 pouces  de 
large.  Il  a le  grain  fort  gros  & eil  d’un  beau  blanc.  11  pèfe 
8 onces  4 gros  63  7 grains,  ou  4939  7 grains:  il  a perdu 
dans  l’eau  diflillée  1747-^  grains:  ce  qui  donne  pour  là 
pefanteur  fpécilîque  28376.  Le  pouce  cube  pèle  i once 
6 gros  51  grains;  & le  pied  cube. 198  livres  10  oiKeS 
O gros  65  grains.  i 

566.  Marbre  noir  d'Italie.  Du  Cabinet  du  Roi.  Tablette  do 
3 pouces  7 lignes  de  long,  fur  2 pouces  8 lignes  de  large, 
Ôc  3 lignes  d’épailfeur , étiquetée  , NetO  di  Trabofa.  1 6., 
Ce  marbre  ell  d’un  beau  noir.  Cette  tablette  pèle  j onces 

?gros  7 7 grains  , ou  31037  grains  : elle  a perdu  dans 
eau  diliillée  1 1 44  7 grains  : ce  qui  donne  pour  là  pefaïUeut 

f f ij 
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fpécificjue  27120.  Le  pouce  cube  pèle  i once  6 gros  4 
grains;  & le  pied  cube  i9p  livres  ij  onces  3 gros  37 
grains. 

'5^7.  Afnrbre  noir,  dit  petit  Antiejue,  Du  Cabinet  du  Roi.  l’a- 
blette de  2 -J  pouces  de  long , fur  i pouce  1 1 lignes  de 
large,  & 47  lignes  d’èpaillèur,  étiquetée.  Petit  Antique. 

Ce  marbre  efl  d'un  noir  varié  de  blanc,  èSt  de  quel- 
ques veines  étroites  grilès.  Cette  Tablette  pèfe  3 onces  j 
gros  19  2 grains,  ou  2107  2 grains;  elle  a perdu  dans 
l’eau  dilliilée  771  7 grains;  ce  qui  donne  pour  là  pefanteur 
^ Ipécibque  27329.  Le  jxiuce  cube  pèfe  1 once  6 gros  12 
grains;  & le  pied  cube  191  livres  4 onces  6 gros  <ÿ6 
grains. 

,3  <5 8.  Marbre  rouge  du  Piémont.  Du  Cabinet  du  Roi.  Tablette 

quarrée  de  3 7 pouces  de  côté , & 4 7 lignes  d'épailTeur , 
apportée  du  Piémont  en  1750  par  M.  l'abbé  Nollet,  & 
étiquetée,  Perficehino  da  va!  corfnja.  2/4.  Ce  marbre  cft 
d’un  gros  rouge,  varié  de  blanc  & de  gris.  Cette  tablette 
pèfe  7 onces  6 gros  4 7 grains , ou  4468  7 grains  elle  a 
perdu  dans  l’eau  dilliilée  1 368  7 grains  : ce  qui  donne  pour 
fa  pelanteur  fpécibque  28494.  Le  pouce  cube  pèle  1 once 
6 gros  3 6 grains  ; & le  pied  cube  1 99  livres  7 onces  2 
gros  43  grains. 

56^.  Marbre  panaché  du  Piémont,  Du  Cabinet  du  Roi.  Ta- 
blette de  3 pouces  4 7 lignes  de. long,  fur  2 pouces  10 
lignes  de  large,  & 3 lignes  d’épainèur,  apportée  du  Piémont 
en  1730  par  M.  l’abbé  Nollet , & étiquetée , Saravena  di 
mojola.  Ce  marbre  efl  blanchâtre , & varié  de  gros  rouge 
foncé  & de  quelques  veines  jaunâtres.  Cette  tablette  pèfe  6 
onces  3 gros  3^7  grains , ou  3 849  7 grains  ; elle  a perdu 
dans  l’eau  diffillée  1410  7 grains:  ce  qui  donne  pour  là 
pefanteur  Ipécifîque  27290.  Le  pouce  cube  pèfe  i once 
6 gros  1 1 grains  ; & le  pied  cube  191  livres  1 once  1 gros 
16  grains. 

■570.  Marbre  bleu-turquin  de  Carrare  ; fur  les  côtes  de  Gènes. 
Du  Cabinet  du  Roi.  .Tttbleue  quarrée  de  3 poucv  7 7 
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lignes  de  côte,  & 5 lignes  d’cpailTeiir,  apportée  du  Piémont 
en  17  J O par  M.  l’abbé  Nollet,  & étiquetée,  BardigHo  di 
valdieri.  iv8.  Ce  marbre  efl:  d’un  joli  gris  tirant  fur  le 
bleu , varié^de  quelques  petites  taches  blanches.  Cette  tablette 
pèle  9 onces  4 gros  19  7 grains,  ou  5491  7 grains:  elle 
a perdu  dans  l’eau  dillillée  2024  grains  : ce  qui  donne 
pour  fa  pelanteur  fpécifique  27132.  Le  pouce  cube  pèfe 
I once  6 gros  5 grains;  & le  pied  cube  189  livres  14 
onces  6 gros  20  grains. 

571*  Marbre  gris  de  Malthe.  Du  Cabinet  du  Roi.  Petit  lërre- 
papier  ovale , dont  le  grand  axe  eft  dç  3 pouces  3 7 lignes , 

& le  petit  de  2 pouces  2 lignes.  Ce  marbre  ell  varié  de  gris, 
de  jaune,  de  rouge  & de  blanc.  Ce  morceau  pèfe  4 onces 
U gros  21  grains,  ou  2397  grains;  il  a perdu  dan*  l’eau 
didillée  886  grains  : ce  qui  donne  pour  là  pelanteur  fpécilîque 
27054.  Le  pouce  cube  pèle  i once  6 gros  2 grains  ; & le 
pied  cube  189  livres  6 onces  o gros  28  grains. 

'572.  Marbre,  SerrancoUin  mouchaê.  Du  Cabinet  du  Roi. 
Tablette  de  2 pouces  10  7 lignes  de  long,  fur  i pouce 
10  lignes  de  large,  & 2 à 3 lignes  d’épaiflêur,  marquée 
H.  art.  10,  n’  10.  2<fo.  Ce  marbre  eft  varié  de  gris 
clair , de  gros  rouge  & de  jaune.  Cette  tabletle  pèfe  i once 
6 gros  7 1 7 grains , ou  1 079  7 grains  : elle  a perdu  dans 
l’eau  dillillée  3 97  grains  : ce  qui  donne  pour  fa  pelanteur 
fpécifique  27 185.  Le  pouce  cube  pèfe  1 once  6 gros  7 grains; 

& le  pied  cube  190  livres  4 onces  5 gros  55  grains. 

[573.  Marbre , dit  Porte-or,  Ce  marbre  m’a  été  fourni  par  M.  • 
Dubolc , Marbrier , rue  du  faubourg  Montmartre.  Morceau 
brut  de  5 pouces  de  long,  fur  environ  7 lignes  de  largeur 
moyenne , & 1 3 lignes  d’épailTeur.  Ce  marbre  ell  d’un  gris 
foncé,  varié  de  quelques  taches  jaunâtres-,  qui  ont,  loriqu’il 
ell  poli , à peu-près  une  couleur  d’or  : c’ell  ce  qui  l’a  fait 
nommer  Porte-or.  II  ell  ordinairement  employé  à faire  des 
tombeaux.  Ce  morceau  pelbit  5 onces  4 gros  5 9 f grains , 
ou  3227  ^ grains  ; il  a perdu  dans  l’eau  dillillée  1191-7 
grains  ;•  ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  Ipécifique  ^7094. 
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Le  pouce  cube  pèle  i once  6 gros  ^ grains;  6c  le  pied 
cube  i8p  livres  lo  onces  4 gros  16  grains. 

Af arbre  Jaune  de  Saint-Ange.  Du  Cabinet  du  Roi.  Tablette 
de  3 pouces  i 7 ligne  de  long,  lur  2 pouces  de  large  , 

& 8 lignes  d'èpailTeur.-Ce  marbre  ell  d’un  jaune  varié  de 
blanc,  de  gris,  de  rouge  & de  brun.  Celte  tablette  pèle  7 onces 
5 gioî  37  T grains , ou  441P  7 grains  ; elle  a perdu  dans 
l'eau  diAiilée  1 6^6  grains  : ce  qui  donne  pour  là  pelanteur 
l]>écifîque  26^1  t.  Le  pouce  cube  pèfe  i once  j gros  69  . 
grains;  & le  pied  cube  188  livres  6 onces  o gros  18 
grains. 

Marbre  jaune  de  Sienne.  Du  Cabinet  du  Roi.  Tablette 
quarrce  de  3 pouces  de  côté,  & 3 lignes  d'épaiireur.^s 
marbre  eA  d'un  jaune  varié  de  gris , de  blanc , de  rouge  6c 
de  noir.  Cette  tablette  pèfe  4 onces  7 ^ros  6 j 7 grains , ou 
2833  -^grains: elle  a perdu  dans  l’eau  diflülée  1038  7 grains: 
ce  qui  donne  pour  là  pelanteur  fpéciAque  26778.  Li  pouce 
cube  pèfe  i once  5 gros  64  grains;  6c  le  pied  cube  187^ 
livres  7 onces  i gros  6 grains. 

Marbre,  dit  Lumachelte  antique.  Du  Cabinet  du  Roi. 
Tablette  de  3 pouces  47  lignes  de  long,  fur  2 pouces  de 
large,  & 8 7 lignes  d’épailFeur,  marquée  du  n.‘  ^60.  Ce 
marbre  cA  varié  de  noirâtre  & de  jaunâtre,  & paroit  coin* 
pôle  de  détrimens  de  coquilles.  Cette  tablette  pèle  8 onces 
3 gros  147  grains,  ou  4838  f grains  : elle  a perdu  dans 
l'eau  diAiilée  1 8 1 o grains  : ce  qui  donne  pour  la  pelanteur 
Ipécihque  26732.  Le  pouce  cube  pèle  1 once  j gros  62 
grains;  & le  pied  cube  1 87  livres  1 once  7 gris  6 3 grains. 

Marbre  veri-Jeau.  Du  Cabinet  du  Roi.  Tablette  de  3 i 
pouces  de  long , lur  2 pouces  2 lignes  de  large  , & 2 7 lignes 
d'épaiireur,  étiquetée,  l^ert-d'eau  d'Italie.  H.  art.  ta.  «.* 
22.  1 1 (f.  Ce  marbre  ell  d’un  gris- verdâtre,  varié  d’un  peu 
de  blanc  & de  jaunâtre.  Cette  tablette  pèle  2 onces  4 gros 
47  77  grains,  ou  1487  -j-j  grains;  elle  a perdu  dans  l’eau 
diAiilée  347  7 graiiis  : ce  qui  <lomie  pour  fa  pelanteur 
rpécilique  27276.  Le  pouce  cube  pèle  i once  6 gros  1 o 
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grains;  8c  le  pied  cube  ipo  livres  14  onces  7 gros  21 
grains. 

J78.  Marbre,  dit  Cipolin.  Du  Cabinet  du  Roi.  Tablette  de 
6 pouces  I O V de  long , fur  4 pouces  1 i lignes  de  large  , 
& J lignes  d’dpailîèur,  étiquetée,  Cipolin.  yp.  Ce  marbre 
e(l  d’un  vert  pâle,  varié  de  veines  blanches  en  (loint  d’Hon- 
grie, accompagnées  d’autres  petites  veines  d’un  vert  foncé 
ou  noirâtre.  Cette  tablette  pefe  i li\re  i t onces  2 gros 
44  grains,  ou  i 5740  grains  : elle  a perdu  dans  l’eau  dHUllée 
J774-J-  grains:  ce  qui  donne  pour  fa  pelanteur  fpécifique 
27258.  Le  pouce  cube  pèle  i once  <5  gros  10  grains;  & 
le  pied  cube  190  livres  i>  onces  7 gros  12  grains. 

j7p.  Marbre  Je  la  Tarantaife.  Du  Cabinet  du  Roi.  Tablette 
de  7 pouces  de  long,  fur  5 pouces  de  large,  8c  13  lignes 
d’cpaillèur , étiquetée , Je  la  larantaije  en  Savoie,  Ce  mar- 
bre e(l  d’un  violet  foncé,  varié  de  plufieurs  taches  blanches, 
dont  quelques-unes  tirent  fur  le*  gris , 8c  quelques-autres  fur 
le  jaunâtre.  Cette  tablette  pèle  3 livres  i 5 onces  4 gros 
26  grains,  ou  36602  grains:  elle  a perdu  dans  l’eau  dis- 
tillée 13215  ^ grains  : ce  qui  donne  pour  la  pelanteur 
IpéciHque  27697.  Le  pouce  cube  pèle  1 once  6 gros  26 
grains;  8c  le  pied  cube  193  livres  14  onces  o gros  37 
grains. 

580.  Marbre  violet  Je  Rome.  Du  Cabinet  du  Roi.  Tablette  de 
2 pouces  1 1 lignes  de  long,  fur  i pouce  10  lignes  de  large, 
8c  6 7 lignes  d cpailfeur , marquée  du  n.°  t jy.  Ce  marbre 
ell  violet  8c  varié  de  gris.  Cette  tablette  pèle  5 onces  3 
gros  387  grains, ou  3 1347  grains:  elle  a perdu  dans  l’eau 
dillillée  11377  grains  : ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  fpéci- 
fique 27554.  Le  pouce  cube  pèfe  i once  6 gros  2 1 grains; 
8c  le  pied  cube  192  livres  14  onces  o gros  2^8  grains. 

1581.  Marbre  Grec  violet.  Du  Cabinet  du  Roi.  Tablette  de  2 
pouces  9 lignes  de  long,  fur  2 pouces  5 lignes  de  large, 
8c  I o lignes  d’épailTeur.  Ce  marbre  ell  violet , 8c  varié  de 
blanc , de  gris , de  jaune  8c  de  noir.  Cette  tablette  pèfe  o 
onces  4 gros  59  7 grains . ou  5 53  i 7 grains  : elle  a perdu 
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(hu)5  l'eau  diHilice  2010  grains  : ce  qui  donne  pour  là 
pefanleur  fpccifique  2752c.  Le  pouce  cube  pcfe  1 once 
6 gros  ip  grains;  & le  pied  cube  ip2  livres  10  onces 
I gros  66  grains. 

5 S 2.  Aittrbre , dit  t Affritjudin.  Du  Cabinet  du  Roi.  Tablette 
de  3 j pouces  de  long , fur  2 pouces  de  large,  & 8 lignes 
d’cpailleur,  marquce  du  21  i.  Ce  marbre  efl  d’un  violet 
varie  de  veines  rouges , blanches  & grifes.  Cette  tablette 
pèle  10  onces  6 gros  48  ^ grains,  ou  6240  ^ grains:  elle 
a perdu  dans  l’eau  diÜiilce  2305  grains  : ce  qui  donne 
pour  là  pelànteur  f|x?cifi<]ue  27075.  Le  pouce  cube  pèfe 
I once  6 gros  3 grains  ; 6l  le  pied  cube  1 8p  livres  8 onces 
3 gros  14  grains. 

Marbre , dit  Brèche  grife  d Italie.  Du  Cabinet  du  Roi. 
Tablette  de  3 pouces  i 7 ligne  de  long,  fur  2 pouces  5 7 
lignes  de  large,  & 7 lignes  d’épaillêur.  Le  fond  de  ce 
marbre  eft  d’un  gris- jaunâtre , varié  par  taches  de  noir  & 
de  blanc.  Cette  tablette  pèle  7 onces  5 gros  9 -J-  grains , ou 
4401  7 grains:  elle  a perdu  dans  l’eau  dillillte  16367 
grains:  ce  qui  donne  pour  là  pelànteur  Ipécifique  26896. 
Le  pouce  cube  pèle  i once  5 gros  68  grains;  & le  pied 
cube  188  livres  4 onces  2 gros  59  grains. 

584.  Marbre,  dit  Brèche  violette  d Italie.  Du  Cabinet  du  Roi, 
Tablette  de  3 pouces  4 lignes  de  long,  fur  2 pouces  4 7 
lignes  de  large,  & 3 7 lignes  d’épaillëur,  étiquetée.  Brèche 
violette.  i8y.  Ce  marbre  eA  varié  de  gros  violet,  de  rouge, 
de  blanc  & de  gris,  le  tout  par  taches.  Cette  tablette  pèle 
3 onces 7 gros  24 grains,  ou  2256  f grains:  elle  a perdu 
dans'l’eau  diHijlce  7897  grains  : ce  qui  donne  pour  fa  pefan- 
teur  lj)écilîque  28579.  pouce  cube  pèfe  i once  6 gros 
59  grains  ; le  pied  cube  200  livres  o once  ô"  gros  56 
grains. 

585.  Marbre  , dit  Brèche  violette  de  Gènes.  Du  Cabinet  du 
Roi.  Serre-papier  en  lofange,  de  3 pouces  2 lignes  de  côté, 
marqué  du  n.°  18p.  Ce  marbre,  dont  la  carrière  ell  à Dourno, 
entre  Carrare  Mallà,  eA  varié  de  viojet,  de  blanc,  de 

gris . 


Digitized  by  Google 


DES  Corps.  233 

gris,  de  jaune , de  vert  & de  noir.  Ce  morceau  pelé  8 onces 
7 gros  jt  ^ grains,  ou  5143  grains:  il  a perdu  dans 
l’eau  diHillée  i8pj  grains:  ce  qui  donne  pour  fa  pefan- 
teur  Ipécifique  27144.  Le  pouce  cube  pèle  i once  6 gros 
f grains  ; & le  pied  cube  1 90  livres  o once  t gros  2 grains. 

S.  VI. 

Marbres  du  Nord. 

j8é.  'Marbre  noir  & blanc  Je  Norvège,  Du  Cabinet  du  Roi. 
Tablette  de  j j pouces  de  long,  fur  ^ y pouces  de  large, 
& 6 lignes  d’épaiffeur , ^tiqueUÎe,  Norvège n°  i oj,  D,  2^6. 
Ce  marbre  eft  d’un  noir  taché  de  blanc  & de  gris.  Cette 
tablette  pèle  i 5 onces  3 gros  61  grains,  ou  8917  grains; 
elle  a perdu  dans  l’eau  diltillée  3 268  grains  : ce  qui  donne 
pour  là  pefanteur  I^cifïque  27281.  Le  pouce  cube  pèle 

I once  6 gros  10  grains;  & le  pied  cube  190  livres  i j 
onces  3 gros  56  grains. 

587.  Marbre  gris  Je  Norvège,  Du  Cabinet  du  Roi.  Tablette 
de  5 pouces  3 lignes  de  long,  fur  3 pouces  j lignes  de 
large , & 6 lignes  d’épaifleur  , étiquetée , Norvège  n.°  1 oy. 
D.  I oy.  Ce  marbre  eft  d’un  joli  gris , varié  de  quelques 
taches  blanches.  Cette  tablette  pèfe  i livre  o once  2 gros 
3 1 grains , ou  94 1 1 grains  : elle  a perdu  dans  l'eau  diftillée 

3 474  grains  : ce  qui  donne  pour  là  pefanteur  (pécilîque 
27090.  Le  pouce  cube  pèle  1 once  6 gros  3 grains;  Sc 
le  pied  cube  189  livres  10  onces  o gros  4^  grains. 

■j88.  Marbre  blanc  Je  Sibe'rie.  Du  Cabinet  du  Roi.  Tablette  de 

4 pouces  6 7 lignes  de  long , fur  2 pouces  i o 7 lignes  de 
large,  & 6 lignes  d’épaillêur.  Ce  marbre  eft  demi-traniparent , 
comme  l’albâtre  : c’eft  un  marbre  falin  comme  celui  de  Paros. 

II  a été  apporté  de  Sibérie  par  M.  l’abbé  Chappe.  Cette 
tablette  pèle  1 1 onces  o gros  49  grains,  ou  6385  grains: 
elle  a perdu  dans  l’eau  diftiilée  2348  ^ grains;  ce  qui  donne 
pour  fa  pelàtiteur  fpccifique  27185.  Le  pouce  cube  pèfe 

Gg 
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I once  6 gros  7 grains  : & le  pied  cube  ipo  livres  4 onces 

5 g'"''*  Î5 

58p.  Alarhre  gris  moucheté  <ie  Sibérie.  Du  Cabinet  du  Roi. 
Tablette  de  5 ^ pouces  de  long,  lùr  3 pouces  5 lignes  de 
large,  & environ  6 lignes  d’cpaifîèiir  , cliquette  , De  Sibérie. 
Ce  marbre,  qui  a clé  aulTi  apporté  de  Sibérie  par  M.  l’abbé 
Chappe , e(l  d’un  gris  mouchclé  de  noir , & varié  de  quel- 
ques raies  blanches.  Celle  ta'L.lttle  pcfe  i 5 onces  7 gros 
Xj  grains,  ou  9157  grains  : elle  a perdu  dans  l’eau  diüillée 
3 3 84 7 grains:  ce  qui  donne  jx)tir  fa  pefanteur  fpécifique 
27036.  Le  pouce  cube  pcfe  i once  6 gros  2 grains;  & le 
pied  cube  i8p  livres  6 onces  2 gros  13* grains. 

S.  V I I. 

Marbres  compofés. 

Ces  Marbres  font  com pôles  de  marbre  & de  lerpen- 
tine  ou  de  Ichille,  mêlés  enlèinble.  Le  premier  fait  effer- 
velcence  avec  les  acides  , & les  autres  n’en  font  point. 

3 P O.  Alarbre  vert  antique.  Du  Cabinet  du  Roi.  Tablette  de 
{>  pouces  11  lignes  de  long,  fur  4 pouces  1 1 lignes  de 
large,  & 3 lignes  d’cpailTeur,  étiquetée , Vert  antique.  2q.6. 
Ce  marbre,  que  l’on  tire  d’Itaiié,  eft  d’un  beau  vert,  varié 
de  noir  & de  blanc.  Le  vert  & le  noir  font  de  la  lèrjsen- 
tine;  le  blanc  ell  du  marbre.  Cette  tablette  pèfe  13  onces 
3 gros  23  grains,  ou  7873  grains:  elle  a perdu  dans  l’eau 
dillillée  2p2p  grains:  ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  fpéci- 
fique 2687p.  pouce  cube  pèle  1 once  3 gros  67  grains; 

6 le  pied  tube  188  livres  2 onces  3 gros '42  grains. 

5pi.  Alarbre  vert  antique  de  Grenoble.  Du  Cabinet  du  Roi. 

Tablette  de  7 pouces  de  long , fur  5 pouces  de  large  , & 
526  lignes  d’épailfeur,  étiquetée.  Vert  antique  de  Gre- 
noble. Ce  marbre  ell  varié  de  gros  vert,  de  noirâtre 

& de  blanchâtre  légèrement  teint  en  vert.  Le  vert  & le- noi- 
râtre font  de  la  lêrpentine  ; le  blanchâtre  ell  du  marbre.  Cette 
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tablette  pèle  i livre  iz  onces  4 gros  25  grains,  ou  16421 
grains:  elle  a perdu  dans  l'eau  difliilce  5865  7 grains  : 
ce  qui  donne  pour  la  pelânteur  fpéciliqiie  28030.  Le  pouce 
cube  pcfe  i once  6 gros  38  grains:  & le  pied  cube  ip6 
. livres  3 onces  2 gros  63  grains. 

5P2.  Marbre  vert  d Egypte.  Du  Cabinet  du  Roi.  Tablette  irré* 
gulière  d’environ  4 pouces  de  long,  fur  2 i pouces  de  large, 
& 8 lignes  d'épailléur.  Ce  marbre , que  l’on  tire  d’Italie , 
tft  varié  de  gros  vert,  de  noir  & de  blanc.  Le  vert  & le 
noir  font  de  Ta  lêrpentine  ; le  blanc  elt  du  marbre.  Cette 
tablette  pèfe  i2  onces  o gros  3 grains,  ou  6p  15  giains: 
elle  a perdu  dans  l’eau  dillillée  zjpi  7 grains  : ce  qui 
donne  pour  là  pefanteur  rpécitique  26683.  Le  pouce  cube 
pèle  1 once  5 gros  60  grains;  6c  le  pied  cube  186  livres 
12  onces  3 gros  70  grains. 

'JP3*  Maebre  vert  de  Mer.  Du  Cabinet  du  Roi.  Tablette  irré- 
gulière d’environ  3 7 pouces  de  long , fur  2 7 pouces  de 
large , & 3 7 lignes  d’cpailTeur.  Ce  marbre , qui  vient  de 
Penfevera  près  du  golle  de  Gènes  , eft  varié  d’un  rouge 
de  lang  de  Boeuf,  de  gros  vert,  de  noir  & de  blanchâtre. 
Le  rouge,  le  vert  & le  noir  font  de  la  lerpentiiie;  le  blan- 
châtre eft  du  marbre.  Cette  tablette  pèfe  4 oneçs  o gros 
28  grains,  ou  2332  grains:  elle  a perdu  dans  l’eau  diftillée 
874  7 grains  : ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  Ijjécîfiquç 
26667.  pouce  cube  pèfe  i once  5 gros  60  grains;  & 
le  pied  cube  186  iivies  10  onces  5 gros  46  grains. 

,^P4.  Marbre  vert  de  Varalte  en  Piémont.  Du  Cabinet  du 
Roi.  Tablette  de  3 pouces  5 lignes  de  long,  for  2 pouces 
• 8 7 lignes  de  large , & 3 7 lignes  d’épailleur,  étiquetée,  f'crr 
de  Varalte.  n.‘  247.  Ce  marbre  eft  d’un  vert  varié  de  taches 
noirâtres , & de  quelques  taches  blanches  : on  y aperçoit 
aufti  quelques  petits  grains  de  pyrite.  Le  vert  & le  noirâtre 
font  de  la  ferpentine;  le  blanc  eft  du  marbre.  Celte  tablette 
pèler4  onces  5 gros  48  7 grains , ou  27 1 2 7 grains  : elle 
apedu  dans  l’eau  diftillée  pp 2 t grains  : ce  qui  donne  pour 
fa  pefanteur  fpécifique  ^73 3 8.  Le  pouce  cube  pèfe  i once 
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6 gros  13  grains;  3c  le  pied  cube  i^i  livres  j onces  6 
gros  6 1 grains. 

Marbre  vert  de  Sufe.  Du  Cabinet  du  Roi.  Tablette  quat- 
re de  3 pouces  8 lignes  de  côté,  & 4 7 lignes  d’épaidéur, 
marquée  2jf.8,  Ce  marbre  eft  d’un  vert  clair , varié  de 
grandes  taches  blanches , & de  petites  taches  noires.  Le  vert 
& le  noir  font  de  la  ferpeniine  ; le  blanc  eft  du  marbre. 
Cette  tablette  pèfe  9 onces  3 gros  i 5 ^ grains,  ou  3415^ 
grains:  elle  a perdu  dans  l’eau  diftillée  1995  grains:  ce  qui 
donne  pour  là  pefanteur  fpécifique  27144.  Le  pouce  cube 
pèle  I once  6 gros  j grains;  3c  le  pied  cube  190  livres 
O once  I gros  2 grains. 

Marbre  vert  des  Pyrénées.  Du  Cabinet  du  Roi.  Tablette 
de  7 pouces  i -J-  ligne  de  long , fur  j pouces  1 f ligne  de 
large , 3c  4 à 3 lignes  d’épailTeur , étiquetée , Des  Pyrénées, 
74.  Ce  marbre  eft  d’un  vert  fombre , pointillé  de  noir , 3c 
varié  de  taches  blanchâtres.  Le  vert  3c  le  noir  Ibnt  de  la 
ferpeniine  ; le  blanchâtre  eft  du  marbre.  On  y aperçoit 
quelques  grains  de  pyrite.  Cette  tablette  pèfe  i livre  9 onces 
3 gros  46  7 grains  , ou  14662  7 grains  : elle  a perdu  dans 
l’eau  dillillée  5 3 66  ■J  grains:  ce  qui  donne  pour  là  pefan- . 
tcur  Ipéc-'ique  2732  i.  Le  pouce  cube  pèle  i once  6 gros 
12  grains;  3c  le  pied  cube  19 1 livres  3 onces  7 gros 
44  grains. 

Alarbre , dit  Pierre  de  Florence  jaune.  Du  Cabinet  du 
Roi.  Taolette  ronde  de  3 pouces  7 lignes  de  diamètre,  8c 
environ  2 7 lignes  d’épaillêitr.  Le  fond  de  cette  pierre  eft 
jaunâtre,  varie  de  taches  de  difterens  roux  plus  ou  moins 
foncés.  Le  roux  eft  du  marbre  ; le  jaunâtre  eft  du  Ichifte. 
C’eft  ce  dernier  qui  rend  cette  pierre  pénétrable  à l’eau. 
Cette  TaNette  pèle  2 onces  3 gros  60  | grains , ou  1428  {■ 
grains:  elle  a perdu  dans  l’eau  diftillée  367-1  grains  : ce 
qui  donne  pour  fa  pelànteur  Ipécifique  23159.  Le  pouce 
cube  pèfe  i once  5 gros  3 grains;  3c  le  pied  cube  176 
livres  1 once  6 gros  33  grains. 

Marbre,  dit  Pierre  de  P'iorcuce  jaune  , pénétré  d'eau. 
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Cette  même  tablette  a admis  dans  Tes  pores  43  ^ grains 
d’eau  ; environ  — de  fon  poids.  £Ile  pefoit  donc  , ainfi 
pcnétr<fe  d'eau,  1471  t grains  : elle  a perdu  dans  l’eau  dit 
tillée  ^ grains  : ce  cjui  donne  pour  fa  pefanteur  fpéci- 
fique  ajpiS.  Le  pouce  cube  pefèroit  i once  j gros  32 
grains  ; & le  pied  cube  1 8 i livres  6 onces  6 gros  3 8 
grains.  Un  pied  cube  de  cette  pierre  pourroit  donc  retenir 
J livres  5 onces  o gros  5 grains  d’eau.  Voyez  à ïartkle 
ides  Gris  les  procédés  que  j’ai  employés  pour  connoîlre  la 
pefanteur  (pécibque  de  celle  pierre , ainfi  que  celle  de  la 
l'jivante , étant  sèches  ou  pénétrées  d’eau. 

jpg.  Marbre , dit  Pierre  de  Florence  verte.  Du  Cabinet  dii 
Roi.  Tablette  de  3 pouces  2 lignes  de  long,  fur  i pouce 
10  j lignes  de  large,  & environ  2 lignes  d’épailTeur.  Le 
fond  de  cette  pierre  eft  verdâtre  varié  de  tacites  de  difté- 
rens  roux , & de  quelques  petits  points  noirs.  Le  roux  efl  du 
marbre  ; le  verdâtre  e(t  du  fchiÜe.  Cette  tablette  pèle  1 
once  3 gros  5 grains , ou  7py  grains  : elle  a perdu  dans 
l’eau  diflillée  304  grains:  ce  qui  donne  pour  fa  pelânteur 
Ipécifique  26153.  Le  pouce  cube  pèle  i once  5 gros  40 
grains;  & le  pied  cube  183  livres  1 once  i gros  6 grains. 

« Marbre,  dit  Pierre  de  Florence  verte , pénétré  et  eau.  Cette 
même  tablette  a admis  dans  fes  pores  1 o 7 grains  d’eau  ; 
environ  ^ de  Ibn  poids.  Elle  pefoit  donc  , ainli  pénétrée 
d’eau,  807  grains:  elle  a perdu  dans  l’eau  ditliilée  3 04 -J 
grains:  ce  qui  donne  pour  fa  pelâmeur  Ijxlcilique  2650p. 
Le  pouce  cube  peferoit  1 once  5 gros  54  grains  ; & le 
pied  cube  185  livres  p onces  o gros  5 grains.  Un  pied 
cube  de  cette  pierre  pourroit  donc  retenir  2 livres  7 onces 
6 gros  7 1 grains  d’eau. 

Je  place  à la  fuite  des  marbres , & avant  les  pierres  à bâtir, 
ce  que  l’on  appelle  Pierre  herborifée;  parce  que  ces  pierres 
relTemblent  allez  bien  aux  marbres  par  leur  degré  de  dureté 
& leur  pefanteur. 

5pp.  Piene  herborifée  de  France.  Du  Cabinet  du  Roi.  Tablette 
de  J pouces  8 -J  lignes  de  long , fur  4 pouces  7 lignes  de 
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lar£;e,  & 3 lignes  depailleiir.  Cette  pierre  eft  d'un  blanc 
Taie,  & ornée  d’uije  herbori/ation  noire.  Elle  pèle  12  onces 

2 gros  43  grains  , ou  70^9  grains:  elle  a perdu  dans  l'eau 
dilüllée  2679  7 grains:  ce  qui  donne  pouria  pefanteur  fpé- 
cillque.  26494.  Le  pouce  cube  pèle  t once  j gros  ^3  grains; 

* & le  pied  cube  185  livres  7 onces  2 gros  43  grains. 
600.  Pierre  hcrborife'e  de  la  carrière  de  Coïmenar,  dans  la  vieille 
Cadille.  Du  cabinet  de  M.  le  duc  de  la  Rocbeloucault. 
Tablette  de  3 pouces  2 7 lignes  de  long  , fur  227  lignes 
de  large,  & 47  lignes  d'cpailîeur,  étiquetée,  Picdra  de  la 
cantera  de  Cotmenar  de  Orcha.  n*  y 8.  Cette  pierre  efl  d’une 
. couleur  ilàbeile  claire , variée  de  quelques  taches  blanches , 
& ornée  d'une  •herborifation  noirâtre.  Elle  pè'e  3 onces 

3 gros  30  7 grains,  ou  1974  i grains  : elle  a perdu  dans 
l'eau  diüillée  7587  grains:  ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur 
fpécifique  26034.  Le  pouce  cube  pcfê  i once  5 gros 
3 6 grains  ; & le  pied  cube  182  livres  3 onces  6 gros 
33  grains. 

ARTICLE  VI. 

Pierres  à bâtir^ 

Les  Pierres  à bâtir,  appelées  communément  Pierres 
à chaux , doivent  prefqne  toujours  leur  origine  à des  débris 
de  corps  marins,  réunis  & cimentés  par  une  matière  calcaire. 
Elles  diffèrent  des  marbres  en  ce  qu’elles  n’ont  point  de 
belles  couleurs,  qu’elles  ne  font  pas  iufceptibles  du  poli,  & 
en  ce  qu'elles  font  pénétrables  à l'eau.  Voyez  à \ article  des 
Crès  les  procédés  que  j’ai  employés  pour  connoitre  la  pelàn- 
teur  fpécifique  de  ces  pierres  , ibit  étant  sèches , foit  étant 
pénétrées  d'eau, 

Pluffeurs  de  ces  pierres , dont  j’ai  fait  ufage , appartiens 
lient  au  Cabinet  du  Roi  , auquel  elles  ont  été  données  par 
Al.  Perronet,  de  l’Académie  des  Sciences,  &.  premier  Ingé- 
nieur «les  ponts  & chauffées  : les  autres  m'ont  été  procurées 
par  Al,  de  \V ailly , ancien  Contrôleur  des  bâtiméns. 
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601.  Pierre  de  Saint- Leu , de  la  carrière  de  Saint- Leu,  Par  M. 
Je  WaiHy.  Morceau  à peu-prcs  cubique  d’environ  3 pouces 
fur  2 pouces  i o lignes , & 2 -i  pouces  d'épailfeur.  Cette 
pierre  eft  tendre , & d’un  grain  de  moyenne  groÜeur.  La 
carrière  d’où  on  la  tire  eft  à 1 o lieues  de  Paris , fur  rpifi’. 
Ce  morceau  pefoit  i livre  9 onces  6 gros  197  grains,  ou 
14851  7 grains:  il  a perdu  dans  l’eau  dillillce  8950  7 
grains  : ce  qui  donne,  pour  fa  pelànteur  fpécibque  16593. 
Le  pouce  cube  pèle  1 once  o gros  43  grains  ; Ôc  le  pied 
cube  1 1 6 livres  a onces  3 gros  24  grains. 

* Pierre  de  Saint- Leu , de  la  carrière  de  Saint- Leu , péné- 
trée d'eau.  Ce  même  morceau  de  pierre  a admis  dans  lès 
pores  2333  grains  d’eau;  un  peu  moins  de  de  lôn  poids. 
Il  pefoit  donc,  ainfi  pénétré  d’eau,  17184  7 grains  : il  a 
perdu  dans  l’eau  dillilléee  8950  7 grains  : ce  qui  donne 
pour  fa  pefanteur  fpécifique  19199.  Le  pouce  cube  peferoit 
I once  1 gros  69  grains;  & le  pied  cube  134  livres  6 
onces  2 gros  22  grains.  Un  pied  cube  de  celte  pierre  pour- 
roit  donc  retenir  18  livres  3 onces  6 gros  70  grains  d’eau. 

602,  Pierre  de  Saint -Leu,  de  la  carrière  de  Maillet.  Par  M. 
de  Wailly.  Morceau  àpeu-près  cubique,  d’environ  3 pouces 

, fur  2 pouces  1 o lignes , & 2 pouces  7 lignes  d’épailfeur. 
Cette  pierre  eft  tendre  & d’un  allez  gros  grain.  Ce  morceau 
pefoit  I livre  6 onces  3 gros  46  7 grains,  ou  129347 
grains:  il  a perdu  dans  l’eau  diltillée  8196  7 grains:  ce 
qui  donne  pour  là  pefanteur  fpécifique  15781.  Le  pouce 
cube  pèfe  1 once  o gros  1 3 grains  ; & le  pied  cube  1 1 o 
livres  7 onces  3 gros  56  grains. 

* Pierre  de  Saint  - Leu , de  la  carrière  de  Maillet,  pénétrée 
d'eau.  Ce  mciiie  morceau  de  pierre  a admis  dans  fes  pores 
2488  f grains  d’eau;  un  peu  moins  de  | de  lôn  poids.  II 
pefoit  donc  , ainfi  pénétré  d’eau  , 15423  grains  : il  a perdu 
dans  l’eau  diftillée  8196  7 grains  : ce  qui  donne  pour  là 
pefanteur  Ipécifique  18817.  Le  pouce  cube  pèferoit  1 once 
,1  gros  5 6 grains;  & le  pied  cube  1 3 1 livres  1 1 onces  4 gros 
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a grains.  Un  pied  cube  de  cette  pierre  pourroit  donc  retenir 
2 1 livres  4 onces  o gros  1 8 grains  d'eau. 

j . Pierre  de  Saint-Leu , de  la  carrière  de  Notre-Dame.  Par  M. 
de\/ailly.  Morceau  àpeu-près  cubique,  d’environ  j pouces 
fur  2 4 pouces , & 2 7 pouces  d’épaitTeur.  Cette  pierre  eft 
tendre,  & d’un  grain  atlêa  fin.  Ce  morceau  pe/bit  i livre 
6 onces  7 gros  5 i 7 grains , ou  1 3 2 27  7 grains  : il  a perdu 
dans  l'eau  difiillée  73  10  7 grains:  ce  qui  donne  pour  là 
peTanteur  fpécifique  i8op4.  Le  pouce  cube  pèle  i once 

1 gros  28  grains;  & le  pied  cube  126  livres  10  onces 
4 gros  16  grains. 

* Pierre  de  Saint-  Leu,  de  la  carrière  de  Notre-Dame  , 
pénétrée  deau.  Ce  même  morceau  de  pierre  a admis  dans 
lès  pores  1638  grains  d’eau;  un  peu  plus  deÿ  de  Ibn  poids. 
Il  pefoit  donc,  ainfi  pénétré  d’eau,  14883  7 grains:  il  a 
perdu  dans  l’eau  difiillée  73  10  7 grains  ; ce  qui  donne  pour 
là  pefanteur  Ipécifique  20362.  Le  pouce  cube  pelèroit  i once 

2 gros  40  grains;  & le  pied  cube  142  livres  8 onces  4 
gros  2 5 grains.  Un  pied  cube  de  cette  pierre  pourroit  donc 
retenir  i j livres  14  onces  o gros  9 grains  d’eau. 

604.  Pierre  de  Vergelet  du  plus  gros  grain.  Par  M.  de  Wailly. 
Morceau  à peu -près  cubique  , d’environ  3 pouces  lùr  3 
pouces , & autant  d’épailTeur.  Cette  pierre  eft  encore  de 
Saint-Leu  : elle  eft  tendre  & d’un  fort  gros  grain.  Ce  mor- 
ceau pelbit  I livre  la  onces  4 gros  4 grains,  ou  16420 
grains  : il  a perdu  dans  l’eau  diltiliée  9926  7 grains  : ce 
ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur'lpécifique  16342.  Le  pouce 
cube  pèfe  i once  o gros  42  grains  ; & le  pied  cube  1 1 3 
livres  1 2 onces  3 gros  46  grains. 

* Pierre  de  Vergelet  du  plus  gros  grain , pénétrée  deau.  Ce 
même  morceau  de  pierre  a admis  dans  les  pores  2762 
grains  d’eau;  un  peu  plus  de  7 de  fon  poids.  Il  pelôit  donc, 
ainfi  pénétré  d’eau  , 19182  grains  : il  a perdu  dans  l’eau 
diftillée  9926  7 grains:  ce  qui  donne  pour  fa  pelànteur 
l}iécifique  19323.  Le  pouce  cube  pelèroit  i once  2 gros 
I grain;  & le  pied  cube  133  livres  4 onces  3 gros  14 

grains. 


Digitized  by  Google 


DES  Corps.  24.1 

grains.  Un  pied  cube  de  cette  pierre  pourrolt  donc  retenir 
ip  livres  7 onces  5 gros  40  grains  d’eau. 

(S05.  Pierre  rie  Vtrgeletele  grain  fin.  Par  Al.  de  WaiHy.  Mor- 
ceau à peu-près  cubique,  d’envirgn  a i pouces  fur  2 pouces 
8 lignes  , & a -j-  pouces  d’épaifleur.  Cette  pierre  eft  tendre, 
fit  d’un  grain  de  moyenne  grolTeur.  Ce  morceau  pefoit  i 
livre  2 onces  o gros  20  7 grains,  ou  10388  7 grains:  il 
a perdu  dans  l'eau  diilillée  60 1 2 7 grains  : ce  qui  donne 
pour  (à  peftiiteur  Ipécibque  17278.  Le  pouce  cube  pèle 
1 once  O gros  6p  grains  ; fit  le  pied  cube  1 20  livres  i ; 
onces  I gros  6 grains. 

* Pierre  de  Vergelet  de  grain  fn , pénétrée  J eau.  Ce  même 
morceau  de  pierre  a admis  dans  (es  pores  1602  grains  d’eau; 
un  peu  plus  de  7-  de  (bn  poids.  11  pelôit  donc , ainfi  pénétré 
d'eau,  1 ippo  7grains:  il  a perdu  dans  l’eau  didillée  fioi2  7 
grains:  ce  qui  donne  pour  (k  pelânteur  (pccifique  ipp4x. 
Le  pouce  cube  peferoit  i once  2 gros  2 5 grains  ; fit  le 
pied  cube  ijp  livres  p onces  4 gros  2 grains.  Un  pied 
cube  de  cette  pierre  pourroit  donc  retenir  i8  livres  10 
onces  2 gros  68  grains  d’eau. 

606.  Pierre  de  Lambourde  du  côté  de  Centilly , de  la  carrière 
de  M.  Mangin,  Par  M.  de  Wailly.  Morceau  d’environ  3 7 
pouces  de  long  fur  3 pouces  de  large , fit  autant  d’épaiffeur 
moyenne.  Cette  pierre  e(l  tendre  fit  d’un  gros  grain.  Ce 
morceau  pefoit  2 livres  4 onces  7 gros  10  7 grains,  ou 
21230  7 grains:  il  a perdu  dans  l’eau  diftilJée  127P4 
graiiu  : ce  qui  donne  pour  fa  pelànleur  (pécifîque  1 66 1 o.  Le 
pouce  cube  pèfe  i once  o gros  44  grains  ; fit  le  pied  cube 
1 1 6 livres  4 onces  2 gros  40  grains. 

♦ Pierre  de  Lambourde  du  côté  de  Gcntilly , de  la  carrière 
de  M.  Mangin , pénétrée  d eau.  Ce  même  morceau  de  pierre 
a admis  dans  (es  pores  3 1 1 6 grains  d’eau  ; un  peu  plus  de 
j de  (bn  poids.  11  pelbitdonc,  aiiifi  pcnc'iré  d’eau,  243667 
grains:  il  a perdu  dans  l'eau  didillée  127P4  grains:  ce  qui 
donne  pour  fa  pefanteur  fpéciüque  IP043.  Le  pouce  cube 

■ peferoit  1 once  1 gros  63  grains;  fie. le  pied  cube  133' 

HIi 
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livres  5 onces  o gros  23  grains.  Un  pied  cube  de  cette 
pierre  pourroit  donc  retenir  17  livres  o once  5 gros  55 
grains  d'eau. 

Coj.  Pierre  Je  Lambourde  la  carrière  Je  Chavaflel , -à  côté 
Je  Bicétre.  Par  M.  t!e  Wailly.  Morceau  d’environ  3 pouces 
de  long  fur  a pouces  de  large,  & 2 7 pouces  d'cpailleur. 

Cette  pierre  lient  des  coquilles  : elle  efl  moins  tendre  que  les 
précédentes , làns  avoir  une  grande  dureté;  elle  eü  d’un  grain 
■de  moyenne  grolTcur.  Ce  morceau  pefoit  1 litre  1 3 onces 
6 gros  I 6 grains  , ou  17  i 52  grains  : il  a |>erdu  dans  l’eau 
diltillée  9305  grains  : ce  qui  donne  pour  la  pelanieur  fpéci- 
fique  18433.  Le  pouce  cune  pèle  i once  i gros  40  grains; 

& le  pied  cube  129  livres  o once  3 gros  70  grains. 

* Pierre  Je  Lam Lourde  Je  la  carrière  Je  Chavape! , à côté 
Je  Bicétre , péneitée  J'cuit.  Ce  même  morceau  de  pierre  a 
.admis  dans  les  pores  13162  grains  d’eau;  un  peu  plus  de 
■^de  Ion  poids.  Il  peluii  donc,  ainli  pénétré  d’eau,  18714 
grains  : il  a perdu  dans  l'eau  dillillée  9303  grains:  ce  qui 
donne  pour  la  pelânteur  Ipéciiique  20112.  Le  pouce  cube 
peferoit  1 once  2 gros  3 i grains;  & le  pied  cube  140  livres 
12  onces  4 gros  25  grains.  Un  pied  cube  de  cette  pierre 
pourroit  donc  retenir  11  livres  12  onces  o gros  27 
grains  deau. 

608.  'Pierre  haute  Je  la  plaine  du  faubourg  Saint-  Marcel.  Piu" 

M.  de  \(éail|y,  Alorceau  de  3 7 pouces  de  long  fur  3 pouces 
de  large,  & 2 jxiuces  8 lignes  d’épaillèut  moyenne.  Cette 
pierre  ell  d’une  dureté  moyenne,  & d’un  grain  d’une  moyenne 
groireur.jCe  morceau  pefoit  allvres  3 onces  i gros  36  grains, 
ou  20268  grains:  il  a perdu  dans  l’eau  dillillée  10162  7 i 
grains  : ce  qui  donne. pour  là  pelânteur  fpécilique  19932. 

Le  pouce  cube  pefe  1 once  2 gros  24  grains  ; & le  pied 
cube  1 39  livres  8 onces  3 gros  5 grains. 

«►  Pierre  haute  Je  la  plaine  du  faubourg  Saint-Marcel,  péné- 
trée d’eau.  Ce  même  morceau  de  pierre  a admis  dans  les 
■pores  1484  grains  d’eau;  un  peu  plus  de  de  Ipn  poids. 

Il  peluil  donc  , ainfi  pénétré  d'eau  , 21732  grains  ; il  a 
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perdu  dans  l'eau  tliüilice  10162  7 grains:  ce  qui  donne 
pour  fa  pefameur  fpccilique  2 i jpz.  Le  pouce  cube  peferoit 
I once  3 gros  7 grains;  & le  pied  cube  149  livres  i i 
onces  7 gros  17  grains.  Un  pied  cube  de  celle  pierre  pour- 
roit  donc  relenir  1 o livres  3 onces  4 gros  i 2 grains  d’eau. 

60p.  Pierre  d' Arcueil.  Du  Cabinet  du  Roi.  Échanlillon  en 
forme  de  dé , d’environ  2 pouces  de  long  fur  2 pouces  de 
large , & i pouce  d’cpailîeur.  Celte  pierre  paroit  n’étre 
compofée  que  de  déirimens  de  coquilles  : elle  ell  dure , & 
d’un  grain  alTez  grollier.  Cet  échanlillon  pèfe  4 onces  7 gros 
44 i grains,  ou  2852-^  grains;  il  a perdu  dans  l’eau  dis- 
tillée 1384^  grains:  ce  qui  donne  pour  la  pefanteur  fpéci- 
üque  2060J.  Le  pouce  cube  pèle  1 once  2 gros  4p  grains; 
& le  pied  cube  144  livres  ^ onces  6 gros  6 grains. 

♦ Pierre  et  Arcueil , pe'ne’tre'e  d eau.  Ce  môme  échantillon  de 
pierre  a admis  dans  les  pores  178  grains  d’eau;  un  tant 
îbit  peu  moins  de  7^  de  fon  poids.  Il  pefoit  donc  , ainli 
pénétré  d'eau , 3 o 3 o j grains  : il  a perdu  dans  l’eau  dif- 
tillée  1384^  grains;  ce  qui  donne  pour  là  pefanteur  Ipéci- 
fique  2i8pi.  Le  pouce  cube  peferoit  1 once  3 gros  2j 
grains;  & le  pied  cube  IJ3  livres  3 onces  6 gros  24 
grains.  Un  pied  cube  de  celte  pierre  pourroit  donc  retenir 
P livres  o once  o gros  18  grains  d’eau. 

6 10.  Pierre,  dite  Banc  -franc  de  Chatillon , de  la  carrière  de 
Radit.  Par  M.  de  Wailly.  Échantillon  en  forme  de  dé,  de 
3 -1  pouces  de  long , fur  3 pouces  de  large , & 2 -j-  pouces 
de  hauteur.  Cette  pierre  ell  d’une  dureté  moyenne,  & d’un 
grain  lin.  Cet  échantillon  pefoit  2 livres  10  onces  3 gros  y8  7 
grains,  ou  244667  grains  : elle  a perdu  dans  l’eau  dillillée 
1165P  grains:  ce  qui  donne  pour  fa  pelànteur  fpéciâqutt 
20P85.  Le  pouce  cube  pèfe  i once  2 gros  63  grains:  & 
le  pied  cube  146  livres  14  onces  2 gros  40  grains. 

♦ Pierre , dite  Banc  - franc  de  Chatillon  , de  la  carrière  de 
Radit,  pe'nétrée  d'eau.  Ce  même  échanlillon  de  pierre  k 
admis  dans  fes  pores  1625  grains  d’eau;  un  peu  moins  de 
fr  de  fon  poids,  il  pcloil  donc,  ainfi  pénétré  d’eau , adop  i-  ^ 
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grains:  il  a perdu  dans  l'eau  diÜilIce  t i6^p  gvaius  ; ce  qui 
donne  pour  fa  pefanteur  fpccifique  2237p.  Le  pouce  cube 
peferoil  1 once  3 gros  43  grains  ;&  le  pied  cub&i5Ô  livres 
10  onces  3 gros  42  grains.  Un  pied  cube  de  cette  pierre 
pouiToil  donc  retenir  p livres  1 2 onces  i gros  2 grains  d’eau. 

^11.  Pierre,  dite  Roche  de  Chütillon,  delà  carrière  de  Brachet. 
Par  M.  de  Wailly.  Morceau  de  figure  irrégulière,  d’envi- 
ron 3 pouces  de  long , fur  autant  de  large , & 2 pouces  de 
hauteur  moyenne.  Cette  pierre  tient  beaucoup  de  coquilles  : 
elle  eil  dure  & d’un  grain  moyen.  Ce  morceau  pefoit  2 
livres  i once  6 gros  15  grains,  ou  ip45  5 grains:  il  s 
perdu  dans  l’eau  diüillce  p 1 67  grains  : ce  qui  donne  pour 
là  pefanteur  fpccifique  21223.  Le  pouce  cube  |->èfe  1 once 
3 gros  ; & le  pied  cube  148  livres  8 onces  7 gros  38 
grains. 

* Pierre , dite  Roche  de  Chatillon,  de  la  carrière  de  Brachet, 
pénélre'e  d'eau.  Ce  ntème  morceau  de  pierre  a admis  dans 
les  pores  8p6  grains  d’eau  ; un  peu  plus  de  de  lôn 
poids.  Il  peloit  donc,  aiiifi  pénétré  d’eau,  20331  grains: 
il  a perdu  dans  l’eau  difiillée  p 1 67  grains  : ce  qui  donne 
pour  (à  pelànteur  fpccifique  I2200.  Le  pouce  cube  peleroic 

1 once  3 gros  37  grains  ; & le  pied  cube  133  livres  6 
onces  3 gros  14  grains.  Un  pied  cube  de  cette  pierre  pour- 
Foit  donc  retenir  6 livres  13  onces  3 gros  28  grains  d’eau, 

^12.  Pierre grofftère , du  fond  de  Bagneux , de  la  carrière  de  M. 
Brunet.  Par  M.  de  Waiily.  Morceau  à peu-prcs- arrondi , de 

2 ^ pouces  de  diamètre  moyen , & environ  3 pouces  de 

long.  Cette  pierre  tient  des  coquilles  : elle  ell  dure  & d'un 
grain  alfez  gros.  Ce  morceau  peloit  2 livres  o once  3 gros 
1 ^ grain,  ou  1 864P  grains:  il  a perdu  dans  l’eau  difiillée 
p42p  grains:  ce  qui  donne  pour  là  pefanteur  fpécifique 
ip77p.  Le  pouce  cube  pèle  i once  a gros  18  grains;  & le 
pied  cube  1 3 8 livres  7 onces  i gros  7 1 grains.  i 

* * Pierre  grojfière,  du  fond  de  Bagneux,  de  la  carrière  de  Af. 
Brunet , pénétrée  d eau.  Ce  même  morceau  de  pierre  a admis 
dans  fes  pores  1 2 d 3 grains  d’eau  ; plus  de  ~ de  Ion  poids. 
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li  pefôit  Jonc,  ainfi  pénétré  J’eau  , ippi4  ^ grains:  il  a 
perdu  dans  l'eau  diltillée  p42p  grains:  ce  qui  donne  pour 
là  pelanteur  fpéciHque  21 120.  Le  pouce  cube  peleroit  i 
once  Z gros  68  grains;  & le  pied  cube  147  livres  13  onces 
3 8*^°*  37  P'®‘1  c‘'be  de  cette  pierre  pourroit 

donc  retenir  p livres  6 onces  1 gros  3 8 grains  d’eau. 

I J.  Pierre  de  liais,  du  fond  de  Bagneux,  de  la  carrière  de  Ma- 
dame Ricateau.  Par  M.  de  Vailly»  Echantillon  en  forme  de 
dé , d’environ  2 4 pouces , liir  2 7 pouces , & 3 -j  pouces 
de  hauteur.  Cette  pierre  eft  d’une  dureté  moyenne,  & 
d’un  grain  alTez  ün.  Cet  échantillon  a été  pris  du  côté  du 
lit.  Il  pelôit  I livre  14  onces  7 gros  i7  4g''ains,  ou 
17801  4 gtains  : il  a perdu  dans  feau  diftillée  8 5 67  7 

Clins:  ce  qui  donne  pour  (à  pelanteur  Ipéciiique  20778. 

pouce  cube  pèfe  1 once  2 gros  56  grains;  & le  pied 
cube  143  livres  7 onces  i gros  6 grains. 

% Pierre  de  liais , du  fond  de  Bagneux,  de  la  carrière  de 
Madame  Ricateau , pénétrée  tt eau.  Ce  même  échantillon  de 
pierre  a admis  dans  lès  pores  1287  grains  d’eau,  plus  de 
7^  de  Ion  poids.  Il  pelbit  donc,  ainfi  pénétré  d’eau , ipo8  8'^  ' 
grains  : il  a perdu  dans  l’eau  diHillée  8 3 67  7 grains  : ce  qui 
donne  pour  là  pefanteur  fpécilique  22280.  Le  pouce  cube 
peferoit  i once  3 gros  40  grains  ; & le  pied  cube  133 
livres  i 3 onces  2 gros  63  grains.  Un  pied  cube  de  cette 
pierre  pourroit  donc  retenir  10  livres  8 onces  1 gros  37 
grains  d’eau.  * 

P'urrt  de  liais , de  la  carrière  de  Madame  Ricateau.  Par 
M.  de  "V/ailly.  Morceau  d’environ  3 pouces  de  long , fur 
2 pouces  de  largeur  moyenne , & 1 6 lignes  d'épaillèur. 
Cette  piene  ell  plus  dure  que  la  précédente , & d’un  grain 
alTez  fin.  Ce  morceau  a été  pris  dans  le  cœur  de  la  pierre. 

Il  pefoit  P onces  5 gros  334  grains,  ou  3 375;  7 grains  : . 

il  a perdu  dans  l’eau  diHiliée  261 1 7 grains:  ce  qui  donne 
pour  fa  pelànieur  Ipécilique  21364.  Le  pouce  cube  pèle 
J once  3 gros  6 grains  ; & le  pied  cube  14^  livres  8 
onces  6 gros  10  grains. 


/ 
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4,  Pierre  de  liais  , de  la  carrière  Je  Madame  Ricateaa , 
pénétrée  d'eau.  Ce  même  morceau  de  pierre  a admis  dans 
lès  porcs  3057  grains  d’eau;  un  peu  moins  de  de  fou 
poids.  Il  peibit  donc,  ainfi  pénétré  d'eau,  ^884-^  grains  : il 
a perdu  dans  l’eau  didillée  261  i 7 grains;  ce  qui  donne 
pour  là  pefanteur  fpécifique  22534.  Le  pouce  cube  peferoit 
I once  3 gros  49  grains;  & le  pied  cube  i 57  livres  1 1 
onces  6 gros  33  grains.  Un  pied  cube  de  cette  pierre  pour- 
roit  donc  retenir  8 livres  3 onces  o gros  23  grains  d’eau. 

615.  Pierre  de  liais,  du  fond  de  Bagneux , de  la  carrière  de 
M,  Ory.  Par  M.  de  Wailly.  Morceau  de  figure  irrégulière 
d’environ  3 pouces  de  long , fur  2 7 pouces  de  large , & 

I 5 lignes  d’épaifièur  moyenne.  Cette  pierre  tient  des  co- 
quilles: elle  e(l  dure,  & d’un  grain  allez  fin  Ce  morceau 
pefoit  14  onces  o gros  12  grains,  ou  8076  grains:  il  a 
perdu  dans  l’eau  diflillée  3378  7 grains:  ce  qui  donne  pour 
là  pefanteur  Ipécifique  23902.  Le  pouce  cube  pèle  i once 
4 gros  28  grains;  & le  pied  cube  167  livres  5 onces  o 
gros  14  grains. 

• Pierre  de  liais , du  fond  de  Bagneux , de  la  carrière  de  M, 
Ory , pénétrée  efcau.  Ce  môme  morceau  de  pierre  a admis 
dans  lès  pores  238  ^grains  d’eau;  un  peu  plus  de  77  de  fi)n 
poids.  Il  pefoit  donc , ainfi  pénétré  d’eau , 83147  : >1  ^ 

perdu  dans  l’eau  dillillée  337^  grains:  ce  qui  donne  pour 
là  pefanteur  fpécifique  24607.  Le  pouce  cube  pelêroit  i 
once  4’ gros  55  grains ;&  le  pied  cube  172  livres  3 onces 
7 gros  63  grains.  Un  pied  cube  de  cette  pierre  pourroit 
donc  retenir  4 livres  14  onces  7 gros  49  grains  d’eau. 

616.  Pierre  de  liais , du  fond  de  Bagneux , de  la  carrière  de 
Charles  de  Vejfe,  Par  M,  de  Wailly.  Morceau  de  figure  irré- 
gulière , d’environ  4 pouces  de  long , fur  2 pouces  de  large, 
& 2 7 pouces  d’épailfeur  moyenne.  Cette  pierre  reHèmble 
affez  a la  précédente:  comme  elle,  elle  tient  des  coquilles; 
elle  ell  dure  & d’un  grain  alfez  fin.  Ce  morceau  peibit  1 livre. 
1 5 onces  2 gros  50  grains,  ou  18050  grains:  il  a perdu 
dans  l'eau  dillillée  7544  grains  : ce  qui  donne  pour  fi 
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peninteur  fpccifîtjue  23926.  Le  pouce  cube  pèfê  i once 
4 gros  29  grains;  & le  pied  cube  167  livres  7 onces  5 
gros  50  grains- 

* Pierre  Je  Htiis,  Ju  fond  de  B a gueux,  de  ta  carrière  de  Charles 
de  VeJJè , pénétrée  d'eau.  Ce  même  morceau  de  pierre  a admis 
dans  les  pores  445  grains  d’eau;  un  peu  plus  de  de  Ion 
poids.  11  pefoit  donc,  ainfi  pénétre  d’eau,  18495  grains; 
il  a perdu  dans  l’eau  diüillée  7544  grains;  ce  qui  donne 
pour  la  pelànteiir  fpécifique  245  1 6.  I e pouce  cube  peltroit  1 
once  4 gros,  5 t grains;  & le  pied  cube  17  i livres  9 onces 
6 gros  24  grains.  Un  pied  cube  de  cette  pierre  pourroit 
donc  retenir  4 livres  2 onces  o gros  46  grains  d’eau. 

6iy.  Pierre,  dite  Petit  banc  du  val  de  Aleudon,  de  la  carrière 
• de  Gardy.  Par  M.  de  Wailly.  Morceau  d’environ  3 pouces 
de  long , fur  3 pouces  de  large , & 2 -J  pouces  d’épailfeur 
moyenne.  Cette  pierre  tient  des  coquilles  : elle  ell  dure  & 
d’un  grain  alTez  ün.  Ce  morceau  pefoit  2 livres  7 onces 
6 gros  65^  grains,  qu  22961  grains:  il  a perdu  dans 
l’eau  diAillée  10320  ^ grains  : ce  qui  donne  pour  fa  pefan- 
teur  Ipécilique  22248.  Le  pouce  cube  pèle  i once  3 gros 
39  grains;  & le  pied  cube  155  livres  11  onces  6 gros 

• 15  grains. 

♦ Pierre , dite  Petit  banc  du  val  de  Meadon  , de  la  carrière 
'de  Gardy , pénétrée  d’eau.  Ce  même  morceau  de  pierre  a 
admis  dans  lès  pores  1 1 5 3 grains  d’eau  ; un  peu  plus  de 

de  Ibn  poids.  Il  pelbit  donc,  ainfi  pénétré  d'eau , 241  14  ^ 
grains:  il  a perdu  dans  l’eau  dilliliée  1032K}  grains:  ce 
qui  donne  pour  fa  pefanteur  fpécifique  23365.  Le  pouce 
cube  peleroil  1 once  4 gros  8 grains;  & le  pied  cube  163 
livres  8 onces  7 gros  3 grains.  Un  pied  cube  de  cette  pierre 
pourroit  donc  retenir  7 livres  13  onces  o gros  60  grains 
d’eau.  I • 

618.  Pierre  haute,  du  val  de  Meudon , de  la  carrière  de  Gardy, 
Par  M.  de  Wailly.  Morceau  de  figure  irrégulière  d’environ 
3 pouces  de  long , lui  2 7 pouces  de  large , & 2 pouces 
. d’épaillêui  moyenne.  Cette  pierre  tient  des  coquilles  : elle 
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eft  dure,  & d’un  grain  afTez  fin.  Ce  morceau  peiôit  i livre 
7 onces  1 gros  23  ^ grains,  ou  13343  -J  grains; il  a perdu 
dans  l’eau  diftillée  j8od  grains:  ce  qui  donne  pourlà  pefan- 
teür  fpccilique  12983.  Le  pouce  cube  pcft  i once  3 gros 
66  grains;  & le  pied  cube  ido  livres  14  onces  o gros 
5 5 

* Pierre  haute,  du  val  de  Meudon , de  la  carrière  de  Gardy, 
pe'nètre'e  d'eau.  Ce  même  morceau  de  pierre  a admis  dans 
les  pores  477  7 grains  d’eau  ; un  peu  plus  de  77  de  Ibn  poids. 
11  pefuit  donc,  ainli  pénétré  d'eau,  13821  ^ grains:  il  a 
perdu  dans  l'eau  didillée  5806  grains;  ce  qui  donne  pour 
l'a  pefanteur  IjKxifique  23805.  Le  pouce  cube  peièroit  i 
once 4 gros  25  grains ;<Sc  le  pied  cube  i66  livres  10  onces 

1 gros  20  grains.  Un  pied  cube  de  cette  pierre  pourroit 
donc  retenir  5 livres  12  onces  o gros  37  grains  d'eau. 

61^.  Pierre  fine , du  val  de  Meudon , de  la  carrière  de  Gardy.  Par 
M.  de  Wailly.  Morceau  d’environ  3 7 pouces  de  long,  liir 
3 pouces  de  large , & x ^ pouce  d’épailîèur  moyenne.  Cette 
pierre  lient  des  coquilles  ; elle  eft  dure , & d’un  grain  très- 
fin.  Ce  morceau  pelôit  2 livres  3 onces  6 gros  59  grains, 
ou  2od 5 1 grains  ; il  a perdu  dans  l'eau  didillée  8480  grains: 
ce  qui  donne  pour  fa  pelânieur  Ipécilique  243  53.  Le  pouce 
cube  pclè  1 once  4 gros  45  grains;  & le  pied  cube  170, 
livres  7 onces  4 gros  2 i grains. 

* Pierre  fine , du  val  de  Meudon , de  la  carrière  de  Gardy, 
pénétrée  d'eau.  Ce  même  morceau  de  pierre  a admis  dans 
fès  pores  43  8 grains  d’eau  ; un  peu  moins  de  77  de  lôn  poids. 
Il  pelbit  donc,  ainli  pénétre  d'eau  , 21089  grains:  il  a 
perdu  dans  l'eau  didillée  8480  grains:  ce  qui  donne  pour 
là  pelànteur  fpécilique  248^9.  Le  pouce  cube  peferoit  li 
once  4 gros  64  grains  ; & le  pied  cube  1 74  livres  i once 

2 gros  45  grains.  Un  pied  cube  de  cette  pierre  pourroit 
donc  retenir  3 livres  9 onces  <î  gros  24  grains  d’eau. 

1^20.  Pierre  du  val  de  Meudon  , dite  Clicard  , de  la  carrière 
ttOuchain.  Par  M.  de  W^ailly.  Morceau  d’environ  3 7 pouces 
de  long , fyr  3 I pouces  de  large , 2 7 pouces  d'épailFeur. 

Cette 


Digitized  by  Google 


DES  Corps.  249 

Cette  pierre  tient  des  coquilles  : elle  eft  dure , & d’un  grain 
aiTez  fin.  Ce  morceau  pefoic  z livres  lo  onces  j gros  45  7 
grains,  ou  244^1  7 grains  : il  a perdu  dans  l’eau  dillillce 
10754  7 grains  : ce  qui  donue  pour  fa  pelànteur  fj»!cifiqiie 
22736.  Le  pouce  cube  pèle  i once  3 gros  57  grains;  & 
le  pied  cube  159  livres  2 onces  3 gros  33  grains. 

♦ Pierre  du  val  de  Aleudon  , dite  Clicard , de  la  carrière 
tfChehaiH,  pénétre’e  d'eau.  Ce  même  morceau  de  pierre  a 
admis  dans  (es  pores  1033  grains  d’eau;  un  peu  plus  de 
77  de  Ibn  poids.  Il  pefoit  donc,  ainfi  pcnctré  d’eau , 25484  7 
grains:  il  a perdu  dans  l’eau  difiillée  10754-^  grains  : ce 
qui  donne  pour  là  pefânteur  (pécifique  2365)6.  Le  pouce 
cube  pelèroit  (^once  4 gros  21  grains;  & le  pied  cube  165 

livres  1 3 onces  7 gros  44  grains.  Un  pied  cube  de  cette  ^ t 

pierre  pourrolt  donc  retenir  6 livres  1 1 onces  4 gro*  i ij 
grains  d’eau. 

621.  Pierre  de  Vaugirard,  dite  Cticard , de  la  carrière  de  Bra~ 
chef.  Far  M.  de  Wailly.  Morceau  d’environ  3 pouces  de 
Idlig , liir  2 7 pouces  de  large , & 2 7 pouces  d’épaiflêur. 

Cette  pierre  tient  des  coquilles:  elle  efi  dure,  & d’un  grain 
fin.  Ce  morceau  pelbjt  i livre  8 onces  6 gros  547  grains, 
ou  143 10  7 grains  : il  a pdfdy  dan#i’eau  difiilice  6070  7 
grains:  ce  qui  donne  pour  (a  pelànteur  fpècifique  23574. 

Le  pouce  cube  pèle  i once  4 gros  1 6 graiiis  ; & le  pied 
cube  165  livres  o once  2 gros  22  grains. 

* Pierre  de  Vaugirard , dite  Clicard , de  la  carrière  de 
Bra.het,  pénétrée deau.  Ce  même  morceau  de  pierçe  a admis 
dans  fes  pores  373  7 grainî*d’eau ; un  peu  moins  de  de 
fon  poids.  11  peloil  donc,  ainfi  pénétré  d’eau  , i4684grains: 
il  a^erdu  dans  l’eau  difiilice  ‘6070  7 grains  ; ^re  qui  donne 
pour  la  pelànteur  (jrécifiquë  2418p.  Le  pouce  cube  peltroit 
I once  4 gros  3 p grains  ; & le  pied  tfube  1 6p  livres  5 

onces  I gros  25  grains.  Un  pied  cube  de  cette  pierre  pour-  , -• 

roit  donc  retenir  4 livres  4 onces  7 gros  3 grains  d'eau.  • 

^22.  Pierre  f ne  de  f^augirard.  Du  Cabinet  du  Roi.  Échantillon 

en  forme *de  dé,  de  2 pouces  fur  23  7 lignes,  Sc  i z 7 lignes 
• li  ' 
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tlcpaiflêur.  Cette  pierre  e(l  très-dure  & d’un  grain  très -fin. 
Cet  échantillon  pèfe  6 onces  i gros  46  y grains , ou 
3 574  »'  gf ‘dns  : il  a perdu  dans  l'eau  diflillée  1454 grains: 
ce  tjiii  donne  pour  fa  pelanteur.l’pécifique  24582.  Le  pouce 
cube  pèfe  i once  4 gros  54  grains;  & le  pied  cube  172 
livres  i once  i gros  34  grains. 

♦ Pierre  frie  de  P'augirard , pe'iie'tree  tf enu.  Ce  meme  échan- 
tillon de  pierre  a rdmis  dans  lès  pores  58-  grains  d'eau; 
un  peu  moins  de  de  fon  poids,  li  peloit  donc , ainfi 
pénétré  d’eau  ■ 3 ^ J 3 t grains  ; il  a perdu  dans  l’eau  diflillée 
1434  ÿ grains:  ce  qui  donne  pour  là  pelanteur  fpécifique 
25088.  Le  pouce  cube  peleroit  1 once  5 gros  i grain; 
& le  pied  cube  175  livres  9 onces  6 gros  61  grains.  Un 
pied  cube  de  cette  pierre  pourvoit  donc  retenir  3 livres  8 
once%  5 gros  27  grains  d'eau. 

^23,  Pierre  de  Chaillot.  Par  M.  de  Wailly.  Morceau  de  figure 

. irrégulière  d’environ  2^  pouces  de  long , lur  autant  de  large, 
& 1 5 lignes  d’épailleur  moyenne.  Cette  pierre  tient  des  co- 
quilles : elle  ell  d’une  dureté  moyenne,  & d’un  grain  alfez  fi|^ 
Ce  morceau  peloit  i livre  3 onces  3 gros  42  -j  grains , ou 
il  1 202  grains  : il  a perdu  dans  l’eau  dHiillée  5388  ÿ grains: 
ce  qui  donne  pour  fa  fBlànteur4pécifique  20789.  Le  pouce 
cube  pèle  i once  2 gros  5(f  grains;  & le  pied  cube  145 
livres  8 onces  o gros  68  grains. 

4,  Pierre  de  Chaillot , pénétre'e  d'eau.  Ce  même  morceau  de 
pierre  a admis  dans  lès  pores  826  grains  d'eau  ; un  peu 
moins,  de  de  Ibn  poids.  11  pefoit  donc , ainfi  pénétré  d’eau , 
1 2 O 2 8 ÿ grains  : il  a perdu  dansd’eau  diflillée  5 3 8 8 ÿ grains  : 
ce  qui  donne  pour  la  pelanteur  fpécifique  22322.  Le  pouce 
cube  peleroit  \ once  3 gros  41  grains;  & le  pied  cube  t56 
livres  4 onces  3 gros  37  grains.  Un  pied  cube  de  cette 
pierre  pourroit  donc  retenir  i o livres  1 1 onces  7 gros  4 1, 
grains  d’eau. 

624.  Pierre  de  Saint-Cloud,  près  Paris.  Du  Cabinet  du  Roi. 
Échantillon  en  forme  de  dé,  de  2 pouces  fur  2 pouces,  & 
J pouce  d’épailleur.  Celte  pierre  ell  très-dure,  & d’un  grain 
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moyen.  Cet  échantillon  ^clè  j onces  î gros  50  j grains,  ou 
3«5>0  X grains:  il  a perdu  dans  l’eau  diflillée  1494  -j:  grains  : 
ce  qui  donne  pour  fa  pelanteur  fpécihque  2201 1.  Le  pouce 
cube  pelé  i once  3 gros  3 o grains  ; Sx.  le  pied  cube  i j 4. 
livres  i once  i gros  62  grainsr 

* Pierre  de  Suint-Cloud , pénétrée  J eau.  Ce  même  échantil- 
lon de  pierre  a admis  dans  lès  pores  i 5 T grains  d’eau  ; 
un  peu  moin^  de  ^ de  fon  poids.  Il  pefoit  donc,  ainfi 
pénétré  d’eau  , 344.6  ^ grains:  il  a perdu  dans  l’eau  didillée 
1494 grains  : ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  fpécilique 
23058.  Le  pouce  cube  peferoit  i once  3 gros  69  grains; 
& le  pied  cube  161  livres  6 onces  3 gros  70  grains.  Un 
pied  cube  de  cette  pierre  pourrait  donc  retenir  7 livres  5 
onces  2 gros  8 grains  d'eau. 

J,  Pierre  de  Saint-Nom,  Du  Cabinet  du  Roi.  Cette  carrière 
e(l  à quatorze  milles  de  Paris,  fur  la  route  de  Saint-Cloud 
à Maule. Ëchantillon  en  forme  de  dé,  de  2 pouces  de  long, 
lur  autant  de  large,  & i pouce  d’épaidêur.  Cette  pierre  tient 
des  coquilles  ; elle  a un  certain  degré  de  dureté , & ell  d’un 
grain  moyen.  Cet  échantillon  pèle  j onces  2 gros  22  -J 
grains , ou  3046  2 grains:  il  a perdu  dans  J’eau  didillée 
1466  f grains:  ce  qui  donne  pour  fa  pelanteur  Ipécihque 
20776.  Le  pouce  cube  pèle  1 once  2 gros  y 6 grains;  & 
le  pied  cube  145  livres  6 onces  7 gros  21  grains. 

* Pierre  de  Saint- Nom , pénétrée  d'eau.  Ce  même  échan- 
tillon de  pierre  a admis  dans  lès  pores  176  grains  d’eau; 
un  peu  moins  de  de  fon  poids.  11  pefoit  donc  , ainfi 
péii^tié  d’eau,  3223  grains  : il  a perdu  dans  l’eau  didillée 
14667  grains  :.ce  qui  donne  pour  là  pefanteur  Ipccilique 
21977.  pouce  cube  pelêrait  i once  3 gros  28  grains; 
Sx  le  pied. cube  153  livres  13  onces  3 gros  28  grains.  Un 
pied  cube  de  cette  pierre  pourroll  donc  retenir.  8 livres  6 
onces  4 gros  7 grains  d’eau. 

6x6,  Pierre,  dite  Roche  de  Saint  - Nom,  Du  Cabinet  du  Roi. 
Échantillon  en  forme  de  dé , de  2 pouc^  de  loug , fur 
autant  de  large , Sx  i pouce  d’épaiilêur.  Cette  pierre  tient 

li  ij 
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des  coquilles  : elle  efl  d'une  grande  dureté , & d’un  grain 
moyen.  Cet  ccliantillon  pciê  j onces  2 gros  grain*, 
ou  3048  j grains:  il  a perdu  dans  l'eau  difUUce  14477 
grains;  ce  qui  donne  pour  Xa  pelanteur  Ipccilique  21038. 
Le  pouce  cube  pèfe  i on?e  2 gros  66  grains;  & le  pied 
cube  147  livres  6 onces  3 gros  70  grains. 

♦ Piirre , dite  Roche  Je  Saint -Nom,  pénétrée  efeatl.  Ce 
même  échantillon  de  pierre  a admis  dans'fes  pures  160 
grains  d’eau;  un  peu  moins  de  de  Ibn  poids.  11  pelbit 
donc , ainli  pénétré  d’eau,  3208  j grains  : il  a p>erdu  dans 
l'eau  didillée  1447  7 grains:  ce  qui  donne  pour  la  pelanteur 
rpécihque  22163.  Le  pouce  cube  peléroit  1 once  3 gros 
3 5 grains  ; & le  pied  cube  133  livres  2 onces  2 gros 
3 grains.  Un  pied  cube  decttte  pierre  pourroit  donc  retenir 
7 livres  1 1 onces  6 gros  3 grains  d’eau. 

627.  Pierre  Je  Suint-Cermain , Jeuxième  banc.  Du  Cabinet  du 
Rni.  Echaniilluit  de  1 pouce  1 1 lignes  de  long , fur  autant 
de  larg^,  & i 1 7 lignes  d'épailleur.  Cette  pierre  tient  des 
coquilles  : elle  ell  allez  dure , & d’un  grain  grolher.  Cet 
échantillon  pèle  4 onces  4 gros  3 3 grains,  ou  2647  grains: 
if  a perdu  dgns  1 eau  diltillée  1316  grains  ; ce  qui  donne 
pour  (a  pelanteur  fpccilîque  20114.  Le  pouce  cube  pèle 
1 once  2 gros  3 i grains  ; & le  pied  cube  140  livres  ix 
onces  6 gros  10  grains. 

» • Pierre  Je  Saint  - Germain , Jeuxième  banc , pénétrée  rfean. 
Ce  meme  échantillon  dç  pierre  a admis  dans  les  pores  ^40  7 
grains  d’eau;  un  peu  moins  de  de  Ton  poids.  Il  peloil 
donc,  ainfi  pénétré  d’eau,  28877  gmiiu:  jl  a perdu  daus 
l’eau  dilUliée  1316  grains  : ce  qui  donne  pour  la  pefantcur 
Ipécifique  21940.  Le  pouce  cubepelêroit  i.  once  3 gros  27, 
grains  ; & le  pied  cube  1 3 3 livres  9 onces  2 gros  17  grains. 
Un  pied  cube  de  cette  pierre  pourroit  donc  retenir  1 2*livre$ 
1 2 onces  4 gros  7 grains  d'eau. 

628.  Pierre' Je  Confians  - Sainte  - Honorine  , dite  Banc  rojal. 
Par  JV1.  de  Wai|ly.  Échantillon  à peu -près  cubique,  d’en- 
viron J pouces  de  long , lur  2 -J  poucçs  de  large , & 2 pouces 
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5 lignes  d’t'paidêur.  Cette  pierre  eft  très -tendre,  & d’un 
grain  moyen.  Cet  échantillon  pefoit  i livre  6 onces  6 gros 
1 6 grains , ou  i j 1 20  grains  : il  a perdu  dans  l’eau  diftiliée 
74-99  'T  gfititis  t’ee  qui  donne  pour  fa  jjefantcur  fpccifique 
17494.  pouce  cube  pèfe  i once  1 gros  5 grains;  & 
le  pied  cube  122  livres  7 onces  2 gros  4^  grains. 

» Pierre  tie  Conflans-Sainte- Honorine , dite  Banc  royal, 
pénétrée  efeau.  Ce  même  échantillon  de  pierre  a admis  dans 
fes  pores  1844  grains  d’eau;  un  peu  moins  de  ~ de  Ton 
poids.  Il  pelbit  doTic , ainfi  pénétré  d’eau,  14964  grains  : 
il  a>perdu  dans  l’eau  dillillée  7499  t grains  : ce  qui  donne 
pour  là  pefanteur  fpécifique  19953.  Le  pouce  cube  pelèroit 
■I  once  2 gros  25  grains;  & le  pied  cube  139  livres  10 
onces  5 gros  64  grains.  Un  pied  cuL^  de  cette  pierre 
pourroit  donc  retenir  17  livres  3 onces  3 gros  19  grains 
d'eau. 

629.  Pierre  de  Confiant  - Sainte  - Honorine , qui  tient  au  Banc 
royal.  Par  M.  de  Wailly.  Morceau  d’environ  3 pouces  de 
long  , lur  J pouces  de  large,  & 2 -j-  pouces  d’épailîèur 
moyenne.  Cette  pierre  e(l  dure,  & d’un  grain  allez  lin.  Ce 
morceau  pelbit  2 livres  i once  1 gros  1 5 grain^  ou  19095 
grains  : il  a perdu  dans  l’eau  dillillée  81597  grains  : ce 
qui  donne  pour  fa  pelanteur  Ipécihque  23402.  Le  pouce 
cube  pèfe  i once  4 gros  10  grains;  & le  pied  cube  163 
livres  1 3 onces  o gros  1 4 grains. 

♦ Pierre  de  Confiant  - Sainte  - Honorine , qui  tient  au  Banc 
royal , pénétrée  d'eau.  Ce  même  morceau  tle  pierre  a ad  vis 
dans  les  pores  703  grains  d’eau  ; un  peu  moins  de  ^ de 
Ibn  poids.  Il  pefoit  donc,  ainfi  pénétré  d'eau,  19798  grains: 
il  a perdu  dans  l’eau  dillillée  81597  grains  : ce  qui  donne 
pour  fa  pefanteur  fpécihque  24264.  Le  pouce  cul>c  pefe- 
roit  I once  4 gros  42  grains  ; & le  pied  cube  1 69  livres 
il  3 onces  4 gros  39  grains.  Un  pied  cube  de  cette  pierre 
pourroit  donc  retenir  6 livres  o once  4 gros  25  grains 
d’eau. 

563  0.  Pierre  de  Saillctncourt , troifième  banc.  Du  Cabinet  du  Roi, 
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Celte  carrière  eft  entre  Meulan  & Pontoilê,  à deux  lieues 
fur  lu  droite  de  Meulan.  Eclianülion  en  forme  de  de,  de 

1 pouces  de  long , fur  23  7 lignes  de  large , & 1 1 7 lignes 
d’épaillêur.  Cette  pierre  ell  grilé  & fort  dure,  & d’un  grain 
aflez  groflier.  Elle  paroît  compofée  de  grains , comme  le  font 
les  granits,  dont  quelques-uns  étincellent  par  le  choc  du  bri- 
quet. C’eft  principalement  cette  pierre  qui  a été  employée 
à la  condruélion  des  ponts  de  Mantes  & de  Neuilly.  Cet 
échantillon  pèle  5 onces  i gros  574  grains,  ou  joopl 
grains:  il  a perdu  dans  l’eau  didillée  1^88  ^ grains:  ce 
qui  donne  pour  fa  pcfanteur  fpécilique  21672.  Le  pouce 
cube  pèle  1 once  3 gros  17  grains;  & le  pied  cube  ijt 
livres  1 1 onces  2 gros  8 grains. 

Pierre  de  SaïUancourt , troifième  banc , pe'nétrée  d'eau.  Ce 
même  échantillôn  de  pierre  a admis  dans  les  pores  17 1: 
grains  d’eau;  plus  de  77  de  fon  poids.  Il  pefoit  donc,  ainli 
pénétre  d'eau,  3 180  7 grains  : il  a perdu  dans  l’eau  dil^ 
tillée  1388  I grains:  ce  qui  donne  pour  là  pcfanteur  (paci- 
fique 22903.  Le  pouce  cube  peferoit  1 once  3 gros  63 
grains  ; & le  pied  cube  1 60  livres  y onces  i gros  6 grains. 
Un  pied  cul^e  de  cette  pierre  pourroit  donc  retenir  8 livres 
9 onces  6 gros  70  grains  d’eau. 

Pierre  de  Notre-Dame.  Du  Cabinet  du  Roi.  Cette  car- 
riè*re  eÜ  aux  environs  de  Saiflancourt.  Échantillon  en  forme 
de  dé , de  2 7 pouces  de  long , fur  2 pouces  de  large , & 
environ  1 pouce  d’épaiHéur.  Cette  pierre  tient  beaucoup 
de  coquilles:  elle  ell  prodigieufement  dure,  quoique  d’un 
grain  lics-grolTier.  Cet  échantillon  pèle  6 onces  3 gros  14  J 
grains,  ou  3686  f grains:  il  a perdu  dans  l’eau  dillillée 
1 5 50  7 grains  : ce  qui  donne  pour  là  pcfanteur  Ipécifique 

2 3 77  5 . Le  pouce  cube  pèle  i once  4 gros  24  grains  ; & 
le  pied  cube  166  livres  6 onces  6 gros  29  grains. 

Pierre  de  Notre-Dame , pene'tre'e  d'eau.  Ce  même  échan- 
tillon de  pierre  a admis  dans  lés  pores  8 2 grains  d’eau  ; un 
peu  plus  de  77  de  Ibn  poids.  Il  pefoit  donc , ainfi  pénétré 
d’eau , 37687  grains:  il  a perdu  dans  l’eau  dillillée  1 j Jo  ^ 
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grains  : ce  qui  donne  pour  fa  pefafiteur  /pccifique  243  04.  Le 
pouce  cube  peferoit  i once  4 gros  43  grains  ; & le  pied 
cube  jyo  livres  2 onces  o gros  28  grains.  Un  pied  cube 
de  celte  pierre  pourroit  donc  retenir  3 livres  1 1 onces  i. 
gros  7 1 grains  d’eau. 

Pierre  Je  Ve'teuU,  Du  Cabinet  Roi.  Cette  carrière  ell 
près  de  la  Seine , au  nord  de  Manies.  Échantillon  en  forme 
de  de,  de  2 pouces  de  long,  fur  autant  de. large,  & i 
pouce  d’cpaidèur.  Cette  pierre  tient  des  petites  coquilles  : 
elle  eft  grife,  très-dure,  & d’un  grain  grolfier.  Cet  échan- 
tillon pefe  6 onces  i gros  5 grains,  ou  3537  grains:  il 
a perdu  dans  l’eau  diflillée  14^2  grains:  ce  qui  donne  pour 
fa  pelanteur  Ipécifique  23^06.  Le  pouce  cube  pèle  1 once 
4 gros  2 1 grains  ; & le  pied  cube  163  livres  i 5 onces 
O gros  4 1 grains. 

Pierre  de  l^e'teuil , pénétrée  d’eau.  Ce  même  échantillon 
de  pierre  a admis  dans  lè^ pores  8^  grains  d’eau;  un  peu 
moins  de  de  fon  poids.  Il  pelôlt  donc  , ainfi  pénétré 

d’eau,  3(^23  grains:  il  a perdu  dans  l’eau  dillillée  1492 
grains:  ce  qui  donne  pour  fa  pefanfeur  Ipécifique  24283. 
Le  pouce  cube  peferoit  i once  4 gros  43  grains  ; & le  pied 
cube  i(>9  livres  15  onces  5 gros  41  grains.  Un  pied  cube 
de  cette  pierre  pourroit  donc  retenir  4 livres  o onœ  5 gros 
d’eau. 

Pierre  Je  Chérence.  Du  Cabinet  du  Roi.  Cette  carrière 
eft  près  de  la.  Seine , au  nord  de  Mantes.  Échantillon  Ai 
fonde  de  dé , de  2 7 pouces  de  long , fur  2 pouces  de  large , 
& environ  i pouce  d’épailTeur.  Cette  pierre  ell  grilè,  très- 
dure,  & d’un  grain  grolfier.  Cet  échantillon  pèle  6 onces 
4 gros  70  grains,  ou  3^14  grains  : il  a jierdu  dans  l’eau 
diflillée  I J45  7 grains:  ce  qui  donne  pour  là  pefanteur 
fpécifique  24682.  Le  pouce  cube  pèfe  i once  4 gros  37 
grains;  & le  pied  tpbe  172  livres  12  onces  3 gros  5 
grains.  11  y a une  pierre  à bâtir  qui  ne  pèle  guère  que  la 
moitié  de  celle-ci:  c’eft  la  pierre  des  carrières  Je  Bouré. 
( Voyez  II.’  6/po.  ) 
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* Pierre  de  Chérence , pe'ne'tre'e  tfeatt.  Ce  même  échantilfon 

Je  pierre  a admis  dans  iès,]X)res  68  grains  d'eau;  un  peu 
moins  de  de  fon  poids.  Il  pefoit  donc  , ainfi  prfnétrc 

d'eau,  3882  grains:  il  a perdu  dans  l’eau  dillillce  15457 
grains:  ce  qui  donne  pour  fa  pelânteur  fpccilîque  122. 
Le  pouce  cube  pelêroit^  i once  5 gros  2 grains  ; & le 
pied  cube  175  livres  13  onces  j gros  22  grains.  Un  pied 
cube  de  cette  pierre  pourroit  donc  retenir  3 livres  i once 
2 gros  17  grains  d'eau. 

634.  Pierre  de  Saint'Nicolas , cinquième  banc.  Du  Cabinet  du 
Roi.  Cette  carrière  e(l  auprès  de  Compiegne.  Echantillon  en 
forme  de  dé,  de  27  pouces  de  long,  fur  2 pouces  de  large, 
& environ  i pouce  d'épaidêur.  Celte  pierre  a très-peu  de 
dureté,  & e(l  d’un  grain  grulTier.  Cet  échantillon  pèfe  4 
onces  5 gros  56  grains,  ou  2720  grains:  il  a perdu  dans 
l’eau  dillillée  151^7  grains  : ce  qui  donne  pour  fa  pelàn- 
leur  fpécifique  17898.  Le  pouc®  cube  pèle  1 once  1 gros 
20  grains;  & le  pied  cube  12 j livres  4 onces  4 gros 
44  grains.  • 

* Pierre  de  Saint- Nicolas , cintjuième  banc  , pénétrée  d" eaa. 

4 Ce  même  échaniillon  de  pierre  a admis  dans  fes  pores  3 64 

grains  d’^au  ; un  peu  plus  de-;Y  poids.  Il  peloit  donc, 

ainfi  pénétré  d’eau,  3084  grains:  il  a perdu  dans  l’eau  dif- 
♦ tillée  I J 19 -J  grains:  ce  qui  donne  pour  la  pelânteur  fpéci- 

0 fi^ue  20293.  pouce  cuire  peleroit  1 once  2 gros  38 

grains;  & le  pied  cube  142  livres  o once  6 gros  38  grains. 
Un  pied  cube  de  cette  pierre  pourroit  donc  retenir  i<> 
livres  12  onces  i gros  66  grains  d’eau. 

^3  5'  • Pierre  de  Cannelon , deuxième  b^c.  Du  Cabinet  du  Roi. 
Cette  carrière  eft  auprès  de  Compiegne.  Echantillon  en 
forme  de  dé,  de  2 pouces  de  long,  fur  autant -de  large,  & 
environ  i pouce  d’tpaillëur.  Cette  pjfrre  e(l  grife  , dure, 
& d'un  grain  aflêz  fin.  Cet  échantillon  pèfe  5 onces  5 gros 
64  7 grains  , ou  3 3 04  7 grains  : il  a perdu  dans  l'eau  dillillée 
14707  grains:  ce  qui  donne  pour  là  pelânteur  Ipccifique 

^2476, 


Digitized  by  Google 


DES  Corps.  257 

ii47^.  Le  pouce  cube  pèfè  i once  3 gros  47  grains;  6c 
le  pied  cube  1 57  livres  5 onces  2 gros  36  grains. 

* Pierre  de  Gannelon , deuxième  b<mc , pénétrée  ef  eau.  Ce 
même  échantiflon  de  pierre  a admis  dans  lès  pores  iiof 
grains  d’eau  ; un  tant  foit  peu  plus  de  ~ de  Ion  poids.  Il 
pefoit  donc,  ainfi  pénétré  d’eau,  3424^  grains:  il  a perdu 
dans  l’eau  didiilée  1470  j grains  : ce  qui  donne  pour  là 
pefanteur  fpécifiqiie  232^6.  Le  pouce  cube  peferoit  i once 
4 gros  6 grains;  6c  le  pied  cube  16 j livres  i once  i gros 
10  grains.  Un  pied  cube  de  cette  pierre  pourrolt  donc 
retenir  3 livres  1 1 onces  6 gros  3 2 grains  d’eau. 

6^  6.  Pierre  ef  Ivry , près  Paris.  Du  Cabinet  du  Roi.  Échantillon 

en  forme  de  dé,  de  2 pouces  de  long,  fur  autant  de  large, 
& près  de  i pouce  d’épailîèur.  Cette  pierre  tient  des 
coquilles  : elle  ell  dure  & d’un  grain  allez  grolTier.  Oet 
échantillon  pèle  4 onces  5 gros  70  7 grains,  ou  27347 
grains  : il  a perdu  dans  l’eau  dilHIlée  135)6  7 grains:  ce  qui 
donne  pour  là  pelànteur  fpécifique  1 5)  5 8 i . Le  pouce  cube 
pèle  1 once  2 . gros  i 1 grains  ; & le  pied  cube  137  livres 
I once  O gros  41  grains. 

♦ Pierre  d'Ivry,  pénétrée  et eau.  Ce  même  échantillon  de 
pierre  a admis  dans  Tes  pores  ip2  grains  d’eau;  un  tant 
luit  peu  plus  de  de  Ibn  poids.  11  pelbit  donc,  ainfi  péné- 
tré d’eau  , 2^267  grains  : il  a perdu  dans  l’eau  dillillce 
135)67  grains:  ce  qui  donne  pour  là  pelànteur  Ipéclhque 
205)56.1.0  pouce  cube  pelèroit  i once  2 gros  62  grains; 
& le  pied  cube  1-46  livres  11  onces  o j>ros  41  grains. 
Un  pied  cube  de  cette  pierre  pourroit  donc  retenir  p livres 
10  onces  d’eau. 

Pierre  de  •Saint - Afaar , près  Paris.  Du  Cabinet  du  Roi. 
Échantillon  en  forme  de  dé,  de  25  lignes  de  long,  fur  22 
lignes  .de  large  , ÿc.  environ  1 3 lignes  d’cpailTeur.  Cette 
pierre  tient  des  coquilles  : elle  a un  certain  degré  de  dureté, 
& eft  d’un  grain  hn.  Cet  échantillon  pèfe  5 onces  6 gros 
31  -î-  grains,  ou  3343  -J  grains:  il  a perdu  dans  l’eau 
idilliilée  1646  ^ grains  ; ce  qui  donne  pour  (à  pefanteup 
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Ipccifiqiie  20^42.  Le  pouce  cube  pèfe  i once  2 gros  39 
grains;  & ie  pied  cube  142  livres  6 onces  2 gros  3 i grains. 

* Pierre  eie  Saint- Alaur , péne'tre'e  d'eau.  Ce  même  cchan- 
tillon  de  pit-rre  a admis  dnns  (es  pores  i 5Ô  grains  d’eau; 
un  peu  plus  de  de  Ton  poids.  Il  ptToil  iloiic,  ainfi  pénétré 
d’eau  , 3 4P 3 grain»:  il  a perdu  d tis  l’eau  diüillce  i 6^6  j 
grains:  ce  qui  donne  pour  fa  pcfanteur  fpccifique  2i2jj. 
Le  pouce  cube  jieleroit  i once  3 gros  2 grains;  &.  le  pied 
cube  149  livres  7 onces  6 gros  6 grains.  Un  pied  cube 
de  cette  pierre  pourroit  donc  retenir  7 livres  i once  3 gros 
47  grains  d’eau. 

^38.  Pierre  Je  Troiiliaiiie.  Du  Cabinet  du  Roi.  Cette  carrière 
eft  dans  l’élcélion  de  Meaux.  Échantillon  en  forme  de  dé, 
de  2 pouces  de  long,  fur  autant  de  large,  & 11  lignes 
d’c'paiireur.  Cette  pierre  a un  certain  degré  de  dureté , & 
e(l  d’un  grain  lin.  Cet  échantillon  pè(ê  5 onces  2 gros 
26  grains,  ou  3050  grains  : il  a perdu  dans  l’eau 
didillée  13827  grains  : ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur 
fpécihque  22064.  pouce  cube  pèle  i once  3 gros  32 
grains  ; & le  pied  cube  i 54  livres  7 onces  i gros  2 5 grains. 

* Pierre  Je  Trouhaine , pénétrée  J eau.  Ce  même  échantillon 
de  pierre  a admis  dans  lès  pores  177  grains  d’eau;  un  peu 
moins  de  de  (on  poids.  Il  pelbit  donc  , ainfi  pénétré 
d'eau , 3 2 27  I grains  : il  a perdu  dans  l’eau  dillillée  1 3 8 2 {■ 
grains:  ce  qui  donne  pour  fa  pe/ânteur  fpécifique  23344. 
Le  pouce  cube  pelèroit  i oiKe  4 gros  8 grains  ; & le  pied 
cube  163  livres  6 onces  4 gros  16  grains.  Un  pied  cube 
de  cette  pierre  pourroit  donc  retenir  8 livres  i 5 onces  2 
gros  63  grains  d’eau. 

^3  P*  Pierre  Je  ChJteau-Saint-Ange.  Du  Cabinet  du  Roi.  Cette 
carrière  eft  entre  Montereau  & Nemours,  & appartient  à 
M.  de  Caumartin,  ci-devant  Prévôt  des  Marchands  de  Paris. 
Échantillon  en  forme  de  dé,  de  2 pouces  de  long,  fur  23 
lignes  de  large , & i pouce  d’épailTeur.  Cette  pierre  eft  fort 
dure.  Si  d’un  grain  très-lin.  Cet  échantillon  pèfe  6 onces 
t>  gros  53-^  grains , ou  3 5 1 1 ^ grains  : il  a perdu  dans  l’eaià 
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didillce  I4J7  p'ains;  ce  qui  "donne  pour  Ca.  pefànteur  fpt'ci- 
fîque  24437.  Le  pouce  cube  pèle  i once  4 gros  48  grains  ; 
& le  pied  cube  17  i livres  o once  7 gros  40  grains. 

Pierre  de  Château-Saint-Ange , pe'ne’ire'e  efeau.  Ce  meme 
échantillon  de  pierre  a admis  dans  Tes  pores  S2  grains 
d’eau  ; un  peu  plus  de-^  de  Ton  poids.  Il  pefoit  donc,  aiiifi 
pénétré  d’eau , 3 55J3  f grains  : il  a perdu  dans  l’eau  dillillée 
*437  gtabis  • ce  qui  donne  pour  fa  pelîtnteur  Ipécifique 
25010.  Le  pouce  cube  peferoit  i once  4 grq^  yo  grains; 

6 le  pied  cube  175  livres  i once  o gros  dp  grains.  Un 
pied  cube  de  cette  pierre  pourroit  donc  retenir  4 livres 
o once  I gros  2p  grains  d’eau. 

Pierre  des  carrières  de  Bourë.  Du  Cabinet  du  Roi.  Ces 
carrières  font  près  Montrichard  , à neuf  lieues  de  Tours. 
Prifme  quadrangulaire , de  2 pouces  de  face , & 3 'pouces 

7 lignes  de  long.  Cetté  pierre  eft  très-tendre,  d’un  très-beau 
blanc,  & d’un  grain  fin.  Ce  prifme  pèfe  1 2 onces  4 gros  397 
grains,  ou  7239  7 grains:  il  a perdu  dans  l’eau  dillillée 
5221  ^ grains:  ce  qui  donne  pour  fa  pefànteur  fpécifique 
13864.  Le  pouce  cube  pèfe  7.  gros  14  grains;  & le  pied 
cube  97  livres  i once  6 gros  10  grains.  iTy  a une  pierre  à 
bâtir  qui  pèle  prefque  le  double  de  celle-ci;  c’efl  la  pierre 
de  Cheience,  ( Voyei  n°  (Stj-) 

Pierre  des  carrières  de  tiouré , pénétrée  d'eau.  Ce  même 
prifme  de  pierre  a admis  dans  lès  pores  1913  grains  d’eau; 
plus  de  7 de  lôn  poids.  Il  pelbit  donc , ainfi  pénétré  d’eau , 
91527  grains  : il  a perdu  dans  l’eau  dillillée  5221-*  grains  : 
ce  qui  donne  pour  fa  pefànteur  fpécifique  17528.  Le  pouce 
cube  peferoit  i once  i gros  6 grains  ; & le  pied  cube  1 2 2 
livres  1 1 onces  i gros  6 grains.  Un  pied  cube  de  cette 
pierre  pourroit  donc  retenir  25  livres  9 onces  2 gros  68 
grains  d’eau. 

Pierre  de  Tonnerre,  Par  M.  de  Walily.  Cette  carrière  eft 
auprès  de  Tonnerre  en  Bourgogne.  Morceau  à peu -près 
cubique , de  3 pouces  8 lignes  de  long , fur  3 7 pouces  de 
large , & 2 pouces  d’épaiffeur.  Cette  pierre , qui  tient 
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quelques  cridaux  de  quartz , n’eft  guère  moins  tendre  que 
la  prccédenle;  & fon  grain  cft  très-fin.  Ce  morceau  pelait 
2 livres  6 onces  6 gros  357  grains,  ou  223  j 5 7 grains  ; 
il  a perdu  dans  l’eau  dillillce  12475)  7 grains:  ce  qui  donne 
pour  fa  peranltur  fpécifique  179  14.  Le  pouce  cube  pèle  i 
once  1 gros  2 1 grains  ; & le  pied  cube  123  livres  6 onces 
2 gros  68  graiiif. 

* Pierre  Je  Tonnerre,  pe'iie'lie'e  d'enu.  Ce  même  morceau 
de  lierre  a ^Imis  dans  les  pores  3 24 1 grains  d'eau  ; un  peu 
plus  de  y de  Ion  poids.  Il  pefoil  donc,  ainfi  pénétré  d’eau, 

2555)6  7 grains;  .il  a perdu  dans  l’eau  diilillée  12475)7 
grains:  ce  qui  donne  pour  là  ]>er3nleur  fpécifique  2051  1. 

Le  pouce  cube  pelêroit  1 lonce  2 gros  46  grains  ; & le 
pied  cube  143  livres  5)  onces  i gros  62  grains.  Un  pied  * 
cube  de  cette  pierre  pourroil  donc  retenir  1 8 livres  2 onces 

6 gros  66  grains  il’eau. 

642.  Pierre  des  bois  de  Tonnerre.  Du  Cabinet  du  Roi.  Cette 
carrière  ell  à une  lieue  5c  demie  de  Tonnerre  en  Bourgogne. 

Lci.anlillon  en  lorme  de  dé,  de  23  7 lignes  de  long,  fur  • 

autant  de  large , & environ  1 1 lignes  d’épailfeur.  Cette 

pierre  ell  grife , peu  dure , 5c  d’un  grain  fin.  Cet  écban- 
tillon  pèle  4 onces  2 gros  24  7 grains,  ou  2472  L grai;is: 

11  a perdu  dans  l’eau  diilillée  13337  graiu^  • qui  donne 
pour  fa  pefanteur  fpécifique  18545.  Le  pouce  cube  pèle 
I once  1 gros  44  grains:  5c  le  pied  cube  129  livres  13 
onces  o gros  23  grains. 

* Pierre  des  bois  de  Tonnerre , pénétrée  d'eau.  Ce  même 

échantillon  de  pierre  a admis  dans  les  pores  2247  grains  • 

d’eau;  un  peu  moins  de  ~ de  Ion  poids.  Il  peloit  donc, 

a nfi  pénétré  d'eau  , 2697  grains:  il  a perdu  dans  l’eau  diP- 
tillée  1333  7 grains:  ce  qui  donne  pour  fa  pelanteur  Ipéci- 
fique  20229.  Le  pouce  cube  peferoit  i once  2 gros  35 
grains;5c  le  pied  cube  141  livres  9 onces  5 gros  13  grains. 

Un  pied  cube  de  cette  pierre  pourroitdonc  retenir  1 1 livres 

12  onces  4 gros  62  grains  d’eau. 

643.  Pierre  de  Paffp , près  Tonnerre.  Du  Cabinet  du  Roi. 
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, ÊchantlUon  en  forme  de  dé,  de  2 pouces  de  long, 
lignes  de  large , & 1 1 lignes  d epaifleur.  Cette  pierre  ell 
plus  dure  que  la  précédente , & d’un  grain  très  - fin.  Cet 
échantillon  pèle  j onces  4 gros  grains, ou  3 1^7  grains: 
il  a perdu  dans  l'eau  diüiilée  1 ^ ^ grains  : ce  qui  donne 

pour  fa  pefanteur  Ipécifique  23340.  Le  ponce  cube  pèle 
I once  4 gros  7 grains  ; & le  pied  cube  1 6 3 livres  6 onces 

0 gros  46  grains. 

* Pierre  Je  Pojfy , fês  Tonnerre,  pe'ne'tre'e  Jean.  Ce  même 
échantillon  de  pierre  a admis  dans  Tes  pores  1 04  j grains 
d’eau  ; de  Ibn  poids.  Il  pefoit  donc  , ainli  pénétré 
d’eau  , 3301  7 grains  : il  a perdu  dans  l’eau  diflillée 

1 3p(j  ^ grains  : ce  qui  donna  pour  là  pelànteur  fpécifique 
24101.  Le  pouce  cube  peferoit  i once  4 gros  36  grains; 
& le  pied  cube  168  livres  1 1 onces  2 gros  36  grains.  Un 
pied  cube  de  cette  pierre  pourroit  donc  retenir  5 livres 
J onces  I gros  62  grains  d’eau. 

SUITE  DES  PIERRES  DURES  OPAQUES; 
CHAPITRE  V DE  L'ORDRE  I. 

ARTICLE  XIII. 

Pierres  de  poix. 

Les  Pierres  de  poix  forment  un  genre  de  pierres 
nouvellement  découvertes.  Lorlipi’on  imprimoit  le  chapitre 
auquel  elles  appartiennent , il  n'y  en  avoit  aucune  elpèce  à 
Paris:  M.  Daubenton  m’en  a fourni  depuis  lix  efpèces,  qui 
font  partie  du  Cabinet  du  Roi , & dont  j’ai^  détermine  la 
pefanteur  fpécifîque.  Le  caraèlère  dillinélif  de  ces  pierres  ed: 
de  redembler , au  premier  coup-d’œil , à de  la  poix-.  Elles 
donnent  des  étincelles  par  le  choc  du  briquet,  mais  peu, 
& diflicilemcnt. 

Ji,  ^43*  Pierre  Je  poix  noire.  Du  .Cabinet  du  Roi.  Morceau  de 
figure  irrégulière,  venant  de  Hongrie,  & marqué  H.  Ce 
iuorceau  ell  à peu-près  triangulaire,  ayant  t8  lignes  de  bale^ 
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•i,  pouces  de  grands  côtés,  & i j lignes  d'cpaiffeur.  II  ert 
noirâtre , &.  reiremble  beaucoup  à de  la  poix  noire.  Il  efl 
mêle  de  quelques  petits  morceaux  d’une  autre  pierre  d’un 
blanc  fale  , qui  piroiflcnt  être  du  quartzl  Ce  morceau  pèle  2 
onces  3 gros  38  ^ grains,  ou  1406  ^ grains:  il  a perdu 
dans  l’eau  dillillce  68  d ^ grains  : ce  qui  donne  pour  fa  pefan- 
teur  fpécifique  204pp.  pouce  cube  pèfe  i once  2 gros 
4 J grains;  & le  pied  cube  143  livres  7 onces  7 gros 
7 grains. 

B.  643.  Pierre  de  poix  jaune.  Du  Cabinet  du  Roi.  Morceau  de 

figure  irrégulière , venant  de  Hongrie , & marqué  I Ce 
morceau  a environ  2 pouces  de  long,  fur  2 pouces  de  large, 
& autant  d’épaillcur.  Il  e(l  d’un  jaune  de  poix-réfine , & paroît 
compofé  de  couches,  placées  les  unes  au-deffus  des  autres, 
& d’une  couleur  alternativement  plus  claire  & plus  foncée; 
de  forte  qu’il  a quelque  relfemblance  avec  un  morceau  de 
bois  de  fapm  pétrifié.  Ce  morceau  pèle  8 onces  1 gros  6 -J- 
grains,  ou  4686  7 grains  : il  a perdu  dans  l’eau  dillillce 
^ 2246  grains:  ce  qui  donne  pour  fa  pelànteur  fpécifique 

20860.  Le  pouce  cube  pèfe  i once  2 gros  jp  grains;  & 
le  pied  cube  146  livres  o once  2 gros  40  grains. 

C.  643.  Pierre  de  poix  rouge.  Du  Cabinet  du  Roi.  Morceau  de 

figure  irrégulière,  venant  de  Saxe,  qui  a environ  16  lignes 
de  long,Tur  13  lignes  de  large,  & 6 lignes  d’épaillcur 
moyenne.  11  dl  d’un  rouge  de  brique , & rellemble  aller 
i un  morceau  de  mafiic , dans  la  compofition  duquel  on 
a fait  entrer  de  la  brique  en  poudre.  Ce  morceau  pèle  7 
gros  36  ^ grains  , ou  5 40 7 grains:  il  a perdu  dans  l’eau 
dilliliée  202.I  grains  : ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  Ijjéci- 
fique  2 66pj.  Le  pouce  cube  pèfe  i once  5 gros  61  grains; 
& le  pied- cube  186  livres  t.3  onces  6 gros  52  grains. 

D.  643.  Pierre  de  poix  noirâtre.  Du  Cabinet  du  Roi.  Morceau  de 

figure  irrégulière,  venant  de  Saxe.  11  eft  cependant  à peu- 
prés  triangulaire,  ayant  20  lignes  de  bafe,  2 pouces  de 
grand  côté  , & 17  lignes  d’épailfeur.  Il  eft  d un  noirâtre 
parlémé  de  petites  taches  d’un  blanc  fale , lefquelles  paroillbnt 
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être  du  quartz.  Ce  morceau  pè/ê  3 onces  4 gros  1 9 f grains, 
ou  203  5 T grains:  il  a perdu  dans  l’eau  dilUlIce  88  i ^ grains: 
ce  qui  donne  pour  l'a  pcfanteur  rpécifique  23  191.  Le  pouce 
cube  pèle  i once  4 gros  2 grains;  & le  pied  cube  162 
livres  J onces  3 gros  10  grains. 

E.  ^43.  Pierre  de  poix  brun-verdâtre.  Du  Cabinet  du  Roi.  Morceau 

de  figure  irrégulière,  venant  de  Saxe,  qui  a 2 pouces  4 
lignes  de  long,  fur  18  lignes  de  large,  & autant  d’épailfeur 
dans  Tes  plus  grandes  dimenfions.  Il  ell  d'un  brun  tirant  fur 
le  vcrt-d’oiive  foncé , parlènié  de  petites  taches  d’un  blanc 
fale,  lelqueHes  paroilfent  être  du  quartz.  Elles  y font  en 
• moins  grand  nombre  que  dans  la  précédente  pierre.  Ce 
morceau  pèle  3 onces  o gros  37  -i-j  grains , ou  176*5-1^ 
grains:  il  a perdu  dans  l’eau  dillillée  762  ^ grains:  ce  qui 
donne  pour /a  pelanieur  fpécifique  23 149.  Le  pouce  cube 
pèfe  I once  4 gros;  & le  pied  cube  162  livres  o once 
5 gros  36  grains. 

F.  ^43.  Pierre  de  poix  olivâtre.  Du  Cabinet  (3u  Roi.  Morceau  de 

figure  irrégulière  ..venant  de  Saxe,  qui  a 2 pouces  4 lignes 
de  long , 1 pouce  de  large , & autant  d’épai  fleur  dans  fes 
plus  grandes  dimenfions.  Il  ell  d’un  vert-olivâtre.  Ce  mor- 
ceau pèfe  I once  3 gros  6ï  j grains,  ou  853  ^ grains:  il 
;r perdu  dans  l’eau  dillillée  ^60  j grains:  ce  qui  donne  pour 
fa  pelànteur  fpécifique  23145.  Le  pouce  cube  pèle  i once 
4 gros;  & le  pied  cube  162  livres  o once  1 gros  66  grains. 

ORDRE  IV. 

Matières  produites  par  le  feu. 

Je  fais  entrer  dans  cet  Ordre  les  matières  qui  font  les 
produits  du  feu  ; foit  du  feu  naturel , tel  que  celui  des  vol- 
cans ; foit  du  feu  artificiel , tel  que  celui  des  fourneaux  ; ce 
que  je  vais  développer  dans  les  deux  Chapitres  fui^ans. 

Dans  toutes  les  épreuves  que  j’ai  faites  fur  ces  fubllances, 
j’ai  pouffé  l’exaéUtude  julqu’à  de  grain  : ainfi  les  poids 
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que  j’ai  indiqués  dans  mes  expériences , font  à moins  de 
de  grain  près. 

CHAPITRE  VIII. 

Matières  produites  par  le  feu  naturel , 
ou  Produits  des  volcans. 

Les  Substances  qui  compofent  ce  Chapitre , /ont 
celles  que  produifent  les  volcans  acluellement  allumés,  ou 
que  l’on  trouve  furies  volcans  éteints.  Tels  Ibnt  les  pierres- 
ponces  , les  laves , les  bazaltes , &c. 

^44.  Rurre-ponce.  Du  Cabinet  du  Roi.  Morceau  d’environ  3 
pouces  de  long , fur  i 7 pouce  de  largeur  moyenne . & i -J 
pouce  de  haut.  Celte  lubllance  eft  du  véritable  verre , en 
forme  de  petits  filets  gris-blancs  & très-brillans.*Ce  morceau 
pèle  3 onces  o gros  16  7 grains,  ou  17447  grains:  il  a 
perdu  dans  l’eau  dillillée  1907  7 grains  : ce  qui  donne  pour 
fà  pefanteur  Ipécifique  9145.  Le  pouce  cube  pèle  4 gros 
53  grains;  & le  pied  cube  64  livres  d once  1 gros  66 
grains.  La  pelânteur  Ipécifique  que  j’indique  ici , n’ell  pas 
celle  de  toutes  les  pierres-ponces  ; il  s’y  trouve  toujours  des 
vides , & qui  font  en  plus  ou  moins  grande  quantité,  Ainft 
je  ne  donne  cela  que  comme  un  à peu-près. 

(643.  Lave  pleine  des  volcans , dite  Pierre  obfdienne.  Du  Cabi- 
net du  Roi.  Grande  tablette  ronde  & en  goutte  de  fuif, 
venant  du  Pérou , qui  a environ  4 7 pouces  de  diamètre , 
& 10  lignes  d’épaillèur.  Cette  lave  eft  un  véritable  verre: 
elle  paroît  noire  par  réflexion , & tire  fur  le  violet  par  tranC 
parence.  Elle  pèle  i livre  o once  4 gros  17  grains,  ou 
P 5 2 1 grains  ; elle  a perdu  dans  l’eau  dillillée  4035  grains  ; 
ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  Ipécifique  23480.  Le  pouce 
cube  p^fe  i once  4 gros  1 3 grains  ; & le  pied  cube  1 64 
livres  3 onces  6 gros  6 grains. 

6 f6.  Pierre  de  Vnlvic.  Du  Cabinet  du  Roi.  Morceau  de  figure 
irrégulière,  d’environ  2 pouces  de  long,  fur  13  lignes  de 

large» 
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large,  5c  6 à 7 lignes  tl’épaüknir , éiicjneu'c,  Volvic.  Cette 
pierre  ell  d'un  gris  loncé  5c  très  porcule.  C’cll  le  palliige  des 
laves  aux  balaiies.  Elle  ptle  7 gros  jo  grains,  ou  534. 
grains:  elle  a perdu  dans  l'eau  dillillée  230  j grains:  ce 
qui  donne  pour  la  pelanieur  Ipccifique  23203.  Le  pouce 
cube  pelé  1 once  4 gros  2 grains;  5c  le  pied  cube  162 
livres  6 onces  7 gros  49  grains. 

647.  Bnfalte  de  la  {/laujjce  des  Ge'ants.  Du  Cabinet  du  Roi. 
Morceau  à peu -près  triangulaire,  d’environ  2 pouces  10 
lignes  de  baie , 1 {■  pouce  de  haut  , 5c  1 o lignes  de  plus 
grande  •é|iaillèur , à la  bafe.  Ce  bafuhe  ell  noirâtre.  11 
pcie  2 onces  o gros  26  ^ grains,  ou  1178  -j-  grains:  il 
a jxrJu  dans  l'eau  dilliiice  41  i 7 grains:  ce  qui  donne 
pour  (a  pelanteur  fpL'citique  28642.  Le  pouce  cube  pelé  i 
once  6 gius  61  grains;  & le  pied  cube  200  livres  7 onces 
7 gros  17  giains. 

648.  Bafahe  de  .'^aint-Tubery , en  bas  Languedoc.  Du  Cabinet 
du  R i.  Morceau  a peu-prés  triangulaire,  d'environ  3 pouces 
de  bafe , 2 pouces  de  hauteur , 5c  6 à 7 lignes  de  plus 
grande  épailfeur,  au  fommet.  Ce  balalle  ell  noirâtre.  Il  pèle 
2 onces  7 gros  31  grains,  ou  1687  grains  : il  a perdu 
dans  l'eau  dillillée  603  \ grains  : ce  qui  donne  pour  là 
pefanleur  fpécilique  27948.  Le  pouce  cube  pèle  i once 
6 gros  3 3 giains;  & le  pied  cube  193  livres  10  onces 
1 gros  29  grains. 

^49.  Bofatte  prijmati/]ue  d! Auvergne.  Du  Cabinet  du  Roi  , 
auquel  il  a été  donné  par  M.  Delmarefl , de  l’Académie  des 
Sciences.  Morceau  â peu -près  triangulaire,  d’environ  i' 
pouce  de  baie,  & 1 8 lignes  de  hauteur.  Ce  baTalte  e(l  noir, 
& a le  grain  très-hn.  il  le  trouve  au  pied  de  Monrognon , 
petite  montagne  â trois  quarts  'd^  lieue  de  Clermont,  au 
midi.  Ce  morceau  pelé  4 gros  62  grains,  ou  350  -f-J- 
grains:  il  a perdu  dans  l'eau  diÜillée  >447  grains:  ce  qui 
donne  pour  fa  pelanteur  Ipécihque  24213.  Le  pouce  cube 
pèle  I once  4 gros  40  grains  ; & le  pied  cube  1 69  livres 
8 onces  o gros  46  grains. 
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Brtfrtlte , dît  Pierre  Je  touche.  Du  Cabinet  du  Roi.  Mor- 
ceau <le  figure  irrégulière,  qui  a environ  i 7 pouce  de  long, 

& 10  à II  lignes  depailleur.  Cette  pierre  efl  noire,  & 
d’un  grain  lrcs-1 111.  Elle  pèle  2 oncts  6 gros  22  -J  grain»,  ou 
1606 -^grains:  elle  a perdu  dans  l'eau  difiillée  665  -^grains: 
ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  Ipécifique  241  53.  Le  pouce 
cube  pciè  1 once  4 gros  3 8 grains  ; & le  pied  cube  i d 
livres  1 once  1 gros  6 grains. 

CHAPITRE  IX. 

Afatières  produites  par  le  feu  des  foummitx. 

Les  Substances  que  je  fais  entrer  dans  ce  Chapitre, 
font  toutes  des  produits  de  l’art,  mais  enfantés  par  le  feu 
des  fourneaux  : tels  font  les  verres  & les  porcelaines.  Ils  vont 
faire  la  matière  des  deux  Articles  fuivans. 

ARTICLE  I. 

Verres. 

Le  Verre  efl  une  matière  plus  ou  moins  dure,  fblide, 
caffante  & ordinairement  tranfparente.  Elle  efl  produite  par  • 

la  lufion  d’une  fubflance  vitrifiable , mêlée  avec  quelques 
fels  ou  quelques  chaux  métalliques. 

É J I.  Laitier  des  forges.  Du  Cabinet  du  Roi.  Gros  morceau  de 
figure  irrégulière,  qui  a environ  5 pouces  de  long,  fur  2 7 
pouces  de  large,  & 2 pouces  d’épailfeur.  Ce  laitier,  qui  efl  un 
véritable  verre,  eft  noirâtre  par  réflexion,  & tire  fur  le  violet 
par  tranfparence.  Ce  morceau  pèle  i livre  i j onces  o gros  - 
4P  7 grains,  ou  17905  7 grains:  il  a perdu  dans  l'eau 
diiliilée  6272  grains  : ce  qui  donne  pour  la  pelanteiir  Ipéci- 
fique 28548.  Le  pouce  dùbe  pèfe  i once  6 gros  58  grains; 

& le  pied  cube  ipp  livres  13  «onces  3 gros  i grain. 

C^i.  Verre  des  bouteilles.  Je  me  fuis  fervi  du  col  d’une  bou- 
teille caflée,  qui  pefoit  4 onces  7 gros  i 5 grains,  ou  2823 
grains  : il  a perdu  dans  l’eau  diflillée  10337  grains  : ce  qui 
donne  pour  la  pefanteur  Ipécifique  27325.  Le  pouce  cube 
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de  ce  verre  peferoit  i once  6 gros  1 2 grains  ; & le  pied 
cube  ipi  livres  4 onces  3 gros  14  grains. 

^ J 3 . Verre  vert,  ou  commun  des  vitres.  J ai  tait  ullige  d’une  de  ces 

parties  épailfes,  appelée» qui  te  trouvent  au  milieu 
de  ia  roue  de  verre  vert , dont  on  tait  les  viires.  Cette  bou- 
diné pelbit  4 onces  3 gros  48  grains,  ou  2568  grains: 
elle  a perdu  dans  l’eau  dilUllée  p7 1 f grains  : ce  qui  donne 
pour  là  pelanteur  fpécitique  26423.  Le  pouce  cube  peferoit 
I once  5 gros  30  grains;  & le  pied  cube  184  livres  ij 
onces  3 gros  i grain. 

654.  Verre  -blanc  ou  crijlal  de  France.  Je  me  fuis  lêrvi  d’un 
petit  gobelet  de  ce  crillal , qui  n’avoit  aucun  bouillon  , & 
qui  venoit  de  la  verrerie  de  la  Pierre  en  bas  Vendomois.  Il 
pefoit  3 onces  o gros  527  grains,  ou  29327  grains:  il 
a perdu  dans  l'eau  diÜilIce  1013  77  grains:  ce  qui  donne 
pour  fa  petanleur  Ipdcitique  28922.  Le  pouce<ube  'peferoit 

I onc^  7 gros;  & le  pied  cube  202  livres  7 onces  2 gros 
8 grains. 

A.  634.  Criftal  de  Saint-Cloud  ou  de  la  Reine.  Je  me  lïiis  lèrvî 
d'un  petit  gobelet  à ante  de  ce  criftal , qui  n’avoit  aucun 
bouillon.  Ce  gobelet  a été  fait  à la  manufacture  de  la  Reine 
à Saint-Cloud.  Ce  gobelet  pefoit  4 onces  o gros  71  \ 
grains,  ou  2373  7 grains  : il  a perdu  dans  l'eau  diftillée 
7^9  i ‘1^1  donne  pour  ta  pelanteur  fpécifique 

32349.  On  voit  que  la»pefanteur  de  ce  ériftal  approche 
beaucoup  de  celle  du  criftal  d'Angleterre  appelé  Flint-glaJJ'. 
Le  pouce  cube  de  ce  criftal  pèle  2 onces  o gros  63  grains; 
& le  pied  cube  227  livres  13  onces  3 gros  63  grains. 

Crijlal  des  glaces  de  Cherbourg.  J'ai  clioili  un  morceau 
de  ces  glaces  d'environ  6 pouces  de  long,  fur  3 pouces 
de  large,  & i 7 ligne  d'épailleur,  & fans  aucun  bouillon. 

II  peloit  4 onces  4 gros  43  j-  grains,  ou  263  3 ÿ grains: 

il  a perdu  dans  l’eau  diltillée  1029  7 grains:  ce  qui  donne 
pour  là  pefantei^fpécifique  23  396.  Le  pouce  cube  peferoit 
I once  3 gros  20^  grains;  &.  le  pied  cube  179  livres  2 
onces  6 gros  i grain.  • 
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6^6.  Criptil  /les  glaces  de  Saint- Colâ/i.  Je  me  /üis  fervi  d’un 
prifme  quadraiigulaire  de  ce  crinal,  ijui  avoit  environ  i ponce 
de  coKÎ  & 4t  ponces  de  long,  fan>  aucun  bouillon  & bien 
plein.  Il  pefoit  7 onces  7 gros , ou  4536  grains  : il-  a perdu 
dans  l’eau  dinillce  1823  grains  : ce  qui  donne  pour  fà 
pefanleur  fpccilique  24.882.  Le  pouce  cube  peferoil  i once 
4 gros  65  grains  ;&  le  pied  cube  174  livres  2 onces  6gios 
20  grains. 

657.  Crijlal  de  la  grande  lentille  à litjueurs , de  Al.  Trudaine, 
J'ai  lait  uliige  d’un  prillne  triangulaire  dquilaltral  de  ce 
criHa! , (jui  avoit  environ  1 pouce  de  côte  , & 6 pouces  de 
long  , & qui  ctoit  lans  aucun  bouillon  & bien  plein.  Il  pefoit 
4 onces  6 gros  577  grains,  ou  2793  7 grains:  il  a perdu 
dans  i’eau  dillilk'e  11397  grains:  ce  qui  donne  pour  la 
pefanteur  fpécifique  24087.  Le  pouce  cube  peferoit  1 once 
4 gros  3 5 grains  ; & le  pied  cube  1 68  livres  9 onces  j gros 
69  grains.  , 

Criflal  de  Bohème.  Je  me  fuis  fervi  d’une  falière  de  ce 
criHal , qui  n’avoit  que  quelques  petites  bulles  prefque  imper- 
ceptibles , & telles  que  l’erreur  qu’elles  pourroient  occalionner, 
peut  être  réputée  zéro.  Cette  falière  pelbit  j onces  j gros  374 
grains,  ou  32973  ^ grains:  elle  a perdu  dans  l’eau  dillillée 
1376  7 grains  : ce  qui  donne  pour  là  pefanteur  Ipécifique 
23959.  Le  pouce  cube  peferoit  1 once  4 gros  30  grains; 
& le  pied  cube»  167  livres  1 i onees  3 gros  19  grains. 

639.  Criflal  d'Angleterre,  dit  FUnt-glafl^.  M.  Gonichon , excel- 
lent Conflruéleur  d’inflrumens  d’optique  , m’a  procuré  un 
alTez  grand  morceau  de  ce  criftal,  qui  pefoit  9 onces  3 gros  i 6 
grains,  ou  3560  grains: il  a perdu  dans  l’eau  dillillée  1670-^ 
grains:  ce  qui  donne  pour  là  pefanteur  Ipécilîque  33293. 
Le  pouce  cube  peleroit  2 onces  i gros  19  grains;  & le 
pied  cube  233  livres  o once  6 gros  38  grains. 

660.  Verre  de  Borax.  M.  Cadet,  de  l’Académie  des  Sciences, 
m’a  procuré  un  morceau  de  ce  verre,  qui  pj^it  i gros  397 
grains,  i 1 1 t grains  : il  a perdu  dans  l'eau  dillillée  42  {■ 
grains:  ce  qui  donne  pour  là  pefinteur 'Ipécifique  26070. 
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Le  pouce  cube  j>eferoit  i once  j gros  37  grains;  &:  le  pied 
cube  182  livres  7 onces  6 gros  52  grains. 

Verre  ewiiruil.  Ce  verre,  produit  par  la  conibinaifon  de 
l’acide  phofpliori(|iie  avec  la  terre  des  os , efl  alîtz  blanc  & 
tranfparent  ; mais  il  e(l  tout  parlêmé  intérieurement  d’une 
grande  quanlitc  de  petits  bouillons , qui  füm  autant  d’c/paces 
vides.  M.  Sage,  de  rAcademie  des  Sciences,  m’en  a fourni 
une  petite  tablette  de  22  lignes  de  long , fur  environ  1 7 lignes 
de  largepr  moyenne,  & 2 7 lignes  d’épaiflêur.  Elle  pelé  7 
gros  58  J-  grains  , ou  ^62  grains  : elle  a perdu  dans  l’eau 
diltillée  2 I P V grains:  ce  qui  donne  pour  fa  pelànteur  fpéci- 
ûque  25647.  Le  pouce  cube  peferoit  i once  5 gros  21 
grains;  & le  pied  cubç  179  livres  8 onces  3 gros  5 i grains. 

Verre  aitinuil^  tenu  en  fujion  pendant  douie  heures.  Ce 
verre  efl  le  même  que  le  précédent,  mais  il  a été  tenu  pen- 
dant longtemps  en  fufion  ; ce  qui  lui  2 fait  prendre  une 
couleur  d’un  joli  bleu  clair  très  - agréable.  Il  efl  d’une  belle 
traniparence.  Il  a beaucoup  moins  de  bouillons  que  le  pré- 
cédent ; & ils  font  beaucoup  plus  petits  : malgré  cela  il  efl 
moins  pefiint.  M.  Sage  m’en  a fourni  un  morceau  irrégulier 
d'environ  i pouce  de  long,  fur  10  lignes  de  large,  & 4 
à 5 lignes  d’épaiffeur.  Il  pèle  4 gros-|-j  de  grain,  ou  288  -J-ÿ 
grains:  il  a perdu  dans  l’eau  diftillée  i i 2 grains:  ce  qui 
donne  pour  fa  pefanteur  fpé-cifique  25633.  Le  pouce  cube 
peferoit  I once  5 gros  21  grains;  & le  pied  cube  175) 
livres  6 onccs^7  ^ros  12  grains. 

Verre  minéral.  Ce  verre , qui  efl  produit  par  la  fufion  du 
feld-fpath , elt  d’un  blanc  fale  & prefque  opaque.  M.  Sage 
m’en  a fourni  huit  petits  morceaux  , que  j’ai  pelés  enlemble, 
en  employant  pour  fuppdrt  un  petit  vafè  de  verre,  comme 
je  l’ai  fait  pour  pefèr  la  platine  en  grenaille  (Voyez  {'article 
Platine).  Us  peloient  i gros  6 grains,  ou  78  grains; 
ils  ont  perdu  dans  l’eau  diflillée  34-;^  grains:  ce  qui  donne 
pour  la  pefanteur  fpccifique  de  ce  verre  22694.  pouce 
cube  peleroit  i once  3 gros  5 5 grains  ; & le  pied  cube 
158  livres  13  onces  5 gros  jp  grains.  . < 


O 


Digitized  by  Google 


270  Pesanteur  s p éc i f iqu e 

ARTICLE  II. 

Porcelaines. 

La  véritable  Porcelaine  eft  une  matière  dure,  folide,  I 

caflânte,&  demi  - tranlparente.  Elle  ne  le  cadê  point  par  1 

l’alternative  du  chaud  & du  froid  ; & elle  rélille , (ans  le  I 

fondre,  à l’aèlion  d’un  feu  violent.  Elle  elt  compolce  d’une  1 

mati^e  fufible  & vitriliable,  mclee,  daiu  une  certaine  pro- 
portion , avec  une  autre  matière  réfraèlaire , ou  abîolument 
intulible  au  feu  des  fourneaux.  On  en  fait  aulTi  de  beaucoup 
moins  dure  & moins  folide , qui  le  callé  ailement , lorfqu’on 
y verfe  une  liqueur  trop  chaude,  & qui  fond  à un  degré 
de  chaleur  â peu-près  égal  à celui  qui  lait«fondrc  le  verre.  1 

Cette  dernière  elt  faite  avec  de  la  fritte  ( c'eft-à-dire , avec  du 
fable  ou  des  cailloux  réduits  en  poudre  mêlés  avec  quelques  j 

fèls  ) & une  terre  liante  & blanche,  argiieule  & niarneufe. 

Les  porcelaines  du  Japon  & de  Saxe  font  les  plus  folidcs 
de  toutes  : elles  réfiflent  au  feu  le  plus  violent.  On  peut  les 
diflinguer  les  unes  des  autres  par  le  grain.  Celles  du  Japon  i 

ont  le  grain  fin,  ferré,  compacte,  médiocrement  lillë  & peu  ’ 

brillant.  Celles  de  Saxe  ont  le  grain  encore  plus  conipaéle, 
point  grenu,  lillë  & prelque  aulli  luifant  qu’un  émail. 

66  J.  Porcelaine  tendre  du  Roi  ou  de  Sèves,  dite  Porcelaine  1 

de  France,  Petite  taflë  à café  cylindrique , de  i pouce  1 1 
lignes  de  diamètre,  & i ^ pouce  de  haut,  marquée  de  deux 
L couronnées.  Cette  talle  elt  à fond  blanc , avec  des  fleurs 
de  différentes  couleurs  nuées  & or.  Elle  pèle  2 onces  t gros 

* 5®  iV  g™ns,  ou  1282  tV  grahis:  elle  a perdu  dans  l’eau 

^ dillilice  5 8 2 -pj-  grains  : ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  fpéci- 
fique  21654.  pouce  cube  de  cette  porcelaine  peferoit 
I once  3'  gros  1 6 grains  ; & le  pied  cube  1 5 i livres 
onces  1 gros  71  grains. 

664.  Porcelaine  dure  du  Roi  ou  de  Sèves.  Cette  porcelaine  ell 
compofée  d’une  terre  qui  a été  trouvée  à Saint-yiriex , llir 
les  contins  du  Limolla  & du  Périgord,  par  M.  Defvergnes, 
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Chirurgien  à Saint-Yriex-  même,  qui  en  a donné  à M.  Vil- 
laris , Apothicaire  à Bordeaux.  C'eft  ce  dernier  qui  en  a 
apporté  à Paris  ie  premier  échantillon,  mais  qui  a eu  foin 
de  ne  pas  dire  qu’il  le  tenoit  de  M.  Defvergnes.  C’eft  ainli  que 
fouvent  on  s’approprie  les  découvertes  d’autrui.  C’eft  de  cette 
terre  feule  & pure  qu’ell  faite  Ja  porcelaine  de  Limoges,  dont 
nous  -parlerons  ci-après.  Il  e(l  probable  que  dans  celle  de 
Sèves  on  y mêle  quelqu 'autre  fubftance;  car  elle  pèle  Ipéci- 
flquement  moins  que  cellé  de  Limoges.  Pour  connoître  la 
pefuiteur  fpécifique  de  cette  porcelaine  dure,  je  me  fuis  forvi 
d’un  petit  pot  à rouge , qui  m’a  été  fourni  par  M."  de  la 
Alanufaéiure.  11  e(t  entièrement  blanc , mais  d’un  blanc  moins 
beau  que  celui  de  la  porcelaine  tendre.  II  a i pouce  lo-f 
lignes  dans  fon  grand  diamètre,  & 1 5 lignes  de  hauteur.  U 
pèle  I once  5 gros  69  4-  grains  , ou  looj  f grains;  il  a 
perdu  dans  l’eau  didillée  468  f grains:  ce  qui  donne  pour 
fa  pointeur  fpécibque  21457.  Le  pouce  cube  de  cette  por« 
celaine  pelèroit  i once  3 gros  9 grains  ; & le  pied  cube 
tjo  livres  3 onces  i gros  34  grains. 

Porcelaine  île  la  Reine.  Tallé  à café  cylindrique,  de  2 
pouces  5 -f  lignes  de  diamètre , & 2 pouces  de  haut , 
marquée  d’un  A couronné.  Cette  taffe  ell  à fond  blanc , avec 
des  fleurs  nuées  de  différentes  couleurs,  & une  bordure  d’e»-. 
Elle  pefoit  3 onces 4 gros  j 5 grains,  ou  I07 1 grains: 
elle  a perdu  dans  l’eau  diftillée  928  -j-r  grains  ; ce  qui  donne 
pour  fàpefànteur  fpéciliqiie  22306.  Le  pouce  cube  de  cette 
porcelaine  pelèroit  i once  3 gros  41  grains  ;&  le  pied  cube 
I 5 6 livres  2 onces  2 gros  1 3 grains.  La  Manufadure  de 
cette  porcelaine  eft  établie  à Paris , rue  Tyroux  à la  chaulite 
d’Antin. 

Porcelaine  Je  Monfteur.  Petite  taffe  à café  cylindriqoe , de 
I -i  pouce  de  diamètre,  & 1 7 pouce  de  haut,  marquée 
«l’un  chiffre  formé  des  lettres  L,  S,  X.  Cette  taffe  efl  à 
fond  blanc , avec  des  fleurs  bleues  & des  bordures  d’or.  Elle 
pefoit  I once  5 gros  1 a \ grains , ou  948  t grains  : elle  a 
perdu  dans  l’eau  diftillée  427  j grains  ; ce  qui  donne  pour 
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/Il  pofânteur  fpccifique  2215p.  pouce  cube  de  cette  por- 
laine  pefèroit  i once  3 gros  35  grains;  &c  le  pied  cube 
155  livres  i once  6 gros  33  grains.  La  Manulaclure  de 
celte  porcelaine  e(l  établie  à Clignancourt , au-dellbu$  de 
Montmartre  près  de  Paris. 

Porcelaine,  de  M.  le  Comte  d Artois.  Petite  talTe  à café 
cylindrique,  de  i pouce  10  lignes  dediamét.e,  & i pouce  ' 

10  7 lignes  de  haut,  marquée  des  lettres  C,  P , couioiinees. 

Cette  tallê  eA  k fond  blanc,  avec  des  Heurs  bleues,  & une 
bordure  d'or.  Elle  pefoit  2 onces  o gros  13  7V  grains,  ou 
1 1(15  7^  grains  : elle  a perdu  dans  l’eau  diiiillée  ^pa  77 

Clins  : ce  qui  donne  pour  fa  pcianieur  (pécilique  23680* 
pouce  cube  de  cette  porcelaine  peleruit  1 once  4 gros 
20  grains;  & le  pied  cuoe  165  livres  12  onces  1 gros 
xo  grains.  La  Manufadure  de  cette 'porcelaine  c(t  é.aulie 
à Paris,  au  faub  uirg  ^aini-Denys.  i 

66S.  Porcelaine  de  M.  le  duc  d' Angoulême,  Petite  taflê  à café 
cylindrique,  de  1 pouce  7 ligius  de  diamètre,  Si  i |>oiice 
4 7 lignes  de  haut,  m.irquée  d'un  chiffre  lormé  des  lettres 
À Si  U , couronnées.  Cette  talfé  ell  à fond  blanc , avec  des 
fleurs  bleues  Si  des  Heurs  d'or;  &.  des  bordures  d’or.  Elle 
peloit  1 once  1 gros  3 5 77  grains,  ou  683  7^4  grains:  elle  a 
perdu  dans  l’eau  dillillée  302  grains:  ce  qui  donne  pour 
fa  pJanteur  Ipécilique  22567.  Le  pouce  cube  de  cette  1 

porcelaine  peleroit  i once  3 gros  5 1 grains  ; Si  le  pied 
cube  1 57  livres  i 5 onces  4 gros  2 grains.  La  Manuficlure 
de  celte  porcelaine  ell  établie  à Paris,  rue  de  Bondi,  derrière 
la  falle  aduelle  de  l’Opéra. 

66p.  Porcelaine  de  Saint- Ctoud.  Taffc  à café  fpîiériquement 
arrondie  par  le  bas  , & cannelée  dans  la  paiiie  fphérique, 
ayant  2-7  [Hsuces  de  diamètre , & 2 pouces  5 lignes  de  haut, 
marquée  des  lettres  F,  S,  C,  T,  I.  Cette  tallê , qui  m’a  été 
procurée  par  M.  Cancel,  Receveur  particulier  des  finances 
à 5enlis , ell  à fond  blanc,  avec  des  Heurs  bleues  en  camayeux. 

Elle  peloit  3 onces  3 gros  30  7 grains,  ou  ip747grains: 
e/le  a perdu  dans  l’eau  dillillée  866  7V  grains:  ce  qui  donpe 

pour 
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pour  fa  pefanteur  fpécitîque  2279  j.  Le  pouce  cube  de  cttie 
porcelaine  peferoit  1 once  3 gros  jp  grains ;&  le  pied  cube 
I j9  livres  9 onces  o gros  23  grains.  La  Manuladiire  de 
cette  porcelaine  elt  établie  à Saint-Cloud  à deux  lieues  de 
Paris.  - 

, Porcelaine  Je  Chantilly.  Tallê  à café,  à peu  - près  cylin- 
drique, mais  ayant*  plus  de  largeur  dans  le  haut  que  dans 
le  bas , favoir  dans  le  haut  2 pouces  7.  lignes  de  diamètre , 
dans  le  bas  2 pouces  feulement , & 2 pouces  de  haut , 
marquée  d’un  cor-de-chalfe.  Cette  tallê,  qui,  de  même  que 
la  précédente , m’a  été  procurée  par  M.  Cancel , ell  à fond 
blanc avec  des  fleurs  bleues  en  camaïeux.  Elle  pefoit  3 
onces  2 gros  173-  grains,  ou  1889I  grains;  elle  a perdu 
dans  l’eau  dilliliée  808  7-^  grains;  ce  qui  donne  pour  fa 
pelânteur  fpécifique  23360.  Le  pouce  cube  de  cette  porce- 
laine peferoit  i.once  4 gros  8 grains;  & le  pied  cube  163 
livres  8 onces  2 gros  40  grains.  La  Manufaélure  de  cette 
porcelaine  eft  établie  à Chantilly , diflant  de  Paris  de  dix 
'lieues. 

, Porcelaine  Je  Limoges.  Cette  porcelaine  n’eft  compofée 
que  d'une  feule  terre , fans  aucun  mélange  ; & celte  -terre 
ell  celle  qui  a été  découverte  à Saint- Yriex  ,*fur  les  confins 
du  Limofln  & du  Périgord,  par  M.  Defvergnes  ,JZhitutg\en 
à Saint- Yriex  même.  M.  Allaire,  Adminiflraleur  général  des 
domaines  du  Roi,  m’a  uonné  un  morceau  d’un  grand  plat^ 
blanc  de  cette  porcelaine  fait  en  1773  , avec  cette  terre 
pure.  C’ell  celle  que  l’on  emploie  aéluellement  à la  Manu- 
faélure  de  Sèves  pour  fa  porcelaine  dure.  Ce  morceau  de 
plat  i>e(bit  8 onces  6 gros  26  grains,  ou  5066  grains;  il 
a perdu  dans  l'eau  dilliliée  2164  grains;  ce  qui  donne  pour 
(à  pefanteur  fpécifique  23410.  Le  pouce  cube  de  cette  por- 
celaine peferoit  i once  4 gros  10  grains;  & le  pied  cube 
1163  livres  13  onces  7 gros  26  grains.  Aéluellement  on 
ne  fait  plus  de  porcelaine  à Limoges  ; les  propriétaires  de  la 
terre  fe  contentent  de  la  préparer , & d’en  envoyer  aux 
(liô'érentés  Manufaclures. 
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Porcelaine  de  Vienne  en  Autriche,  Sucrier  cylindrique,  de 
5 i pouces  de  diamètre,  ik  j pouces  7 lignes  de  haut.  Ce 
lütrier,  qui  m’a  été  procure  par  M.  Allaire,  ell  à fond  blanc, 
avec  des  Heurs  nuées  de  oifTértntes  coulei.rs.  Il  pelôit  p onces 
2.  gros  31  grains,  ou  5359  grair^:  il  a perdu  dans  l’eau 
diliillée  2133-^  grains  : ce  qui  donne  pour  (a  ptfanteur 
fpécilique  23121.  Le  pouce  cube  de  cette  porcelaine  pelè- 
roit  i once  3 gros  2 grains;  & le  pied  cube  173  livres 
13  onces  4 gros  30  grains. 

Porcelaine  ancienne  de  Saxe,  Couvercle  de  pot , de  2 f 
pouces  de  diamètre,  marqué  des  lettres  /!,/?,  qui  m’aaulFi 
été  procuré  par  M.  Allaire.  Ce  couvercle  e(l  à tond  blanc , 
avec  des  Heurs  nuées  de  diHcrenies  couleurs , & des  bor- 
dures d’or.  Il  pelüit  2 onces  o gros  3 3 grains , ou  1185^ 
grains  : il  a perdu  dans  l’e.  u diliillée  479  7 grains  : ce  qui 
donne  pour  là  pelanieur  Ipécirique  2471  8.  J.e  pouce  cube 
de  celte  porcelaine  pelêroit  i once  4 gros  39  grains;  & 
le  pied  cube  t73  livres  o once  3 gros  24  grains. 

Porcelaine , Swe  Petit  jaune  de  Saxe.  Couvercle  d’un  petit’ 
pot,  de  I ^ pouce  de  diamètre,  d’un  blanc  tirant  un  peu  fur 
le  jaune,  & dqiit  le  fond  paroit  travaillé  tous  la  couverte. 
Ce  petit  couvercle , qui  m’a  été  pocuré  par  M.  Allaire , 
pelôit  5 gr«s  39^  grains,  ou  399^  grains  : il  a perdu 
dans  l’eau  diliillée  137  grains  : cgqui  donne  pour  (à  plan- 
teur Ipécifique  I343Ü.  Le  pouce  cube  de  cette  porcelaine 
peferoit  i once  5 gros  14  grains;  & le  pied  cube  178 
livres  2 onces  3 gros  14  grains. 

Porcelaine  moderne  de  Saxe.  Sôucoup  de  tallê  à café, 
de  5 Ÿ pouces  de  diamètre,  entièrement  blanche,  avec  des 
fleurs  en  relief  Cette  foucoup,  qui  m’à  été  procurée  par  M. 
Allaire,  pefoit  5 onces  3 gros  6 d grains,  ou  3306  grains: 
elle  a perdu  dans  l’eau  diliillée  1326  grains:  ce  cjui  donne 
pour  fa  pelànteur  Ipécilique  24932.  Le  pouce  cube  de  cette 
porcelaine  plêroit  i once  4 gros  67  grains  ; & le  pied 
cube  174  livres  8 onces  3 gros  3 grains.  Il  n’y  a que 
trente  ans  que  cette  foucoupe  ell  faite.  . ^ 
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6j6,  Porcelaine  couleur  de  bois,  du  Japon.  Morceau  d’un  cou- 
vercle lie  pot,  qui  m'aiîtc'  procuré  par  M.  Aliaire.  Le  fond 
de  ce  morceau  ell  d’un  jaunâtre  couleur  de  bois  & fans  cou- 
verte , & orné  de  quelques  fleurs  blanches  & bleues , gar- 
nies de  leur  couverte.  Ce  morceau  peToit  j gros  68  grains, 
ou  284  grains  : il  a perdu  dans  l'eau  diflillée  120  grains: 
ce  qui  doivnepourlà  pelànteur  Ipéciflque  23667.  Le  pouce 
cube  de  cette  porcelaine  pelèroit  1 once  4 gros  20  grains; 

& le  pied  cube  163  livres  10  onces  3 gros  46  grains. 

Cjy.  Porcelaine  delà  Chine.  Fragment  d’un  alflette  fond  blanc, 
avec  des  fleurs  bleues  en^amaïeux.  Ce  fragment  pelbit  2 
onces  6 gros  69;  ^ grains,  ou  1653  grains  : il  a perdu 
dans  l'eau  diflillée  693  ce  ijui donne  pour  fa  pefan- 

teur  fpécifique  23847.  pouce  cube  de  cette  porcelaine 
pelèroit  1 once  4 gros  26  grains;  & le  pied  cube  166 
livres  14  onces  6 gros  66  grains. 

Porcelaine,  dite  dç  pierre  de  la  Chine.  On  l’a  appelée 
Porcelaine  de  pierre , parce  qu’elle  eft  faite  avec  des  fragmens^ 
de  porcelaine.  Fragn.ent  d’une  aflîette , fond  blanc , avec 
des  fleurs  bleues  en  camaïeux , qui  m’a  été  procuré  par  M. 
Aliaire.  Il  peloit  3 onces  2 gros  4 4 grains,  ou  1876-^ 
.grains  : il  a perdu  dans  l’eau  diflillée  803  grains:  ce  qui 
donne  pour  la  pefanteur  fpécifique  23683.  Le  pouce  cube 
de  cette  porcelaine  peferoit  1 once  4 gros  20  grains;  &, 
le  pied  cube  165  livres.  12  onces  3 gros  70  grains.  • 

6j^.  Terre  cuite  brune  de  la  Chine.  Cette  terre  cuite  eft  de 
même  nature  que  la  porcelaine,  & en  a la  conliflance.  Cou- 
vercle de  pot,  d’un  brun-rougeâtre,  qui  m’a  été  procuré  par 
M.  Aliaire.  11  avoii  3 pouces  2 ligfles  de  diamètre , & 
pelûit  3 onces  1 gros  64  grains,  ou  1864  grains:  il  a 
, perdu  dans  l’eau  diflillée  789  grains:  ce  qui  donne  pour 
f*  pefanteur  fpécifique  2 3 6 2 5 . Le  pouce  cube  de  cette  terre 
cuite  pelèroit  i once  4 gros  1 8 grains  ; & le  pied  cube 
16  j livres  6 onces. 
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C L A S S E I I L 

Matières  inflammables. 

O N COMPREND  ordinairement  (bus  ia  dénomination 
de  matières  imjlammables  faciles  , les  foufres  6c  les  bitumes. 
Ce  l'ont  en  ellèt  les  deux  lêules  fortes  de  lubdanccs  du  règne 
minéral , qui  brident  avec  facilité  : ce  font  aiilli  les  leules 
que  je  fais  entrer  dans  cette  Clalfe.  Elles  vont  faire  1a 
matière  des  deux  Chapitres  fuivfns.  • 

Dans  toutes  les  épreuves  que  j’ai  faites  fur  ces  fubftances  , 
j’ai  poullé  l’exaèlitude  jultju’à  de  grain  : ainfi  les  poids 
que  j’ai  indiqués  dans  mes  ^expériences  font  à moins  de  7V 
de  grain  près. 

C H A P I T R P I. 


Les  Soufres  font  compoles  de  l’acide  vîtriolique  «ni 
& combiné  avec  le  principe  inflammable  le  plus  pur  & le 
plus  fimple:  aulTi  brûlent-ils  fort  ailement.  On  trouve  (bu-* 
vent  le  foufre  pur  ou  prefque  pur:  on  le  frouve  encore,  & 
plus  fréquemment,  combiné  avec  des  matières  métalliques. 
Ces 'deux  manières  d'être  vont  faire  la  matière  des  deux 
Articles  fuivans. 

ARTICLE  I. 

♦ Soufres  purs. 

Le’  Soufre  pur  eft  le  même,  quelque  part  ou  il  Ce 
trouve  : auHi  n’en  connoit-on  qu’une  iéule  elpèce , appelée 
foufre  natif. 

6S0.  Soufre  natif  Du  Cabinet  du  Roi.  Morceau  de  figure 
irrégulière  d’environ  a f pouces  de  long , fur  a p'ouces  de 
large,  6c  1 ■;  pouce  d’épaifléur.  Ce  niorceauell  parfaite- 
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ment  pur , & d’un  benu  jaune  de  citron.  Il  pèle  7 onces 
3 gros  <Î4  grains , ou  43  i 2 grains  : il  a perdu  dans  leau 
dilUlIce  2 120-^  grains:  ce  «^ui  donne  pour  là  pefanteur 
fpécificjue  203 3 2., Le  pouce  cube  pèle  i once  2 gros  39 
. grains  ;&  le  pied  cube  142  livres  3 onces  i gros  t4graiiu. 
éSi.  Soufre  fotieiu.  Je  me  fuis  fervi  d’un  canon  de  foufre , tel 
^ qu’on  le  vend  chez  les  Epiciers.  Ce  canon , qui  étoit  à peu- 
près  cylindrique,  avoit  environ  14  lignes  de  diamètre,  & 
3 pouces  8 lignes  de  longueur.  11  pefoit  3 onces  3 gros 
8 grains , ou  3 248  grains  : il  a perdu  dans  l’eau  difliHce 
,1631  ^ grains  : ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  Ipccifique 
19907.  Le  pouce  cube  pèle  i once  2 gros  23  grains;  & 
ie  pied  cube  139  livres  3 onces  3 gros  36  grains. 

ARTICLE  II. 

Soufres  combinée  avec  des  métaux. 

Le  Soufre  (ê  trouve  combiné  avec  prefque  toutes  les 
mines  métalliques , & principalement  dans  les  pyrites.  Je  ne 
parierai  pas  de  toutes  ces  mines , parce  qu’il  pourroit  le 
trouver  prelque  autant  de  pelànteurs  fpécinques  differentes 
qu’il  y a de  morceaux.  Je  parlerai  lèulement  de  quelques- 
'unes  des  pyrites  cuivreulès  ou  marcaffites,  & de  quelques-unes 
des  pyrites  ferrugineufes.  Cela  donnera  un  à peu-près  pour 
les  autres. 

Pyrite  cuivreufe , ou  Alarcajfle  du  Dauphine'.  Du  Cabinet 
du  Roi.  Morceau  à peu-près  quarré,  9 lignes  de  long, 
■ fur  <5  Ÿ lignes  de  large , & 3 à 6 lignes  d’épailfeur.  Cette 
marc  ilfiie  reçoit  un  fort  beau  poli  : c’ell  celle  avec  laquelle 
on  fait  les  bijoux  & omemens  en  marcaffite,  tels  que  les 
colliers,  cKaînes  de  montres,  &c.  Ce  morceau  pèfe  4 gros 
;i 4 7 grains,  ou  302  7 grains:  il  a perdu  dans  l’eau  diÜillée 
^ ‘ ■'«  grains  : ce  qui  donne  pour  fa  pelanieur  fpccilîque 
• *49  5 3 9'  pouce  cube  peleroit  3 onces  i gros  49  grains; 

& le  pieJ  cube  346  livres  12  onces  2 gros  68  grains. 
ÿ8j.  Pyrite  euiyreufe,  ou  Marcajfite  cubique.  Du  Cabinet  du 
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Roi.  Marcafliteià  peu-près  cubique,  qui  a 12  lignes  dans 
un  fens  , fur  i i lignes  de  l'autre,  & 10  7 lignes  de  hauteur. 
Elle  a un  de  fes  angles  calîc.  Elle  reçoit  un  beau  poli.  Elle 
pèle  2 onces  3 gros  46  grains  , ou  1414  grains:  elle  a 
perdu  dans  l’eau  diftilice  3 00 -J  grains:  ce  qui  donne  pour 
là  pefanteur  fpécilique  47016.  Le  pouce  cube  iHrferoit  3 
onces  o gros  27  grains;  & le  pied  cube  32^  livres  i once 
6 gros  24  grains. 

Pyrite  cuhreufe , ou  Mdrcajpte  des  Incas.  Du  Cabinet  du 
Ro?.  Morceau  qui  a à peu -près  la  figure  d’un  cône  écrafé 
& poli  à (à  baie,  laquelle  a 3 7 pouces  de  diamètre,  & le 
cône  a 1 6 lignes  de  haut.  Cette  marcalfite , outre  le  loufre 
& le  cuivre , contient  encore  du  fer  & du  zinc.  Ce  mor- 
ceau pèfe  I livre  o once  6 gros  477  grains,  ou  9695  7 
grains:  il  a perdu  dans  l’eau  diftilice  2036  grains:  ce  qui 
donne  pour  fa  pefanteur  fpécifi^e  47619.  Le  pouce  cube 
pèfe  3 onces  o gros  5 o grains  ; & le  pied  cube  333  livres 

5 onces  2 gros  45  grains. 

(Î8  r Pyrite  ferrugineufe  culiaue.  Cette  pyrite  m’a  été  procurée 
par  M.  le  comte  de  Buffon  : elle  a une  figure  à peu -près 
cubique,  ayant  i pouce  dans  un  fens,  8 lignes  dans  l’autre, 

6 7 lignes  d’épailfeur.  Elle  eft  un  peu  mutilée  à un  bout 
d’une  couleur  brune  ; & paroît  com|iolce  de  lames  placées 
les  unes  fur  les  autres.  Elle  n’a  aucune  aélion  fur  l’aimant. 
Elle  pèfe  7 gros  41  -J  grains,  ou  545  -J-  grains  : elle  a 
perdu  dans  l’eau  diilillée  1 39  H grains  : ce  qui  donne  pour  ’ 
la  pefanteur  fpécifl^ue  39000.  Le  pouce  cube  peferoit  2. 
onces  4 gros  16  grains;  & le  pied  cube  273  livres. 

686.  Pyrite  ferrugineufe  ronde.  Du  Cabinet  du  Roi.  Pyrite  ronde, 
dont  toute  la  lurface  eft  hériftée  de  petites  pjtamides , & 
qui  a environ  i 7 pouce  de  diamètre.  Elle  eft  intérieurement 
compofée  de  rayons,  qui  s’étendent  du  centre  à la  circonfé- 
rence. Cette  pyrite  pèfe  7 onces  1 gros  1 4 grains , ou  4 1 1 8 . 

grains:  elle  a perdu  dans  l’eau  diilillée  10047  grains:  ce 
qui  donne  pour  (à  pefanteur  fpécilique  41006.  Le  pouce 
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cube  pcfê  2 onces  j gros  ip  grains;  & ie  pie  J cube  287 
livres  o once  5 gros  27  grains. 

'6^y.  Pyrite  ferrugineufe  rie  Seiint  - Domingue.  Du  Cabinet  du 
Roi.  Pyrite  ronde  & unie , d’environ  1 j lignes  de  diamètre. 
Elle  eft,  comme  la  precedente,  intérieuremenl  compofée  de 
rayons  qui  s’étendent  du  centre  à la  circonlérence.  Elfe  pèle 
2 onces  2 gros  ij  grains,  ou  130^  grains:  elle  a perdu 
dans  l’eau  dillillée  380  7 grains:  ce  qui  donne  pour  fa  pefan- 
leur  fpJcifique  34402.  Le  pouce  cube  pèle  2 onces  1 gros 
* 59  gf^ins;  & le  pied  cube  240  livres  13  onces  o gros 
14  grains.  > 

CHAPITRE  IL. 

Bitumes.  ’ ' ' 

Les  Bitumes  font  compoles  d’huile  & de  matières  là- 
lines , tels  que  des  acides  & des  alkalis.  Il  elt  très^probable 
que  toutes  ces  fubdances , quoique  foUiles,  tirent  leur  origine 
des  végétaux , & même  des  animaux.  Je  les  divile  en  deux 
Articles  : dans  le  premier  je  parlerai  des  bitumes  proprement 
dits  ; & dans  1e  fécond  des  ambres.  , . * 

ARTICLE  I. 

' : . !;• 

Bitumes  proprement  dits. 

Les  Bitumes  proprement  dits  ont  ordinairement  une 
couleur  noire une  odeur  forte.  Tels  font  le  charbon  de 
terre,  le  jais,  ie  bitume  de  Judée  ou  rafphalte  & le  pétrole. 

É88.  Charbon  rie  terre  compare.  Du  Cabinet  du  Roi.  Morceau 
de  3 pouces  de  long,  fur  2.7  pouces  de  largeur  moyjennep 
& 2 pouces  d’épailleur.  Il  elL  d'un,  très 'beau  noir.  Il  pèfe 
1 2 onces  3 gros  dp  ^ grains , ou  7.IP7  -j  grains  : il  à perdu 
dans  l’eau  dillillée  34147  grains:  ce  qui  donne  pour  là 
pefanteur  fpécifique  13292.  Le  pouce  cube  pèle  6 gros  64 
grains;  & le  pied  cube  93  livres  0 -once  3 gros  46  grains. 

d8p.  Jais  ou  Jajet.  Du  Cabinet  du  Roi.  Beau  morceau  d’en> 
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viron  3 ^ pouces  «Je  long,  fur  20  lignes  de  large,  & f 
pouces  dcpaiJTeur.  Il  eft  d’un  beau  noir  brill;|nt,  & il  eft 
iùJceptible  d’un  beau  poli:  c’eJl  celui  dont  on  le  fert  pour 
faire  les  parures  de  deuil.  Ce  morceau  pèfe  7 onces  i gros 
32  grains,  ou  4.146  grains:  il  a perdu  dans  Peau  dillillée 
3293  I grains  : ce  qui  donne  pour  là  pelànteur  fpécilique 
12590.  Le  pouce  cube  pèle  6 gros  38  grains;  & le  pied 
cube  88  livres  2 onces  o gros  46  grains. 

690.  Bitume  de  Jude'e  ou  Afphüite,  Du  Cabinet  du  Roi.  Mor- 
ceau d’environ  2 j-  pouces  de  long,  fur  16  lignes  de  large,  . 
& environ  autant  d’épailfeur.  Ce  bitume  efl  d'un  noir  bril- 
lant : il  ell  très-tendre  & friable.  Ce  morceau  pèle  2 onces 
4 gros  J de  grain  , ou  1440  \ grains  : il  a perdu  dans 
l'eau  ililUlIce  1 3 04  f grains  : ce  qui  donne  pour  fa  pelim- 
teur  Ipccifique  11044.  pouce  cube  pèle  5 gros  52 
grains  ; & le  pied  cube  77  livres  4 onces  7 gros  3 i grains. 

691.  Pétrole.  Cette  elpèce  de  bitume  ell  liquide  comme  de 
l’huile , & découle  des  fentes  de  certains  rochers  : elle  ell 
noire,  comme  les  autres  bitumes.  Pour  connuîire  là  pelàn- 
teur Ipécilique , j’ai , de  meme  que  j>our  les  liqueurs,  lait 
ufage  d’un  aréomètre.  Le  volume  d’eau  dillillce  mefuré  par 
cet  aréomètre,  pefoit  i once  6 gros  3 i grains,  ou  1039 
grains  : le  volume  de  pétrole  mefuré  par  le  même  aréomètre 
pelôit  1 once  4 gros  59-^  grains,  ou  923  grains  ; 
ce  qui  donne  fa  pelànteur  fpécilique,  comparée  à celle  de 
l’eau  dillillée,  comme  8783  à 10000.  Le  pouce  cube  de 
pétrole  pèle  donc  4 gros  40  grains;  & le  pied  cube  6i> 
livres  7 onces  5 gros  41  grains. 

<692.  ’ Naphte,  Cette  elpèce  ell  la  même  que  la  précédente; 

mais  elle  ell  blanche  ou  jaune,  plus  volatile  & plus  fluide. 
Le  naphte  dont  j’ai  fait  ulàge  , étoit  d’un  jaune  allez 
fonciS.  bon  volume , mefuré  par  l’aréomètre  ci-deflus , pelôit 
I once  4 gros  .27  grains,  ou  891  grains:  ce  qiû 
donne  pour  là  pelànteur  Ipécilique  8473.  Le  pouce  cube 
de  ce  naplife  pcfe  donc  4 gros  28  grains;  & le  pied  cube 
■j9  livres' -J  onces  i gros  43  grains.  ' 

article; 
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O N connoît  deux  lôrtes  d’ambres  ; (avoir  , i’ambre 
gris , dont  l’odeur  eft  trouvée  agféable  par  quelques  per- 
lonnes  ; & l’ambre  jaune  ou  le  (uccinr  Ce  dernier  reçoit 
quelquefois  d’autres  teintes;  & il  elt  tantôt  opaque  & tantôt 
traulparent. 

Ambre  gris.  Du  Cabinet  du  Roi.  Morceau  de  2.  pouces 
de  long,  liir  9 lignes  de  large,  & 1 5 lignes  de  plus  grande 
épailfeur.  Cet  ambre  e(l  d’un  gris  fale , mêlé  de  brun.  Ce 
morceau  pèle  5 gros  337  grains,  ou  393  7 grains:  il  a 
perdu  dans  l’eau  dilUllée  424  fi  grains:  ce  qui  donne  pour 
fa  pefinteur  fpécifique  9 2 <5  3-  Le  pouce  cube  pèle  4 gros 
58  grains;  & le  pied  cube  64  livres  13  onces  3 gro» 
47  grains.  • 

Ambre  gris-noirâtre.  Du  Cabinet  du  Roi.  Morceau  d’en- 
viron 2 pouces  de  long,  lùr  i pouce  de  large,  & 20  lignes 
de  plus  grande  épailfeur.  Cet  ambre  eü  noir.âtre  à la  lurtace, 
& intérieurement  d’un  gris  très-fale.  Ce  morceau  pèle  7 gros 
6^  f grains,  ou  5667  grains  : il  a perdu  dans  l’eau  diflillée 
725  f grains  : ce  qui  donne  pour  là  pefanteur  Ipécitique 
7803.  Le  pouce  cube  pèle  4 gros  3 grains;  & le  pied  cube 
54  livres  9 onces  7 gros  35  grains. 

Ambre  ou  Succin  jaune  opaauc.  Du  Cabinet  du  Roi.  Mor- 
ceau qui  a 2 f pouces  de  plus  grande  longueur , fur  2 f 
pouces  de  plus  grande  largeur,  & environ  1 pouce  d’épail- 
feur  moyenne.  Ce  fuccin  ell  d’un  allez  beau  jaune,  un  peu 
mêlé  d’orangé.  Ce  morceau  pèfe  3 onces  5 gros  5 5 f grains, 
ou  2i43f  grains:  il  a perdu  dans  l’eau  uillillée  1974  f 
grains:  ce  qui  donne  pour  là  pelânteur  fpécifique  10855. 
Le  pouce  cube  pèfe  5 gros  45  grains;  & le  pied  cube  75 
livres  1 5 onces  6 gros  6 grains. 

Ambre  ou  Succin  jaune  tranfparent.  Du  Cabinet  du  Roi, 
Pomme  de  canne  ronde,  dont  le  grand  diamètre  ell  de  l 
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pouce,  le  petit  tle  9 ligues,  & la  hauteur  ile“  1 pouce.  Elle 
ell  il’uii  beau  jaune  d’or,  & de  la  plus  belle  tranlparence. 
Elle  pcfe  } gros  21  grains,  ou  yV  grains;  elle  a 
perdu  ans  l’eau  dillilice  220  -J- grains  : ce  cjid  donne  pour 
fa  pelanteur  fpe'cilu|ue  10^80.  Lr  pouce  cube  peferoil  j gros 
4.2  grains;  & le  pied  cube  75  livres  7 onces  2 gros  63 
grains. 

^97.  Ambre  ou  Succin  rouge.  Du  Cabinet  du  Roi.  Beau  mor- 
ceau de  4 -J  pouces  de  long,  lur  environ  1 j lignes  de  large, 
6c  1 7 pouce  de  plus  grande  épailleur.  Ce  liiccin  ell  d’un 
rouge-orangé,  6c  tranfparent.  Ce  morceau  pèle  3 onces  7 
gros  307  grains,  ou  2262  j-  grains:  il  a perdu  ilans  l’eau 
dillilice  2088  7 grains  : ce  tpii  donne  pour  lit  pelanteur  fpé- 
cifique  to834.  Le  pouce  cube  pèle  3 gios  44  grains;  6c 
le  pied  cube  75  livres  13  onces  3 gros  19  grains. 

698.  Ambre  ou  Sucdn  vert.Du  Cabiiut  du  Roi.  Petit  morceau 
de  10  lignes  de  long,  lur  67  lignes  de  Itfrge,  taillé  en 
poire  aplatie , 6c  à facettes  des  deux  côtés.  Ce  fuccin  tft 
d’un  vert  tirant  fur  le  jaune , ou  vert  de  c‘  rylblite.  Ce  mor- 
ceau pèle  1 3 7 grains  : il  a perdu  dans  l’eau  dillillée  1 2 fj- 
grains:  ce  qui  donne  pour  là  peliinteur  (pécilîque  10829. 
Le  pouce  cube  peferoit  5 gros  44  grains;  6c  le  pied  cube 
7 J livres  12  onces  6 gros  j6  grains. 
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TABLES  DES  PESANTEURS  SPÉCIFIQUES 
DES  SUBSTANCES  MINÉRALES. 

PREMIÈRE  CLASSE. 

« 

Subfiances  Métalliques. 

ORDRE  I.*' 

Métaux. 

CHAPITRE  1." 

Métaux  parfaits. 

Article  I. 

Or. 


Espèces  et  variétés. 

PESANTEUR 

fpécinQCE. 

POIDS 

du 

POUCE  CUBE. 

POIDS 

DU  PIED  CUBE. 

Or  à 24.  karats,  fondu  & non 
forgé  

192581. 

onc.  |ro»  er*in* 

12.  3.  62. 

livret  oncei  |fM  ittlnt. 

13+8.  I.  0.  +1. 

Le  meme  fondu  & forgé.  . . . 

193617. 

12.  +.  28. 

1355.  5.  0.  60. 

Or  au  litre  de  Paris,  ou  à 23 

11.2.  +8. 

122+.  0.  5.  i8. 

Laréiii . fondu  Ôa  non  forgé,  • . 

17+863. 

Le  nicme  fomlu  & forgé 

17589+. 

ti.  3.  15. 

1231.  4.  1.  2. 

Or  au  titre  de  la  monnoic  de 

Fiance,  ou  à 21^7  karatSi 
fondu  ^ non  forgé 

17+022. 

H.  2.  17. 

1218.  2.  3.  51. 

Le  meme  monnoyé 

176+7+- 

11.  3.  36. 

1235.  5.  0.  51. 

Or  de  la  monnoie  de  France  du 

1228.  II.  3.  56. 

régne  de  Louis  Xlll.  . . , , . 

i '75531- 

II.  3.  I. 

Or  de  la  mnnnoie  d’Angleterre  , 

en  gutnée 

1 17629+. 

II.  3.  30. 

^123+.  0.  7.  31. 
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Espèces  et  variétés. 

^PESANTEUR 

sréctPiQvs. 

POIDS 

du 

POUC8  CVIB. 

POIDS 

nu  PIED  CUBE. 

Or  de  la  monnoic  d’Erpagne... 

176551. 

vnv.  gi9%  |rain» 

11.  3.  39. 

tUm  OiKf*  gre»  (r.!r\> 

1255.  13.  5.  50. 

Or  de  la  nionnoie  de  Portugal. 

17966+. 

II.  II. 

1257.  10.  2.  68. 

Or  de  U monnotede  Hollande, 
en  ducati 

193519. 

12,  +.  25. 

1354.  10.  1.  2. 

Or  au  titre  des  bijoux , ou  à 20 
karatSi  fondu  âi  non  forgé.. 

157090. 

10.  I.  33. 

1099.  10.  0.  +6. 

Le  même  fondu  de  forgé 

1577+6. 

10.  1.  57. 

110+.  3,  +.  30. 

eü 

< 

r I c L 

E I I. 

Argent  i ii  deniers,  fondu  & 

Argent. 

1 ■ 

* non  forge 

10+7+3. 

6.  6.  22. 

73Î-  î-  52- 

Le  meme  fondu  & forgé..  . , . 

105107. 

6.  6.  36. 

735.  II.  7.  +3. 

Argent  au  titre  de  Paris,  ou  à 
Il  deniers  lO  grains,  fondu 
de.  non  forgé 

IOI752. 

6.  +.  55. 

712.  +.  I.  57. 

Le  meme  fondu  ôt  forgé.  . . . 

103765. 

6.  5.  58. 

726.  5.  J.  32. 

Argent  au  titre  de  la  monnoic  de 
France , ou  à 1 0 deniers  2 i 
grains>  fondu  & non  forge... 

100+76. 

6.  +.  7. 

703.  5.  2.  36. 

Le  meme  nionnoyé..  

10+077. 

6.  5.  70. 

728.  8.  4.  71. 

Mine  d'argent  vîtreufe 

69099. 

+.  3.  60. 

+83.  II.  0.  5r. 

Mine  d’argent  cornée 

+7+88. 

3.  0.  +6. 

332.  6.  5.  18. 

Mine  d'argent  rouge  , demi» 
tranfparentc 

55886. 

3.  +.  70. 

391.  3.  1.  62. 

Mine  d'argent  rouge  opaque. . , 

55637- 

3.  +.  61. 

389.  7.  2.  5+. 

Mine  d'argent  noire 

2 1780. 

K 2 1. 

152.  7.  2.  63. 

La  même  pénétrée  d'eau | 

23+01. 

I.  4.  10. 

163.  12.  7.  21. 
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Article  III. 

Platine. 


Espèces  et  variétés. 

1 

•PESANTEUR 
1 sr£ciri<£i>B. 

POIDS 

du 

rouce  CUBE. 

POIDS 
ou  PIED  CUBE. 

Plitinc  brute  en  grenaille 

156017. 

Odc.  grM  fra.as 

10.  0.  65. 

livre»  «oc«»  gre»  grain». 

1092.  1,  7.  17. 

La  même , <fccapc<  par  i*cfpril 
de  Tel. 

t6752i. 

10.  6.  61. 

1 172,  10.  2.  59. 

Platine  brute  fondue 

146263. 

9.  3.  60. 

1023.  13.  3.  47. 

Platine  purifiée  fondue 

195000. 

12.  5.  8. 

1365.  0.  0.  0. 

Platine  purffiée  forgée.*  • • « • • 

20j)66. 

13.  1.  32. 

1423.  8.  7.  67. 

Platine  purifiée  , pafTée  par  la 
filière 

2IO4I7* 

13.  5.  8. 

1472.  14.  5.  46. 

. C H A 

P I T R E I I. 

1 * Métaux  imparfaits. 

A R 

T I c L 

E I. 

Cuivre  rouge  fondu  & non  forgé. 

Cuivre. 

77880. 

5.  0.  28. 

545.  2.  4.  35. 

Le  même,  fondu  de  pafT.-  à la 
filière 

88785. 

5.  6.  3. 

621.  7.  7.  26. 

Cuivre  jaune  fondu  ^ non  forgé* 

83958. 

5.  3.  38. 

5 87.  11.2.  26. 

Le  même , fondu  & paHc  à la 
filière. 

85431. 

5.*4.  22. 

598.  I.  3.  10. 

Mine  de  cuivre  jaune 

+3 '54- 

2.  6.  27. 

302.  I.  1.  71. 

Mine  de  cuivre  foyeufe,  ou  vert- 
de-gris  naturel 

35718. 

2.  2.  37. 

250.  0.  3,  24. 

Bleu  de  montagne 

36082. 

2.  2.  51. 

252.  9.  I.  34. 

Malachite 

56412. 

2.  2.  62. 

254.  14.  1.  II. 
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P ES  ANTEU  R S P ÉC  l F IQ_U  E 
Article  II. 

Fc 


1 

Espèces  et  variétés.' 

I 

PESANTEUR 

sr^cipiQUg. 

POIDS 

<fu 

pot'cc  cua£. 

POIDS 

DU  PIED  CUBE. 

Fer  fondu . . . . 

72070. 

enc.  (lOa  I 

4.  3.  27. 

JKifi  oiue*  frd»  pri.ris 

504.  7.  6.  52. 

Fer  forge  en  barre  , écroui  ou 
non  écroui 

77880. 

0 

g* 

00 

5+5.  2.  4.  33. 

Acier  » ni  trempé , ni  écroui. . . 

783}!. 

3.  0.  44. 

548.  3.  0.  41. 

Le  même , écroui  & non  trempé. 

78+0+. 

5.  0.  47. 

548.  13.  1.  71. 

Le  même , écroui  Se  enfuite 
trempé 

78180. 

3.  0.  39. 

5+7.  4.  1.  20. 

Le  même , trempé  A non  écroui. 

78163. 

0 

00 

3+7.  2.  2.  3. 

Mine  de  fer  prirmat(<{uc 

735+8- 

4.  6.  10'. 

514.  13.  3.  1. 

Mine  de  fer,  dite  W^c//rûm,  . . 

71193. 

4.  4.  66 

498.  3.  6.  52. 

Mine  de  fer  (péculaire 

521 80. 

3-  3-  +• 

365.  4.^1.  20. 

Mine  de  fer  lenticulaire 

50116. 

3.  1.  71. 

350.  12,  7.  67. 

Mine  de  fer  odaèdre 

49394. 

3.  I.  44. 

343.  12.  I.  3 

Mine  de  fer  noire  de  Suède. . . 

46783. 

3.  0.  19. 

327.  7.  5.  41. 

Mine  de  fer  bleue  de  Suède. . • 

^8670. 

3.  I.  17. 

340.  I 1 . 0.  23. 

Mine  de  fer  grife  de  Suède.  , , 

46770. 

3.  0.  18. 

327.  6.  1.  66. 

Mine  de  fer  fpathique 

36720. 

2.  3.  3. 

257.  0.  5.  9. 

Mine  de  fer  cubique 

33027. 

2.  2.  12. 

2+3.  3.  0.  14. 

Mine  de  fer  hépatique 

3+77 '• 

2.  2.  2. 

243.  6.  2.  39. 

La  même,  pénétrée  d'eau..  . , 

33281. 

2.  2.  2 1. 

i+7-  7-  3-  56. 

Hémathhe  ftriée 

48983. 

3.  1.  29 

342.  14.  0.  55. 

Héinathite  terreufe 

3573  '- 

2.  2.  38. 

250.  1 . 6.  70. 

La  meme  , pénétrée  d'eau.  . , . 

37302. 

2.  3.  32. 

262.  8.  I.  37. 

Émeril , ' 

39221. 

2.  4.  24. 

274.  8.  6.  1. 

Crayon  rouge,  fin 

31391. 

2.  0.  20. 

219.  II.  6.  24. 

Le  même,  pénétre  d*cau 

3 3 3 + *- 

2.  1 . 2 1. 

233.  6.  7.  38. 

Crayon  rouge , groflicr.  ..... 

29904. 

1.  7.  36. 

209.  5.  1.  71. 

Le  même,  pénétré  d’eau.... 

32107. 

2.  0.  47. 

224.  11.7.  63. 

Aimant  des  Ind'cs 

+2+37- 

2.  6.  0. 

297.  0.  7.  40. 

DES  Corps.  287 

Article  III. 


Étain. 


Espèces  et  variétés. 

PESANTEUR 

sr^ciFiuvE. 

POIDS 

du 

rovea  cuiK. 

POIDS 
ou  PIED  CUBE. 

Onc.  gros  graSiu 

Ilvfe*  on<Cf  jp«»  graiiw. 

Ltain  pur  d(  Cornouaillct,  tondu 

dk  non  écroui , 

729 1+. 

4.  5.  58. 

510.  6.  2.  68. 

Le  même,  fondu  6c  écroui.  . . 

72994. 

4.  5.  61. 

510.  15.  2.  45. 

Luin  de  MéUc,  fondu  & non 

écroui 

72963. 

4.  5.  60. 

510.  II.  6.  61. 

Le  même,  fondu  6c  écroui^  . . 

73065. 

4.  5.  64. 

511.  7.  2.  17. 

Étain  neuf,  fondu  6c  non  écroui. 

73013. 

4.  5.  62. 

511.  I.  3.  47. 

Le  meme,  fondu  & écroui.  . . 

73  "5- 

4.  5.  66. 

511.  12.  7.  3. 

Étain  iîn , fondu  6c  non  écroui. 

7+789. 

4.  6.  56. 

523.  8.  2.  68. 

Le  même , fondu  6c  écroui.  . . 

75 '9+- 

4.  6.  71. 

526.  3.  5.  59. 

Étain  commun  , fondu 

79200. 

5.  I.  5. 

554.  6.  3.  t4. 

litain,  dit  Llaire-étofft , fondu.. 

8q.869< 

5.  4.  0. 

594.  I.  2.  43. 

Mine  d'éuin  rouge 

69348. 

4.  3.  69, 

483.  6.  7.  38. 

Mine  d’éuin  noire 

69009. 

4.  3.  56. 

483.  I.  0.  5. 

Mme  d'étain  blanche 

60076. 

3.  7.  II. 

q.20.  8.  7. 

A R 7 

• 1 C L £ 

I V. 

Plomb. 

Plomb  fondu 

113523. 

7.  2.  62. 

794. 10. 4. 44. 

Mine  de  plomb  cubique,  ou 

galène  cubique 

75873- 

4.  7.  25. 

531.  1.  6.  13. 

Mine  de  plomb  cornée 

60717. 

3-  7-  35- 

423.  0.  2.  31. 

Mine  de  plomb  verte. ...... 

58600. 

3.  6.  28., 

410.  3.  I.  43. 

Mine  de  plomb  noire 

57-f+5- 

3-  5-  57-i 

402.  I.  6.  52. 

Mine  de  plomb  blanrhc.  , , , 

405  86. 

2.  5.  3.1 

284.  1-5.  4. 

Mme  de  plomb  blanche  vitreufe. 

65585. 

4.  2.  I.; 

439.  I.  4.  12. 

Mine  de  plomb  rouge 

60269. 

3.  7-  i8.‘ 

421.  14.  i.  2. 

Saturnité 

59250. 

3.  6.  SX. 

1 

414.  12.  0.  0. 
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PeSANTEU  R SPÉCIFIQUE. 

ORDRE  II. 

Demi -Métaux. 

CHAPITRE  III. 

Demi  - Métaux  folules. 

Article  I. 

Zinc. 


Espèces  et  variétés. 

PESANTEtR 

SPtClFIUVC. 

POIDS 

du 

poticK  cuar. 

POIDS 

DU  PIED  CUBE. 

«ne.  (r»s  (rain» 

lirrtt  oiMr»  |r»t  /-rslns. 

Régule  de  zmc 

71908. 

4.  5.  21. 

503.  5.  5.  41. 

Mine  de  zinc»  ou  blende 

41 66j. 

2.  5.  43. 

291.  to.  3.  60. 

Calamine 

35236. 

2.  2.  19. 

246.  10.  3.  33. 

1 A R T I C L 1 

E I I. 

■ 

• 

Bifmuth 

. 

1 

Régule  de  birmuth 

98227. 

6.  2.  67. 

687.  9.  3.  28. 

Dirmuth  natif 

90202. 

5.  6.  56. 

631.  6.  4.  71. 

Mine  de  birmuih  en  plumes..  . 

437tt. 

2.  6.  48. 

305.  15.  5.  4. 

Mine  de  birmutli  fulfureufe  de 

Suède 

64672. 

4.  I.  38. 

452.  11.2.  .8 

Art 

1 C L £ 

I I I. 

Cobalt. 

- 

Régule  de  cobalt 

78119. 

5.  0.  36. 

546.  13.  2.  45. 

Manganaifc  llriée 

47563. 

3.  0.  48. 

332.  15.  0.  32. 

Manganaife  à petites  aiguilles.  . 

45  547- 

2.  7.  44. 

318.  13.  2.  8. 

MangsmAife  à grandes  aiguilles.. 

4249  t. 

2.  6.  2. 

297.  6.  7.  67. 

Manv.anaifc  ccailieufe. 

41165. 

2.  5.  25. 

288.  2.  3.  60. 

Marganaifc  noire  

37076. 

2.  3.  16. 

259.  8.  4.  7. 

La  meme,  pénetréc  d'eau.  . , , 

39039. 

2.  4.  17. 

273.  4.  2.  68. 

S.-ilVc  Lve»  ou  chaux  de  cobalt. 

35090. 

2.  2.  14. 

245.  10.  0.  46. 

Smaiih»  ou  verre  bleu  de  cobalt. 

24+05. 

I.  4.  47. 

170.  1 3.  2.  63. 

1 

Article 


* 
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DES  Corps. 
Article  IV. 
Antimoine. 


Espèces  et  VARiirés. 

PESANTEUR 

sriciPiQVB. 

POIDS 

du 

POVCE  CUBB. 

POIDS 

DU  PIED  CUBE. 

oi»c.  |res  grAÎAS 

livrer  «nccs  groi  grains. 

Régule  d’antimoine 

6702 1 . 

4.  2.  54. 

469.  2.  2.  59. 

Mine  d*&mimoine  étoilée 

+4854. 

2.  7.  19. 

313.  15.  5.  13. 

Mine  d'anâmoine  tefliilaire. . . . 

45165. 

2.  7.  30. 

316.  2.  3.  60. 

Mine  d’antimoine  rpéculaire. , . 

+ '3»7- 

2.  5.  31. 

289,  4.  4.  71. 

Mine  d’antimoine  cellulaire, . . 

42532. 

2.  6.  4. 

297.  II.  4.  48. 

Antimoine  crud 

40643. 

2.  5.  5. 

284.  8.  0.  9. 

Verre  d’antimoine 

49464. 

3.  I.  47. 

346.  3.  7.  64. 

A R 

r I c L 

E V. 

Arfenic, 

Régule  d’arfenic 

57«33- 

3.  5.  64. 

403.  6.  7.  12. 

Mine  d’arfenic  écailleufe 

S7a+9- 

3-  5-  49- 

400.  II.  7.  7. 

Mine  d'arrcnîc  tuberculeufe.  • . 

305  34- 

I.  7.  60. 

213.  II.  6.  33. 

Chaux  d’arfenic  naturelle  &. 

• 

criAalIirée 

*+775- 

1.  4.  61. 

173.  6.  6.  29. 

Verre  d’arfenic,  ou  Arfenic  des 

boutiques  

3Î9+2- 

2,  2.  55. 

251.  9.  4.  2. 

Orpiment  natif  feuilleté 

34522. 

2.  I.  65. 

24T.  10.  3.  jl. 

Réalgar 

3338+- 

2.  1.  22. 

233.  II.  0.  5. 

Mirpickct  , ou  Mine  d'arfenic 

blanche 

65223. 

4.  I.  59. 

456.  8.  7.  58. 

O O 
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Pesanteur  spécifique 

Article  VL 
Nickel. 


EsrÈCES  ET  VARliTÉS. 

PESANTEUR 

sriapiQUB. 

POIDS 

ch 

tOt'CE  CUBL 

P 0 I D S 
OU  PICO  CUBE. 

Kcgule  dé  nickel 

78070. 

Mf.  (TO» 

5.  Q.  35. 

iîTi««  «ncr«  grei  graiu 

54^.  7.  6.  J2. 

Mine  de  nickel  p dite  Kupftr^ 

nickel,  de  Saxe 

664.81 . 

4.  2.  34, 

465.  5.  6.  70. 

Mine  de  nikel,dite  Kupfer-nkktf, 

de  Bohême. • » 

66086. 

4.  2.  19. 

462.  9.  5.  4- 

Art 

1 C L E 

V I L 

J 

Molybdène. 

Molybdène : | 

+738j- 

3.  0.  41. 

331.  II.  1.  69. 

CHAPITRE  IV. 
Demi -Métaux  fluides. 
Mercure. 


Mercure  coulint 

Chiux  naturelle  de  mercure. . . 

Mercure  précipité  perfe 

Mercure  précipité  rouge 

Cinabre  brun  d'Almaden 

Cinabre  rouge  d'Almaden.  . . . 


i3s68j. 

8.  6.  25. 

92301. 

5.  7.  62. 

108710. 

7.  0.  27. 

83992. 

î-  3-  4°- 

102183. 

6.  4.  71. 

69022. 

4-  3-  57- 
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DES  Corps. 

DEUXIÈME  CLASSE. 

Pierres. 

ORDRE 

Pierres  qui  itincellent  par  le  choc  du  briquet. 
CHAPITRE  I." 

Pierres  pre'cieufes. 

Article  1. 

&iamans. 


Espèces  et  variétés. 

PESANTEUR 

SPiciPlQUS. 

POIDS 

du 

roues  ciÿs. 

POIDS 

DU  PIED  CUBE. 

Dixmant  ortental  blanc 

3521a. 

•Bc.  (TOI  gnln* 

2.  2.  19. 

iSvfCi  eacej  fro»  (nia}. 

246.  7.  5.  69. 

Diimint  orienul  coalear  de  rofe. 

35310. 

2.  2.  22. 

247.  2.  5.  55. 

Diamant  oriental  orangé  , ou 
feuîlle*morte.  . , 

35500. 

2.  2.  29. 

248-  ^8.  0.  0. 

Diamant  oriental  vert., 

35238. 

2.  2.  20. 

246.  10.  5.  18. 

Diamant  oriental  bleu 

35254* 

2.  2.  20. 

246.  12.  3.  42. 

Diamant  du  Brelîl..  

34444- 

2.  I.  51. 

241.  1.  5.  59. 

Diamant  jaune 

35185. 

2.  2.  18. 

246.  4.  5.  55. 

A R 

a 

r I c L 

: I I. 

Rabii  oriental 

Rubis. 

42833- 

2.  6.  15. 

299.  13.  a.  26. 

Rubis  rpinclle 

57600. 

2.  3.  36. 

263.  3.  I.  43. 

Rubis  balai 

, 36458- 

2.  2.  65. 

255.  3.  2.  26. 

Hubis  du  Brefil 

353»  '- 

2.  2.  22, 

247.  2.  6.  47. 

O O i; 
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PeSAINTEV  R SPÉCIFIQUE 
Article  III. 
Topazes. 


igz 


Espèces  et  vARiiris. 

PESANTEUR 

SPàclFlQlrS. 

POIDS 

du 

FoucK  cuaa. 

POIDS 

DU  PIED  CUBE. 

•ne.  (ros  (raint 

livrée  MCCS  |POS  ITArlU. 

Topaze  orienulc 

40106. 

i.  4.  57. 

280.  II.  6.  70. 

Topize-piUache  orientale 

406 1 5 . 

2.  5.  4. 

284.  4.  7.  3. 

Topaze  du  Brcfil.  . « 

35365- 

a.  2.  24.» 

247.  8.  7.  3. 

Topaze  de  Saxe . • • 

35640. 

2.  2.  35. 

249.  7.  5.  32. 

Topaze  blanche  de  Saxe 

3 5 5 3 5)^ 

2.  2.  3 I .j 

248.  11.7.  26. 

A R 1 

• I C L I 

I V. 

Saphirs. 

Saphir  oriemal 

39941. 

2.  4.  51. 

279.  9.  3.  10. 

Saphir  oriental  blanc 

399'i. 

2.  4.  50. 

279.  6.  0.  18. 

Saphir  du  Puy. 

40769. 

2.  5.  10. 

285.  6.  1.  2. 

Saphir  du  Brcfil 

3 '307- 

2.  0.  17. 

219.  2.  3.  y. 

^ A R 

T 1 c L 

E V. 

Girafol. 

Cirarol  .........| 

1 40000.  1 

2.  4.  53. 1 

280.  0.  0.  0. 

Art 

I c L E 

V I. 

Jarg^  de  Ceylan. 

Jargon  de  Ceylan | 

44161. 

1 2.  6.  65. 

j 3O9.  2.  0.  18. 

Art 

I C L E 

V I L 

Hyacinte 

r 

Hyacinthe  commune | 

1 36873.  1 

2.  3.  9.j 

258.  I.  5.  22. 
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Espèces  et  VARiixis. 

PESANTEUR 

SPiciFlQt’E. 

POIDS 

du 

roues  cuas. 

POIDS* 

DU  PIED  CUBE. 

1 

•iH'.  gT«i  gnini 

1 livre*  «net*  gre»  grai/is. 

4.2299. 

2.  5.  67. 

296.  1.  3.  65. 

Art 

' 1 C L £ 

; I X. 

Grenats. 

Grenu  de  Bohème 

888. 

2.  5.  Î2. 

*93-  3-  3-  .47- 

Grenat  en  crillal  dodécaèdre. . , 

40627. 

2-  5-,  s- 

284.  6.  I.  57. 

Grenat  en  criflal  à vin^t>quatre 

faces , volcanifé. 

24684. 

I.  4.  58. 

■ 72.  12.  4.  62. 

Grenat  Syrien 

4.0000. 

2.  4.  53. 

280.  0.  0.  0. 

A R 

T 1 c L 

E X. 

• 

Émeraude. 

Émeraude  du  Pérou. | 

»77Î5- 

I.  6.  28. 1 

194.  4.  4.  33. 

Art 

I c L E 

X I.- 

Chryfolites. 

Chryfolite  des  Joailliers 

2782  t. 

1.  6.  31. 

194.  II.  7.  44. 

Chryfolite  du  Brefil 

26923. 

1 «•  S-  69- 

188.  7.  3.  I. 

Art 

1 C L E 

X I I. 

Aigue -marines. 

Aigue-marine  oricnule  ou  Bérii. 

35489. 

a.  2.  29.1 

248.  6.  6.  10. 

Aigue-marine  occidentale..  . . . 

27227. 

1.  6.  8. 

■ 90.  9.  3.  28. 

» 
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Pesanteur  spécifique. 
CHAPITRE  II. 
Quarri. 


Article  1. 

• • 

Crijîaux  de  Roche. 


Espèces  et  variétés. 

PESANTEUR 

srécfFiqcB. 

POIDS 

du 

?OUCB  CUBE. 

0 1 

DU  PItD 

D S 
CUBE. 

MC.  ir«É 

tJvrn 

Mcet 

gTM 

freini 

Cridil  de  roche  limpide  ou  de 

26530. 

185. 

Madâgafcir 

I.  5. 

54- 

1 1. 

2. 

64. 

Criflal  de  roche  du  BreHl 

26526. 

I.  5. 

54- 

.85. 

10. 

7- 

2 I . 

Criftil  de  roche  gélitincux,  ou 

26548. 

tSs- 

d'Europe , 

t.  5. 

î$- 

«î- 

3- 

I . 

CriAal  de  roche  iriré 

26497. 

I.  5. 

5Î- 

185. 

7- 

S- 

22. 

CriAal  de  roche  couleur  de  rofe. 
CriAal  jaune , ou  Topaze  d’occi- 
dent, ou  de  Bohème 

26701. 

I.  5. 

6 1 . 

186. 

14. 

4- 

7- 

26542. 

1.  5. 

55- 

185. 

12. 

S- 

46. 

CriAal  bleu,  ou  Saphir  d’eau.. . 

25813. 

I.  5. 

28. 

180. 

1 1. 

0. 

^4- 

CriAal  violet,  ou  AmèthyAe. , . 

26535. 

1.  5. 

Si- 

185. 

1 1 . 

7- 

26. 

Criflat  violet»  peu  colore,  ou 

AméthyAe  blanche. 

26513. 

I.  5. 

54- 

185, 

9- 

3- 

47- 

CriilaJ  violet- pourpré , oo  Atd«' 

thyiledeVic  ou  deCarthagcnc. 

26570. 

I.  5. 

56. 

185. 

■s- 

6. 

SA- 

Criflal  brun , ouTopaze  enfumée 

de  Bohème 

26534. 

1.  5. 

55- 

185. 

I 1 . 

6. 

33- 

CriAal  noir 

26536. 

1.  5. 

55- 

185. 

12. 

0. 

18. 

A R 1 

r 1 c L 1 

E I 

I. 

Quartz. 

Quartz  cndallifé 

26546. 

I.  5. 

SS- 

185. 

•3- 

t . 

16. 

Quartz  en  maffe 

26474. 

I,  5, 

SA- 

185. 

4- 

6. 

. 

Quartz  criAalliré  rouge-brun,  dit 

Jargon  dex  Pertugats  $ -oa 

26468. 

Hyacintht  de  Compojielle . . . 

I.  5. 

52. 

185. 

4- 

3- 

24. 

Quartz  laiteux, 

26519. 

1.  5. 

$4- 

185. 

10. 

2. 

Quartz  gras 

26459. 

I.  5. 

s^- 

185. 

3- 

3- 

19. 

'Quartz  fragile 

^ OapO^.  . 

i;  5. 

50. 

1 84. 

'3- 

t. 

7>. 

i» 

« 
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Espèces  et  vARiirÈs. 

FESANTEUK 

POIDS 

POIDS 

Sr^CIFl^UB. 

àu 

rouoB  cuiB. 

DU  FJ£D  CUBE. 

Grés  des  Paveurs.  .•••••«.• 

24.158. 

, «ne.  froa  frtln» 

!..  4.  j8. 

livre*  oact*  gro*  grsiu. 

1 *69-  î-  4«- 

Le  même  pénétré  d’eau 

24.519. 

I.  4.  51. 

171.  10.  1.  2. 

Grés  des  Tailleurs  de  pierre.  . . 

20855. 

I.  2.  59. 

145.  15.  6.  6. 

Le  même  pénétré  d’eau 

22246. 

r.  3.  j9- 

155.  rr.  4.  30. 

Grés  des  Taillandiers 

21476. 

I.  3.  10. 

150.  5.  2.  36. 

Le  même  pénétré  d’eau 

22767. 

I.  3.  58. 

159-  5-  7-  >7- 

Grès  des  Rémouleues. ...... 

21429. 

a.  3.  8. 

*50.  0.  0.  28. 

Le  meme  pénétré  d*eau 

22560. 

1.  3.  50. 

■57-  H-  5-  55- 

Grés  des  Coiiteliers 

21  t I J. 

1.  2.  68. 

147.  12.  5.  '1 8. 

Le  même ‘pénétré  d’eau 

2 1 920. 

I.  3.  26 

153.  7.  0.  23. 

Gréa  du  Levant  ou  de  Turquie. 

26016. 

1.  5.  35. 

182.  1.  6.  24. 

Gréa  i 6Itrer 

19326-. 

I.  a.  2. 

'35-  4-  7- 

Le  même  pénétré  d’eau 

21244. 

1.  3.  1. 

148.  11.2.  45. 

Gréa  à bâtir 

19332. 

1.  2.  2. 

135.  5.  I.  34. 

Le  même  pénétré  d’eau 

Grès  rerni|[ineux 

21306. 

23408. 

1.  J.  3. 
h.  4..  10. 

149-  2.  2.  13. 
163.  13.  5.  4t. 

Le  même  pénétré  d'eau 

23880. 

1.  4.  28. 

167.  i.  q..  3j. 

Grés  dur  ou  Grifard 

24928. 

I.  4.  67. 

'74-  7-  7-  35- 

Le  même  pénétré  d*eau..  .... 

25  160. 

I.  5.  3. 

176.  1.  7.  26. 

Gréa  luifant  de  Fontainebleau. . 

256t6. 

1.  5.  20. 

179.  4.  7.  67. 

Le  même  pénétré  d'eau 

iî739- 

I.  5.  25. 

180,  2.  6.  JO, 

Gréstriftaîlifé  de  Fontainebleau. 

26111. 

I.  5.  39. 

182.  12.  3.  3J. 

Le  même  pénétré  d’eau 

26214. 

I.  5.  43. 

• 183.  7.  7.  54. 

Gréa  fin  des  environs  d’Élampea. 

»5«y9- 

I.  5.  3. 

176.  1.  6.  33. 

Le  même  pénétré  d’eau 

25339- 

1.  fO. 

'77-  5-  7-  54- 
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CHAPITRE  III. 
Pierres  chatoyantes. 
Article  I. 


Spaths  étincelans. 


Espèces  et  variétés. 

PESANTEUR 

aeàaFiQVB. 

P 0 1 D S 
da 

roues  CUIS. 

POIDS 

DU  PIED  CUBE. 

•oc.  frttas 

livre»  Snce»  |ros  |r»ins. 

Spath  étincelant  blanc 

2 J 9+6. 

I.  3.  33. 

181,  9.  7.  ++. 

Spith  étincelant  rovgeâtre 

2+378. 

1.  +.  +6. 

170.  10.  2.  50. 

Spath  étincelant  vert 

270+3. 

1.  6.  2. 

189.  3.  0.  23. 

Spath  étincelant  vert  & blanc.. 

3t05i. 

2.  0.  7. 

217.  5,  3.  50. 

Spath  étincelant  bleu , dit  Pierre 

de  Labrador 

26923. 

1. 3. 69. 

188.  7.  +.  38. 

Spath  étincelant  tranfparent.  . . 

236++. 

..  5.  St. 

179.  8.  1.  2. 

Spath  étincelant  de  la  Chine , dit 

Spath  adamantin 

38732. 

2.  +.  6. 

271.  r.  7.  63. 

A R 

r i*c  L 

E I I. 

1 Aventurines. 

Avenlurine  demi  tranrparente. ,. 

26667. 

I.  3.  60. 

t86.  10.  +.  +6. 

Aventurine . opaque 

26+26. 

I.  3.  51. 

00 

P 

Art 

I C L E 

I I I. 

1 (Eli- de -chat. 

(Sil-de-chat  grit 

23673. 

I.  3.  23. 

179.  II.  +.  58. 

(Eil-de-chat  jaune 

26373. 

I.  3.  36. 

186.  0.  t.*29. 

(Sil-de-chat  more-doré 

26667. 

1.  3.  60. 

1 86.  10.  +.  +6. 

(Eil-dc.chat  noirâtre 

32V9J- 

2.  0.  63. 

228.  2.  3.  2+. 

(Eil-de-loup ■ . . 

23307. 

I.  +.  i+. 

16+.  8.  6.  20. 

Article 
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Article  IV. 


(EU  de  poijfon. 


Espèces  et  vaeiètès. 

PESANTEUR 

aaiciFiQUB. 

POIDS 

POUCS  CUIB. 

P 0 I D S 

ou  PIED  CUBE. 

»M.  ffM  |n!a< 

llvtff  fTAinS. 

(Eil  de  ^iHoD 

A R 1 

35783. 

r I c L 
Opale. 

1.  5.  37. 
E V. 

180.  7.  4.  48. 

Opale 

A R 

31  140. 

r 1 c L 
Perle. 

1.  3.  69. 

E V I. 

147.  15.  5.  33. 

• 

Perle  vierge  orientale | 36836.  | ‘1.  66. | 187.  I3.  5.  4.. 

CHAPITRE  IV. 

Pierres  dures  demi  - tranfparemes. 

. Article  I. 

Agates. 

Agate  orientale..' 

Agate  iriféc 

35901. 
*5  53  5- 

1.  5.  31. 
1.  5.  17. 

1 8 1.  4.  7.  3 1 . 

178.  1 1.  7.  36. 

Agate  nucc 

36353. 

I.  5.  44. 

183.  13.  3.  60. 

Agite  pon6lu6c 

36070. 

1.  5.  37. 

183.  7.  6.  53. 

Agate  veinée 

36667. 

1.  5.  60. 

186.  10.  4.  46. 

Agate  tachée 

36334. 

I.  5.  47. 

184.  4.  3.  33. 

Agate  onix 

36375. 

1.  5.  49. 

184.  10.  0.  0. 

Agaffc  herborifée.  . • , 

35891. 

1.  5.  31. 

181.  3.  6.  34. 

Agate  moufTeare 

35991. 

1.  5.  34. 

181.  14.  6.  67. 

Agate  jafpée 

36356. 

I.  5.  48. 

184.  7.  6.  70. 

Agate  dei  galets  du  Havre.  . . . 

35881. 

1.  5.  30. 

181.  3.  5.  37. 

P P 
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Pesanteur  s p éc i f iqu e 

Article  II. 

Calcédoines. 


Espèces  et  variétés. 

1 

PESANTEUR 

aelciriuve. 

POIDS 

«Su 

rOUCE  CUBE. 

POIDS 
DU  P1£D  CUBE. 

eac.  gPM  grain» 

iivrv»  enrei  gro»  griins. 

Calrédcrinc 

261^6. 

t.  5.  40. 

► 83.  1.  3.  56. 

Calcédoine  limpide 

266efO. 

I.  5.  59. 

186.  7.  5.  32. 

Calcédoine  veinée 

3605  9. 

1.  5.  37. 

182.  6.  4.  60. 

Calcédoine  onix 

26151. 

1.  5.  40. 

183.  0.  7.  21. 

Calcédoine  rougeâtre 

266.5.5 . 

1.  5.  59. 

186.  8.  1.  66. 

Calcédoine  bleuâtre 

35867. 

I.  5.  30. 

d 

d 

00 

Calcédoine  hydrophanci  dite  (S.H 

du  monde 

22950. 

1.  3.  65. 

160.  10. 3.  14. 

Calcédoine  enhydre 

109^2. 

0.  5.  49. 

76.  9. 4.  2. 

A 

Art 

I C L E 

1 1 L 

Cornalines. 

Cornaline 

26137. 

I.  5.  40. 

182. 15. 2. 54. 

Cornaline  pâle 

2630 1 . 

1.  5.  46. 

184..  I.  50. 

Cornaline  ponducc 

26120. 

1.  5.  39. 

182.  13. 3. 37. 

Cornaline  veinée 

2623+, 

t.  5.  43. 

183.  10. 1. 48. 

Cornaline  onix 

26227. 

I.  5.  43. 

183.  9. 3. 28. 

Cornaline  herborifre 

26133. 

I.  5.  40. 

183.  0.  7.  t2. 

Cornaline  en  flalaélite 

^5977* 

1.  5.  34. 

1 8 !..  1 3.  3.  28. 

Art 

I C L E 

1 V. 

1 Sardoines. 

Sardoine  pure 

26025. 

f.  5.  36. 

182.  2.  6.  39. 

Sardoine  pâle  on  blonde 

36060. 

1.  5.  37. 

182.  6.  5.  55. 

Sardoine  ponéluée 

262 1 5. 

1.  5.  43. 

183.  8.  0.  46. 

Sardoine  veinée 

2595t. 

i.  5.  33. 

tSi.  to.  4.  7. 

Sardoine  onix 

259+9. 

I.  5.  33. 

181.  10.  2.  22. 

Sardoine  lierboriféc 

25988. 

1.  5.  34. 

181.  14..  5.  ij. 

Sardoine  noirâtre 

2628+. 

I.  5.  45. 

183.  15.  6.  33. 
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Article  V. 


Prafes. 


Espèces  et  variétés. 

PESANTEUR 

«picinouE. 

POIDS 

du 

POUCE  cun. 

POIDS 

DU  PIED  CU0E. 

«ne.  (TM  |r>lsu 

fivsM  aac**  gr«i  grslnt. 

Prife 

ajSoj. 

I.  5.  27. 

180.  10.  1.  20. 

A R 1 

■ I C L I 

V I. 

• 

Jades. 

. 

Jade  blanc 

29502. 

I.  7.  if. 

206.  8.  I.  57. 

Jade  vert 

29660. 

' I.  7-  27- 

207.  9. 7. 26. 

29829. 

1,  7.  34,. 

208.  12.  6.  56. 

Art 

1 c L E 

V I I. 

Pétrofilex. 

PétroGIex  blanc  ........... 

26527. 

1.  5.  54. 

185.  II.  0.  14. 

PétroCIex  rougeâtre 

26733. 

I.  5.  62. 

187.  2.  0.  55. 

Pétrofilex  veiné 

27467. 

I.  6.  17. 

192.  4.  2.  31. 

Art 

I c L E 

VIII. 

1 Pierres  à fufil. 

■ 

Pierre  à fufd  blonde 

25941. 

1.  5.  32. 

181.  9.  3.  10. 

Pierre  i faû]  noirâtre  « .••••! 

25817. 

1.  5.  28. 

180.  II.  4.  2. 

C H A 

P I T 

REV. 

1 Pierres  dures  opaques. 

’ 

1 A R 

T I c L 

E I. 

1 Pierre  meulière. 

1 Pierre  meulière 

^4»J5- 

I.  4.  63. 

173.  13.  4.  12. 

P P i/ 
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Pesanteur  spécifique. 

Article  IL 
Caîllous. 


Espèces  et  variétés. 


POIDS 

DU  PIED  CUBE. 


Caillcu  olivâtre 

Caillou  tacheté 

Caillou  veiné 

Caillou  onia 

Caillou  ooinhc  , gris  de  la  Selle. 

Caillou  oolithe,  jaunâtre  de  la 

Selle 

Caillou  de  Rennes 

Caillou  panaché  du  Limofln.  . 

Caillou  d’Angleterre  , nommé 

Poudding 

Caillou  herborifé,  ou  d'Égypte. 

Article 

Jafpes. 

JaPpe  vert  clair 23587. 

Jafpe  vert  foncé 26258. 

Jafpe  vert  brun 2681^ 

Jafpe  vert, dit  Pierre  à lancette,  26274. 

Jafpe  rouge 26612. 

Jafpe  rouge  de  fanguine 26189. 

Jafpe  brun 26911. 

, Jafpe  jaiyie 271 01. 

Ja'pe  violet *27111. 

Jafpe  gris 27640. 

Jafpe  noirâtre 26719. 

Jafpe  fanguin 26277. 

Jafpe  héliotrope 26330. 

Jafpe  nué ^73Î4- 


I.  5.  65. 

1 87.  II.  1.  25 

I.  5.  45. 

183.  14.  5.  36 

1.  5.  58. 

186.  4.  4.  25 

1.  5.  42. 

183.  5.  1.  25 

t.  5.  69. 

188,  6.  0.  1 8 

I.  6.  4. 

1 89.  II.  2.  36 

I.  6.  4. 

189.  12.  3.  33 

1.  6.  24. 

193.  7.  5.  32 

I.  5.  62. 

187.  0.  4.  16 

I.  5.  45. 

183.  15.0.  14 

1.  5.  47. 

184.  4.  7.  49 

I.  6.  13. 

191.  7.  5.  13 

DES  Corps.  301 

Suite  de  l’A  R T i c l e III. 

Jajpef. 


Espèces  et  variétés. 

PESANTEUR 

sricipiQVB. 

P 0 1 D C 

«lu 

aouca  cuiB. 

POIDS 

OU  PIED  CUBE. 

Jafpe  veiné 

26955. 

#n«.  (TM  fraÎBf 

I.  5.  70. 

Uvre*  (fu  |r»iD(. 

1S8.  lo.  7. 

Jafpe  onbcou  rubanné 

28160. 

1.  6.  43. 

197.  .1.  7- 

Jafpe  fleuri , rouge  & blanc.  . 

26228. 

I.  5.  43. 

183.  9.  4.  ai. 

Jafpe  fleuri,  rouge  & jaune.  . . 

27500. 

1.  6.  18. 

192.  8.  0.  0. 

Jafpe  fleuri  , vert.  & jaune.  . . 

2683g. 

1.  5.  66. 

187.  13.  7.  54. 

Jafpe  fleuri,  rouge,  vert  & gris. 

>73^3- 

1.  6.  12. 

191.  4.  1.  29. 

Jafpe  fleuri,  rouge , vert  & jaune. 

27492. 

1.  6.  18. 

192.  7.  0.  60. 

Jafpe  univerfcl 

25630. 

I.  5.  21. 

179.  6.  4.  25. 

Jafpe  agaté 

26608. 

I.  5.  57. 

186.  4.  0.  55. 

Jafpe  groflicr  ou  fynople 

26913. 

I.  5.  69. 

188.  6.  2.  3. 

Art 

1 C L 

E I V. 

SchorI  noir,  prifmatique  héxaëdre 

Schorls. 

33636. 

2.  I.  32. 

235.  7-  «•  62- 

SchorI  noir,  prifmatique  oélaëdre. 

32265. 

2.  0.  53. 

225.  13.  5.  32. 

SchoH  noirs  priiinatique  cnneaedra. 

30926. 

2.  0.  3. 

216.  7.  5.  50. 

SchorI  noir  , prifmatique  en* 
néaëdrc  tranfparent,  ou  Tour* 

niaiine  de  Ceylan 

30541. 

I.  7.  60. 

213.  12.  4.  53. 

SchorI  noir  , prifmatique  en- 
néaëdre  tranfparent , ou  Tour- 

maline  d’Efpagne  & du  l yrol. 

30863. 

2.  0.  0. 

216.  0.  5.  18. 

SchorI  noir  fpathique 

33852. 

2.  1.  40. 

236.  1 ;•  3.  28. 

SchorI  noir  en  mafle , dit 

^alte  noir  antique,  • 

29225. 

1.7.  Il, 

204.  9.  1.  43. 

SchorI  violet  du  Dauphiné.  , . • 

32956. 

2.  1.  6. 

230.  II.  0.  41. 

SchorI  vert  du  Dauphiné,  . . . 

345^9- 

2.  I.  65. 

241.  11.  1 . 71. 

SchorI  vert , dit  Émnatuie  Au  Brffl» 

3'5  5 5- 

2.  0.  26. 

220.  14.  1.  20. 

SchorI  vert-jauneâtre,dit  Péridoc. 

33348. 

2.  I.  28. 

234-  '3-  5-  37- 

SchorI  cruciforme,  bu  Pierre  de 
croix 

32861. 

2.  1.  3. 

230.  0.  3.  33. 
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(espèces  et  variétés. 

PESANTEUR 

seEcirtQW. 

POIDS 

A. 

souca  ct'is. 

POIDS 

DU  PIED  CUBE. 

Cranic  rouge  d'Egypte 

26541. 

«ne.  |ra»  gr»itti 

I.  5.  15. 

INrai  «acei  frsu  K's'-t* 

«85-  »2.  4-  53- 

Granit  gris  d'Egypte 

27279. 

1.  6.  10. 

190.  15.  I.  71. 

Granit  d*un  beau  rouge* 

27609. 

1.  6.  23. 

193-  . 4.  I.  48. 

Granit  couleur  de  chair 

25827. 

1.  5.  28. 

180.  12.  4.  71. 

Granit  jaune.*  . 

266}j. 

s.  5.  58. 

186.  6.  7.  t2. 

Granh  vert 

28875. 

1.  6.  70. 

202.  2.  0.  0. 

Granit  vert  tacheté  de  rouge,  . 

26957. 

I.  5.  70. 

188.  8.  7.  40. 

Granit  bleu  de  la  Carinthie.  . . 

29564. 

I.  7.  24. 

206.  15.  I.  25. 

Granit  rayé 

^7'75- 

I.  6.  7. 

190.  3.  4.  58. 

Granit  du  Canada 

27037- 

1.  6.  I, 

1 89.  4.  1.  II. 

Granit  r*uge  de  Laponie 

25793- 

1. 5. 27. 

180.  8.  6.  38. 

Granit  de  Kufhe 

26104. 

1. 5. 46. 

184.  2.  0.  28. 

Granit  de  Danemarck 

26970. 

1. 5. 71. 

t88.  12.  5.  9. 

Granit  ronge  de  Baden>weiJcr. 

26270. 

1.  5.  45. 

183.  14.  1.  66. 

Granit  gris  de  lïaden*wctler.  . • 

26648. 

1. 5. 59. 

r86.  8.  4.  44. 

Granit  cendré  de  Baden-weiler. 

26351- 

1. 5. 48. 

184.  7.  2.  36. 

187.  6.  3.  51. 

177.  II.  3.  47. 

Granit  violet  d'Hochbcrg 

26772. 

1.  5.  63. 

Granit  violet  tacheté,  d'Hoch- 
berg 

25388. 

1. 5.  12. 

Granit  de  baulcmberg * 

26382. 

1. 5. 49. 

184.  10.  6.  20. 

Granit  de  la  nouvelle  Caitillc. . 

26578. 

1. 5. 56. 

186.  0.  5.  64. 

Granit  dei  Pyrénées. . *. 

26731. 

1.  5 62. 

187.  I.  6.  70. 

Granit  rouge  des  Vofgei 

2696^ . 

1. 5. 33. 

1 81.  12.  0.  46. 

Granit  rouge  à grains  6ns  , des 
Vofges 

2 S 794- 

1. 5. 27. 

i9o.  8.  7.  3 I. 

Granit  gris  des  Vofges 

27156. 

I.  6.  6. 

190.  1.  3.  56. 

Granit  4 grains  bns , prés  de  la 
mine  de  Saint-Briflon , dans 
les  Vofges 

26421. 

I.  5.  50. 

184.  15.  1.  16. 

Granit  de  la  vallée  de  Girard- 
mer  , dans  les  Vofges  . r . * • • 

27163. 

1.  6.  6. 

« 

tço.  2.  2.  3- 
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Espèces  et  variétés. 

PESANTEUR 

sréciFiQUB. 

POIDS 
rouce  cuM. 

P 

D (J  P 

0 1 D S 

1 ED  C U ^E. 

«w.  gr»i  fniai 

livrw 

««CCf 

KP»>  inltu. 

GrAnit  violet  de  Gy  romagnf,  dam 

Ici  Vofgei 

268;z. 

1.  5 . 66. 

187. 

«5- 

3.  28. 

Granit  rouge  du  Dauphiné. . . . 

26+51. 

I.  5.  {I. 

185. 

0. 

2.  13. 

Granit  vert  du  Dauphiné..  • • . 

26856. 

1.  5.  66. 

187. 

•3- 

5-  4- 

Granit  rayé  du  Dauphiné 

26678. 

1.  ;.  60. 

186. 

t I. 

7-  35- 

Granit  rouge  de  Semur  en  Bout- 



2658+. 

I.  J.  +9. 

1 8+. 

I 1. 

0.  5. 

GranN  gris  de  Bretagne* 

27578. 

1.  6.  i+. 

19t. 

10. 

2.  50. 

Granit  jaunâtre  de  Bretagne.  . 

26  1 36. 

I.  5.  +0. 

182. 

'î- 

t.  62. 

A R 

T I C L 

E X. 

1 Pierres  de  corne. 

Pierre  de  corne 

2708+. 

*'  6.  J.. 

1 89. 

9- 

3.  19. 

Trapp 

^745  3- 

1.  6.  17. 

192. 

2* 

J.  6+. 

Art 

1 C L £ 

X I. 

1 Pierres  d'a-^ur. 

Pierre  d'azur 

27675. 

I.  6.  25. 

193. 

1 1. 

4.  38. 

Pierre  d'azur  orientale 

277 1+. 

I.  6.  27. 

«93- 

'5- 

7-  54- 

Pierre  d'azur  de  Sibérie 

1.  7.  20. 

206. 

^ J 

6.  5+. 

Art 

I C L E 

X I I. 

1 Zéoiite  étincelante. 

Zéolhe  étincelante  rouge,  d'Æ- 

delfors f 

2s|.868. 

I.  +.  6+. 

>74- 

t. 

I.  52. 

La  même  pénétrée  d'eau 

■»Î'Î7- 

1.  5.  5. 

170. 

1 . 

+.  +8. 

Zéolhe  etincelante  blanche.  • • . 

20759. 

1.  2.  î+. 

'+S- 

2. 

6,  10. 

La  meme  pénétrée^  d'eau 

21+56. 

1.  3.  8. 

150. 

0. 

6.  +7. 

Article 
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Espèces  et  variétés. 

PESANTEUR 

se^cipiQUE. 

POIDS 

«lu 

POUCE  CUBE. 

POIDS 
DU  PIED  CUBEa 

Pierre  de  poix  noire 

20+99. 

onc.  grot  gfklnf 

1.  2.  +5. 

livret  eacei  gret  ^ra.n>. 

■4-3-  7-  7-  7- 

Pierre  de  poix  jaune 

20860. 

I.  2.  39. 

1+6.  0.  2.  +0. 

Pierre  de  poix  rouge 

26695. 

I.  5.  61. 

186.  13.  6.  52. 

Pierre  de  poix  noirâtre 

23191. 

1.  4..  2. 

t62.  5.  3.  10. 

Pierre  de  poix  brun-verdâtre. . . 

231+9. 

I.  +.  0. 

162.  0.  5.  36. 

Pierre  de  poix  olivâtre 

231+J. 

I.  4..  0. 

162.  0.  I.  66. 

0 R 

DRE 

I I. 

Ip/erres  qui  nitinceüent  point  par  le  choc  du  briquet  ir  qui  un 

1 font  point  d' effirvefcence 

avec  les  acides.  I 

C H A 

PITRE  VI. 

A R 

T I c L 

K I. 

1 ZéoUtes  non~étincelantes. 

Zéolite  criliallifée 

20833. 

I.  2.  58. 

145.  13.  2.  26. 

La  même  pénétrée  d’eau 

2t  137. 

I.  2.  69. 

147.  15.  2.  54. 

Zéolite  compade 

2 1 3++. 

I.  3.  5. 

149.  6.  4.  26. 

La  meme  pénétrée  d’eau 

2 1+66. 

I.  3.  9. 

150.  4.  1.  39. 

A R 

T I C L 

E I I. 

1 Serpentines. 

Serpentine  opamie  verte  d'iulie, 
uiie  Cahro  dts  Flortntins , , , 

2+295. 

1.  4.  +3 

170  T.  0.  23. 

La  nicme  pcnctrce  d'eau 

2+729. 

I.  +.  59 

173.  I.  5.  13. 

9.  H 


t 


Digitized  by  Google 


306 


P ES  A NT  EU  R S P ÉC  I FIQU  E 
Suite  de  i-’A  R T I c L E II. 

Scrj’entines. 


__î 

ESPfcCES  ET  VARIITÊS. 

PESANTEfR  ' 

POIDS 

POIDS 

spéciru^i  L. 

du 

pouce  CLBE. 

DU  PIED  CUBE. 

Serpentine  op.imie  , tjehetee  de 

23767. 

OMC.  |ti>t  srain» 

iUrej  «fKC»  {ro>  (ralns. 

163.  5.  7.  17. 

noir  de  blanc 

I.  4.  23. 

I 4 «icmc  penctréc  d*eau 

2+S  + I. 

I.  +.  32. 

171.  12.  4.  33. 

>cip  mine  opaque , tachée  de  noir 

138.  8.  I.  66. 

c\  de  gris 

226+3. 

I.  3.  33. 

La  meme  pénétrée  d’caii 

23893. 

I.  +.  28. 

167.  4.  0.  9. 

Serpentine  ojîaqtic  , vernée  de 

181.  9.  1 . 23 . 

noir  ^ d olivâtre 

259Î9- 

'•  5-  32- 

La  meme  pénétrée  d*cau 

26087. 

I.  3.  38. 

182.  9.  5.  69. 

Serpentine  opaque  , veinée  de 

183.  14.  4.  44. 

rouge  éx  de  noirAtre 

I.  3.  43. 

Serpentine  opaque  , tachée  de 

1 . 3 . 68. 

188.  3.  0.  69. 

rouge  & de  jaunâtre 

26883. 

Serpentine  opaque  verte  , des 
carrières  de  Grenade 

26849. 

1.  3.  66. 

187.  13.  0.  51. 

Serpentine  opaque  vert  • foncé  , 

1 89.  1 0.  6.  66. 

efes  carrières  de  Grenade.  . , 

27097. 

1.6.  4. 

Serpentine  demi  • tranTparente 

181.  0. 1. 48. 

grenue  . • . t 

23859. 

1.  3.  29. 

Serpentine  demi  - tranfparentc 

209.  IJ.  5.  ü. 

hbreufe 

29997. 

I.  7.  40- 

Serpentine  dcini-iranfparente  du 

I.  5,  61. 

186.  13. 4. 67. 

iJauphiné. . 

26693. 

Art 

1 e L E 

I I I. 

Siéatite  de  Barcilit 

Stéatites 

261+9. 

I.  3.  40. 

183.  0. 3. 36. 

La  même  pénétrée  d'eau  .... 

26657.  ’ 

I.  5.  59. 

186.  9. 4. 48. 

Craie  de  Briançon  gro(Tièrc... 

^717+- 

1.  6.  10. 

190. 14. 3. 36. 

La  même  pénétrée  d'eau..  . . . 

27387. 

1.  6.  14 

191.  II.  2.  34. 
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Espèces  et  variétés. 

PESANTEUR 

5PÉcin<îuc. 

POIDS 

du 

POUCE  evae. 

POIDS 
ou  PIED  CUBE. 

onc.  |;ro*  grains 

livre»  once*  gru»  gra’o» 

Craie  (te  Briançon  fine 

26689. 

1.  5.  60. 

1 86.  13.  1.  25. 

La  même  pénétrée  (i’eau  » 

26925. 

1.  5.  69. 

188.  7.  4.  58. 

Cr^ic  d’ETpagne 

27902. 

I.  6.  34. 

195.  5.  0.  14. 

La  jiicmc  pénétrée  d'eau 

279+3- 

I.  6.  35. 

195.  9.  4.  67. 

Picrrc'de-lard 

2583+. 

1.  5.  28. 

180.  13.  3.  19. 

La  mOmc  pcnéirée  d’eau.  . . . 

26322. 

I.  5.  47. 

184.  4.  0.  37. 

Pierre  oit, lire  feuillctce  du  Dau- 

phiné 

276S7. 

I.  6.  26. 

193.  12.  7.  40. 

La  même  pénétrée  d'eau 

28214.. 

I.  6.  45. 

'97-  7-  7-  5+- 

Pierre  ollairc|cuillctéc  de  buede. 

28531. 

I.  6.  57. 

199.  II.  3.  56. 

La  même  pénétrée  d’eju 

28629. 

I.  6.  61. 

200.  6.  3.  42. 

pierre  de  Corne.  • 

28729. 

1.  6.  65. 

20t,  1.  $.  13, 

Art 

I C L 

E I V. 

Amiautes. 

Amiante  longue 

9088. 

0.  4.  51. 

63.  9.  6.  61. 

La  meme  pénétrée  d'eau 

1 5662. 

I<  0.  9. 

109.  10.  1.  II. 

Amiante  courte 

23'3+- 

1.  4.  0. 

161.  15.  0.  5. 

La  même  pénétrée  d'eau 

23803. 

I.  4.  25. 

166.  9.  7.  35. 

Albefte  mûr 

25779- 

1 . 5.  26. 

180.  7.  I.  71. 

Le  même  pénétre  d'eau 

2699+. 

I.  6.  0. 

188.  15.  2.  45. 

Albelle  non  - mûr. . 

29958. 

1.  7.  38. 

209.  1 I.  2.  26. 

Le  même  pénétré  d'eau 

3°3+3- 

I.  7.  53. 

2 12.  6.  3.  24. 

Albelle  étoilé * 

3°73  3- 

I.  7.  67. 

215.  2.  0.  55. 

Le  meme  pénétré  d'eau 

30808. 

1.  7.  70. 

2iy.  10.  3.  70. 

Cuir  It'llilc  ou  de  montagne.. 

6806. 

0.  3.  38. 

47.  10. 2.  13. 

Le  meme  pénétré  d'e.iu 

'3  392. 

0.  7.  0. 

94.  7. 0. 60. 

Liège  (’offiie  ou  de  montagne.. 

9933- 

0.  5.  II. 

69.  8.  3.  70. 

Le  meme  pénétré  d'eau 

12492. 

0.  6.  34. 

87.  7.  0.  60. 

. Digitized  by  Google 


3o8  Pesanteur  spécifique 

Article  V. 

Talcs. 


Espèces  et  variétés. 

FnSANTtLR 
spÉctrtQt  c. 

POIDS 

tlu 

POUCE  cetE. 

1*  0 r D S 
• 

DU  PILD  CV  B t. 

cnc.  {lOi  fiaîfu 

iivrci 

eiu  rs  jro> 

Talc  de  Mofcovrc.* 

2“9'7- 

I.  6.  3+. 

195. 

6.  5.  +6. 

Talciic 

26325. 

1.  5.  +7. 

18+. 

+.  3.  i+. 

Le  même  pcnctrc  dVau 

26^.96. 

I.  5.  53. 

185. 

7.  +.  30. 

Mica  blanc 

370+4.. 

I.  6.  2. 

1 89. 

+.7.  31. 

Le  meme  pénétre  d’eau 

27+9<>- 

I.  6.  19. 

182. 

7.  +.  50. 

iMica  jaune 

265+6. 

I.  5.  55. 

183. 

13.  1.  16. 

Le  meme  pénétré  dVaii 

27037. 

1.6.  1 . 

1 89. 

4.  1 . 1 i . 

Mica  noir 

2900^. 

1.7.  3 . 

203. 

0. 3.  +2. 

Le  même  pénétré  dVau 

-9386. 

1. 7.  17. 

205. 

II.  1 . 62. 

Mica  noir  crKUlliCé 

293+2. 

1.  7.  13. 

205. 

6.  2.  31. 

Crayon  noir  , ou  Plombagine 

d’Angleterre 

2 0 S 9 1 . 

1. 2. 60. 

1+6. 

3.  6.  2+. 

Le  meme  pénétré  d’eau. 

2 1 5 o5. 

I . J.  » 1 . 

150. 

8.  5.  27. 

Le  meme  qui  a fubi  l'atlion  du 

fru 

23006. 

1. 3. 67. 

161. 

0.  5.  27. 

Le  meme  pénétré  d’eau 

2+1C+. 

1.  +.  +6. 

1 68. 

II.  5.  13. 

Cravon  noir  , ou  Plombagine 

d’Allemagne 

22+56. 

1.  3.  +6. 

'57- 

3.  0.  +1. 

Le  même  pciiéiré  d’eau 

2276 i . 

I.  3.  38. 

139. 

3.  I..62. 

A R l 

■ I C L I 

V I. 

Schijïes 

* 

Schiile  commun 

2671  8. 

I.  5.  61. 

187. 

0.  3.  2+. 

Le  meme  pénétre  d’eau 

26905. 

I.  5.  68. 

188. 

5.  2.  63. 

SchiUc  fupérieur  aux  bancs  d'Ar- 

dolfc 

28276. 

1.  6.  +8. 

197. 

i+.  7.  21. 

Le  même  pénétré  d’eau..  .... 

2 S 

1.  6.  50. 

198. 

+.  +.  71. 

La  meme  pénétrée  d’eaa.  .... 

28592. 

I.  6.  39. 

yy 

2C0. 

2.  2.  31. 

Digitized  by  Google 


DES  C O R P S...  309 

Suite  Je  r’A  R T I c L E VI. 


Schiftes. 


Espèces  et  variétés. 

PtS.\NrEL’R 

«PiClFIU^K. 

POIDS 

du 

POI  CE  CI  SC. 

P 0 I D S. 

DU  PIED  CUBE. 

Ardoife  qui  a fervi  fur  les  toils. 

38118. 

UiK.  gi9>  gfain» 

1.  6.  43. 

IN/ei  oiKC»  gio»  (ralns. 

196.  13.  I.  53. 

La  meme  pcnctrée  d'eau 

38336. 

I.  6.  50. 

198.  5.  3.  4. 

Pierre  noire 

3186t. 

I.  3.  34. 

■Sî-  0-  3-  33- 

La  même  pênêircc  d’eau  .... 

■Î277+- 

I.  3.  ’58. 

139.  6.  5.  36. 

Pierre  ^rafoir  blanche 

38763. 

I.  6.  66. 

301.  3.  3.  47. 

La  même  pénéirée  d’eau 

38830. 

I.  6.  68. 

301.  13.  7.  49. 

Pierre  àrafoir  noire  & blancjie. 

31311. 

3.  0.  17. 

219.  2.  6.  4^7. 

La  meme  pcnérréc  d'eau 

31398. 

2.  0.  20. 

319.  13.  3.  43. 

Pierre  à polir  rude  ou  fablcufe.  • 

36667. 

I-  3.  6o. 

i£6.  10.  5.  46. 

La  même  pénétrée  d'eau.  . , . , 

37019. 

1.6.  I . 

1S9.  3.  1.  3. 

Pierre  à polir  demi-douce.  . . . 
La  même  pénétrée  d’eau.  .... 

36570. 

36830. 

1.  5.  56. 
I.  5.  65. 

183.  15.  6.  53. 
187.  II.  6.  33. 

Pierre  à polir  douce.  . 

37664.. 

1.  6.  35. 

193.  '10.  3.  68. 

La  même  pénétrée  d'eau 

37897. 

I.  6.  33. 

193.  4.  3.  31. 

Pierre  à polir  verte 

37733- 

I.  6.  37. 

194.  3.  0.  53. 

Pierre  à faulx,  à gros  grain, 
d'Auvergne 

35686. 

I.  5.  33. 

179,  13.  6.  47. 

La  même  pénétrée  d’eau 

35961. 

I.  5.  33. 

181.  II.  3.  4. 

Pierre  à faulx  à grain  moyen, 
d’Auvergne 

35638. 

I.  5.  31. 

'79-  7-  3-  47- 

La  meme  pénétrée  d'eau 

35970. 

1.  5.  34. 

l8l.  13.  3.  9. 

Pierre  à faulx  , à grain  fin, 
d'Aijvcrgnc  . . . 

36090. 

I.  5.  38. 

183.  >0.  0.  46. 

La  même  pénétrée  d’eau 

36314. 

I.  5.  4/a. 

184.  3.  I.  33. 

Pierre  à taulx  de  Lorraine 

I.  5.  8. 

1.  5.  33. 

177.  1.  3.  I. 

179.  9.  3.  41. 

La  même  pénétrée  d’eau.  , . . . 

35658. 

1 Pierre  k faulx  de  Lié^e 

36356. 

t.  3.  48. 

184.  7.  6.  70. 

1 La  même  pénétrée  d’eau 

265  S4.. 

I.  9.  56. 

186.  ».  3.  tg. 

Digitized  by  Google 


P E s A NT  EU  R SPECIFIQUE 
Article  VII. 


Espèces  et  variétés. 

PES.^NTEfR 

srécipique. 

POIDS 

(lu 

roues  CUBE. 

POIDS 

DU  PlCp  CUBE. 

Gypfe  groffier  opaque , ou  Pierre 

onc.  {(OS  (raint 

livret  oiue*  (tôt 

21679. 

I.  3.  17 

131.  12.  0.  28. 

Le  même  pénétré  d'eau. 

22052. 

I.  3.  31. 

134.  5.  6.  43. 

Cypfc  groffier  dcmi-tranrparcnt. 

23062. 

I.  3.  69. 

161.  6.7.  40. 

Cypfe  fin  opaque * • . . • 

22642. 

1.  3.  35. 

138.  * 7.  17. 

Gypfe  fin  deaii-tranTparent..  . . 

22741. 

î-  57- 

139.  2.  7.  67. 

Gypfe  fpaihique  opaque 

22746. 

1.  3.  37. 

139.  3.  4.  30. 

Gypfe  fpathiqucdemi-tranfpircm. 

23  io3. 

I.  .3.  71. 

161.  12.  0.  33, 

Gypfe  ftrié  de  France 

23057. 

I.  3.  69. 

161.  6.  3.  3. 

Gypfe  ftrié  de  la  Chine 

Gypfe  rhomboïJaip  dit  Aîirùr 

230S8. 

« 

I.  3.  70. 

161.  9.  6.  61. 

d’âne. 

23114. 

I.  3.  7t. 

161.  12.  6.  10. 

Gypfe  rhomboïdal  a dix  faces. 
Gypfe  cridallifé  en  forme  de 

231  17. 

I.  3.  71. 

■ 61.  13.0.  60. 

lentille * 

25063. 

I.  3.  69. 

161.  7.  2.  17. 

Gypfe  criAallifé  cunéiforme.  . , . 

23060. 

I.  3.  69. 

iôi.  6.  5.  33. 

Gypfe  fleuri,  ou  Fleurs  de  Gypfe. 

23039. 

I.  3.  69. 

16t.  6.  4.  62. 

Gypfe  en  Stalaiftiic 

22849. 

1.  3.  61. 

179.  13.  0.  51. 

A R T 1 

CLE 

VIII 

• 

Pierre  pefante. 

^ Pierre  pcfanle 

60665. 

3-  7-  33- 

424.  10.  3.  60. 

DES  Corps. 
Article  IX. 
Spaths  pefants. 


Espèces  et  variétés. 

PESANTEUR 

»r£ciFlUUE. 

POIDS 

du 

ronce  ci’iE. 

POIDS 
DU  PIED  CUBE. 

enc.  ge«i  g'AMw 

lUrc»  encet  grot  grain* 

Spath  pcfant  blanc.  . 

4+joo. 

2.  6.  70. 

310.  1 . 4.  5 8. 

Spiih  pcfant  gris  , dit  Pierre  de 

- 

Bolognt 

44+09. 

2.  7.  2. 

310.  13.  6.  33. 

Spath  pcfant  rhomboïdal 

44+34. 

2.  7.  3. 

311.  0.  4.  62. 

Spath  pcfant  o^acdre . 

4+713. 

2.  7.  13. 

312.  15.  5.  69. 

Spath  pcfant  en  table 

4+328. 

2.  6.  67. 

309.  9.  4.  21. 

Spath  pcfant  en  StaUtflite , dit 

Albâtre  pefswt 

4298+. 

2.  6.  21. 

300.  i+.  1.  48. 

A R 

T I C L 

E X. 

1 Spaths  fiuors. 

Spath  fluor  blanc 

3'5îî- 

2.  0.  26. 

220.  14.  I.  20. 

Spath  fluor  jowgCf  faux  Ruüs.» 

3191t. 

2.  0.  39. 

223.  6.  0.  18. 

Spath  fluor  rouge  , odaïdre.  . 

31815. 

2.  0.  36. 

222.  I 1 . 2.  17. 

Spath  fluor  jaune  ,fauj]t  Topait, 

30967. 

2.  0.  4^. 

216.  12.  2.  31. 

Spath  fluor  ven  ffaujfe  £m fraude. 

31817. 

2.  0.  36. 

222.  11.4.  2* 

Spath  fluor  vert,  oclacdre 

31838. 

2.  0.  37. 

222.  13.  6.  61. 

Spath  fluor  bleu  , faux  Sap/ûr, 

31688. 

2.  0.  31. 

221.  13.  0.  32. 

Spath  fluor  blcu^vcrdâtrc , faujje 

Aigue-marine . 

3 1820. 

2.  0.  36. 

222.  11.6.  52. 

Spath  fluor  violet,  faujfe  Amé- 

‘b/ft. 

3'7$7- 

2.  0.  34. 

222.  4.  6.  20. 

Spath  fluor  violet*pourprc , fau(fe 

Ameth^jie  de  Vicosxde  Cartua- 



31857. 

2.  0.  37. 

222.  15.  7.  63. 

Spath  fluor  d’Angleterre 

31796. 

2.  0.  35. 

222.  9.  1.  16. 

Spath  fluor  d’Auvergne 

309+3- 

2.  0.  3. 

216.  9.  4.  67. 

Spath  fluor  en  Stalaiflitc , dit  A/- 

l'iitre  viireux 

31668. 

2.  0.  30. 

221.  10.  6.  38. 
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Pesanteur  Spécifique 

ORDRE  III. 

Pierres  qui  font  effin’efcence  avec  les  acides. 
CHAPITRE  VII. 
[Article  I. 

Spath  perlé. 


Espèces  et  variétés. 

PESANTEUR 

s^iciri^o#. 

POIDS 

du 

POt'CE  CUBE. 

POIDS 

DU  PIED  CUBE. 

onc.  groi  grains 

livrft  cncc*  gro»  grain». 

Spith  perle 

aSjyS. 

1 . 6.  5 t . 

198.  10.  2.  30. 

A R 1 

' I C L I 

,I  I. 

1 Spaths  calcaires. 

Spith  calcatre  rliomboïdal,  dit 

Crijlal  d'IJlanJt 

27151. 

I.  6.  6. 

190.  0.  7.  21. 

Spaih  calcaire  rhomboïdal  de 

France 

2714.6. 

I.  6.  5. 

190.  0.  2.  39. 

Spath  calcaire  prirmaiique 

271  82. 

I.  6.  7. 

190.  4.  3.  5- 

Spath  calcaire  prlfmaiique  i5c  py- 

I.  6.  4. 

tSp.  t2.  7.  3. 

ramidal 

27115. 

Spath  calcaire  pyramidal  , dit 

1 89.  1 3.  6.  24. 

Otnt  dt  Cochon 

Spath  ca/caire  puant  gris  , dit 

2714t. 

I.  6.  5. 

Pierre  orc  ÿrife 

27IZ 1. 

t.  6.  5. 

t89.  13.  4.  30. 

S path  calcaire  puant  noir  , dit 

Pierre  porc  noire.  

2O207. 

1.  3.  42. 

183.  7.  I.  34. 

Spath  calcaire , connu  fous  le 

nom  de  Etos  ferri 

26747. 

t.  5.  63. 

t»7-  3*  3-  22. 

A R 1 

' I C L E III 

Stalaélites. 

Stala^ite  tranrparente 

23239. 

t . 4.  4. 

162.  10.  6.  10. 

Staiadrtc  opac{Mc 

24785- 

t.  4.  61. 

■75-  7-  3-  4'- 

La  même  pénétrée  dVau 

25462. 

I.  3.  if. 

178.  3.  3.  69. 

Article 


Digitized  by  Google 


DES  Corps. 
Article  IV, 
Albâtres. 


3>3 


1 

. ^ 1 

Espèces  et  variétés. 

fESANTEUR 

SrÉClFIQt'E. 

POIDS 

du 

POUCE  CU8E. 

V 0 1 D S 
ou  MED  CUBE. 

Albâtre  oriental .blinc  antique.  . 

27301. 

«ne.  (;riM  grain» 

'1 . 6.  11. 

livre»  erKO  g»®* 

191.  2.  6.  42. 

Albâtre  oriental  blanc^  dcmi-lranf- 

27621 . 

1.  6.  23. 

6 

• 

Os 

Albâtre  oriental  blanc  œillé.  ... 

27906. 

I.  6.  34. 

195.  3.  3.  36. 

Albâtre  oriental  blanc , taché  de 

^7437- 

1 . 6.  16. 

192.  0.  7.  4.0. 

Albâtre  orentia!  brun  , taché  de 

184.  I.  I.  >6- 

26296. 

I.  3.  46. 

Albâtre  orienta!  abricot,  veiné 

188.  14.  3-  18. 

de  blanc 

2698H. 

1.6.  0. 

Albâtre  oriental  rougeâtre  .... 

28332. 

I.  6.  30. 

198.  5-  34- 

Albâtre  falin  oriental 

27214. 

I 1.  6.  8. 

190.  7.  7.  54- 

Albâtre  jaune 

26993. 

I.  6.  0. 

188.  15.  1.  51- 

Albâtre  rayé  de  jaune &.  de  blanc . 

27086. 

1.  6.  3 

189.  9.  5.  4- 

Albâtre  roux  opaque.  ....... 

26888. 

1.  5.  68 

188.  3.  3.  47-' 

Albâtre  veiné 

26913. 

I.  5.  69 

188.  6.  2.  3. 

Albâtre  rougc.âtre  demi-tranfpa- 
tent  du  riemontf. 

26953. 

I.  3.  70 

188.  10.  7.  49- 

Albâtre  rougeâtre  opaque  du  Pié- 

26923. 

188.  7.  4-  58- 

mont 

I.  3.  69 

Albâtre  jaune  de  Malthe 

26998. 

1.6.  0 

188.  15.  6.  15. 

Albâtre  panaché  de  Malthe.  . . 

26693. 

1. 3. 61 

186.  13.  4--  67. 

Albâtre  jaune  du  royaume  de 

26896. 

I.  3.  6l 

188.  4-  2-  39- 

Léon t 

Albâtre  falin  d’Efpagne 

27128. 

I.  6. 

189.  14.  2t  50. 

Albâtre  falin  de  Coiifuegra.  . . 

269 1 0. 

I.  3.  69 

188.  5.  7.  26. 

Albâtre  grii  de  Confuegra.  . . . 

26612. 

I.  5.  58 

186.  4.  4.  25. 

Albâtre  gris-blanc  de  Confuegra. 

26247. 

I.  3.  44 

183.  II.  5.  22. 

Albâtre  oeillé  de  Confuegra.  . . 

26544. 

I.  5.  s 

185.  12.  7.  31. 

Albâtre  veine  de  Confuegra.  . . 

26764. 

I.  3.  6 

187.  5.  4.  39- 

Albâtre  de  Valence 

26379. 

I.  3.  4 

184.  10.  3.  42. 

Albâtre  œillé  de  Valence 

27512. 

I.  6.  19 

192.  9.  2.  34. 
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Pesanteur  S p é'c ifiqu e 

Suite  de  l’A  R T I c L E I Y. 
Albâtres. 


\ 


314. 


Espèces  et  variétés. 

PFSaSTECR 

SPiciFlQt.'E- 

POIDS 

du 

POUCE  Cl'IE. 

POIDS 

DU  PIED  CUBE. 

Albârrc  de  Lanraron 

2$ 1 10. 

ofic.  gros  grjini 

1 . 6.  +1 . 

livret 

1 96. 

«rue»  gt«t  gr»in>. 

12.  2.  ^0. 

Albàire  tacheté  de  Lanzaron.  . 

26+4.3. 

'•  5-  5'. 

183. 

I.  +.  67. 

Albâtre  de  Délias 

26110. 

1.  5.  39. 

182. 

12.  2.  40. 

Albâtre  rayé  dcmi^tranfparcnl  de 
.MaUga 

268+1. 

1.  5.  66. 

187. 

i+.  I.  39. 

Ad  âtre  raye  opaque  de  Malaga. 

2625+. 

'•  5-  4+- 

183. 

12.  3.  +2. 

Albâtre  panaché  de  Malaga.  . * 

26+23. 

I.  5.  50. 

1 8+. 

15.  3.  t. 

Albâtre  crillé  de  Malaga 

28761 . 

I.  6.  66. 

20  1 . 

5.  1.-62. 

Albâtre  roux  de  Malaga 

27009. 

I.  6.  0. 

1 89. 

I.  0.  3. 

Albâtre  de  Montmartre 

26838. 

I.  5.  66. 

187. 

13.  6.  6t. 

Article  V. 

S.  I.  • 

Marbres  de  France. 

Marbre  de  Bourbon-Lancy. . . . 

26957. 

I.  5.  70. 

i83. 

• 

II.  I.  34. 

Marbre  dit  LwnaehelU  de  Chaf- 
fenai * 

26590. 

I.  3.  57. 

186. 

2.  0.  +6. 

Marbt^,  dit  Bourbonnois  antujut- 

26805. 

I.  5.  65. 

187. 

10.  I.  20. 

Marbre  de  PoMgny 

2708+. 

I.  6.  3. 

189. 

9.  3.  19. 

Marbre  de  Virieux 

26+28. 

I.  5.  31. 

i8f. 

'S-  7-  35- 

Marbre  de  Saint>Maxim‘n 

27010. 

I.  6.  0. 

189. 

I.  0.  69. 

Marbre  de  Sainte-Baume 

270+2. 

1.  6.  2. 

1 89. 

+.  5.  +6. 

Marbre  , dit  Brhhe  d’Alep,,,  . 

26867. 

1. 5. 67. 

188. 

1.  0.  60. 

Marbre , dit  Vtrmu  ou  d’.4«t/n. 

271  66. 

I.  6.  6. 

1 90. 

2.  +.  53. 

Marbre,  dit  Verrette  nouitau . , 

285+6. 

1.  6.  38.! 

199. 

13.  1.  16. 

Marbre,  dit  Griotte  d' Italie , 

27+71. 

1.  6.  18. 

192. 

+.  6.  I. 

Marbre  Campan  vert ........ 

27+'7- 

I.  6.  16. 

19t. 

i+.  3.  +6. 

Marbre  Campan  rouge 

272+2. 

I.  6.  9. 

190. 

1 1 . 0.  60. 
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DES  Corps.  ■ 'B'S 

Suite  de  l’  A R T I c L E V. 

AI  arbre  s de  France. 


Espèces  et  variétés. 

PESANTEUR 

SVécIFlQlIB. 

POIDS 

do 

POUCB  Cl'lE. 

POIDS 

DU  PIED  CUBE.* 

•■c.  gT9»  (raâru 

livre»  once»  (lot  freior, 

Marbre  , dit  Cervrlat 

27195. 

1.6.  7. 

190.  5.  6.  52. 

Marbre  de  la  Vicomte  de  Tu- 

renne 

27112. 

I.  6.  5. 

189.  13.  5.  22. 

Marbre  de  Vieus 

•27509. 

I.  6.  19. 

192.  9.  0.  5. 

■ 

s.  I I. 

1 Afarbres  de  Flandre  à“  des  Pay 

s-bas. 

Marbre  noir  de  blanc  de  Namur. 

27167. 

’ I.  6.  6. 

190.  2.  5.  46. 

Marbre  Tigre 

27062. 

1.  6.  2. 

189.  6.  7.  40. 

Marbre  d'Eftrée 

I.  6.  20. 

192.  10.  6.  29. 

Marbre  J dit  Criotttdc  Flandre, 

27080. 

1.  6.  3. 

189.  8.  7.  49. 

, 

S.  III. 

• 

1 Marbres  des  Pyrénées. 

Marbre  gris-blanc  des  Pyrénées . . 

27256. 

I.  6.  10. 

190.  Î2.  y.  27. 

Marbre  violet  des  Pyrénées  . . . 

27162. 

I.  6.  6. 

190.  2.  1.  II. 

Marbre  , dit  Btrg-cp’^oom,  • . . 

27008. 

1.  6.  0. 

189.  0.  7.  12. 

Marbre  , dit  Brecht  violette  des 

• 

Pyrénées 

27084.. 

I.  6.  3. 

189.  9.  3.  19. 

Marbre  , dit  Brèche  grife , de 

la  carrière  de  Barbcfan  , , , , 

270J7- 

].  6.  I. 

189.  4.  I.  II. 

Rr  ij 


Digitized  by  Google 
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s.  1 


Aiarbres  d’Efpagne  ^ de  Portugal. 


Espaces  et  variétés. 

PESANTEtR 

SPfCiFUillE. 

•poids 

du 

roi  CE  Cl'SE. 

poids' 

DU  PIED  CUBE. 

pnc.  g'os  (rsaBt 

enept  |M>«  |raim». 

Marbre  noir  » des  carrières  de 

Bifciyc 

17067. 

I.  6.  3. 

189.  7.  4.  2. 

Marbre  noir  rayé  de  blanc  , des 

cirrièrei  de  Èlfciye 

27IO9. 

1.  6. 

189.  12.  1.  48. 

Marbre  noir  j5c  blanc  , des  car* 
rières  de  Bifcaye 

• 

26973. 

I.  J.  71. 

188.  12.  7.  j8. 

Marbre  noir  & rouge  des  carrières 
de  Bifcaye 

269.3,6. 

1. 5. 70. 

188.  9.  7.  44. 

Marbre  de  la  carrière  de  la  mon- 

tagne  de  Samandtr 

27102. 

1.  6. 

189.  II.  3.  28. 

Marbre  de  la  carrière  de  Loyola. 

•7129. 

t.  6.  5. 

189.  14.  3.  42. 

Marbre  jaune  des  carrières  de 
Loyola 

27090. 

I.  6.  3. 

1 89.  10.  0.  46. 

Marbre  des  carrières  de  Tortofe. 

26S2 1 . 

1.  5.  65. 

187.  II.  7.  44. 

Marbre  violet  , des  carrières  de 

26998. 

Tortofe 

I.  6.  0. 

188.  ( 5 . 6.  15. 
185.  7.  6.  15. 

1 88.  12.  6.  66. 

Marbre,  dit  Brocatelle 

z6'.{.9g. 

1.  J.  53. 

Marbre  des  carrières  d’Arragon. 

26972. 

1.  J.  71. 

Marbre  jaune  des  carrières  d’Ar” 

• ragon 

26788. 

I.  3.  64.. 

187.  8.  2.  3. 

Marbre,  dit  BricUe , de  la  car- 

rière  de  Ricla , . . 

26.(.8j. 

I.  s.  53. 

185*  6«  0.  y ç . 

Marbre  blanc  de  la  carrière  de 

Badjjoz 

27162. 

1.  6.  6. 

1 90.  2. 1 . Il, 

Marbre  noirâtre  îles  carrières  du 

Koyaume  de  Léon 

27092. 

I.  6.  3. 

189.  10. 2. 31. 

Marbre  grisdes  carrières  de  Léon. 

27010. 

I.  6.  0. 

189.  J.  0.  69. 

Marbre  des  carritres  de  Villa- 

mavor  à Sant-Iaro , 

26668. 

1. 5. 60. 

186.  13. 0. 42. 

Marbre  jaune , des  carrières  de 

26889. 

Villa-niayor  àb.int-lago.  . . . 

I.  5.  68. 

188.  3. 4. 39. 

Marbre  vineux , des  Carrières  de 

Viîia-mayor  à Sant-lago...  . 

26727. 

I*  5.  62. 

187.  1, 3. 28. 
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Suite  du  S.  I V. 

Marbres  d'Efpagne  de  Portugal. 


Espèces  et  variétés. 

PESANTECB 

SPéclFIQDE. 

POIDS 

lia 

roucB  evae. 

POIDS 

DU  MCO  CUBE. 

Marbre,  dit  Bûche,  dci  car- 
rières de  Villa-nuyor,  à Sant- 

«ne.  |ros  {rAÎnt 

livrta  «nert  |rM  graîn». 

•»go 

Marbre  blanc , dci  carriérca  de  la 

26416. 

1.  5.  50. 

184.  14.  4.  53. 

vieille  Cadillc 

Marbre  blanc  tacheté,  des  car- 

27008. 

1.  6.  0. 

189.  0.  7.  12. 

rières  de  la  vieille  Caltille  . . . 
Marbre  gris  , des  carrières  de  la 

vieille  Caftille 

Marbre  jaune , des  carrières  de 

26815. 

1.  5.  65. 

1 87.  1 1.  2.  17. 

27000. 

1.  6.  0. 

1 89.  0.  0.  0. 

la  vieille  Callillc 

Marbre  jaune  tacheté , des  car- 

26909. 

1.  5.  69. 

188.  5,  6.  33. 

rières  de  la  vieille  Caflille.. 
Marbre  orangé  , des  carrières  de 

26940. 

1.  5.  70. 

188.  9.  2.  17. 

la  vieille  Calîille 

Marbre  vinenx , des  carrières  de 

26913. 

1.  5.  69. 

188.  6.  2.  3. 

la  vieille  Cailille 

Marbre  violet  , des  carrières  de 

26750. 

1.  5.  63. 

1 87.  4.  0.  0. 

la  vieille  Canille,, 

Marbre  violet  pSIe , des  car- 

26995. 

1.  6.  0. 

188.  15.  3.  37. 

rières  de  la  vieille  Cadillc,  . 
Marbre  , dit  Briche  jaune  , des 

27021. 

t.  6.  I. 

189.  2.  3.  51. 

carrières  de  la  vieille  Caftille. 
Marbre  , dit  Briche  violette , des 

26821. 

I.  5.  65. 

187.  II.  7.  44. 

carrières  de  la  vieille  Caftille 
Marbre  grîs , de  la  carrière  de 

2S998. 

1.  6.  0. 

188.  15.  6.  15. 

SanPablo. 

Marbre  noirâtre  , de  la  carrière 

27338. 

I.  6.  13. 

19t.  5.  6.  61, 

de  San-Pablo 

27486. 

t.  6.  18. 

192.  6.  3.  33. 

Marbre  de  la  carrière  d'Efpirdo. 
Marbre  dçs  carrières  dcl  caftanas 

26913. 

i.  5.  69. 

188.  6.  2.  3. 

a Compena  Aguilera.  ..... 
Marbre  blanc , de  la  carrière 

27340. 

t.  6.  13. 

191.  6.  0.  46. 

d'Urda 

27290. 

1.6.  II. 

191,  0.  3.  60. 
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P ES  A NTEU  R SPÉCIFIQUE 
Suite  du  S.  1 V. 

J\Iarbres  d’ Ef pagne  if  de  Portugal. 


Espèces  et  variétés. 

1 

PESANTEUR 

sricJFiQue. 

P (i  1 li  s 

du 

roiCE  CUBB. 

POIDS 

• 

DU  PIED  CUBE. 

Marbre  noir,  de  la  carrière  d’Urda. 

274.87. 

•ne. 
1 . 

(to»  gfiinj 

6.  18. 

' llvKI 

192. 

6.  4.  23. 

Marbre  noirâtre  , des  carrières 
dans  le  voilinage  d Urda.  • . 

27176. 

1 . 

6.  7. 

190. 

3.  3.  30. 

Marbre  panaché,  des  carrières 
dans  le  voilinage  d Urda . . . . 

26736. 

I . 

5.  62. 

187. 

3 3 3- 

Marbre  de  la  carrière  de  Cabe^a 
rubia ^ 

26930. 

!• 

5.  70. 

188. 

10.  3.  14. 

Marbre  de  la  carrière  du  Tobofo. 

27087. 

1. 

6.  3. 

1 89. 

9.  3.  69. 

Marbre  jaune  , des  carrières  de 
Pcdro-Mûnoa . 

27309. 

I . 

6.  1 9. 

192. 

9.  0.  3. 

Mari)re  ronge  , des  carrières  de 
Pcdro-Mûnoz 

26672. 

t. 

3.  60. 

186. 

11.2.  8. 

M-irlwc  dr  U carricre  de  SaiiM- 
Auguitin . 

26498. 

f . 

$•  53- 

.83. 

7.  6.  13. 

Marbre  jaune  , des  cafVrières  de 
Cuença 

2692  t. 

1 . 

J.  69. 

188. 

7.  I.  16. 

Marlirc  violet,  des  carrières  de 
Cuen«{a 

26940. 

1. 

5.  70. 

■ 83. 

9.  2.  17. 

.Marbre  de  la  carrière  de  Tâlavcra 
de  la  Reyna.  • • 

^7+87. 

1 . 

6.  18 

192. 

6.  4.  23. 

Marbre  blanc  , des  carrières  de 
Valence  

26190. 

1 . 

3.  42. 

183. 

3.  2.  17. 

Marbre  noir  , des  carrières  de 
Valence 

« 

a/ioo. 

1. 

6.  4. 

189. 

II.  1.  43. 

Marbre  Ifabelle,  des  Carrières  de 
\ alence 

26889. 

!• 

3.  68. 

188. 

3.  4.  39. 

Marbre  Ifabelle  tacheté  , des 
carrières  de  Valence 

26948. 

. 

3.  70 

188. 

10.  1.  29. 

Marbre  jaune,  des  carrières  de 
Valence. 

27009. 

6.  0. 

1 89. 

1.  0.  3. 

Marbre  jaune  tacheté , des  car» 
licres  de  Valence..* 

26343. 

J-  Sî- 

185. 

12.  6.  38. 
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Suite  du  S.  I V. 

Marbrei  d’Efpngne  à"  de  Portugal. 


V9 


Espèces  et  variétés. 

PESANTEUR 

sréciFKieB. 

POIDS 

Am 

rovcE  cear. 

POIDS 

DU  PIED  CUBE. 

Marbre  rouge , des  carrières  de 
Valence 

z/oii. 

«Ri.  gros  |u!ii* 

1.  6.  0. 

lUfri  onceA  sio»  gtàSn». 

189.  I.  2.  5+. 

Marbre  rouée  tacheté,  des  car- 
ritTcs  de  Valence 

27013. 

I.  6.  0. 

189.  I.  3.  +7. 

Marbre  couleur  de  roi*e  , des  car- 
rières de  Valence* 

27076. 

1.  6.  3. 

189.  • 8.  ^ 7. 

Marbre  cris-de-lln,  des  carrières 
de  Varence 

269+3. 

I.  5.  70. 

188.  9.  +.  67. 

Marbre  vineux  , des  carrières  de 
Valence 

^704.0. 

I.  6.  1. 

189.  +.  3.  60. 

Marbre  vioKt , des  carrières  de 
Valence  

26566. 

1. 5. 56. 

185.  15.  3.  10. 

Marbre  violet  tacheté , des  car- 
rières de  Valence 

26802. 

• 

1.  5.  65. 

187.  9.  6.  +3. 

Marbre  noir  , des  carrières  de 
Moron 

26853. 

1. 5. 67. 

1 87.  15.  +.  21. 

Marbre  gris , des  carrières  de 

Moron  ......  

Marbre  des  carrières  de  Cortes. 

27053. 

270+7. 

I.  6.  2. 

1.  6.  2. 

189.  5.  7.  35. 

189.  5.  2.  8. 

Marbre  des  carrières  de  Cabra. 

26985. 

1.  5.  71. 

188.  i+.  2.  +0. 

Marbrc>  dit  Br'tcht,  des  carrières 
de  Cabra 

2679+. 

I.  5.  6+. 

00 

00 

iMarbrc  blanc  , de  la  carrière  du 
voiOnage  de  Cordoue 

27121. 

1.  6.  5* 

189.  13.  +.  30. 

Marbre  violet , de  la  carrière  du 
voifinage  de  Cordoue 

271+6. 

1.  6.  5. 

190.  0.  2.  59* 

Marbre  , dit  Brecht  , de  la 
• carrière  du  voifinaee  de  Cor- 
doue   

27000. 

1.  6.  0. 

189.  0.  0.  0. 

.Marbre  de  la  carrièr.-  d’Aliovira. 

26888. 

I.  5.  68. 

188.  3.  3.  +7. 

AVarbre  blanc  des  carrières  de 
Grenade.  

270+9. 

I.  6.  2. 

189.  5.  3.  65. 

Marbre  de  la  carrière  d'Livira. 

20881. 

1.  5.  68. 

188.  2.  5.  27. 
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P ES  ANTEU  R SPÉCIFIQUE. 
Suite  du  S-  I V. 

Marbres  d’ EJpagne  iF  de  Portugal. 


Espèces  et  variétés. 

PESANTEUR 

sréciFiQce. 

POIDS 

(hl 

POUCb  CVBE. 

POIDS 

DU  PIED  CUBE. 

Marbre  de  la  carrière  d’Ycxcn. 

16356. 

0«(. 

. 

(lOS 

5- 

48. 

1 84. 

onen  j^roi 

7.  6. 

70. 

Mirbre  de  la  carrière  de  Loxa. 

2693+. 

1. 

S- 

70. 

188. 

8.  4. 

f2. 

Marbre  des  carrières  de  Beles  cl 

2684.9. 

I . 

S- 

66. 

187. 

15.  0. 

5'- 

Marbre  violet , des  carrières  de 
Beles  cl  BUnco.  a • • 

27000. 

1 . 

6. 

0. 

CO 

•0 

0.  0. 

0. 

Mirbre^ris , à peiitcs  taches,  de 
la  carrière  de  Robledo  de 
Chavela 

28538. 

1 . 

6. 

57- 

199. 

12.  2. 

3- 

Marbre  gris , à grandes  taches , 
de  la  carrière  de  Robledo  de 
Chavela 

27905. 

1 * 

6. 

3+- 

' «95- 

s-  2. 

63. 

Marbre  des  carrières  de  Salieda  , 
dans  l'Azearia 

27024.. 

I. 

6. 

1. 

1 89. 

2.  5. 

36. 

Marbre , dit  Brtcht , des  carrières 
de  Salieda,  dans  TAzearia.  . 

25+93- 

1. 

5* 

1 6. 

178. 

7.  I. 

52- 

Marbre,  dit  Serrancolin  d'Ef- 


27126. 

6. 

5- 

1 89. 

14.  0. 

6-5. 

Marbre,  dit  RavlJa  nouvfûu 
d'Efpitgne 

26667. 

1. 

5- 

60. 

186. 

10.  5. 

46. 

Marbre  violet  de  MafTra 

27239. 

I» 

6. 

9- 

1 9O. 

10.  6. 

10. 

s.  V. 

Marbres  d’Italie , ou  que 

l’on  en  tire 

Marbre  blanc,  de  Carrare 

27168. 

6. 

6. 

190. 

2.  6. 

38*. 

Marbre  blanc,  de  Paros  ..... 

28376. 

6. 

SI- 

198. 

10.  0. 

65. 

.Marbre  noir,  d'Iialie 

27120. 

I. 

6. 

+• 

.89. 

13.  3. 

37- 

Marbre  noir,  A\x  petit  antufue.. 

27329. 

6. 

12. 

191. 

4.  6. 

56. 

Marbre  rouge,  du  Piémont.  . . 

284.94.. 

6. 

56. 

199. 

7.  2. 

+ 5- 

Marbre 
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Suite  du  S.  V. 


Marbres  d'Italie , ou  que  l'on  en  tire. 


EsPÎvCES  BT  VARIÉTÉS. 

PESANTELR 

sr^-ciPHiVE, 

POIDS 

du 

poi'cfc  evae. 

* P 0 I D S 

DU  PIED  CUOE. 

Marbre  panaché  du  Piémont.  . 

J7296. 

OIIC.  KfM  P.:*!» 

1 . 6.  II. 

lUrvj  «Bcut  ft«« 

191.  1.  1.  16. 

Marbre  bleuTurquin,  de  Car- 
rare  

Marbre  gris  de  Malihe 

27IJ2. 

1705+. 

1.  6.  5. 

I.  6.  2.. 

189.  14.  6.  20. 
189.  6.  0.  28. 

Marbre  , dit  StrratjcoHn  www- 
cittté 

27185. 

1.  6.  7. 

190.  4.  5.  55. 

Marbre  , dit  Porte-or 

2709+. 

*1.  6.  4. 

189.  10.  4.  16. 

Marbre  jaune,  de  Saint^Ange.. 

269  t I . 

I.  5.  69. 

188.  6.  0.  18. 

Marbre  jiiune  , de  Sienne.  . . • 

26778. 

I.  5.  64. 

187.  7.  I.  6. 

Marbre , dit  Lumachelle  anttqut» 

26732. 

1.  5.  62. 

187.  I.  7.  63. 

Marbre  verr-d’eau 

27276. 

t.  6.  10. 

190.  14.  7.  21. 

Marbre^  dit  Ctpol'm 

27258. 

1.  6.  10. 

190.  12.  7.  12. 

Marbre  de  la  Tarantaife. . . . , . 

27697. 

1.  6.  26. 

193.  14.  0.  37. 

Marbre  violet , de  Rome 

27S5+- 

1.  6.  21. 

192.  14.  0.  28. 

Marbre  grec,  violet 

27520. 

I.  6.  19. 

192.  10.  1.  66. 

Marbre,  dit  l’Affriquain 

27075. 

I.  6.  3. 

1S9.  8.  3.  14. 

Marbre , dit  Briche  grife  d'Italie. 

.26lïy6. 

1.  5.  68. 

1S8.  4.  2.  59. 

Marbre  , dit  Briche  violette 
d'Italie 

28579. 

I.  6.  59. 

200.  0.  6.  56. 

19O.  0.  I.  2. 

Marbre  , dit  Briche  violette  de 
Cilles 

27144. 

I.  6.  5. 

S.  V I. 

Alarbres  du  Nord. 

Marbrenoir  & blanc  dcNorwcgc. 

272S,.  1 

1.  6.  10. 1 

190.  15.  3.  56. 

Marbre  gris  de  Norwége.,  , , , 

27090 

1.  6.  3. 

1 89.  1 0.  0.  46. 

Marbre  blanc  de  Sibérie 

27185. 

1.  6.  7. 

190.  4.  5.  55. 

Marbre  giis  nionchetc,  de  Si- 
bérie  

27056. 

1.  6,  2. 

189.  6.  2.  13. 

Sf 
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3^2  P ES  ANTEU  R SPÉCIFIQUE. 

S.  V I I. 


Alarbrcs  compofés. 


Espèces  et  variétés 

i ptsA.vrEtn 

arüciriQuc. 

POIDS 

du 

revet  ci'ie. 

POIDS 

DIT  MCD  CDBE. 

On«.  {tn»  gsatci 

omes  {ICI 

Marhrc  vert  antique 

26879. 

I.  3.  67 

188.  2.  3.  42. 

Marbre  vert  aniiqtie,  de  Gre 

noble 

28030. 

I.  6.  38 

196.  3.  2.  63. 

Marbre  vert  d'Egypte 

26683. 

t.  5.  60 

186.  12.  3.  70. 

Marbre  vcrl  de  nier 

26667. 

I.  5.  60 

186.  10.  3.  46. 

Marbre  vcrl  de  Varalte 

1 . 6.  la 

Marbre  vert  de  Sufe 

27144. 

I.  6.  5 

190.  0.  1.  2. 

Marbre  vert  de»  Pyrénées. . . 

27321. 

I.  6.  12 

191.  3.  7.  44. 

.Marbre  . dit  Pierrr  d<  FUrtncc 

jaune  

-S'S9- 

1.  5.  3 

176.  I.  6.  33. 

Le  même  pénétré  d’eau 

2S9t8. 

1.  5.  32. 

181.  6.  6.  38. 

Marbre,  dit  Pierre  de  Flcr.nce 

verte a . , , 

26t  53. 

I.  5.  40. 

183.  I.  I.  6. 

Le  même  pénétre  d’eau 

26509. 

I.  5.  34. 

183.  9.  0.  3. 

Pierre  herborifee  de  France.  . , 

264-04. 

t.  3.  33. 

tb’3.  7.  2.  43. 

Pierre  herborifée  de  la  carrière 

de  Colmcnar..  « 

26034. 

I.  3.  36. 

182.  3.  6.  33, 

A R 1 

■ 1 C L I 

V I. 

1 Pierres  à bâtir. 

Pierre  deSaînf-Lcti , de  la  carrière 

1 

de  Saim-Liu 

16393. 

I.  0.  43. 

1 16.  2.  3.  24. 

La  même  pénétrée  d’eau 

191  99. 

1.  1.  69. 

134.'  6.  2.  22. 

Pierre  de  Saint-Leu , de  la  car- 

riére  de  Maillet 

15781. 

1.  0.  13. 

iio.  7.  3.  36. 

La  même  pénétrée  d’eau 

18817. 

I.  I.  36. 

131.  11.  4.  , .2. 

Pierre  de  Saint^Leu  , de  la  car- 

rière  de  Notre-Dame 

1 8094. 

I.  1. 28. 

126.  10.  4.  16. 

La  même  pénétrée  d’eau 

20362. 

1.  2.  40. 

142.  8.  4.  23. 
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Suite  de  l’Article  VI. 

Pierres  à bâtir. 


Espèces  et  variétés. 

PESANIXLR 

siYciFivit- 1:. 

POIDS 

du 

POUCÜ  CitlE. 

P ü 1 U S 
DU  PIED  CUBE. 

P!«rrc  de  Vcrgcict  du  plus  gros 

grain*.  

16542. 

onr.  ;r)i 

1.  0.  42. 

iivrea  «n«Cf  gto< 

115.  12.  5.  46. 

IL. 

même  peneiree  dcu....* 

19J25. 

t . 2.  I . 

135.  4.  3.  14. 

1 Pierre  de  Vergclet  de  grain  hn. 

17278. 

1.  0.  69. 

120.  15.  1.  6. 

1 La 

meme  penétréo  d'eau 

19942. 

I.  2.  25. 

139.  9.  4.  2. 

1 Pierre  de  L.mhour  !e,  du  côté 
1 de  Genrilly  , de  I.  c.rriére  de 
1 M.  Mangin 

16610. 

1.  0.  44. 

116.  4 42.  5. 

La 

meme  pénétrée  d'eau  * * * • 

19045. 

1.  1.  63. 

133.  5.  0.  23.; 

1 Pierre  do  Lambourde  , de  U car* 
1 riêrc  de  Chavaflel , à côté  de 
1 Bicéuc 

18433. 

1 . 1 . 40. 

129.  0.  3.  70. 

La 

meme  penétree  d eau 

201  12* 

1 * 2.  31. 

J 40.  12.  4.  25. 

1 Pierre  haute  , de  la  plaine  du 
1 faubourg  Saint-Marcel..*.. 

19932. 

1.  2.  24. 

139.  8.  3.  5. 

L. 

meme  pénétrée  d eau 

21392. 

1.  3.  7. 

149.  II.  7.  17. 

Pierre  d'Arcucil 

20605. 

I.  2.  49. 

144.  3.  6.  6. 

La  meme  pénétrée  dVau.  . . • 

21891. 

I.  3.  25. 

15J.  3.  6.  24. 

Pierre  dite  , banc  franc  Je  Châ- 
t'iUon  , de  la  carrière  de  Radit. 

20985. 

1 . 2.  63 . 

146.  14.  2.  40. 

L. 

meme  penetree  d eau.  ...  * 

22379. 

I.  3.  43. 

156.  10.  3.  42. 

Pierre*  dite  boche  de  (Jhât  illon , 
de  1a  carrière  de  Brachet.  . . 

2 t223* 

1.  3.  0. 

□O 

CO 

00 

i-améme  pénétrée  d'eau*  ..... 

22200. 

I.  3.  37. 

155.  6.  3.  14. 

Pierre  groHiêrc  du  fond  de  Ba- 
eneux  , de  la  carrière  de  M. 
Brunet  

19779- 

1.2.  18. 

138.  7.  1.  71. 

La 

meme  pénétrée  d'eau 

21  120. 

I.  2.  68. 

'-L7-  '3-  3-  37- 

Pierre  de  liais  du  fond  de  Ba- 
enciix,  de  lacarriére  dcMadame 
Ricateau  

20778. 

1,  2.  56. 

145.  7.  I.  6. 

|La 

même  pénétrée  d'eau 

22280. 

I.  3.  40. 

155.  15.  26.  3.- 

S f ij 
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Pierres  a bâtir. 


Espèces  et  varu'tés. 


rwANTEun 

«fRctrjQte. 


POIDS 

du 

roecL  ci'BE. 

POIDS 

DU  FlCD  CUBE. 

00c.  {loa  fr«ir» 

livret  «n^e»  gros  grjùi.. 

I.  3.  6. 

149.  8.  6.  10. 

I.  3.  4.9. 

157.  II.  6.  35. 

1.  4.  28. 

167.  5.  0 14. 

I.  4.  55. 

i7i.  3-  7-  63. 

I.  4.  29. 

167.  7.  5.  50. 

I.  4.  5 i. 

171.  9.  6.  24. 

I.  3.  39. 

155.  it.  6.  15. 

1 • 4'  ■ 

163.  8.  7.  3. 

1.  3.  66. 

■ 60.  14.  0.  55. 

I.  4.  25. 

166.  10.  I.  20. 

I.  4.  45. 

170.  7.  4.  21. 

I.  4.  64. 

174.  1.  2.  45. 

I.  3.  37. 

'139.  2.  3.  33. 

1 • 4.  2 1. 

165.  13.  7.  44. 

1.4.  16. 

163.  0.  2.  22. 

I.  4.  39. 

169.  3.  1.  23. 

I.  4.  54. 

17.2.  ».  ».  34. 

1.5.  I. 

175.  9.  6.  6i. 

».  2.  56. 

143.  8.  0.  68. 

1.  3.  41.1 

156.  4.  0.  37. 

1.  3.  30. 

134.  ».  ».  62. 

Pîtrr<‘  <fc  llars  cîc  îa  carricrc  de 

Aladar.ic  KicafiMti.  , « 

La  meme  pénéiréc  d’eau 

Pierre  de  liais  du  fond  de  Ba- 
gncux,dc  la  carrii  rede  Al.Ury. 
La  même  péiu'iréc  dVau..  . ♦ , 
Pierre  de  Hais  du  fond  de  Ba- 

âneux,  de  la  carri<.^rcdc  Clurlcs 

c Vi  lTe 

La  même  pénétrée  d’eau 

Pierre  , dite  PrtU  banc  ^ du  val 
de  Meudon  , de  U carrière  de 

Gardy 

La  meme  pcnctréc  d’eau 

Pierre  haute  du  val  de  Meudon, 
de  1a  carrière  de  Gardy.  . . . 

La  meme  pénclrce  d’eau 

Pierre  fine  du  val  de  Meudon  , 
de  la  carrière  de  Gardy.  . . . 
La  meme  pénétrée  d’eau  .... 
Pierre  du  val  de  .Meudon  . dite 
Clicani , de  la  carrière  d*Üu- 

chain  

La  meme  pénétrée  d’eau 

Pierre  de  Vaugirard  , dite  Cii- 
card  f de  la  carrière  de  Brachet. 

La  même  pénétrée  d’eau 

Pierre  fine  de  Vau^irard,  .... 

La  même  pénétrée  d’eau 

Pierre  de  Chaiilot 

La  meme  pénétrée  d’eau.  . . 
Pierre  de  Saint*CIoud 


2 T 3 64. 
ia  J 34. 

23902. 

i+607. 

23926. 

24.516. 

2224.8. 

2336;. 

229S3. 

23805. 

24.069. 

22736. 

25696. 

^3  57+- 
24189. 
24.582. 
25088. 
20789. 
22322. 
2201  1 . 
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PESANTEUR 

SP^CiFiUt'C. 

POIDS 

Au 

POVCE  cuaL. 

P 0 1 
DU  PIED 

D S 

CUBE. 

OIK.  (tos 

iUre» 

«Bcrt 

|iaânt. 

Pierre  de  Saint-Cloud , pénétrec 

d'eau 

23058. 

I.  3. 

69. 

161, 

6. 

3- 

70. 

Pierre  de  Saim-Nont 

20776. 

I.  2. 

56. 

145. 

6. 

7- 

21. 

La  même  pénétrée  d’eau 

21977. 

I.  3. 

28. 

■53- 

■3- 

3' 

28. 

Pierre,  dite  Roche  Je  Saint-Nom. 

21058. 

I.  2. 

66. 

147. 

6. 

3- 

70. 

La  meme  pénétrée  d*eaa 

22163. 

1.  3. 

35- 

■SJ- 

2. 

2. 

3- 

Pietre  de  Saint-Germain , fécond 

banc 

201  14. 

I.  2. 

3'- 

140. 

12. 

6. 

10. 

La  même  pénétrée  d*cau 

2tp+0. 

I.  3. 

27- 

■53- 

9- 

2. 

■7- 

Pierre  de  Conflani  Sainte-Hono- 

fine  , dite  Banc-royal 

174.94.. 

I.  1 

■ 5- 

122. 

7- 

2. 

45 

La  même  pénétrée  d’eau 

>9953- 

1.  2. 

2$- 

■39- 

10. 

5- 

64. 

Pierre  de  Conflans  Sainte-Hono- 

rinc  , qui  tient  au  banc-royal. 

23402. 

I.  4. 

10. 

163. 

'3- 

0. 

14. 

La  meme  pénétrée  d'eau.  • • • . . 

24264. 

I.  4. 

42- 

1 69. 

■3- 

4- 

39-. 

Pierre  de  Saillancourt , troiriême 

banc 

2 1 672. 

I.  3. 

•7- 

■5^- 

1 I. 

2. 

8. 

La  même  pénétrée  d'ean 

22903. 

I.  3. 

63. 

1 60. 

5- 

. 

6. 

Pierre  de  Notre-Dame 

23775- 

I.  4. 

24. 

166. 

6. 

6. 

29- 

La  même  pénétrée  d’eau 

24304. 

1.  4. 

43- 

170, 

2. 

0. 

28. 

Pierre  de  Véteuil 

2370(1. 

1.  4. 

2 1 . 

165. 

■5- 

0. 

41- 

Lamêmepénétréd'cati.  . , . 

24283. 

I.  4. 

43- 

1 69. 

■S- 

5- 

4^. 

Pierre  de  Chérence 

24682. 

1.  4. 

37- 

■ 72. 

12. 

3- 

5- 

La  même  pénétrée  d’eau,,,. 

25 122. 

I.  5. 

2. 

■75- 

■3- 

5- 

22. 
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P ES  ANTEU  R SPÉCIFIQUE: 
Suite  tleL’ARTiCLE  VL 
Pierres  à bâtir. 


Espèces  et  variétés. 

FEiANTEfR 

SPéciFl^llE. 

POIDS 

<lu 

roL'ci-  cuae. 

P 0 I D S 

DU  MED  CUBE. 

• 

onc.  £ros  {caint 

ti\rea  on<r»  ^rei  ^a>o». 

Pierre  de  S.vnt  - Nicolas , cin- 

quicme  banc 

17898, 

1.  I.  20. 

123.  +.  +.  +4.. 

La  K)cmc  pénélrcc  dVau.  .... 

20^93. 

1.  2.  38. 

1+2.  0.  6.  38. 

Pirrre  de  Gannelon,  deuxième 

bxnc 

22+76. 

I.  3.  +7. 

137.  -3.  2.  36. 

La  meme  pénétrée  d*eau 

23296. 

1.  +.  6. 

163.  I,  I.  16. 

Pierre  d’l\Ti 

19381. 

1.2.  If. 

137.  I.  0.  +1. 

La  même  pénétrée  d'eau 

20936. 

t.  2.  62. 

1+6.  II.  0.  +1 

Pierre  de  Saint'^laur. 

203+2. 

I.  2.  39. 

1+2.  6.  2.  31. 

La  même  pénétrée  d'eau*..,. 

21233. 

I.  3.  2. 

i+g.  7.  6.  6. 

Pierre  de  Trouhaine.  • 

2206+. 

I.  3.  32. 

13+.  7.  I.  23. 

La  meme  pénétrée  d'eau 

ajm- 

1.  +.  8. 

163.  6.  +.  1 6. 

Pierre  de  Château  baini-Ange. 

2++37- 

1.  +.  +8. 

171.  0.  7.  4.0. 

La  même  pénétrée  d'eau 

25010. 

1.  +.  70. 

173.  1.  0.  69. 

Pierre  de»  carrières  de  Bourc. . 

■ 386+. 

0.  7.  i+. 

97.  I.  6.  10. 

La  meme  pénétrée  d'eau 

17328. 

1.  1.  6. 

122.  Il,  I.  6. 

Pierre  de  Tonnerre 

I79I+. 

I.  1.  21. 

123.  6.  2.  68. 

La  même  pénétrée  d’eau.  . • * 

205  1 c. 

I.  2.  +6. 

1+3.  9.  I.  62. 

Pierre  des  bois  de  Tonnerre.,  . 

1,83+3. 

1.  I.  ++. 

129.  13.  0.  23. 

La  même  pénétrée  d'eau 

20229. 

1.  2.  33. 

i + t.  9.  3.  13. 

Pierre  de  Pafly  , prés  Tonnerre. 

233+0. 

I.  +.  7. 

163.  6.  0.  +6. 

La  même  pénétrée  d'eau 

24,101. 

1.  +.  36. 

168.  11.2.  36. 

Digitized  by  Google 


I 


d'es  'Co  R P s.  327 

O R D R E I V 

Alatîères  produites  par  le  feu. 


CHAPITRE  VIII. 

^Alaitères  produites  par  le  feu  naturel,  ou  produits  des  Volcans. 


Espèces  et  VARiÉris. 

PESANTEUR 

SPÉCIFIQUE. 

P 0 I 

du 

POUCE 

D S 

CUBE. 

P 0 i 

DU  PIED 

D S 

CUBE. 

Ofia. 

graiiii 

listes 

Muet 

gtw 

gr»int. 

Picrre-ponce 

9145: 

0. 

4 

53- 

64. 

0. 

1. 

66. 

Lave  pleine  de  volcans , dite 

• 

Pitrre  ohpJitnne 

23480, 

1. 

4 

>3- 

1 64. 

5- 

6. 

6. 

Pierre  de  Volvic 

23205. 

1. 

4 

2. 

162. 

6. 

7- 

49- 

üafâltedcUchauirécdesCiéants  • 

28642. 

I. 

6 

61. 

200. 

7- 

7. 

•7- 

Bafalte  de  Saim-Tubery  , en 

bar-Lingnedoc 

27948, 

I . 

6 

35- 

195. 

10. 

. 

29. 

Bafalic  prifmatiqae  d’Auvergne  . 

24215. 

1 . 

4 

40. 

1 69. 

8. 

0. 

46. 

Baialie  , dit  Pierre  de  teuebe. 

24153. 

1 . 

4 

38. 

169. 

1, 

1* 

6. 

C H A 

P I T R 

E 

1 X. 

1 "Matières  produites  par  le  feu 

des  fourneaux. 

A R 

T I c L 

£ 

I. 

Verres, 

Laitier  dei  forges 

28548. 

l. 

6. 

58. 

199. 

>3- 

3- 

1. 

Verre  des  bouteilles 

^7325- 

t. 

6. 

12. 

191. 

4- 

3- 

»4- 

Verre  vert,  ou  commun  des 

vitres 

26423. 

I. 

5- 

50. 

1 84. 

'5- 

3- 

1. 

Verre  blanc , ou  criftal  de  France. 

28922. 

. 

7- 

0. 

202. 

7- 

2. 

8. 

Crilial de  Saint -Cloud  ou  de  la 

Reine 

32549- 

0. 

63. 

227. 

«3- 

3- 

65. 

Crillal  des  Glaces  de  Cherbourg. 

25596. 

. 

s- 

20. 

179. 

2. 

6. 

1. 

Digitized  by  Google 
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Verres. 


Crirtjl  des  GUces  de  Sjint- 
Gobin 

X4891. 

«ne.  gTO»  (PatBS 

I.  4.  65. 

U«re«  once*  |r««  gr«ln». 

i74._  2.  6.  20. 

Crillil  de  la  grande  lentille  à 

168.  9.  5.  69. 

liqueurs,  de  M.  Irudaine.  . 

24087. 

I.  4.  35. 

Ciiftal  de  Bohème 

23959- 

I.  4.  30. 

167.  II.  3.  19. 

Cridal  d’Angleterre,  dit  E£n{. 



33293- 

2.  1.  19. 

233.  0.  6.  38. 

Verre  de  borax 

26070. 

1.  5.  37. 

182.  7.  6.  52. 

Verre  aniixul  

25647. 

1.  5.  21. 

179.  8.  3.  5t. 

Le  meme  • (eaa  douze  heures  en 

179-  6-  7-  '2. 

25633- 

I.  5-  21. 

Verre  minéral 

22694. 

'-  3i  55- 

158-  «3.  5.  59. 

A R 

i 

r I C L E II. 

'Porcelaines. 

Porcelaine  tendre  du  Roi,  onde 

21654. 

1.  3.  16. 

151.  9.  I.  71. 

Porcelaine  dure  du  Roi , ou  de 

21457. 

1.  3.  9. 

150.  3.  I.  34. 

Porcelaine  de  U Reine.  « . • • . 

22306. 

I.  3.  41. 

156.  2.  2.  1 3. 

Porcelaine  de  Monficur 

22159- 

1.  3.  35. 

155.  t.  6.  33. 

Porcelaine  de  Monfetgneur  le 

23680. 

165.  12.  1.  10. 

Comte  d'Artois 

I.  q..  20. 

Porcelaine  de  Monfeigneur  le 

22567. 

Duc  d'Angoulcme « 

I.  J.  51. 

'57-  '5-  4-  2. 

Porcelaine  de  Saint-Cloud.  • . . 

23795-. 

1.  3.  59. 

159.  9.  0.  23. 

Porcelaine  de  Chaniilly 

23360. 

1.  4.  8. 

163.  8.  2.  q.0. 

Porcelaine  de  Limoges 

234to. 

1.  q..  10. 

163.  13. 7. 26. 

Porcelaine  de  Vienne  en  Au- 

triche 

25  121. 

1.  5.  2. 

'75-  'î-  4-  î°- 

l’oicclune 
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Ha 
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I I. 


Espèces  et  variétés. 

PESANTEUR 

sréciFiQus. 

POIDS 

du 

POUCE  CVIE. 

POIDS 

DU  PIED  CUBE. 

Porcelaine  ancienne  détaxé.. 

24.718. 

«ne.  |ros  |iAint 

I.  4.  59. 

livre»  «tiit»  gt«»  gTtIni. 

173-  0.  3.  24. 

Porcelaine  , dite  Pttit  jaune  , 
de  Saxe 

2J4JO. 

t.  5.  14. 

00 

U 

Porcelaine  moderne  de  Saxe , . 

249J2, 

I.  4.  67. 

174.  8.  3.  5. 

Porcelaine  couleur  de  bois  du 
Japon 

^3667. 

I.  4..  20. 

165.  10.  5.  46. 

PorccUinc  de  U Chine. ..... 

23847. 

I.  4.  26. 

166.  t4,.  6.  66. 

Porcelaine  , dite  de  Pierre  , de 
la  Chine 

23683. 

1.  4.  20. 

165. 12. 3. 70. 

Terre  cuite  brune,  de  la  Chine, 

23625. 

I.  4.  18. 

165.  6.  0.  0. 

« 

,Tt 
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330  P ESANTEU R SPÉCIFKIUE 

TROISIÈME  CLASSE. 

Alûtières  inflammables, 
CHAPITRE  I. 

Soufres, 

Article  I. 

Soufres  purs. 


• 

Espèces  et  variétés. 

pesanteur 

sréciFiuuE. 

POIDS 

du 

VetICB  CUBE. 

POIDS 

DU  PI£D  CUBE. 

MC.  fTM  fr»Jni 

Ilvstt  ••en  gro«  fTàlni. 

Soufre  nMif. 

20332. 

1.  2.  39. 

142.  V 1.  34. 

Souixe  fomla.  

19907. 

1,  a.’  23. 

139.  s.  3.  56. 

'A  R 

r 1 c L 

E I I. 

1 Soufres  combinés  avec  des  métaux.  ' 1 

Pyrite  cuivrenfe,  ou  Mvcaffite 

du  Dauphiné 

+9539- 

3.  1.  49. 

346.  12.  2.  68. 

Pyrite  cuivreufe , ou  MarcalTite 

cubique 

^.7016. 

3.  0.  27. 

329.  1.  6.  24. 

Pyrite  cuivreufe,  ou  Marcaffite 

dea  Incas  

47619. 

d 

d 

fp> 

333.  5-  R.  45- 

Pyrite  ferrugincufe  cubique  . 

39000. 

2. 4. 16. 

273.  0.  0.  0. 

Pyrite  ferrugineufe  ronde 

41006. 

2. 5. 19. 

lu 

00 

P 

lu 

Pyrite  ferrugineufe  de  Saint* 

Doroinguc.  «•••••••••••• 

34402. 

2. 1. 59. 

240.  1 3.  0.  14. 1 
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CHAPITRE  II. 
Bitumes. 


Article,!. 

Bitumes  proprement  dits. 


Espèces  et  VARiixis. 

PESANTEUR 

SPECIFIQUE. 

POIDS 

du 

POUCE  CUtE. 

POIDS 

DU  PIED  CUBE. 

onc.  gros  gralai 

ilvrei  «ncc*  |r*«  gralat. 

Charbon  de  terre  compacte. . 

13292. 

0.  6.  64. 

93.  0.  5.  46. 

Jais  ou  Jayet 

12590. 

0.  6.  38. 

88.  2.  0.  46. 

Bitume  de  Judée  , on  Alphalte. 

1 104^. 

0.  5.  52. 

77.  4.  7.  31. 

Pétrole 

8783. 

0.  4.  40. 

61.  7.  5.  4t. 

8^75. 

0.  4.  28. 

59.  5.  1.  43. 

A R 

T I C L 

E I I. 

Ambres. 

• 

Ambre  gris. . .7.  ■ I 

9263. 

0.  4.  58. 

64.  13.  3.  47. 

Ambre  gris-noirâtre 

7803. 

0 4.  3. 

54.  9.  7.  35. 

Ambre  ou  Saccin  jaune,  opaque. 

10855. 

0.  s.  45. 

75.  15.  6.  6. 

Ambre  ou  Succin  jaune  , tranf- 

10780. 

0.  5.  4». 

,75-  7-  2.  63. 

Ambre  ou  Succin  rouge..,. 

10834. 

0.  5.  44. 

75.  13.  3.  19. 

Ambre  ou  Succin  vert 

10829. 

0.  5.  44. 

75.  12.  6.  56. 

.Tti; 
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. EXP  Lie  AT  10  N DES  FIGURES. 

Fig.  t.  Cristal  odlaèdre  régulier.  Il  ell  conipofe' de  deux 
pyramides  à quaire  faces  iriangulaires  équilatérales , oppofées  l’une  à 
l'autre  par  leur  bafe. 

Diamant  oriental.  Ses  faces  (ont  un  peu  convexes. 

Pubis  Jpinelle. 

Rubis  balais. 

Pierre  pefante. 

Spath  fuor  odaedre. 

Fig.  3.  Grillai  à vingt-quatre  faces  triangulaires  ifocèles , un  peu 
convexes. 

Diamant  orientaL 

Ftg.  J.  Criftal  à quarante  - huit  faces  triangulaires  reélangle* 
fealènes,  un  peu  convexes.  ** 

Diamant  oriental, 

Ftg.  4.  Grillai  dodécaèdre , ou  i douze  faces  rhomboïdales. 
Diamant  du  Erejtl,  Ses  faces  (ont  un  peu  convexes. 

Grenat, 

Fig.  /.  Grillai  à vingt-quatre  faces,  qui  font  des  trapézoïdes. 
Grenat,  ^ 

Fig.  6,  bridai  à trente-(ix  faces , dont  douze  font  des  rhombes, 
& les  vingt-quatre  autres  font  des  hexagones  alongés , interpoles 
entre  ces  rhombes. 

Grenat, 

P'g'  7‘  Criflal  formé  de  deux  pyramides  hexaèdres  fort  alon- 
gées , oppofées  l’une  à l’autre  par  leur  bafe , & ayant  chacune 
Jix  faces , qui  font  des  uiangles  ifocèles. 

Rubis  oriental. 

Topaze  orientale. 

Saphir  oriental. 

Saphir  du  Puy. 

Fig,  S,  Priline  tétraèdre,  ou  à quatre  pans,  formant  enfemble 
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deux  angles  a!gu$  & deux  obtus,  terminé  par  un  fommet  à quatre 
faces,  qui  font  des  triangles  fcalcnes. 

Rubis  du  Brefd, 

Topaze  du  BrtJÎL 

Fig.  f , Prifme  qui  diffère  du  pre'cédem  en  ce  que , vers  chaque 
angle  aigu  , il  y a deux  petits  pans  de  plus , ce  qui  en  fait  un  priline 
otflai'dre;  & en  ce  que  les  quatre  faces  du  fommei  font  des  trape'- 
zuïdes. 

Aubis  du  Brejil. 

Topa-^c  du  Brtfil. 

Fig.  10.  Prifme  oélacdre,  ou  à huit  pans,  quatre  grands  & 
quatre  petits  , dont  le  fummet  eff  compofé  de  douze  faces  latérales 
inclinées,  de  differentes  ftgures,  & d’une  treizième  face  horizontale, 
qui  eff  hexagoné. 

Topaze  de  Saxe. 

Aigue-marine  orientale. 

Fig.  I r.  Prifme  hexaèdre,  ou  i ftx  pans  régitliers,  terminé  i 
chacune  de  (es  extrémités  par  un  pian  hexagone. 

Aigue  - marine  occidentale. 

Émeraude  du  Pérou. 

ChryfoUte  du  Btejil. 

Spath  calcaire  prifmaiiijue, 

Fig.  1 2,  Prifme  tétraèdre  reèlangle , ou  il  quatre  pans , terminé 
à chacune  de  fes  extrémités  par  un  fominet  ii  quatre  faces  , qui 
font  des  triangles  ifocèles. 

Jargon  de  Ceylan. 

Ftg.  tj.  Prifme  tétraèdre  reèlangle,  ou  à quatre  pans  hexa* 
gones , terminé  à chacune  de  les  extrémités  par  un  fommet  à quatre 
faces  rhombes , qui  répondent  aux  arêtes  du  prifme. 

Hyacinthe. 

Fig.  1 4.  Prifme  hexaèdre  , ou  à llx  pans , dont  les  arêtes 
font  fouvent  abattues  plus  ou  moins  profondément  , terminé  à 
chacune  de  fes  extrémités  par  un  fommet  à fix  faces. 

ChryfoUte  des  joailliers, 

Fg,  IJ,  Prifme  hexaèdre,  ou  à fix  pans,  terminé  à une  de  Ce» 
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extrémités , & que^uefbis  aux  deux , par  un  fommet  à Cix  faces 
triangulaires. 

Crijlal  de  mie. 

Quarti. 

Fig.  iS.  Criflal  thomboïdal,  ou  à faces  rhomboïdales  très- 
bien  déterminées. 

Cfes  criflallifî. 

Fig.  1 7.  Prifme  tétraèdre  incliné , ou  è quatre  pans , dont 
deux  reébingulaires  & deux  rhomboïdaux,  terminé  à chacune  de  Tes 
extrémités  par  une  face  reélangle. 

Spath  étincelant. 

Fig,  1 1.  Prifme  hexaèdre , ou  à fix  pans , dont  deux  hexa- 
gones & quatre  quadrilatères  , terminé  à chacune  de  fes  extrémités 
par  un  fommet  i deux  faces  pentagonales. 

Spath  étincelant. 

Fig.  If.  Prifme  décaèdre,  oui  dix  pans , dont  deux  grands 
oéiogones  & huit  petits  en  trapèzes  , terminé  à chacune  de  fes 
extrémités  par  un  fommet  compofé  d’une  grande  face  ennéagone 
ou  i neuf  c6tés , d'une  grande  eptagone  ou  a fept  côtés,  & de 
quatre  pteiites  faces  trapézoïdes. 

Spath  étincelant. 

Fig,  ao,  Prifine  hexaèdre,  ou  à fix  pans  en  parallélogrammes 
obliquangles,  terminé  i chacune  de  fes  extrémités  par  un  fommet 
i trois  faces  rhomboïdales. 

Schorl  noir  prifmatique  hexaèdre. 

Fig,  a.  / . Prillne  oélaèdre , ou  à huit  pans , dont  deux  grands 
hexagones  , quatre  petits  en  trapèzes  , & deux  plus  peüts  en  ptaral- 
iélogramnies  obliquangles,  terminé  à chacune  de  fes  extrémités  par 
un  ibmmet  à deux  faces  hexagones.  • . 

Schorl  noir  prifmatique  oâaedre. 

Fig.  a a.  Prifme  ennéaèdre  , ou  à neuf  pans , dont  trois  grands 
pentagones  & fix  petits  en  parallélogrammes  obliquangles , terminé 
i chacutie  de  (es  extrémités  par  un  fommet  à trois  faces , penu- 
gonales  i une  des  extrémités  & hexagones  à l’autre  ; les  arêtes 
d’un  des  fommets  répondant  aux  faces  de  l’autre. 

Schorl  noir  prifmatique  ennéaèdre. 

Tourmaline  de  Ceylan, 
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T»urmahnt  i’Efpagnt  if  du  Tyrol. 

Émeraudt  du  Brtfl, 

Ptridti, 

Saphir  du  Brtftl. 

Fig.  JJ.  ParalWipipède  rhomboïdal  très-comprimé,  dont  deux 
arêtes  oppofées'  font  remplacées  par  des  facettes. 

SchorI  violet  du  Dauphiné.  ^ » 

Fig.  2^.  Deux  prifmes  hexaèdres,  ou  à /ix  pans,  croifcs  à 
angles  droits. 

Pierre  de  croix. 

Fig,  JJ.  Deux  prifmes  hexaèdres,  ou  à ftx  pans,  croifés  i 
suigles  aigus. 

Pierre  de  croix, 

F, g.  ji.  Crillal  cubique,  ou  à iix  faces  quarrées. 

ZéoUte, 

Spath  fluor. 

Fig.  J 7.  Lame  hexagone , ou  i (ix  côtés. 

Mica  criflalHJè. 

Ftg.  J 8,  Criflal  décaèdre,  ou  i dix  hcti,  dont  la  Atr/àce 
cft  compofée  de  deux  parallélogrammes  obliquangles  oppoféa 
enir’eux , i chacun  des  côtés  deiquels  répond  un  trapèze  placé 
en  bizeau. 

Cypfe. 

Fig.  jp.  Lame  rhomboïdale. 

Spath  pefant  rhombdiJal, 

Fig.  J ».  Criflai  oélaèdre  cunéiforme.  II  e(l  compofé  de  deux 
pyramides  quadrangulaires  reélangles , oppofées  l’pne  è l’autre  par 
leur  bafe  , mais  dont  deux  des  côtés  oppofés  font  plus  longs  que 
ks  deux  autres  : les  deux  faces  qui  répondent  aux  côtés  long» 
font  des  trapèzes  ; & les  deux  autres  font  des  triangles.  Dan» 
celui-ci  les  fommets  font  aigus. 

Spath  pefant  oâaedre. 

Fig.  ji.  Criftal  oélaèdre  cunéiforme,  qui  ne  dlfièxe  du  pré- 
cédent qu’en  ce  que  fes  fommets  font  obtus. 

Spath  pefant  oüa  'edre. 
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Fig,  J 2,  Grillai  odacdre  cunciforme , qui  dilfcre  des  deux 
précrdcns , en  ce  que  Tes  rotiiniets  manquent , & font  remplaces 
chacun  par  une  grande  face  redangle  ; & en  ce  que  les  huit 
petites  faces  font  des  trapèzes. 

Spath  pefant  en  table. 

Fig.  ] J . Parallélipipède  rhomboïdal , ou  crillal  à fix  Aces 
rhomboïdales,  dont  le  grand  angle  ell  de  loi'  3a'  13". 

^ Spath  perlé. 

Crijlal  d'ijiande. 

Fig.  ^4.  Parallélipipède  rhomboïdal  , ou  cridal  i üx  Aces 
rhomboïdales  , dont  les  fommets  font  très-obtus. 

Spath  calcaire  lenticulaire. 

Fig.  //.  Crillal  dodécaèdre,  dont  la  furface  ell  compofc'e  de 
douze  triangles  fealènes , dilpofés  fix  à fix  autour  des  foininets. 

Spath  calcaire  pyramidal , dit  Dent  de  cochon, 

Fig,  }S.  Prifme  hexaèdre,  ou  & fix  pans  hexagones,  terminé 
à chacune  de  l'es  extrémités  par  un  foinmet  alongé  à fix  faces 
tétragones  , ou  à quatre  côtés. 

Spath  calcaire  prijmatiqut  Ù"  pyramidal. 


PESANTEUR 
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PESANTEUR  SPÉCIFIQUE 


DES  FLUIDES. 

En  général  on  appelle  Fluides  toutes  les  fubftances 
dont  les  molécules  n’ont  point  ou  prefcjue  point  d’adhérence 
entr’eiles  : de  manière  qu’elles  font  toutes  mobiles  indépen- 
damment les  unes  des  autres.  L’air  & toutes  les  fubitances 
aériformes  font  des  fluides.  Dans  ce  fens-là,  les  liqueurs  font 
aufTi  regardées  comme  des  fluides.  Ce  font  ces  deux  fortes 
de  fubdances  qui  vont  former  les  deux  Ordres  fuivans. 

ORDRE  I. 


. Liqueurs. 

Les  Liqueurs  font  des  fubftances,  dont  toutes  les 
molécules  font  extrêmement  petites,  très-mobiles  entr'elles, 
ont  très-peu  de  cohérence  les  unes  aux  autres , & (è  meu- 
vent indépendamment  les  unes  des  autres  avec  aftez  de 
liberté,  pour  que  celles  de  la  furface  fupérieure  fe  placent 
toutes  dans  un  plan  parallèle  à l’horizon.  Tels  (ont , par 
exemple,  l'eau,  le  vin,  l’huile,  &c.  Cette  grande  liberté 
de  (ê  mouvoir  indépendamment  les  unes  des  autres,  qu’ont 
les  particules  des  liqueurs , fait  que  ces  fubftances  prennent 
toujours  la  forme  des  vafes  qui  les  contiennent. 

C’ell  à la  pelântcur  fpécihque  de  l’eau  parfaitement  pure, 
telle  qu’eft  l’eau  diftillée  avec  foin , que  je  compare  les  pe- 
fanteurs  fpécifiques,  non-feulement  des  autres  liqueurs,  mais 
encore  celles  des  corps  Iblides , comme  je  l’ai  dit  ci-deftiis. 
Je  fuppofe  que  le  pied  cube  de  cette  eau  pèle  70  livres  ; 
ce  qui  eft,  à très -peu  de  chofe  près,  fon  poids  réel.  Je 


Digitized  by  Google 


338  Pesanteur  s pécif iqOe 

fuppolè  de  plus  que  le  volume  d'eau  qui  fert  de  terme  de 
compaiaifon  , pèle  1 0000.  Ainfi  le  poids  que  pèle  un 
pareil  volume«de  tout  autre  corps , foit^folide , Toit  fluide , 
donne  le  rapport  qu’il  y a entre  la  pefanteur  fpccifique  de 
ce  corps  & celle  de  l’eau.  De  forte  que  la  pefanteur  fpéci- 
fique  de  ce  corps  efl  à celle  de  l’eau  diflillée , comme  le 
poids  trouvé  de  ce  corps  efl  à 1 0000  ; en  fuppofunt  toujours 
les  volumes  égaux.  L’on  peut  voir,  dans  le  diîcours  prélimi- 
naire, les  précautions  que  j’ai  prilès  pour  m’alliirer  de  cette 
égalité. 

Je  me  fuis  prelque  toujours  fervi  d’aréomètre  pour  peler 
les  liqueurs.  Un  feul  n’auroit  pas  pu  fuflire  pour  les  railôns 
que  j’ai  détaillées  dans  le  même  diîcours  préliminaire.  Je 
m’en  fuis  donc  procuré  cinq,  que  je  défigne  par  les  / , 
.2 , i . &c. 

Le  fl.'  1 efl  defliné  pour  les  liqueurs  plus  légères  que 
l’eau.  Le  volume  d’eau  diflillée,  mefuré  par  cet  aréomètre, 
pè^e  I once  3 gros  28  J grains,  ou  820  } grains.  £t  l’aréo- 
mètre pèle  648  X grains. 

Le  fl.*  J , defliné  encore  pour  les  liqueurs  plus  légères  que 
l’eau , efl  plus  gros;  afin  de  pouvoir  opérer  fur  des  volumes 
plus  ou  moins  grands,  fuivant  les  circonflances.  Le  volume 
d’eau  diflillée,  meliiré  par  cet  aréomètre,  pèle  2 onces  o gros 
!ï  5 XJ  grains , ou  ii6j  grains.  Et  l’aréomètre  pèle  p 5 o f- 
grains. 

Le  fl.*  ^ efl  defliné  pour  les  liqueurs  plus  pelantes  que 
l’eau.  Le  volume  d’eau  diflillée,  mefuré  par  cet  aréomètre, 
pèfe  I once  5 gros  66  grains,  ou  1002  grains.  Et  l’aréo- 
mètre pèle  P 04  grains.  . 

Il  efl  arrivé  un  accident  à cet  géomètre  fl,*  j : la  boule 
qui  portoit  fon  lefl,  s’en  efl  détachée;  j’en  ai  fait  remettre 
une  autre,  ce  qui  a un  peu  changé  Ion  poids  & Ion  volume. 
De  forte  que  dans  ce  fecond  état  le  volume  d’eau  diflillée , 
mefuré  par  cet  aréomètre,  pèfe  i once  5 gros  71  grains, 
ou  1007  grains.  Et  l’aréomèure  pèfe  ppj  grains.  Pour 
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diftinguer  ce  (ëcond  état  du  premier,  je  le  déligne  par  Je 
».*  3 6ii. 

Le  ^ eft  delliné  pour  les  liqueurs  beaucoup  plus 
pelantes  que  l’eau , telle  que  l’huile  de  vitriol  concentrée  : 
& aüii  qu’il  puilTe,  i.®  être  alTez  léger  pour  n’éfre  pas  fub- 
mergé  dans  l’eau;  a."  devenir  allèz  pelant  pour  pouvoir  le 
plonger  dans  la  liqueur  pelante , j’ai  fait  faire  là  tige  creulê , 
afin  de  pouvoir  augmenter  Ibn  lell,  & n’étre  pas  obligé  de 
le  trop  charger  par  le  haut , ce  qui  lui  feroit  faire  la  bafcule. 
Le  volume  d’eau  dilfiilée,  meluré  par  cet  aréomètre,  pèle 
2 onces  6 gros  4 7 grains , ou  13887  grains.  £t  l’aréo- 
mètre pèle,  làns  addition  de  lell,  1395)  7 grains. 

Le  n.”  f ell  delliné  pour  les  liqueurs  beaucoup  plus 
légères  que  l’eau , tel  que  l’éther.  Celui-ci  a aulTi  là  tige 
creufe;  mais  il  n’a  point  du  tout  de  lell,  & l’on  n'y  en 
met  qu’autant  qu’il  eit  nécellàire , fuivant  la  denfité  de  la 
liqueur  qu’on  éprouve.  11  ell  vrai  qu’il  faut , ainfi  que  pour 
le  ^ , une  opération  de  plus  ; c’ell-â-dire , qu’il  faut , à 
chaque  épreuve , s’alfurer  du  poids  de  l’aréomètre , conjoin- 
tement avec  le  lell  qu’on  y a ajouté.  Le  volume  d’eau  dif- 
tillée,  mefuré  par  cet  aréomètre,  pèle  i once  6 gros  31- 
grains,  ou  1039  grains. 

Il  y a quelques  liqueurs  que  je  n’ai  pu  me  procurer  qu’en 
petitç  quantité  , & pour  lefquelles  je  n’ai  pu  faire  ufage 
d’aucun  de  mes  aréomètres.  Pour  opérer  fur  celles-ci  j’ai 
fait  faire  deux  petits  vafes  de  verre  à peu -près  en  forme 
de  poire,  & de  volumes  dilférens  : je  les  ai  fait  remplir 
environ  à moitié  de  mercure , & fceller  enfuite  hermétique- 
ment. Cela  m’a  fait  deux  petits  corps  alTez  pefans  pour  le 
plonger  dans  toutes  fortes  de  liqueurs.  J'ai  fait  former  à cha- 
cun un  petit  anneau  , auquel  j’ai  attaché  une  Ibie , qui  fert 
à les  accrocher  Ibus  le  balTni  de  la  balance  hydrollatique. 
Si  qe  n’avois  voulu  opérer  que  llir  des  petites  quantités  , 
un  lèul  de  ces  petits  corps  m’eût  fuffi  pour  pefer  toutes  fortes 
de  liqueurs.  Car  après  m’étre  affuré  de  Ibn  poids , & l’avoir 
mb  en  équilibre  avec  un  poids  pareil  au  bras  de  la  balance  > 

Uu  ij 
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je  le  plonge  dans  l'eau  diflillée  : le  poids  qu’il  perd  alors , 
efl  celui  du  volume  d’eau  qu’il  déplace.  Je  le  plonge  enfuite 
dans  la  liqueur  que  je  veux  éprouver  : le  poids  qu’il  y perd , 
efl  celui  d’un  pareil  volume  de  cette  liqueur.  J’ai  donc  les 
poids  de  deux  volumes  égaux , l’un  d'eau , & l’autre  de  la 
liqueur  éprouvée  : & je  dis  ; le  poids  de  ce  volume  d’eau  , efl 
au  poids  d’un  piU’cil  volume  de  la  liqueur  éprouvée  , comme 
loooo  efl  à un  quatrième  terme,  lequel  donne  la  pelàn- 
teur  fpécifique  de  cette  liqueur. 

Je  donne  à ces  petits  corps , à caufê  de  leur  forme , le 
nom  de  poire.  L’un  a i 3 lignes  de  diamètre , & l’autre  i o 
lignes.  Je  délignerai  le  plus  gros  fous  le  nom  de  poire , n.°  i ; 
& l’autre  fous  le  nom  de  poire , ti."  2. 

La  poire,  n."  /,  pèle  2 onces  4 gros  0.2  ~ grains,  ou 
1462  grains;  & le  volume  d’eau  dillillée  qu’elle  mefure, 
pèle  2 gros  62  f grains,  ou  206^  grains. 

La  poire,  n°  2 , pèle  i once  2 gros  16  grains,  ou 
73^  ri  grains  : & le  volume  d’eau  dillillée  quelle  meftire, 
pèle  1 gros  x6\  grains,  ou  ^8  j grains. 

CHAPITRE  I. 

Liqueurs  aqueufes. 

On  appelle  ainfi  les  liqueurs  qui  ne  font  que  de 
l’eau , foit  pure , foit  mêlée  de  quelques  lubftances  étrangères. 

ARTICLE  I. 

Eaux  Jimples. 

J’appelle  Eaux  fimples  celles  qui  font  pures,  telle  que 
l’eau  de  pluie  recueillie  avec  foin  ; & celles  qui  ne  tiennent 
en  dilfolution  qu’une  très-petite  quantité  de  fubllances  étran- 
gères, & tellement  petite  qu’elle  ne  change  rien  ou  pres- 
que rien  à leurs  qualités  fenfibles.  Telles  font  communément 
les  eaux  de  rivières  & de  fontaines. 

I.  Eau  diflUUe.  C’ell  à la  pelânteur  fpécifique  de  cette  eau 
que  font  comparées  les  pefanteurs  Ipéciliques  de  tous  les 
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autres  corps , (bit  folides , foit  fluides.  Je  détermine  cette 
peianleur  ipécifique  à loooo.  Le  pouce  cube  de  l’eau  dil- 
lillée  ptiê  5 gros  i 3 grains;  & le  pied  cube  70  livres. 

700.  Eau  Je  pluie.  Celle  eau  a été  reçue  immédiatement  du 
nuage , dans  des  vaiés  impénétrables  à l’eau , tels  que  des 
vafes  de  verre  ou  de  fayence.  Le  volume  d’çau  dillillée, 
nieluré  par  l’aréomètre , n."  i,  pèfe  820  y grains  : le  volume 
d’eau  de  pluie , melüré  par  le  meme  aréomètre , pèfe  préci- 
fément  le  même  poids  ; ce  qui  prouve  que  là  pefantcur  fpé- 
cilique  efl  la  même  que  celle  de  l'eau  dillilice,  c’ell-à-dire, 
(loooo,  & qu’elle  peut  de  même  lervir  de  terme  de  com- 
parailon.  Le  pouce  cube  de  l’eau  de  pluie  pèle  donc  j 
gros  1 3 j grains  ; & le  pied  cube  70  livres. 

701.  Eau  Je  la  Seine  fliree.  Le  volume  d’eau  diftillée,  mefuré 
par  l’aréomètre,  n."  i,  pèfe  820  j-  grains;  le  volume  d’eau 
de  la  Seine,  mefuré  par  le  même  aréomètre,  pelôit  820  7 
grains  ; ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  Ipécifique  1 000 1,3. 
Le  pouce  cube  de  cette  eau  pèle  5 gros  13,4  grains;  & le 
pied  cube  70  livres  o once  1 gros  25  grains. 

702.  de  puits.  Cette  eau  venoit  du  puits  de  la  maifôn  où 
je  demeure  aéluellement , rue  de  Condé,».'  77.  Le  volume 
d eau  diftiilé*e,  mefuré  par  l’aré-omètre,  ^ i«,pèlè  1007. 
grains  : le  volume  de  cette  eau  de  puits , meluré  par  le 
même  aréomètre,  p>e(bit  1008  7 grains  ; ce  qui  donne  pour 
fa  pefanteur  Ipécifique  10017.  Le  pouce  cube  de  cette  eau 
pèle  J gros  14  grains;  & le  pied  cube  70  livres  1 once 
7 gros  17  grains. 

703.  Eau  J'Arcueil.  Le  volume  d’eau  diflillée  , mefuré  par 
l’aréomètre,  n.‘  /,  pèfe  820  | grains  : le  volume  d’eau  d’Ar- 
cueil , meluré  par  le  même  aréomètre,  pefoit  820  ^ grains; 
ce  qui  donne  pour  fâ- pefanteur  Ipécifique  10004,6.  Le 
pouce  cube  de  cette  eau  pèle  3 gros  13,5  grains  ; & le 
pied  cube  70  livres  o once  4 gros  5)  grains. 

704.  Eau  Je  VJleJ'avray.  Celte  eau  vient  d’une  fontaine  de 
Viilcd'avray , village  litué  entre  Verfâilles  & Saint-Cloud. 
C’eft  de  cette  eau  dont  boit  ordinairement  le  Koi.  On  1» 
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croit  meilleure  que  celles  que  l’on  boit  à Verlàilles.  Elle 
n’efl:  cependant  pas  fi  pure  que  celle  de  la  Seine  : elle  eft 
plus  {gelante , comme  on  le  va  voir  ; & la  diirolution  d'ar- 
gent par  refprit  de  nitre , la  rend  aflez  laiteufe.  Le  volume 
d’eau  dillillée , meliiré  par  l’aréomètre , n."  j iis , pèle  1 007 
grains:  le  volume  d’eau  de  Villed’avray , mefuré  par*  le 
meme  aréomètre,  pefoit  1 007  grains  ; ce  qui  donne  pour 
fa  pelânteur  Ipécilîque  10004,3.  Le  pouce  cube  de  cette 
eau  pèfe  5 gros  13,5  grains;  & le  pied  cube  70  livres 
O once  3 gros  6 1 grains. 

705.  E<iu  de  mer.  Cette  eau,  qui  a été  prîfe  dans  l’Océan, 
à la  baie  de  Saint- Brieux  en  Bretagne,  m’a  été  apportée 
par  M.  Allaire,  Adminiftrateur  des  domaines  du  Roi.  Le 
volume  d’eau  dillillée,  mefuré  p.ir  l’aréomètre j bis, 

f>èlè  1 007  grains  : le  volume  d’eau  de  mer , mefuré  par 
e même  aréomètre,  pelôit  1033  j-  grains  ; ce  qui  donne 
pour  là  pelânteur  Ipécilîque  10263.  Le  pouce  cube  de  cette 
eau  pèle  5 gros  23  grains;  & le  pied  cube  71  livres  13 
onces  3 gros  47  grains. 

7 O 5.  Eau  du  iac  Afphahite  ou  Mer-morte.  Cette  eau  m’a  été 
fournie  par  M.  Sage,  de  l’Académie  des  Sciences.  Elle  paroit 
confidérablement  chargée  de  fel  marin  ; car  , pour  peu  qu’il 
s’en  évapore , le  lèi  fe  criHailile  au  fond  du  vaië  qui  la  con- 
tient. Le  volume  d’eau  dillillée,  mefuré  par  l’aréomètre,  «.*  j 
bis,  pèfe  1007  grains:  le  volume  d’eau  du  lac  Alphaltite, 
mefuré  par  le  même  aréomètre , pefoit  1 247  grains  ; ce  qui 
donne  pour  là  pefanteur  fpécilique  12403.  Le  pouce  cube 
de  cette  eau  pèle  6 gros  3 i grains  ; & le  pied  cube  8 6 
livres  13  onces  1 gros  6 grains. 

ARTICLE  II. 

Eaux  minérales. 

On  povRRoiT  regarder  comme  des  Eattx  minérales. 
toutes  celles  qui  fe  trouvent  naturellement  chargées  de  quel- 
ques fubllances  hétérogènes  , qu’elles  ont  dillôutes  dans 


•I 


Digitized  by  Google 


7.07' 


DES  Corps,  343 

Tintérieur  de  la  terre  : dans  ce  fens,  prefque  toutes  les  eaux 
qui  coulent  à la  furface  de  la  terre,  telles  que  celles  des  Ton» 
laines  & des  rivières , ainft  que  celles  qui  coulent  dans  les 
canaux  fouterreins,  pourroient  être  regardées  comme  des  Eaux 
minérales  ; car  il  n’y  en  a preique  point  qui  ne  contiennent 
quelques  fubllances  étrangères  à leur  nature.  Mais  on  e(l 
dans  Tulsige  de  n’appeller  Eaux  minérales  que  celles  qui  con- 
tiennent des  fubllances  galêulês , fulfureufes  , falines  ou 
métalliques,  & qui  font  en  uiàge  pour  la  guérifon  de  cer- 
taines maladies. 

On  trouve  dans  les  eaux  minérales  l’acide  lùlfureux  vo- 
latil, le  Ibufre  pur,  le  foie  de  Ibufre,  les  lèls  vitrioliques  à 
balè  terreufe;  fouveiit  le  vitriol  de  mars;  rarement  le  vitriol 
de  cuivre  ; plus  rarement  encore  le  vitriol  de  zinc  ; les  lels 
vitrioliques  à balè  de  fel  alkali , tels  que  le  (èl  de  Glauber , 
le  lèl  marin  , le  lel  marin  à balè  terreulè  ; le  gas  méphitique 
& le  gas  inflammable. 

On  divilè  les  eaux  minérales , à railbn  des  principes 
qu’elles  contieiuient,  en  Eaux  thermales  lalines.  Eaux  thermales 
lulfureufes , Eaux  froides  fulfureulès , Eaux  froides  falines , 
Eaux  froides  ferrugineufes , Eaux  froides  acidulés  , Eaux 
froides  alkaltnes.  Nous  allons  en  parler  en  autant  de  para- 
graphes dilFérens.  On  appelle  thermales  celles  qui  font 
naturellement  chaudes.  ^ 

S.  I. 

Eaux  thermales  falines. 

Eau  de  Balaruc.  La  fontaine  qui  fournit  cette  eau,  efl 
en  Languedoc , dans  le  village  de  Balaruc , fitué  fur  l’étang 
à une  Ûeue  de  Frontignan,  & à quatre  lieues  de  Mont- 
pellier. La  chaleur  de  cette  eau  va  julqu’à  42  degrés  du 
thermomètre  de  Réaumur.  Ces  eaux  lont  onélueufes  au  tou- 
cher, & d’un  goût  très-falé.  Elles  contiennent  de  la  Iclé- 
nite,  du  fel  marin  à balè  terreufe  & de  la  terre  ablbrbante. 
Chaque  livre  de  ces  eaux  contient  ordinairement  i gros  de 
fel  marin.  Le  volume  d'eau  dillillée,  mefuré  par  l’aréomètre. 
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11°  J Sis , pèfê  1007  grains:  le  volume  d’eau  de  Balaruc, 
nieluré  parle  même  aréomètre,  pefôit  10 147  grains;  ce  cjui 
donne  pour  fa  pefanteur  (pécifique  10074.  pouce  cube 
de  celte  eau  pèle  5 gros  1 6 grains  ; & le  pied  cube  70 
livres  8 onces  2 gros  22  grains. 

708.  Châtd-guyon.  Chàtel-guyon  ell  un  village  d’Au- 

vergne , fitué  à une  lieue  au  nord  de  Riom.  11  y a là  cinq 
lôurces  qui  fourniflènt  des  eaux;  qui  contiennent  àpeu-près 
les  mêmes  principes.  Leur  chaleur  efl  de  23  à 24  degrés. 
Ces  eaux  font  tout-à-la-fois  thermales , galèuæs , acidulés  & 
purgatives.  Leur  analyfe  a prouvé  qu’elles  contiennent  du 
lèl  marin,  du  lèl  d’epfom  à bafe  terreulê,  cette  même  bafe 
libre,  du  fer,  une  terre  calcaire,  & une  allez  grande  quan- 
tité de  gas  méphitique.  Le  volume  d’eau  dillillée,  melùré 
par  l’aréomètre , n."  J bis,  pèfe  1007  grains:  le  volume 
d’eau  de  Châtel-guyon  , mefuré  par  le  même  aréomètre , 
pelôit  toit  grains  ; ce  qui  donne  pour  là  pelànteur  Ipéci- 
ïique  10000.  Le  pouce  cube  de  cette  eau  pèle  j gros  16 
grains  ; & le  pied  cube  70  livres  6 onces  5 gros  5 j grains. 

70^.  Bourbonne- les -bains.  La  fource  qui  lournit  ces 

eaux  ell  à Bourbonne -les -bains,  petite  ville  de  la  Cham- 
pagne , dans  le  BalTigni , à deux  lieues  de  Châiillon-fur- 
Saône , & à lept  de  Langres.  Leur  chaleur  ell  de  5 5 degrés. 
Ces  eaux  ont  uift  odeur  de  foufre,  & un  goût  légèrement 
falé.  Si  elles  contiennent  du  foufre,  il  ell  volatil  & fe  dif- 
fipe  très-promptement.  Leur  analyle  a prouvé  qu’elles  con- 
tiennent par  livre  6 grains  de  terre  calcaire,  5 grains  de 
lelénite , & beaucoup  plus  de  fel  marin.  Le  volume  d’eau 
dillillée , mefuré  par  l’aréomètre , n.°  j bis , pèfe  1007  grains  : 
le  volume  d’eau  de  Bourbonne , mefuré  par  le  même  aréo- 
mètre , pelbit  1 0 1 2 -J  grains  ; ce  qui  donne  pour  fa  ptlàn- 
teur  Ipécifique  10057.  Le  pouce  cube  de  cette  eau  pèfe 
5 gros  I 5 grains  ; &.  le  pied  cube  70  livres  6 onces  3 
gros  5 grains. 

710.  Eau  ^e  Vichy.  Vichy  ell  une  petite  ville  du  Bourbonnois, 
lîtuce  Itir  la  rive  gauche  de  l’Ailier , à environ  une  lieue 

de 
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(Je  Cu(Tet,  à fix  de  GaniiaC  & à ijùiii/e  de  Moulins.  Il  y 3 
plulîeiirs  lontaines  d’eaux  minérales,  dont  la  chaleur  ell  dif. 
léreme;  la  moins  chaude  ell  à 23  dei'ics  , & la  plus  chaude 
à 40.  Il  ne  s’agit  ici  c]ue  de  celle  qui  fournit  les  eaux  que 
l’on  tranlporte  à Paris  & dans  les  provinces.  Ces  eaux  font 
fj)iritueufês.  Si  d’un  goût  de  Tel  allez  fort.  Elles  contiennent 
une  matière  bitumineule , du  fer , un  alkali  naturel , du  fel 
marin  Si  du  fèl  de  Glauber  : il  y a de  tous  ces  fels  enlemble 
environ  i gros  par  livre  d’eau.  Le  volume  d’eau  dillillée, 
niefuré  par  l’arcDmctre,  fi."  J l>îs , pèle  1007  grains:  le 
volume  d’eau  de  Vichy,  mefurc  par  le  même  aréomètre, 
pefoit  1 0 £ 2 grains  ; ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur 
fpécilique  10035.  Le  pouce  cube  de  celte  eau  pèle  3 gros 
1 5 grains  ; & le  pied  cube  70  livres  6 onces  1 gros 
20  grains.  « 

7 1 1.  Eau  Je  la  Mothe.  La  fource  qui  fournit  ces  eaux  efl  dans 
le  bourg  de  la  Mothe  en  Dauphiné,  à^cinq  lieues  de  Gre- 
noble, & fort  au  pied  d’une  montagne  fur  le  bord  du  Drar. 
La  chaleur  de  ces  eaux  efl  d'environ  43  degrés.  Elles  ont  une 
laveur  falée:  elles  noircilfent l’argent  & les  bouchons,  quoi- 
qu’on n’y  trouve  aucun  principe  fulfureux.  Chaque  livre  de 
cette  eau  contient  7 gros  de  fel  marin  à b.ife  terreiifè,  & 
environ  1 3 grains  de  terre  abforbante.  Le  volume  d’ea  i 
diflilice,  mefuré  par  l’aréomètre, «."j  bis , jsèfê  i 007  grains: 
le  volume  d’eau  de  la  Mothe,  mefuré  par  le  meme  aréo- 
mètre, pefoit  lo  1 1 i grains;  ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur 
fpécilique  c 0047.  Le  pouce  cube  de  cette  eau  pèfe  5 gros 
• ;l  5 gmins;  Si  le  pied  cube  70  livres  5 onces  2 gros  8 grains, 

• S.  I I. 

Eaux  thermales  fulfiireufes. 

712*  Eau  de  Bonnes.  Les  fburces  qui  fourniflênt  ces  eaux 
font  dans  le  Béarn,  dans  la  vallée  d'Ofliin,  paroiffe  d’Aas, 
vers  le  bas  de  la  montagne  de  Cofme,  l’une  des  Pyrénées, 
à quatre  lieues  dç  Pau,  U y a quatre  fontaines,  dont  trois 


^^4^6  E s A NT  EU  R SPÉCIFIQUE 
feulement  loin  en  ufage,  & Jont  la  chaleur  efl  Je  2 i à 28 
degrés,  tlles  contiennent  toutes  trois  les  mêmes  principes,  & 
à peii-prcs  dans  les  mêmes  proportions.  Ces  eaux  font  onc- 
tueules,  grades,  favonneufes,  Ipirilueufès,  & d’une  odeur  d’oeufs 
cuits  & non  couvés.  Elles  charient  des  flocons  blanchâtres, 
femblables  à des  glaires.  Elles  dépolênt  un  fcdiment  jaunâtre, 
& noircid'cnl  l'argent.  Le  réfiJn  de  leur  évaporation,  qui  efl 
au  plus  de  7 grain  par  livre  d’eau  , efl  un  foie  de  Ibufre 
terreux:  ce  réfidu  imprime  fur  la  langue  un  goût  fêmblable 

, à celui  du  Tel  marin.  Le  volume  d’eau  diflillée , mefurc 
par  raréomètre,  «.*  j bis,  pèfè  1007  grains:  le  volume 
d’eau  de  Bonnes , melurc  par  le  m’ême  aréomètre , pefbit 
1007  grains;  ce  qui  donne  pour  fa  pefànteur  fpédfique 
10005,6.  Le  pouce  cube  de  cette  eau  pèfè  5 gros  13,5 
grains;  & le  pied  cube  70  livres  o once  « gros  i grain. 

713.  Edu  (le  Baredge.  Baredge  efl  un  village  fitué  au  comté  de 
Bigorre,  au  pievi  des  Pyrénées,  à fept  lieues  de  Bagnières. 
Il  y a là  plulieurs  fortes  d’eaux  minérales,  dont  la  chaleur 
efl  depuis  3 2 jufqu’à  44  -j  degrés.  Ces  eaux  font  onélueu- 
fes , douces  an  toucher  comme  l’eau  de  favon  : elles  cha- 
rient des  flocons  gras,  mous,  fàvonneux , de  couleur  cen- 
drée. Les  cuves  & les  pavés  des  bains  font  enduits  de  cette 
matière.  Ces  eaux  noircillent  l’argent  & les  bouchons.  Elles 
ont  un  goût  lullureux  , doux  , ftde  & défâgréable.  Le 
réfidu  de  leur  évapor.ation,  qui  n’efl  que  de  1 7 gr.iin  par 
livre  d’eau,  efl  un  vrai  foie  de  foufre  terreux,  d’un  gris 
de  cendre , qui  imprime  fur  la  langue  un  goût  falé  propre 
au  fel  marin.  Le  volume  d’eau  diflillée , mefuré  par  l’aréo- 
mètre, n°  J bis,  pèfè  1007  grains:  le  volume  d’eau  de 
Baredge,  mefuré  par  le  même  aréomètre,  pefbit  1007 
grains;  ce  qui  donne  pour  fà  pefànteur  fpécifique  10003,7. 
Le  pouce  cube  de  cette  eau  pèlè  5 gros  13,5  grains;  & 
le  pied  cube  70  livres  o once  3 gros  24  grains. 

714.  Eau  de  Cauterefli,  Cauterellz  ell  un  village  fitué  au  comté 
Je  Bigorre,  à fèpt  lieues  de  Baredge.  Douze  fources  y fourni 
niliènt  des  eaux  minérales,  dont  la  chaleur  efl  depuis  3^ 
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jufqu’i  43  degrés.  Ces  eaux  refTemblent  à celles  de  Baredg?, 

& contienneiu  les  mêmes  principes , avec  cette  feule  diffé- 
rence,  quelles  dépolênt  plus  de  foufre.  Le  volume  d'eau 
diftillée,  mefurc  par  l’aréomètre,  bis,  pèle  1007  grains: 
le  volume  d’eau  de  Cauteredz , mefuré  par  le  même  aréo- 
mètre, pefoit  1 007  4 grains  : ce  qui  donne  pour  là  pefanteur 
Ipécifique  10002,5.  Le  pouce  cube  de  cette  eau  pèfe  5 
gros  13,4  grains;  & le  pied  cube  70  livres  o,once  2 ^ros 
17  grains. 

715.  Eau  Je  Plombières.  Plombières  ell  un  bourg  limé  dans 
la  partie  des  Vôges-lorraine,  qui  confine  à la  Franche-comté, 
à deux  lieues  de  Remiremont.  Les  Iburces  d’eau  minérales 
y font  en  très-grand  nombre  ; mais  fept  principales  fournif- 
i'ent  les  eaux  qui  font  le  plus  en  ufage , & dont  la  cha- 
leur ell  depuis  le  degré  de  l’eau  tiède,  jufqu’à  56  degrés. 

Ces  eaux  ne  contiennent  par  livre  que  7 grain  de  terre 
argileufo , & 7 de  grain  d’un  Tel  alkalin.  Le  volume  d’eau 
didiliée , mefuré  par  l’aréomètre,  n."  j bis , pèfo  1 007  grains  ; 
le  volume  d’eau  de  Plombières , mefuré  par  le  même  aréo- 
mètre, pefoit  1007  T grains:  ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur 
Ipécifique  10001,2.  Le  pouce  cube  de  celte  eau  pèfe  5 
gros  13,4  grains;  & le  pied  cube  70  livres  o once  i gros 
J grains. 

S.  I I I. 

Eaux  froides  fulfurenfes, 

'A.  715.  Eau  J'Etighieii.  La  fource  qui  fournit  cette  eau  ell  à 
Montmorency  ou  Enghien,  dillantde  Paris  de  quatre  lieues. 

Elle  ell  nouvellement  découverte.  Plufieurs  ChimiHes  en 
ont  fait  l'analyfe  ; ce  qui  a appris  que  cette  eau  contient  du 
gas  hépatique,  du  foufre,  de  la  lélcnite , de  la  craie  & du 
lel  marin  è bafe  terreulè.  Le  dernier  examen  en  a été  fait 
par  M.”  les  CommilTaircs  de  la  Société  royale  de  Médecine  : 

M.  de  Fourcroy , de  l’Académie  des  Sciences , qui  a été  \ 

Xx  ij 
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un  de  ces  Commiflaires , m’a  fourni  de  celte  eau  & m’a 
appris  les  pariiailarités  fui  vantes. 

L’eau  d'Enghien  ou  de  Montmorency , a été  découverte 
en  1766,  par  le  P.  Cotte,  Prêtre  de  l’Oratoire  &.  CorreP- 
pondant  de  l’Académie  des  Sciences  de  Paris.  Cette  eau 
ell  fortement  hépatlfée;  fon  odeur  fétide  fe  fait  feiitir  au 
loin  : elle  colore  en  noir  tous  les  métaux  blancs  : elle 
tue  les  poi lions  & tous  les  animaux  aquatiques  qu’on  y 
plonge  : elle  dépote  à l’air  du  foufre  mêlé  de  craie  & de 
(éléniie.  Ce  dépôt  forme  une  légère  pellicule  à fa  furface. 
Les  corps  qui  y font  plongés , fe  couvrent  d'un  fédiment  de 
la  même  nature.  Sa  température  allez  confiante  ell  de  i 2 
degrés  au-de(liis  de  zéro  du  tliermomètre  de  Réaumur.  Elle 
ne  gèle  point  dans  fon  ballin. 

M.  Macquer  l’examina  en  ij66 , & la  crut  neutralilce 
par  une  elptce  de  foie  delôufre  terreux.  M.  Veillard  ne  pro- 
nonça point  dans  fbn  analyfe  de  ces  eaux , préfentée  à l’A- 
cadémie en  1771  , fur  l’état  du  foufre  qui  y efl  contenu. 
M.”  les  Commiflaires  de  la  Faculté  de  Médecine  de  Paris  ^ 
qui  en  firent  l’examen  quelque  temps  après  , crurent  que  le 
foufre  y étoit  dillôus  à la  faveur  de  i’aikali  minéral , 5c 
que  cet  hépar  étoit  décompofé  à l’air  par  la  félénite  & le 
lel  marin  à bafè  terreufe  ; que  c’étoit  par  cette  railbn  qu’il 
fe  formoit  dans  cette  eau,  gardée  quelque  temps,  un  précir 
pité  compofé  de  foufre  & de  terre  calcaire.  M.  Deyeux, 
M.*  Apothicaire  de  Paris,  en  donna  une  nouvelle  analyfe 
en  1774.  Le  fbufre  y efl  diflbus,  fuivaiit  lui,  par  le  Cauf- 
ticum  de  Meyer. 

Quoique  les  recherches  de  ces  Savans  foient  exaéles  en 
elles-mêmes , leur  théorie  n’a  pas  la  même  exaélitude , parce 
qu’on  ne  connoidbit  pas , à l’époque  de  leurs  travaux  , la 
nature  & les  propriétés  du  gas  liépatique  contenu  dans 
celte  eau. 

M.  de  Fourcroy  s'efl  occupé  de  nouveau  de  lanalyfe  des 
eaux  d’Enghien  , d’après  le  vœu  de  la  Société  royale  de  Mé- 
decine. 11  a découvert  plufteurs  moyens  de  féparer  le  foulxQ 


Digitized  by  Google 


DES  Corps.  349 

êc  le  gas  hépatique  de  ces  eaux  : il  a prouvé  que  c’eft 
véritablement  ce  gas  qui  les  minéralile.  L’acide  nitreux  fu- 
mant & l’acide  fulfurcux  décompofent  ce  gas  & en  féparent 
le  foufre  qui  y e(l  contenu,  lliivant  lui,  à la  dole  d’envi- 
ron deux  tiers  de  grain  par  livre  d'eau. 

Quant  aux  principes  fixes  qui  y font  didbus  , tous  les 
Chimilies  qui  ont  examiné  ces  eaux , y ont  reconnu  de  la 
fclénite  , de  la  craie  & du  Tel  marin  à bafe  terreufe.  Mais 
M/‘  Veillard  &les  CommilTaircs  de  la  Faculté  de  Médecine 
y admettent  du  fel  de  Glauber  ; Sc  M.  Deyeux  , du  fel 
d’epfom.  M.  de  Fourcroy  n’a  point  encore  prononcé  fur  cet 
objet  : on  le  trouvera  difeuté  dans  l'ouvrage  qu’il  doit  publier 
fur  ces  eaux.  La  quantité  de  ces  diverles  liibltances  falines 
efl  d’ailleurs  fi  peu  confidérable , qu’elles  ne  font  point  üifcep- 
tibles  d’influer  lênfiblement  fur  les  propriétés  de  cette  eau. 

Le  volume  d’eau  diftillée,  mefurc  par  l'aréomctre,  /;."  ^ 
lis,  pèfe  1007  grains:  le  volume  d’eau  d’Enghien,  niefuré 
par  le  meme  aréomètre,  pefoit  1007  -j-j  grains  : ce  qui 
lionne  pour  la  pefanteur  Ipécifiquff  10006,8.  Le  pouce  cube 
de  cette  eau  pèle  5 gros  13,6  grains;  & le  pied  cube  70 
livres  o once  6 gros  7 grains. 

S.  I V. 

Eûux  froiJts  falines. 

y 16.  Eav  de  Sed/iti-  La  fource  qui  fournit  ces  eaux  eft  au 
village  de  Sedlitz  en  Bohème,  à deux  milles  de  Tæplitz. 
On  retire , de  1 2 onces  de  ces  eaux , 2 gros  d’un  fel  neutre 
& amer,  qui  les  rend  purgatives:  aulfi  font-elles  très-amères. 
Le  volume  d’eau  diftillée,  mefuré  par  l’aréomètre,  w,” 
pèfe  i i6y  ~ grains  : le  volume  d’eau  de  Sedlitz , meforé 
par  le  même  aréomètre,  pefoit  1187  grains  : ce  qui 
donne  pour  là  pefanteur  fpécifique  i o 1 74.  Le  pouce  cub« 
de  cette  eau  pèfe  5 gros  20  grains;  &.  le  pied  cube  71, 
livres  3 onces  3 gros  65  grains. 

£mu  de  Sejfdfhiiti.  La  iburce  qui  fournit  ces  eaux , 
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efl  auprès  du  village  de  Seydichutz  en  Bohème, à un  quart 

de  lieue  au-dellüs  .de  Sediilz.  Ces  eaux  font  lêmblables  à 

celles  de Sedlitz  , excepté  quelles  contiennent , par  i 2 onces,  { 

I O grains  de  Tel  de  plus  ; & qu’en  confcquence  elles  font 

un  peu  plus  purgatives,  & que  la  faveur  en  efl  un  peu  plus 

amère.  Le  volume  d’eau  dillillée,  mefuré  par  i’arcomètre,  1 

ti.°  j bis,  pèfë  1007  grains  : le  volume  d’eau  de  Seyd- 

fchuiz , meluré  par  le  même  aréomètre,  pefoit  1 02  5 f grains  : - 

ce  qui  donne  pour  fa  pefânteur  fpécifique  i o i 87.  Le  pouce 

cube  de  cette  eau  pèle  5 gros  20  grains;  & le  pied  cube 

71  livres  4.  onces  7 gros  4.0  grains. 

718,  Eau  lie  Vah.  Les  lources  qui  fourniflênt  ces  eaux  font 
au  bourg  de  Vais  dans  le  bas  Vivarais,  au  pied  des  mon- 
tagnes, à une  lieue  d’Aubenas,  à quatre  de  Langogne,  à 
fix  de  Viviers,  & à neuf  du  Puy  en  Vélay.  Il  y en  a cinq 
principales  qui  font  (itiiées  auprès  du  torrent  de  la  Volane. 

C’ell  de  celle  appelée  la  Maiijuife,  dont  il  efl  ici  quefllon. 

Les  eaux  de  cette  fource  contiennent,  par  livre,  du  fer  en 
très-petite  quantité;  7 7 grains  de  terre  abforbante,  7 grain 
de  terre  vitrifiable,  8 grains  de  fel  marin,  & jtî  grains 
d’alkali  marin.  Le  volume  d’eau  dillillée,  mefuré  par  l’aréo- 
mètre, n.°  j bis,  pèfë  1007  grains:  le  volume  d’eau  de  Vais, 
mefuré  par  le  même  aréomètre,  pefoit  1013  J grains:  ce 
qui  donne  pour  fa  pefânteur  fpécifique  10068.  Le  pouce 
cube  de  cette  eau  pèfe  j gros  1 6 grains  ; & le  pied  cube 
70  livres  7 onces  4 gros  67  grains. 

71p.  Eau  (te  ContrexeviUe,  La  fource  qui  fournit  ces  eaux,  efl 
auprès  du  village  de  ContrexeviUe  en  Lorraine , à quatre 
lieues  de  Neufcbàteau  : cette  eau  a une  faveur  fâlée,  douceâtre, 
très-légère , &.  un  petit  goût  de  rouille  qu’elle  perd  dans  le 
tranfport;  elle  contient , par  livre,  24  grains  de  réfidu , 

• dont  la  plus  grande  partie  efl  de  la  félénitc  & de  la  terre 
calcaire,  & la  moindre  efl  du  fel  de  fedlitz  & du  fèl  marin; 

& tout  au  plus  7 grain  de  fer.  Le  volume  d’eau  dillillée, 
mefuré  par  l’aréomètre,  n.°  j bis,  pèfe  1007  grains:  le 
volume  d’eau  de  ContrexeviUe,  mefuré  par  le  même  aréo- 


Digitized  by  Google 


/ 


. DES  Corps.  351 

mètre,  pefoit  10097  grains:  ce  qui  Jonne  pour  fa  pefan- 
teur  Ipécifiquc  1002  1.  Le  pouce  cube  de  cette  eau  pèfê 
J gros  14  grains  ; & le  pied  cube  70  livres  2 onces  2 gros 
J9  grains. 

Eau  Je  Pouillon.  C’ell  dans  la  paroidè  & communauté 
de  Pouillon , à une  lieue  & demie  de  Dax  , qu’eft  lituée  la 
fource  qui  fournit  ces  eaux  : elle  fort  en  bouillonnant  , du 
fond  d’un  petit  balTin  placé  dans  un  efpèce  de  défert.  Ce 
bouillonnement  fembleroit  prouver  que  ces  eaux  contiennent 
du  gas;  car  leur  furface  eft  parfomée  de  bullds , d’où  il 
s’élance  fouvent  des  jets  vifs  & petillans.  Elles  ont  un  goût 
falé  & légèrement  martial.  On  y a trouvé,  par  l’analyle, 
environ  i 7 gros  de  fel  purgatif  par  livre  d’eau.  Ce  fel  dl 
un  fel  marin  à bafe  alkaline.  On  y a trouvé  aulli  un  peu 
de  folénite.  Le  volume  d’eau  diflillée,  mefuré  p.ar  l’aréomètre, 
i bis , pcfe  1007  grains:  le  volume  d’eau  de  Pouillon, 
mefuré  par  le  même  aréomètre,  pefoit  10077  grains:  ce 
qui  donne  pour  fa  pefanteur  Ipécinque  iooo8,d.  Le  pouce 
cube  de  cette  eau  pèfe  5 gros  1 3 ,7  grains  ; & le  pied 
cube  70  livres  o once  7 gros  5 1 grains. 

S.  V. 

E^mx  froides  ferrugitmifes. 

721,  Eau  Je  Cranfac,  Cranfâc  eft  un  gros  bourg  de  la  pro- 
vince de  Rouergue,  à fix  lieues  au.  nord-oueft  de  la  ville 
de  Rhodez.  Ce  bourg  eft  bâti  dans  une  vallée  entourée  de 
montagnes.  C’eft  au  bas  d’une  de  ces  montagnes , à laquelle 
Cranfac  eft  prefque  adoffé,  que  jaillit  la  fource  qui  fournit 
les  eaux  dont  nous  parlons.  Vers  le  milieu  delà  même  mon- 
tagne, il  y a une  léconde  fource,  mais  dont  oia  fait  peu 
d’ufage.  Les  eaux  de  Cranlàc  contiennent  des  principes 
ferrugineux  vitrioliques , du  lêl  d’epfom  & un  peu  d’alun. 
Le  volume  d’eau  diflillée  j mefuré  par  l’aréomètre , n."  3 bis, 
pèfe  1007  grains  : le  volume  d’eau  de  Cranfac,  mefuré  p.ar 
le  même  aréomètre , pefoit  i o 1 1 7 grains  : ce  qui  donnq 
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pour  fil  penmteur  fpccifique  10042.  Le  pouce  cube  de  celle 
eau  pèle  5 gros  1 5 grains  ; & le  pied  cube  70  livres  4 
onces  J gros  46  grains. 

722.  Etiu  fie  Forges.  Les  /ôurces  qui  fournilTent  ces  eaux  (ont 
au  couchant  du  bourg  de  Forges  en  Normandie,  dans  le 
pays  de  Bray , à dix  lieues  de  Rouen,  & à vingt-cinq  de 
Paris.  Il  y a trois  fontaines,  diftinguèes  par  les  noms  fui  vans, 
la  Reinette . la  Royale , la  Cardinale , qui  contiennent  les 
mêmes  principes  minéraux  , mais  en  différentes  proportions; 
c'ell  la  Cardinale  qui  en  contient  le  plus , quoiqu’en  très- 
petite  quantité:  car  elle  ne  contient,  par  livre,  que de 
grain  de  mars,  ^ de  grain  de  terre  ablôrbante , & ^ de 
grain  de  lêl  marin.  Toutes  ces  eaux  ont  l’odeur  & le  goût 
de  fer,  avec  un  peu  d’àpreté  & d’aflriclion.  Le  volume  d’eau 
diftillée, meffiré  par  l’aréomètre,  n.°  j bis,  pèle  1007  grains: 
Je  volume  d’eau  de  Forges , mefuré  par  le  même  aréomètre, 
peJôit  1007  j grains:  ce  qui  donne  pour  Jà  pefanteur  Jpé- 
cifique  10001,2.  Le  pouce  cube  de- cette  eau  pèle  5 gros 
13,4  grains;  & le  pied  cube  70  livres  o once  i gros 
y grains, 

723.  Eau  de  Pajfy , ancienne.  Les  lôurces  qui  fourniffent  ces 
eaux  font  dans  des  jardins  , au  fond  du  village  de  Paffy,  fitué 
au-delfous  de  Paris  fur  la  roule  de  Vcrlailles,  à environ  trois 
milles  du  centre  de  Paris.  11  y a cinq  lôurces , dont  deux 
anciennes,  qui  lônt  celles  dont  nous  parlons;  & trois  nou- 
velles , dont  nous  parlerons  ci  - après.  Elles  ont  toutes  les 
mêmes  principes  minéraux  & les  mêmes  qualités.  Ces  eaux 
ont  un  goût  martial  : elles  contiennent  du  ter,  un  peu  de  (êl 
cat.irtique,  &dela  terre  ablôrbante.  C’ell  la  fécondé  fource, 
celle  qui  ^11  à droite  en  delcendant,  & qui' ell  la ‘plus 
abondante , dont  on  apporte  les  eaux  à Paris.  Le  volume 
deau  dillillée,  mefuré  par  l’aréomètre,/;."^  i/j,  pèle  iod7. 
gr.'iins  : le  volume  d’eau  de  Paffÿ  ancienne,  mefuré  par  le 
même  aréomètre,  pelôit  loio  grains:  ce  qui  donne  pour 
fa  ^>elanteur  Ipctihque.  10030.  Le  pouce  cube  de  celte  eau 
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pèfè  J gros  14  grains;  & le  pied  cube  70  livres  3 onces 
2 gros  63  grains. 

♦ Eau  de  Pajfy  ancienne  epure'e.  On  appelle  epurees , celles 
de  ces  eaux  qu'on  a laiHe  lëjourner  dans  des  vales , où  elles 
ont  dépoli.’  leur  principe  terreux  ou  uiartial.  Le  volume  de 
cette  eau , mefuré  par  l’aréomètre  ci-oelTus , w.*  j bis , pelbit 
loop  i grains:  ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  fpccifique 
10027.  pouce  cubedecette  eau  pèle  ^ gros  14  grains; 
& le  pied  cube  70  livres  3 onces. o gros  14  grains. 

724.  Eau  de  Pajfy  nouvelle.  Ces  eaux  Ibnt  fournies  par  les  trois 
lôurces  nouvelles  mentionnées  ci-delTus.  Elles  font  voifines 
des  anciennes , & contiennent  les  mêmes  principes.  Le  vo- 
lume d'eau  diftillée,  mefuré  par  l’aréomètre,  n°  j bis , pèle 
1007  grains  : le  volume  d’eau  de  Pally  nouvelle,  mefuré 
par  le  même  aréomètre , pefoit  1 o 1 o grains  : ce  qui  donne 
pour  fa  pefanteur  fpécilîque  1003  5.  Le  pouce  cube  de  cette 
eau  pèle  3 gros  1 3 grains  ; & le  pied  cube  70  livres  3] 
onces  7 gros  26  grains. 

. * ^ Eau  de  Pajfy  nouvelle  épurée.  Le  volume  de  cette  eau  ^ 

mefuré  par  l’aréomètre ci-delTus,//.'  y bis , pefoit  t o i o grains:' 
ce  qui  donne  pour  là  pefanteur  IpéciUque  10030.  Le  pouce 
• cube  de  cette  eau  pèle  j gros  14  grains;  & le  pied  cube 
70  livres  3 onces  2 gros  63  grains.  Il  pareil  que  les  nou- 
velles eaux  de  Paffy  contiennent  plus  de  principes  minéraux 
que  les  anciennes , puifqu’elles  lont  un  peu  plus  pelantes  : 
mais  il  paruît  aulQ  que  ces  principes  tiennent  moins  aux 
nouvelles  qu’aux  anciennes , puifqu’elles  dépotent  davantage. 
Car  il  y a une  plus  grande  différence  dans  les  nouvelles  , 
que  dans  les  anciennes , entre  les  denfités  de  celles  qui  font 
épurées , & les  denfités  de  celles  qui  ne  le  font  pas. 

S.  V I. 

Eaux  froides  acidulés.  1 

723.  Eau  de  Saint- Mion,  La  fontaine  qui  fournit  ces  eaux, 
efl  à Saint-Mion,  village  d’Auvergne,  à deux  lieues  de 

Yy. 
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Riom.  Ces  eaux  font  d'un  goût  piquant  & 'acidulé;  elles 
pétillent  beaucoup.  & déportnt  fur  les  bords  de  leurs  réfer- 
voirs  un  fcdiment  orangé.  Elles  contiennent , par  livre , 
i6  grains  de  matière  làline,  dont  13  Ibnt  un  alkali  minéral 
gtas  & favonneux,  & Je  relie  du  Tel  marin;  6 grains  de 
terre  calcaire;  2 grains  de  terre  vitriüable;  & mie  quantité 
conlidcrable  de  gas  méphitique.  Le  volume  d'eau  dilHIléc , 
melurcpar  l'artotpètre,  n.’  j bis , pèfe  1007  grains:  le  vo- 
lume d'eau  de  Saint-Mion,  melurc  par  le  même  aréomètre, 
pelbit  1010  grains:  ce  qui  donne  pour  là  pelanleur  Ipé- 
cilique  10037.  pouce  cube  de  cette  eau  pèle  5 gros 
s 3 grains  ; îk  le  pied  cube70  livres  4 onces  1 gros  i 1 grains. 

72^.  EVju  Je  Se/fl  ou  Se/ter,  La  fource  qui  fournit  cette  eau,  ' 
ell  à environ  deux  cents  pas  du  bourg  de  Seitz  ou  Seltec 
au  palatin.it  du  Rhin , dans  l'éleélorat  de  Trêves  en  Allace , 
fitué  à l'embouchure  de  Sellbach  dans  le  Rhin , à neuf 
litues  de  ütralbourg , à dix  de  Francfort , & à douze  de 
Mayence.  Ces  eaux  ont  un  goût  piquant  & pénétrant  ; elles 
pétillent  un  peu  , & dépolent  un  fédiment  jaunâtre.  Elles 
contiennent  un  efprit  cthéré  ou  gas  méphitique  ; du  Ici 
marin  ; une  très-légère  portion  de  terre  ablorbante;  & une- 
Ibrie  de  lèl  de  Glauber , dont  l’acide  paroit  être  le  même 
que  l’acide  marin.  Le  volume  d'eau  dillillée,  mefuré  par 
l'aréomètre,  ».*  3 bis , pète  1 007  grains  : le  volume  d’eau 
de  üeitz,  mefuré  par  le  même  aréomètre,  pelbit  soio-f 
grains:  ce  qui  donne  pour  fa  pelunteur  Ipécifique  10033, 
Le  pouce  cube  de  cette  eau  pèfe  3 gros  1 3 grains  ; & l« 
pied  cube  70  livres  3 onces  7 gros  26  grains. 

727.  • Eau  Je  Fougues.  Pdugues  ell  un  bourg  du  Nivemois  lur 
la  grande  roule  de  Paris  à Lyon,  à deux  lieues  de  Nevers, 
& à quatre  de  la  Charité.  La  fontaine  miiicrale  eR  dans 
une  prairie  à quatre  cents  pas  du  bourg.  Ses  eaux  bouillon- 
nent continuelleiuent  ; il  s’en  détache  une  grande  quantité 
de  bulles  & de  jets  petillans  qui  frappent  knliblemeiit  la 
tnain  placée  à 10  ou  12  pouces  au  delfus  de  la  hnface  de 
l’eau.  Ces  eaux  contiennent  un  gas  méphitique  très-abon- 
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Jant:  elles  tiennent  de  plus,  par  livre,  environ  1 2’ grains 
de  matière  faline,  dont  la  plus  grande  partie  un  alkali 
minéral , avec  une  portion  de  lel  marin.  Le  volume  d’eau 
diÜillée,  mefuré par  l’aréomètre,  ^ pèle  1007  grains: 
ie  volumè  d’eau  de  Fougues , meluré  par  le  même  aréo- 
mètre, pelôit  1 0 1 0 grains  : ce  qui  donne  pour  fa  peiànteur 
Ipécüique  10032.  Le  pouce  cube  de  cette  eau  pèle  5 gros 
15  grains;  & Je  pied  cube  70  livres  3 onces  4 gros 
48  grains. 

yzS.  Eau  de  Chdtddon.  Châteldon  eft  une  petite  ville  du  Boiir- 
boniiois,  Jîtuée  à un  quart-de-lieue  de  Ris,  à trois  lieues 
de  CuJTet,  à trois  de  Vichy,  & à trois  de  Thiers  en  Au- 
vergne. Près  de  Châteldon , il  y a deux  fources  qui  fourniflènt 
les  eaux  dont  nous  parlons , & qui  contiennent  les  memes 
priiKipes.  Ces  eaux  ont  un  goût  aigrelet,  piquant  & ferru- 
gineux; elles  contiennent  une  grande  quantité  de  gas  mé- 
phitique. Leur  anaiylè  y a démontré  de  la  terre  abibrbante  de 
la  nature  de  la  magncfie,  de  la  terre  calcaire,  de  l'alkaii  minéral 
ordinaire, du  Jêl  marin,  de  lalclénite,  & une  fubllance, martiale 
très-divilée.  Le  volume  d’eau  dillillée,  mefuré  par  l’aréomètre, 

«.*  j bis , pèle  1 007  grains:  le  volume  d’eau  de  Châteldon  , 
mcluré  par  le  même  aréomètre  , pefoit  i oop  7 grains  : ce 
qut  donne  pour  la  jxtlànteur  fpécifîque  10025.  Le  pouce 
cube  de  cette  eau  pèfe  5 gros  14  grains;  & le  pied  cube 
70  livres  2 onces  6 gros  29  grains. 

Eau  de  Buffang.  Les  lôurces  qui  fourniffent  ces  eaux, 
lônt  auprès  de  Bullang,  village  litué  dans  les  montagnes, 
des  Vôges,  fur  les  confins  de  l Allace  & de  la  Franche- 
comté.  Ces  fources  font  aU  nombre  de  cinq , qui  toutes 
fortent  d’un  rocher,  & font  de  la  même  nature.  Ces  eaux, 
quand  011  les  verfe,  pétillent  de  même  que  le  vin  de  Cham- 
pagne; elles  ont  un  goût  piquant  & aigrelet,  & dépotent  ' • 

un  lédiment  rougeâtre,  qui  approche  de  l’ochré  par  fa  cou- 
leur & fa  confillance.  Elles  contiennent  une  grande  quantité 
de  gas  méphitique  ; & en  outre  du  fer , du  natrum , du  lèl 
marin , de  la  terre  calcaire  & de  la  magné.ûe  ; de  tous  ces  ' 

Yy  i; 
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principes  fixes,  environ  i 3 grains  par  lis  re  d’eau.  Le  volume 
d’eau  diüillée,  melurc  par  l’aréomèire,  n."  2 , pèle  1167-^ 
grains:  le  volume  d’eau  de  Bufiang,  ntefurc  par  le  meme 
arc'omclre,  pefoit  1 168  fj-  grains:  ce  qui  donne  pour  là 
pefanteur  Ipccifique  10015.  ^e  pouce  cube  de  cute  eau 
pciè  5 gros  14  grains  le  pied  cube  70  livres  i once 
5 gros  32  grains 

Èau  tie  Sptt.  Spa  ell  un  bourg  du  marquilât  de  Franchi- 
mont  au  pays  de  Liège,  éloigné  de  fix  lieues  de  la  ville 
de  Liège.  Il  y a dans  ce  bourg  lept  Iburces  d’eaux  minérales, 
toutes  acidulés , & minéralilies  par  les  mêmes  principes  ; 
mais  il  n’y  a que  celles  de  la  fontaine  de  Pouhon  qui  pui  tient 
être  traniportées  fans  perdre  de  leurs  vertus  : c’elt  de  celles-ci 
dont  nous  parlons.  Cette  fontaine  ell  fituée  vers  le  milieu 
du  bourg , où  la  Iburce  fort  des  lentes  d’un  rocher.  Ces 
eaux  Ibnt  très-fpiritueules  ; il  s’en  élève  un  très-grand  nombre 
de  jets  petillans  qui  s’élancent  à plufieurs  pouces  au-delîus 
de  leur  furface.  Ces  eaux  ont  une  laveur  acide  & ferrugi- 
iieule.  Elles  contiennent  un  gas  méphitique  très-aélif  & tiès- 
abondanf;  & en  outre  de  la  terre  abforbante,  une  autre 
terre  qui  conllitue  la  balê  du  lèl  dèplom,  une  terre  argi> 
leufe,  du  fer,  & un  peu  de  fel  alkali.  Le  volume  d’eau 
diflillé-e,  mefuré  par  l’aréomètre , n"  i , nefe  820  f grains  : 
le  volume  d’eau  de  Spa,  mefuré  par  le  mcine  aréomètre,  pefoit 
8 2 1 j grains  : ce  qui  donne  pour  là  pefanteur  fpécifique 
1000p.  Le  pouce  cube  de  cette  eau,  pèle  5 gros  13,7. 
grains;  & le  pied  cube  70  livures  1 once  o gros  3 grains. 

S-  V I.I. 

Eaux  froides  alkaUnes. 

Eau  de  Sainte  - Reine.  Sainte -Reine  eft  un  village  de 
Bourgogne,  fitué  à neuf  lieues  de  Dijon,  où  il  y a deux 
fontaines  d’eau  minérales;  l’une  ell  dans  l’églilè  des  Corde- 
liers , & l’autre  dans  un  champ  très-proche  du  village.  L’eau 
de  ces  fontaines  a un  goût  allez  agréable  ; elle  ell  alkaline  ; 
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le  (^clinjent  qu’on  en  retire  par  l’évaporation , a un  goût 
falé,  âcre,  & picole  la  langue.  Le  volume  d'eau  diûillée, 

■ mefuré  par  l’aréomètre,  j lis , pèle  1007  grains;  le 
Volume  d’eau  de  Sainte-Reine,  melute  par  le  même  aréo-  / 
iTKtre,  pefoit  1007  f grains:  ce  qui  donne  pour  la  pelan- 
teur  fpécilique  10006, a.  Le  pouce  cube  de  cette  eau  pèfe 
5 gros  13,6  grains;  & le  pied  cube  70  livres  o once 
J gros  40  grains. 

732.  Eau  fie  Merlange.  La  lôurce  qui  fournit  celte  eau,  eft 

fituée  au  bas  d’un  monticule , au  midi  de  la  ville  de  Mon- 
treau-faut-yonne  en  Champagne,  entre  Sens  & Melun,  au 
confluent  de  l’Yonne,  à quinze  lieues  fud-ellde  Paris.  Cette 
eau , qui  dépole  un  lcdiment  jaunâtre , a un  goût  un  peu 
douceâtre.  Elle  contient  une  petite  portion  de  fer  extrême- 
ment divifée  ; une  allez  grande  quantité  de  terre  ablôrbante , 
crétacée  ou  calcaire,  alkalifée;  & un  fel  neutre M’une  nature 
particulière.  Le  volume  d'eau  diflillée,  mefuré  par  l’aréomètre,  * 

^ bis,  pèfe  1007  grains:  le  volume  d’eau  de  Merlange, 
meluré  par  le  même  aréomètre,  pefoit  1 007 -r^grains  : ce 
qui  dq/ine  pour  fa  pefanteur  fpéciûque  ioooi,p.  Le  pouce 
cube  de  cette  eau , pèfe  j gros  1 3 ,4  grains  ; & le  pied 
cube  70  livres  o once  i gros  5 i grains. 

ARTICLE  III. 

Eaux  artificiellement  chargées  de  fiels. 

J’ai  cherché  à augmenter  la  denfité  de  l’eau  diflillée,  en 
y failant  diflbudre  diflcrens  fels  ; & cela  dans  l’intention 
de  connoitre  en  même  temps  dans  quel  rapport  augmente 
le  pouvoir  réfringent  de  ces  liqueurs.  J’ai  donné  le  détail 
de  ces  expériences  dans  les  Mémoires  de  F Académie , année 
'tyyy , page  74/.  Je  profite  de  ces  expériences  pour  donner 
ici  les  pelanteurs  fpécifiques  de  ces  differentes  dilfolutions , 
auxquelles  je  joindrai  les  obfèrvations  que  j’ai  faites  fur  les 
refroidilfemens  produits  par  ces  diflbiutions. 

733.  Eau  chargée  de  fiel  marin.  Deux  onces  par  livre  d’eau. 


Digitized  by  Google 


358  P ES  ANTEU  R S P ÉC  I F IQU  E 
Le  volume  d’eau  dillillée  , mefure' par  l'aréDinètre^  ^ . 
pèfe  1002  grains;  le' volume  de  celle  eau  ainfi  chargée  de 
ce  fel , mefuré  par  le  même  aréomètre,  peloii  1 08  1 grains: 
ce  tjui  donne  pour  la  pelànteur  fpéciritjue  10790.  Le  pouce 
cube  de  cette  eau  , pèle  5 gros  43  grains;  & le  pied  cube 
75  livres  8 onces  3 gros  60  grains. 

4,  Six  onces  par  livre  d’eau.  Le  volume  de  cette  eau, 
mefuré  par  le  meme  aréomètre,  n."  j , pefoit  1 206  ^ gr  i is: 
ce  qui  donne  pour  fa  jsefaiiteur  fpédtique  1 2038.  Le  pouce 
cube  pèle  6 gros  17  grains;  & le  pied  cube  84  livres  4 
onces  2 gros  3 grains.  Le  lel  marin  a très -peu  refroidi 
i’eau  dans  laquelle  il  stfi  dilTous. 

734-  Eau  chargée  de  fel  ammoniac.  Deux  onces  par  livre  d’eau. 
Le  volume  d’eau  dillillée , mefuré  par  l’aréomètre  , n."  j , pèle 
1002  grain^:  le  volume  de  l’eau  ainfi  chargée  de  lel  am- 
moniac , mefuré  par  le  même  aréomètre,  peioit  1036  grains: 
ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  Ipécifique  10339.  Le  |K>uce 
cube  pèle  ^ gros  26  grains;  & le  pied  cube  72  livres  j 
onces  7 gros  54  grains. 

* Quatre  onces  2 gros  54  grains  par  livre  d’eau.  Le  volume 
de  cette  eau  , mefuré  par  le  meme  aréomètre,  n.'  j , peioit 
1065  I- grains  : ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  lpéciH(|ue 
1063  3.  Le  pouce  cube  pèle  j gros  37  grains;  & le  pied 
cube  74  livres  7 onces  o gros  69  grains.  Par  la  dillblution 
de  ce  lel,  l’eau,  qui  étoit  à 14  degrés,  a été  refroidie  i 
3 i degrés  ; ce  qui  fait  i o 7 degrés  de  refroidillêment. 

J,  Eau  chargée  de  fel  fixe  de  tartre.  Deux  onces  par  livre 
d’eau.  Le  volume  d’eau  dillillée,  mefuré  par  l’aréomètre, 
H,‘  J,  pèfe  1002  grains:  le  volume  de  l’eau  ainfi  chargée 
de  lel  fixe  de  tartre , mefuré  par  le  même  aréomètre , peioit 
Io8â  J grains  : ce  qui  donne  pour  là  pefanteur  fpécilic|ue 
10845.  Le  pouce  cube  pèfe  5 gros  45  grains;  & le  pied 
cube  75  livres  14  onces  5 gros  9 grains. 

♦ Quatre  onces  par  livre  d’eau.  Le  volume  de  cette  eau, 
mefuré  par  le  même  aréomètre,  j , peioit  11597  grains: 
ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  Ipécifique  1 1 576.  Le  pouce 
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cube  pèle  6 gros  ; 6c  le  pied  cube  8 i livres  o once  4 gros 
y grains.  Par  la  dilfolulion  de  ce  lel , l’eau,  cjui  ctoiià  14 
degrés  , a été  réchautfée  à i 6 degrés  ; ce  qui  lait  une  augmen- 
tation de  2 degrés  de  chaleur. 

73^*  Eau  thar^ét  de  Joude  d' Alicante.  Deux  onces  par  livre 
d’eau.  Le  volume  d’eau  dillillée,  melùré  par  l'aréomètre  , 
pèfe  1002  grains:  le  volume  de  l’eau  ainli  chargée 
de  ioude  d’Alicante  , mduré  par  le  même  aréomètre , peloit 
10504-  grains:  ce  qui  donne  pour  fa  pelitnteur  Ipéciriqiie 
1 048  3 . Le  potice  cube  pèle  3 gros  3 1 grains  ; 6t  le  pied 
cube  73  livres  6 onces  o ^ros  55  grains. 

9‘  ’ Trois  onces  par  livre  deau.  Le  volume  de  cette  eau,, 
meluré  par  le  même  aréomètre , n.*  j , pcloii  10654  grains  r 
ce  qui  donne  pour  là  pefanteur  Ipécihque  10632.  Le  pouce 
cube  pèle  5 gros  37  grains;  & le  pieJ  cube  74  livres  6 oiues 
6 gros  20  grains.  Par  la  üitlbiution  de  ce  (êl , l'eau , quii 
étoit  à 14  degrés  , a été  refroidie  à p degrés  ; ce  qui  tait 
5 degrés  de  refroiilitiêment. 

Eetu  chargée  de  Jel  de  dauber.  Deux  onces  par  livre  d’eau. 
Le  volume  d’eau  dillillée , melùré  par  l’aréomètre , n."  j , 
pèle  1002  grains:  le  volume  de  l’eau , ainli  chargée  de  tel 
de  Gkuber,  mefuré  par  le  même  aréomètre,  peloit  1045  4 
grains:  ce  qui  donne  pour  là  pelànteur  Ipécihque  10438. 
Le  pouce  cube  pèfe  5 gros  30  grains;  & le  pied  cube  73 
livres  1 once  o gros  32  grains. 

♦ Quatre  onces  par  livre  d’eau.  Le  volume  de  cette  e?u  . 
Riefuré  pr  le  même  aréomètre,  peloit  108  t 4 grains: 
ee  qui  donne  pour  là  pelànteur  Ipécilique  10795.  Le  pouce 
cube  pèfe  5 gros  43  grains  ; & le  pied  cube  7 5 livres  ^ 
onces  o gros  2 3 grains.  Par  la  dilfulution  de  ce  Tel , l’eau , 
qui  étoit  à 1 4 degrés , a été  refroidie  387  degrés  ; ce  qui 
lait  5 7 degrés  de  refroidillêment. 

738.  Éau  chargée  de  fei  de  Seignetle.  Deux  onces  pr  livre 
d’eau.  Le  volume  d’eau  dilüilée , mefuré  par  l’aréomètre , 
n.*  J , pèle  1 002  grains  : le  volume  d’eau  ainfi  chargée 
de  lel  de  Seignctte,  mefuré  par  le  même  aréomètre , pfoit 


739' 
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10^07  grains:  ce  qui  donne  pour  la  pefameur  Ipécifique 
10584.  Le  pouce  c.ipe  pelé  5 gros  55  grains;  & le  pied 
cube  74  livres  1 once  j gros  15)  grains. 

Quatre  onces  par  livre  d’eau.  Le  volume  de  cette  eau , 
melurc  par  le  même  aréomètre , n.°  j , peloit  i 1 09  grains  : 
ce  qui  donne  pour  fa  pelânteur  /pécihque  1 1068.  Le  pouce 
cube  pèle  5 gros  53  grains;  & le  pied  cube  77  livres  7^ 
onces  4 gros  6j  grains.  Par  la  diirolution  de  ce  lêl,  l’eau  , 
qui  étoit  à 14  degrés , a été  refroidie  à 8 ^ degrés;  ce  qui 
fait  5 degrés  de  refroidilîëment. 

Eau  chargée  de  fel  de  Sedliti.  Deux  onces  par  livre  d’eau. 
Le  volume  d’eau  dillillée , mefuré  par  l’aréomètre , n."  j / 
pèle  1002  grains:  le  volume  d’eau  ainfi. chargée  de  fel  de 
Sedlitz,  melurc  par  le  même  aréomètre,  pefoit  1 oéi  grains: 
ce  qui  donne  pour  la  pelânteur  Ipécifique  10593.  Le  pouce 
cube  pèle  5 gros  3 5 grains  ; & le  pied  cube  74  livres  2 
onces  3 gros  24  grains. 

Quatre  onces  par  livre  d’eau.  Le  volume  de  cette  eau  , 
mefuré  par  le  même  aréomètre , n,°  j , pelbii  i i i o y grains  : 
ce  qui  donne  pour  là  pelânteur  Ijsécifique  1 1082.  Le  pouce 
cube  pèle  5 gros  54  grains;  & le  pied  cube  77  livres  9 
onces  I gros  34  grains.  Le  fel  de  Sedliiz  n’a  refroidi  n{ 
échaulfé  l'eau  en  s’y  dillblvant. 

Eau  chargée  de  fel  de  nitre.  Deux  onces  par  livre  d'eau.  ' 
Le  volume  d'eau  dillillée , mefuré  par  l’aréomètre  , n."  j , 
pèfe  1002  grains:  le  volume  d’eau  ainfi  chargée  de  lêl  de 
nitre,  melüré  parle  même  aréomètre,  peloit  1072  4 grains: 
ce  qui  donne  pour  lâ  pelânteur  Ipécifique  10702.  Le  pouce 
cube  pèle  y gros  40  grains;  & le  pied  cube  74  livres  14 
onces  4 gros  71  grains.  Par  la  diUbiution  de  ce  lei,  l'eau. 

?[ui  étoit  à 14  degrés,  a été  refroidie  à 9 degrés;  ce  qui 
ait  5 degrés  de  refroidilîëment. 

Eau  chargée  de  fel  de  Saturne.  Deux  onces  par  livre  d’eau. 
Le  volume  d’eau  dillillée , mefuré  par  l’aréomètre , /r,"  j , 
pèle  1002  grains:  le  volume  d’eau  aiiifi  chargée  de  lêl  de 
Saturne  , mefuré  par  le  même  aréomètre , peloit  1 07  2 4 

grains  : 
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grains:  ce  qui  donne  pour  fâ  peiânteur  ipccifique  10700. 
Le  pouce  cube  pèfe  5 gros  3p  grains;  Sc  le  pied  cube  74. 
livres  1^  onces  3 gros  14.  grains.  Le  fel  de  Saturne  n'a 
refroidi  ni  échaudé  l'eau  en  s’y  diffolvant. 

742.  Eau  chargée  de  vitriol  de  Mars,  Deux  onces  par  livre 
d’eau.  Le  volume  d’eau  diflilice,  mefuré  par  l’aréomètre, 
J , pèle  1002  grains:  le  volume  d’eau  , ainll  chargée 
de  vitriol  de  Mars , mefuré  par  le  même  aréomètre , pelbit 
106  y grains:  ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  fpécilîque, 
1062p.  Le  pouce  cube  pèfe  5 gros  37  grains;  & le  pied 
cube  74  livres  6 onces  3 gros  42  grains.  Le  vitriol  de 
Mars  n’a  refroidi  ni  échauffe  l’eau  en  s’y  dilfolvant. 

74-3'  Eau  chargée  de  vitriol  de  cuivre.  Deux  onces  par  livre 
d’eau.  Le  volume  d’eau  diüillée,  mefuré  par  l’aréomètre, 
n.°  j , pèfe  1002  grains:  le  volume  d’eau,  ainll  chargée 
de  vitriol  de  cuivre,  mefuré  par  le  même  aréomètre,  peloit 
1078  7 grains  : ce  qui  donne  pour  là  pefanteur  fpécihque 
10763.  Le  pouce  cube  pèfe  j gros  42  grains;  & le  piei^ 
cube  75  livres  5 onces  3 gros  47  grains.  Le  vitriol  de 
cuivre  n’a  refroidi  ni  échauffe  l’eau  en  s’y  dilfolvant 

744-  Eau  chargée  de  vitriol  de  ^inc.  Deux  onces  par  livre  d’eau. 
Le  volume  d’eau  dillillée,  mefuré  par  l’aréomètre,  ii."  j,  pèfe 
1002  grains:  le  volume  d’eau,  ainfi  chargée  de  vitriol  de 
zinc,  mefuré  par  le  même  aréomètre,  pefoit  i o6p  f grains  : 
ce  qui  donne  pour  là  pefanteur  Ipécilique  10677.  pouce 
cube  pèfe  5 gros  3p  grains;  & le  pied  cube  74  livres  i i 
onces  6 gros  43  grains.  Le  vitriol  de  zinc  n’a  refroidi  ni 
échauffe  l’eau  en  s’y  dilfolvant. 

74  5 . Eau  chargée  de  fel  fe'dat'^.  Une  once  par  livre  d’eau.  Le 
volume  d’eau  dillillée , meluré  par  l’aréomètre , g , pèfe 
1002  grains:  le  volume  d’eau,  ainfi  chargée  de  ce  fel  fé- 
datif  ( qui  a été  fait  par  l’acide  vitrioliqiie  ) , mefuré  par  le 
même  aréomètre,  peloit  io2j  gra'yis  : ce  qui  donne  pour 
fa  pefanteur  fpécitique  10230.  Le  pouce  cube  pèfe  5 gros 
2 2 grains  ; & le  pied  cube  7 1 livres  ÿ onces  6 gros  6 grains. 
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Le  Tel  fcJaiif  n’a  refroidi  cjue  de  i degré  l’eau  dans  laquelle 
il  s’ell  diilous. 

74^.  Eau-mère  du  tiitre.  Le  volume  d’eau  dinilice,  mefuré  par 
l’aréomèire,  n."  pèle  158B  7 grains:  le  volume  d’eau- 
inère  du  niire,  mefuré  par  le  même  aréomètre,  pefoit  2 5 i 5 ^ 
grains  : ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  fpécifique  i 5837. 
Le  pouce  cube  pèfe  i once  o gros  1 j grains  ; & le  pied 
cube  1 1 0 livres  1 3 onces  5 gros  grains, 

CHAPITRE  IL 

Liqueurs  fpiritueufes. 

On  appelle  Ligueurs  fpiritueufes , toutes  celles  qui  ont  • 
fubi  la  lermentation  Ipiritueule  ; tels  1<  nt  le  vin  , la  bière , 
le  cidre,  &c.  ainfi  que  les  liqueurs  que  Ion  retire  par  la 
difliilation  de  toutes  les  fubdances  qui  ont  fubi  cette  même 
fermentation;  tels  Ibnt  l’eau-de-vie,  l’efprit-de-vin,  &c. 

• ARTICLEL 

Liqueurs  fpiritueufes  naturelles , ou  Vins. 

Les  Chimistes  donnent  en  général  le  nom  de  Vin 
à toutes  les  liqueurs  qui  ont  acquis  du  fpiritueux  par  la  fer- 
mentation : ainfi  dans  ce  fens-là  , la  bière , le  cidre  & pitres 
liqueurs  de  cette  nature  font  des  vins.  Je  les  comprends 
donc  dans  cet  article,  quoique  le  nom  de  virt  (oit  allèélé 
plus  univerlêllcment  & d’une  manière  plus  particulière  à la 
liqueur  qui  réfube  du  jus  de  raifin  fermenté.  A l’égard  de 
ces  derniers , je  me  fuis  donné  les  foins  néceffaires  pour 
m’affurer  que  c’étoient  réellement  des  vins  des  pays  defquels 
je  les  annonce,  & non-falfifiés. 

747.  Vin  de  Bourgogne.  Ce  vin,  qui  étoit  d’une  fort. bonne 
qualité , étoit  des  environs  de  ChalIon-fur-Saône  en  Bour- 
gogne. Le  volume  d’eau  diflillée,  mefuré  par  l’aréomètre, 
//.“  /,  pè(ê  8204  grains:  le  volume  de  ce  vin  de  Bour- 
gogne , mefuré  par  le  même  aréomètre , pelbil  8134  grains  : 
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ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  (pccihque  pp  1 5 • Le 
pouce  cube  pèfe  5 gros  1 0 grains  ; & le  pied  cube  6p 
livres  6 onces  3 gros  60  grains. 

748.  Vin  des  Torrins , rouge.  Ce  vin'ctoit  du  canton  des  Tor- 
rins , qui  ell  le  meilleur  du  Mâconnois  en  Bourgogne.  Le 
volume  d'eau  dillillce,  mefurc  par  l’aréomètre,  «.°  / , pcfe 
820  y grains:  le  volume  du’ vin  des  Torrins,  rouge,  mefurc 
• par  le  meme  aréomètre,  pefoit  8 14  -J"  gfains:  ce  qui  donne 
pour  Ci  pefanteur  fpécilique  ppjo.  Le  pouce  cube  pcfe  j 
gros  I I grains  ; & le  pied  cube  6p  livres  8 onces  i gros 
20  grains. 

74p.  Lï«  des  Torrins , blanc.  Ce  vin  ell  du  môme  canton  que 
le  précédent , & n’en  diflere  que  par  la  cotdeur.  Le  volume 
d’eau  dillillée,  mefuré  par  l’aréomètre , n.°  2 , pcfe  i t 67  7^ 
grains;  le  volume  du  vin  desTorrins,  blanc,  mefuré  par  le 
même  aréomètre , pefoit  i 1 5 3 î grains  : ce  qui  donne  pour 
fa  pefanteur  fjrécifique  P876.  Le  pouce  cube  pèfe  j gros  p 
grains;  & lé  pied  cube  69  livres  2 onces  o gros  65  grains. 

750.  L//;  de  Champagne , blanc , nwujfeux.  Ce  vin  , qui  étoit 
d’une  bonne  qualité,  m’a  été  procuré  par  M.  Vicq-d’Azir, 
de  l’Académie  des  Sciences , & Secrétaire  perpétuel  de  la 
Société  royale  de  Médecine.  Le  volume  d’eau  dillillée , me- 
furé par  l'aréomètre,  n."  i , pcfe  820  } grains:  1;  volume 
de  ce  vin  de  Champagne , mefuré  par  le  meme  aréomètre , 
pefoit  8 1 8 grains  : ce  qui  donne  jxiur  fa  pefanteur  fpéci- 
fique  p97p.  Le  pouce  cube  pèfe  3 gros  13  grains;  & le 
pied  cube  dp  livres  i 3 onces  5 gros  1 3 grains. 

751.  K//1  de  Bordeaux,  Ce  vin  m’a  été  procuré  par  M.  Triofon, 
Médecin  de  M.  le  comte  d’Artois.  Le  volume  d’eau  dillillée,  • 
mefuré  par  l’aréomètre,  n,"  2 , pèle  1167  -ÿy  grains:  le 
volume  de  ce  vitt  de  Bordeaux , mefuré  par  le  même  aréo- 
mètre, pefoit  1 160  grains:  ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur 
fpécilique  P93 p.  Le  pouce  cube  pèle  5 gros  i i grains;  &. 
le  pied  cube  69  livres  p onces  i gros  2 3 grains. 

7 J Vin  de  Jurançon.  Ce  vin  , recueilli  dans  les  Pyrénées , 
eft  très-capiteux.  Il  m’a  été  donné  en  prélènt  par  une  per» 
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fomie  du  pays  mtme.  Le  volume  d’eau  diflillée,  mefuré  par 
l'aréomètre,  «.*  i , pèfe  8ao  t grains:  le  volume  de  vin 
de  Jurançon  , mefuré  par  le  même  aiéomèlre,  pefoit  8 14.  -l-i 
grains  : ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  fpécifique  9932. 
Le  pouce  cube  pciè  5 gros  1 1 grains  ; & le  pied  cube  69 
livres  8 onces  3 gros  5 grains. 

753.  yin  de  Pakiiret.  Ce  vin,  qui ‘le  recueille  en  Andaloufie, 
m’a  été  procuré  par  M.  le  comte  d’Affry  , Chevalier  des 
ordres  du  Roi , & Colonel  des  Gardes-buillès.  Le  volume 
d’eau  diflillée,  mefuré  par  l'aréomètre,  n.°  / , pèfe  820  4 
grains  : le  volume  de  vin  de  Pakaret , mefuré  par  le  meme 
aréomètre,  ptfoit  820  f grains  : ce  qui  donne  pour  (à  pelân- 
teur  fpécifique  9997-  Le  pouce  cube  pèle  5 gros  13  grains; 
& le  pied  cube  69  livres  i ç onces  j gros  22  grains. 

7 J 4.  Vin  de  Xérei-  Ce  vin,  qui  fe  recueille  dans  les  environs 

de  Xérez  en  Andaloufie,  m’a  été  encore  procuré  par  M. 
le  comte  d’Affry.  Le  volume  d’eau  diflillée,  meluré  par 
l’aréomètre,  n°  i , pèfe  820  | grains  : le  volume  du  viii 
de  Xérez,  mefuré  par  le  même  aréomètre,  pefoit  814.  ÿ 
grains:  ce  qui  donne  pour  fa  pefameur  fpécifique  9924.. Le 
pouce  cube  pèle  '5  gros  1 o grains  ; & le  pied  cube  69 
livres  7 onces  3 gros  65  grains. 

7 J 5.  yin  de  Malaga.  Ce  vin  , qui  fê  recueille  aux  environs  de 
Malaga  au  royaume  de  Grenade,  m’a  été  procuré  par  M. 
Allaire,  Adminillrateur  des  domaines,  qui  l’a  fait  venir  de 
Malaga  même.  Le  volume  d'eau  diflillée,  mefuré  par  l’aréo- 
mètre, n°  2,  pèfe  1 167  grains:  le  volume  du  vin  de 
Malaga,  mefuré  par  le  même  aréomètre,  pefoit  i i92-j-jgrains: 
• ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  fpécifique  1022  1.  Le  pouce 
cube  pèfe  5 gros  22  grains;  & le  pied  cube  71  livres  8 
onces  6 gros  1 grain, 

756.  Vin  de  Alalvoijie  de  Meul'ere.  Ce  vin,  qui  fe  recueille  i 
Madère,  île  de  l'océan  Atlantique,  m’a  été  procuré  par  M. 
le  comte  d’Affry.  Le  volume  d’eau  diflillée,  meluré  par 
l’aréomètre,  n."  j lis , pèfe  1007  g'ains:  le  volume  du  vin 
de  Malvoifie  de  Madère , meluré  par  le  même  aiéomètre , 
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pefoit  1045  7 grains  : ce  qui  donne  pour  fa  pelânteur  Ipé- 
cifique  10382.  Le  pouce  cube  pèfe  j gros  28  grains;  & 
le  pied  cube  72  livres  10  onces  G gros  20  grains. 

757.  Vin  de  Tokay.  Ce  vin,  qui  fe  recueille  aux  environs  de 
Tokay  dans  la  haute  Hongrie  au  comtd  de  Berzod,  m'a 
auflî  été  procuré  par  M.  le  comte  d’i^Üy*  Le  volume  d’eau 
diÜillée,  mefuré  par  l’aréomètre,  i , pèfe  820 1 grains: 
le  volume  du  vin  de  Tokay,  mefuré  par  le  même  aréomètre, 
pefoit  8647  grains:  ce  qui  donne  pour  là  pelânteur  fpéci- 
hque  10538.  Le  pouce  cube  pèfe  5 gros  33  grains;  & le 
pied  cube  73  livres  12  onces.  2, gros  3 grains. 

758.  Vin  de  Confiance.  Ce  vin,  qui  fe  recueille  au  cap  de 
Bonne-ef|)érance , m’a  été  donné  par  M.  le  vicomte  du  Chil- 
leau  , Capitaine  des  vaidêaux  du  Roi , qui  l’a  apporté  du 
cap  de  Bonne-efpérance,  à Ion  retour  de  l’Inde,  en  1784. 
Le  volume  d’eau  didillée,  mefuré  par  l’aréomètre  , w.”  j bis , 
pèfe  1007  grains:  |e  volume  du  Vin  de  Conltance,  mefuré 
par  le  mtme  aréomètre , pefoit  108^7  grains  : ce  qui  donne 
pour  (à  pefanteur  fpécihque  1081p.  Le  pouce  cube  pèfe  5 
gros  44  grains  ; & le  pied  cube  7 5 livres  1 1 onces  5 gros 
5 P grains. 

75p.  Bière  rouge.  Le  volume  d’eau  dilliilée,  meluré  par  l’aréo- 
mètre, fl."  j bis,  pèle  1007  grains:  le  volume  de  bière 
rouge , mefuré  par  le  même  ai  éomètre , pefoit  1 04 1 grains  : 
ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  fpécilique  10338.  Le  pouce 
cube  pèle  5 gros  26  grains;  & le  pied  cube  72  livres  5 
onces  6 gros  6 1 grains. 

760.  Bière  blanche.  Le  volume  d’eau  dilUllée  , mefuré  par 
l'aréomètre,  n."  g bis , pèfe  1007  grains:  le  volume  de 
bière  blanche , mefuré  par  le  meme  aréomètre , pefoit  1 03  o 7 
grains:  ce  qui  donne  pour  fa  pelânteur  fpécilique  10231. 
Le  pouce  cube  pèle  5 gros  22  gratis;  & le  pied  cube  71 
livres  p onces  6 gros  70  grains. 

y 61.  Cidre.  Le  volume  d’eau  dilUllée  , mefuré  par  l’aréomètre , 
n.°  g bis , pèle  1007  grains  : le  volume  de  cidre,  mefuré 
par  le  même  aréomètre , peloit  10257  grains  : ce  qui  donne 
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pour  fa  pefanteur  fpccificjue  10 181.  Le  pouce  cube  pèfe 
J gros  20  grains;  & le  pied  cube  7 1 livres  4 onces  2 gros 
I j grains, 

article  il 

Liqueurs  fpiritueufes  artificielles , ou  Eaîix-de-vie 
à"  Efprits -de- vin. 

L’eau-de-vie  & l’ePprit-de-vin  font  la  meme  liqueur, 
avec  cette  différence  que  l’eau-de-vie , qui  a été  dillillée  à 
grand  feu  , contient  beaucoup  plus  de  flegme  & efl  moins 
pure  que  l'elprit-de-vin,  qui  a été  diflillé  à un  feu  plus 
doux.  Si  l’on  mêle  ce  dernier  avec  à peu-près  une  quantité 
égale  d’un  acide  bien  concentré  , on  obtient  une  liqueur 
fpiritueulê  beaucoup  plus  volatile  que  les  précédentes,  & 
connue  fous  le  nom  d Ether. 

762.  Eau-de-vie  de  preuve,  G’efl  celle  à la  furface  de  laquelle, 
lorfqu’on  l’a  fecouée  dans  un  petit  vafe,  les  bulles  qui  s’y  font 
fprmées,  ne  diPparoilfent  pas  fubitement  ; c’efl-là  ce  qu’on 
appelle  la  preuve.  C'ell  l’eau-de-vie  ordinaire  du  commerce. 
Elle  paroît  tenir  vingt-une  parties  d'efjsrit , & onze  parties 
de  flegme.  Le  volume  d’eau  dillillée,  rnefuré  par  l’aréomètre  , 
II."  I , pèle  820  T grains  : le  volume  d’eau-de-vie  de  preuve, 
rnefuré  par  le  même  aréomètre , pefbit  74^  i grains  : ce 
qui  donne  pour  fa  pelànteur  fpécilique  9131.  Le  pouce 
cube  de  cette  eau-de-vie,  pelé  4 gros  53  grains;  & le  pied 
cube  63  livres  14  onces  3 gros  27  grains. 

y 6 J.  Eau-de-vie  double.  Celle-ci  ell  beaucoup  plus  forte  que  la 
précédente;  elle  paroît  tenir  quarante-trois  parties  d’efprit,  3c 
cinq  parties  de  flegme.  Le  volume  d’eau  diflillée  , rnefuré  par 
l’aréomètre,  //."  i,  pèfe  Saoj  grains:  le  volume  d’eau-de-vie 
double,  rnefuré  par  le  in^me  aréomètre,  pefoit  708  grains: 
ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  fpécilique  8630.  Le  pouce 
cube  de  cette  eau-de-vie , pèfe  4 gros  34  grains;  & le  pied 
cube  60  livres  6 onces  4 gros  35  grains. 

764.  Efprii-de-viu  du  commerce.  Le  volume  d’eau  diflillée, 
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mefurc  par  l’arcomctre , n."  i , pc(è  8 20 1 grains  : le  volume 
d’efpru-ile- vin  du  commerce,  mefuré  par  le  même  arco- 
mètre,  pelôit  68^  -j  grains  : ce  qui  donne  pour  fa  pelanteur 
. fpccifique  8371.  Le  pouce  cube  de  cet  efprit-dc- vin , pcfe 
4.  gros  2 5 grains  ; & le  pied  cube  5 8 livres  p onces  4 gros 
30  grains. 

7<>5»  Efi>rit-Je-vin  très-reüifé.  J’ai  eu  cet  efprit-de-vin  de  M. 
Baume  , de  l'Académie  des  Sciences , qui  n’en  a obtenu , 
dit  il,  que  quinze  pintes  de  la  didillation  de. cinq  cents 
pintes  d’une  très-forte  eau-de-vie , en  prenant  les  premières 
pintes  qui  ont  patlè  à la  dilUllation , & en  les  redidillant 
trois  fois.  Le  volume  d'eau  difiillée , mefurc  par  l’aréomètre , 
u.°  I , pèle  820^  grains:  le  volume  de  cet  elprit-de- vin 
très-redilié , nielürc  par  le  même  aréomètre,  pefoit  680  | 
grains;  ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  fpécifique  8293.  Le 
pouce  cube  de  cet  efprit-de- vin  , pèle  4 gros. 22  graips  ; 
& le  pied  cube  5 S livres  o once  6 gros  3 8 grains. 
y66.  Ef prit • tie - via  mêlé  d'eau.  J’ai  voulu  connoître  quelle 

lêroit  la  denfité  de  l’efprit-de-vin  mêlé  d’eau  en  diderentes 
proportions , adn  de  connoître  enfuite  la  qualité  & la  force 
■ des  efprits-de- vin  & des  eaux-de-vie  du  commerce  par  la 
peCinteur  fpécifique  de  chacun.  J’ai  rendu  compte  de  ce 
travail  dans  un  mémoire,  fur  le  Rapport  des  differentes  den- 
Jite's  de  F Efprit-de- vin  , avec  fes  differens  degre's  de  force, 
inféré  parmi  ceux  de  l’Académie  des  Sciences,  an.  176 p, 
page  c’efl  le  réfultat  de  ce  travail  que  je  donne  ici. 

Chacun  en  pourra  faire  ufage,  pour  connoître  la  force  de 
l’eau-de-vre  qu’on  lui  vendra.  J’ai  employé  l’efprit-de-vin 
du  commerce  dont  j’ai  parlé  ci-dellus , & je  l’ai  mêlé  en 
différentes  proportions  avec  de  l'eau  difiillée.  J’ai  divife  le 
mélange  en  feize  parties,  mefurées  par  le  volume  & non  par 
le  poids  ; & j’ai  varié , dans  ces  mélanges , le  nombre  des 
parties,  foit  d'vfprit-de-vin , foit  d’eau,  cflmme  il  luit. 

^ Quinze  parties  defprit-de-vin , une  partie  d'eau.  Le,  volume 
d’eau  difiillée,  mefuré  par  l'aréomètre,  n."  /,  pèfe  820 ÿ 
grains  : le  volume  de  ce  mélange , mefurc  par  le  même 
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artomèire , pefoit  épp  7 grains: ce  qui  donne  pour  là  pefan- 
leur  (pécHique  85^7.  Le  pouce  cube  de  ce  mélange,  pèle 
4 gros  30  grains;  & le  pied  cube  59  livres  1 1 onces  o 
gros  14  grains. 

* Qutitorie  parties  tfe/prit  - Je  - vin  , Jeux  parties  d’eau.  Le 
volume  de  ce  mélange , mefuré  par  le  même  aréomètre , 
n.°  /■ , pefoit  7 1 1 i grains  : ce  qui  donne  pour  là  pelànteur 
Ipécifique  8674.  Le  pouce  cube  de  ce  mélange  pèle  4 gros 

36  grains;  & le  pied  cube  60, livres  11  onces  4 gros 
3 grains. 

* Treize  parties  d efprit-de-vin , trois  parties  d eau.  Le  volume 
de  ce  mélange  , meluré  par  le  même  aréomètre , n°  i , 
pelbit  7 2 3 T grains  : ce  qui  donne  pour  (à  pefanteur  Ipéci- 
ïique  88  1 J.  Le  pouce  cube  de  ce  mélange  pèle  4 gros  41 
grains;  & le  pied  cube  éi  livres  11  onces  2 gros  17 
grains. 

« Douie  parties  de/piit-de-vin , quatre  parties  deau.  Le 
volume  de  ce  mélange,  mefuré  par 'le  même  aréomètre, /i.*  /, 
pefoit  734  grains:  ce  qui  donne  pour  fa  pelànteur  Ipéci- 
fique 8ÿ47«  Le  pouce  cube  de  ce  mélange,  pèle  4 gros 
461  grains;  & le  pied  cube  62  livres  10  onces  o gros 

37  grains. 

^ Unit  parties  d efprit-de-vin , cinq  parties  deau.  Le  volume 

de  ce  mélange , mefuré  par  le  même  aréomètre , n."  i , 
pefoit  7447  grains  : ce  qui  donne  pour  la  pefanteur  Ipéci- 
fique 9073.  Le  pouce  cube  de  ce  mélange,  pèle  4 gros 
ji  grains;  & le  pied  cube  63  livres  8 onces  3 gros  14 
grains. 

* Dix  parties  d efprit-de-vin , ftx  parties  deau.  Le  volume 
de  ce  mélange , mefuré  par  le  même  aré-omètre , n."  i , 

. pefoit  754  -V  grains  : ce  qui  donne  pour  là  pefanteur  Ipéci- 
fique P 1 9p.  Le  pouce  cube  de  ce  mélange , pèle  4 gros  5 5 
grains;  & le  pieti  cube  64  livres  6 onces  2 gros  22  grains. 

« Neuf  parties  d efprit-de-vin , fept  parties  d eau.  Le  volume 
de  ce  mélange  , mefuré  par  le  même  aréomètre , / , 

pelôit  764 1 grains:  ce  qui  donne  pour  la  pelànteur  Ipécifique 
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9317.  Le  pouce  cube  de  ce  mélange  pt(e  4 gros  60 
grains  ; & le  pied  cube  6 j livres  3 onces  4 gros  z grains. 

ÿ Huit  parties  d'cfprit-de-vin , huit  parties  d'eau.  Le  volume 
de  ce  mélange,  mefuré  par  le  même  aréomètre  , /;,*  / , 

• pefoit  773  grains;  ce  qui.  donne  pour  il  pefànteur  fpéci- 
fiqiie  9427.  Le  pouce  cube  de  ce  mélange  pèle  4 gros 
64  grains;  & le  pied  cube  65  livres  i j onces  6 gros  43 
grains. 

* Sept  parties  d'efprit-de-v'w , neuf  parties  d'eau.  Le  volume 
de  ce  mélange,  mefuré  par  le  même  aréomètre,  n."  t , 
pefoit  780  grains  : ce  qui  donne  pour  fa  pefànteur  Ipéd- 
fique  9519*  Le  pouce  cube  de  ce  mélange  pèfe  4 gros 
67  grains;  3c  le  pied  cube  66  livres  10  onces  t gros 

2 grains. 

* Six  parties  d efprit-de-vin , dix  parties  d'eau.  Le  volume 
de  ce  mélange , mefuré  par  le  même  aréomètre , n."  i , 
pefoit  787  A grains:  ce  qui  donne  pour  fa  pefànteur  fpcci- 
tique  9^98.  Le  pouce  cube  de  ce  mélange  pèle  4 gros 
70  grains  ; & le  pied  cube  67  livres  2 onces  7 gros  j 8 
grains. 

* Cinq  parties  d'efprit-de-vin , onip  parties  deau.  Le  volume 
de  ce  mélange,  melùrc  par  le  même  aréomètre, /;.*  /, 
pefoit  793  T grains:  ce  qui  donne  pour  la  pefànteur  Ipéci- 
fique  9674.  Le  pouce  cube  de  ce  mélange  pèle  j gros 
I grain;  & le  pied  cube  67  livres  1 1 onces  3 gros  66 
grains. 

* Quatre  parties  defprit  - de  ~ vin  , elouze  parties  d'eau.  Le 
volume  de  ce  mélange , mefur4  par  le  même  aréomètre , 
n,'  I , pefoit  798  7 grains:  ce  qui  donne  pour  fa  pefànteur 
fpécifique  973  3.  Le  pouce  cube  de  ce  mélange  pèle  5 gros 

3 grains;  & le  pied  cube  68  livres  2 onces  o gros  3 3 grains. 

* Trois  parties  d efprit-de-vin , treize  parties  d'eau.  Le  vo- 
lume de  ce  mélange,  mefuré  par  le  même  aréomètre,  n.*  / , 
pefoit  803  ^ grains:  ce  qui  donne  pour  fa  pefànteur  fpeci-  ' 
tique  979 1 . Le  pouce  cube  de  ce  mélange  pèle  5 gros 

6 grains  ; & le  pied  cube  68  livres  8 onces  4 gros  j 3 grains. 

Aaa 
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* Deux  parties  d’efprit-Ae-vin , tjuatorie  parties  A'eaa.  Le 
volume  lie  ce  mélange , mefurc  par  le  meme  aréomètre , 
11"  i , peloit  808  grains  : ce  qui  donne  pour  fa  pelanteur 
Ijx'cifique  5?  8 52.  Le  ponce  cube  de  ce  mélange  pèle  5 
gros  8 grains;  9.  le  pied  cube  <58  livres  i j onces  5 gros 
28  grains. 


^ Une  partie  d efprit  de-vin , /juinip  parties  deau.  Le  volume 
de  ce  mélange,  mtlüré  par  le  meme  aréomètre,  n"  i, 
, peloit  8 I 3 -J  grains:  ce  qui  donne  pour  là  pefanteur  Ipécii 
lique  j>9  I y.  Le  pouce  cube  de  ce  mélange  pèfe  5 gros 
10  grains;  & le  pied  cube  livres  6 onces  7 gros  3 i 
grains. 


767. 
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Ether  vitriolique.  Cet  étiier  m’a  été  fourni  par  M.  Sage, 
de  l’Académie  des  Sciences.  Le  volume  d’eau  dilliliée , 
niefuré  par  la  poire,  nf  t , pèle  206 -J  grains  : le  volume 
d’éther  vitriolique , mefuré  par  la  même  poire,  peloit  i 5 2 f 
grains:  ce  qui  donne  pour  là  pefanteur  Ipéciiique  7396. 
Le  pouce  cube  de  cet  éther  pèle  3 gros  60  grain»;  & le 
pied  cube  ji  livres  12  onces  2 gros  59  grains. 

Éther  nitreux.  Cet  éther , qui  ell  un  peu  jaunâtre , m’a  été 
fourni  par  M.  d’Arcet,  de  l’Académie  royale  des  Sciences , 
& par  M.  Pelletier.  Le  volume  d’eau  dilliliée,  mefuré  par 
la  poire,  /,pèlê  2od:j:  grains:  le  volume  d’éther  nitreux, 
mefuré  par  la  même  poire,  peloit  187  grains:  ce  qui 
donne  pour  fa  pelànteur  IpéciHque  9088.  Le  pouce  cube 
de  cet  éther  pèfe  4 gros  ji  grains;  & le  pied  cube  63 
livres  9 onces  6 gros  61  grains. 

Éther  marin.  Cet  éther  m’a  été  fourni  par  M.  Sage,  de 
l’Académie  des  Sciences.  Le  volume  d’eau  dilliliée,  mefuré 
par  la  poire,  n."  j,  pèle  206  | grains:  le  volume  d’éther 
marin , mefuré  par  la  même  poire , peloit  150-^  grains  : 
ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  Ijsécinque  7296.  Le  pouce 
cube  de  cet  éther  pèfe  3 gros  5 6 grains  ; & le  pied  cube 
J I livres  1 once  1 gros  1 6 grains. 


770.  Éther  aee'teax.  Cet  éther  m’a  été  fourni  par  AL  de  Fourcroy, 
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de  l’AcaJcinie  des  Sciences , & Proftfleur  de  chimie  au 
jardin  du  Roi.  Le  volume  d’eau  dilUilce,  mefuré  par  la 
poire,  ri."  r , pèle  206  -J  grains:  le  volume  d'ciher  accteux, 
mefuré  par  la  même  poire,  pefoit  178  -j-J  grains:  ce  qui 
donne  pour  fa  pefinteur  fpécilique  8664.  pouce  cube 
de  cet  éther  pèle  4 gros  35  grains;  & le  pied  cube  60 
livres  10  onces  2 gros  68  grains. 

• CHAPITRE  III. 

Liqueurs  acides. 

* Les  L1Q.UEU ks  acides  fediftinguent  des  .autres  par  leur 
faveur,  qui  ell  effeélivement  acide  ou  aigre.  Toutes  ces 
liqueurs  ont  la  propriété  de  changer  en  rouge  la  couleur  bleue 
ou  violette  des  végétaux.  On  les  divifeen  Acides  minéraux. 
Acides  végétaux  & Acides  animaux,  lis  vont  faire  la  mar 
ticre  des  trois  articles  fui  vans. 

ARTICLE  I. 

Acides  minéraux. 

Les  Acides  minéraux  Ibnt  ceux  que  l’on  retire  ou 
qu’on  petit  retirer  de  certains  minéraux  ou  fubftances  loHiles. 
Tels  font  le  Ibufre,  les  bitumes,  les  aluns,  les  Iclénites,  les 
vitriols,  les  argiles  , toutes  matières  qui  contiennent  l’acide 
vitriolique  ; les  terres  nitrcufes , dont  on  relire  l’acide  ni- 
treux; le  fel  gemme  & le  lel  marin  qui  fournidênt  l’acide 
marin. 

771.  Acide  vitrio!i(]ue , ou  Huile  de  vitriol  du  commerce.  Le 
volume  d’eau  diltillée,  mefuré  par  l’aréomètre,  «.'4,  pèle 
1588  V grains:  le  volume  d’acide  Vitrolique,  mefuré  par 
le  même  aréomètre,  pefoit  2^24-^  grains:  ce  qui  donne 
pour  fa  pefanteur  fpécilique  18409.  Le  pouce  cube  pèle 
I once  I gros  39  grains  ; & le  pied  cube  128  livres  13 
onces  6 gros  33  grains. 

772.  Acide  nitreux , ou  efprit  de  nitre  du  commerce.  Le  volume 
d’eau  dillillée,  mefuré  par  l’aréomètre , n."  ^ , pèle  1002 
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grains  : le  volume  d’acide  nitreux , mefuré  par  le  même 
aréomètre , pefoit  1 274  grains  : ce  qui  donne  pour  fa 
pefanteur  fpécifique  12715.  pouce  cube  pèle  6 gros 
43  grains;  & le  pied  cube  8p  livres  o once  o gros  46 
grains. 

Acide  marin,  ou  Efprit  de  fcl  du  commerce.  Le  volume 
d’eau  diftilléej  mefuré  par  l’aréomètre,  n."  3,  pèfe  1002 
grains  : le  volume  d’acide  marin , mefuré  par  le  même 
aréomètre,  pefoit  i lÿé  i grains  : ce  qui  donne  pour  la 
p>e(ànteur  fpécifique  i 1940.  Le  pouce  cube  pèle  6 gros 
1 4 grains  ; & le  pied  cube  8 3 livres  p onces  2 gros  1 7 
grains. 

Acide  arfenictd.  Cet  acide  m’a  été  fouriij  par  M.  d’Arcct, 
de  l’Académie  des  Sciences , & par  M.  Pelletier.  Le  volume 
d’eau  diftillée,  mefuré  par  la  poire,  i , pèfe  206  ÿ 
grains  : le  volume  d’acide  arlènical , mefuré  par  la  même 
poire,  pefbit  386  grains  : ce  qui  donne  pour  la  pefan- 
teur fpécifique  18731.  Le  pouce  cube  de  cet  acide,  pèfe  i 
once  I gros  5 1 grains  ; & le  pied  cube  1 3 i livres  i once 
6 gros  70  grains. 

ARTICLEII. 

Acides  végétaux. 

On  appelle  Agdes  végétaux  \o\is  les  acides  qui  lônt 
tirés  des  matières  que  fournit  le  règne  végétal.  Tels  lont  les 
fucs  des  fruits  aigres , & principalement  le  vin  qui  a fubi 
la  fermentation  acide , & que  l’on  appelle  alors  Vinaigre. 

Vinaigre  rouge.  Le  volume  d’eau  dillillée,  mefuré  par 
l’aréomètre,  //."  j bis*,  pèfe  1007  grains:  le  volume  de 
vinaigre  rouge  , mefuré  par  le  même  aréomètre,  pelbit 
1032  grains  : ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  fpécifique 
10251.  Le  pouce  cube  pèfe  5 gros  23  grains;  & le  pied 
cube  71  livres  la  onces  o gros  65  grains. 

Vinaigre  blanc.  Le  volume  d’eau  dillillée , me&iré  par 
l’aréomètre,  nr"  j,  pèfe  1002  grains:  le  volume  de 
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vinaigre  blanc  , mefuré  par  le  même  aréomètre  , pefoit 
10157  grains  : ce  cjui  donne  pour  fa  pefanteur  rpccifique 
1013  5.  Le  pouce  cube  pèfe  5 gros  18  grains;  & le  pied 
cube  70  livres  i 5 onces  o gros  grains. 

Viiuiigre  dipHlé,  Le  volume  d’eau  diÜillèe,  mefuré  par 
l’are'omètre , pèfe  1002  grains  : le  volume  de  vinaigre 
diftillé  , mefuré  par  le  même  aréomètre , pelbit  1 o 1 1 7 
grains  ; ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  fpéciiique  1 00^3.  Le 
pouce  cube  pèfe  5 gros  17  grains  ; & le  pied  cube  70  livres 

10  onces  5 gros  p grains. 

Vinaigre  radical.  Ce  vinaigre  m’a  été  fourni  par  M. 
d’Arcet , de  l’Académie  royale  des  Sciences , & par  M. 
Pelletier.  Le  volume  d’eau  dillillée,  mefuré  par  l’aréomètre, 

j bis , pèle  1 007  grains  : le  volume  de  vinaigre  radical , 
meluré  par  le  même  aréomètre,  pefoit  1070  grains:  ce 
qui  donne  pour  fa  pefanteur  fpéciiique  10626.  Le  pouce 
cube  pèfe  5 gros  37  grains;  & le  pied  cube  74  livres 
6 onces  o gros  6 5 grains. 

Acide  du  verjus.  Celui  que  j’ai  ettiployé , ell  le  jus  du 
verjus  clarifié  par  la  filtration.  Le  volume  d’eau  diflillée, 
mefuré  par  l’aréomètre,  u.°  ^ bis,  pèfe  1007  grains  : le 
volume  d’acide  du  verjus , mefuré  par  le  même  aréomètre , 
pefoit  103  I 7 grains:  ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  Ipé- 
cifique  10241.  Le  pouce  cube  pèfe  5 gros  22  grains;  & 
Je  pied  cube  71  livres  10  onces  7 gros  67  grains. 

Acide  de  groJeiUe.  Je  me  fuis  fervi  du  jus  de  grofeille 
exprimé  au  travers  d’un  linge.  J’ai  tenté  de  le  filtref  ; mais 

11  palToit  fi lentement,  que  j’ai  craint  qu’il  ne  fût  gâté  avant 
que  la  filtration  'fût  achevée  ; & lorfqu’il  a été  amené  à la 
température  convenable,  je  l’ai  pefe  hydroflaiiquement.  Le 
voluTne  d’eau  diflillée,  mefuré  par  l’aréomètre,  n.‘  j bis, 
pèfe  1 007  grains  : le  volume  de  cet  acide  de  groifeille , 
mefuré  par  le  meme  aréomètre,  pefoit  1065  7 grains  : ce 
qui  -donne  pour  fà  pefanteur  fpécibque  10581.  Le  pouce 
cube  pèfe  3 gros  3 5 grains  ; & le  pied  cube  74  livres 
1 once  o gros  41  grains.- 
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^3,^  AcUe  d'orange.  J’ai  employé  le  jus  d'orange  clarifié  par 
la  filiration.  Le  volume  d’eau  diftillée,  inefuré  par  l’aréo- 
mèlre,  n°  j bis,  pèfe  1007  grains  : le  volume  de  cet 
acide  d’orange  , mefuré  par  le  même  aréomètre , pelôit 
1024  grains  : ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  fpécifique 
10176.  Le  pouce  cube  pèfe  5 gros  20  grains;  6c  le  pied 
cube  71  livres  3 onces  j gros  50  grains. 

782.  Acide  de  citron.  J’ai  employé  le  jus  de  citron  filtré  an 
• papier.  Le  volume  d’eau  diüillée  , mefuré  par  la  poire  , 

n.“  t,  pèle  206  f grains:  le  volume  d’acide  de  citron, 
inefuré  par  la  même  poire , peloit  2134  grains  : ce  qui  • 
donne  pour  fa  pefanteur  fpécifique  10345.  Le  pouce  cube 
pèfe  5 gros  26  grains;  6c  le  pied  cube  72  livres  6 once* 

5 gros  P grains. 

ARTICLE  III. 

Acides  animdux. 

On  appelle  Acides  animaux  , ceux  qui  lent  tirés 
des  fubllances  animales.  Tel  ell  l’acide  phofpliorique , que 
l’on  retire  du  phofphore  de  Kunkel , ou  de  l’urine  humaine. 

11  eft  probable  qu’il  réfulte  de  la  décompolition  du  fel  fufible 
de  l’urine.  Tel  ell  encore  l’.acide  des  fourmis , que  l’on 
retire  de  ces  infeéles  par  la  dillillation. 

783.  Acide  phofphoritjue.  Cet  acide  m’a  été  fourni  par  M.  Sage, 
de  l’Académie  des  Sciences.  Le  volume  d’eau  diflillée, 
inefuri*  par  la  poire,  n.°  / , pèfe  206  J-  grains:  le  volume 
d’acide  pholjihorique  , mefuré  par  la  même  poire , pelbit 
3^*  grains:  ce  qui  donne  pour  là  pefanteur  Ipécifique 
15575.  Le  pouce  cube  de  cet  acide  pèle  i once  o gros 
5 grains;  6c  lè'pied  cube  lop  livres  o once  3 gros  14 
grains. 

7®  4*  Acide  des  fourmis.  Cet  acide  qui  m’a  été  fourni  par  M.  de 

Fourcroy , de  l’Académie  des  Sciences , Médecin  de  la  Fa- 
culté de  Paris,  6c  ProTelTetir  de  chimie  au  jardin  du  Roi, 
cil  clair  comme  de  l’eau , 6c  peu  acide  : aulü  fa  pefanteur 
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(pacifique  eft-elle  à peu-près  (èmblable  à celle  de  l’eau.  Le 
volume  d’eau  diüillce,  mefuré  par  la  poire,  //."  /,  pèle 
206  -f  grains:  le  volume  d’acide  des  fourmis,  mefuré  par 
la  même  poire,  pefoit  105  7V  grains:  ce  qui  donne  pour 
fa  pelànteur  IptciHque  Le  pouce  cube  pèfe  5 gros 

1 1 grains  ; & le  pied  cube  6ÿ  livres  p onces  4 gros  2 
grains.  ^ 

CHAPITRE  IV. 

Ligueurs  alkalines. 

Les  Lldv ev RS  alkalines  font  des  fubflances  làlines 
en  liqueur,  qui  ont  toutes  la  propriété  de  verdir  le  firop 
de  violettes.  11  y en  a de  deux  efpèces;  favoir,  les  Alkalis 
fixes  & les  Alkalis  volatils,  lis  vont  faire  la  matière  des 
deux  articles  fuivatis. 

article  I. 

Alkalis  fixes. 

Les  Alkalis  fixes  font  ceux  qui  fervent  communé- 
ment de  bafe  aux  fels  neutres  proprement  dits.  Il  y en  a 
de  deux  fortes;  favoir,  l’alkali  fixe  minéral  & l’alkali  üxe 
végétal.  «Le  premiéï  lèrt  de  balè  au  lël  marin , & le  retire 
des  cendres  des  plantes  maritimes , qui  ne  le  fourniffent 
probablement  qu’au  moyen  du  lèl  marin  qu’elles  contiennent  : 
il  eft  connu  dans  le  commerce  fous  le  nom  de  Sel  de  fonde. 
L’alkali  fixe  végétal  eft  celui  que  l’on  retire  des  cendres  de 
toutes  les  autres  matières  végétales.  Il  n’y  a que  ce  dernier 
que  l’on  puifte  avoir  en  liqueur  dans  un  état  fixe , parce 
qu’il  tombe  en  déliquium en  attirant  l'humidité  de  l’air 
jufqu’à  fatura^n. 

. Alkali  fixe  végétal , appelé  Huile  de  tartre.  J’ai  employé 
l’alkali  fixe  du  taitre , tombé  eu  déliquelcence  par  l’humi- 
dité de  l’air,  qui  m’a  été  fourni  par  M.  Sage,  de  l’Académie 
des  Sciences.  Le  volume  d’eau  dillillée,  mefuré  par  la  poirC; 
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n"  I , pèle  206  V grains  : le  volume  de  cet  alkali  fixe, 
inefurc  par  la  même  poire,  pefoit  301  -7V  grains:  ce  qui 
donne  pour  fit  pelanteup  fpécilique  14554..  pouce  cube 
pèle  7 gros  41  grains;  & le  pied  cube  102  livres  2 once» 
4 gros  16  grains. 

ARTICLE  II. 

Alkal'is  volatiis. 


786, 


Les  Alkali  s volatils  font  ceux  que  l’on  retire  par  la 
décompofition  des  matières  animales , & de  quelques  fubf- 
tances  végétales  : on  en  retire  aulli  de  toutes  ces  lubflances 
par  la  putréfaèlion.  De  quelque  fubOance  & de  quelque 
manière  qu’on  retire  ces  alkalis  volatils , il  n’y  a aucune  dif- 
férence entr’eux;  c’efi  une  fubflance  toujours  fèmblable  à 
elle-même , quand  elle  ell  amenée  au  point  de  pureté 
convenable.  C’ell  pourquoi  je  n’en  compte  qu’une  efpèce. 

Alkali  volatil  fiuor.  Cet  alkali  volatil  m’a  clé  fourni  par 
M.  de  Fourcroy,  de  l’Académie  des  Sciences,  & Profefi- 
feur  de  chimie  au  jardin  du  Roi.  Le  volume  d’eau  difi- 
tillée,  mefuré  par  l’aréomètre,  n.°  i , pèfe  8 20  | grains: 
le  volume  de  cet  alkali  volatil , mefuré  par  le  même  aréo- 
mètre , pefoit  73  5 T grains  : ce  cjui  donne  pour  h pelànteur 
fpécifique  8570.  Le-  pouce  cube  pèfe  4-  gfos  47  grains  ; 
& le  pied  cube  62  livres  12  onces  j gros  5 grains. 


CHAPITRE  V. 


‘ ■ Liqueurs  huileufes. 

Les  Liqu eu ks  huileufes  font  des  fubflances  inflam- 
mables, qui  ne  font  point  ou  qui  ne  font  que  très -peu 
dillolubles  par  l’eau.  Il  y en  a de  deux  efÿ’ces  ; favoir , 
les  Huileselfentielles  & les  H uiles  graflës.  Elles  vont  faire 
la  matière  des  deux  articles  fuivans. 
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Huiles  ejjlintielles. 


787. 


788. 


78p. 


On  nommé  Huiles  effentielles  toutes  celles  qui  ont 
Todeur  du  végétal  dont  elles  font  tirées,  & qui  ont  afTez 
de  volatilité  pour  s’élever  au  degré  de  chaleur  de  l'eau 
bouillante. 

J’ai  cherché  à me  procurer  ces  huiles  dans  leur  plus  grand 
degré  de  pureté  : pour  cela  je  me  fuis  adrefTé  à d’habiles 
Chimides,  qui  ont  fait  tous  leurs  efforts  pour  m’être 
utiles,  & qui  ne  m’ont  fourni  que  des  chofos  de  la  nature 
defquelles  ils  étoient  fors. 

Huile  ejfentielle  de  térébenthine.  Cette  huile  efl  extraite , par 
dinillation  , de  la  térébenthine,  dont  nous  parlerons  dans  le 
nf  fuivant.  Quand  elle  efl  nouvellement  diflillée , elle  efl 
claire  & fluide  comme  l’eau.  Elle  m’a  été  fournie  en  cet 
état  par  M.  Cadet , de  l’Académie  des  Sciences.  Le  volume 
d’eau  diflillée,  mefuré  par  l’aréomètre,  n.’  /,  pèle  820  {■ 
grains  : le  volume  d'huile  efTentielle  de  térébenthine,  mefuré 
par  le  môme  aréomètre,  pefoit  7137  grains:  ce  qui  donne 
pour  fa  pefanteur  fpécifique  8657.  Le  pouce  cube  pèfè 
gros  37  grains;  & le  pied  cube  60  livres  onces  o gros 
37  grains. 

7V>if7<e//M///e Elle  découle,  par  incifion,  du  Téré- 
benthe  ou  Pijiacliier  fauvuge , <jui  croît  dans  la  partie  orien- 
tale de  l'île  de  Chio,  Elle  ma  encore  été  procurée  par  M. 
Cadet.  Le  volume  d’eau  diflillée,  mefuré  par  l’aréomètre, 
n.°  i , pèfe  8 20  7 grains  : le  volume  de  térébenthine  liquide, 
mefuré  par  le  même  aréomètre  , peloit  8 1 3 grains  : ce  qui 
donne  pour  fa  pefanteur  fpécihque  pp  i o.  Le  pouce  cube 
pèfo  5 gros  10  gii^ins;  & le  pied  cube  6p  livres  5 onces 
7 gros  26  grains.  • 

Huile  cffcntielle  de  baume  de  Copahu.  Celte  huile,  qui 
efl  d’un  jaunjE  très- clair,  efl  extraite,  par  diflillation , du 
baume  de  copahu , qui  découle,  par  incifion,  de  l’arbre  appelé 
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Cofdibti  au  Brdil,  où  il  croît  dans  les  forîts  qui  Ibnf  au 
milieu  des  terres.  Cette  huile  ni’a  t'ié  procurée  par  M.  de 
Ro!ne , Apoiliic.iire  de  Paris , & adocié  de  M.  Cadet  de 
l’Academie  des  Sciences.  Le  volume  d’eau  difliilée,  mefuré 
par  la  poire,  //."  / , pelé  206  grains  : le  volume  de  cette 
huile,  melurc  par  la  même  poire,  peloit  182  -j-J  grains  : 
ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  fpécihque  8864.  Le  pouce 
cube  pèle  4 gros  43  grains  ; & le  pied  cube  livres 
O once  6 gros  10  grains. 

77®*  Huile  cjjcntielle  île  Karahè  ou  Succin.  Cette  huile,  qui 
efl  d’un  beau  jaune,  eil  extraite,  par  dillillation , de  l’ambre 
jaune  ou  fuccin.  Elle  m’a  été  fournie  par  M.  Cadet.  Le 
volume  d’eau  difliilée,  meluré  par  l’aréomètre,  «,*  / , pcfè 
820  f grains  : le  volume  d’huile  etiéniielle  de  Karabé, 
mefuré  par  le  même  aréomètre,  peloit  727 grains;  ce 
qui  donne  pour  fà  pelânteur  fpécitique  886 j.  Le  pouce 
cube  pèfe  4 gros  43  grains  ; de  le  pied  cube  62  livres 
O once  7 gros  3 grains. 

7pi.  Huile  e£ctnklle  Je  fieurs  J Orange.  Cette  huile,  qui  efl 
d'un  beau  jaune  d’or,  m’a  été  procurée  par  M.  d'Àrcet , 
de  l’Académie  des  Sciences,  & par  M.  Pelletier.  Le  volume 
d’eau  difliilée,  mefuré  par  la  poire,  n."  1 , pèle  206  { grains: 
le  volume  d’huile  elîenlitlle  de  fleurs  d’oiMuge,  meluré  par 
la  même  poire,  peloit  181  grains:  ce  qui  donne  pour 
fa  pefanteur  fpécitique  873)8.  Le  pouce  cube  pelé  4 gros 
40  grains;  & le  pied  cube  61  livres 9 onces  3 gros  1 grain. 

792.  Huile  ejfcntielle  de  Lavande.  Celle  huile,  qui  efl  jaune, 
efl  extraite  des  fleurs  de  la  lavande,  plante  qui  croit  naturelle- 
ment en  Languedoc,  &.  qu’on  cultive  dans  nos  jardins. 
Elle  m’a  été  procurée  par  M.  Cadet.  Le  volume  d’eau  dit- 
tillée,  mefuré  par  l’aréoinètre,  n.°  / , pcfe  820  | grains  : 
le  volume  d’huile  efléntielle  de  lavande , meluré  par  le 
même  aréomètre,  pefoit  733  j grains  : ce  qui  donne  pour 
fa  pefanteur  fpécifique  8938.  Le  pouce  cube  pelé  4 gros 
46  grains;  &.  le  pied  cube  62  livres  9 onces  o gros  32 
grains. 
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Huile  effentieUe  d’Hyfope.  Cette  huile,  c|ui  eft  d’un  jaune 
foncé  ou  tirant  fur  l’orangé,  efl  extraite  des  feuilles  & des 
fleurs  de  rhyfope.  Elle  m’a  été  fournie  par  M.  de  Rofne.  Le 
volume  d’eau  diftilice , mefuré  par  la  poire  , n."  / , pèle 
^o6  f grains:  le  volume  d’huile  eflèntielle  d’hylope,  mefuré 
par  la  même  poire  , pelbit  1837  grains  : ce  qui  donne 
pour  là  pefanteur  fpéciiique  8892.  Le  pouce  cube  pèfe  q. 
gros  44  grains;  & le  pied  cube  62  livres  3 onces  7 gros 
17  grains. 

Huile  ejfenûeUe  Je  Mélijfe  Je  MolJnvie.  Cette  huile , qui 
efl  d'une  belle  couleur  orangée , efl  extraite  des  feuilles 
& des  fleurs  de  l’efpèce  de  mélilTe  qui  croît  naturellement 
en  Moldavie,  & que  l’on  cultive  dans  nos  jardins.  Elle 
m’a  été  procurée  par  M.  de  Rofne.  Le  volume  d'eau  dif- 
tillée,  mefuré  par  la  poire,  /i.”  / , pèle  206  f grains  : le 
volume  d’huile  eflèntielle  de  méliflè  de  Moldavie , mefuré 
par  la  même  poire,  pefoit  181^  grains  : ce  qui  donne  pour 
fa  pelanteur  fpéciiique  8816.  Le  pouce  cube  pèfe  4 gros 
41  graiiu;  & le  pied  cube  61  livres  11  onces  3 gros 
10  grains. 

Huile  ejfentielle  de  Menthe  commune.  Cette  huile,  qui  efl 
d’un  beau  jaune  d’or,  efl  extraite  des  feuilles  & des  fleurs 
de  la  m nihe  commune,  connue  (bus  le  nom  de  Baume 
des  jardins.  Elle  m’a  été  fournie  par  M.  de  Rofne.  Le 
volume  d’eau  difliilée  , mefuré  par  la  poire,  n."  i,  pèfe 
206  7 grains  : le  volume  d’huile  eflèotieile  de  menthe 
commune,  mefuré  par  la  même  poire,  pefoit  1 8 5 | grains: 
ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  fpéciiique  8982.  Le  pouce 
cube  pèfe  4 gros  47  grains  ; & le  pied  cube  62  livres 
13  onces  7 gros  63  grains. 

Huile  ejfentielle  Je  Menthe  poivrée.  Cette  huile  , qui 
efl  d’un  jaune  clair,  efl  extraite  des  feuilles  & des  fleurs 
de  la  menthe  poivrée , appelée  aufli  Menthe  frifee.  Cette' 
huile  a une  odeur  très-forte:  fi  l’on  en  met  une  goutte  fur 
la  langue , il  femble  qu’on  a d’abord  la  bouche  enflammée , 
mais  bientôt  après  l'on  reflènt  une  fral.heur  fingulière,  cauféc 
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par  la  prompte  évaporation  ile  cette  huile.  Elle  m’a  été 
fournie  par  M.”  d’Arcet  & Pelletier.  Le  volume  d’eau  dit 
tillce,  mefuré  par  l'aréomètre,  2,  pèle  1 1 67  7^  grains: 
le  volume  d’huile  ellêiitielle  «le  menthe  poivrée,  mefuré 
par  le  même  aréomètre,  pefoit  1073  grains:  ce  qui 
donne  pour  fi  pefantuir  Ipécifuiue  paoz.  Le  pouce  cube 
pèfe  4 gros  56  grains;  & le  pied  cube  64  livres  £>  oiKes 
4 gros  7 I grains. 

7P7»  HuiU  effentulU  île  Siiiige.  Celte  huile,  qui  ell  jaune, 
eA  extraite  îles  feuilles  & des  Heurs  de  la  làuge , plante 
qui  croît  naturellement , 8<  en  grande  quantité , liir  les  côtes 
de  Provence.  Cette  huile  m’a  été  fournie  par  M.  de  Rofne. 
Le  volume  d’eau  diltillée , meluré  par  la  poire,  i , pèle 
aoô|  grains:  le  volume  d'huile  elientielle  de  fange,  mefuré 
parla  même  poire,  pefoit  1867^  grains:  ce  qui  donne 
pour  la  pefanteur  Ijxfcihque  90 1 6.  Le  pouce  cube  pèle  4 gros 
49  grains;  6c  le  pied  cube  63  livres  1 once  6 gros  24 
grains. 

798.  Huile  eJfaiticHe  de  Thym.  Cette  huile,  qui  eA  d’un  jaune 
foncé , eA  extraite  des  feuilles  6c  des  Heurs  du  thym  qu’on 
cultive  dans  nos  jardins.  Elle  m’a  été  procurée  par  M.  Cadet. 
Le  volume  d’eau  diltillée , mefuré  par  l’aréomètre , n,°  i , 
pèfe  820 -j- grains  : le  volume  d’huile  eHentieile  de  thym, 
mefuré  par  le  même  aréomètre , pefoit  740  grains  : ce 
qui  donne  pour  fa  pefanteur  f|x'citique  9023.  Le  pouce 
cube  pèle  4 gros.  49  grains;  6c  le  pied  cube  63  livres 
2 onces  4 gros  44  grains. 

799.  Huile  ejjentuUe  de  Romarin.  Celte  huile  , qui  eA  d’un 
jaune  foncé , eA  extraite  des  feuilles  6c  des  Heurs  du  romarin, 
qui  croit  abondamment  6c  fans  culture  dans  les  pays  chauds 
ôc  fecs , tels  que  l’Efpagne , l’halie , le  Languedoc  6c  la 
Provence  : on  le  cultive  auHî  dans  les  jardins.  Cette  huile 
m’a  été  procurée  par  M.  Cadet.  Le  volume  d’eau  diAillc«, 
mefuré  par  l’aréomètre,  7 , pèle  820  J grains  : le  volume 
d'huile  eHentieile  de  romarin , mefuré  par  le  même  aréo- 
mètre , pefoit  743  grains  : ce  qui  donne  pour  là  pefanteur 
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l^^cifique  9057.  Le  pouce  cube  pcIè  4 gros  50  grains  ; 
& le  pied  cube  6j  livres  6 onces  3 gros  5 gruins. 

800.  Hui/e  effeniielle  de  Calament.  Celte  liuiie  * qui  dl  jaune, 
efl  extraite  des  feuilles  Sc  des  Heurs  du  calament , piaule  qui 
croît  dans  la  campagne.  Elle  in  a été  fournie  par  M.” 
d’Arcet  & Pelletier.  Le  volume  d’eau  diftillee,  tneliiré  par 
l’aréomètre,  n.‘  2 , pèfê  1167-7^  grains:  le  volume  d’buile 
edèntielle  de  calament , mel'urc  par  le  même  'aréomètre , 
pefoit  106 J y grains  : ce  qui  donne  pour  fâ  pefanteur  Ipé- 
crfique  9116.  Le  pouce  cube  pèfe  4 gros  5 2 grains  ; & le 
pied  culte  63  livres  la  onces  7 gros  67  grains. 

Soi.  Huile  ejfentielle  de  Cochléaria.  Cette  huile , qui  eft  d’un 
jaune  orangé , efl  extraite  des  feuilles  & îles  fleurs  du  co- 
cbléaria,  que  l’on  cultive  aflez  fouvent  dans  les  jardins. 
Elle  m’a  été  fournie  par  M.  de  Rofne.  Le  volume  d’eau 
diflillée,  mefuré  par  la  poire,  n.°  a. , pèfê  p8  y grains  : le 
•volume d’huile eflcntielle de  cochléaria,  mefuré  parla  même 
poire,  pefoit  927  grains;  ce  qui  donne  pour  fâ  pefanteur 
ipécifique  9427.  Le  pouce  cube  pèfê  4 gros  64  grains  ; 
& le  pied  cube  6 5 livres  i 3 onces  6 gros  43  grains. 

Soi.  Huile  effentielle  d Abfinthe.  Cette  huile,  qui  eft  d’un  vert- 
noirâtre  , eft  extraite  des  feuilles  & des  fleurs  de  l’abfinthe, 
plante  qui  croît  naturellement  dans  les  terreins  fecs  & un 
peu  chauds.  Elle  m’a  été  fournie  par  M.  de  Rofne.  Le 
volume  d’eau  diflillée , mefuré  par  la  poire  , n°  1 , pèfe 
Z06  ^ grains:  le  volume  d’huile  eflêntielle  d’abfinthe , me- 
furé par  la  même  pûire,  pefoit  187-^  grains  : ce  qui  donne 
pour  fa  pefanteur  fpécifique  9073.  Le  pouce  cube  pèfê  4 
gros  5 ( grains  ; & le  pied  cube  63  livres  8 onces  i groa 
29  grains. 

Huile  effentielle  de  Tanépe.  Cette  huile,  qui  eft  d’un  jaune 
d’or,  eft  extraite  des  feuilles  & des  fleurs  de  la  tanéfie,  plante 
qui  croît  fur-tout  aux  bords  des  prés  & des  lieux  humides.  Elle 
m’a  été  procurée  par  M."  d’Arcet  & Pelletier.  Le  volume 
d’eau  diflillée , mefuré  par  l’aréomètre , n.°  2 , pèfe  1 1 67  77 
grains:  le  volume  d'huile  elTemielle  de  tanéfie,  mefuré  pat 
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le  meme  aréomètre,  pçfoit  1088  ÿ grains  ; ce  qui  donne 
pour  (a  pefànteur  fpécirique  9318.  Le  pouce  cube  pèle  4 
gros  do  grains*;  &,  le  pied  cube  dj  livres  4 onces  j gros 
d4  grains. 

804.  Huile  effentielle  JEflrugon.  Cette  huile,  qui  elld’un  beau 
jaune  d’or,  e(l  extraite  des  feuilles  & des  fleurs  de  l'élira- 
gon , plante  que  l’on  cultive  dans  les  jardins  potagers.  Elle 
m’a  été  procurée  par  M.“  d’Arcet  & Pelletier.  Le  volume 
d’eau  diltillée , nieluré  par  la  poire,  n.°  /,  pèle  106  \ grains  : 
le  volume  d’fuiile  elfentielle  d'ellragon  , mefuré  par  la  même 
poire,  pefoit  aoj  7V  grains:  ce  qui  donne  pour  là  pelàn- 
teur  fpécitique  9949.  Le  pouce  cube  pèle  j gros  i i grains; 

& le  pied  cube  dÿ  livres  10  onces  2 gros  22  grains. 

Huile  effeniielle  fie  Camomille  romaine.  Cette  huile,  qui 
ell  d’un  vert  très-foncé  ou  obfcur , ell  extraite  des  feuilles 
& des  fleurs  de  la  camomille  romaine  , plante  i Heurs 
radiées,  que  l’on  cultive  dans  les  jardins.  Elle  m’a  été  pro-- 
curée  par  M.  de  Rofne.  Le  volume  d’eau  diflillée,  mtfuré 
par  la  poire,  ».*  / , pèle  2od|-grains:  le  volume  d’huile 
elTentielle  de  camomille  romaine , meliiré  par  la  même 
poire,  pelbit  1847^  grains:  ce  qui  donne  pour  la  pefàn-  , 
leur  fpécifique  8943.  Le  pouce  cube  pèle  4 gros  4d  grains; 

& le  pied  cube  da  livres  9 onces  4 gros  6y  grains. 

8od.  Huile  ejfentielle  fie  Sabine.  Cette  huile,  qui  efl  d’un 
jaune  clair  , efl  extraite  des  feuilles  & des  Heurs  de  la 
fabine,  petit  arbufle  toujours  vert  & très<omiu.  Elle  m’-a 
été  procurée  par  M."  d’Aicet  & Pelletier.  Le  volume  d’eau 
diflillée  , mefuré  par  l’aréomètre,  n."  2,  pèle  i idj  77 grains: 
le  volume  d’huile  ellêntielle  de  fabine,  mefuré  par  le  même 
aréomètre,  peloit  10 84  y grains:  ce  qui  donne  pour  là 
pefànteur  fpécifique  9294.  Le  pouce  cube  pèle  4 gros 
59  grains;  & le  pied  cube  dj  livres  o once  7 gros 
3 I grains, 

807.  Huile  ejfentielle  Ae  Fenouil.  Cette  huile,  qui  efl  d’un 
jaune  très-clair , efl  extraite  des  feuilles  & des  fleurs  du 
fenouil , plante  ombelli  fère , qui  croit  effea  fouvent  dans 
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- îes  vignes.  Elle  m’a  été  fournie  par  M.  de  Rgfnc.  Le 
volume  d’eau  diflillée,  mefuré  par  la  poire,  /r.*  i , pèfe  206  j- 

f;rains  : le  volume  d’huile  eflêntielle  de  fenouil , mefuré  par 
a même  poire , pefoh  15)  1 fî  grains  : ce  qui  donne  pour 
là  pefànteur  Ipécilique  Le  pouce  cube  pèfe  4.  gros  59 

grains;  & le  pied  cube  65  livres  o once  7 gros  3 1 grains. 
808.  Huile  effentielle  de  graine  de  Fenouil.  Celte  huile,  qui 
efl  d’un  jaune  clair,  mais  moins  que  celui  de  la  précédente, 
& qui  en  même  temps  eil  très-tranfparente  & tiès-fiuidc, 
e(i  extraite , par  diAillation , de  la  graine  de  fennuil.  Elle 
m’a  été  donnée  par  M.  Cotelle  de  Grand-maili>n , qui  l’a 
apportée  de  Bologne  en  Italie.  Le  volume  d'eau  diitillée, 
mefuré  par  la  poire,  n.°  2,  pelé  p8  ÿ grains:  le  volume 
d'huile  ellèntielle  de  graine  de  fenouil,  mefuré  par  la  même 
poire,  pelôit  98  grains:  ce  qui  donne  pour  fa  pefànteur 
fpécilique  10083.  Le  pouce  cube  pèfe  j gros  16  grains; 
& le  pied  cube  70  livres  9 onces  2 gros  x6  grains.  Voilà 
donc  une  huile  ellèntielle  plus  pefante  que  l’eau , quoi- 
qu’elle foit  d’Europe. 

8 09.  Huile  effentieUe  de  graine  de  Coriandre.  Cette  huile , qui 
eft  d’un  jaune  un  peu  clair,  eft  extraite  de  la  graine  de 
coriandre , plante  ombellifère  qu’on  cultive  dans  les  champs 
aux  environs  d’Aubervilliers  près  Paris.  Elle  m’a  été  four- 
nie par  M.  de  Hofne.  Le  volume  d’eau  diAillée , mefuré 
par  la  poire,  n.°  i , pèfe  206  -j-  grains;  le  volume  d’huile 
elfentielle  de  graine  de  coriandre,  mefuré  par  la  même  poire, 
pefoit  178  I grains:  ce  qui  donne  pour  (à  pefànteur  Ipéci- 
fique  8655.  Le  pouce  cube  pèfe  4 gros  3 j grains  ; & le 
pied  cube  60  livres  9 onces  2 gros  6^  grains. 

810.  HuUe  e£entielle  de  graine  de  Carvi.  Cette  huile , qui  eft 
jaune , eft  extraite  de  Ta  graine  de  carvi , plante  ombellifère 
qui  croît  abondamment  dans  le  Languedoc  & la  Provence. 
Elle  m’a  été  procurée  par  M.  de  Rofne.  Le  volume  d’eau 
diftiilée,  meluré  par  la  poire,  //.“  1 , pèle  aoô-j-  grains  : 
le  volume  d’huile  eftènlielle  de  graine  de  carvi , meluré  par 
la  même  poire , pefoit  .186^  grains  : ce  qui  donne  pour 
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Hi  pe/anteur  fpécifique  JJ045).  Le  pouce  cube  pèfè  4 gro» 
JO  grains";  & le  piej  cube  livres  5 onces  3 gros  6jj 
grains 

8 II.  Huile  effcnùeUe  de  graine  efAnct.  Cette  huile,  qui  eft 
prefque  autli  claire  que  de  l’eau , e(l  extraite  de  la  graine 
d’anet  , plante  ombellifcre  qu’on  cultive  dans  les  jardins. 
Elle  m’a  été  fournie  par  M.  de  Rolne.  Le  volume  d’eau 
dilliilée,  mefuré  par  la  poire,  n/  / , pèîè  206  f grains;  le 
volume  d’huile  ellentielle  de  graine  d’anet,  miluré  parla 
meme  poire,  peloit  i88  ^ grains;  ce  qui  donne  pour  là 
pefanteur  Ipécilique  5128.  Le  pouce  cube  pèfe  4 gros 
J 3 grains  ; & le  pied  cube  63  livres  1 4 onçes  2 gros 
* JO  grains, 

812.  Huile  ejfeiitielle  de  graine  d'Anis.  Cette  huile  , qui  eft 
d’un  jaune-verdâtre,  eft  extraite  de  la  graine  d'anis,  plante 
ombellifère , qu’on  cultive  beaucoup  en  France , fur-tout 
dans  la  Touraine.  Lorft^ue  cette  huile  n’a  plus  qu’environ 
1 2 ou  I 3 degrés  de  chaleur , elle  commence  à le  figer  ; & 
lorfqu’elle  l’eft  entièrement , elle  eft  griAtre , 8c  paroit  criP- 
tallilce  en  lames  femblables  â celles  du  talc.  Elle  m’a  été 
fournie  par  M.  de  Rofiie,  Le  volume  d’eau  diftillée,  mefuré 
par  la  poire,  /,  pife  2oé|  grains:  le  volume  d’huile 
eftcntielle  de  graine  d'anis,  mefuré  par  la  même  poire,  pefoit 
203  f grains:  ce  qui  donne  pour  fa  pelànteur  Ipécifique 
9867.  Le  pouce  cube  pèle  j gros  8 grains;  & le  pied 
cube  ép  livres  i once  o gros  60  grains, 

613,  .Huile  effentielle  de  graine  dAnis  e'toilé  des  Indes,  Cette 
huile,  qui  eft  d’un  jaune-verdâtre,  eft  extraite  de  la  graine 
de  l’anis  étoilé  des  Indes,  arbre  qui  croît  dans  la  Tartarie, 
la  Chine  & les  îles  Philippines.  Lorfque  cette  huile  n’a  plus 
qu’enviroii  13  degrés  de  chaleur,  elle  commence  à le  figer; 
& lorlqu’elle  l’eft  entièrement,  elle  eft  d’un  blanc-verdâtre , 
8c  paroit  crillallifée  en  lames , femblables  à celles  du  talc. 
Elle  m’a  été  fournie  par  M.  de  Rofne.  Le  volume  d’eau 
diftillée,  mefuré  par  la  poire,  n"  /,  pèle  206  j grains; 
le  volume  d’huile  elfentielle  de  graine  d’anis  étoilé  des 
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Indes,  mefurc  par  ia  mime  poire  , pefoit  lOi  ^ grains  : 
ce  qui  donne  pour  fâ  pcfânteur  l'pt'cifique  98  24.  Le  pouce 
cube  pèfe  5 gros  7 grains;  &L  le  pied  cube  68  livres  12 
onces  2 gros  22  grains. 

814.  huile  cÿentielle  de  graine  de  Genièvre,  Cette  Iniile,  qui 
ell  d’un  jaune  très-clair,  tll  extraite  de  la  graine  du  gené- 
vrier, arbriireau  toujours  vert  très-connu  ; car  il  croîs  dans 
toute  l’Europe , dans  les  forêts  , les  brujèies  •&  fur  les 
montagnes.  Cette  huile  m’a  élé  founie  par  M.  de  Rolîie. 
Le  volume  d’eau  didillée  , mcliirê  par  la  poire , n."  i , 
pèfe  206  J grains  : le  volume  d’huile  ellèntielle  de  graine 
de  genièvre,  melure  par  la  meme  poire,  pefoit  177  grains: 
ce  qui  donne  pour  là  pefanteur  fpécilique  8577.  Le  pouce 
cube  pèfe  4 gros  32  grains;  & le  pied  cube  60  livres 
O once  4 gros  7 1 grains. 

8 1 J.  huile  ejfentielle  de  Girofle.  Cette  huile,  qui  ell  d’un 
jaune-  rouliâtre  , ell  extraite  de  ce  que  nous  appelons  Clous 
de  girofle  , qui  font  le  calice , la  fleur  & l’embryon  du 
fruit  dellcchês  du  Giroflier , arbre  qui  croît  dans  les  îles 
Mofuques.  Cette  huile  m’a  été  fournie  par  M."  d’Arcet  & 
Pelletier.  Le  volume  d’eau  dilliilée,  mefuré  par  la  poire, 
2,  pelé  98  j grains:  le  volume  d’huile  ellèntielle  de 
girolle,  meluré  par  ta  même  poire,  pelbit  loi  -J-j  grains: 
ce  (jui  Jonne  pour  la  pefanteur  fptxilique  1 03  63.  Le  pouce 
eu!  e pèle  5 gros  27  grains;  & Je  pied  cube  72  livres  8, 
t>.u.cs  J gros  I 8 grains. 

816.  huile  ej^  -uiielle  de  Canelk,  Cette  huile,  qui  ell  d’un  jaune- 
10.  fsâtre,  cil  extraite  de  la  lêconde  écorce  d’un  petit  arbre 
appelé  Ci.itelier,  lequel  ell  très-commun  dans  file  de  Ceylan. 
Lilc  m’a  etc  fournie  par  AL  de  Rofne,  Le  volume  d’eau 
dilii  (Je,  mefuré  pur  ia  poire,  2 , pèfe  98  -J-  grains  : le 
Volume  d’huile  clTêntielle  de  candie , mefuré  par  la  même 
poire,  peloit  102  grains:  ce  qui  Jonne  pour  fa  pefan- 
teur Ipécifique  10439,  pouce  cube  pèle  5 gros  30 
grains;  & le  pied  cube  73  livres  i once  i gros  2j  grains, 

Ccc 


Digitized  by  Google 


386  P ES  A ^T  EU  R SPÉCJFICIUE 
ARTICLE  II. 

* Hu  iles 

On  appei.le  Huiles  grajfes,  toutes  celles  que  l'on 
retire  des  fubllances  végétales  ou  animales  par  expreflion , 
ou  que  l'on  en  fépare  par  la  chaleur.  Ces  huiles  n’ont  point 
allez  de  volatilité  pour  s’élever  au  degré  de  chaleur  de  l’eau 
bouillante:  & c’eil-là  le  principal  caraélère  qui  les  dif* 
tingue  des  huiles  cllcniielles. 

817.  Huile  d Olive.  Cette  huile,  qui  eft  d’un  jaune-citrin  , 
eft  extraite  par  exprelTion  du  fruit  de  l’olivier,  arbre  qui  croît 
abondamment  en  Provence , en  Languedoc , en  Italie  & 
en  Efpagne.  Le  volume  d’eau  dillillée,  mefuré  par  l’aréo- 
mètre, / , pèfe  820  j- grains:  le  volume  d’huile  d’olive, 
mefuré  par  le  même  aréomètre,  pelôit  750  f grains  : ce 
qui  donne  pour  fa  pefanteur  ffjccifique  9153-  Le  pouce 
cube  pèle  4 gros  J4  grains  : & le  pied  cube  ^4  livres  1, 
once  I gros  6 grains. 

818.  Huile  d Amande  douce.  Cette  huile,  qui  eft  d’un  jaune 
lemblable  à celui  de  l’huile  d’olive  ,eft  extraite,  par  expref- 
fion , des  amandes  douces  & récentes.  Le  volume  d’eau  dif- 
tillée , mefuré  par  l’aréomètre,  n."  i , pèfe  820  f grains: 
le  volume  d’huile  d’amande  douce,  mefuré  par  le  même 
aréomètre,'  pelbit  752  grains  : ce  qui  donne  pour  fi 
pefanteur  fpécifîque  9170.  Le  pouce  cube  pèle  4 gros  34 
grains  ; & le  pied  cube  64  livres  3 onces  o gros  23  grains. 

819.  Huile  de  Noifette.  Celte  huile,  qui  eft  du  même  jaune 
que  les  précédentes , eft  extraite,  par  expreflion , des  noiléltes , 
fruits  du  noifetier  ou  coudrier,  qui  croit  naturellement  dans 
les  forêts  & qu’on  cultive  dans  les  jsu'dins.  Le  volume  d’eau 
dillillée , meluré  par  l'aréomètre,  w."  2 , pèfe  1 1 <>7  ^ grains  : 
le  volume  d’huile  de  noifette , meluré  par  le  même  aréo- 
mètre , pelbit  to6^Ÿ  grains  : ce  qui  donne  pour  la  pefanteur 
fpécilique  «j  1 6 1 . Le  pouce  cube  pèle  4 gros  5 4 grains  j 
Si.  le  pied  cube  ^4  livres  2 onces  0 gros  18  grains. 
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820.  Huile  Je  Noix.  Cette  huile,  qui  eft  d'un  Jaune  tirant 
fur  l'orangé,  eft  extraite,  par  expreflion  , des  noix  sèches, 
fruits  du  noyer,  arbre  très -connu.  Le  volume  d’eau  diC- 
tillée , mefuré  par  l’aréomètre , n,"  j , pèle  ii6j  grains  : 
le  volume  d’huile  de  noix,  mefuré  par  le  même  aréomètre, 
pefoit  1076  T grains:  ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  fpé- 
cifique  9227.  Le  pouce  cube  pèle  4 gros  56  grains;  & le 
pied  cube  64  livres  9 onces  3 gros  28  grains. 

8a I.  Huile  Je  Lin.  Cette  huile,  qui  eft  d’un  jaune  lèmblable 
à celui  de  l’huile  d’olive,  eft  extraite,  par  exprellion,  de  la 
graine  du  lin,  plante  que  l’on  cultive  dans  les  champs  8c 
les  jardins.  Le  volume  d’eau  diftillée,  meluré  par  l’aréo- 
mètre , n."  2 , pèle  1 167  tV  grains  : le  volume  d’huile  de 
lin,  mefuré  par  le  même  aréomètre,  pefoit  1097  4-  grains: 
ce  qui  donne  pour  fa  pelânteur  Ipécilique  9403.  Le  pouce 
cube  pèle  4 gros  6^  grains;  & le  pied  cube  dj  livres 
1 3 onces  I gros  6 grains. 

822.  Huile  Je  Chenevis.  Celte  huile,  qui  ell  d’un  vert-olivâtre 
/ombre,  ell  extraite,  par  exprelfion,  delà  graine  de  chanvre, 
plante  très- connue.  Le  volume  d’eau  dillillée,  meluré  par 
l’aréomètre,  «.*  2 , pèfe  1 1 67  -jV  grains  : le  volume  d'huile 
de  chenevis,  mefuré  par  le  même  aréomètre,  pelbit  io8of 
grains  : ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  fpéciiique  9238. 
Le  pouce  cube  pèfe  4 gros  5 8 grains  ; & le  pied  cube  64 
livres  12  onces  7 gros  12  grains. 

823.  Huile  Je  Pavot,  dite  Huile  d’(Eùllet.  Cette  huile,  qui  ell 
d’un  jaune  lemblable  à celui  de  l’huile  d’olive,  ell  extraite, 
par  exprellion,  de  la  graine  de  pavot  blanc  & de  pavot  noir. 
Le  volume  d’eau  dillillée,  mefuré  par  l’aréomètre,  n."  2, 
pèfe  1167-;^  grains  : le  volume  d’huile  de  pavot,  mefuré 
par  le  même  aréomètre  ,.  peloit  1078  | grains:  ce  qui 
donne  pour  là  p>elànteur  fpécifique  9238.  Le  pouce  cube 
pèfe  4 gros  57  grains  ; & le  pied  cube  64  livres  to 
onces  5 gros  18  grains. 

824.  Huile  Je  Navette.  Cette  huile,  qui  ell  de  couleur  roullê, 
ell  #ée , par  expreliloii , de  la  graine  de  navette  ou  navet 
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lâuvage,  tjiii  croît  naturellement  dans  les  champs  de  bic. 

Le  voliiine  d’eau  didillcc,  mefurc  par  l’arcomctre,  5, 
pîlê  1 167  717  grains  : le  volume  d'huile  de  navette,  mefuré  ' 
par  le  meme  aréomètre,  pefoit  1072  7^  grains  : ce  qui 
donne  pRur  fa  pelânleur  fpécilique  pi 93-  Le  pouce  cube 
pèle  4 gros  J 5 grains  ; & le  pied  cube  64  livres  j onces 
4 gros  67  grains. 

825.  ■ Mv/t’  lU  Puîné.  Cette  huile,  qui  tft  d’un  beau  Jaune, 
efl  e,\tr.iite,  par  exprefl'ion,  de  la  femence  tiu  hêtre,  appelée 
Ftûne.  le  volume  d’eau  dillillée,  mefurc  par  rarcomctre , 
n."  2 , pèle  1 I 67 grains:  le  volume  d'huile  de  faîne, 
nitluré  par  le  même  aréomètre,  pclbit  1070  J grains:  ce 
qui  donne  pour  fa  pelanteur  fpécifique  9176.  Le  pouce 
cube  pèle  4 gros  55  grains;  & le  pied  cube  64  livres  3^ 
onces  5 gros  50  grains. 

82^.  Huile  de  Fit  in.  Cette  huile,  qui  m’a  été  fournie  pa»" 
Al."  d’Arcet  &.  Pelletier,  efl  d’un  Jaune- orangé , &.  peu 
coulante.  Elle  eli  c.vtraite  des  fruits  du  ricin  ordinaire, 
plante  commune  dans  l’Egypte  & dans  les  deux  Indes.  Le 
volume  d’eau  diflillée , mefuré  par  la  poire,  n."  i , pefê 
2o6“-i  grains  : le  volume  d'huile  de  ricin,  mefuré  par  la 
même  poire,  pelôit  tp8  ^ grains:  ce  qui  donne  p^mr  fâ . 
pelanteur  fpécifique  9612.  Le  pouce  cube  jxfe  4 gros  71; 
grains;  &. le  pied  cube  67  livres  4 onces  4 gros  25  grains. 

827,  Huile  de  Ben,  Celte  huile,  qui  m’a  aufii  été  fournie  par 
Al.“  d’Arcet  & Pelletier,  efl  d’un  beau  Jaune.  Elle  efl  tirée, 
par  cs|>ref1)on,  de  l'amande  de  la  noix  de  ben,  qu’on  nous 
apporte  d'Egypte,  & qui  efl  le  fruit  d’un  arbre  appelé 
Ulons  unguentaria.  Le  volume  d’eau  diflillée , melure  par 
la  poire,  n,°  i , pcfe  206^  gfiiiiis  : le  volume  d’huile  de 
ben,  meliiré  par  la  même  poire,  pefoit  188  -7^  grains:  ce 
qui  donne  pour  là  pelanteur  fpécifique  9119.  Le  pouce 
cube  pèfe  4 onces  J2  grains;  £c  le  pied  cube  63  livres 
13  onces  2 gros  45  grains. 

S28.  Huile  de  pied  de  Bœuf.  Cette  huile,  que  l’on  tire,  par 
l’cbullition , des  0$  de  bœuf  & de  mouton,  & furStout 
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yps  pieds  de  ces  animaux , eft  d’un  jaune-orange , lorlcju’elle 
efl  liquide;  & loriqu’elle  efl  figée,  elle  ell  blanche  comme 
du  lâin-doux.  Le  volume  d’eau  diflillce , ir.efuié  par  l’aréo- 
mètre, u.°  2,  pèfe  1 1677V  grains:  le  volume  d'huile  de 
pied  de  bœuf  , meliiré  par  le  meme  aréomètre , pefôit 
io6p  T grains  : ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  fpécifique 
5)167.  Le  pouce  cube  pèfe  4 gros  54  grains  ; & le  pied 
jcube  64  livres  2 onces  5 gros  46  grains. 

, Huile  lie  Baleine.  Cette  huile , qui  ell  d’un  rouge-orangé, 
& d’une  aflèz  mauvaife  odtur , n’efl  autre  chofe  que  la 
graillé  de  la  baleine  que  l’on  a fait  fondre.  Le  volume  d’eau 
diflillée,  mefuré  par  l’aréomètre,  pèle  i 1 67  -;V  gfaîns  '• 
le  volume  d’huile  de  baleine , mefiirc  par  le  même  aréo- 
mètre , pcfoit  1 077  7 grains  : ce  qui  donne  pour  fa  pefan- 
teur fpécifique  9233.  Le  pouce  cube  pèle  4 gros  57  grains; 
& le  pied  cube  64  livres  10  onces  o gros  55  grains. 

. Huile  Je  Morue,  Ct\.\e  huile,  qui  n’ell  autre  chofé  que  fa 
graille  fondue  de  la  morue , efl  de  la  même  couleur , à 
peu-près  de  la  même  odeur , & précifément  de  la  même 
pefinleur  fpécifique  que  i’huile  de  baleine.  ( 'Voyez  ci-defîus 
Huile  Je  Baleine  ). 

CHAPITRE  VI. 

Liqueurs  animales. 

On  appelle  Ligueurs  animales  , celles  qui  fè  trouvent 
naturellement  dans  le  corps  des  animaux.  Je  donne  ici  la 
pelanteur  Ipécifique  de  quelques-unes  de  ces  liqueurs , de 
celles  (ur-tout  qui  font  le  plus  en  ufage,  telles  que  font  les 
différentes  efpèces  de  lait.  Pour  les  avoir  pures  & fans  alté- 
ration , j'ai  pris  la  précaution  qui  m’a  paru  la  plus  fâre  de 
toutes,  6c  qui  a été  d’aller  moi-même  voir  traire  l’animal, 
& d’en  faire  ufage  fur  le  champ. 

. Lait  Je  Fintme.  Ce  lait  étoit  celui  d’une  des  Nourrices  du 
dépôt  à Palis,  qui  etoit  brune  & accouchée  depuis  huit 
mois.  Le  volume  d’eau  dillUiée  j mefuré  par  la  poire , n."  /j 
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pèfe  206 -J-  grains  : le  volume  de  ce  lait,  mefiiré  par  fa 
nitme  poire , pei'bit  210  7V  grains  : ce  rjui  donne  pour  fa 
pefanleur  fp^cilique  10203.  Le  pouce  cube  pèle  j gros 
21  grains;  & le  pied  cube  71  livres  6 onces  5 gros 
64.  grains. 

832.  Litit  de  Jument.  Ce  lait,  que  je  n’ai  pas  pu  trouver  à 
Paris  ni  aux  environs,  m’a  été  procuré  par  Madame  la  com- 
tedè  de  Ligny , à fa  terre  de  Courtenay.  La  jument  qui 
me  l’a  fourni-avoit  mis  bas  depuis  cinq  mois  lîx  jours.  Le 
volume  d'eau  dilliiiée,  mefuré  par  l’aréomètre , «/  /,  pèle 
820  7 grains:  le  •volume  Je  ce  lait,  mefuré  par  Iç  même 
aréomètre,  pefoit  848  ^ grains:  ce  qui  donne  pour  fa 
pefanteur  fpécilique  10340.  Le  pouce  cube  pèfe  5 gros 
26  grains;  & le  pied  cube  72  livres  6 onces  6 gros  i, 
grain, 

8jj,  Lait  tfAnejfe.  Ce  lait  éfoit  celui  d'une  âncllè  de  ces 
gens  qui  en  nourridènt  à Paris  pour  l’ulàge  de  la  Médecine, 
& que  j’.ii  fait  traire  devant  moi.  Le  volume  d’eau  dilliiiée, 
meluré  par  l’aréomètre,  n°  j bis,  pèle  1007  grains:  le 
volume  de  lait  d’ânellê , melùré  par  le  même  aréomètre  , 
pelbit  1 042  grains  : ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur 
ipécilique  10355.  Le  pouce  cube  pèfe  5 gros  27  grains; 
&.  le  pied  cube  72  livres  7 onces  6 gros  6 grains. 

834.  Lait  de  Chèvre,  Ce  lait  étoit  encore  celui  d’une  chèvre 
nourrie  à Paris  pour  l’ulàge  de  la  Médecine , & que  j’ai  fait 
traire  devant  moi.  Le  volume  d’eau  dilliiiée,  mefuré  par 
i’argomètre , «.*  ^ bis , pèle  1 007  grains  : le  volume  de 
lait  de  chèvre,  mefuré  par  le  même  aréomètre , pefoit  1041^ 
grains:  ce  qui  donne  pour  là  pelànteur  Ipécinque  10341. 
Le  pouce  cube  pèle  5 gros  26  grains:  & le  pied  cube 
72  livres  6 onces  1 gros  3p  grains. 

835.  Lait  de  Brebis.  Ce  lait  étoit  celui  d’une  brebis  blanche; 
qui  avoit  mis  bas  depuis  cinq  mois.  Je  lai  fait  traire,  & 
ai  fur  le  champ  fait  ulàge  de  fon  lait.  Le  volume  d’eau 
dilliiiée,  mefuré  par  la  poire,  n,°  i . pèfe  206  j grains;  le 
volume  de  ce  lait,  mefuré  par  la  même  poire,  pelbit  2147^ 
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Clins:  ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  fpcVifique  10409. 

pouce  cube  pèfe  5 gros  29  grains  ; 6t  le  pied  cube  72 
livres  13'' onces  6 gros  33  grains. 

8 J 5,  Lait  ile  Vache.  J'ai  moi-même  fait  traire  ce  lait  d’une 
vache  bien  portante,  afin  d’être  fur  qu’il  ctoit  bien  pur. 
Le  volume  d’eau  diflillée,  mefurê  par  l’aréomètre,  n°  j ùis, 
pèfe  1007  grains:  le  volume  de  lait  de  vache,  melurc 
par  le  même  aréomètre,  pefoit  1039  J grains:  ce  qui 
donne  pour  là  pelanteur  fpécifîque  10324.  Le  pouce  cube 
pèle  5 gros  25  grains;  & Je  pied  cube  72  livres  4 onces 
2 gros  22  grains. 

,837.  Petit-lait  de  Vache  clarifié.  Ce  petit-lait  m’a  été  lôurnî 
par  M.  Cadet,  de  J’Académie  des  Sciences.  Le  volume 
d’eau  dillillée,  mefuré  par  l'aréomètre,  n,°  j,  pèfe  1002 
grains:  le  volume  de  petit-lait  de  vache  claritié,  mefuré 
par  le  même  aréomètre,  pelôit  1021  ^ grains  : ce  qui 
donne  pour  fa  pefanteur  fpécifîque  10193.  Le  pouce  cube 
pèfe  5 gros  20  grains;  & le  pied  cube  71  livres  5 onces 
4 gros  67  grains. 

S 3 8.  C/rine  Humaine.  Cette  urine  étoit  d’une  couleur  citrine, 
& très  - limpide.  Le  volume  d’eau  diflillée,  mefuré  par 
l’aréomètre,  j bis,  pèle  1007  grains:  le  volume  de 
cette  urine , mefuré  par  le  même  aréomètre , pelôit  i o 17  fy 
grains:  ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  fpécilique  10106. 
Le  pouce  cube  pèfe  5 gros  1 7 grains  ; & le  pied  cube 
70  livres  1 1 onces  6 gros  70  grains. 

• 

ORDRE  II. 

Fluidts  aérifornies. 

On  appelle  Fluides  aér^ormes , ceux  qui,  de  même' 
que  l’air  que  nous  refpirons,  font  compreffibles,  élalliques, 
tranfparens  , fàns  couleur , invifibles , & incondenfables  en 
u^r  par  le  froid.  ' 
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les  fluides  refpirables & les  fluides  fuffbquans.  Ils  vont 

faire  la  matière  des  deux  chapitres  fuivans. 

Je  n’ai  point  eu  la  commodité  de  pefêr  moi-même  ces 
fluides:  je  donne  ici  leur  pefiinteur  fpécifique  d’après  les 
expériences  de  M.  Lavoilier,  de  l’Académie  des  Sciences, 
qui  a bien  voulu  iiMn  communiquer  les  réfultats.  Les  pro- 
cédés dont  il  a fait  ufâge,  font  les  fuivans.  Il  s’efl  muni 
d’un  matras  de  la  capacité  d’environ  un  demi-pied  cube, 
Sc  garni  d’un  robinet.  11  a connu  le  poids  exjél  de  ce  matras 
vidé  d’air  > en  le  pelant  avec  une  excellente  balance , qui 
trébuche  à un  demi-grain.  Il  a enfuite  connu  bien  exac- 
tement là  capacité,  en  le  pelant  plein  d’eau  dillillée.  Comme 
le  pouce  cube  de  cette  eau  pelé  573  j grains,  en  disilànt 
le  poids  total  de  l’eau  que  contient  le  matras  , réduit  en 
grains,  par  373  j , le  quotient  de  la  divifion  donne  le 
nombre  de  pouces  cubes  que  contient  le  maints.  Le  matras 
étant  une  lois  bien  léché , il  ne  s’agit  plus  que  de  le  pefcr 
de  nouveau , étant  fucceirivement  rempli  des  iliilérens  fluides 
aériformes.  Pour  l’en  remplir,  il  a fait  palier  ces  fluiues 
Ibus  une  grande  cloche  de  verre , ouverte  & garnie  d’un 
robinet  par  le  haut,  & placée  fur  la  tablette  de  l’appareil 
pncumaio- chimique.  Enlüite  en  adaptant  le  matras,  bien 
vidé  d’air , à cette  cloche , & ouvrant  les  robinets , le 
matras  fe  remplit  du  fluide  que  contient  la  cloche.  Après 
avoir  fermé  les  robinets,  011  accroche  le  matras  à la  balance; 
on  retranche,  du  poids  qui  le  tient  en  équilibre,  le  poids 
du  matras  vidé  d’air  : le  relie  donne  le  poids  du  fluide 
qui  y ell  entré.  C’ell  par  le  moyen  de  ces  procédés  que 
M.  Lavoifier  a déterminé  le  poids  du  pouce  cube  de  cha- 
cun de  ces  fluides , fi  l’on  en  excepte  cependant  celui  du 
gas-acide  fulfureux  volatil , & du  gas-acide  marin  , qui  a 
été  déterminé  d’après  des  expériences  à peu-près  femblables 
faites  par  M.  Priellley. 

Comme  le  gas  méphitique  ell  ablôrbable  par  l’eau , M. 
Lavoifier  a employé  d’autres  moyens  pour  s’alTurer  fon 
poids.  Çes  moyens  Coulillent  à dégager  du  gas  méphitique 
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d’un  mélange- dont  le  poids  eft  bien  connu;  i déterminer 
exaéiement  le  volume  du  gas  dégagé;  & à peler  enluiie 
les  matières  dont  s’elt  fait  le  dégagement.  La  perte  cju  elles 
ont  faite  de  leur  poids , e(l  le  poiils  du  gns  dégagé. 

On  peut  aufli  prendre  la  voie  inverlê,  en  plongeant  de 
l’alkali  cauÜicjue  dans  du  gas  méphitiijiie  : il  l'abloibe;  5c 
par  la  comparailôn  de  la  diminution  du  volume  du  gas  5c 
de  l'augmentation  du  poids  de  l’alkali , on  a la  pelanteur 
Ipécifique  de  ce  gas. 

C'ell  par  le  moyen  de  ces  expériences , plufieurs  fois 
répétées , le  baromètre  étant  à 2 8 pouces , 5c  la  température 
à 10  degrés,  que  M.  Lavoifier  a déterminé  le  poids  du 
pouce ,cube  de  chacun  de  ces  fluides  aériformes:  c’efl  ce 
poids,  qu’il  a bien  voulu  me  communiquer,  duquel  )’ai 
déduit  la  ptelâhteur  fpéciflque  de  cet  fluides , cornparée  à 
celle  de  l’eau  diflillée  ; ainfi  que  le  poids  du  pied  cube  de 
chacun,  en  multipliai^  le  poids  du  pouce  cube  par  1^28. 

11  faut  avouer  que  ces  moyens  ne  donnent  pas  la  pefàn- 
teur  l{sécifl(|Ue  de  ces  fluides  avec  une  exaélitude  parfaite: 
par  exemple,  le  matras,  dont  nods  avons  parlé  ci-delTus, 
ne  peut  pas  être  entièrement  vidé  d’air;  piiirqu’avec  la 
meilleure  machine  pneumatique  on  ne  peut  pas  faire  le 
vide  parfait  : mais  la  portion  d’air  qui  y demeure  efl  fi 
petite , quelle  influe  peu  fur  le  réfuliat.  D’ailleurs  je  ne 
connois  pas  de  moyens  de  faire  mieux. 

CHAPITRE  I. 

fluidts  rejjnrahles. 

On  appelle  Fluides  refpirallcs  , ceux  des  fluides 
aériformes  qui  peuvent  être  reipirés  fans  danger:  tels  lônl 
l’Air  commun  5c  l’Air  pur  , improprement  appelé-  Air 
de'phhgifti<]ué. 

, Air  commua,  C’eft  celui  qui  forme  fatmorphère  de  la 
terre , qui  emretieiit  la  vie  des  hommes  5c  des  animaux , 
5c  qui  oie  paroit  compolé  d’environ  trois  pàrties  d’un  fluide 
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fulTiK|iiaiu,  tjLie  l'appelle  Cus  (iimolpkcriijue , & d’une  partie 
il’air  pu  ; le  tout  piui  ou  moins  mêle  de  gas  méphitique. 
D’apièj  les  expériences  /iir  les  fluides  acriformes  /ailes  par 
J\l.  Lavoilier , à »iont  il  a bien  voulu  me  communiquer 
les  rélultals,  en  me  donnant  le  poids  du  pouce  cube  ou 
du  pied  cube  de  ciiacun , j’ai  conclu  que  la  ptianteur  Ipé- 
cifique  de  l’air  commun,  comparée  à celle  de  l’eau  diflilice 
( qui  eft  loooo)  e(l  i 2.3  23  3.  Le  pdtice  cube  pefe  0,460  i 
de  grain’;  & le  pied  cube  i •once  3 gros  3 grains. 

840.  Air  pu-.  J’appelle  ainli  ce  fluiile  auquel  on  a fi.  impro- 
prement & fi*  mal-à  propos  donné  le  nom  à' Air  ilcplilogifli- 
ijuc  ; car  c’eft  un  des  êtres  qui  contient  le  plus  de  pldogifi- 
tique , fi  l'on  entend  par-là  la  matière  du  feu.  On  peut  le 
relpirer  avec  la  plus  grande  facilité  : il  ne  faudroit  pourtant 
pas  le  refpirer  trop  long-temps  : il  caulêroit  aux  poumons 
une  inflammation  qui  pourrait  faire  périr.  Sa  pefanteur  fpé- 
cilique,  comparée  S celle  de  l’eau  diflilice,  efl  13.35)29. 
Le  pouce  cube  pèle  0,5000  de  grain;  & le  pied  cube 
I once  4 gros. 

C H A P I T R E I I. 

Fluides  firffoquans. 

On  appelle  Fluides  fuffbquans , ceux  des  Fluides 
aériformes  qui  ne  peuvent  être  relpirés  fans  danger  de  pwrdre 
la  vie:  tels  font  les  gas  de ‘toutes  les  efpèces.  Je  dillingue 
ces  gas  en  deux  fortes  : j’appelle  les  uns  Cas  proprement 
dits  : ôc  les  autres  Gas  improprement  dits.  Ils  vont  faire  le 
fujel  des  deux  articles  fuivans. 

ARTICLE  I. 

Gas  proprenKtit  dits. 

J’appelle  Gas  proprement  dits  , ceux  des  Fluides 
fuïToquans  qui  fisnt  diflinéJs  des  fubflances  dont  on  les 
extrait , xJont  ils  ne  font.tout  au  plus  que  des  parties  coid^ 
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tituanles  ; qui  fubfifitnt  lous  la  forrpe  gatufè  ^lafït  en. 
conlad  avec  l'eau;  & qui,  pour  la  plupaiî,  exillent  dan» 
la  nature  fans  le  lècuur»  de  l’art.  'IVI.'  (ont  le  Gas  incphi- 
tique,  le  Gas  atmulphérique , le  Ga»  iiillammable  &.  le 
Ca»  nitreux. 

Cns  méphitique.  Ce  gas  e(l  celui  que  fourniflènt  abon- 
damment toutes  les  liqueurs  fermentantes,  telles  que  le  vin, 
la  bière , le  cidre , &c.  On  l'obtient  encore  par  la  combul- 
tion  du  charbon  & autres  matières  combultibles.  Il  fe  trouve 
mêle  à l'air  qui  a fervi  h la  relpiration  des  animaux,  ainfi 
qu’à  celui  dans  lequel  s'efl  faite  la  putrèlaèlion  animale  ou 
vc'gtHale.  On  l’e\trait  en  grande  quantité  de  la  craie,  du 
marbre  pulvérifc , des  cendres  graveiées , des  alkalis  , & ent 
gt'ne'ral  de  toutes  les  flibftances  capables  de  faire  efferves- 
cence avec  les  acides.  On  le  trouve  naturellement  dan» 
certain»  fouterreins , dans  les  mines,  & dans  les  eaux  miné- 
rales acidulés  ; fa  pefanteur  Ipccifique , comparée  à celle 
de  l’eau  di(lillée,eff  18,6161.  Le  pouce  cube  pèle  0,6950 
de  grain  ; & le  pied  cube  2 onces  o gros  48,9600  grains. 

Gas  atnufphérique.  Ce  gas  eft  celui  qui  compofè  à peu- 
pres  les  trois  quarts  du  fluide  que  nous  refpirons,  de  l’air 
de  l’atmofphère  : de  forte  que  trois  parties  de  ce  gas,  mêlées^ 
avec  une  partie  d’air  pur  , compofent  le  fluide  le  plu» 
propre  à l'entretien  de  la  vie  des  hommes  & des  animanx. 
On  obtient  ce  gas  en  faifant  calciner  des  métaux  dans  une 
maffè  d’air  renfermée  dans  un  vafe  : pendant  la  calcination , 
l’air  pur,. qui  fê  trouve  mêlé  à ce  gas,  fe  combine  avec  le 
métal  pour  en  faire  de  la  chaux  ; & le  fluide  qui  demeure 
efl  le  gas  atmofphérique.  On  l’obtient  auffi  tn  mêlant  i 
une  maffè  d’air  la  quantité  de  gas  nitreux  néceffaire  & 
précifément  fuflEfante  pour  abforber  tout  l’air  pur  qui  s’y  * 
trouve  : cette  quantité  efl  à peu -près  une  partie  de  ga» 
nitreux  avec  deux  parties  d’air , que  l’on  a foin  de  mettre 
en  contaél  avec  l’eau.  Le  fluide  acriforme  qui  demeure 
après  la  combinaifun  du  gas  nitreux  avec  l’air  pur  , & 
après  la  fblution  de  cette  combinaifon  dans  l’eau,  efl  le  ga» 
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aiiiio<|jlién\iuc-.  Mais  comme  l’air  <ie  i’atmofphère  ell  le  plus 
louveui  ukIc  d’un  peu  de  j>as  mepliiliijuc;  & que  ce  gas  ii'ell 
point  abluibé  ni  par  Ie5  incuux  qui  le  calcinent  ni  par  le  gas 
nitreux,  ce  gas  mcpiiitique  lé  truuveroit,  à la  Hn  de  l’opé- 
ration , mêle  avec  le  gas  almolphcrique.  Pour  avoir  ce  dernier 
bien  pur,  il  faut  commencer  d’abord  par  purger  l’air,  dont 
on  lait  tilage,  du  gas  méphitique  qu’il  contient,  en  l’agitant 
fortement  dans  l’eau  : après  quoi  on  s’en  fert , Toit  pour 
calciner  des  métaux , Ibit  pour  le  mêler  avec  le  gas  nitreux. 
En  procédant  ainli , on  obtient  le  gas  atmorphérique  pur. 
Loi  Iqu’M  eft  tel , fa  pefanteur  Ijsécilique , comparée  à celle 
de^l’eau  diAillée,  efl  1 1,9^68.  Le  pouce  cpbe  pèle  0,44.68 
de  grain  ; & le  pied  cube  i once  2 gros  48  grains. 

842.  Gtis  iiijlammiilile.  Ce  gas  eft  celui  que  l’on  trouve  com- 
munément dans  les  vales  des  eaux  croupilfantes  & des 
marais  , dans  jes  entrailles  des  animaux  , & quelquefois 
dans  les  lôtiterreins  des  mines.  On  l’obtient  aulG  par  le 
fecours  de  l’art,  & cela  par  pltilieurs  procédés  dilFérens.  On 
l’extrait  abondamment  de  l'étain,  & fur-tout  du  1er  & du 
zinc,  par  l’acide  vitriolique  alFoibli  aveq  de  l’eau,  même  par 
l'acide  marin  & par  les  acides  végétaux  du  vinaigre  & Su 

^ tartre.  On  l’obtient  encore  du  fer , & dp  differentes  fubl^ 
tances  végétales  ou  animales  combuffibles,  traitées  à feu 
luid.  De  quelque  manière  qu’on  l’obtienne , il  a une  odeur 
forte  & délâgréable.  Sa  pefanteur  fpécifique,  comparée  à 
celle  de  l’eau  dilUllée,  eff,  quand  il  eff  bien  pur,  0,991 1. 
Le  pouce  cube  pèfe  0,0370  de  grain  ; & le  pied  cube 
.63,9360  grains. 

843.  Gas  nitreux.  Ce  gas  ne  lé  trouve  point  naturellement  : 
il  elt  toujours  le  produit  de  l’art.  On  l'extrait  de  dilférens 

• métaux,  par  le  moyen  de  l’acide  nitreux,  & de  quelques- 
uns  par  le  moyen  de  l’eau  régale , en  verfant , fur  ces 
métaux,  de  ces  .acides  affbiblis  par  l’eau.  On  l’extrait  donc 
du  fer,  du  cuivre  rouge,  du  cuivre  jaune,  de  l’étain,  de 
l’argent , du  mercure  & du  bifmuili , par  l’acide  nitreux  ; 
& de  l’or  & du  régule  d'antimoine  par  l’eau  régde.  Ses 
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propriétés  font  les  mêmes,  de  quelque  métal  qu’on  l'ait 
extrait.  On  n’en  obtient  point  du  plomb  ni  du  zinc.  On 
prétend  qu’on  le  tire  encore  de  Tel jrrit-de-vin , des  dificrentes 
elpèces  d’cther,  des  hiiiles,  des  rétines,  des  gommes,  des 
charbons,  & de  tous  les  végétaux  ou  partie  des  végétaux 
en  nature,  par  l’acide  nitreux;  mais  qu’on  n’en  obtient 
point,  ou  prcTque  point,  des  matières  animales,  li  l’on  en 
excepte  les  graitlês.  Il  paroît  que  ce  gas  n’eit  qu’une  partie 
conftiluantc  de  l’acide  nitreux.  Sa  pelànieur  (pécilique  , 
comparée  à celle 'de  l’eau  dillillée,  efl  13,0179.  Le  pouce 
cube  pelé  0,4860  de  grain;  & le  pied  cube  1 once  3 gros 
47,8080  grains. 

ARTICLE  II. 

Gas  improprement  dits. 

J’appelle  Gas  improprement  dits,  ceux  des  lîtiiJes 
futfoquans , qui  ne  font  autre  choie  que  fa  lubtlance  elle* 
même  qui  les  fournit , privée  de  toute  l’eau  lurabundante 
à Ion  ellence,  & qui  prend  alors  la  forme  galeulè  ; qui  ne 
peuvent  lubliller  tous  cette  forme  galèulé , lurlqu’ils  font 
en  contaél  avec  l’eau  ; & qui  ne  peuvent  recevoir 

cette  forme  que  par  le  fecours  de  l’art.  'Tels  font  le  Gas- 
acide  l'ulfureux  volatil , le  Gas-acide  Ipathûjiie , le  Gas- 
acide  marin,  le  Gas-acide  acéteux  & le  Gas  alkalin.  Le 
fécond  & le  quatrième  n’otit  point  été  mis  à l’épreuve  par 
M.  Lavoifier  : je  ne  donnerai  donc  la  pefanteur  ipccilîque 
que  des  trois  autres. 

Cas-acide  fulfùreux  volatil.  Ce  gas  cft  celui  que  l’on 
obtient  de  l’acide  vitriolique , que  l’on  chaude  en  le  failant 
agir  for  des  corps  qui  contiennent  le  piilogillique,  comme 
de  l’huile,  du  charbon,  &c.  & qui  devient  par-là  l’acide 
folforeux  volatil.  Ce  gas  n’etl  autre  cholé  que  cet  acide, 
privé  de  toute  l’eau  lurabondanle  à fon  ellence,  & qui  a 
pris  la  forme  gafeulé  & aérienne.  Sa  pel'anieur  Ipécifique, 
comparée  à celle  de  l’eau  dilUllé’e,  etl  23,3929.  Le  pojce 


39S  Pesanteur  s p êc i f iqv e 

cul.e  pt'le  0, 5^48 O de  grain;  ôt  le  pied  cube  2 onces'6 
gios  54.1440  grains.  , 

845.  ( ii.uiiii.  Ce  gas  efl  celui  que  l'on  obtient  de 

l'aciue  marin  cluudle  lur  un  rcciiaud,  on  même  fimplement 
à la  llamnie  d’ur.e  bougie.  Ce  gas  n’tft  autre  cliolé  que 
l'iiciile  malin  lui-nume,  privé  de  toute  l'eau  lurabondante 
à Ion  elîente , & qui  a pris  la  lorine  galêulê  & aérienne. 

Sa  pelaiiteur  Ipédlique,  comparée  à celle  de  l'eau  didillée, 
ell  2 1,3482.  Le  pouce  cube  pèle  0,7^70  de  grain;  & , 

le  pied  cube  2 onces  3 gros  p,2i6o  grains. 

84(1.  ülLiilm.  Ce  gas  tlt  celui  que  l’on 'obtient  de  i'alkali  • 

volatil  caultiquej  que  l’on  lait  chaufl'er  dans  un  appareil 
convenable.  Ce  gas  n’tfl  autre  cliolè  que  I’alkali  volatil, 
privé  de  toute  l’eau  lurabondante  à Ibn  eflénce,  & qui  a 
pris  la  forme  galeulê  & aérienne.  Sa  pelanteur  Ipédlique, 
comparée  à celle  de  l’eau  diÜillée,  ell  6,5357.  Le  pouce 
cube  pèle  0,2440  de  grain;  & le  pied  cube  5 gros 
61.6320  grains. 


Fin  des  Fluides.  '^ 


Digitized  by  Google 


DES  Corps. 


399 


TABLE  DES  PESANTEURS  SPÉCIFIQUES 

DES  FLUIDES. 

ORDRE  I." 

Liqueurs. 

CHAPITRE  L 
Liqueurs  aqueufes. 

Article  I. 

Raiix  Jîmples. 


Espèces  et  variétés. 

PESANTEUR 

SPéciFiqUE. 

POIDS 

<!u 

»OUCE  €U>B. 

P 0 1 

DU  PIED 

D S 

CUBE. 

• 

•ni.*.  grM  frain» 

livres  «Dccs 

tros  siAÎn». 

Eiu  didilléot' 

1 OOOO.-, 

0. 

î-  'II- 

70.  0. 

0.  0. 

Elu  de  pluie 

lOOCO. 

0. 

Ô 

d 

N 

0.  0. 

Eau  de  la  Seine  filtrée 

iooot,5 

0. 

î-  '3*4 

70.  0. 

1.  2J. 

Eau  de  puits 

100  17. 

0. 

5.  14. 

70.  1 . 

7.  17. 

Eau  d’Arcueil 

10004,6 

0. 

S-  '3. s 

70.  0. 

4.  9. 

Eau  de  Ville-d’Avrajr 

10004,3 

. 

0. 

5-  '3. S 

70,  0. 

3.  61. 

Eau  de  mer 

10263. 

0. 

3.  23. 

71.  13. 

3-  47- 

Eau  du  lac  arphaltite , ou  de  la 

mer  morte..  

12403. 

0. 

6.  31. 

86.  13. 

I.  6. 
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400  P ES  ANTEU  R SPÉCIFIQUE 
Article  IL 
Eaux  minérales. 

S.  L 

Eaux  thermales  falînes’. 


Espèces  et  variétés. 

PESAHTIUR 

ip£ciP(QVCs 

POIDS 

«lit 

pouce  cuaE. 

POIDS 

DU  PIED  eus  E. 

eoi.  fso»  |r4sn» 

livret  •Raet  gret  gralnt. 

[ Eau  de  Bafaruc 

I007+. 

0.  5.  1^. 

70.  8.  X.  12, 

1 Eau  de  Ch'it.l-Giiyon 

10060. 

0.  5.  i6. 

70.  6.  5.  55. 

EaudcBottrbonnC'lcs-Bains* . • 

IOOJ7. 

0.  5.  15. 

70.  6.  3.  5. 

Eau  de  Viclit 

10055. 

0.  5.  15. 

70.  6.  1.  20. 

Eau  de  liMotbe 

100.^7. 

0.  5.  ry. 

70.  5..  2.  8. 

S.  I I. 

1 Eaux  thermales  fulfureufes. 

Eau  de  Bonnes 

■ 0005,6 

0.  5.  13,5 

70.  0.  J.  1. 

Eau  de  Baredge 

10003,7 

0.  5.  13,5 

70.  0.  3.  24. 

Eau  de  Cautcrellz 

JP002,5 

0.  5.  13,4 

70.  0.  2.  17. 

Eau  de  Elouibières, . 

10001^2 

0.  5.  13,4 

70.  0.  1.  5. 

s.  r I I 

*• 

1 Eaux  froides  fulfureufes. 

Eau  d’Enghien 

■ 0006,8  1 

O-  5.  «3,6j 

P 

P 

s.  I V. 

1 Eaux  froides  farines. 

Eau  de  Sedlitz,  . 

10174. 

0.  20. 

71.  3.  3.  63. 

Eau  de  Scydfchutz 

101  87. 

0.  5.  20. 

71.  4.  7.  40. 

Eau  de  Va^s 

10068. 

0.  5.  16. 

70.  7.  4.  67. 

Eau  de  CuntrrxeviUe 

10021.  1 

0.  5.  (4. 

70.  2.  2.  59. 

Eau  de  Pouillon. 

10008,6  1 

$•  >3.7 

70.  0.  7.  51. 
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Si 


Eaux  froides  ferrugineufes. 


Espèces  et  vAmiTÉs. 


Eau  de  Cranfac 

Eau  de  Forges 

Eau  de  Pa(Ty  , ancienne. 

La  mcmc  épurée*. 

Eau  de  Pany, nouvelle.  • . 
La  même  épurée.  .*•... 


PESANTEUR 

spiciPiQue. 

POIDS 

du 

POi'CK  CUIE. 

POIDS 

DU  PIED  CUBE. 

• 

o«M. 

livrai  «flcri  (ir«»  gia’iii 

IOO42. 

0.  5.  13. 

70.  4.  5.  46. 

10001,2 

0.  5.  13,4 

70.  0.  1.  3. 

10030. 

P 

■f 

70.  3.  2.  65. 

10027. 

P 

■F 

70.  3.  0.  14. 

10035. 

0.  3.  13. 

70.  3.  7.  26. 

10030. 

0. 3. 14. 

70.  3.  2.  63. 

S.  V I. 

Eaux  froides  acidulés. 


Eau  de  Fougues. 


Eau  de  Sainte-Reine. 


• 10037. 

0.  3 

'S- 

10035. 

0.  3 

'S- 

1 0032. 

0.  3 

'5* 

10025. 

0.  3 

14. 

1 oo 1 5 . 

0.  3 

'+■ 

10009. 

0.  3 

»3.7 

s.  V I I. 

froides  alkalines. 

10006,2 

0-  3 

13.6 

10001,9 

0.  3 

‘3.4 

■ I C *L  E 

1 

I I. 

70.  4..  I.  1 r. 

70.  3.  7.  26. 

70.  3.  4. 48. 

70.  a.  6.  29. 


Eaux  artificiellement  chargées  d,e  fiels. 

Elu  chirgce  Je  fel  m.rin  ; deux]  I I 

onces  pir  livre 10790.  lo.  <f.  43.  75.  8.  3.  60. 
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P ES  A NT  EU  R SPECIFIQUE 
Suite  de  l’  A R T I c L III. 


Eaux  arnjlckllt'mem  chargées  de  fels. 


Espèces  et  va  h i été  s. 

ï'E^ANTEtH 

Srf'.ClPiqi-B. 

POIDS 

(tu 

rotec  ci'Bc. 

1’  0 1 D S ^ 

DU  MED  CUBE. 

LûU  rhaTtjétf  de  Ici  marin  ;•  lix 

* fin»  fut» 

lUm  otKM  fr«t  ffstn*. 

onces  par  I vre 

12038. 

0.  6.  17. 

84.  4.  2.  3. 

Ei’i  chargée  de  Tel  ammoniac. 

deux  oiK'cs  par  liv 

Quure  onces  2 gros  54.  grains 

10339. 

0.  5.  26. 

72.  5.  7.  54. 

par  iiv 

10635. 

0.  5.  37. 

74.  7.  0.  69. 

E'.u  chargée  de  fcl  fixe  de  tartre , 

deux  onces  par  iiv 

1084.5. 

0.  5.  45. 

75.  14.  5.  9. 

Quatre  onces  par  liv 

Eau  chargée  de  fou  le  d*AIicanie; 

11576. 

0.  6.  0. 

8 1".  0.  4.  7. 

deux  onces  par  liv.  . 

10483. 

0.  5.  31. 

73.  6.  0.  55. 

Trois  onces  par  liv 

10632. 

0.  5.  37. 

74.  6.  6.  20. 

Eau  chargée  de  Tel  de  Gtauher; 

deux  onces  par  liv.  ......  . 

10458. 

0.  5.  30. 

73.  I.  0.  32. 

Quatre  onces  par  liv 

10795. 

0.  5.  43. 

75.  9.  0.  23. 

Eau  chargée  de  fcl  de  SffgntUC  ; 

105  84. 

deux  onces  par  liv 

0.  5.  35. 

74.  1.  3.  19. 

Quatre  onces  par  liv 

1 1 068. 

0.  5.  53. 

77.  7-V  67. 

Eju  charçfC  cie  Tvl  de  ^dliiz , 

drus  oners  p.ir  liv 

10593. 

0.  5.  35. 

74.  2.  3.  24. 

Quatre  onces  par  liv 

Eau  chargée  de  Tel  de  nitre  ; deu.x 

1 1082. 

0.  5.  54.^ 

77.  9.  I.  34. 

onces  par  liv 

Lui  chargée  de  fcl  de  Saturne; 

10702. 

0.  5.  40. 

74.  14.  4.  71. 

• 

deux  onces  par  liv 

1 O7CO. 

0.  5.  39. 

74.  14.  3.  14. 

Eui  chargée  de  vitriol  de  Mars  ; 

74.  .6.  3.  42. 

drus  onces  par  liv 

10629. 

0.  5.  37. 

\ au  chargée  de  vitriol  de  cuivre  ; 
deux  onces  p<?r  liv 

10763. 

0 î- 

/5-  5-  3-  47- 

Eui  chargée  de  vitriol  de  zinc; 
deux  onces  par  Iiv 

10677. 

0.  5.  39. 

74.  II.  6.  43. 

Eau  chargée  de  fcl  fédatif  ; une 
once  par  li  v 

10230. 

0.  5.  22. 

71.  9.  6.  6. 

Eau  iTK're  du  iriirc..  

15837. 

I.  0.  15. 

1 10..  13.  5.  69. 
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CHAPITRE  II. 

Liqueurs  fpirhueufes. 


Article  î. 

Liqueurs  fpiritueujes  naturelles  ou  Vins. 


Espèces  et  variétés. 

PESANTEUR 

SlP^lPIQtfi* 

POIDS 

«lu 

rOUCE  CtSE. 

P 0 I D 5 

DU  PIED  CUBE 

Vin  de  Bourgogne*  • » « 

9915. 

• nv.  geo»  graiai 

0*  5.  10. 

livre»  obcci  fto»  |tttn». 

69.  6.  3.  60. 

Vin  des  Torrins  rouge.  • . • . . 

9930. 

0.  ç.  II. 

69.  B.  1.20. 

Vin  des  Torrins  blanc*  « . . . . 

9876. 

0.  5.  9. 

69.  2.  0.  63. 

Vin  de  Champagne  blanc»  mouf- 
fcux 

9979- 

0.  5.  13. 

69.  13.  3.  13. 

de  Bordeaux 

9939- 

CS.  3.  II. 

69.  9.  1.  23. 

Vin  de  Jurançon 

9932. 

0.  5.  II. 

69.  8.  3.  3. 

Vin  de  Pakarec 

9997- 

0.  3.  13. 

69.  13.  3.  22. 

Vin  de  Xcrci 

992+. 

0.  î*  10. 

69.  7.  3.  63. 

Vin  de  MaUga . * 

1022  t . 

0.  5*  22. 

71.  8.  6.  I. 

Vin  de  Malvoific  de  Madère  . • 

10382. 

0. 3. 28. 

72.  10.  6.  20. 

Vin  de  ToL»y 

10338. 

0.  5.  33. 

73.  12.  2.  3. 

V in  de  Conltance 

10819. 

0. 3.  44.. 

73.  II.  3.  39, 

Bière  rouge  

10338. 

0. 3. 26. 

72.  3.  6.  61. 

Bière  blanche 

1023 I . 

0.  5.  22. 

71.  9.  6.  70. 

.OWre 

10181. 

0. 3. 20. 

71-  4’  >3< 

1 . A R T I C L ] 

E I I. 

• 

Liqueurs  fpiritueuf.s 

artificielles,  ou  Efprits-de-vin. 

Eiu-dc-vie  de  preuve 

9131. 

0.  4 1^. 

63.  14.  3.  27. 

Eau-de-vie  double 

8630. 

0.  4.  34. 

60.  6.  4.  3^. 

Efprit-dc-vin  du  commerce. . . . 

8371. 

0.  4.  23. 

38.  9. 4. 30. 

Efprit-de-vin  trè$-Pc<ffifié 

8293» 

0.  4.  22. 

38.  0.  6.  38. 

Eee  ij 


y 


Digitized  by  Google 


Pesanteur  S p éc i f jqu e 

Suite  lie  L ’ A R T I c L E II. 
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C H A P I T R E ' 1 1 I. 

Liqueurs  acides. 

Article!. 

Acides  minéraux. 


Espèces  et  variétés. 

PESANTEUR 

SPiciPiQUB. 

POIDS 

da 

pouce  cuae. 

POIDS 

DU  PIED  CUBE. 

«tac.  i;to« 

Uvft»  oncr*  giM  grAleit 

Acide  viirioliquc 

1 8409. 

I.  1.  39. 

12R,  ] 5.  6.  35. 

Acide  nitreux 

Ü71J. 

0.  6.  43. 

89.  0. 0. 46. 

Acide  marin 

11940. 

0.  6.  14. 

83.  9.  2.  17. 

Acide  arlcnical 

18731. 

1 3 1 . 1 . 6.  70. 

A R 

T I C L 

E I I. 

• 

1 Acides  végétaux. 

Vinaigre  rouge. 

IC2p. 

0.  5,.  23. 

71.  12.  0.  65. 

Vinaigre  blanc 

10135. 

0.  5.  18. 

70.  15.  0.  69. 

Vinaigre  dillillé 

IOC95. 

0.  5.  17. 

70.  10.  5.  9. 

Vinaigre  radical 

1 0626. 

0.  5.  37. 

74.  6.  0.  65. 

Acide  de  vcrliis 

I02af  1 . 

0.  5.  22. 

71.  10.  7.  67. 

Acide  de  grofciller 

10581. 

0.  5.  35. 

74..  I.  0.  4,1. 

Acide  d’orange 

10176. 

0.  5.  20. 

Acide  de  cilron 

10345. 

0.  5.  26. 

7i-  6.  5.  9. 

Art 

I*C  L I 

I I 1. 

1 Acides  animaux. 

A::Jc  phorphorique 

■557Î- 

I.  0.  5. 

109.  0.  3.  14. 

Acide  des  fourmis 

9942. 

0.  5.  ji. 

69.  9.4.  2. 

I 
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4.06  P ES  ANTEU  R SPÉCIFIQUE. 

CHAPITRE  IV. 
Liqueurs  alkulines.^ 
Article  I. 

Alkali  fixe. 


Espèces  et  variétés. 

PESANTEUR 

trécii'KtuE. 

POIDS 
<!■  * 

eouce  cuae. 

POIDS 

DU  PIED  CUBE. 

«fie.  fiat  ffâifw 

livfe*  OAtei  |T«t  graini. 

Alkali  fixe  végéial , «ppcié  Huilt 

d<  turire  

HS  94" 

0.  7.  41. 

102.  2.  4.  16. 

A R 

T I C L 1 

E I I. 

1 • A/ka/i  volatil. 

Alkali  volatil  fluor 

8970. 

0.  4.  47. 

62.  12.  5.  9. 

C H A 

PITRE  V. 

1 Liqueurs  Huileufes. 

1 A R 

T I c L 

E I. 

1 Huiles  ejfentielles. 

Huile  eflcnticllr  de  térébenthine . 

8697. 

0.  4.  37. 

60.  14.  0.  37. 

Térébenthine  liquide 

9910. 

0.  5, *10. 

69.  5.  7.  26. 

Huile  eitentielle  de  baume  de 

. 

Copahu i . 

8864? 

0.  4.  43. 

62.  0.  6.  10. 

Huile  eflcniielle  de  karalié , ou 

fuccin 

886j. 

0.  4.  43. 

62.  0.  7.  3. 

Huilccflcnticlle  de  fleurs  d’orange. 

8798. 

0.  4.  40. 

61.  9.  3.  1. 

Huile  cncnticlle  de  Lavande,  . . 

8938. 

0.  4.  46. 

62.  9.  0.  32. 

Huile  cflcntielle  d'Hyfope.  . . . 

8892. 

0.  4.  44. 

62.  3.  7.  17. 

Huile  encriticllc  de  MélilTc  de 

Moldavie  

8816. 

0.  4.  41. 

61.  II.  3.  10. 
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Suite  de  l’  A R T I c L E I. 


Huiles  ejjetuîclles. 


Espèces  et  variétés. 

/ 

PESANTEUR 

sréciFi^te. 

P ü 1 b S 

«lu 

1 poLcE  crtg. 

POIDS 
D c PIED  b C. 

Huile  ciTcnticlIc  de  menthe  corn- 

«JH.  |(e« 

livre*  oiHcs  fiof  fiAin». 

niune « • • . • 

8982. 

0.  4.  47. 

62.  13.  7.  63. 

Huile  cITcniielIe  de  menthe  poi* 
vrée 

9202. 

0.  4.  56. 

64.  6.  4.  71. 

Huile  effemiclle  de  Tiuge 

90 1 6. 

0.  4.  49. 

63.  1.  6.  24. 

Huile  cncnticlle  de  thym.  .... 

9023. 

0.  4.  49. 

63.  2.  4.  44. 

Huile  efTcnticIIe  de  romarin. . , 

9057. 

0.  4.  30. 

63.  6.  3.  3. 

Huile  cncntielle  de  calament . . 

9116. 

0.  4.  52. 

63.  12.  7.  67. 

Huile  efleniicUc  de  cochicaria. 

9+27. 

0. 

63.  15.  6.  43. 

Hule  elTcnticIIc  d*abnnthe.  • . . 

9073. 

0.  4.  41. 

63.  8.  I.  29. 

Huile  clTcntielIe  de  tanéfie..  . . 

9328. 

0.  4.  60. 

63.  4.  3.  64. 

Huile  cfTcnticIle  d'eflragon*  . . , 

9949- 

0.  5.  1 r . 

69.  10.  2.  22. 

Huile  eircnticlfc  de  camomille 
romaine 

8943. 

0. 4. 46. 

61,  9.  67. 

Huile  cfTemielIe  de  Tabine 

9294. 

0.  4. 59. 

• 63.  0.  7.  31. 

63.  0.  7.  31. 

Huile  eflcntiellc  de  fenouil..  . . 

9294. 

0. 4. 59. 

Huile  ellcnticlle  de  graine  de 
fenouil.  

10083. 

0. 3.  16. 

70.  9.  2.  26. 

Huile  ellcnticlle  de  graine  de 
coriandre 

8633. 

0.  4. 3.5. 

60.  9*.  2.  63. 

Huile  effentielle  de  graine  de 
carvi 

9049. 

0. 4. 30. 

63.  3.  3.  63. 

Huile  ellcntielie*de  graine  d*anct. 

9128. 

0. 4. 53. 

63.  14.  2.  30. 

Huile  efTemicIle  de  graine  d'anis. 

9867. 

0.  3.  8. 

69.  1.  0.  60. 

Huile  clTcniicilc  de  graine  d'anis 
étoilé  , des  Indes 

9824. 

0.  3.  7. 

68.  12.  2.  22. 

Huile  efTemicIle  de  graine  de 
genièvre.  ...» , 

8577- 

0.  4.  32. 

60.  0.  4.  71. 

Huile  ellemielle  de  girofle.  . . , 

10363. 

0.  3.  27. 

72.  '8.  5.  18. 
73-  »•  I- 

Huile  «(Teiuielle  de  candie.  . . . 

10439. 

0.  3.  30. 
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Article  II. 

Huiles  grajfes. 


Espèces  et  variétés. 

• 

PESANTEUR 

SriciFKtUB. 

POIDS 

ds 

POUCE  CUIE. 

POIDS 

DU  PIED  eu  Br. 

HiiÜe  (Tolivci « • • • . 

9'Î3- 

esc.  (rtM  graaat. 

0.  4.  54. 

livrvi 

64. 

1 

•r>ce«  |tiM  ' r...  ',t 

1.  I.  6. 

Huile  d*3mande$  douces 

9'7°- 

0.  4.  34. 

64. 

3. 0. 23. 

Huile  de  noifettes 

916t. 

0.  4.  54. 

64. 

2. 0.  18. 

Huile  de  noix 

9227. 

0.  4.  36. 

64. 

9. 3. 28. 

Huiie  de  lin 

9+0  3- 

0.  4.  63. 

65. 

13.  1.  6. 

Huile  de  chenevU 

9238. 

0.  4.  38. 

64. 

12.  7.  li. 

Huile  de  pavot,  intHuiltiT atilltt. 

9238. 

0.  4.  37. 

64. 

to.  3.  18. 

Huile  de  navette 

• 9'93- 

0.  4.  35. 

64. 

3.  4.  67. 

Huile  de  faîne.  . . • • 

9'76- 

0.  4.  35. 

64. 

3.  3.  30. 

Huile  de  ricin 

9612. 

0.  4.  71. 

67. 

4.  4.  23. 

Huile  de  ben 

9"9- 

0.  4.  52.1 

63. 

13.  2.  43. 

Huile  de  pied-de-bœuf 

9167. 

0.  4.  34. 

64. 

2.  3.  46. 

Huile  de  baleine 

9233- 

o-  +•  Î7- 

64. 

10.  0.  35. 

Huile  de  morue 

9*33- 

0,  Î7.. 

1 

64. 

P 

P 

• C H A 

P I T R 

E V I. 

Liqueurs  animales. 

Lait  de  fc{nmc 102O3.  o.  3.  21.  71.  6.  5.  64. 

Lait  de  jument 10346.  O.  j,  26.  72.  6.  6.  1. 

Laitdâncfrc o.  j.  27.  72,  7.  6.  6. 

Lait  de  chèvre 1034t.  o.  J.  26.  72.  6,  i.  39, 

Lait  de  brebi 10409.  o.  3.  29.  72.  13.  6.  33. 

Lait  de  vache 10324.  o.  ;.  25.  72.  4.  2.  22. 

Pciii-lait  de  vache  clarifié 10193.  o.  5.  2P-  71.  j.  4.  67. 

Urine  humaine I toio6.  o.  c.  it  70.  i . 6.  70. 
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O R D R E I I. 

Fluides  aériformes. 
CHAPITRE  I. 


Fluides  refpirahles. 


Espèces  et  variétés. 

PESANTEUR 

StéciFIQUE. 

POIDS 

du 

rOCCE  CUBE. 

POIDS 

DU  PIED  CUBE. 

«ne.  |ro» 

Air  commun 

«2.3133- 

0,4601 . 

I.  3.  3,0000. 

13,3929. 

0,5000. 

1 . 4.  0,0000. 

C H A 

PITRE  IL 

1 Fluides  fuffoquans. 

1 A R 

T I c L 

E L 

1 Cas  proprement  dits. 

Cas  méphitiqne 

I 8,6161. 

0,6950. 

2.  0.  48,9600. 

Ga$  atmorphcrique  • 

1 1,9668. 

0,4468. 

1.  2.  48,0000. 

Cas  inflammable 

0,991  '• 

0,0370. 

0.  0.  63,9360. 

Cai  nitreux 

13,0179. 

0,4860. 

1.  3.  47,8080. 

A R 

T I C L 

E I I. 

1 Cas  improprement  dits. 

Gas-acide  rulfureux  volatil.  . . 

2), 3919. 

0,9480. 

2.  6.  54,1440. 

Gas-aci(fc  marin 

21,3482. 

0,7970. 

2.  3.  9,2160. 

Gaa  alkalin 

6.5  »37 

0,2440. 

0.  5.  61,6320. 

Fff 


! 


I 


1 
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PE^SANTEUR  SPÉCIFIQUE 

DE  QUELQUES  SUBSTANCES 
VÉGÉTALES  ET  ANIMALES. 

I L ne  m’a  pas  été  pofllble  de  faire  entrer  dans  cet  ouvrage 
tous  les  objets  du  Règne  végétal  & du  Règne  animal,  comme 
je  l’ai  fait  à l'égard  de  ceux  du  Règne  minéral.  Ces  derniers 
ont  une  denlité  confiante , fur  laquelle  on  peut  compter  : 
au  lieu  que  ceux  des  deux  autres  règnes  varient  de  denfité , 
fuivant  l’àge , fuivant  la  partie  du  végétal  ou  de  l’animal  à 
laquelle  ils  appartenoient , fuivant  qu'ils  font  plus  ou  moins 
anciens , plus  ou  moins  defféchés , &c.  Je  me  fuis  donc 
contenté  de  donner  la  pefanteur  fpécifique  des  réfines,  des 
gommes-réfines , des  gommes,  des  fucsépaifTis  des  végétaux, 
de  quelques  fécules , des  cires  & des  graidès.  J’ai  employé 
le  plus  (buvent  plufieurs  morceaux  de  ces  fubflances  ; & 
je  me  fuis  fèrvi,  pour  les  peler,  d’un  petit  vafè  de  verre 
qui  leur  a fervi  de  fupport  dans  l’eau , comme  je  l’ai  fait 
pour  pefèr  la  platine  en  grenailles  (Voye^  l'article  Platine), 

C’efl  au  Cabinet  du  Roi  que  j’ai  trouvé  prefque  toutes 
ces  fubflances , qui  m’ont  été  procurées  par  M.  Daubenton, 
de  l'Académie  des  Sciences. 

On  verra , par  les  réfultats  de  mes  expériences  , qu’en 
général , à quelques  petites  exceptions  près , les  réfmes  font 
plus  légères  que  les  gommes -réflnes;  les  gommes  - réfmes , 
plus  légères  que  les  gommes;  & les  gommes,  plus  légères 
que  les  fucs  épaîffis  des  végétaux. 


+12  Pesanteur  s p éc i f iqu e 

CHAPITRE  I. 


Rcfmes. 


.8 47* 


843. 


845?. 


Les  Résines  Ibnt  des  fubflances  inflammables,  qui 
ne  Te  dilfolvent  pas  dans  l'eau,  mais  bien  dans  l'elprit-de- 
vin  ou  dans  les  huiles , qui  font  fulceptibles  de  s’ai^ollir 
par  la  chaleur , & qui  lunt  ordinairement  odorantes. 

Rejine  conmwtie , dite  Poix-rejine.  Celte  refine  découlé 
des  Pins , des  Sapins  & des  Picéas.  Elle  eft  demi-tranfpa- 
rente  & d’une  couleur  orangée.  J’en  ai  employé  quatre 
morceaux , qui  pefoient  4 gros  16^  grains,  ou  3 1 4^-  grains  : 
ils  ont  perdu  dans  l’eau  dillillee  289  ^grains:  ce  qui  donne 
pour  leur  pefanteur  fpécifique  10886.  Le  pouce  cube  pèle  y 
gros  46  grains;  & le  pied  cube  76  livres  3 onces  1 gros 
62  grains. 

Rt^ine  jaune  ou  blanche  du  Pin.  Cette  refine  eft  la  même 
que  1?  précédente,  mais  qui  a clé  purifiée.  Elle  eft  demi- 
tranrpareme,  & d’un  jaune-orangé.  Le  morceau  dont  je  me 
fuis  lervi  pelôit  6 gros  i 2 grains,  ou  444  - grains:  il  a 
perdu  dans  l’eau  diftillée  4 1 4 grains  : ce  qui  donne  pour 
fa  pefanteur  fpécifique  10727.  Le  pouce  cube  pcfe  5 gros 
40  grains;  &.  le  pied  cube  75  livres  i once  3 gros  28 
grains. 

Arcançon,  Celte  réfine  eft  encore  la  même  que  les  pré- 
cédentes, mais  qui  a été  encore  plus  purifiée;  car  elle  eft 
tout-à-fait  tranlparenie  & d’une  belle  couleur  orangée.  J’en 
ai  employé  huit  morceaux,  qui  pelbient  6 gros  387  grains, 
ou  470  4 grains;  ils  ont  perdu  dans  l’eau  diftillée  433  4 
grains:  ce  qui  donne  pour  leur  pefanteur  fpécifique  10857. 
Le  pouce  cube  pèle  5 gros  45  grains;  & le  pied  cube  75 
livres  i j onces  7 gros  63  grains. 


8 y O.  Galipot.  Cette  réfine  découle  des  Pins  maritimes , dont  il 
y a une  grande  quantité  dans  les  landes  des  environs  de 
Bordeaux.  Elle  eft  demi-tranfparente  & d’un  beau  jaune-orangé. 
Le  morceau  que  j'ai  employé  pelôit  i once  o gros  6 1 -j  grains  g 


V 


Digitized  by  Google 


r 


DES  Corps,  413 

6u  ifij7  i grains:  il  a perdu  dans  l’eau  diftiilée  j8p  grains: 
ce  qui  donne  pour  fa  pelànteur  fpécifique  io8  tp.  Le  pouce 
cube  pèiê  5 gros  44  grains;  & le  pied  cube  75  livres  i i 
onces  5 gros  jp  grains. 

851.  Bnrns,  Cette  réfute  efl  la  môme  que  la  précédente  ; mais 
c’eft  celle  qui , en  coulant , le  sèche  brulquement  & fe  lige 
le  long  des  plaies  de  l’arbre.  Elle  efl  moins  belle  que  l’autre. 
J’en  ai  employé  un  morceau  qui  pefoit  6 gros  44  \ grains , 
ou  476  ^ grains  : il  a perdu  dans  l’eau  diflillée  4 5 6 -j  grains  : 
ce  qui  donne  pour  fà  pelànteur  fpécifique  1 044 1 . Le  pouce 
cube  pèfe  5 gros  30  grains;  & le  pied  cube  73  livres 
I once  3 gros  10  grains. 

852.  Réfme  ou  Gomme  Cachihou.  On  a donné  le  nom  de  Gomme 
à plufieurs  fubllances  qui  ne  font  que  réfineulês  : je  conferve 
ce  nom , tout  impropre  qu’il  ell , parce  que  c’eft  ainfi  que 
ces  fubflances  font  le  plus  Ibuvent  délignées.  La  Réfme 
Cachihou  découle  d’un  très-grand  & très-gros  arbre  d’Amé- 
rique, appelé  Gommier  blanc.  On  l’envoie  en  Europe,  en- 
veloppée dans  de  grandes  & larges  feuilles , qui  font  celles 
d’un  grand  arbre  nommé  Cachihou;  c’efl  d’où  cette  réfme 
a tiré  fon  nom.  Elle  relfemble  alTez  à la  poix -réfme:  elle 
ell  demi -iranfparente , & d’un  orangé  rembruni.  J’en  ai 
employé  un  morceau  d’environ  i pouce  de  long  , fur 
I pouce  de  large  & i pouce  d’épaillcur  , & qui  pefbit 
I once  2 gros  41  grains,  ou  j6i  grains:  il  a perdu  dans 
l’eau  diflillée  715-;  grains  : ce  qui  donne  pour  fa  pelànteur 
fpécifique  10640.  Le  pouce  cube  pèfê  5 gros  37  grains; 
& le  pied  cube  74  livres  7 onces  5 gros  32  grains. 

853.  Santiaraque,  Cette  réfme  découle  du  grand  Genévrier:  011 
nous  l’apporte  des  côtes  d’Afrique , par  Marfeille.  Ell?  efl 
Iranfparente  & d’un  beau  jaune.  La  plus  eflimée  efl  celle 
qui  ell  en  larmes  claires  & nettes  ; c’eil  de  celle-là  dont  j'ai 
fait  ufage.  La  quantité  que  j’en  ai  employée  pefoit  i gros 
61  7 grains,  ou  133  7 grains:  elle  a perdu  dans  l’eau  dif- 
tillée  122  ^ grains:  ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  Ipéci- 
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fique  iop20.  le  pouce  cube  pcfe  5 gros  48  grains;  8c  le 
pied  cube  76  livres  7 onces  o gros  23  grains. 

854.  Aliijlic.  Cette  réUne,  qui  ell  tran(j)arcnte  & d’un  beau 
jaune , découle  du  Lentiftjue  dans  lés  pays  chauds , & fur- 
tout  dans  nie  de  Ciiio,  d’où  les  Turcs  en  tirent  une  grande 
quantité.  Les  dames  de  Turquie  en  mâchent  prefque  conti- 
miellement , pour  rendre  leur  haleine  d’une  odeur  agréable, 
fortifier  leurs  gencives  & blanchir  leurs  dents.  Le  plus  eflimé 
cfl  celui  qui  efl  en  larmes.  La  quantité  que  j’en  ai  employée, 
pefoit  I gros  67  grains,  ou  139  ^5^  grains:  elle  a perdu 
ilans  l’eau  dilliliée  1 29  ^ grains  : ce  qui  donne  pour  là 
pefanteur  fpécifique  10742.  Le  pouce  cube  pèfe  j gros 
41  grains;  &.  le  pied  cube  75  livres  3 onces  o gros  60 
grains. 

855.  Styrax  ou  Storax.  Cette  précieulê  réfine  découle  d’un  arbre 
appelé  Aliboulier,  qui  croît  en  Provence,  & fur -tout  en 
üyrie  & en  Cilicie.  Elle  a une  odeur  très  - agréable  elle  eft 
opaque,  & d’une  couleur  orangée  affez  femblable  à celle  de 
l’hyacinthe , & paroît  compofée  de  grains  brillans.  Le  Ilyrax 
le  plus  eflimé  ell  celui  qui  ell  en  larmes.  La  quantité  que 
j'en  ai  employée,  pelôit  i gros  24  grains,  ou  96  grains: 
elle  a perdu  dans  l’eau  dilliliée  86  j grains:  ce  qui  donne 
pour  la  pefanteur  fpécifique  .11098.  Le  pouce  cube  pelé 
5 gros  54  grains;  & le  pied  cube  77  livres  10  onces 
7 gros  58  grains. 

8 J 6.  Eejine  ou  Comme  Copale  opaque.  Cette  réfine,  qui  ell  d’un 
jjune-blancluilre,  découle  d’un  grand  arbre  appelé  CopaUifera^ 
qui  croît  à la  nouvelle  Eljiagne.  Elle  ne  fe  dilibut  point  dans 
l’e(])rit-de-vin , mais  dans  l’huile.  Le  morceau  que  j’ai  em« 
plq^'é  avoit  3 7 pouces  de  long , 4 -j-  pouces  de  plus  grande 
largeur,  & 1 pouce  de  plus  grande  épailfeur.  Il  pelbit  13 
onces  3 gros  3 i 7 grains  , ou  773  5 7 grains:  il  a perdu 
dans  l’eau  diflilice  7439  7 grains:  ce  qui  donne  pour  là 
pefanteur  fpécifique  10J98.  Le  pouce  cube  pcfe  5 gros 
28  grains;  &’ le  pied  cube  72  livres  12  onces  4 gros 
44.  grains. 


Digitized  by  Google 


DES  Corps.  415 

* Rejine  ou  Gomme  Copale  tranfparente.  Cette  rédne  eft  de 
la  même  efpcce  que  la  précédente;  mais  elle  eft  d’un  beau 
jaune  & d’une  belle  tranfparence , & relleinble  beaucoup  à 
i’ambre  ou  fuccin  jaune  tranlparent.  J’en  ai  employé  un  gros 
Sc  lùperbe  morceau , qui  avoir  3 7 pouces  de  long , fur  3 
pouces  de  large  & a 7 pouces  de  plus  grande  épailRur.  11 
pefoit  8 onces  5 gros  62 -J  grains,  ou  5030  7 grains:  il 
a perdu  dans  l'eau  diftillée  48  1 3 7 grains  : ce  qui  donne 
pour  là  pelànteur  fpéciftque  10452.  Le  pouce  cube  pèle 
5 gros  30  grains;  & le  pied  cube  73  livres  2 onces  4 gros 
71  grains. 

857.  Re'fme  ou  Comme  Copale  Ae  MaAagafcar.  Cette  réfine, 
qui  vient  de  Madagafcar,  eft  d’un  beau  jaune-orangé  & d’une 
belle  tranfparence.  J’en  ai  employé  un  morceau  irrégulier 
d’environ  3 pouces  de  long , fur  2 4 pouces  de  large  & 1 7 
pouce  d’épaillêur.  Il  pelbit  5 onces  4 gros  227  grains , ou 
3 *9°  T grains  : il  a perdu  dans  l’eau  diftillée  30 10  grains: 
ce  qui  donne  pour  là  pelànteur  fpécilique  lodoo.  Le  pouce 
cube  pèfe  5 gros  36  grains  ; & le  pied  cube  74  livres  3 
onces  I gros  43  grains. 

858.  Réfute  ou  Comme  Copale  Ae  la  Chine.  Cette  réline  vient 
de  la  Chine,  & eft  d'un  beau  jaune  d’or&  d’une  très-belle 
tranlparence.  Le  morceau  que  j’ai  employé,  & qui  eft  travaillé 
comme  on  travaille  quelquefois  l’ambre  jaune,  a 2 7 pouces 
de  long , fur . 1 0 lignes  de  largeur  moyenne  & 8 lignes 
d’épaifteur.  11  pelôit  5 gros  5 grains , ou  3^5  grains  : il  a 
perdu  dans  l’eau  diftillée  3 43  -;7  grains  : ce  qui  donne  pour 
là  pefanteur  fpécilique  10628.  Le  pouce  cube  pèle  5 gros 
3 7 grains  ; & le  pied  cube  74  livres  6 onces  2 gros 
50  grains. 

.8  5 <j.  Réfute  on  Gomme  Elemi.  Cette  réfine , qui  eft  jaunâtre  & 
Ibluble  dans  l’huile,  découle,  dit-on,  d’une  forte  d’Olivier 
làuvage  de  moyenne  hauteur , qui  croît  en  Egypte  & dans 
l’Éthiopie.  Il  en  vient  aufli  d’Amérique  , qui  découle  d’un 
arbre  appelé  par  les  habitans  du  Brelil  Idcariba , & qui  eft 
haut  comme  un  hêtre.  Le  morceau  dont  j’ai  fait  ufage , avolt 
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environ  15  lignes  de  long  fur  15  lignes  de  large,  & etoît 
prefque  opaque.  Il  pefoit  6 gros  56^  grains,  ou  488^ 
grains:  il  a perdu  dans  l’eau  diHiilée  480  grains:  ce  qui 
donne  pour  la  pelànteur  Ipécifique  10182.  Le  pouce  cube 
pèle  5 gros  20  grains;  & le  pied  cube  71  livres  4 onces 
3 gros  5 gri'os. 

8tfo.  Réfute  ou  Comme  Animé  dOrient.  Cette  rdfine , qui  vient 
d’Ethiopie , e(l  opaque  & jaunâtre.  Elle  redèinble  en  quel- 
que façon  à la  myrrhe  : elle  répand  une  odeur  agréable 
quand  on  la  brûle.  J'en  ai  employé  deux  morceaux  qui 
pelôient  6 gros  21  ^ grains  , ou  453  ^ grains  : ils  ont 
perdu  dans  l'eau  diHillée  440  -j  grains  : ge  qui  donne  pour 
leur  pefanteur fpécilîque  10284.  Le  pouce  cube  pèle  5 gros 
24  grains  ; & le  pied  cube  7 1 livres  1 j onces  6 gros 
33  grains. 

8^1.  Reyïne  ou  Gomme  Animé  d Occident , ou  Réfme  de  Cour- 
baril.  Cette  rétine , qui  nous  vient  de  la  nouvelle  Etpagne , 
des  îles  de  l’Amérique  & du  Brelil,  découle  d’un  arbre 
connu  en  Amérique  tous  le  nom  de  Gourbceril.  Elle  etl 
tranfparente  & d’un  beau  jaune  : elle  etl  d’une  odeur  très- 
agréable  , & fe  confume  facilement , étant  mifè  fur  les  char- 
bons. J’en  ai  employé  un  beau  morceau , qui  pefoit  i once 
3 gros  34 T grains,  ou  82ts  j grains  : il  a perdu  dans  l’eau 
ditiillée  7pai  grains:  ce  qui  donne  pour  fa  pelànteur  fpé- 
cihque  104^.  Le  pouce  cube  pèfe  j gros  2p  grains;  & 
le  pied  cube  72  livres  i j onces  j gros  jo  grains. 

8(Î2.  Labdanum.  Cette  rétine,  qui  etl  opaque  & noirâtre,  fè 
recueille  fur  le  Cifle  qui  croît  en  Cypre , en  Candie , en 
Grèce  & en  Italie.  Le  morceau  dont  j’ai  fait  ufage , avoit 
3 pouces  de  long , fur  15  lignes  de  large  : il  pelôit  7 gros 
8 grains , ou  J 1 a 7-^  grains  : il  a perdu  dans  l’eau  dil- 
tillée  43  2 -fÿ  grains  : ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  fpéci- 
hque  1 1862.  Le  pouce  cube  pèle  6 gros  1 1 grains;  & le 
pied  cube  83  livres  o once  4 gros  2j  grains. 

♦ Labdanum  in  Tortis.  Celte  réline  etl  la  meme  que  la 
précéJtiite , & que  l’on  trouve , dans  le  commerce , en 

pains 
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pa!ns  tortilles  ,|  durs  , fragiles,  s’amoilifTanl  cepetulant  à l.i 
chaleur;  d’une  odeur  foible,  & niclangce  avec  des  refiiîts 
odorantes  de  peu  de  valeur,  &,  dit-on,  avec  du  fable:  ce 
qui  augmente  beaucoup  leur  pefanteur.  Le  pain  doiu  j’ai  fait 
ufage,  avoit  4 pouces  de  long,  fur  1 -J  pouce  de  large  & 
5 à 6 lignes  d’epaitreur.  Il  pefoit  4 onces  2 gros  7 1 7 grains , 
ou  25297  grains:  il  a perdu  dans  l'eau  dillilLe  10147 
grains:  ce  qui  donne  pour  fi  pefanteur  fpccitique  24933. 
Le  pouce  cube  pèfe  i once  4 grdï  67  grains  ; &.  le  pied 
cube  174  livres  8 onces  3 gros  70  grains. 

96}.  Réfme  ou  Comme  de  Gayac,  Cet^e  rtline  découle  d’un 
arbre  .appelé  Cayac  ou  Beis-foint , qui  croit  dans  la  partie 
de  l’Amérique  lituée  fous  la  zone  torride.  Elle  eft  luilântc 
ô^  brune , & d’une  odeur  agréable.  Le  morceau  que  j’ai 
employé,  avoit  2 f pouces  de  long , fur  15  lignes  de  large,  & 
environ  autant  d’épaiffeur.  Il  pefoit  2 onces  5 gros  5^  grains, 
ou  1571  grains  : il  a perdu  dans  l'eau  dihillée  1 278  7 grain:,: 
ce  qui  donne  pour  fa  pelânteur  fpécifîque  12289.  Le  pouce 
cube  pèfe  6 gros  27  grains;  & le  pied  cube  86  livres 
O once  2 gros  68  grains. 

864.  Be]i//e  de  Jalap,  Réfine  que  l’on  extrait  de  la  Belle -de~ 
nuit , par  le  moyen  de  l’efprit-de-vin.  Elle  efl  opaque,  d’un 
noir  iuilânt , & rougeâtre  dans  les  parties  minces.  Comme 
elle  eft  entièrement  foluble  dans  l’e(prit-de-vin,  je  la  range 
parmi  les  réfines  : cependant  il  paroît  qu’il  ^ en  a une  petite 
partie  foluble  dans  l’eau;  car  lorfqu’on  ly  plonge,  elle  y 
devient  grife  & poiffante.  J’en  ai  employé  fix  morceaux  qui 
pefoient  enfemble  5 gros  27  grains,  ou  362  f grains:  ils 
ont  perdu  dans  l’eau  diflillée  297  77  grains  : ce  qui  donne  pour 
leur  pefanteur  fpécifique  1 2 1 8 5.  Le  pouce  cube  pèle  6 gros 
23  grains;  & le  pied  cube  85  livres  4 onces  5 gros 
55  grains. 

g^.  Sang-dragon.  Cette  réfine  découle  de  l’arbre  appelé  P aima 
prunifera , qui  croît  dans  les  îles  Canaries,  fur-tout  dans 
celle  du  Port-laint  près  de  Madère.  Elle  eft  opaque  & d’un 
rouge  de  fang.  J’ai  fait  ulâge  de  plufieurs  petits  inorce.aux  j 

•Ggg 
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qui  pefoitnt  eiifemble  i gros  6o  7 grains,  ou  1 j 2 f grainst 
ils  ont  ptrJii  ilans  l'tau  illililke  1 10  grains:  ce  qui  donne 
pour  leur  pcfanteur  fpecifique  1-2045.  Le  pouce  cube  pèle  6 
gros  I 8 grains  ; & le  pied  cube  84  livres  5 onces  o gros 
a 3 grains. 

^C6.  Rt'fme  ou  Comme  Lticijue.  Cette  réline  ell  due  à des  four- 
mis volantes,  qui  lé  trouvent  dans  plufieurs  provinces  des 
Indes  orientales,  telles  que  Pegu , Siam  , Bengale  & Mala- 
bar. Elle  paroit  avoir  die  dépolèe  fur  des  branches  d'arbre 
par  CCS  infccles  , qui  en  ont  fait  une  forte  de  ruche 
approchant  de  celle  4,es  abeilles,  & dans  laquelle  on  dil- 
tingue  allez  bien  les  alvéoles.  Quand  elle  a été  fondue, 
lavée  &:  tonnée  en  lames  fur  un  marbre,  elle  ell  d’un  brun- 
rougeâtre.  J'ai  lait  ulage  d’une  de  ces  lames  de  3 pouces  de 
long,  fur  20  lignes  de  large , qui  pefoit  3 gros  42  7- grains, 
ou  2 5 8 grains  : elle  a perdu  dans  l’eau  ditlillée  227  grains  ; 
ce  qui  donne  pour  fa  pelànteur  Ipécifique  i 1390.  Le  pouce 
cube  pèle  5 gros  65  grains;  & le  pied  cube  79  livres  14 
onces  5 gros  3 2 graiius. 

Ri'Jîiie  Taedmaejui’  Cette  réfine  découle  d’un  grand  arbre 
appelé  Baumier , Tacamtttjue  ou  Horame,  qui  croît  à la  nou- 
velle Elpagne.  Elle  ell  d’un  vert  clair,  8c  relîêmble  à de 
la  cire  qui  auroit  cette  couleur.  J’ai  fait  ufage  d’un  fort 
beau  morceau,  qui  pefoit  i once  4 gros  477  grains,  ou 
• 9 * ‘ T grains  : ü a perdu  dans  l’eau  dillillée  871  grains: 

ce  qui  donne  pour  là  pefanteur  Ipécifique  104^3.  Le  pouce 
cube  pèfe  j gros  3 i grains;  & le  pied  cube  73  livres  3 onces 
6 gros  6 1 grains. 

868.  Benjoin.  Cette  réfine  découle  d’un  grand  arbre  appelé 
Belipf,  qui  croît  au  royaume  de  Siam,  & dans  les  îles  de 
Java  & de  Sumatra.  Elle  ell  d’un  beau  jaune  d’or  & tranf- 
parente , & a une  odeur  fuave  & pénétrante , fur-tout  lorP- 
qu’on  la  brûle.  Le  benjoin  le  plus  eflimé  ell  en  larmes.  La 
quantité  dont  j’ai  fait  ullige,  pefoit  62  -j-’-  grains:  elle  a 
perdu  dans  l’eau  difiiilée  577  grains  : ce  qui  donne  pour. 


Digitized  by  Google 


DES  Corps.  419 

(a  pefinteiir /pécifîque  10^24.  Le  pouce  cube  pcfc  5 gros  48 
grains;  & le  pied  cube  76  livres  7 onces  j gros  65  grains. 

Réfute  ou  Gomme  Aloucln,  Cette  refine  dtcoule  d’un  arbre 
appelé  Fimpi  à Madagafcar.  Elle  efl  d’un  gris  tirant  fur  le 
roudàtre.  Quelques-uns  la  mettent  parmi  les  gommes-rcTincs  : 
mais  elle  ne  contient  rien  de  foluble'dans  l’eau.  J’en  ai 
employé  trois  morceaux,  qui  pefoient  enfembie  6 gros  537 
grains,  ou  483  ^ grains:  ils  ont  perdu  dans  l’eau  dillilice 
457 'T  : ce  qui  donne  pour  leur  pefanteur  (pécifique 

10604.  Le  pouce  cube  pèfè  j gros  36  grains;  S:  le  pied 
cube  74  livres  3 onces  5 gros  1 3 grains. 

Réjine  ou  Gomme  Caragne,  Cette  refine  découle  du  tronc 
d’un  arbre  qui  croît  en  la  nouvelle  Elpagne,  & que  les 
Mexicains  appellent  Hahelicoca.  Elle  efl  opaque  & noirâ- 
tre. J’en  ai  employé  deux  morceaux  qui  pefoient  enfembie 

5 gros  grains,  ou  427-^  grains:  ils  ont  perdu  dans" 

l’eau  diflillée  37p  tt  grains  : ce  qui  donne  pour  leur  pefan- 
teur fpécifique  1 1 244.  Le  pouce  cube  pèle  5 gros  60  grains; 

6 le  pied  cube  78  livres  1 1 onces  2 gros  45  grains. 

Réfute  ou  Gomme  élaflique.  Cette  réfine,  que  les  Indiens 

Ma'inas,  au  fud-efl  de  Quito,  appellent  Caouu/iouc , découle 
d’un  arbre  qui  croît  dans  les  forêts  de  la  province  des  Éme- 
raudes , au  nord  de  Quito , & que  l’on  appelle  Hhévée.  Cet 
arbre  croît  auffi  le  long  des  bords  de  la  rivière  des  Ama- 
zones , ainfi  que  dans  l’île  de  Cayenne.  Cette  réfine , lorf' 
qu’elle  découle  de  l’arbre , efl  blanche  comme  du  lait  : 
enfuite  elle  le  delsèche  & s’épaiflit,  en  prenant  une  couleur 
brune.  Elle  ne  fe  diflôut  que  dans  l’huile.  Elle  n’efl  point 
dure,  comme  les  autres  réfines:  elle  a même  beaucoup  plus 
d’extenfibilité  que  le  cuir , & en  même  temps  une  très- 
grande  claflicité.  On  en  fait  des  bottes  d’une  leule  pièce , 
des  bouteilles,  &c.  en  en  endui^nt  des  moules  faits  de 
terre  gralTe , que  l’on  cafl'e  enfuite , lorfiue  la  réfine  efl 
defféchée.  J’ai  employé  deux  moitiés  de  deux  petites'  bou- 
teilles de  cette  réfine,  qui  pefoient  enfembie  i once  j gros 
5 8 f grains , ou  ^5^4  -J-  grains  : elles  bnt  perdu  dans  l'eau 
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diülllte  106'ÿ  grains  : ce  qui  donne  pour  leur  pefânteur 
fp^cilique  5)33  5-  Le  pourt  ciihe  pcTe  4 gros  61  grains; 
& le  pied  cube  65  livre-  5 onces  4 gros  12  grains. 

872.  Ctiinplite.  Cette  rtline,  quand  elle  e(l  bien  pure,  eft 
d’une  l)lanclieur  adjnirabie , Iranfparenle,  friable,  très-vola- 
lile , fort  odorante,"  & entièrement  dilfoluble  dans  refprit- 
de-vin.  Elle  brûle  très-facilement,  même  fur  l’eau  , à laquelle 
elle  lurnage.  Le  Camphre  dc'coule  du  tronc  & des  groffes 
branches  d’un  arbre  qui  croît  abondamment  dans  la  partie 
occidentale  du  Japon  & dans  les  îles  voillnes.  Cet  arbre, 
(]iii  tÜ  une  efpèce  de  laurier,  s’appelle  dans  le  pays  Cttphura. 
J’en  ai  employé  un  beau  morceau  bien  pur,  d’environ  3 
pouces  de  long , fur  2 j pouces  de  large  & 8 à p lignes 
d’épailîtur , (|ui  peloit  3 onces  2 gros  562  grains,  ou 

1 pa8  2 grains  : il  a perdu  dans  l'eau  diftiliée  1 9 y o -^grains  : 
•ce  qui  donne  pour  la  pelanteur  fpécifique  9887.  Le  pouce 
cube  pèle  5 gros  9 grains  ; Si.  le  pied  cube  69  livres  3 onces- 

2 gros  J 4 grains. 

CHAPITRE  II. 

G ommes  - ré  fines. 

Les  Gommes-résines  font  des  fubflances  qui  parti- 
cipent des  propriétés  des  refînes  proprement  dites , & de 
celles  des  gommes;  c'eft  - à - dire , qu’elles  font  fùlubles  en 
partie  dans  relprit-de;vin  & en  partie  dans  l eau:  de  forte 
qu’on  peut  les  dilfoudre  entièrement  dans  une  menflrue, 
partie  Ipiritueufe  & partie  aqueulë,  tels  que  l’eau-de-vie, 
le  vin  & le  vinaigre.  Elles  font  plus  ou  moins  iiiH^mmables, 
félon  que  la  partie  réfmeule  efl  plus  ou  moins  abondante. 

Quoique  ces  fubflances,  ainfi  que  les  gommes  & les  fucs 
épailfis,  contiennent  une  partie  foluble  dans  l’eau;  cependant 
je  puis  dire  que  j’ai  obtenu  des  réfûltats  exacls , parce  que 
• leur  diiroluiion  n’y  eft  pas  aufli  prompte  que  celle  des  fels, 
à beaucoup  près , & que  j’ai  pris  des  précautions  pour  les 
y tenir  plongées  le  moins  de  temps  pofEble. 


Digitized  by  Google 


DES  Corps.,  421 
Comme  ammoii'uiijtie.  Cette  gomme-rtfiiie  Jécoule,  fiiivant 
M.  Geofîroi,  d’une  plante  ombellifère  qui  croit  en  Lybie. 
Elle  eft  opaque,  & fe  didbut  en  entier  dans  le  vinaigre. 
La  meilleure  ell  en  larmes  jaunâtres.  Elle  s’amollit  quand  on 
la  manie , & devient  gluante  dans  les  mains.  J’en  ai  em- 
ployé trois  groflés  larmes  , qui  pelôient  enfemble  6 gros 
64  ^ grains,  ou  496  ^ grains  : elles  ont  perdu  dans  l’eau 
diilillée  4 1 I 7 grains  : ce  qui  donne  pour  leur  pelanteur 
fpécilique  12  071.  Le  pouce  cube  pèfe  6 gros  ip  grains  ; 

6 le  pied  cube  84  livres  7 onces  7"  gros  44  grains. 
Gomme  feraphique  ou  Sagapenum.  Cette  gomme- réfine 

découle  , fuivant  Diolcoride  , d’une  plante  férulacée  qui 
naît  dans  la  Médie.  Elle  e(l  roudàtre  & un  peu  tranfparente  : 
elle  a une  odeur  pénétrante  & délâgréable.  Elle  ne  contient 
qu’une  très-petite  portion  (ôluble  dans  l’eau  ; aufii  s’enflamme- 
t-elle  aifément  à la  lumière  d’une  bougie.  Si  on  la  fait 
digérer  fur  le  feu  dans  du  vin  ou  du  vinaigre , elle  s’y 
diilbut  entièrement.  J’en  ai  employé  trois  morceaux  qui 
pefoient  enfemble  3 gros  20  grains,  ou  236-^7  grains: 
ils  ont  perdu  dans  l’eau  diilillée  ipé  grains:  ce  qui 
donne  pour  leur  pefanteur  fpécifique  1 2008.  Le  pouce  cube 
pelé  6 gros  16  grains;  & le  pied  cube  84  livres  o once 

7 gros  I 2 grains. 

Gomme  de  Lierre  ou  He'de're'e.  Quelques-uns  regardent 
cette  fubflance  comme  entièrement  réfineulê  : moi  je  la  place 
parjni  les  gommes-rélines  ; car  elle  contient  une  partie  Iblu- 
ble  dans  l’eau  : la  preuve  de  cela , c’eft  qu’auflitôt  quelle 
y ell  plongée,  elle  la  teint  en  un  rouge-orangé  très-foncé; 

6 elle  s’y  divife  en  morceaux , qui  s’y  ramoiliflênt.  Cette 
gomnte- réfine  découle  du  Lierre  en  arbre  dans  les  pays 
chauds , tels  que  la  Perfe  & autres  pays  Orientaux.  Elle  ell 
noirâtre  & opaque:  mais  les  parties  minces,  & qui  ont  uii 
peu  de  traniparence , font  d’un  rouge  de  grenat.-  J’en  ai 
employé  uii  morceau  très-irrégulier  qui  pefoit  i once  o gros 

7 grains , ou  5 83  grains:  il  a perdu  dans  l’eau  diilillée 
45°  i grains:  ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  Ipécifique 
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12948.  Le  pouce  cube  pcfe  6 gros  j i grains;  & le  pied 
cube  90  livres  10  onces  i gros  29  grains.  Une  autre  preuve 
(jue  celle  fubftance  ell  une  gomme  - réfine , c’clt  quelle  eft 
plus  pefanle  que  toutes  les  vraies  ri'fmes  connues. 

Gomme-gutte.  Celle  gomme-réline  découle  d’un  grand 
arbre,  appelé  Carcapulli , qui  croît  en  Chine  près  de  Siam, 
&.  dans  l'île  de  Ceylaii,-oti  il  eft  appelé  Kmna - goraka. 
Elle  ell  opaque,  d’un  jaune-rougeâtre,  & relTêmble  allez  à 
de  la  cire  qui  lèroit  de  cette  couleur.  La  portion  de  cette 
fubllance  foluble  dansM'efprit-de-vin  ell  plus  abondante  que 
celle  qui  ell  Ibluble  dans  l'eau , k laquelle  elle  donne  une 
couleur  citrine.  Le  morceau  que  j'ai  employé , pefoit  6 gros 
3 5 7 grains,  ou  467  ÿ grains  : il  a perdu  dans  l’eau  djUillée 
3824  grains  : ce  qui  donne  pour  la  pelànteur  Ipécifique 
12216.  Le  pouce  cube  j>è(è  6 gros  24  grains;  & le  pied 
cube  85  livres  8 onces  i gros  59  grains. 

Syj.  Euphorbe.  Cette  gomme-réline  découle  de  \ Euphorh'ter , 
arbrilleau  qui  croit  dans  la  Lybie  lûr  le  mont  Atlas , en 
Afrique,  aux  îles  Canaries,  à Malabar  & aux  Indes  orien- 
tales. Elle  ell  en  larmes  opaques,  jaunâtres,  caverneulês, 
friables  & fans  odeur.  Ces  larmes  contiennent  dans  leurs 
cavités  beaucoup  de  corps  étrangers,  que  j’ai  eu  foin  d’en 
ôter  avant  de  les  peler.  La  poudre  de  l'Euphorbe  ell  fi  âcre 
& fl  fubtile  que,  quand  elle  frappe  les  narines,  il  en  réfulte 
un  éternuement  violent , & Ibuvent  une  hémorragie.  Ce 
que  l'Euphorbe  contient  de  foluble  dans  l’eau , cH  en  fi  pe^te 
quantité,  que  cela  ell  prefque  inlenfible  : & j'ai  été  tenté 
de  la  regarder  comme  une  vraie  réfute , d’autant  plus  qu’elle 
pcfe  moins  que  ne  pèfent  communément  les  gommes-réfmes. 
La  quantité  que  j’en  ai  employée,  pelôit  i gros  j8  f grains, 
ou  130  7 grains:  elle  a perdu  dans  l’eau  dülillée  1167^ 
grains:  ce  qui  donne  pour  là  ftefanteiir  Ipéciüque  i 1244. 
Le  pouce  cube  pèfe  5 gros  60  grains;  Si  le  pied  cube 
78  livres  1 1 onces  2 gros  45  grains. 

878.  Ohban  ou  Incens.  Tous  les  Auteurs  ont  regardé  l’Encens 
comme. une  véritable  réfute  : mais  fitôt  qu’on  le  plonge  dans 
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l’eau*,  il  y blanchit  ; & fort  peu  de  temps  après  il  y tll 
en  entier  réduit  en  bouillie.  Il  y a donc  dan^n-'ncens  une 
portion  allez  confidérable  foluble  dans  l’eau.  C’dl  pourquoi 
je  le  mets  au  rang  des  gommes  - rélines.  On  préiuiJ  qu’il 
découle*  d’un  petit  arbre  dont  les  feuilles  rellêiublent  à celles 
du  lentifcjue , & qui  croit  abondamment  dans  la  Terre  fai nte 

6 dans  la  partie  de  l’Arabie  appelée  Saia;  & que  cet  arbre 

eft  connu  fous  le  nom  <iîArbor  thurifera.  L’F.ncgns  ell  en 
grolTes  larmes  arrondies  & oblongues,  farineulès  en  dehors, 
demi-traniparentes  & -jaunâtres  en  dedans,  sèches,  dures  6c 
d'une  odeur  pénétrante.  Il  s’enflamme  aifément  6c  exhale 
une  vapeur  très-aromatique.  J’en  ai  employé  trois  larmes 
qui  peloient  enlèmble  a gros  577  grains , ou  20 1 -j-  grains  : 
elles  ont  perdu  dans  l’eau  17 1 ^ grains:  ce  qui 

donne  pour  leur  pefanteur  fpéciflque  1 173  2.  Le*pouce  cube 
pèle  6 gros  6 grains;  & le  pied  cube  82  livres  i once 

7 gros  63  grains. 

87p.  Myrrhe,  On  ne  lait  rien  de  certain  fur  l’arbre  dont  dé- 
coule la  Myrrhe:  on  fait  feulement  qu’on  nous  l’apporte 
d’Éthiopie.  La  belle  eft  en  larmes  grofles  comme  des  noix, 
demi  - tranfparentes  6c  d’un  jaune  tirant  fur  l’orangé.  Elle 
eft  dilfoluble  partie  dans  l’eau  6c  partie  dans  l’elprit-de-vin. 
La  quantité  que  j’en  ai  employée,  pefoit  4 gros  30  ^ grains, 
ou  3187  grains:  elle  a perdu  dans  l’eau  diftillée  234^ 
grains:  ce  qui  donne  pour  fa  pelanteur  Ipéciflque  13600. 
Le  pouce  cube  pèle  7 gros  4 grains;  6c  le  pied  cube  93 
livres  3 onces  i gros  43  grains. 

g 8 O.  Bdellium.  On  ignore  encore  quel  eft  l’arbre  qui  produit 
cette  gomme-réline.  On  fait  qu’elle  nous  vient  de  l’Arabie 
6c  des  Indes.  Le  Bdellium  eft  prefque  entièrement  opaque 
6c  roullàtre.  11  eft  dilfoluble  partie  dans  l’eau  , partie 
dans  l’efprit-de-vin  ; 6c  il  fe  dilfout  en  entier  dans  l’efprît- 
de-vin  tartarifé,  dans  le  vin  6c  dans  le  vinaigre.  Le  mor- 
ceau que  j’ai  employé  , étoit  rond  » .ayant  1 2 à i 3 lignes 
de  diamètre  6c  t 2 pouce  de  long.  11  pefoit  l ‘once  i gros 
40  7 grains , ou  68  8 7 grains  : il  a perdu  dans  l’eau  diftillée 
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605  grains:  ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  fjjéclfique 
I 1 3 77.  Le  pouce  cube  pcfe  5 gros  6 5 grains  ; &.  le  pied 
cube  7p  livres  10  onces  i gros  57  grains. 

S 81.  Siammonce  J Alep.  Cette  gomme -rtifine  découle  d’une 
plante  du  genre  des  Liferons , appelée  Scammonée  île  Syrie , 
& qui  croît  en  Syrie  autour  d’Alep,  d’où  bn  nous  l’apporte. 
Elle  ell  prefque  entièrement  opaque , noirâtre  & brillante. 
Le  morceau  que  j'ai  employé , pelbit  i once  o gros  42 
grains,  ou  618  ~ grains:  ü a perdu  dans  l’eau  diilillée 
5 00  tV  grains:  ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  fpécifique 
12334.  Le  pouce  cube  pèle  6 gros  2p  grains;  6c  le  pied 
cube  8 6 livres  7 onces  5 gros  1 3 grains. 

•882.  Scammonée  de  Smyrne.  Cette  gomme-réfiiie  découle,  fmoii 
de  la  meme  plante  que  la  précédente , du  moins  d’une 
plante  du  ifième  genre,  qui  croît  en  grande  abondance  fur 
le  penchant  de  la  mont.agne  qui  ell  au  delTous  de  la  forte- 
relîe  de  Smyrne.  Elle  ell  opaque  6c  noirâtre.  J’en  ai  em- 
ployé un  morceau  de  2 ^ pouces  de  long , fur  autant  de 
large,  6c  i pouce  d’épailTeur  moyenne,  qui  pelôit  3 onces 
4 gros  %6~l-  grains,  ou  2072  7^  grains:  il  a perdu  dans 
l’eau  diuillée  1626  ,7  grains:  ce  qui  donne  pour  fa  pefan- 
teur  fpécifique  12743.  pouce  cube  pèle  6 gros  44 
grains;  & le  pied  cube  8p  livres  3 onces  i gros  j2  grains. 

883.  Galhanum.  Cette  gomme-réfine  nous  vient  de  Syrie, 
de  Perle  6c  de  quelques  autres  endroits  du  Levant  par  la 
voie  de  Marfeille.  Elle  découle  du  Alétopion , plante  féru- 
Jacée  ou  ombellifcre , qui  croît  en  Afrique  6c  fur-tout  dans 
la  Mauritanie,  6c  qui  fe  trouve  aulTi  dans  les  grandes  Indes. 
Le  Galbanum  ell  d'une  confîllunce  de  cire,  peu  tranfparent, 
brillant,  roullàtre,  demi-infiammable,  6c  demi-foluble  dans 
i'ean;  m.ais  totalement  dilfoluble  dans  le  vin  6c  dans  le  vi- 
naigre. Il  a une  odeur  forte  6c  défagréable.  J'ai  employé 
celui  qui  ell  en  larmes  6c  qui  eft  très-pur.  La  quantité  dont 
j’ai  fait  ufage , pelbit  3 gros  7 i ^ grains , ou  2 87  grains  : elle 
a perdu  danS  l'eau  diilillée  237  grains:  ce  qui  donne  pour 
fa  pefanteur  Ipccificjue  12120.  Le  pouce  cube  pèle  6 gro* 

20  grains; 
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20  grains;  & le  pied  cube  84  livres  ij'onces  3 gros 

37 

884.  Affa-fætitla.  Cette  gomme-réfine  découle  d’une  plante 
féruiacée,  du  genre  des  panais,  nommé  en  Ferle  Hiiiÿifch , 
& qui  ell  fort  commune  en  Médie.  L’Alia-fœtida  ell  d’un 
rouge  très-brun  ou  roulîàtre , & opaque  : elle  a une  odeur 
très-délàgréable.  J’en  ai  employé  fix  morceaux  qui  pelbient 
enfemble  5 gros  3 6 grains,  ou  3967  grains;  ils  ont 
perdu  dans  l’eau  diflillée  298  | grains:  ce  qui  donne  pour 
leur  pefanteur  Ipccilîque  13273.  Le  pouce  cube  pèle  6 gros 
64  grains;  & le  pied  cube  92  livres  14  onces  6 gros 
29  grains. 

883.  SarcocoUe.  On  ignore  de  quelle  plante,  arbrilTean,  ou 
arbre  découle  cette  gomme-réJine  , qu’on  nous  apporte  de 
Perle  & de  l’Arabie  heureulê.  La  SarcocoUe  eA  en  petits 
grains  opaques, d’un  jaune  pâle,  dont  une  atfez  grande  partie 
eA  foluble  dans  l’eau  : le  relie  eA  rélincux  ; car , lorfqu’oii 
en  approche  de  la  Aamme  d’une  bougie,  elle  bouillonne 
d’abord , enfuite  elle  brûle  avec  éclat.  Elle  eA  la  moins 
ufiiéedes  gommes-réfines.  La  quantité  que  j’en  ai  employée, 
pefoit  2 gros  40  7 grains,  ou  184 y grains:  elle  a perdu 
dans  l’eau  diAillée  145  , grains:  ce  qui  donne  pour  fapelan- 
teur  fpécifique  12684.  Le  pouce  cube  pèle  6 gros42  grains; 
& le  pied  cube  88  livres  12  onces  4 gros  62  grains. 

,886.  Opopanax.  Cette  gomme  - réfine , qu’on  nous  apporte 
d’Orient , découle  de  la  grande  Berce  ( Sphondilium  majus  ), 
plante  ombellilcre  qui  croit  dans  la  Macédoine,  dans  la 
Béotie&  dans  la  Pliocide  d’Achaïe.  L’Opopanax  eA  opaque, 
d’une  couleur  jaunâtre  ou  roullatre  & d’un  goût  fort  amer, 
& qui  excite  un  peu  les  naufées.  Il  s’enAamme  en  partie  : 
l’autre  partie  le  dilTout  dans  l’eau  , en  la  rendant  laiteufe. 
J’en  ai  efhpioyé  fept  morceaux  qui  pefoient  enP.mble  5 
gros  14  grains,  ou  374  grains:  ils  ont  perdu  dans  l’eau 
diAillée  230  4 grains:  ce  qui  donne  pour  leur  pefanteur 
Ipécifique  16226.  Le  pouce  cube,  pèle  i once  o gros  30 
grains;  & le  pied  cube  113  livres  9 onces  2 gros  36  grains^* 
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CHAPITRE  III. 

Gommes. 

Les  Gommes  /ont  des  fucs  mucilagineux  epaiiïis  par 
l’évaporation  de  la  plus  grande  partie  de  leur  eau  furabon- 
dante,  tout -à- fait  inodores,  qui  n’ont  que  peu  de  faveur, 
ou  qui  en  ont  tout  au  plus  une  douceâtre , & qui  font  en- 
tièrement (blubles  dans  l’eau.  Les  gommes  ne  /ont  point 
indammables  ; mais  elles  pétillent  dans  le  feu. 
g Comme  commune  ou  de  notre  pays.  Cette  gomme  e/l  celle 

qui  découle  d’elle -meme  de  plufiturs  de  nos  arbres,  tels 
que  le  Cerifier,  le  Prunier,  le  Pécher ,n\ Abricotier , &c.  Cette 
gomme  e/l  tranfparente , & d’un  jaune  plus  ou  moins  orangé. 
J’en  ai  employé  quatre  morceaux , qui  pefoient  en/èmble 
6 gros  6o  Ÿi  grains,  ou  grains.:  ils  ont  perdu  dans 

l’eau  di/Ullée  3 j 2 grains  : ce  qui  donne  pour  leur  pefanteur 
fpécifique  14817.  Le  pouce  cube  pèfe  7 gros  49  grains; 
& le  pied  cube  103  livres  1 1 onces  4 gros  2 grains. 

888.  Comme  arabique.  Cette  gomme  découle  de  V Acacia  vera, 
arbre  qui  croît  en  Egypte,  en  Arabie,  /ûr  plufieurs  côtes 
de  l’Afrique,  & fur- tout  dans  les  forêts  qui  avoibnent  le 
Sénégal  ; c’e/l  pourquoi  on  appelle  au/îi  cette  gomme. 
Comme  du  Sénégal.  Elle  e/l  en  morceaux  tranfparens , brillans , 
fragiles , jaunâtres  & quelquefois  tirant  fur  l’orangé.  J’en  ai 
employé  plufieurs  morceaux  qui  pe/bient  enfemble  i once 
I gros  3 t j grains,  ou  Ô79  t grains:  ils  ont  perdu  dans 
l’eau  di/tillée  467 1 grains  : ce  qui  donne  pour  leur  pe/ànteur 
fpécifique  14523.  Le  pouce  cube  pè-lé  7 gros  38  grains; 
& le  pied  cube  101  livres  lo'onces  4 gros  44  grains. 
88p.  Comme  adraganthe.  Cette  gomme  découle  d’un  petit 
arbrilleau  épineux  , qu’on  nomme  Barbe  de  Pénard  ou 
Tragacantha , qui  croît  en  Allé , aux  environs  d’Alep , en 
Candie , & principalement  fur  le  mont  Ida.  Bile  en  découle 
fous  la  forme  de  petites  bandes  ou  filets  plus  ou  moins 
longs , roulés  & tortillés  comme  des  vers , prelque  opaque^ 
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& jaunâtres.  Lorfqu’on  la  met  tremper  dans  l’eau , elle  s’y 
gonfle  beaucoup,  & paroît  comme  une  efpcce  de  cicine.  La 
quantité  que  j eu  ai  employée,  peloit  4 fî^os  2 f grains 
ou  25)0  f grains  : elle  a perdu  dans  l'eau  diflillée  220  | grains  : 
ce  qui  donne  pour  là  pelànteur  Ijsécifîquc  1 3 1 6 1 . Le  pouce 
cube  pèle  6 gros  59  grains;  & le  pied  cube  92  livres 
2 onces  O gros  1 8 grains. 

Comme  de  Bajfora.  Cette  gomme  découle,  dit-on,  abon- 
damment , pendant  les  fortes  chaleurs  de  l’été , d’un  petit 
arbre  épineux  fort  (èmblabie  à celui  qui  donne  la  gomme 
adraganihe.  On  nous  l’apporte  des  Échelles  du  Levant.  Elle 
eft  en  morceaux  environ  gros  comme  le  pouce , demi-trant 
pareils,  très  - tenaces , & d’une  couleur  tirant  fur  l’orangé. 
Lorlqu’on  la  met  tremper  dans  l’eau,  elle  s’y  gonfle  beau- 
coup plus  que  la  gomme  adraganthe;  Sx.  cela  fans  rendre 
l’eau  poiirante.  J’en  ai  employé  plufieurs  morceaux , qu! 
pelbient  enlemble  3 gros  62  4^  grains,  ou  278  ^ grains: 
ils  ont  perdu  dans  l’eau  diflillée  1 94  grains  : ce  qui 
donne  pour  leur  pefanteur  fpécifique  14346.  Le  pouce  cube 
pèle  7 gros  32  grains;  & le  pied  cube  lOO  livres  6 onces 
6 gros  I grain. 

Gomme  d' Acajou.  Cette  gomme  découle  de  ï'AcaJon-‘ 
pomme , arbre  qui  croît  dans  les  îles  de  l’Amérique , & qui 
fournit,  au-defliis  de  fon  fruit,  un  noyau  en  forme  d’un 
rein,  qu’on  appelle  Noix  d“ Acajou.  Celle  gomme  eft  tranl^ 
parente  & roulfâtre.  J’en  ai  employé  un  morceau  de  i {■ 
pouce  de  long,  fur  autant  de  large  & environ  8 â 10  lignes 
d’épaifleur , qui  peloit  i once  o gros  354  grains,  ou  61 1 f 
grains:  il  a perdu  dans  l’eau  diflillée  423  grains  : ce  qui 
donne  pour  là  pefanteur  l^ciflque  14456.  Le  pouce  cube 
pèle  7 gros  36  grains;  & le  pied  cube  lot  livres 3 onces 
O gros  41  grains. 

Gomme  Alonbain.  Cette  gomme  découle  du  tronc  de 
i’Acaja , arbre  de  la  grandeur  du  tilleul  , & qui  croît  dans 
file  de  Ceylan.  Elle  elt  tranlparcnte  & d’un  jaune -orangé. 
J’en  ai  employé  trois  morceaux  irréguliers  qui  pelbient 
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enfemLIe  5 gros  27 -J- grains,  ou  387 -J-  grains';  ils  ont 
perJu  dans  l’eau  diftillée  27  a f grains  : ce  qui  donne  pour 
leur  pefanteur  fpccifique  14206.  Le  pouce  cube  pèle 7 gros 
26  grains;  & le  pied  cube  livres  7 onces  o gros 
41  grains. 

CHAPITRE  IV. 

” Sucs  épaijjis. 

Les  Sucs  cpaiffis  lônt  des  fubftances  gommeulës  & 
fouvent  rélineufes,  que  l’on  tire  de  certains  végétaux,  lôk 
par  expreflion,  foit  par  décoélion.  Quelquefois  ils  en  décou- 
lent aulTi  par  incifion. 

8p3.  Suc  fte  RégUÿe.  C’eft  un  fuc  extrait,  par  décoélion,  de  la 
racine  de  la  réglidè  ordinaire , & que  l’on  a fait  dellécher  juf- 
qu’à  confiftance  d’extrait.  11  ell  tout-à-fait  opaque  & noirâtre. 
J’en  ai  employé  un  morceau  qui  pefoit  2 onces  3 gros 
49  € grains , ou  14172  grains  : il  a perdu  dans  l’eau  dillillée 
823  grains:  ce  qui  donne  pour  la  pefanteur  fpéciHque 
17228.  Le  pouce  cube  pèle  t once  o gros  67  grains;  & 
le  pied  cube  i ao  livres  ^ onces  4 gros  2 1 grains. 

8p4.  Suc  d' Acacia.  Ce  fuc  tft  extrait  des  goulles  de  i’ Acacia 
vira , arbre  qui  croit  en  Egypte , en  Arabie , fur  plufieurs 
côtes  de  l’Afrique,  & fur-tout  dans  les  forêts  qui  avoifment 
le  Sénégal.  11  eft  opaque  & d’un  brun-noirâtre.  J’en  ai  em- 
ployé un  morceau  de  3 pouces  de  long,  fur  20  lignes  de 
large  & 10  lignes  d’épaiflèur,  qui  pefoit  2 onces  7 gros 
3 5 2 grains , ou  1 65)  1 -J-  grains  : il  a perdu  dans  l’eau  dif- 
tille  11162  grains  : ce  qui  donne  pour  là  pefanteur  fpéci- 
fique  15153.  Le  pouce  cube  pèfç  7 gros  62  grains;  & le 
pied  cube  106  livres  1 once  1 gros  6 grains. 

gpy.  Suc  J Arec.  Ce  fuc  ell  extr.di  de  l’elpèce  de  palmier 
appelé  Arec , qui  croit  fur  les  côtes  maniimes  des  Indes 
orientales.  11  ell  opaque  & noir.  J'en  ai  employé  trois  mor- 
ceaux qui  peloient  enfemble  1 once  i gros  47  ÿ grains, 
OU  69  J r grains:  ils  ont  perdu  dans  l’eau  diftillée  477  grains: 
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ce  qu!  donne  pour  fa  pefânteur  fpccifique  14573*  pouce 
cube  pèle  7 gros  40  grains;  & le  pied  cube  102  livres 
O once  I gros  29  grains. 

Cachou.  Ce  fuc  e(l  extrait  du  frui»  de  l’elpcce  de  palmier 
appelé  Arec,  dont  nous  venons  de  parler  à l'article  précé- 
dent : il  elt  opaque  & d’un  brun  loncé  ou  noirâtre , Si. 
quelquefois  intérieurement  marbré  de  gris.  On  l’apporte  du 
JVlalabar,  de  Surate,  du  Pégu  & des  autres  côtes  des  Indes. 
J’en  ai  employé  un  allez  gros  morceau , à peu-près  de  forme 
ronde,  qui  pelbit  i once  6 gros  23  grains,  ou  1031 
grains;  il  a perdu  dans  l’eau  diÜilléê  737-7  grains:  ce  qui 
donne  pour  fa  pelânteur  fpécilîque  13980.  Le  pouce  cube 
pèle  7 "gros  18  grains;  & le  pied  cube  97  livres  13  onces 
6 gros  6 grains. 

897.  A/oès  hépatique.  Ce  liic  eft  extrait  des  feuilles  de  \AIois 
ordinaire  en  les  coupant  & les  pilant.  Il  ell  opaque  & d’un 
brun-noirâtre , ou  approchant  de  la  couleur  du  foie.  J'eu  ai 
employé  plufieurs  morceaux,  qui  pefoient  enlèmble  j gros 
<5  'î'  gf^ltis , ou  ^ grains  : ils  ont  perdu  dans  l’eau  dif- 
tillée  269-7  grains  : ce  qui  donne  pour  leur  pefanteur  fpéci- 
fique  13586.  Le  pouce  cube  pèfe  7 gros  3 grains;  & le 
pied  cube  9 5 livres  i once  5 gros  4 grains. 

898.  A/oès  Juccotrin.  Ce  lue  eft  extrait  de  ï A/oès  è fevi/les 
d Ananas.  11  eft  beaucoup  plus  eftimé  que  le  précédent.  II 
eft  prelque  opaque,  allez  friable,  d’un  brun  - noirâtre  en 
'dehors,  & intérieurement  rougeâtre.  J’en  ai  employé  plu- 
fieurs  morceaux,  qui  pefoient  enfemble  i once  o gros 
151  grains,  ou  627  grains:  ils  ont  perdu  dans  l'eau  diftillc^ 
4547  grains:  ce  qui  donne  pour  leur  pefanteur  fpécifique 
13795.  Le  pouce  cube  pèfe  7 gros  1 1 grains;  & le  pied 
cube  96  livres  9 onces  o gros  23  grains. 

899.  Hypocijbe.  Ce  fuc  eft  extrait  du  fruit  de  YHypocifte,  plante 
paralite,  qui  s’attache  aux  racines  des  Cifles,  On  l’exprime- 
de  ce  fruit , & on  le  fait  lécher  au  foleil  jultju’à  confiilatice 
d’extrait  : alors  il  eft  d’un  beau  noir.  On  nous  l’apporte  de 
Provence  j de  Languedoc  & des  pays  Orientaux.  J’ai  lait 
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ufage  d’une  tablette  de  ce  fuc,  qui  avoit  environ  2 7 pouces 
de  long,  fur  i 7 pouce  de  large  & 4 lignes  d'épaiireur,  & 
qui  peloit  i once  o gros  | grains , ou  <>3p  | grains  : elle 
a perdu  dans  l’eau  didillée  418^  grains  : ce  qui  donne 
pour  la  pelànteur  fpécifique  15263.  Le  pouce  cube  pèle 
7 gros  66  grains;  & le  pied  cube  106  livres  13  onces 
3 gros  4-7  grains. 

poo.  Opium.  Ce  fuc  eft  extrait  des  têtes  de  Pavot  hlanc , Ibit 
par  incifion , foit  par  exprelTion  ou  décoélion.  Il  e(l  opaque 
& d'un  roux-noirâtre.  On  nous  l’apporte  de  la  Natolie , de 
l’Égypte  & des  Indest  J’en  ai  employé  un  morceau  d’en- 
viron I 7 pouce  de  long , fur  i pouce  de , large  & autant 
d’cpailîêur,  qui  pefoit  7 gros  307^  grains , ou  5 3 4 tV grab>*î 
il  a perdu  dans  l’eau  diÜillce'39p  grains:  ce  qui  donne 
pour  fa  pelànteur  Ipécifique  13365.  Le  pouce"  cube  pèle 
6 gros  67  grains  ; & le  pied  cube  93  livres  8 onces  7 gros 
3 grains. 

CHAPITRE  V. 

Fécules. 

Les  Fécules  font  des  matières  qui  fe  féparent  ou  là 
dcpolcnt , foit  dans  les  fucs  exprimés  des  plantes , Ibit  dans 
l’eau  dans  laquelle  on  les  broie , ou  dans  laquelle  on  les  fait 
infufcr. 

pot.  huUgo.  Cette  fécule  ell  extraite  de  l’écorce,  de  la  tige 
& des  branches,  ainfi  que  des  feuilles  d’une  plante  qui  croit 
au  Brefii,  & que  les  Elpagnols  appellent  Anil.  L’indigo  ell 
opac^ue,  peu  dur,  d’un  beau  bleu;  & quand  on  le  frotte 
fur  1 ongle , il  y rcHe  une  trace  qui  imite  le  coloris  de  l’an- 
cien bronze.  J’en  ai  employé  un  très -beau  morceau,  qui 
pefoit  5 gros  i 3 -J-  grains , bu  373  i-  grains  : il  a perdu 
dans  l’eau  diAillée  48  5 f grains  : ce  qui  donne  pour  là 
pefanteur  fpécifique  7690.  Le  pouce  cube  pèle  3 gros  71 
grains;  & le  pied  cube  53  livres  13  onces  2 gros  17  grains- 
Indigo  pénétré  d eau.  Ce  même  morceau  d’indigo  a admis 
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dans  lès  pores  1 1 <5  J-  grains  d’eau  ; preic]ue  -î-  de  Ton  poids. 
Il  pefoit  donc , ainfi  pénétré  d’eau  , 4po  f grains  ; il  a perdu 
dans  l’eau  diftiliée  48  3 f grains  : ce  <]ui  donne  pour  fa 
pefanteur  fpéciHque  100P3.  Le  pouce  cube  pèfe  3 gros 
17  grains;  & le  pied  cube  70  livres  10  onces  3 gros 
P grains»  Un  pied  cube  d’indigo  pourroit  donc  retenir  1 6 
livres  13  onces  1 gros  64.  grains  d’eau. 
p02,  Roucou.  Celte  fécule  ert  extraite,  par  infufion  ou  macé- 
ration , des  graines  d'un  arbre  qui  efl  cultivé  dans  toutes  les 
îles  de  l’Amérique,  & que  l’on  appelle  Roucouyer  ou  Roucou. 
Le  Roucou  eft  opaque,  d’une  couleur  de  feu  plus  vif  en 
dedans  qu’en  dehors  ; doux  au  toucher , & s'attachant  aifé- 
ment  aux  doigts.  J’en  ai  employé  un  beau  morceau,  qui 

fefoit  2 ^os  32  I grains,  ou  ip<)  | grains:  il  a perdu  dans 
eau  diÜillée  3304-  grains;  ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur 
fpécifîque  5956.  Le  pouce  cube  pèle  3 gros  6 grains;  & 
le  pied  cube  41  livres  1 1 onces  o gros  41  grains. 

Roucou  pénétré  ti’eau.  Ce  même  morceau  de  Roucou  a 
admis  dans  lès  pores  18  i | grains  d’eau;  une  quantité  prêt 
que  égaie  à fon  poids.  Il  pefoit  donc , ainfi  pénétré  d’eau  , 
378  grains:  il  a perdu  dans  l’eau  diflillée  330  | grains: 
ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  fpécihque  1 1430.  Le  pouce 
cube  pèfe  3 gros  6j  grains;  & le  pied  cube  80  livres  2 
onces  3 gros  14  grains.  Un  pied  cube  de  Roucou  pourroit 
donc  retenir  38  livres  7 onces  2 gros  43  grains  d’eau. 

CHAPITRE  VI. 

Cires  if  Graijjes. 

Les  Cires  & les  GrailTès  font  des  fubUances  huifeufes 
concrètes , que  l’on  tire  des  végétaux  ou  des  animaux.  Cette 
matière  huileulê  n’eft  pas  de  la  nature  des  huiles  elîèntieiles, 
mais  de  celle  des  huiles  douces  non  aromatiques  & non 
volatiles , qu’on  tire  des  végétaux  par  la  fimple  expreflîon. 
903.  Cire  jaune.  Elle  eft  extraite  des  végétaux  par  les  abeilles, 
qui  l’élaborent  avant  d’en  former  des  gâteaux.  J’en- ai 
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cmploy<5  un  alFez  gros  morceau  d’environ  2 pouces  d’épaii- 
(eur,  qui  pefoit  4 onces  5 gros  57  grains,  ou  2721  grain^: 
il  a perdu  dans  l’eau  didillce  2820  -î-  grains:  ce  qui  donne 
pour  fa  pefinteur  Ipccilique  9648.  Le  pouce  cube  pèle 

5 gros;  &le  pied  cube  67  livres  8 onces 4 gros  44 grains» 
«t  Cire  blanche.  Celle-ci  eft  la  même  que  la  pr^cdente, 

excepte  qu’on  l’a  fait  revenir  à la  blancheur  naturelle , en 
la  réduifant  en  petites  lames  minces  comme  des  rubans , & 
l’expofant  à l'air  & au  Ibleil,  ayant  foin  de  l’arroler  & de 
la  retourner  Ibuvent.  J’en  ai  employé  une  petite  tablette 
ronde  d’environ  3 7 pouces  de  diamètre  & 4 lignes  d'épail^ 
leur  moyenne , qui  pefoit  2 ojices  i gros  i o -77  grains , 
ou  1234^  grains  : elle  a perdu  dans  l’eau  dillillée  i 274 
grains:  ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  fpccilîque  p686. 
Le  pouce  cube  pèle  3 gros  2 grains;  & le  pied  cube  6/j 
livres  1 2 onces  6 gros  47  grains. 

504.  C/re  (TOuarouchi.  Cette  cire  ell  extraite  des  graines  d’un 
arbre  qui  croît  dans  la  Guyane,  & qu’on  appelle  Ouarouchi. 
Cette  graine  a à peu-près  la  figure  d’une  mulcade,  & eft  de 
la  grollêur  d’une  noilètte:  elle  eft  couverte  d’une  petite 
pellicule , qui  renferme  Ibn  amande  : c’eft  de  cette  amande 
qu’on  extrait  la  cire,  qui  eft  grifâtre,  gralTe  au  toucher, 

6 remplie  de  petites  particules  brillantes  comme  du  Mica. 
J’en  ai  employé  un  morceau  d’environ  2 pouces  de  long, 
fur  I 7 pouce  de  large  & 13  à 14  lignes  d’épaifteur,  qui 
pelbit  2 onces  2 gros  47  grains,  ou  13 00 7 grains:  il  a 
perdu  dans  l’eau  diftillée  1449  { grains  : ce  qui  donne 
pour  là  pelànteur  Ipécifique  8970.  Le  pouce  cube  pèle  4 gros 
47  grains  ; & le  pied  cul^  6z  livres  1 2 onces  3 gros 
9 grains. 

-Q  Beurre  Ae  Cacao.  Cette  elpèce  de  beurre  eft  extraite  des 
^ d’amandes  du  Cacao,  ou  Cacaoyer,  ou  Cacaotier,  arbre  de 
moyenne  grandeur , qui  croît  naturellement  en  diverlès 
contrées  de  l’ Artiérique , lôus  la  zone  torride.  Le  Beurre  de 
Cacao  eft  d’un  jaune  - rouflatre , & gras  au  toucher.  J’en  ai 
employé  un  morceau  d’environ  3 7 pouces  de  long , lùr 

,1  y lignes 
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15  lignes  de  large,  & 13  lignes  d’épaillêur,  qui  pefoit 
2 onces  3 gros  7 i grains , ou  1439  grains  : il  a perdu  dans 
l’eau  diftillce  i é 1 3 f grains  : ce  qui  donne  pour  fa  pelàn- 
• leur  fpécifique  8p  1 6.  Le  pouce  cube  pèfe  4 gros  4 3 grains  ; 

6 le  pied  cube  62  livres  6 onces  4 gros  53  grains. 

906.  Blanchie  Baleine.  Cette  fubftance  eft  extraite  du  cerveau 
du  Cachalot.  Elle  eft  d’un  beau  blanc , ayant  un  peu  de 
tranfparence.  J’en  ai  employé  un  très -beau  morceau  bien 
pur , qui  m’a  été  fourni  par  M.  d’Arcet  de  l’Académie  des 
Sciences,  & par  M.  Pelletier,  Il  pefoit  2 onces  i gros 
20^  grains,  ou  1244-^  grains:  il  a perdu  dans  l’eau  dif- 
tillée  1 3 1 9 grains  : ce  qui  donne  pour  là  pelànteur  (pé- 
cifique  9433*  Le  pouce  cube  pè(ê  4 gros  64  grains;  £c 
le  pie4  cube  66  livres  o once  3 gros  70  grains. 

J’ai  enlùite  mis  â l’épreuve  les  graiftes  de  bœuf,  de 
veau , de  mouton  & de  cochon , ainfi  que  le  beurre  ; j’ai 
pris  toutes  ces  graiftes  dans  les  corps  de  ces  animaux , avant 
qu’elles  aient  été  fondues.  J’en  ai  choifi  de  petits  morceaux  ' 
bien  pleins  ; & pour  les  peler , je  leur  ai  donné  pour  fup- 
port  un  petit  valê  de  verre  femblable  à celui  dont  j’ai  fait 
ulàge  pour  peler  la  platine  en  grenaille  ( Voyez  i’articU 
Platine ).  Mais,  comme  ces  grailles  Ibnt  toutes  plus  légères 
que  l’eau,  pour  les  empêcher  d'y  furnager,  je  les  ai  main- 
tenues dans  le  valè  au  moyen  d’une  petite  grille  de  métal ,, 
dont  le  valè  étoit  couvert.  1 

907.  Graiffe  Je  Bauf.  La  quantité  de  cette  graille  que  j’ai  em- 
ployée, pelôit  3 gros  42-^  grains,-  ou  4022  grains:  elle 
a perdu  dans  l’eau  diftillée  43  ^ 7 grains  : ce  qui  donne 
pour  là  pelànteur  fpécihque  9232.  Le  pouce  oabe  pèle  4 
gros  37  grains;  & le  pied  cube  64.  livres  9 onces  7 gros 
6}  grains. 

908.  Graiffe  de  Veau.  La  quantité  que  j’en  ai  employée  pelôit 

7 gros  6 j-  grains  , ou  3 i o 7 grains  : elle  a perdu  dans  l’eau 
diftillée  3 46  7 grains  : ce  qui  donne  pour  la  pefanteur  Ipé- 
cifique  9341*  Le  pouce  cube  pèTe  4 gros  6\  grains;  & 
le  pied  cube  dj  livres  6 onces  1 gros  39  grains. 
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pop.  G'raijfe  de  Alouton.  La  quantité  que  jeu  ai  employée,  pefolt 

5 gros  66  ^ grains,  ou  4167  grains:  elle  a perdu  dans 
l’eau  diflillée  458  f grains:  ce  qui  donne  pour  fa  pefan* 

leur  fpécilique  p2j  5.  Le  pouce  cube  pèle  4 gros  57  grains  ; • 

6 le  pied  cube  64  livres  10  onces  2 gros  40  grains. 

P 10.  ^ quantité  que  j’en  ai  employée  pefoit  3 gros 

37  r gf^ios,  ou  3P7î  grains:  elle  a perdu  dans  l’eau  diL 
tillce  42 1 T grains  : ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  fpéci- 
fîque  p4ip>  Le  pouce  cube  pèfe  4 gros  64  grains;  & le 
pied  cube  63  livres  14  onces  7 gros  3 i grains, 
pii.  Craijfe  de  Cochon.  La  quantité  que  j’en  ai  employée 
pefoit  I once  i gros  p f-  grains,  ou  637-1-  grains  : elle  a 
perdu  dans  l'eau  diüillée  702-^  grains  : ce  qui  donne  pour 
là  pefanteur  fpécilique  P368.  Le  pouce  cube  pèle  4.  gros 
62  grains;  & le  pied  cube  63  livres  p onces  i gros  32 
grains. 

P 12.  Lard.  La  quantité  que  j’en  ai  employée  pelbit  7 gros 
■ 4P  \ grains , ou  3337  grains  : elle  a perdu  dans  l’eau 
dillillée  3S4  | grains  : ce  qui  donne  pour  fa  pefanteur  fpé- 
cilique P478.  Le  pouce  cube  pèle  4 gros  66  grains;  & 
le  pied  cube  66  livres  3 onces  4 gros  21  grains. 

■913.  Beurre.  La  quantité  que  j’en  ai  employée  pefoit  i once 
O gros  40  -j-  grains , ou  6\6  ~ grains  : elle  a perdu  dans 
l’eau  dillillée  634-^  grains:  ce  qui  donne  pour  la  pefanteur 
fpécilique  9423.  Le  pouce  cube  pèfe  4 gros  64  grains;  & 
le  pied  cube  6 3 livres  i 3 onces  3 gros  1 grain. 

CHAPITREVII. 

Bé^oards. 

On  appelle  Be'ioards  des  concrétions  qui  le  forment 
dans  le  corps  des  animaux,  foit  dans  l’ellomac,  Ibit  dans 
les  intedins.  Tous  les  Bézoards  lônt  compolés  de  couches 
concentriques  ; & dans  prefque  tous  on  trouve , au  centre , 
un  corps  étranger , fur  lequel  porte  leur  première  couche. 
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Je  ne  parle  ici  que  de  deux  fortes  de  BczoarJs;  favoir< 
l'oriental  & l'occidental. 

A.  pi  3.  Béioard  oriental.  Du  Cabinet  du  Roi.  Ce  Bézoard  eft 
• produit  par  le  Pafan , efpèce  de  bouc  ou  chèvre  de  Perfe. 
Il  e(t  d’une  couleur  d'olive  rembrunie,  & a un  très-beau 
poli.  J'ai  fait  ulàge  de  deux  petits  morceaux,  qui  pefbient 
enfemble  grains,  & qui  ayant  etc  calles,  ne  conte- 

noient  plus  le  corps  étranger  dont  nous  avons  parlé  ci-deflus  ; 
ainfi  nous  n'avons  affaire  qu'à  la  fubflance  même  du  Bézoard  : 
ces  deux  morceaux  ont  perdu  dans  l’eau  diftillée  3 z grains  : 
ce  qui  donne  pour  leur  pefànteur  fpécifique  16660.  Le  pouce 
cube  pèfê  i once  o gros  4,6  grains  ; & le  pied  cube  i 1 6 
livres  p onces  7 gros  26  grains. 

013.  Béioard  occidental.  Du  Cabinet  du  Roi.  Ce  Bézoard 
e(l  produit  par  des  animaux  du  genre  des  chèvres  ou  des 
gazelles  qui  habitent  l’Amérique,  il  efl  d’un  blancliaL'e  laie , 
& brillant  à la  calTure.  Je  me  fuis  lervi  d’un  morceau  d’en- 
viron 13  lignes  de  long,  10  lignes  de  large  & prefque 

3 lignes  d’épaiflèur.  Il  pèfê  i gros  6p  7 grains,  ou  141  7 
grains;  il  a perdu  dans  l’eau  diflillée  6j  7 grains:  ce  qui 
donne  pour  fa  pefanteur  fpécifique  22327.  pouce  cube 
pèfe  I once  3 gros  42  grains;  & le  pied  cube  i ^6  livres 

4 onces  4 gros  7 1 grains. 
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C’est  ici  où  finit  mon  travaii.  On  voit  que  je  n’aî 
parle  ni  des  Tels  ni  des  bois,  par  les  raifons  que  j’ai  détaillées 
ci-devant.  Je  n’aurois  pu  obtenir  pour  eux  la  même  exac- 
titude qae  je  me  Batte  d’avoir  obtenue  pour  les  autres 
fiibBances.  M.  MuBchenbroek  les  a fait  entrer  dans  lès 
tables  : mais  les  procédés  qu’il  a employés , font  trop  fujets 
à erreur;  & fes  réfultats  ne  font  que  des  à peu-près.  J’avoue 
que  je  defirois  quelque  choie  de  mieux.  Voilà  pourquoi  je 
n’en  ai  point  parlé.  Mais  comme  je  fuis  perfuadé  que  plu- 
fieurs  de  mes  leéleurs  aimeront  mieux  avoir  ces  à peu-près 
que  rien  du  tout , je  les  donne  ici  d’après  M.  MuBchenbroek; 
mais  fans  répondre  d’aucun  des  réfultats.  Je  vais  donc  donner 
d'après  lui  la  pefanteur  Ipécifique  des  fels  les  plus  en  ufage, 
& des  bois  les  plus  connus. 


CHAPITRE  I. 


Sels. 


M.  Musschendroek  a pefé  les  fels  dans  de  l’huile 
de  térébenthine  récente , dont  il  connoiflôit  la  pefanteur 
Ipécifique , relativement  à celle  de  l’eau  : êk  il  a enfuite 
réduit  la  perte  de  leur  poids  qu’ont  fait  ces  (èis  dans  l’huile , 
à celle  qu’ils  auroient  faite  s’ils  avoient  été  pefes  dans  l’eau. 
Pour  que  cela  fût  exaél , il  faudroit  que  l’huile  ne  pût  dil- 
Ibudre  aucune  particule  du  lèl  ; ce  qui  n’ell  pas.  On  e(l 
donc  fûr  qu’on  n’opère  pas  fur  des  volumes  connus  ; & que 
le  volume  de  l’huile , mefuré  par  le  Tel , ell  moindre  que 
le  volume  de  Tel  pefé  dans  l’air.  De  plus  ..dans  cette  manière 
de  procéder,  la  liqueur  remplit  tous  les  interflices  qui  fe 
trouvent  entre  les  grains  de  l'el  : ces  lubllances  font  donc 
pefées  comme  fi  toutes  leurs  parties  lè  touchoient  immedia- 
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tement  ; ce  qui  n’eft  pas.  Il  rdfultera  donc  de  là  un  poids 
du  pouce  cube  ou  du  pied  cube  plus  gfand  qu'il  n’eA  réelie- 
• ment , à quelque  point  que  le  fèl  (bit  talTé  ou  foulé.  Je  me 
fuis  alfuré  de  ce  fait  par  l’expérience  fuivante.  Après  avoir 
pulvérifé  du  grès  au  point  de  le  réduire  à la  grollèur  des 
grains  de  fablon  qui  le  compofent,  je  l’ai  pefé  fucceffive- 
ment  dans  l’air  & dans  l’eau  : cela  m’a  donné  fa  pefanteur 
Ipécifique  i peu-prcs  égale  à celle  qu’il  a ioriqu’il  ell  pénétré 
d’eau  ; & par  conféquent  plus  grande  que  celle  qu’il  a lorl^ 
qu’il  eft  lêc.  Ce  procédé  ne  pouiroit  donc  pas  m’apprendre 
quelle  eft  la  pelîinteur  fpécifique  lorfqu’il  ell  fec.  On  en  peut 
dire  autant  des  lèls  pelés  par  le  procédé  de  M.  MulTcbenbrôek. 

Pour  lavoir  jufqu’où  pouvoir  aller  la  juUelTe  de  ce  railôn- 
nement,  j’ai  pris  pour  exemple  le  fucre  blanc.  Suivant  la 
pefanteur  fpécifique  que  lui  attribue  MulTchenbrôek , le 
pouce  cube  devroit  peler  i once  o gros  24  grains.  J’ai 
donc  pefé  un  morceau  de  fucre  blanc  de  la  raffinerie  de 
Bercy , d’un  pouce  cube , mefuré  le  plus  exaélement  qu’il 
m’a  été  poffible  ; fon  poids  s’ell  trouvé  tout  au  plus  de  j 2 
gros.  Je  fais  bien  que  je  ne  fuis  pas  fur  d’avoir  employé 
juHe  un  pouce  cube  : mais  je  ne  puis  pas  m’élre  trompé  de 
De  plus , le  morceau  que  j’ai  employé  étoit  plutôt  trop  fort 
que  trop  foible.  Les  réfultats  de  MulTchenbrôek  ne  Ibnt 
donc  pas  même  des  à peu  près;  car,  fuivant  mon  expérience, 
le  pied  cube  ne  peferoit  que  74  livres  4 onces  : & fuivant 
celle  de  MuHcbenbrôek , il  peferoit  1 1 2 livres  6 onces 

5 g*"®*  5 5 

914.  Sel  Marin.  Sa  pelànteur  Ipécifique  a été  trouvée  être 
21250.  D’où  il  fuit  que  le  pouce  cube  devroit  peler  i once 
3 g'"os  I grain  ; & le  pied  cube  1 4.8  livres  i 2 onces. 

915.  Se!  Gemme.  Sa  pelànteur  Ipécifique  a été  trouvée  21430. 
Le  pouce  cube  devroit  donc  pefer  i once  3 gros  8 grains^ 

6 le  pied  cube  i 50  livres  o once  i gros  20  grains. 

9 1 6.  Sel  Ammoniac.  Sa  pefanteur  Ipécifique  a été  trouvée  14530. 
Le  pouce  cube  devroit  donc  peler  7 gros  3 8 grains  ; & le 
pied  cube  101  livres  1 1 onces  2 gros  63  grains. 
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9 17»  Nitre.  Sa  pefameur  fpccifique  a été  Irouvcc  ipooo.  Le 
pouce  cube  devroir  donc  peler  i once  1 gros  6 1 grains  ; 
& le  pied  cube  i 3 3 livres.  ' 

pt8.  Nitre  ^iKuiiwiguhiire.  Sa  peCmteiir  fpécifîque  a été  trouvée 

1 8694.  Le  pouce  cube  devroit  peler  i once  i gros  5 o grains; 
& le  pied  cube  130  livres  13  onces  3 gros  jp  grains. 

pip.  Sel  admirable  de  Claubcr.  Sa  pelimleur  fpécifique  a'  été 
trouvée  12460.  Le  pouce  cube  devroit  peler  i once  3 gros 
47  grains  ; & le  pied  cube  1 57  livres  3 onces  4 gros  i 2 grains. 

pio.  Alun.  Sa  pefanteur  fpéciHque  a été  trouvée  17 140.  Le 
pouce  cube  devroit  peler  i once  o gros  64  grains  ; & le 
pied  cube  i ip  livre.'  rj  onces  5 gros  32  grains. 

pu.  Borax.  Sa  pelântcur  Ipécilique  a été  trouvée  17200.  Le 
pouce  cube  devroit  peler  i once  o gros  6 6 grains  ; & le 
pied  cube  120  livres  6 onces  3 gros  14  grains. 

P 2 2 . Sel  fe'datif  J Homberg.  Sa  pelanteur  fpécilique  a été  trouvée 

.14797.  Le  pouce  cube  devroit  peler  7 gros  48  grains;  & 
le  pietWcube  103  livres  9 onces  2 gros  8 grains. 

923.  Sel fébrifuge  de  Sylvius.  Sa  pefanteur  Ipécilique  a été  trouvée 
1 8 3 6 5.  Le  pouce  cube  devroit  pefer  i once  i gros  3 8 grains; 
&le  pied  cube  128  livres  8 onces  7 gros  3 grains. 

924.  Sel  de  vitriol.  Sa  pelanteur  fpécifique  a été  trouvée  ipooo. 
Le  pouce  cube  devroit  pefer  i once  1 gros  61  grains;  & 
le  pied  cube  133  livres. 

p2  J,  Vitriol  blanc.  Sa  pefanteur  Ipécilique  a été  trouvée  1 9000. 

Le  pouce  cube  devroit  peler  i once  i gros  6 1 grains  ; & 
le  pied  cube  i 3 3 livres. 

Sel  Polychrejle.  Sa  pefiinteur  fpécifique  a été  trouvée 

2 1 4 1 o.  Le  pouce  cube  devroit  pefer  i once  3 gro.s  7 grains  ; 
& le  pied  cube  149  livres  13  onces  7 gros  26  grains. 

927»  Sel  de  Prunelle.  Sa  pefanteur  fpécifique  a été  trouvée 
21480.  Le  pouce  cube  devroit  peler  i once  3 gros  i o 
grains;  & lé  pied  cube  i 30  livres  5 onces  6 gros  6 grains. 

928.  Tartre  crud.  Sa  pefanteur  fpécilique  a été  trouvée  18490. 
Le  pouce  cube  devroit  peler  i oiice  i gros  42  grains;  & 
le  pied  cube  129  livres  6 onces  7 gros  3 grains. 
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Tartre  vitriole'.  Sa  pefanteur  fpccifiqiie  a élé  trouvée 
2 2p8o.  Le  pouce  cube  devroit  pefer  i once  3 gros  66 
grains;  & le  pied  cube  160  livres  13  onces  6 gros  6 grains. 

Tartre  émétique.  Sa  pefanteur  (péciiique  a été  trouv«5e 
22460.  Le  pouce  cube  devroit  pefer  1 once  3 gros  47 
grains;  & le  pied  cube  i 57  livres  3 onces  4 gros  1 2 grains. 

Crème  de  Tartre.  Sa  pefanteur  fpécifique  a été  trouvée 
ipooo.  Le  pouce  cube  devroit  pefer  i once  i gros  61 
grains;  & le  pied  cube  133  livres. 

Sel  volatil  de  corne  de  Cerf.  Sa  pelànteur  Ipécifique  a 
été  trouvée  i4p6o.  Le  pouce  cube  devroit  pefer  7 gros 

5 J grains  ; & le  pied  cube  1 04  livres  1 1 onces  4 gros 
1 2 grains. 

Sel  de  Saturne.  Sa  pefanteur  fpécifique  a été  trouvée 
23P53,  Le  pouce  cube  devroit  peler  1 once  4 gros  30 
grains;  & le  pied  cube  167  livres  10  onces  j gros  64 
grains. 

Sucre  blanc.  Sa  pefanteur  Ipécifique  a été  trouvée  f6o6o. 
Le  pouce  cube  devroit  pefer  i once  o gros  24  g«iins  ; & 
le  pied  cube  1 1 2 livres  6 onces  5 gros  j 5 grains. 

CHAPITRE  II. 

Bois. 

M.  Musschenbroek,  craignant  avec  railôn  que  l’eau 
ne  pénétrât  les  bois  pendant  qu’il  les  y peferoit , les  a en- 
duits d’une  matière  g^allè  avant  de  les  plonger  dans  l’eau. 
Mais  on  voit  bien  que  ce  procédé  ajoute  du  poids  au  bois , 

6 augmente  lôn  volume  réel , & même  Ion  volume  appa- 
rent ; car,  en  pareil  cas,  l’eau  ne  s’applique  qu’imparlaite- 
ment  â la  furface  du  bois:  cela  eft  trop  fujet  à erreur, pour 
compter  lûr  l’exaéb'tude  des  réfultats.  Et  quand  ces  réfultats 
lèroient  exaéls , ils  ne  le  lèroient  que  pour  les  morceaux 
qu’on  a éprouvés  : car  les  différentes  parties  des  arbres  ont 
des  pefanteurs  fpécifiques  dillerentes. 

Chêne  de  foixante  ans.  Le  morceau  éprouvé  a été  pris  dans 
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le  cœur  de  l’arbre.  Sa  pelânteur  Ijst'cifique  a ^ic  trouvce 
1 1700.  D’où  il  fuit  que  le  pouce  cube  devroit  peler  6 gros 
5 grains;  & le  pied  cube  8i  livres  14  onces  3 gros 
14  grains.  . 

P3^*  Liège.  Je  Ibupçonne  que  ce  n’ell  pas  le  bois  qu’on  a 
éprouvé,  mais  l'écorce;  c’ell-^ire , cette  partie  dont  on 
fait  les  bouchons.  Sa  pelânteur  fpccilîque  a été  trouvée  2400. 
Le  pouce  cube  devroit  donc  pefer  i gros  18  grains;  de  le 
pied  cube  1 6 livres  i 2 onces  6 gros  29  grains. 

P 3 7*  Orme.  Le  morceau  éprouvé  a été  pris  dans  le  tronc  de 
l'arbre.  Sa  pelânteur  rpécilique  a été  trouvée  -6/ 1 o.  Le 
pouce  cube  devroit  pefer  3 gros  3 j grains  ; & le  pied  cube 
4,6  livres  1 5 onces  4 gros  1 2 grains. 

P38.  Frêne.  Le  morceau  éprouvé  a été  pris  dans  le  tronc  de 
l’arbre.  Sa  pefanteur  Ipécifique  a été  trouvée  8450.  Le  pouce 
cube  devroit  pefer  4 gros  27  grains;  & le  pied  cube  jp 
livres  2 onces  3 gros  1*4  grains. 

P3P*  Hêtre.  11  n’ell  pas  dit  de  quelle  partie  de  l’arbre  étoit 
le  morceau  éprouvé.  Sa  pelânteur  fpécifique  a été  trouvée 
8520.  Le  pouce  cube  devroit  peler  4 gros  30  grains;  & 
le  pied  cube  5p  livres  10  onces  1 grps  66  grains. 

P40.  Aune.  J’ignore  encore  de  quelle  partie  de  l’arbre  étoit 
le  morceau  éprouvé.  Sa  pefanteur  Ipécihque  a été  trouvée 
8000.  Le  pouce  cube  devroit  pefer  4 gros  1 1 grains;  & 
le  pied  cube  56  livres. 

P41.  Érable.  Le  morceau  éprouvé  n’ell  encore  point  connu 
non  plus  que  les  fui  vans.  Sa  pefanteur  IpéciHque  a été  trouvée 
75  JO.  Le  pouce  cube  devroit  peler  3 gros  66  grains;  & 
le  pied  cube  5 2 livres  1 3 onces  4 gros  5 8 grains. 

P42.  Noyer  de  France.  Sa  pefanteur  hsécifique  a été  trouvée 
67 1 o.  Le  poucç  cube  devroit  peler  3 gros  3 j grains  ; & 
le  pied  cube  46  livres  i j onces  4 gros  1 2 grains. 

P43.  Jlrru/r.  Sa  pefanteur  fpécihque  a été  trouvée  j8jo.  Le 
pouce  cube  devroit  pefer  3 gros  2 grains  ; & le  pied  cube 
40  livres  i j onces  1 gros  43  grains. 

P44.  FtHeul,  Sa  pelânteur  Ipécihque  a été  trouvée  6040.  Le 
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pouce  cube  devroit  pefêr  3 gros  9 grain  ;;  & le  pied  cube 
42  livres  4 onces  3 gros  60  grains. 

Sitjiin  nuile.  Sa  pefanteur  IjiJcilique  a été  trouvée  5500. 

Le  pouce  cube  devroit  peler  2 gros  6 1 grains  ; & le  pied 
cube  38  livres  8 onces. 

Stipitr  femcUc.  Sa  pcfanteur  rpéci-Oquc  a été  trouvée  4980. 

Le  pouce  cube  devroit  pefer  2 gros  42  grains;  & le  pied 
cube  34  livres  13  onces  6 gros  6 grains. 

Peuplier.  Sa  pelânteur  fpéjilique  a été  trouvée  3830.  Le 
pouce  cube  devroit  peler  i gros  7 1 grains  ; & le  pied 
cube  26  livres  12  onces  7 gros  49  grains. 

Peuplier  hlmc  dEfp<tpne.  Sa  pelânteur  Ipécilique  a été 
trouvée  5294.  Le  pouce  cube  devroit  peler  2 gros  54 
grains;  & le  pied  cube  37  livres  o once  7 gros  3 i grains. 

Pommier.  Sa  pefanteur  rpccilique  a été  trouvée  7930.  Le 
pouce  cube  devroit  pefer  4 gros  8 grains  ; & le  pied  cube 

33  livres  8 onces  i gros  20  grains. 

Poirier.  Sa  pelîinleur  Ipécilique  a été  trouvée  6610.  Le 
pouce  cube  devroit  pefer  3 gros  3 i grains;  & le  pied  cube 
46  livres  4 onces  2 gros  40  grains. 

Coii'iia£ier.  Sa  pefanteur  Ipécilique  a été  trouvée  7030, 

Le  pouce  cube  devroit  pefer  3 gros  47  grains;  & le  pied 
cube  49  livres  3 onces  4 gros  38  grains. 

Nejjlier.  Sa  pelânteur  Ipécilique  a été  trouvée  9440.  Le 
pouce  cube  devroit  peltr  4 gros  64  grains;  & le  pied  cube 
66  livres  i once  2 gros  17  grains. 

Prunier.  Sa. pelânteur  Ipécilique  a été  trouvée  7830.  Le 
pouce  cube  devroit  [sefer  4 gros  3 grains  ; & le  pied  cube 

34  livres  i 3 onces  i gros  43  grains.  - 

Olivier.  Sa  pelânteur  Ipécilique  a été  trouvée  9270.  Le 
pouce  cube  devroit  pefer  4 gros  3 8 grains  ; & le  pied 
cube  64  livres  14  onces  i gros  66  grains. 

Cerijier.  Sa  pefanteur  Ipécihque  a été  trouvée  7130.  Le 
pouce  cube  devroit  pefer  3 gros  3 i grains  ; & le  pied  cube 
30  livres  o once  6 gros  29  grains. 

Coudrier  o\x  Noifeiier,  Sa  pefanteur  fpécifique  a été  trouvée  . . . 
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îéJooo.  Le  pouce  cube  devroit  pefer  3 gros  8 grains;  6c 
le  pied  cube  42  livres. 

557.  Buis  Be  trance.  b’a  pcfanteur  fpccifique  a ^té  trouvée 
oi’20.  Le  pouce  cube  devroit  pefêr  4 gros  52  grains;  6c 
fe  p;ed  cube  63  livres  13  cnces  3 gros  37  grains. 

^58.  Buis  de  Hollande.  Sa  pefanteur  (pécifujue  a été  trouvée 
13280.  Le  pouce  cube  devroit  peler  6 gros  64  grains; 
& le  pied  cube  p2  livres  i 3 onces  2 gros  63  grains. 
959'  If  de  Hollande.  Sa  pefanteur  fpécifique  a été  trouvée 
7880.  Le  pouce  cube  devroit  peier  4 gros  6 grains;  6c 
le  pied  cube  5 j livres  2 onces  4 gros  3 5 grains. 

5>tfo.  If  J Efpaghe.  Sa  pefanteur  fpécifique  a été  trouvée  8070. 

Le  pouce  cube  devroit  pefêr  4 gros  13  grains;  6c  le  pied 
cube  56  livres  7 onces  6 gros  52  grains. 
p6j.  Cyprès  d' E/pagne.  Sa  pefanteur  fpécifique  a été  trouvée 
6440.  Le  pouce  cube  devroit  pefer  3 gros  24  grains  ; 6c 
le  pied  cube  43  livres  i once  2 gros  17  grains. 
p6z.  Thuya.  Sa  pefanteur  ^cifique  a été  trouvée  3608.  Le 
pouce  cube  devroit  pefer  2 gros  63  grains;  & le  pied 
cube  39  livres  4 onces  o gros  33  grains. 

963.  Grenadier.  Sa  pefanteur  fpécifique  a été  trouvée  13340. 
Le  pouce  cube  devroit  peler  7 gros  i grain  ; 6c  le  pied 
cube  94  livres  1 2 onces  3 gros  60  grains. 

9^4.  Mûrier  dEfpagne.  Sa  pefanteur  fpécifique  a été  trouvée 
8970.  Le  pouce  cube  devroit  pefer  4 gros  47  grains;  6c 
le  pied  cube  62  livres  12  onces  3 gros  9 grains. 

963.  Syringa.  Sa  pefanteur  fpécifique  a été  trouvée  10989. 
Le  pouce  cube  devroit  peler  3 gros  3 o grains  ; 6c  le  pied 
cube  76  livres  14  onces  6 gros  10  grains. 
p66.  Genevrier.  Sa  pefanteur  fpécifique  a été  trouvée  3360. 
Le  pouce  cube  devroit  pefer  2 gros  64  grains;  6c  le  pied 
cube  38  livres  14  onces  3 gros  33  grains. 
p6j.  Laurier  dEfpagne.  Sa  pefanteur  fpécifique  a été  trouvée 
8220.  Le  pouce  cube  devroit  pefer  4 gros  19  grains;  6c 
le  pied  cube  37  livres  8 onces  3 gros  9 grains. 

968.  Carence.  Le  morceau  éprouvé  étoit  de  la  racine.  Sa 
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pe(;inteiir  fpcYifiqiie  a etc  trouvée  7650.  Le  pouce  culte 
devroit  pe(ér  3 gros  70  grains;  & le  pied  cube  53  livres 
8 onces  6 gros  25?  grains. 

p6p.  Vielle.  Sa  pelànleur  fpécifique  a été  trouvée  13270.4.0 
pouce  cube  devroit  pefer  6 gros  63  grains;  & le  pied  cube 
P 2 livres  14  onces  i gros  66  grains. 

P70.  Surent!.  Sa  pelîuiteur  Ipécifique  a été  trouvée  6p50.  Le 
pouce  cube  devroit  pefer  3 gros  43  grains;  &*le  pied  cube 
48  livres  10  onces  3 gros  14  grains. 

Jitfmin  tl'Efpdgne.  Sa  peliinteur  fpécifique  a été  trouvée 
7700.  Le  pouce  cube  devroit  peler  3 gros  71  grains;  & 
le  pied  cube  ^3  livres  .14  onces  3 gros  14  grains. 

P72.  Oityac.  Sa  pefanteiir  fpécifique  a été  trouvée  13330.  Le 
pouce  cube  devroit  peler  6 gros  66  grains  ; & le  pied 
cube  P 3 livres  4 onces  7 gros  4p  grains. 

Ébâtier  d Amérique.  Sa  pelânteur  Ipécifique  a été  trouvée 
133  10.  Le  pouce  cube  devroit  pefer  6 gros  65  grains;  & 
le  pied  cube  p 3 livres  2 onces  5 gros  5 5 grains. 
p^4.  Èicnier  îles  Indes.  Sa  pel.intcur  Ijtécifique  a été  trouvée 
laopo.Le  pouce  cube  devroit  peler  6 gros  ip  grains;  & 
le  pied  cube  84  livres  10  onces  o gros  46  grains. 

PJJ,  Bois  de  Brcjtl  rouge.  Sa  pefanteur  Ipécifique  a été  trouvée 
10310.  Le  pouce  cube  devroit  peler  j gros  25  grains; 
& le  pied  cube  72  livres  2 onces  5 gros  5 5 grains. 
p7<j.  de  Campcche.  Sa  pelânteur  Ipécifique  a été  trouvée 

P 1 3 O.  Le  pouce  cube  devroit  pefer  4 gros  5 3 grains  ; & 
le  pied  cube  63  livres  14  onces  4 gros  3 5 grains. 

PJJ,  Cèdre  fuurrtge.  Sa  pefanteur  fjtécilique  a été  trouvée  5p^o. 
Le  pouce  cube  devroit  peler  3 gros  7 grains  ; & le  pied 
cube  41  livres  i t onces  4 gros  12  grains. 

P J 8.  Cèdre  de  Pidefiine.  Sa  pelânteur  fjiécifique  a été  trouvée 
6130.  Le  pouce  cube  devroit  peler  3 gros  13  grains; 
& le  pied  cube  42  livres  14  onces  4 gros  35  grains, 
pjp.  Cèdre  des  Indes.  Sa  pefanteur  fpécitique  a été  trouvée 
IJ  I 50.  Le  pouce  cube  devroit  pefer  6 gros  jp  grains;  6c 
le  pied  cube  p2  livres  o once  6 gros  2p  grains, 

Bûh 
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980.  Coco.  Sa  pefânteui'  (pécifique  a été  trouvée  10403. 

Le  pouce  cube  devroii  pefer  5 gros  28  grains;  & le  pied 
cube  72  livres  i 3 onces  i gros  6 grains. 
ÿSt,  Lentifque.  Sa  pelânteur  fpécifique  a été  trouvée  8490. 
Le  pouce  cube  devroit  pefer  4 gros  29  grains  ; & le  pied 
cube  5 P livres  6 onces  7 gros  3 grains. 

P 8 2.  Oranger.  Sa  pefanteur  fpécifique  a été  trouvée  7050.  Le 

pouce  cube  devroit  pefer  3 gros  47  grains;  & le  pied  cube 
4P  livres  j onces  4 gros  ;8  grains. 
p8j.  Citronier.  Sa  pefanteur  fpécifique  a été  trouvée  72^3. 
Le  pouce  cube  devroit  peler  3 gros  5 5 grains  ; & le  pied 
cube  50  livres  13  onces  3 grôs  47  grains. 

P84.  Limonier,  Sa  pefanteur  Ipécifique  a été  trouvée  7033. 
Le  pouce  cube  devroit  pefer  3 gros  47  grains  ; & le  pied 
cube  4P  livres  3 onces  5 gros  41  grains. 

985.  Saffafras.  Sa  pefanteur  Spécifique  a été  trouvée  4820. 
Le  pouce  cube  devroit  pefer  2 gros  36  grains;  & le  pied 
cube  33  livres  1 1 onces  6 gros  52  grains. 

Santal  blanc.  Sa  pefanteur  fpécifique  a été  trouvée  1 04 1 o. 
pouce  cube  devroit  pefer  j gros  2p  grains  ; & le 
cube  72  livres  13  onces  7 gros  26  grains. 

Santal  jaune.  Sa  pefanteur  fpécifique  a été  trouvée  8opo. 
Le  pouce  cube  devroit  pefer  4 gros  14  grains;  & le  pied 
cube  5 6 livres  i o onces  o gros  46  grains. 

P 8 8.  Santal  rouge.  Sa  pefanteur  fpécifique  a été  trouvée  11280. 

Le  pouce  cube  devroit  peler  5 gros  6i  grains;  & le  pied 
cube  78  livres  ij  onces  2 gros  63  grains. 

P 8p.  Kinkina.  Le  morceau  éprouvé  étoit  de  l’écorce.  Sa  pelânteur 
fpécifique  a été  trouvée  7840.  Le  pouce  cube  devroit  peler 
4 gros  3 grains;  & le  pied  cube  54  livres  14  once* 
o gros  4^  grains. 
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TABLE  DES  PESANTEURS  SPÉCIFIQUES 

DES  SELS  ET  DES  BOIS. 

CHAPITRE  L 

* 

Sels. . . ‘ 


Espèces  et  variétés. 

PESANTEUR 

triClFlQVE. 

POIDS 
aoUCB  CVBB. 

POIDS 

DU  MED  CUBE. 

«MIC.  gros  gr»ini 

UtrfM  MCCE  gro»  gnlnt. 

212^0. 

1.  3.  1. 

148.  12.  0.  O. 

SI436. 

I.  3.  8. 

150.  0.  1.  20.^ 

14.C  ao. 

0.  7.  38. 

lOI.  I I.  2.  63. 



19000. 

1.  1.  61. 

133.  0.  0.  0. 

Nnre  quadrangulaire 

1 8694. 

1.  1.  50. 

130.  13.  5.  59. 

Sel  admirable  dcGIaaber 

32460. 

I.  3.  47. 

137.  3.V  13. 

17140. 

I.  0.  64. 

II9.  15.  5.  32.. 

17200. 

I.  0.  66. 

120.  , 6.  3.  14. 

Sel  rédatif  d'Hombcrg 

H797- 

0.  7.  48. 

103.  9.  2.  8. 

Sel  fébrifuge  de  Silvioi 

18365. 

I.  1.  38. 

128.  8.  7.  3. 

Sel  de  vitriol 

19000. 

1.  1.61. 

133.  0.  0.  0. 

Vitriol  blanc 

19000. 

1.  t.  61. 

133.  0.  0.  0. 

Sel  polychrelle 

214.10. 

1.  3.  7. 

149.  13.  7.  26. 

Sel  de  prunelle 

U 

00 

0 

1.  3.  10. 

150.  5.  6.  «6. 

Tartre  crud 

1 8490. 

I.  1.  4.2. 

139.  6.  7.  3. 

Tartre  vitriolé 

33980. 

I.  3.  66. 

160.  13.  6.  6. 

Tartre  éméti<{tte 

22460. 

1.  3.  47. 

157.  3.  4.  13. 

Crème  de  tartre.  1 

^ 19000. 

I.  I.  61. 

133.  0.  0.  ,0. 

Sel  volatil  de  corne  de  cerf. . . 

14960. 

0.  7.  55. 

104..  11.4..  12. 

Sel  de  Saturne 

^J9Î3- 

1.  4.  30. 

167.  10.  5.  64. 

Sacre  blanc. 

16060. 

1.  0.  24. 

II3.  6.  5.  55. 

Lil  i; 


Pesanteur  s p éc i f iqu e 
C H A P.l  T R E 11. 
Boh. 
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Espèces  et  vARiixÉs. 

pesanteur 

SP£ciF1Qt'E. 

POIDS 

du 

fOVCE  CUIB. 

POIDS 
ou  PIED  CUBE. 

Chêne  de  60  ans  : le  coeur.  . , 

1 1700. 

PM» 

0.  6.  3. 

«neft  (IM  giAtM. 

81.  14.  3.  14. 

licge * 

‘ 2400. 

0.  1.  18. 

, 16.  12.  6.  29. 

^)rme  ! le  tronc 

6710. 

0.  3.  35. 

46.  13.  4.  12. 

Frêne  ; le  tronc 

8450. 

0.  4.  27. 

39.  2.  3.  14. 

Hêtre 

8520. 

0.  4.  30. 

39.  10.  1.  66. 

Aane 

8000. 

0.  4..  II. 

56.  0.  0.  0. 

Érable 

7ÎÎ°- 

0.  3.  66. 

52.  13.  4.  38. 

Noyer  de  France 

67  1 0. 

0.  3.  33. 

46.  13.  4.  12. 

Saule 

5850. 

0.  3.  2. 

40.  13.  1.  43. 

Filleul , 

6040. 

0.  3.  9. 

42.  4.  3.  60. 

Sapin  mâle, • . • 

5500. 

0.  2.  61. 

38.  8.  0.  0. 

Sapin  femelle, • « • 

4980. 

0.  2.  42. 

34.  13.  6.  6. 

Peuplier 

3830. 

0.  1.71. 

26.  12.  7.  49. 

Peuplier'blanc  d’Efpagne 

5294. 

0.  2.  54. 

37.  0.  7.  31. 

J^omniivT 

7930. 

0.  4.  8. 

33.  8.  I.  20. 

Poirier 

6610. 

0.  3.  31. 

46.  4.  2.  40. 

Coignàdîer.  T 

7050. 

0.  3.  47. 

49.  5.  4.  38. 

Nefliier 

9440. 

0.  4.  64. 

66.  I.  2.  17. 

Prunier  

7830. 

0.  4.  5. 

34.  15.  I.  43. 

Olivier 

9270. 

0.  4.  38. 

64.  14.  I.  66. 

Ccrificr 

7150. 

0.  3.  31. 

30.  0.  6.  29. 

Coudrier  ou  noifetier 

6000. 

0.  3.  8. 

^2.  0.  0.  0. 

Bim  de  France 

'9120. 

0.  4.  32. 

63.  13.  3.  37. 

Buis  de  Hollande.  .«•«••••• 

1 3280. 

0.  6.  64. 

92.  13.  2.  63. 

If  de  Hollande 

7880. 

0.  4.  6. 

33.  2.  4.  33. 

If  d*Efpagnc 

8070. 

0.  4.  13.. 

36.  7.  6.  32. 

Cyprès  d'Efpagne 

6440.  < 

0.  3.  24. 

'43.  1.  2.  17. 

Thuya 

5 6od. 

0.  2.'  6^. 

39.  4.  0.  33. 

Grenadier 

13340. 

0.  7.  1 . 

9a|..  12.  3.  60. 

Mûrier  d’Efpagne.. . . . . .'.  . '. 

8970.’ 

O.- 4;  47. 

62.  12.  3.  9. 
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Suite  du  CHAPITRE  II. 
Bois, 


Espèces  et  variétés. 

PESANTEUR 

SriClFIQVB. 

POIDS 

«fu 

roUCE  CUBE. 

POIDS 

DU  PIED  CUBE. 

Syringa 

10989. 

•M.  |ro* 

0.  5.  50. 

IIvr«l  «ftces  fTM  |r»Iii8. 

76.  14.  6.  10. 

Genévrier 

5560. 

0.  2.  64. 

38.  14.  y.  yy. 

Lâoricr  d'Efpagne.  • • • 

8aio. 

0.  4.  19. 

57-  8-  î-  9- 

Carence  : ia  racine.  • 

7650. 

0.  3.  70. 

33-  8.  6.  29. 

Vigne 

I3Î70. 

0.  6.  63. 

92.  14.  1.  66. 

Sureau» . t • • 

69^0. 

0.  3.  43. 

48.  10.  3.  14. 

Jafinin  d’Efpagne.  • • 

7700» 

0.  3.  71. 

33.  14.  3.  14. 

Gayac 

133J0. 

0.  6.  66. 

93.  4.  7.  49. 

Ébénicr  d’Amérique 

13310. 

0.  6.  65. 

93.  2.  y.  yy. 

Ébénier  des  Indes 

12090. 

0.  6.  19. 

84.  10.  0 46. 

Bois  de  Brefil  rouge 

103  1 0. 

0.  J.  2J. 

72.  2.  y.  yy. 

Bois  de  Campêche, 

9130. 

0.  4.  53. 

63.  14.  4.  33. 

Cèdre  fauvage 

J960. 

0.  3.  7. 

41 . 11.  4.  12 . 

Cedre  de  Palelline 

6 1 30. 

0.  3.  13. 

42.  14.  4.  33. 

Cèdre  des  Indes.  • . ! 

13  150. 

0.  6.  59. 

92.  0.  6.  29. 

Bois  de  Coco 

)«493. 

0.  y.  28. 

72.  13.  1.  6. 

Lemirque. 

84.90. 

0.  4.  29. 

39.  6.  7.  3. 

Oranger 

7050. 

0.  3.  47. 

49.  y.  4.  y8. 

CitTonier 

7263. 

0.  3.  53. 

yo.  13.  3.  47. 

Limonier 

7°Î3- 

0.  3.  47. 

49.  3.  y.  41. 

Saflafras 

^82  0* 

0.  2.  36. 

33.  11.  6.  32. 

Santal  blanc 

10410. 

0.  y.  29. 

72.  13.  7.  26. 

Santal  jaune 

8090. 

0.  4.  14. 

y 6.*  10.  0.  46. 

Santal  rouge. . . . • 

1 1280. 

0.  y.  61. 

78.  ly.  2.  63. 

Kinkina 

7840. 

0.  4.  y. 

34-  '“l-  0-  3^- 

FIN. 
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TABLE  DES  MATIERES. 


Ltf  thiffrts  défigntnt  Us  Numiras  & non  pas  Us  pagts. 

_/4  Albâtre  jaune. ........ 

jaune  de  MaIttie.T 
■jaune  du  royaume  <ie 
Léon.  ' 


LCtDE  arfenical 774 

d'orange 781 

de  ciuon 782 

degroreille 780 

—de  verjus 779 

— des  fourmis T'84 

marin 77} 

nitreux.  • 77^ 


-phofphorique. 


-vitriolique 


_ZZJ 


Acier. ‘ 

Africain.  ( Marbre  dit  I')  582 


Ac ATÉ des  miels  du  Hivre.  19} 
:rT>c  


jarpée 

irilce 

• mouffeufe. 


-onix I 89 

• orientale. ~ T8T 


• ponctuée r 8< 


188. 

vciace.  .••••••• 

ï 87. 

Aicue-marine.  ( Fau/Te). 

44>d. 

>34- 

4<5. 

Aimant  des  Indes 

par 840 

Albâtre  de  Daliaa. .....  450 

de  Lanzaron . . . ^ . 

——de  Montmanse.  . . 4515 
de  Valence . . _41< 


-gris -blanc  de  Coa- 

-jatajT 


mu 


-gris  de  Confufgra. . 44^- 


- gilic  de  Confm'gra . 

-eeilic  de  Malaga  . .~  ^ 
-CL-ilié  de  Valence.  ■ 44.7, 


lli.- 

ÜZi 

4;9- 

444- 

4dAî 


-oriental  abricotveinc 

tir  hljnr 

-oriental  blanc  antique 
-oriental  blanc  demi- 
tranfparcm  . . 


428. 


• oriental  brun  taché 

de  blanc 

-orientai  rougeâtre.. 


—panaché  de  Malaga 


panaché  de  Mai 


iluie. 


- pefant 


-rayé  de  jaune  & de 
Mane  ■ ■ .TTTT 
-rayé  demi  - tranfpa- 
rent  de  Malaga". 
-rayé  opaque  de  Mâ- 

laga  . . 

-rougeâtre  demi-tranT- 
parent  do  PiémontT 
- rougeâtre  opaque  dû 
Piémont  ....  7 
-roux  de  Malaga.  . . 


-roux  opaque. 


-falin  de  Confuégra. 
■ latin  d t.l|)agne.°~ 
t J . . . '. 


-falin  oriental 


-tacheté  de  lanrarnn. 


-veine. 


ilZt 

4»g- 

M 

4â»> 

tLLr 

liA: 

435» 

4itf. 
45  5- 
Ü3* 
441. 
440- 
4âO. 
449- 
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ALBÂTFE.vcincdcConfuigra  4.4.;. 

vitreux 411. 

Alk ALI  fixe  vcgclïl 785. 

volatil  fluor ^86. 

AloÈS  hépatique 897. 

-Aiccotrin 898. 

Alouchi.  ( Gomme).  . . . 869. 

Alouchi.  ( Réfinc  ) 869. 

Alun 920. 

Ambre  gris <593. 

- -gris-noiritre  . . . . . <594* 

jaune  opaque  • <59$. 

- - — jaune  cranfparent.  . 696. 

-  rouge  ..  ^97- 

vert 698. 

A.\tiTHYSTE 142. 

blanche ■43* 

■■  de  Carthagène ....  1 44. 

. deCarthagcne(Faufle)  408. 

——de  Vie 144. 

de  Vie.  ( Faufle  ) . . 408. 

— — - ( F.iufle  ) 407. 

Amiante  eourte 348. 

longue 347. 

Animée  d’oeeid.  (Gomme).  861. 
, . . — d'occident.  ( Rcfine)  8dl. 

- d’orient.  ( Gomme  ; 860. 

d’orient.  ( Rcfine  ).  8 do. 

Antimoine  cellulaire  ( Mine 

d’I 83. 

■ ■ crud 84. 

-  étoilée.  (Mine  d' ).  80. 

( Régule  d’) 79. 

. ■ — .fpéculaire.  (Mine  <T)  82. 

telTulaire.  ( Mine  d' ) 81. 

( verre  d’) 85. 

Arcançon 849. 

Ardoise  neuve 364. 

qui  alfervi  fur  les  toits.  j6j. 
Argent  au  titre  de  la  mon- 

noie de  France. . 12. 

„ au  titre  de  Paris.  . . i i. 

— cornée.  ( Mine  d').  14. 

noire.  ( Mine  d').  . 17. 

■ «■'  pur é.  ...  10. 


Argent  rouge  dcmi-tranfpt- 


rciite.  ( .Mine  d' ) . 15. 

. rouge  opaque. (Mine 

d' ) I d. 

vitreufe.  ( Mine  d’ ) 13. 

Arsenic  blanche.  (Mine d')  93. 

des  boutiques 90. 

écailleufe.  (Mine  d')  87. 


naturelle  de  criflalli- 
fée.  (Chaux  d').  89. 

naturel.  ( Régule  a ) 8d. 

’tuberculeufc.  ( .Mine 


d) 88. 

(Verred') 90. 

Asbeste  étoilé 351. 

■ mûr 3+9' 

non-mûr 3 5 ° • 

Asphalte d9o. 

A SS  A foetida.  . . * 884. 

Avanturine  demi-tranfpa- 

rente 173. 

opaque 174. 

Aune 940, 


B 

6 A NC  du  val  de  Meudon , 
de  la  carrière  de 
Gardy.  ( Petit  ). . di7« 
———franc  de  Châtillon , 

(le  la  carrière  de 

Radit dio. 

——royal da8. 

Baras 831. 

Bazalte  de  la  chauffée  des 

Géants ^47* 

— de  Saint-Tubery . . d48. 

dii  Pierre  de  touche . dyo. 

noir  antique z66, 

prifmatique  d’Au- 
vergne   1^49* 

Bdellium  880. 

Benjoin 8d8. 

BERG-or-zoOM.  (Marbre 

dit) 479- 

B éri  L 


; 
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Béryl «?)• 

Beurre 91 3‘ 

de  Cacao 9°  5* 

BezoARD  occidental..  ..  B.  91  j. 

oriental A.  913. 

Bière  blanche 760. 

rouge 759. 

Bismuth  en  plumes.  ( Mine 

de  ) . . . ^ 9' 

natif <58. 

( Rf-gulc  de  ) . . . . 67. 

fulfureufc  de  Suède. 

( Mine  de  ) . . . . 70. 

Bitume  de  Judée <?90. 

Blanc  de  Baleine.  ......  906. 

Blende 65. 


Bleu  de  montagne 25. 

Bois  de  Brefil  rouge ....  975. 
. de  Campeche.  . . . 97^. 

de  Coco 980. 

Borax 921. 

Bou  RBO  H N 0 !S  antique. 

( Marbre  dit  ) . . 439. 
Brasier i<îo* 


Brèche  d'AIep 4^4. 

■ de  la  carrière  de 

Riela 494* 

■ de  lacarrière  du  voifi- 

nage  de  Cordoue.  549. 

■ ■ - des  carrières  .de  Ca- 

bra  54^. 

w— des  carrières  de  Sa- 
iieda  dans  l'Azca- 

ria 5 do. 

des  carrières  de  Villa- 

mayor  à Sainc- 
lago 501. 


de  Barbefan..  . . 481 . 

grife  d'Italie 583. 

jaune  des  carrières 
de  la  vieille  Caf- 

tille 5 1 1 • 

violette  de  Cènes.  583. 


Brèche  violette  des  carrières 
de  la  vieille  Caf- 

tillc J 12. 

violette  des  Pyré- 
nées   480. 

• violette  d'Italie.  . . 584. 

Brocatelle 491. 

Buis  de  France 9 57. 

de  Hollande 9 5 8. 


c 

Cachibou.  ( Gomme). . 

( Réfine  ) 

Cachou 

Caillou  d'Angleterre, 
nommé  l'ûudJing, 

d'Egypte 

de  Rennes 

herborifé 

olivâtre 

'•  onix 

■■  ■ - -ooliihe  gris  de  la 

Selle 

oolithe  jaunâtre  de 

la  Selle 

panache  du  Limofîn. 

tacheté 

veiné 

Calamine 

Calcédoine 

bleuâtre 

enhydre 

■ hydropliane 

limpide 

onix 

rougeâtre 

veinée.  

Camphre 

Cahacne.  ( Gomme). . . . 

(Réline  ) 

CÈDRE  de  Palclline 

des  Indes 

fauvage 

Cerisier 


832. 

852. 

Spd. 

234. 
2J5- 
232. 
iJÎ* 
2 2 

229. 

230. 
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vieille  Callille  . . 512. 
dit  Brèche  yielelte 


des  Pyrénées.  . . 

480. 

■dit  BrocateUe .... 

491. 

470. 

■ dit  Cipalin 

578. 

dit  Griotte  d' Italie. 

467. 

dit  Griotte  de  Flan- 

dre 

47é. 

• dit  l'Africain 

582. 

dit  Lumachelle  an- 

• • • 

57é. 

>dic  Lumachelle  de 

Chajfenay 

45  8. 

■dit  Ficrreae  Florence 

jaune 

597* 

dit  Pierre  de  Florence 

yate 

598- 

•dit  Porte-or 

573* 

■dit  Ravida  nouveau 

d'Efpagne 

5(f2. 

•dit  Serrancolin  d’Ef- 

pagne 

3S1. 

dit  Serrancolin  mou- 

chêtén  « 

57»- 

dit  Verrette. 

4<î. 

dit  Verrette  nouveau. 

^66. 

grec  violéi 

58.. 

iMARBREgrisàgrandestacIics, 
lie  la  carrière  de 
Robledo  de  Cha- 


vela J 5 8. 

■gris  à petites  taches, 
de  la  carrière  de 
Robledo  de  Che- 

5 57- 

gris-blanc  des  Pyré- 
nées   477. 

•gris  de  la  carrière  de 
San-Pablo 


gris -de-lin  des  car- 
rières de  Valence.  538. 
gris  de  Malthe. . . . 571. 
•gris  de  Norwège.  . 5 87. 
•gris  des  carrières  de 

la  vieille  Callille . 504. 
gris  des  carrières  de 


Moron 543* 

gris  des  carrières  du 
royaume  de  Léon.  497. 
•gris  moucheté  de 

Sibérie 

jaunedeSaint-Ange.  574. 
jaune  de  Sienne.  . . 575. 
• jaune  des  carrières 

d'Arragon 493* 

jaune  des  carrières 
de  Cuença yaé. 


jaune  des  carrières  de 
la  vieille  Callille  . 505. 
jaune  des  carrières 
de  Loyola..  ...  488. 
jaune  des  carrières 
de  Pedro-AlDnor.  524. 
jaune  des  carrières 


de  Valence  ....  533. 
jaune  des  carrières 
de  Villa-mayor  à 

Sant-Iago 499> 

jaune  tacheté  des  car- 
rières de  la  vieille 
Caftille 5oS( 

N n n 


xi;  T A 

M A R B R E jaune  tacheté  des  car- 
rières de  Valence.  534.. 

irabclle  des  carrières 

de  Valence  ....  531. 

. -ifabelle  Ucheté  des 

carrières  de  Va- 
lence  

noir  d'Italie f66. 

noir  de  La  carrière 

d’Urda j 1 8. 

. - — noir  des  carrières  de 

Bifcaye 48a. 

..  — noir  des  carrières  de 

Moron 54-- 

- — noir  des  carrières  de 

Valence 5 3®- 

■ noir  dit  Fetit  anti- 

que  , 5^7- 

noir  & blanc  de  Na- 

473* 

- — noir& blanc  de  Nor- 

wège }86. 

noirft  blanc  des  car- 
rières de  Bifcaye . 484. 

- — noir  & rouge  des 

carrières  de  Bif- 
caye  4^5* 

— noir  raye  de  blanc 

des  carrières  de 
Bifcaye 4^3- 

- ■—  noirâtre  de  la  car- 

rière de  San- Pablo  514. 

■ ■ noirâtre  des  carrières 

dans  le  voifinage 
d'Urda f i p. 

■ noirâtre  des  carrières 

du  royaume  de 

Leon 49^- 

' ' orange  des  carrières 

de  la  vieille  Caf- 
tille J 07. 

- ■ panache  des  carrières 

dans  le  voifinage 

d'Urda 520. 

■■  panache  du  Piémont,  jdp. 


BLE 

Marbre  rouge  des  carrières 
de  Pedro-MOnoz. 
———rouge  des  carrières 

de  Valence 

■rouge  du  Piémont. 
- ■ rouge  tacheté  des 
carrières  de  Va- 
lence . . 

Tigre 

vert  antique 

vert  antique  de  Gre- 
noble  

vert-d'eau 

vert  ’ d'Egypte .... 

vert  de  mer 


-vert  de  Sufe 

-vert  de  Varalle.  . . 

- vert  des  Pyrénées . . 

■ vineux  des  carrières 
de  la  vieille  Caf- 

tille 

-vineux  des  carrières 
de  Valence.  . . . 

- vineux  des  carrières 

de  Villa-mayor  à 

Sant-Iago 

-violet  de  la  carrière 
du  voifinage  de 

Cordoiie 

-violet  de  MalTra.  . 
-violet  de  Rome.  . 
-violet  des  carrières 
deBeleselBIanco. 
-violet  des  carrières 

de  Cuença 

-violet  des  carrières 
de  la  vieille  Caf- 

tille 

-violet  des  carrières 
de  Tortofe.  . . . 
-violet  des  carrières 
de  Valence.  . . . 

- violet  des  Pyrénées. 


524- 

5 3 5- 

ydS. 


53<^- 

474 

390. 

5pr. 

577- 

592. 

593- 
595- 

594- 

Sp6. 


508.. 

5 39- 


300. 


348. 

31^3. 

380. 

33d. 

5V- 


309. 

490. 

340. 

478. 
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Marbre  violet  pâle  des  cir- 
ricres  de  la  vieille 

Caftillc 510. 

violet  lâcheté  des 

carrières  de  Va- 
lence  54' • 

Marcassite  cubique. ...  68j. 

des  Incas 68q.. 

du  Dauphiné....  68z. 

Mastic 854. 

Mercure.  ( Chaux  naturelle 

de) 98. 

coulant 97. 

précipite fe.  . . 99. 

précipité  rouge.  . . 100. 

Mica  blanc 3 5 d. 

—jaune 357. 

■noir 35^’ 


' -noir  criflalliré, 
Mine  d’Antimoine  cellu- 
laire   

— d'Antimoine  étoilée. 

■ ■ d’Antimoine  fpécu- 

lairc  

■ • d'Antimoine  telTu- 

lairc 

• 'd’Argent  cornée..  . 

• d’Argent  noire . . . 
d' A rgent  rouge  demi- 

tranfparente.  . . . 
— — d'Argcnt  rouge  opa- 
que  

--  - ■ • d'Argcnt  vitreiife . . 
— — d'Arlenic  blanche. . 
— — — d’Arfcnic  écailleufe. 

— ■ ■ d'Arfcnic  tubercu- 

leufe 

“ d’étain  blanche . . . 

■ d’Ëtain  noire.  . . . 

■ d’Etain  rouge.  . . . 

de  Bifinuth  en  plu- 
mes   

' * ' de  Bifmuth  fulfu- 

reufe  de  Suède . . 

— - " • de  Cuivre  jaune. . 


359- 

83. 

80. 

82. 

81. 
>4- 
17- 

IJ- 

1 6, 
'3- 

V’ 

87. 

88. 
55- 
54- 
53- 

<59. 

70. 

*3- 


Mine  de  Cuivre  foyeufe . . 

de  Fer  bleue  de 

Suède 

de  Fer  cubique..  . 

de  Fer , dite  IFV/- 

fram 

———de  Fergrifcdc  Suède 

de  Fer  hépatique.  . 

———de  Fer  lenticulaire. 

de  Fer  noire  de 

Suède 

——de  Fer  odaèdre.  . 

de  Fer  prifmatique. 

de  Fer  fpathique.  . 

de  Fer  Tpcculairc.  . 

de  Nickel 

de  Plomb  blanche.. 

de  Plomb  blanche 

vitreufe 

—————de  Plomb  cornée.  . 

de  Plomb  cubique. 

■ ' - de  Plomb  noire. . . 

de  Plomb  rouge.  . . 

de  Plomb  verte.  . . 

de  Zinc 

Miroir  d’Afne 

Mispickel 

Molasse 

Molybdène 

Monbain.  ( Gomme  ) . . . . 

Mûrier  d’EFpagne 

Myrrhe 


N 

Naphte 

Nefflier 

Nickel.  ( Aline  de) 

( Régule  de  ) . . . . 

N ITR  E 

quadrangulaire  . . . 

Noisetier 

Noyer  de  France..' 

N n n ij 


xiij 

14- 

3 (5. 
39- 

3'- 

37- 

40. 

33* 


35 

34 

38 

3* 

95 

6i 


61 

58 

57' 

do 

6) 

59 
<5 

386 


93 

I do 


pd, 

892. 

9d4, 

879, 


dpa. 

952. 

95- 

94. 

917, 

9 1 8. 

95d. 

942. 
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ULir.  -DF.-CHAT  gris.  . ; . 
— — cle-chat  jaane.  . . . 

■ ' — dc-chat  morc-dorc . 

■ de-chat  noirâtre..  . 

. ■■-de-loup 

dc-poilTon 

' du  monde 

Oliban 

OtIVIER 

Opale 

OPHITE 

Opium 

OPOPANAX 

O A au  titre  de  l’orfcvrcric 

de  Paris 

———au  titre  de  fa  mon- 
' noie  de  France.  . 

- au  titre  des  bijoux. 

■ de  la  monnoie  d’An- 

gleterre  

——de  la  monnoie  d’Ef- 

, 

• —de  la  monnoie  de 

France  du  règne 

de  Louis  XIII.. 

■ ■ - de  la  monnoie  de 

Hollande 

■ ■ de  la'  monnoie  de 

Portugal 

' pur 

Oranger 

Orme 

Orpiment  natif  feuilleté. . 


»75 

176 


'77. 

178. 


«79 
I 80 
200 
878 


181. 

283, 

900. 

88d, 


2. 


3 

9 

5 

6. 


4- 


8. 


7- 

I. 

982. 

9Î7- 

91. 


P 


X âte  de  SeborI 166. 

PfRiDOT 270. 

Perle  vierge  orientale..  . . i 82. 
Petit  ^miiijue 567. 


Petit  banc  du  val  Je  Meu- 


don , de  la  carrière 

de  Gardy ixy, 

• ' ■ jaune  de  Saxe.  ( Por- 
celaine dite  ).  . . £74. 

laitdeVachecIarifiv.  837. 

Pétrole 

PÉTRosiLEX  blanc 220. 

rougeâtre 221. 

veiné 222. 

Peuplier 947. 

—— blanc  d'Efpagne..  . 9^8. 


Pierre  à faulx  à grain  fin 

d’Auvergne. . . . 37J. 

àfaulx  â grain  moyen 

d’Auvergne. . . . 37^. 

â /aulx  â gros  grain 

d'Auvergne.  ...  373. 

â faulx  de  Liège.  . 377, 

â faulx  de  Lorraine.  37(5. 

â fufil  blonde.  . . . 223. 

â fufil  noirâtre.  . . 2 2.3.. 

â lancette 2 39- 

à plâtre 378, 

à polir  demi-douce,  370. 

à polir  douce }7«* 

——à  polir  rude }<^9- 

— — — à polir  fableufc . . . 3^9. 

â polir  verte J7** 

â rafoir  blanche...  347. 

■ â rafoir  noire  & 

blanche 3^8. 

d’Arcueil 609. 

d’Azur 321. 

d’Azur  de  Sibérie..  323. 

d’Azur  orientale  . . 322. 

d’Yvry 6}6. 

• de  Bologne 394* 

de  Chaillot 623, 

■■  - de  'Château  Saint- 

Ange ^39» 

——de  Chcrence  ....  633. 
de  Cûme. . • . . . . 338. 
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Pierre  de  Conflans  Sainte- 
Honorine  , • dite 
Banc  royal.  . . . di8. 
. ■ de  Conflans  Sainte- 

Honorine  , qui 
tient  au  banc  royal  dap. 
———de  corne 319. 

■ de  croix 271. 

. de  Florence  jaune. . 5 97. 

■ de  Florence  verte. . 598. 

——de  Gannclon  , a.* 

banc ^31- 

■ de  Labrador 170. 

- de  Lambourde,  de  la 

carrière  de  Cha- 
vaDcl  à côté  de 

Bicêtre do/. 

» - I.  ..  . de  Lambourde,  du 
côte  de  Gentilly. 
de  la  carrière  de 
M.  Maugin.  . . . dod. 
«■  de  Lard 343’ 

- de  liais  , de  la  car- 

rière de  Madame 
Ricateau dl4. 

■ de  liais  du  fond  de 

Bagneux , de  la 
carrière  de  Char- 
les de  VefTe ....  d t d. 

■ de  liais  du  fond  de 

Bagneux  , de  la 
carrière  de  Ma- 
dame Ricateau.  . dt3. 

■ de  liais  du  fond  de 

Bagneux  , de  la 
carrière  de  M. 

. Ory diy. 

■ ' ■ ne  Notre-Dame..  d3i. 

- de  PafTy , près  Ton- 

nerre  ^43. 

— — — de  poix  brun  - ver- 
dâtre  E.  d4  5. 

•—de  poix  jaune..  .B.  643. 

- de  poix  noirâtre.  D.  d4  3 . 

■  de  poix  noire. ..  A.  643. 


Pierre  de  poix  olivâtre.  F. 

de  poix  rouge. . . C. 

de  Saillancourt,  iroi- 

lième  banc 

de  Saint-Cloud  . . . 

de  Saint- Germain , 

deuxième  banc . . 
——de  Saint-Leu,  de  la 
carrière  de  Mail- 
let  

' ■ - de  Saint-Leu , de  la 
carrière  de  Notre- 

Dame 

— de  Saint-Leu , de  la 
carrière  de  Saint- 

Leu  

de Saint-Maor.  . . . 
——de  Saint -Nicolas , 
cinquième  banc.. 

de  Saint-Nom. . . . 

—de  Tonnerre 

de  Touche 

——de  Trouhaine.  . . . 

de  Vaugirard , dite 

Clicard,  de  la  car- 
rière de  Brachet . 

' de  Vergelet  de  grain 

hn 

■ ■ — de  Vergelet  du  plus 

gros  grain 

——de  Vctcuil 

de  VoNic 

des  bois  de  Ton- 
nerre   

des  carrières  de 

Bourc 

des  mortiers  de  Pline 
dite  Banc  franc  de 
Châtilhn , de  la 
carrière  de  Radit. 

■ dite  Fctit  banc  du 

val  de  Meuden , 
de  la  carrière  de 
Cardy 
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xv; 

Pierre  dite  Reeht  de  Châ- 
tillen , de  U car- 
rière de  Brachet.  d 1 1 . 
——dite  Rcche de  Saint- 

Nam 6z6. 

I du  val  de  Meudon , 

dite  Clicard , de 
la  carrière  d'Ou- 

cliain dao. 

fine  de  Vaugirard  • . daz. 

fine  du  val  de  Alcu- 

don,  de  la  carrière 

de  Gardy dtp. 

»■  ' grolTière  du  fond  de 
fiagneux , de  la 
carrière  de  M. 

Brunet di2. 

—L— haute,  de  la  plaine 
du  faubourg  S.'- 

Marcel do8. 

' haute , du  val  de 

Meudon  , de  la 
carrière  de  Gardy.  di8. 

■ ' herboriféede  France  599. 

— — herborifee  de  la  car- 
rière de  Colme- 


itar doo 

meulière.,  t 225 

■ noire. . . . » jdd 

noire  de  Strabon . . 2dd 

■ obfidienne d^-y 

ollaire  feuilletée  de 

Suède 3^5 

ollaire  feuilletée  du 

Dauphiné 344 

' ■ pefante 392 

■——ponce ■ d44 

■ ■ porc  grife 418 

■ porc  noire + ' 9 

Platine  brute  fondue.  ...  19 

'■  ■ en  grenailles 18 

- purifiée 20 

Plomb. jd 

■ blanche.  (Mine  de),  dt 


Plomb  blanche  vitrenfe. 

( Mine  de  ) . . . . di. 

cornée.  ( Mine  de  ).  5 8. 

cubique.  ( Mine  de).  57. 

noire.  ( Mine  de). . do. 

—— rouge.  ( Mine  de  ).  d3. 

verte.  ( Mine  de  ).  , 59. 

Plombagine  d'Allemagne. 

d’Angleterre 3 do. 

Poirier 95°> 

Pommier 949. 

Porcelaine  ancienne  de 

Saxe <>73  • 

i couleur  de  bois  du 

Japon 6^6. 

de  Chantilly d7o. 

de  France dd3. 

de  la  Chine d//. 

de  la  Reine dd5» 

de  Limoges d/i. 

de  Monfeigneur  le 

comte  d'Artois. . dd/. 

de  Monfeigneur  le 

ducd’Angoulcme  668. 

de  Monfieur 666. 

de  Saint-Cloud.  . . 66p. 

de  Vienne  en  Au- 
triche  d72, 

dite  de  Pierre  de  la 

Chine 6y8i 

dite  Petite  jaune  de 

Saxe <^74» 

dure  de  Sèves.  ..  . dd4. 

dure  du  Roi.  ....  dd4. 

moderne  de  Saxe. . 67^. 

tendre  de  Sèves ..  . dd3. 

tendre  du  Roi.  ..  . 66'^. 

Porphyre  rouge 272. 

rouge , dés  carrières 

du  voifinage  de 

Cordoue 274. 

rouge,  du  Dauphiné.  27d. 

— vert . 27?.. 
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DES  MAT 

PoBPHYREvert,  descarrières 
du  voitinage  de 
Cordoue 

Porte- OR 573" 

POUDPINC ^34- 

Prase 3Â±1 

PRÉciPiTÉ/>er/e.  (Mercure).  99. 

'■■■  rouge.  { M ercure  ) . i o o . 

Prunier 

Pyrite  arfenicale 23j 

■ — cuivreufe cubique.  . 

- . -cuivreufe des  Incas . 684. 

- — cuivreufe  du  Dau- 

phine  1^82. 

- letrugineufe  cubi- 

que   ^85. 

- ferrugineufe  de 

Domingue  ....  66y. 

- - ferrugineufe  ronde. . dSd- 


Q 


UARTX  crillallirc 147. 

crinallifc  rouge- 

brun  149. 

en  malTe 148. 

fragile i % z. 

gf“ LÜJ 

laiteux i to. 


.R 

R AV  I D A nouveau  d’Ef- 

pagne 562. 

RfALCAR 

Régule  d’Antimoine 79. 

' d’Arfenic  naturel . . 8d. 

— — de  Blfmuth. .....  67. 

———de  Cobalt 71. 

■■  ■ de  Nickel 

de  Zinc 

Résine  Alouchi 

Animé  d'occident.  8(5 1. 

' Animé  d'orient...  8do. 
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Résine  blanche  du  Pin.  • . 848. 

Cachibou 8 J 2. 

Caragne 870. 

commune 847. 

copale  de  la  Chine.  ^8. 

copale  de  Madagaf- 

857- 

' • co|>aIe  opaque ....  8 5 é. 

copale  tranfparente.  856. 

de  Gayac 86}. 

de  Jalap 864. 

élallique 871. 

EIcmi  859. 

jaune  du  Pin  ....  848. 

lacque 866. 

— — — ( Poix-  ) 847. 

Tacamaque 867, 

Roche  de  Chàtillon,  de  la 
carrière  de  Bra- 

chet La 

- de  Saint-Nom. . . . 626. 

Roucou 902, 

Rubis  balais iii. 

du  Brcfil 1 1 2a 

(Faux) 400. 

oriental 109. 

fpinelle no. 

1 

iSafre  lavé.. 77. 

Sacapenum 874. 

Sandarac 85}. 

Sanc-dracon '86j. 

Santal  blanc 986. 

jaune.  987. 

rouge 988. 

Saphir  d'eau 141. 

———du  Brefil ixr. 

du  Puy I 20. 

( Faux  ) 40  t. 

oriental î 1 8. 

oriental  blanc ....  1 1 9. 

Sapin  femelle 946. 

— — mîde 94Î* 
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Sarcocolle.  .T* 
Sardoine  blonde 
herborifee  . 


■ noiralie . 


- pâle 

-pondluce. 

■ pure  . . • 
-veinée.  ■ . 


Sassafras 

Saturnite A. 

Saule 

SCAMMONÉE  d’Alep 

-de  Smyrnc 


Schiste  commun 

fuperieur  aux  bancs 

d'Ardoife 

SCHORL  cruciforme 

noir  en  mafTe 

. noir  prifmalique  en- 

ncaèdre 

———noir  prifmalique  en- 
néaedre  , tranfpa* 

tent 

I noir  prifmalique  cn- 

ncaédre , tranfpa- 

rent 

■ ■'  noir  prifmalique 

hexaèdre 

■ --noir  prifmalique  oc- 
taèdre. ....... 

— — noir  fpathique.  . . . 

vert , dit  Émeraude 

du  Breftl 

——vert  du  Dauphine.. 

. ^ .vert  - jaunâtre  , dit 

Piridet 

' violet  du  Dauphiné. 
Sel  admirable  de  dauber. 


T A 

885. 
a I O. 
214. 
21  5. 
213. 

210. 

211. 
209. 
Z I 2. 
983. 

63. 

9+â- 

881. 

88z. 

3^2. 


BLE 


3(53. 

271. 

z66. 


z6z. 


z6y 


2(14. 

zCo. 


a^i . 
zd  J. 


269. 

2dS. 


; 


-ammoniac 

-de  Prunelle 

-de  Saturne 

' de  Vitriol 

■ fébrifuge  de  Sylvius. 

■ Gemme 


270. 

267. 

9»9- 
91  d. 
927. 

93Î- 
924. 
923. 
91  d. 


Sel  marin.. T T.'.  914. 

Polychrefle 92d. 

fédaiif  d’Homberg.  922. 

volatil  de  corne  de 

Cerf 


932. 

278, 


28  r. 


277- 

282. 


279. 


33d. 


Serpentin  jaune 

noir,  dit  Varie/ile, 

du  Dauphine.  . . 

vert 

—— vendu  Dauphine.. 

■ — violet 

violet  du  Dauphin'c.  280 

Serpentine  demi  - tranfpa- 
renle,  du  Dauphi- 
ne   338, 

■■  ■ ' ' ■ demi  - tranfparente 

fibreufe 337, 

■ ■ demi  - iranfparente 
grenue.  ...... 

opaque  tachée  de 

noir  & de  blanc. . 

' opaque  tachée  de 

noir  ft  de  gris.  . 
———opaque  tachée  de 
rouge  & de  jau- 
nâtre   

■ ■ opaque  veinée  de 
noir  & d'olivâtre. 

- opaque  veinée  de 

rouge  & de  noi- 
râtre   

opaque  vert-foncé  , 

des  carrières  de 
Grenade 

- ■ opaque  verte  d’Italie, 

dite  Caire  des 

Florentins 328. 

--  opaqueverledes  car- 

I ières  de  G renade,  334. 
Seerancolin  d’Efpagne.  . jdi. 
moucheté J7^* 


330. 


3 33' 


33'- 


33S* 


Smalt 78. 

Soufre  fondu d8i; 

natif d8o. 


Spath  Adamamin 17a. 

SPAitt 
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XIX 


DES  MATIÈRES. 


SrATH  «»î«»ire,  connu  fous  le 


nom  de  fies  ferri. 

4.ZO. 

calcaire  prifmatique. 

4'3- 

calcaire  prifmatique 

& pyrimiilal, . . . 

41 6. 

calcaire  puant  gris. 

dit  Pierre  - verc 

f'/' 

4.8. 

ciicaire  puant  noir. 

dit  Pierre  - pere 

noire ; . . 

419. 

calcaire  'pyramidal  , 

dit  Dent  Je  Ce- 

ehen 

4»7- 

calcaire  rhomboïdal 

de  France 

4>4' 

calcaire  rhomboïdal, 

dit  Criflal  Jlf- 

lande 

4M- 

étincelant  blanc . . . 

166. 

■ étincelant  bleu,  dit 

Pierre  Je  Laira- 

Jar 

170. 

'étincelant  de  la 

Chine.'. 

172. 

étincelant  rougeâtre. 

1 6-^, 

étincelant  tranfpa- 

rcnt 

17t. 

étincelant  vert.  . . 

1(38. 

étincelant  vert  A 

blanc 

idp. 

■fluor  blanc 

399* 

-fluor  ' bleu 

403. 

■fluor  bleu-verdâtre. 

40(3. 

fluor  d’Angleterre. . 

409. 

fluor  d Auvergne.  . 

4X0. 

■ fluoren  flalaélite,  dit 

Albâtre  vitreux.. 

411. 

■fluor  jaune 

402. 

400. 

401. 

•fluor  rouge  oélacdre. 

-fluor  vert.  N.  . . . . 

403. 

'fluor  vert  oélaèdre. 

404. 

407. 

•fluor  violel;pourpic. 

408. 

Spath  perlé 

pefant  blanc ..... 

— — pefant  en  Aalaéliie, 
dit  Aliâire  pefant. 
'■  ■ ■ pefini  en  ubie. . . . ’ 

pefant  gris,  dit  Pierre 

Je  Bclogne,  . . . 

I ■ - pefant  oélacdre . . . 
pefant  rhomboîdaL 

Stalactite  opaque 

tranfparente 

Stlatite  de  fiareiih..  . . . 

Storax. 

Sttrax 

Suc  d' Acacia. 

— — d'Arec 

de  RcgiilTe 

SucciN  jaune  opaque 

jaune  Uanfparent . . 

' rouge. 

vert . ......... 

Sucre  blanc 

Suif 

Sureau 

Stnofle 

Syrikca 


T 

TTacamaqub.  { Rcline^. 

Talc  de  Mofcovie. 

Talcite 

Tartre  crud. 

——émétique 

■ ■ ■ ■ vitriolé 

TéRésENTHlNE  liquide.  . . 
Terre  cuite  brune  de  la 

Chine 

Thuya 

Tilleul 

Topaze  blanche  de  Saxe.  . 

I"  d'occident 

de  Bohème.. . . . . 

— de  Saxe 

——du  BreUl 


412- 

393* 

398. 

397- 


394- 

39d. 

393' 

422. 

42t. 

339' 

835. 

855. 

894. 

895- 

893- 

«95. 

<597. 

<398. 


934. 

910. 

970. 

259- 

9«5. 


8 <37. 
3 34- 
33  3- 

928. 
930. 

929. 
788. 

«379. 
•961. 
944. 
•I 17. 
140. 
140. 
1 1 C. 
ttf. 
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Topaze  enfumce  de  Bohème  145- 

{ FaufTe  ) 40». 

- ■ ' — orientale ' ‘ 3' 

pilUche  orientale  . II4- 

Tourmaline  de  Ceylan.  . adj. 
. d’EFpagne  & du 

Tirol atÎ4. 

Trapp î*o. 

Tuncsten J 91. 


V 

\^ARlotiTE  du  Dauphiné.,  a 8a. 
Verde  di  Corlïcaduro.  . . itfp. 

Vermeille 12;. 

Verre  animal 661. 

——blanc ^54. 

- -bleu  du  Cobalt.  . . 78. 

« ■ — commun  des  vitres.  65J. 

.■  ' • d'Antimoine 85. 

, ..  d'Arfenic 90. 

■ ■ de  Borax 660. 

« des  Bouteilles ....  d ; a. 

» I --minerai dda. 

vert  des  vitres ...  . d5}. 

Verrette.  ( Marbre  dit).  . 4^5. 
. nouveau.  ( Marbre 

dit  ) 4dd. 

Vigne pdp. 

Vin  de  Bordeaux 75  >> 

■ de  Bourgogne ....  747. 


M A T Ê I R E S. 

Vin  de  Champagne  blanc 

moulTeux 75 

de  C'onllance.  ...  758. 

——de  Jurançon 75*. 

de  Malaga 7jj, 

de  Maivrûfic  de  Ma- 
dère  7 $6. 

— — de  Pakaret 753* 

— — deToltay 757* 

——de  Xerea 75+*  • 

■ — des  Torrins,  blanc.  749. 

des  Torrins,  rouge.  748. 

Vinaigre  blanc 77d. 

' diflillc 777- 

radical 778. 

ro“ge 775* 

Vitriol  blanc paj. 

Urine  humaine 838. 

WOLTRAM.  ( Mine  de  fer 

dite) 31. 

Z 

2jÉolite  compaéle 327. 

— — — criflallifée 3ad. 

— - étincelante  blanche.  323. 
— 'étincelante  rouge , 

d'ÆdcIfors  ....  3 24. 

Zinc.  ( Mine  de  ) dj. 

— ( Régule  de  ) . . . . d^. 


Fm  dt  fa  Table  des  Maùires. 
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Additions  et  corrections. 

Pag*  JO,  J’AI  plac£ , fous  le  n.®  31  , le  Wolfram  parmi  le» 
mines  de  ferj  en  effet  il  en  contient.  Mais  M.'*  EIhuiâr, 
Minéralogilles  efpagnols , ont  fait  connoitre,  par  une 
fuite  d’expériences  très-bien  faites  , que  le  Wolfr:m  cil 
un  demi-métal  particulier  qui , dans  fa  mine  , fe  trouve 
combiné  avec  22  centièmes  de  manganaifc  , 13-;  cen- 
tièmes de  chaux, de  fer  & 2 centièmes  de  quartz.  Les 
Minéralogilles  pcnfent  auffi  que  la  pierre  pcfante  ou 
Tvngflen,  que  j’ai  placé  fou»  le  B.*  jpz,  page  17}  , 
cil  le  Wolfram  pur,  & qui  n'efl  combiné  ni  avec  la 
manganaifc  ni  avec  le  fer.  J'ignore  ce  qui  en  ell  : je  fai» 
feulement  que  la  grande  pefanteur  de  cette  pierre  tend 
à faire  croire  qu’elle  contient  une  fubllanty  métallique. 
Page  Jt , ligne  t6.  i gros  17  gnint.Jifei  O gros  ij»  grain» 

341  livre»j/;/ei  327  livre» 

Ibid ligne  JJ,  il  gros  » lifei  3 gros  J de  grain , 

Pag*  /*.  lig.  22.  7 gcot  ilifei  5 gros 
Page  6 P , lig.  6.  24^  ligne»  ; /i/ej  24^  livre» 

Page  6f  , lig,  g.  2 gros  j lifei  5 gro» 

Page  !OJ.  lig.  J g.  -fi;  lifei 

Page  toi,  tg.  ÿ.  42-^;  A/cî  42  T^'grain»: 

Page  7/4,  lig.  g.  Bouley  J lifei  Boulée 
Page  12g.,  lig.  JO.  fragmens  de  SchorI;  Ayê^fragmens,  deSchorI, 
Page  tJ7.  t'g-  }2.  9*JOîS  l'f*l  9*3°  î 
Page  tjj  , lig.  JO.  Il  once»  t gro»  43  grain»;  lifei  10  once» 
7 gros  58  grains 

Page  2tg . lig.  JO.  3 gros;  lifei  4 gro» 

P “g*  2J  I , lig.  4,  I O j de  long  j A/êj  i o ÿ lignes  de  long, 

Page  2 f O,  lig.  Jt.  3 gros;  lifei  o gros 

Page  2S7 , lig.  gernière,  SaiurnilÀ;  lifei  Saturnile. 

Page  J2J,  lig.  74.  Il  6.  4.  42.  5;  lifei  iid.  4.  2.  40. 

Ligne  gernière.  lyj.  1 j.  26.  J ilifii  ijy.  ij.  a. 


é 


Digitized,  by  Google 


Page  38S , lig.  33.  4 0"c«î  + «fo» 

i-i? • ’1“  Galii  or....  10819.  o.  5.  54»  Hfei  Galipot... 

10819.  5*  4‘f- 

Page  ^38 , lig‘  31-  Bdellium...  i }7I7;  lifei  Bdellium...  1 1 377. 
Page  ^f3  , Hg-  dernière,  54.  14.  o.  3<}  Ufei  54.  14.  0.46. 
Page  y,  première  eelannt,  lig.  dernière.  Flos  FERRI...  42  ilifei  Flo* 
TERRI...  420. 

Page  Kliij  ! première  colonne , lig.  dernière,  Gemme..  91^1 

lifei  - — ■ Gemme. . . . 91  J. 


Extrait  des  Registres 

De  P Académie  royale  des  Sciences,  du  Novembre  syS^, 

M."  Dadbenton  & Sage,  Comminâircs  nomméi  par  l'Aea* 
demie  , pour  examiaer  un  Ouvrage  intitule  Pefanteur  fpècifque  des 
Corps , par  hi.  Brisson  , en  ayant  fait  leur  rtpport , l’Académie  i 
|ugé  cet  Ouvrage  digne  de  fon  approbation. 

Je  fouj^gné  certifie  te  préfent  Extrait  conforme  à toriginal  & 
au  Jugement  de  t Académie.  A Paris  ce  Zo  Novembre  sy8y  , le 
M."  DE  Cor  B eue  ET. 


Avis  au  Relieur, 

Les  deux  Planches  doivent  être  placées  à la  fin  de 
f explication  des  figures , S 3^' 
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